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AVANT-PROPOS 


DB  LA   SEPTIÈME   ÉDITION. 


M.  Guibouri  avait  depuis  longtemps  déjà  projeté  de  publier 
une  nouvelle  édition  de  V Histoire  Naturelle  des  Drogues  sim- 
ples lorsque  la  mort  Ta  surpris  :  il  avait  réuni  sur  un  exem- 
plaire de  son  livre  quelques  annotations  et  quelques  indica- 
tions qu'il  se  proposait  de  développer.  Cet  exemplaire  a  servi 
pour  le  travail  actuel. 

Chargé/ en  1867,  du  soin  de  revoir  la  sixième  et  aujour- 
d'hui la  septième  édition,  je  devais  m'efTorcer  de  lui  laisser 
son  caractère  et  n'y  apporter  qu'avec  une  respectueuse  ré- 
serve les  modifications  rendues  nécessaires  par  les  études 
des  pharmacologistes  français  et  étrangers  dans  les  vingt 
dernières  années. 

Je  savais,  ainsi  que.l'a  dit  M.  Dumas  (1),  que  ce  la  science 
et  l'expérience  d  de  M.  Guibourt  lui  donnaient  sur  ces  ques- 
tions «  une  autorité  particulière  »  ;  je  savais  avec  quel  soin 
minutieux  l'auteur  a  revu  chacune  des  éditions  qui  se  sont 
succédé,  vériGant  ses  descriptions  sur  les  pièces  originales, 
recommençant  des  analyses  déjà  faites,  améliorant  toujours 
son  œuvre  de  prédilection. 

Je  n'avais  donc  qu'à  m'inspirer  de  son  esprit  pour  tâcher 
de  conserver  à  cette  œuvre  tous  les  avantages  qui  l'ont  fait 
estimer  et  rechercher  :  c'est  dans  cette  pensée  que  j'ai  enre- 
gistré pour  ainsi  dire  les  derniers  progrès  de  la  sciencç,  que 
j'en  ai  développé  les  acquisitions  nouvelles. 

Le  tome  1",  qui  comprend  la  Minéralogie^  n'a  guère  reçu 
que  quelques  additions  de  détail,  en  raison  même  du  peu 

(1)  Voyez  Codex  medicamentarius^  Pharmacopée  française,  Paris,  1866,  p.  26. 
Introduction  par  M.  J.  Dumas,  président  de  la  Commission. 
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d^importancc  des  applications  nouvelles  de  cette  science  à 
rhistoire  des  médicaments  :  cependant,  dans  la  partie  qui 
traite  des  eaux  minérales,  outre  quelques  articles  nouveaux, 
j'ai  cru  devoir  remplacer  les  analyses  anciennes  par  des 
analyses  plus  récentes  exécutées  avec  plus  de  rigueur  et  de 
précision  et  publiées  officiellement  sous  les  auspices  deTAca- 
demie  de  médecine  (1). 

Pour  les  tomes  II  et  IIl^  qui  embrassent  l'ensemble  de  la 
Botanique^  je  n'ai  négligé,  dans  la  révision  que  j'ai  entre- 
prise, aucune  des  questions  qui  présentaient  un  intérêt  au 
point  de  vue  des  études  pharmaceutiques  :  je  ne  saurais  ici 
tout  citer  ;  je  mentionnerai  seulement  les  sujets  sur  lesquels 
s'est  plus  particulièrement  portée  mon  attention,  en  faisant 
suivre  cette  momenclaturedu  nom  des  auteurs  auxquels  j'ai 
emprunté  les  matériaux  de  ces  additions  : 

Champignons  (Boudier). 

Ergot  du  seigle^  du  blé,  du  diss  (Tulasne,  Leperdriel,  Lai- 
lemant). 

Sorgho  {ioulié). 

Farines  {falsification  des)  (Moitessier). 

Vératrine  (Schaffner,  Merck). 

Scille  (Marais). 

Aloes  (Smith  et  Stenhouse). 

Saisepareil le  {Bergj  Cauvet,  Wigand). 

Cardamome  (Hanbury,  F.  Daniell). 

Vanille  et  Coumarine  (Gobley). 

Matico  (Marcotte,  Bentley). 

Storax  (Hanbury). 

Houblon  (Personne). 

Gomme  d*Euphorbe  (0.  Berg,  Fluckiger). 

JSTama/a  (Hanbury,  Fluckiger). 

Daphnées  (Gueilliot,  Swenger). 

Cascarille  (Daniell). 

Bolâo  et  Boldine  (Vernes). 

Mannes  (Berthelot,  Buignet). 

Loganiacées  (Bureau). 

^  (1)  Bulletin  de  VAcadime  de  médecine.  Paris,  V  octobre  183C  à  déc.  187U 
vol.  ia-8. 
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Bicin  (Bouis). 

Aristoloches  (Bâillon). 

Rhubarbes  (Fero,  Bâillon). 

Semen-Contra  (Berg). 

Chameleon  bla$ic  (Lefranc). 

Ipecaciumha  (Triana). 

Assafœtida  (Borszczow). 

Eucalyptus. 

Cousso  et  Musenna  (Eug.  Fournier,  Courbon). 

Gommes  (MohI). 

Baume  du  Pérou  et  de  Tolu  (Hanbury). 

Encens  et  Myrrhe  (Hanbury,  Vaughan,  Berg,  Léon  Mar- 
chand). 

Bedoul  (Riban). 

Jaborandi  (Bâillon). 

Cresson  (Chatin). 

Opium  (Smith,  Gastinel,  Délia  Suda,  Réveil). 

Fève  de  Calabar  (Vée). 

Batanhia  (Gotton). 

Copal  (Daniell). 

Quinquinas.  L'histoire  des  quinquinas  demandait  une 
étude  nouvelle,  en  raison  des  matériaux  de  première  impor- 
tance accumulés  dans  ces  dernières  années  par  MM.  Weddell, 
Howard,  Phœbus,  Flûckiger,  Rampon,  Triana,  etc.  J*ai  cru 
devoir  la  reprendre  tout  entière  en  lui  donnant  pour  base 
le  travail  que  j'avais  déjà  publié  en  1864  (1). 

J*ai  apporté  le  même  soin  à  la  révision  du  tome  IV,  qui 
comprend  la  Zoolçgie^  et  parmi  les  questions  étudiées  à  nou- 
veau dans  ces  dernières  années  je  citerai  les  suivantes  : 

Musc  (Âlph.  Mil  ne  Edwards). 

Huiles  de  poisson  (L.  Soubeiran,  Derocque,  etc). 

Sangsues  (Moquin-Tandon,  Gratiolet). 

Huîtres  (Davaine). 

Entozoaires  (Davaine,  Van  Beneden). 

Jn/usoires  (Balbiani). 

Toutes  ces  additions  ne  portent  aucune  atteinte  au  plan 

(I)  G.  Planchon»  des  Qw'nquinat,  Thèse  d'agrégation,  ParU,  1864. 
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primitif  de  l'ouvrage  ;  le  texte  ne  se  trouve  nulle  part  inter- 
rompu :  le  nouveau  n'est  séparé  de  Tancien  que  par  des 
crochets  [  ]  qui  indiquent  les  limites  des  intercalations. 
Je  signalerai  encore  Taddition  d'un  certain  nombre  de  figures 
nouvelles  et  la  distinction  établie  dans  le  choix  de  deux  carac- 
tères typographiques^  l'un  plus  fort,  l'autre  plus  compacte, 
selon  qu'il  s'agissait  de  ce  qui  constitue  le  sujet  même  du 
livre,  ou  de  détails  soit  purement  botaniques,  soit  d'impor- 
tance secondaire. 

Dans  le  cours  de  mes  études,  j'ai  beaucoup  appris  avec 
ï Histoire  naturelle  des  Drogues  simples  ;  appelé  aujourd'hui 
à  remplacer  M.  Guibourt  dans  sa  chaire  de  TËcole  de  Phar- 
macie, je  serais  heureux  si  mes  efiforls  pouvaient  coutinuer 
à  cet  ouvrage,  devenu  classique  depuis  un  demi-siècle,  un 
succès  justement  mérité,  et  faire  profiter  les  générations  nou- 
velles de  ce  livre  qui  a  déjà  formé  plusieurs  générations  de 
praticiens  et  d'élèves. 


G.  PLANCHON. 


10  novembre  1875- 


ELOGE  DE  G.  GUIBOURT 

PRONONCÉ 

A  LA  SËANCB  SOLENNELLE  DE  L'ÉCOLE  ET  DE  LA  SOCIÉTÉ  DE  PHARMACIE 

LE   15  NOyEMBRE   1871 
par    M.    BUIGNET 


Messieurs, 

Parmi  les  hommes  qui  ont  contribué  aux  progrès  des  sciences 
pharmaceutiques,  il  n'en  est  aucun  qui  ait  travaillé  avec  plus 
d'ardeur,  et  qui  ait  laissé  parmi  nous  des  regrets  plus  vifs,  que 
l'homme  excellent  dont  je  vais  essayer  de  vous  retracer  l'histoire. 
Tour  à  tour  pharmacien,  professeur  à  l'École  supérieure  de  phar- 
macie de  Paris,  membre  de  l'Académie  de  médecine,  membre  et 
deux  fois  président  de  la  Société  de  pharmacie,  M.  Guibourt  nous 
offre  l'exemple  d'un  savant  modeste  que  Téclat  de  la  renommée 
n'a  jamais  ébloui  ;  qui,  dévoué  tout  entier  à  la  pratique  du  bien 
et  au  culte  de  la  science,  ne  s'est  laissé  distraire  de  son  objet  par 
aucun  soin  étranger,  dont  le  zèle  n'eut  jamais  besoin  d'être  excité 
par  la  louange,  et  qui  ne  connut  jamais  de  plus  grand  plaisir  que 
celui  de  faire  une  observation  utile  ou  de  découvrir  une  vérité 
nouvelle. 

Nicolas-Jean-Baptiste-GaslonOuiBOURT  naquit  à  Paris,  le  2  juil- 
let 1790.  11  flt  ses  études  sous  la  direction  de  son  père,  chef  d'ins- 
titution rue  de  Gourcelles,  et  montra,  dès  son  enfance,  celte  dou- 
ceur de  mœurs  et  cette  aptitude  au  travail  qui  furent  toujours  les 
principaux  traits  de  son  caractère.  Lorsque,  ses  humanités  ter- 
minées, il  lui  fallut  faire  choix  d'un  état,  il  se  décida  sans  hési- 
ter pour  la  pharmacie  qui  convenait  à  son  goût  pour  l'étude.  Il 
eut  la  bonne  fortune  d'être  admis  en  apprentissage  dans  l'officine 
de  H.  Boudet,  qui  passait,  à  juste  titre,  pour  un  des  pharmaciens 
les  plus  distingués  de  la  capitale.  C'est  sous  ce  maître  habile  qu'il 
apprit  l'art  de  manipuler,  de  composer  les  mélanges,  de  préparer 
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les  médicaments,  détails  sans  lesquels  les  praticiens,  les  plus  re- 
nommés d'ailleurs,  sont  quelquefois  privés  des  ressources  les  plus 
importantes,  détails  peut-être  un  peu  trop  négligés  de  nos  jours 
où  les  jeunes  pharmaciens,  entièrement  adonnés  aux  grandes 
théories  de  la  science,  daignent  à  peine  songer  aux  procédés  de 
la  pharmacie  pratique. 

Le  genre  de  talent  qui  devait  un  jour  illustrer  M.  Guibourl  n'é- 
chappa pas  à  la  sagacité  de  M.  Boudet.  Encouragé  par  les  sages 
avis  qu'il  en  reçut,  le  jeune  élève  prolongea  le  temps  de  ses  étu- 
des et  ne  tarda  pas  à  marquer  ses  débuts  par  de  brillants  succès 
Nommé  successivement  interne  à  THôtel-Dieu  de  Paris,  directeur 
de  la  pharmacie  de  l'annexe  à  la  Pitié,  aide-directeur  de  la  phar- 
macie centrale  des  hôpitaux  civils  et  chef  des  magasins  dans  le 
même  établissement,  il  se  trouva  environné  de  richesses  pharma- 
ceutiques qu'il  apprit  à  connaître,  et  qui  lui  suggérèrent  la  pre- 
mière idée  de  son  Histoire  des  drogues.  En  iSiO,  à  peine  âgé  de 
vingt  ans,  il  remporta  les  deux  premiers  prix  de  chimie  et  de  phar- 
macie à  l'École  de  Paris.  Il  les  reçut  ici  môme,  dans  une  cérémo- 
nie semblable  à  celle  qui  nous  réunit  aujourd'hui,  au  milieu  des 
applaudissements  publics  dont  il  était  déjà  digne,et  qu'il  enten- 
dait pour  la  première  fois. 

Lorsqu'en  1816,  il  dut  prendre  ses  grades  pour  l'exercice  delà 
pharmacie,  il  pensa  devoir  à  ses  antécédents  et  à  lui-même  de  mar- 
quer sa  réception  par  une  thèse  inaugurale.  La  position  qu'il  occu- 
pait à  la  pharmacie  centrale  l'avait  misa  même  de  préparer  tous 
les  médicaments  galéniques  et  chimiques  destinés  à  l'approvision- 
nement des  hôpitaux.  Il  ne  fut  donc  pas  embarrassé  de  trouver  le 
sujet  de  thèse  qui  lui  était  nécessaire  :  celui  auquel  il  s'arrêta  fut 
r Étude  des  combinaisons  que  forme  le  mercure  avec  Poxygène  et  avec 
le  soufre.  Quelques-unes  de  ces  combinaisons  l'avaient  particuliè- 
rement frappé  par  leur  apparence  et  leur  peu  de  stabilité,  et  c'est 
pour  dissiper  tous  les  doutes  sur  leur  véritable  nature  qu'il  insti- 
tua les  expériences  les  plus  nombreuses  et  les  plus  variées. 

Le  succès  dans  les  sciences  physiques  ne  tient  pas  seulement  au 
zèle  de  ceux  qui  s'en  occupent,  il  tient  encore  et  surtout  k  ce  que 
Ton  sait  mettre  en  œuvre  la  méthode  expérimentale  qui  conduit 
à  la  vérité.  C'est  celte  méthode  que  M.  Guibourt  employa  de  la 
manière  la  plus  heureuse  dans  ce  travail,  et  c'est  elle  aussi  qu'il 
mit  toujours  en  pratique  dans  ses  travaux  ultérieurs.  Sa  thèse  se 
recommaude  à  la  fois  par  le  nombre  des  expériences  et  par  l'im- 
portance des  résultats  qu'elle  renferme.  11  prouva,  par  la  manière 
brillante  dont  il  la  sputint,  qu'il  possédait  déjà,  dès  cette  époque. 
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des  nolioDS  précises  sur  la  chimie  et  sur  les  découvertes  nouvelles 
dont  elle  s'était  successivement  enrichie. 

A  peine  en  possession  de  son  titre,  M.  Guibourt  s'empressa 
d'ouvrir  une  officine.  Il  ne  chercha  point  à  éblouir  le  public  par 
de  brillants  dehors.  Située  au  fond  d'une  cour  de  la  rue  Feydeau, 
sa  pharmacie  ne  pouvait  guère  attirer  que  ceux  qui  connaissaient 
la  valeur  personnelle  du  titulaire.  Mais  son  désir  était  moins  d'ar- 
river à  la  fortune  que  de  satisfaire  son  goût  pour  la  science. 
Aussi,  tout  en  ne  négligeant  rien  des  soins  qu'exige  un  premier 
établissement,  poursuivit-il  ses  études  sur  toutes  les  branches  des 
connaissances  pharmaceutiques.  Il  s'y  livra  avec  tant  d'ardeur,  et 
ses  recherches  devinrent  tellement  multipliées,  qu'il  serait  vrai- 
ment impossible  devons  en  présenter  ici  un  tableau  complet.  Épars 
dans  les  différents  recueils  ou  journaux  scientifiques,  tous  ces  mé- 
moires, si  variés  par  les  sujets  qu'ils  traitent,  ont  une  qualité 
commune,  celle  de  concourir  au  perfectionnement  de  l'art  et  à 
la  considération  scientifique  du  pharmacien. 

Lorsque  j'ai  essayé  de  diviser  en  plusieurs  classes  les  nombreu- 
ses productions  de  M.  Guibourt,  j'ai  vu  qu'il  avait  porté  successi- 
vement son  attention  sur  la  chimie,  la  physique,  la  toxicologie. 
l'histoire  naturelle  médicale,  la  pharmacie.  J'ai  donc  pensé  qu'il 
était  possible  de  réduire  à  ces  différents  chefs  toutes  les  découver- 
tes de  ce  savant. 

Ceux  de  ses  mémoires  qui  se  rapportent  à  la  chimie  proprement 
dite,  embrassent  la  chimie  minérale,  la  chimie  organique,  la  chi- 
mie animale. 

M.  Guibourt  avait  à  peine  présenté  sa  thèse  sur  les  composés 
oxygénés  du  mercure  qu'il  publiait  des  remarques  fort  importan- 
tes sur  le  carbonate  de  potasse,  autrefois  nommé  ntVre  fixé  par  le 
tartre.  Les  détails  qu'il  donne  sur  la  préparation  de  ce  sel  renfer- 
ment une  critique  judicieuse  et  parfaitement  fondée  des  propor- 
tions dans  lesquelles  on  a  employé  jusqu'ici  les  deux  éléments 
qui  concourent  à  le  former.  Mais  ce  que  cette  note  renferme  de 
particulièrement  utile,  c'est  cette  observation  confirmée  par  l'expé- 
rience qu'un  simple  changement  dans  les  conditions  de  tempéra- 
ture amène  un  changement  considérable  dans  la  nature  du  produit 
obtenu.  La  formation  du  cyanure  de  potassium  en  quantité  d'au- 
tant plus  grande  que  la  chaleur  est  plus  élevée  montre  combien 
il  importe  que  les  pharmaciens  observent,  dans  leurs  préparations, 
jusqu'aux  moindres  détails  des  procédés  qui  s'y  rapportent. 

Un  peu  plus  tard,  M.  Guibourt  faisait  connaître  des  résultats 
très-intéressants  sur  Varsenic  et  ses  composés^  sur  l'eau  de  cnstallisa' 
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tion  des  sels  de  soude,  sur  \sl  purification  du  nitrate  d'argent, ^11  mon- 
traity  dans  les  publications  relatives  à  ces  divers  sujets  :  que  les 
sulfures  d'arsenic  préparés  artificiellement  contiennent  parfois 
jusqu'à  96  pour  100  d'acide  arsénieux;  que  le  sulfate  et  le  carbo- 
nate de  soude,  pris  à  l'état  cristallisé  et  exposés  tous  deux  dans 
un  air  sec,  y  perdent  des  proportions  d'eau  bien  différentes,  le 
premier  de  ces  sels  devenant  complètement  anhydre,  tandis  que 
le  second  retient  obstinément  les  30  centièmes  environ  de  l'eau 
qu'il  contenait  originairement.  11  montre  enfin  qu'à  l'aide  d'un 
procédé  aussi  simple  que  facile,  on  peut  enlever  au  nitrate  d'ar- 
gent jusqu'aux  dernières  traces  de  cuivre  qui  s'y  trouvent  con- 
tenues. 

Les  recherches  de  tlode  dans  turine  ont  été  pour  M.  Guibourt 
l'occasion  de  signaler  une  particularité  très-importante  de  ces 
sortes  d'analyses,  à  savoir  la  combinaison  que  forment  certains  élé- 
ments minéraux  avec  les  liquides  de  l'organisme,  l'état  de  dissi- 
mulation où  ils  s'y  trouvent,  et  la  nécessité  où  l'on  est  de  détruire 
la  matière  organique  elle-même,  si  on  veut  rendre  leurs  réactions 
manifestes. 

L'étude  de  la  matière  sucrée  du  miel,  faite  en  1821,  c'est-à-dire 
à  une  époque  où  nos  connaissances  sur  les  sucres  étaient  fort  peu 
avancées,  n*a  pas  eu  seulement  pour  résultat  de  confirmer  les  idées 
de  Proust  sur  la  nature  de  ce  principe  et  sur  les  différences  qu'il 
présente  avec  le  sucre  de  canne  ;  elle  a  montré,  en  outre,  l'étendue 
des  variations  que  cette  matière  sucrée  peut  subir  suivant  la  na- 
ture des  végétaux  qui  croissent  dans  les  contrées  habitées  par  les 
abeilles. 

L'examen  qu'il  fit,  en  1813,  du  procédé  Indiqué  par  M.  Pelouze 
pour  la  préparation  du  tannin^  l'a  conduit  à  reconnaître  que 
réthcr  pur  est  impropre  par  lui-même  à  dissoudre  cette  subs- 
tance et  que  l'emploi  de  l'éther  aqueux  est  indispensable  au 
succès  de  l'opération.  Il  a  pu  constater  ainsi,  en  pratiquant  le 
procédé  dans  les  conditions  les  plus  convenables,  que  la  propor- 
tion de  tannin  contenue  dans  la  noix  de  galle,  était  beaucoup 
plus  considérable  qu'on  ne  l'avait  annoncée. 

Tous  ces  faits  étudiés  avec  conscience,  et  présentés  avec  clarté, 
annoncent  un  esprit  éminemment  observateur  que  préoccupe 
avant  tout  Tintérêt  pratique  des  questions  qu'il  traite.  C'est  ce 
même  esprit  qui  se  révèle  dans  l'étude  patiente  et  minutieuse 
que  M.  Guibourt  a  faite  de  la  Pepsine  à  l'occasion  d'un  rapport 
dont  il  avait  été  chargé.  On  connaissait  depuis  longtemps  les 
merveilleuses  propriétés  de  ce  principe  ;  mais  la  diversité  des 
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modes  de  préparation  le  présentait  aux  usages  médicaux  avec  des 
qualités  tellement  variables,  que  les  médecins  ne  pouvaient  plus 
compter  sur  refficacilé  de  son  action.  M.  Guibourt  compare  tous 
les  procédés  jusque-là  décrits  ;  et,  mettant  à  proflt  les  avantages 
particuliers  que  chacun  d'eux  renferme,  il  les  résume  en  un  pro* 
cédé  unique  qu'il  soumet  au  contrôle  de  l'expérience.  La  néces- 
sité de  titrer  la  pepsine  ofOcinale,  l'emploi  de  la  Ûbrine  comme 
moyen  d'en  apprécier  la  valeur,  l'influence  des  divers  acides 
pour  en  déterminer  ou  en  exalter  les  effets,  celle  que  l'amidon  peut 
exercer  dans  son  mélange  avec  le  produit  de  la  préparation  pour  for- 
mer une  pepsine  amylacée  neutre  ou  acide,  tels  sont  les  sujets  d'é- 
tude que  M.  Guibourt  a  abordés  résolument,  et  dont  il  a  cherché 
la  solution  par  la  voie  de  l'expérience.  Le  Codex  de  1866  a  sanc- 
tionné les  résultats  de  cet  important  travail. 

Quoique  H.  Guibourt  ne  se  soit  point  occupé  de  physique  pure, 
on  trouve  dans  la  plupart  de  ses  travaux,  des' applications  de 
cette  science.  Nous  devons  signaler  parmi  les  principales  : 

Un  travail  sur  la  densité  des  huiles  volatiles; 

Des  observations,  faites  en  commun  avec  M.  Bouchardat,  sur 
les  propriétés  topiques  des  Térébenthines  et  de  leurs  essences^  obser- 
vations desquelles  il  résulte  que  le  pouvoir  rotatoire  des  huiles 
volatiles  est  souvent  très-instable,  la  simple  distillation  suffisant 
pour  en  modifier  le  sens  et  l'énergie  ; 

Des  remarques  sur  la  densité  des  corps  poreux  et  sur  les  erreurs 
auxquelles  on  est  assujetti  dans  sa  détermination,  lorsqu'on  ne 
tient  pas  un  compte  sufûsant  du  volume  apparent  et  du  volume 
réel; 

Un  mémoire  sur  le  Tabaschir^  dans  lequel  il  met  en  évidence 
tous  les  caractères  physiques  de  cette  singulière  concrétion,  Tac- 
croissement  de  volume  qu'elle  prend  au  contact  de  l'eau,  la  trans- 
parence qu'elle  y  acquiert,  la  faiblesse  de  son  indice  de  réfrac- 
tion comparée  à  sa  forte  densité,  anomalie  qu'il  signale  en  passant 
et  dont  il  donne  la  juste  explication. 

En  plus  d'une  circonstance,  M.  Guibourt  a  eu  à  s'occuper  de 
recherches  relatives  à  la  toxicologie.  En  4829,  il  fut  désigné 
conjointement  avec  MM.  Henry  et  Denis,  pour  examiner  des 
matières  suspectes  dans  un  cas  présumé  d'empoisonnement.  Dans 
les  recherches  auxquelles  il  se  livra  comme  rapporteur,  il  put 
constater  non-seulement  Facide  arsénieux  qui  était  le  poison 
soupçonné,  mais  un  sel  que  le  commerce  y  môle  frauduleuse- 
ment, le' sulfate  de  baryte. 

Plus  tard,  il  publia  des  observations  sur  F  hydrate  de  peroxyde 
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de  fer  considéré  comme  contre-poison  de  Tarsenic,  observations 
qui  ont  une  valeur  réelle,  quoique  leur  importance  pratique  ait 
beaucoup  diminué,  depuis  que  M.  Bussy  a  signalé  les  avantages 
attachés  à  l'emploi  de  la  magnésie  calcinée. 

En  1830,  il  vériGa  un  fait  qui  avait  déjà  été  annoncé,  mais 
qui  paraissait  contraire  aux  prévisions  de  la  chimie,  à  savoir  que 
l'arsenic  contenu  dans  le  bismuth  du  commerce  passe  dans  le 
sous-nitrate  obtenu  par  précipitation,  et  communique  à  ce  sel 
les  propriétés  toxiques  que  l'observation  lui  a  souvent  reconnues. 

La  matière  médicale  ou  l'histoire  naturelle  des  médicaments 
a  été,  de  la  part  de  M.  Guibourt,  l'objet  d'une  étude  toute  spéciale 
à  laquelle  il  s'est  livré  dès  le  début  de  sa  carrière  sciçntifique,  et 
vers  laquelle  il  s'est  trouvé  porté  plus  tard  par  la  nature  même 
de  son  enseignement.  C'est  à  cette  branche  des  connaissances 
pharmaceutiques  que  se  rattachent  ses  mémoires  les  plus  nom- 
breux et  les  plus  importants.  En  parcourant  les  divers  auteurs 
qui  avaient  écrit  sur  la  matière  médicale,  il  avait  été  frappé  du 
vague  qui  régnait  encore  dans  la  description  de  certains  médica- 
ments môme  très-usités,  et  c'est  dans  le  but  de  préciser  nos  con- 
naissances sur  leur  origine,  leur  nature  et  leurs  caractères  dis- 
tinclifs  qu'il  s'est  livré  aux  recherches  les  plus  patientes,  aux 
investigations  les  plus  minutieuses.  Il  a  pu,  en  travaillant  dans 
cette  direction,  réformer  beaucoup  d'erreurs,  ramener  à  une 
dénomination  commune  des  substances  considérées  avant  lui 
comme  distinctes,  et  établir  au  contraire  une  distinction  judi- 
cieuse et  fondée  entre  des  substances  qu'on  avait  regardées  jusque- 
là  comme  identiques. 

Dans  les  nombreux  écrits  qu'il  a  publiés  sur  Vopiumy  sur  le 
quinquina^  sur  la  scammonée,  sur  lejalap,  sur  la  rhubarbe,  il  s'est 
attaché  surtout  à  caractériser  les  espèces  commerciales  et  à  mettre 
le  pharmacien  en  mesure  de  reconnaître  les  produits  de  bonne 
qualité.  Aussi  décrit-il  avec  le  plus  grand  soin  toutes  les  proprié- 
lés  physiques  ou  organoleptiques  appartenant  à  chacune  de  ces 
substances.  Dans  ces  mémoires,  comme  dans  tous  ceux  qu'il  a 
publiés  sur  la  matière  médicale,  il  a  toujours  allié  les  connais- 
sances du  chimiste  avec  celles  du  naturaliste.  M.  Guibourt  aimait 
beaucoup  la  chimie,  à  laquelle  il  avait  consacré  ses  premières 
études  ;  il  en  suivait  la  marche  avec  le  plus  vif  intérêt.  Mais  ce 
n'était  pas  sans  une  certaine  inquiétude  qu'il  voyait  la  tendance 
de  la  médecine  à  s'emparer  de  ces  découvertes,  et  à  remplacer 
les  matières  premières  par  les  principes  actifs  que  la  chimie  en 
aTiii  séparés.  Dans  sa  pensée,  la  morphine,  la  quinine,  ne  repré- 
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sentaient  qu'une  partie  des  effets  de  l'opium  et  du  quinquina  ;  et 
cette  opinion  qu'il  exprimait  à  une  époque  déjà  éloignée  de  nous, 
la  chimie  elle-même  s'est  chargée  de  la  confirmer  en  isolant  de  ses 
mêmes  produits  des  alcaloïdes  nouveaux,  pourvus  de  propriétés 
spéciales  et  distinctes. 

Les  relations  que  M.  Guibourt  entretenait  avec  les  savants 
étrangers  l'avaient  mis  à  même  de  recevoir  des  échantillons  de 
matière  médicale  de  tous  les  points  du  globe.  lia  pu  ainsi,  non- 
seulement  vérifier  les  caractères  d*un  grand  nombre  de  substances 
depuis  longtemps  connues,  mais  indiquer  ceux  d'une  multitude 
de  produits  nouveaux,  tels  que  bois,  tiges,  écorces,  racines,  dont 
il  eut  à  coeur  d'enrichir  la  matière  médicale  française. 

Je  regrette  de  ne  pouvoir  vous  présenter  même  une  énumé- 
ration  rapide  de  toutes  les  substances,  tant  anciennes  que  nou- 
velles, sur  lesquelles  il  a  porté  son  examen.  Nous  lui  devons  : 

Une  histoire  botanique,  chimique  et  médicale  du  bebeeru  et 
de  l'alcaloïde  fébrifuge  qu'il  renferme  ; 

Des  recherches  sur  l'origine  si  longtemps  controversée  de  Ver- 
got  de  seigle^  dans  lesquelles,  à  la  suite  d'une  dissertation  savante 
sur  cette  singulière  substance,  il  entrevoit  sa  véritable  nature, 
telle  qu*elle  a  été  établie  depuis,  de  la  manière  la  plus  concluante 
par  les  observations  de  M.  Tulasne  ; 

L'examen  d'un  grand  nombre  de  racines  et  de  semences  aro- 
matiques appartenant  à  la  famille  de  scitaminées  ; 

Un  exposé  des  caractères  physiques  et  chimiques  qui  permet- 
tent de  distinguer  la  cannelle  blanche  et  Vécorce  de  Winter^  et  des 
indications  exactes  sur  le  genre  auquel  il  convient  de  rapporter 
cette  dernière  substance  ; 
Une  étude  sur  la  valeur  comparée  des  cochenilles  noire  et  grise  ; 
Des  renseignements  sur  la  véritable  origine  de  rorseille  d'Au- 
vergne^ que  H.  Fée  attribuait  au  lichen  Parellus  de  Linné,  et 
qu'on  rapporte  aujourd'hui,  d'après  l'opinion  de  M.  Guibourt, 
confirmée  par  des  observations  ultérieures,  au  variolaria  orcina; 
Des  observations  très-intéressantes  sur  le  musc  et  le  castoréum, 
sur  les  diverses  espèces  de  baumes  et  de  térébenthines,  sur  le  cachou, 
le  gambter,  la  gomme  kino,  et  tant  d'autres  substances  que  je 
pourrais  citer,  si  je  ne  craignais  de  fatiguer  votre  attention. 

On  voit,  par  ce  rapide  exposé,  combien  sont  nombreux  et  im- 
portants ceux  des  travaux  de  M.  Guibourt  qui  se  rapportent 
à  rhistoire  naturelle  médicale.  L'intérêt  qui  l'attachait  à  cette 
science  était  tel  que,  non  content  de  nous  faire  connaître  le  ré* 
sultat  de  ses  propres  observations,  il  mettait  le  même  empresse- 
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ment  à  nous  faire  connaître  celles  des  naturalistes  étrangers. 
C'est  à  lui  que  nous  devons  d'avoir  connu  les  différents  mémoires 
de  M.  Hanbury  sur  les  cardamomes,  sur  le  kamala,  sur  l'huile 
de  bois  de  l'Inde;  ceux  de  M.  Pereira  sur  les  aloès  et  en  parti- 
culier sur  l'aloès  succolrin  liquide  ;  les  observations  de  M.  Chris- 
tison  et  de  M.  Graham  sur  la  gomme-gutte.  En  nous  mettante 
même  d'apprécier  la  valeur  de  ces  communications,  M.  Guibourt 
a  su  toujours  en  accroître  l'intérêt  par  les  détails  dont  il  a  ^iris 
soin  de  les  accompagner. 

Les  travaux  que  M.  Guibourt  a  publiés  sur  la  pharmacie  pro- 
prement dite  sont  eux-mêmes  très-nombreux  et  ils  ont  une 
grande  importance,  en  raison  de  l'intérêt  pratique  qui  s'y  ratta- 
che. Sans  entrer  dans  le  détail  de  ces  publications,  qui  se  recom- 
mandent toutes  par  la  scrupuleuse  exactitude  des  expériences  et 
par  la  déduction  logique  des  résultats,  nous  indiquerons  d'une 
manière  succincte  l'objet  général  auquel  elles  se  rapportent* 

Les  unes  ont  eu  pour  but  de  faire  connaître  des  procédés  nou. 
veaux,  que  la  pratique  a  sanctionnés,  pour  la  préparation  de 
certains  médicaments,  tels  que  le  sirop  <ripécacuanha,  la  pom- 
made mercurielie,  V huile  de  croton-tigltum,  les  sirop*  de  salsepa- 
reille et  de  Cuisinier  y  Vonguent  de  la  mère^  Véthiops  martial^  etc. 

Les  autres  ont  eu  pour  objet  d'indiquer  des  préparations  nou- 
velles, telles  que  la  pommade  épispastique  sans  cantharides,  ou 
pommade  au  gar ou,  que  M.  Guibourt  a  fait  connaître  le  premier, 
et  dont  les  avantages  thérapeutiques  sont  aujourd'hui  parfaite- 
ment constatés. 

Dans  d'autres  circonstances,  M.  Guibourt  s'est  proposé  :  tantôt 
de  rechercher  le  genre  d'altération  que  le  temps  fait  éprouver  à 
certaines  substances  telles  que  les  cantharides^  le  jalap^  la  tein-- 
iure  d'iode;  tantôt  de  signaler  des  falsifications  pratiquées  sur 
les  médicaments  les  plus  précieux,  tels  que  le  séné^  le  safran^ 
"Yessence  de  rose,  le  baume  de  copahu,  Viodure  de  potassium. 

L'essai  chimique  des  matières  premières  a  beaucoup  occupé 
H.  Guibourt.  Quoiqu'en  principe  il  montrât  plus  de  confiance 
dans  l'examen  des  caractères  extérieurs  que  dans  la  pratique 
d'analyses  toujours  plus  ou  moins  imparfaites,  il  était  loin  de 
méconnaître  TutlUté  de  ces  essais  rapides  qui  sont  aujourd'hui 
d'un  usage  si  fréquent  dads  les  laboratoires.  Pour  montrer  l'im- 
portance qu'il  attachait  à  ce  genre  de  recherches,  il  me  suffira 
de  citer  les  observations  qu'il  a  produites  sur  le  dosage  de  la  mor- 
phine  dans  F  opium,  observations  qui  se  rapportent  à  plus  de 
quarante  échantillons  de  provenances  diverses,  et  qui  ont  permis 
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de  fixer  un  titre  moyen  que  le  Codex  de  1866  a  admis  comme 
titre  normal  ;  les  essais  analytiques  qu'il  a  pratiqués  en  vue  de 
constater,  la  anchonine  dans  le  sulfate  de  quinine  du  commerce^ 
et  ceux  qu*il  a  publiés  en  commun  avec  M.  Bussy  relativement 
à  la  constatation  de  la  quinidine  dans  le  même  sel. 

Indépendamment  des  travaux  qui  précèdent  et  qui  rêfpré- 
sentent  en  partie  les  mémoires  originaux  de  M.  Guibourt,  il  en 
est  un  grand  nombre  d'autres  auxquels  il  s'est  livré  comme 
rapporteur  des  compagnies  savantes  auxquelles  il  appartenait. 

M.  Guibourt  était,  en  effet,  membre  de  la  Société  de  phar- 
macie depuis  4818,  et  cinq  ans  plus  tard,  en  1823,  il  avait  été 
nommé  membre  de  l'Académie  de  médecine.  Cette  dernière 
nomination  l'avait  beaucoup  flatté.  Quoique  jeune  encore,  il 
avait  déjà  publié  plus  de  quatre-vingts  mémoires  sur  les  diverses 
branches  des  connaissances  pharmaceutiques.  II  aurait  donc 
pu  regarder  cette  distinction  comme  une  récompense  des  ser- 
vices rendus  ;  il  préféra  y  voir  un  encouragement  pour  ceux  qu'il 
pouvait  rendre  encore.  En  acceptant  le  fardeau  du  travail  aca- 
démique, il  eut  à  cœur  de  se  montrer  reconnaissant  envers  les 
sciences  auxquelles  il  devait  sa  renommée,  et  de  leur  rendre 
une  partie  des  secours  qu'il  en  avait  reçus.  Aussi  se  monlrail-il 
très-assidu  aux  séances.  Il  y  paraissait  toujours  prêt  au  travail, 
acceptant  les  missions  les  plus  laborieuses  par  leurs  détails,  et 
donnaut  à  chacun  l'exemple  d'una  louable  émulation. 

Il  serait  hors  de  propos  d^énumérer  ici  les  nombreux  rap- 
ports que  M.  Guibourt  a  lus  devant  l'Académie  sur  des  sujets 
relatifs  à  la  pharmacie,  à  la  chimie,  à  l'histoire  naturelle,  à  la 
médecine  légale.  Ces  rapports,  dans  lesquels  il  donne  de  nou- 
velles preuves  de  l'étendue  de  ses  connaissances  et  de  la  netteté 
de  son  esprit,  ont  tous  le  grand  mérite  de  porter  la  lumière 
dans  les  questions  soumises  à  son  examen. 

Plus  simples  et  plus  pratiques  dans  leur  allure,  les  séances 
de  la  Société  de  pharmacie  étaient  encore  pour  M.  Guibourt  un 
nouveau  genre  de  délassement  et  de  plaisir.  11  s'y  trouvait  comme 
en  famille,  environné  de  collègues  qui  avaient  pour  lui,  pour 
l'autorité  de  son  âge  et  de  son  expérience  les  égards  et  la  défé- 
rence qu'il  méritait  à  tant  de  titres.  C'est  là  surtout  qu'il  dé- 
ployait un  zèle  et  une  activité  à  toute  épreuve.  Très-attaché  à  la 
Société,  il  voulait  qu'elle  eût  la  primeur  des  découvertes  qu'il 
loi  était  donné  de  faire.  Et  ce  n'était  pas  seulement  par  égard 
pour  elle  qu'il  tenait  ainsi  à  lui  soumettre  les  résultats  de  son 
observation;  c'était,  comme  il  le  dit  dans  un  de  ses  mémoires, 
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dans  l'intérêt  même  du  travail  présenté,  afin  que,  sortant  plus 
pur  du  creuset  de  la  discussion,  il  pût  aborder  avec  plus  de  succès 
les  chances  de  la  publicité  :  acte  de  pure  modestie,  auçsi  hono- 
rable pour  son  auteur  que  pour  la  Société  elle-même  qui  avait 
su  rinspirer. 

D0BX  ouvrages  ont  solidement  établi  la  réputation  de  M.  Gui- 
bourt,  la  Pharmacopée  raisonnée  et  Y  Histoire  naturelle  des  drO' 
gués  simples. 

Le  premier  de  ces  ouvrages  parut  en  1828  avec  la  collabora- 
tion de  M.  Henry  :  mais  M.  Guibourt  en  publia  seul  deux  édi- 
tions nouvelles  en  1834  et  en  1841.  La  publication  de  cette 
Pharmacopée  fut  un  véritable  service  rendu  à'  l'enseignement 
de  la  pharmacie.  Les  traités  alors  en  usage  présentaient  de  nom- 
breux inconvénients.  Celui  de  Baume,  le  plus  répandu  de  tous, 
péchait  à  la  fois  par  la  trop  grande  abondance  des  détails  et  par 
l'insuffisance  des  théories.  La  plupart  des  autres,  réduits  à  l'état 
de  simples  formulaires,  n'offraient  guère  qu'une  description 
minutieuse  et  monotone  des  opérations.  £n  ramenant  la  pra- 
tique de  la  pharmacie  à  des  règles  fixes,  la  Pharmacopée  de 
MM.  Henry  et  Guibourt  se  présentait  donc  avec  tous  les  carac- 
tères d'une  œuvre  véritablement  scientifique,  et  l'on  peut  dire 
qu'à  ce  point  de  vue,  elle  a  réalisé  un  progrès  réel.  On  y  trouve 
des  généralités  habilement  déduites,  un  choix  judicieux  de  for- 
mules, et  une  précision  d'idées  qui,  liant  adroitement  les  prin- 
cipes avec  les  conséquences,  ne  montre  d'exemples  et  de  faits 
que  ce  qu'il  en  faut  pour  justifier  cet  enchaînement.  La  partie 
théorique  est  entièrement  nouvelle  et  mise  complètement  au 
niveau  de  la  science.  Quant  à  la  partie  pratique,  le  soin  que  les 
auteurs  ont  apporté  dans  les  descriptions  montre  qu'ils  ont 
tout  vu,  tout  étudié,  et  qu'ils  ont  exécuté  eux-mêmes  les.opéra- 
lions  qu'ils  décrivent. 

\j' Histoire  naturelle  des  drogues  simples,  dont  la  preinière  édi- 
tion parut  en  1820,  a  été  tout  aussi  favorable  au  développement 
de  la  matière  médicale  que  la  Pharmacopée  raisonnée  l'avait  été 
à  celui  de  la  pharmacie.  Les  précieux  renseignements  que  M.  Gui- 
bourt avait  déjà  recueillis  dès  cette  époque,  tant  sur  l'origine 
que  sur  la  nature  et  les  propriétés  des  matières  premières,  con- 
tribuèrent, puissamment  au  succès  de  l'ouvrage  qui  fut  accueilli 
avec  une  grande  faveur.  M.  Guibourt  ne  négligea  rien  pour  le 
rendre  digne  de  cet  accueil.  Il  y  fit  avec  scrupule  toutes  les 
corrections  que  le  temps  et  le  progrès  des  sciences  rendaient 
nécessaires;   et,  grâce  aux   perfectionnemients   apportés    dans 
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chaque  édition  nouvelle,  VHistoire  naturelk  des  drogues  simples 
constitue  aujourd'hui  le  traité  le  plus  exact  et  le  plus  complet 
que  nous  possédions  sur  la  matière. 

Elle  justifie,  d'ailleurs,  les  éloges  que  nous  avons  donnés  à  la 
Pharmacopée  rationnée^  dont  elle  est,  en  quelque  sorte,  le  corn 
liment  nécessaire.  Tous  ceux  que  leur  penchant  ou  la  direction 
de  leurs  études  porteront  vers  les  sciences  naturelles  liront  avec 
fruit  cet  ouvrage  écrit  par  une  main  que  le  travail  a  formée.  Ils 
7  trooTeront  des  détails  authentiques  sur  l'oHgine  des  matières 
premières,  une  description  rigoureuse  et  fidèle  .de  leurs  carac- 
tères et  surtout  une  entière  bonne  foi  dans  le  récit  des  observa- 
lions  qui  ont  servi  de  base  aux  propriétés  qu'on  leur  attribue. 
N'est-ce  pas  un  des  plus  grands  services  qu'on  puisse  rendre  aux 
sciences  que  d'y  apporter  l'exactitude  et  la  précision,  et  n'est-ce 
pas  le  plus  pur  hommage  qu'on  puisse  offrir  à  la  vérité  que  de 
diminuer  le  nombre  des  erreurs  avec  lesquelles  elle  est  si  souvent 
confondue  ?  Cette  rigoureuse  exactitude  à  laquelle  M.  Guibourt 
s'est  tant  attaché  dans  son  œuvre,  est  au  fond  la  qualité  domi 
Dante  qui  le  distinguait  lui-même  dans  tous  ses  actes.  Jamais 
le  caractère  d'un  auteur  n'a  exercé  une  influence  plus  marquée 
et  en  même  temps  plus  salutaire  sur  ses  ouvrages,  et  l'on  peut 
dire  qu'il  a  apporté  dans  ses  écrits  la  probité  qui  était  le  fond 
même  de  son  caractère. 

Depuis  l'année  1851,  époque  à  laquelle  V Histoire  des  drogiies 
était  déjà  parvenue  à  sa  cinquième  édition,  M.  Guibourt  avait  ras- 
semblé de  nombreux  matériaux  qu'il  préparait  pour  une  édition 
Donvelle  quand  la  mort  est  venue  le  frapper.  Ces  notes,  heureuse- 
ment, n'ont  pas  été  perdues.  11  appartenait  à  celui  que  son  mé- 
rite et  ses  connaissances  spéciales  ont  désigné  comme  Thérilier 
de  renseignement  de  M.  Guibourt  de  remplir  son  vœu  le  plus 
cher  en  publiant  ces  précieux  documents  dans  une  sixième  édi- 
tion de  son  ouvrage.  Notre  collègue,  M.  Planchon,  s'est  acquitté  de 
eette  tâche  avec  un  zèle  et  un  désintéressement  dignes  d'éloges, 
et  il  y  a  joint  ses  observations  personnelles  dont  l'œuvre  du  maî- 
tre s'est  ainsi  trouvée  enrichie. 

Le  succès  que  M.  Guibourt  avait  obtenu  dans  ses  nombreuses 
publications  sur  la  matière  médicale,  devait  nécessairement  l'ap- 
peler à  entrer  dans  l'enseignement.  Il  fut,  en  efiet,  nommé, 
en  1832,  professeur  titulaire  d'histoire  naturelle  des  médicaments 
i  l'Ecole  supérieure  de  pharmacie  de  Paris. 

Quelque  honorables  que  lui  parussent  ces  nouvelles  fonctions 
bn'il  désirait  depuis  longtemps,  son  embarras  fut  extrême  quand 
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il  fallut  les  remplir.  Ce  n'étail  pas  que  les  connaissances  lui  fissent 
défaut,  ou  qu'il  manquât  du  talent  nécessaire  pour  les  bien  ex- 
poser :  ceux  qui  font  de  semblables  entreprises  sans  avoir  les 
qualités  qui  en  assurent  le  succès,  ne  sont  jamais  embarrassés. 
Mais  il  s'agissait  pour  M.  Guibourt,  sinon  de  créer  un  enseigne- 
ment nouveau,  au  moins  de  donner  à  cet  enseignement  une  di- 
rection nouvelle  ;  et,  bien  qu'il  possédât  des  documents  nombreux 
et  précis  sur  tous  les  points  de  la  matière  médicale,  il  restait 
encore  à  classer  ces  matériaux  et  à  leur  donner  la  forme  métho- 
dique et  claire  sous  laquelle  ils  devaient  être  présentés. 

Ces  difficultés,  bien  plus  apparentes  que  réelles,  ne  devaient  pas 
arrêter  longtemps  un  esprit  aussi  bien  préparé  que  le  sien  :  en 
peu  de  jours,  il  parvint  à  vaincre  cette  défiance  de  lui-même,  et 
bientôt  après,  il  fut  en  mesure  de  se  livrera  ses  fonctions. 

11  s'y  distingua  par  la  variété  et  la  solidité  de  ses  connaissances. 
Sa  diction  était  simple,  sans  afifeclation  d'élégance  comme  sans 
recherche.  Uniquement  occupé  du  soin  de  former  ses  élèves^  il 
cherchait  moins  à  les  intéresser  qu'à  les  instruire.  Rien  de  ce 
qui  pouvait  les  distraire  n'était  mêlé  à  l'objet  sérieux  de  la  leçon, 
et  il  ne  leur  présentait  jamais  que  ce  qu'ils  pouvaient  et  ce  qu'ils 
devaient  apprendre.  Gomme  il  était  également  versé  dans  l'his- 
toire naturelle  et  dans  la  chimie,  il  exposait,  dans  chacune  de 
ses  leçons,  un  grand  nombre  de  faits  relatifs  à  l'une  et  à  l'autre 
science,  et  l'intérêt  des  descriptions  se  trouvait  ainsi  complété 
par  celui  des  analyses  chimiques  dont  chaque  substance  avait 
fourni  le  sujet. 

L'usage  qu'il  avait  adopté  de  faire  son  cours  en  parcourant  un 
cahier  de  notes  donnait  à  ses  leçons  un  caractère  tout  parliculiera 
Sans  doute  elles  ne  produisaient  point  sur  l'auditoire  l'efifel 
d'un  discours  sans  apprêt  dicté  par  la  circonstance;  mais  elles 
avaient  l'avantage  de  ne  rien  livrer  au  hasard,  et  de  n'expo- 
ser jamais  que  des  faits  exacts  et  bien  réfléchis.  Elles  étaient 
comme  autant  de  traités  simples  et  élémentaires  que  les  élèves 
écoutaient  avec  avidité»  qu'ils  écrivaient  et  qu'ils  se  transmet- 
taient avec  empressement. 

En  1844,  M.  Guibourt  fut  nommé  secrétaire  agent  comptable 
à  l'École  de  pharmacie,  et  dut  joindre  les  fonctions  d'administra- 
teur à  celles  de  professeur  qu'il  occupait  depuis  longtemps. 
Gette  position  nouvelle  qui  l'attachait  d'une  manière  plus  étroite 
h  un  établissement  qui  avait  toutes  ses  alTeclions,  le  décida  & 
abandonner  l'exercice  de  la  pharmacie  pour  venir  résider  à 
rÉcoLeoù  il  resta  jusqu'en  i865.  Malgré  les  occupations  nom- 
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breuses  que  lui  imposait  son  nouveau  posle,  il  n*en  continua  pas 
moins  ses  observations  et  ses  recherches  de  laboratoire.  L'oisiveté 
était  le  fléau  qu*il  redoutait  le  plus  ;  et,  dès  qu*il  trouvait  quelques 
moments  de  loisir,  il  en  proGtait  pour  se  livrer  aux  travaux  qui 
s'accordaient  le  mieux  avec  ses  vues.  Le  cabinet  de  matière  mé- 
dicale de  l'École  de  pharmacie  lui  doit  une  partie  de  son  organî- 
fiticm.  Il  était  heureux  au  milieu  de  cette  collection,  une  des 
plus  riches  peut-être  que  TËurope  possède  en  ce  genre.  Il  aimait 
A  la  montrer  aux  étrangers  que  leur  curiosité  scientiQque  atti- 
rait à  Paris,  et  leur  visite  recevait  un  nouveau  degré  d'intérêt  des 
explications  très-précieuses  qu'il  était  toujours  empressé  de  leur 
fournir. 

Des  travaux  aussi  multipliés  et  aussi  utiles  que  ceux  de  M.  Gui- 
bourt  avaient  uni  par  lui  acquérir  une  très-grande  célébrité. 
Nommé  chevalier  de  la  Légion  d'honneur  en  1846,  il  fut  promu 
au  grade  d'ofûcier  dans  le  même  ordre  en  1863.  Presque  toutes 
les  sociétés  savantes  de  l'Europe  et  de  TÂmérique  s'empressè- 
rent de  se  l'associer.  C'est  ainsi  qu'il  fut  nommé  successivement 
membre  de  l'Académie  des  sciences,  belles-lettres  et  arts  de 
Rouen,  membre  des  Sociétés  de  la  Grande-Bretagne,  de  Norwége, 
de  Saint-Pétersbourg,  de  l'Allemagne  septentrionale,  de  l'asso- 
ciation générale  de  TAutriche,  de  la  Société  physico-médicale 
d*Erlangen,  etc.(i).  Il  reçut  tous  ces  diplômes  avec  la  déférence 
que  l'on  doit  aux  grandes  Assemblées  qui  les  confèrent  ;  mais 
son  amour-propre  n'en  conçut  jamais  aucune  vanité. 

H.  Guibourt  possédait  au  suprême  degré  la  douceur  du  carac- 
tère et  la  sagacité  de  l'esprit.  Ces  deux  qualités,  qui  lui  avaient 
été  d'un  grand  secours  dans  l'exercice  de  la  pharmacie,  lui  conci- 
lièrent aussi  tous  les  suffrages  dans  son  enseignement.  La  confiance 
qu'il  inspirait  était  générale.  Ses  talents  étaient  reconnus  par  les 
pharmacologistes  de  tous  les  pays,  par  les  étrangers  comme  par 

(1)  15  Juillet  1S18.  Membre  résidant  de  la  Société  de  Médecine  de  Paris, 
dont  U  a  été  le  trésorier  pendant  vingt-six  ans,  du  1*^  janvier  1828  au  1"  jan- 
Tîer  1854.  —  4  février  1823.  Nommé  membre  résidant  de  l'Académip  royale  de 
Médecine  de  Paris.  —  !•'  novembre  1824.  Membre  honoraire  de  la  Société  des 
Pharmaciens  de  TAllemagne  septentrionale.  —  25  août  1830.  Membre  associé 
de  U  Société  physico-médicale  d'Erlangen  (Bavière).  —  2  juillet  1841.  Membre 
<le  r Académie  des  sciences,  belles-lettres  et  arts  de  Rouen.  —  27  octobre  I8àl. 
Hembre  honoraire  de  la  Société  pharmaceutique  de  la  Grande-Bretagne.  — 
28  octobre  1861.  Membre  étranger  de  la  Société  do  Médecine  de  Norwége.  — 
1"  décembre  18SG.  Membre  du  collège  pharmaceutique  de  Madrid.  —  1864. 
18SS.  Membre  honoraire  de  TAssociation  générale  des  Pharmaciens  d'Autri- 
che; —  De  U  Société  des  Pharmaciens  du  Nord  et  du  Sud  de  1  Allemagne 
réanis;  —  de  la  Société  pharmaceutique  de  Saint-Pétersbourg.  —  15  janvier 
1867.  Membre  de  la  Société  chimique  de  Naples. 
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les  nationaux.  Et  c'est  parmi  les  étudiants  qui  se  succédèrent  en 
se  transmettant  toujours  les  mômes  sentiments  d'affection  pour 
ce  maître  vénéré,  c'est  dans  cette  École  où  des  bancs  il  était  passé 
dans  la  chaire,  qu'il  goûta  paisiblement  la  plus  pure  de  toutes  les 
jouissances,  celle  que  donnent  le  travail,  l'estime  et  la  conQance 
dont  on  se  sent  entouré. 

Ce  bonheur,  toutefois,  ne  fut  pas  sans  amertume.  En  1863,  il 
eut  la  douleur  de  perdre  M^^  Guibourt,  et  c'est  dans  les  consola* 
tions  de  ses  deux  filles  qu'il  trouva  le  courage  nécessaire  pour  con- 
tinuer à  remplir  les  nombreuses  occupations  dont  il  était  chargé. 

A  la  fin  de  1865,  sentant  ses  forces  diminuer  de  plus  en  plus, 
il  songea  à  quitter  l'École  à  laquelle  il  était  attaché  depuis  plus 
de  trente-trois  ans,  et  à  se  procurer  enfin  le  repos  auquel  il  avait 
tant  de  droits.  Il  se  retira  dans  une  petite  maison  qu'il  avait  ac- 
quise et  dans  laquelle  il  devait  retrouver  l'objet  favori  de  ses  plus 
chères  études.  Une  collection  de  matières  médicales,  composée 
d'échantillons  très-rares,  provenant  de  naturalistes  avec  lesquels 
il  avait  entretenu  des  relations,  se  trouvait  rassemblée  dans  cette 
-  modeste  demeure.  M.  Guibourt  était  depuis  longtemps  désireux 
de  classer  ces  échantillons,  et  comme  il  ne  pouvait  se  flatter  d'en 
faire  un  long  usage,  il  voulait  au  moins  rendre  aux  sciences  un 
dernier  hommage  et  aux  savants  un  dernier  service  en  donnant, 
pour  chacune  de  ces  substances,  tous  les  détails  propres  à  éclai- 
rer sur  leur  nature  et  leur  origine. 

C'est  pendant  qu'il  se  livrait  à  ce  travail,  d'ailleurs  si  agréable 
pour  lui,  qu'une  circonstance  particulière  vint  en  interrompre  le 
cours  et  donner  à  son  activité  une  toute  autre  direction. 

Depuis  quelques  années,  une  grande  agitation  régnait  parmi  les 
pharmaciens  de  la  France  et  de  l'étranger.  Les  diverses  sociétés, 
formées  dans  le  but  de  travailler  au  perfectionnement  de  l'art 
pharmaceutique,  voyaient  avec  peine  les  abus  de  toute  sorte  qui 
s'étaient  introduits  dans  l'exercice  de  la  profession  ;  et  dans  l'es- 
poir d'une  législation  nouvelle,  elles  avaient  pensé  devoir  se  réu- 
nir en  congrès  pour  foromler  en  commun  les  réformes  qu'elles 
considéraient  comme  nécessaires. 

Chargé  avec  M.  Robinet  de  représenter  la  Société  de  Paris  au 
premier  congrès  international  tenu  à  Brunswick  en  1865,  M.  Gui- 
bourt s'était  fait  remarquer  par  des  qualités  toutes  spéciales  et 
surtout  par  son  expérience  consommée  de  la  pratique  pharmaceu- 
tique. Aussi  le  congrès  s'empressa-t-ilde  recourir  à  ses  lumières, 
lors  de  la  deuxième  assemblée  qui  eut  lieu  à  Paris  en  1867. 

L'ardeur  que  M.  Guibourt  mit  à  remplir  toutes  les  charges  de 
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sa  position  dans  ce  nouveau  congrès  devint  la  cause  d'une  fati- 
gue extrême  contre  laquelle  il  eut  beaucoup  de  peine  à  lutter.  Il 
pot  néanmoins,  jusqu'au  21  août,  s'acquitter  courageusement  de 
la  tâche  difficile  qu'il  avait  entreprise.  Mais  ^  cette  époque,  il  fut 
pris  tout  à  coup  de  douleurs  très- vives,  et,  le  22  août  1867,  il  suc- 
comba brusquement,  à  la  suite  d'une  affection  déjà  ancienne  qui 
venait  de  se  compliquer  d'une  péricardite  aiguë. 

M.  Guibourt  doit  être  proposé  comme  exemple  aux  amis  des 
sciences,  qu'il  a  cultivées  pour  elles-mêmes  jusqu'à  sa  dernière 
heure.  11  n'avait  point  reçu  du  ciel  ces  rares  dispositions  qui  sont 
la  source  du  génie,  mais  il  avait  apporté  en  naissant  des  qualités 
particulières  que  le  travail  a  développées  et  rendues  fructueuses. 
En  se  livrant  k  ses  consciencieux  travaux,  il  ne  chercha  point  à 
faire  du  bruit;  il  n'exigea  rien,  mais  il  obtint  de  nous  tout  ce  qui 
pouTait  le  flatter  :  égards,  déférence,  estime,  amitié. 

Les  services  qu'il  a  rendus  à  la  chimie  et  à  la  matière  médicale 
sont  déjà  consacrés  dans  l'Histoire  des  sciences  oîi  M.  Guibourt 
a  marqué  sa  place  par  le  nombre  et  l'exactitude  de  ses  travaux. 
Mais  il  appartenait  à  l'École  et  à  la  Société  de  pharmacie  de  ren- 
dre publiquement  hommage  à  l'observateur  infatigable,  au  tra- 
vailleur consciencieux,  au  professeur  dévoué,  qui  a  si  bien  mérité 
de  notre  profession.  Le  génie  ne  manque  pas  d'éloge,  mais  il  est 
rare  qu'une  vie  simple  et  sans  éclat,  consacrée  tout  entière  à  la 
recherche  de  la  vérité,  ne  soit  pas  oubliée.  C'est  accomplir  un  de- 
voir et  un  acte  de  justice  que  de  signaler  à  la  reconnaissance  des 
savants  les  services  rendus  par  des  hommes  modestes  comme 
M.  Guibourt,  et  nous  le  faisons  d'autant  plus  volontiers  que  leur 
éloge,  devant  être  simple  comme  eux,  n'exige  pour  être  fait  digne- 
ment et  pour  être  écouté  avec  indulgence,  qu'une  âme  honnête, 
et  des  auditeurs  sensibles  à  l'attrait  du  devoir  accompli. 
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1814.  Analyse  comparée  des  Rhubarbes  de  Chine,  de  Mosco- 
vie  et  de  France  (conjointenaent  avec  M.  Henry  père).  {Bulletin 
de  Pharmacie^  VI,  87.) 

1815.  Observations  sur  l'esprit  volatil,  aromatique,  ammonia- 
cal de  Sylvius  {Journal  de  Pharmacie^  I,  303). 

1816.  Thèse  inaugurale  sur  le  Mercure,  soutenue  devant  l'É- 
cole de  Pharmacie  de  Paris. 

1817.  Noie  surl'Élher  acétique  {Journ.  Pharm.^  III,  417). 

1818.  Mémoire  sur  différents  cas  d'oxydation  du  Fer  et  sur 
la  préparation  de  l'Ethiops  martial  {Journ.  Pharm.^  IV,  241). 

1819.  Note  sur  la  préparation  du  Carbonate  de  potasse^  au- 
trefois nommé  Nitre  fixé  par  le  tartre  {Journ.  Pharm.,  V.  58). 

—  Note  sur  le  nom  de  Costus  appliqué  aux  écorces  de  cannelle 
blanche  et  de  Winter,  et  caractères  distinctifs  de  ces  deux  écor- 
ces {Journ.  Pharm.y  V,  496).. 

1820.  Examen  chimique  du  Musc  tonquin  (conjointement 
avec  M.  Blondeau).  {Journ.  Pharm. ^  VI,  105.) 

—  Note  sur  différents  composés  Ammoniaco-mercuriels 
{Journ.  Pharm.,  VI,  218) . 

—  Histoire  abrégée  des  drogues  simples,  l^*  édition.  Paris,  1820, 
2  vol,  in-8.  —  2«  édition.  Paris,  1826,  2  vol.  in-8.  —  3«  édition. 
Paris,  1836,  2  vol.  in-8.  — ^  4*  édition  sous  le  titre  de:  Histoire  na- 
turelle des  drogues  simples.  Paris,  1849-1851,  4  vol.  in-8  avec 
figures  dans  le  texte,  ouvrage  récompensé  par  Tlnstitut  (Aca- 
démie des  sciences)  en  4854.  —  5"^  édition,  réimpression  avec  la 
date  de  1851,  en  1857.  — 6*  édition,  corrigée  et  augmentée  par 
G.  Planchon.  Paris,  1869. 

(1)  Cette  liste  avait  été  publiée  par  Guibourt  lui-môme,  au  moment  où  il 

faisait  valoir  ses  droits  à  la  retraite  (1865).    Nous  l'avons  complétée  en  y 

i^outant,  d*après  un  exemplaire  tenu  par  lui  au  courant,  les  quelques  articles 

'  ^ui  avaient  échappé  dans  un  premier  recensement  et  les  mémoires  qu'il 

ittbliés  dans  les  deux  dernières  années  de  sa  vie. 
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1821.  Observations  sur  le  Miel  {Ann.  Chim»  et  Phys.,  XVI, 
371). 

1825.  Note  sur  la  préparation  des  Extraits  {Joum.  Pharm,,  IX, 

m). 

»  Observations  sur  les  Alcalis  végétaux  {Joum.  Phaf*m,,  IX- 
575). 

1824.  Mémoire  sur  la  Classification  et  la  Nomenclature  chi- 
miques (Joum.  Pkatm.y  X,  317). 

^  Examen  d'une  Ëflorescence  saline  formée  sur  des  famivo- 
resà  gaz  (Joum.  gén.  de  Médec,  LXXXVl,  311). 

1825-1842.  L'un  des  Rédacteurs  du  Journal  de  Chimie  midi» 
(de. 

1825.  Note  sur  la  coagulation  du  Suc  de  Groseilles  et  sur  son 
principe  gélatineux  [Jour,  de  Chimie  médic,  I,  27). 

—  Observations  sur  l'Huile  de  Ricin,  suivies  des  caractères 
distinctifs  des  Ricins  et  des  Pignons  d'Inde  {Joum.  Chim.  mé- 
die,  I,  108). 

—  Note  sur  une  huile  végétale  concrète  nommée  Beurre  de  Ga-» 
lam  (•/.  Chimie  médic.,  I,  175). 

—  Réflexions  sur  le  Sirop  diacode  (/.  Chim,  médic.:,  I,  235). 

—  Observations  pharmaceutiques  (conjointement  avec  M.  Henry 
père)  ;  Pommade  de  Concombes,  Beurre  de  Cacao  (/.  Chim. 
médic.,  I,  cah.  v,  235). 

—  Liqueur  Arsenicale  de  Fowler  (/.  Chim.  méd.,  I,  cah.  v, 
250). 

—  Note  sur  le  Calamus  verus  ou  odoratus  (J.  Chim.  médic,  I, 
cah.  VI,  229). 

—  Mémoire  sur  la  précipitation  des  sels  Magnésiens  par  le 
sous-carbonate  d'Ammoniaque  («/.  Chim.  médic,  1,418). 

1826.  Conservation  des  Sangsues  {Joum.  Pharm.,  Xl\,  19). 

—  Rapport  sur  la  falsification  du  Copahu  {Joum.  Pharm.,  XII» 
95). 

—  Note  sur  la  racine  de  Colombo  vraie  et  fausse  (/.  Chim. 
médic,  II,  34). 

—  Falsification  du  Séné  par  les  feuilles  de  Redoul  (/.  gén.  de 
Médec, XC\l,  8,  et/.  Chim.  méd.,  IV,  534). 

—  Observations  sur  l'Arsenic,  son  Oxyde  et  ses  Sulfures  (/om/ti. 
Chim.  médic. ,  II,  35  et  106). 

-*  Observations  sur  diverses  actions  réciproques  du  Cui- 
vre métallique,  du  Protochlorure  de  Mercure  et  du  Sel  marin 
(Joum.  Chim.  médic,  II,  272). 

—  Rapport  sur  diverses  substances  rapportées  par  M.  Lesson 
{J.  Chim.  médic,  II,  465  et  538). 
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1826.  Esprit  de  Pyrèthre  composé  (/.  Chim  médic.y  II,  196). 

—  Sur  la  Nomenclature  et  la  Classification  chimiques  {Ann. 
Chim.etPhys,,  XXXIII,  75). 

1827.  Observations  sur  les  Ganlharides  {J,  Chim.  méd.^  Ilf, 
49). 

—  Observations  sur  l'emploi  de  la  Racine  de  Grenadier 
(/.  Chtm.  méd.,  III,  77). 

—  Note  sur  la  Température  du  Corps  humain  (conjointement 
avec  M.  Robinet).  {J.  Chim.  méd.,  III,  161.) 

—  Notice  sur  plusieurs  substances  apportées  d'Amérique; 
Résines  de  Mani  et  d'Icica,  Huile  de  Carapa,  Milhomens,  etc. 
(y.  Chim.méd.,  III,  339). 

—  Expériences  sur  la  conservation  des  Ganthar ides  [J.  Chim. 
méd.,  III,  435). 

—  Observations  sur  l'action  réciproque  de  l'Huile  de  Tartre  et 
de  l'Alcool  {Joum.  Pharm.y  XIH,  i03). 

—  Observations  pharmaceutiques.  —  Pillules  de  Belloste 
{Journ.  Pharm.^  XIII,  48). 

Pillules  de  Bâcher  {Journ.  Pharm.,  XÏII,  52). 
Pillules  bénites  de  Fuller  {J.  Chim.  méd.,  HI,  217). 
Sirop  de  Bellet  (7.  Chim.  méd.,  III,  217). 
Sirop  d'Ipécacuanha  (7.  Chim.  méd.^  III,  272). 
Sirop  de  fleurs  de  Pêcher  {J.  Chim.  méd.y  III,  275). 
Eau  phagédénique  {J.  Chim.  méd.y  III,  377). 

—  Sur  la  valeur  réelle  des  Sulfures  de  Potasse  et  de  Soude  li- 
quides {J.  Chim.  méd.,  III,  574). 

—  Sur  le  Protochlorure  de  Mercure  préparé  par  précipitation 
(/.  C^tm.m^d.,  III,  577). 

1828.  Observations  sur  la  Pommade  Mercurielle  double 
(/.  Chim.  méd.,  IV,  5  et  164). 

—  Boules  de  Mars,  d'après  le  procédé  de  Nancy  {J.  Chim. 
méd.,  IV,  83). 

—  Note  sur  Tefflorescence  du  Carbonate  de  Soude  {J.  Chim. 
méd,,  IV,  430). 

—  Sur  la  présence  de  l'Acide  pectique  dans  le  Sucre  '{J.  Chim , 
méd.,  IV,  573). 

—  Rapport  sur  la  présence  ou  l'absence  du  Sublimé  corrosif 
dans  le  Rob  de  Laffecteur  {Journ.  Pharm.,  XIV,  332). 

—  Note  sur  la  Manne  (conjointement  avec  M.  Chéheau).  {Journ. 
Pharm.,  XIV,  491.) 

—  Pharmacopée  raisonnée  (publiée  avec  la  coopération  de 
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N.  E.  Henry).  Paris,  1828,  2  vol.  in-8  avec  planches.  —  2*  édition 
(par  M.  Guibourt  seul).  Paris,  1834,  2  vol.  in-8.  —  3"  édition. 
Paris,  1841,  1  vol.  gr.  in-8  à  2  colonnes  avec  22  pi.  (titres  nou- 
veaux en  1847). 

1888-1856.  L'un  des  auteurs  du  Dictionnaire  de  médecine  et 
de  chirurgie  pratiques  (articles  de  Pharmacie  et  de  matière  mé- 
dicale). 

1829.  Mémoire  sur  l'Amidon  (7.  Chim.  mid.,  \,  97). 

—  Note  sur  THordéine  (7.  Chim.  méd.,  V,  158). 

—  Note  sur  un  effet  remarquable  de  la  Pommade  épispastique 
aux  Gantharides  et  sur  la  préparation  de  la  Pommade  au  Garou 
{J.Chim.méd.,\,2SA). 

—  Observations  sur  la  préparation  du  Protochlorure  de  Mer- 
cure précipité  [Joum.  Pharin,,  XV,  314). 

—  Rapport  judiciaire  sur  un  empoisonnement  par  l'Arsenic 
(conjointement  avec  MM.  Henry  et  Denis).  (/.  Chim.  méd.,  V,  465.) 

—  Rapport  relatif  à  des  taches  de  sang  (conjointement  avec 
MM.  Henrt  etBARRUBL).  {Annaks  d'Ifyg.  publique  et  de  méd.  légale, 
4829,  tome  I,  p.  550.) 

—  Rapport  sur  l'extraction  de  la  Morphine  par  la  fermenla- 
lion  de  l'Opium  (conjointement  avec  M.  Robiquet).  {J.  Chim. 
méd,,  VI,  100). 

1850.  Observations  nouvelles  sur  les  Quinquinas  {Joum. 
Pharm.,  XVI,  220). 

—  Examen  chimique  du  Sel  de  Sézanne  (/.  Chim.  méd,^  VI, 
265). 

—  Examen  chimique  du  Quinquina  de  Gusco;  procédé  pour 
extraire  la  Cinchonine  des  eaux  mères  du  Sulfate  de  Quinine 
[J.  Chim.  méd.,  VI,  353). 

—  Notice  sur  les  racines  connues  sous  les  noms  de  Racine  d'Or, 
ChuUne,  Racme  de  Mangouste,  etc.  (/.  Chim.  méd.,  VI,  481). 

—  Sur  le  sous- nitrate  de  Bismuth  (/.  Chim.  méd.,  VI,  526). 

—  Note  sur  le  Lait  et  la  Matière  caséeuse  (J.  Chim,  méd.,  VI, 
559). 

—  Note  sur  différents  objets  de  matière  médicale  :  Copahu, 
Sangdragon,  Guggul,  Saponaire  du  Levant,  Pyrethre  d^ Allemagne 
{J.  Chim.  méd.,  \l,lJit2). 

—  Rapport  sur  la  solidification  du  Gopahu  par  la  Magnésie 
[Joum.  Pharm.,  XVI,  562). 

1851.  Considérations  sur  la  cause  des  Éruptions  volcaniques 
[Ann.  Chim.  et  Phys.,  XLVII,  39). 

—  Solidification  des  Térébenthines  par  la  Magnésie  (Journ. 
Pharm.,  XVII,  106). 
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1851.  Sur  la  non-préexislence  de  l'Essence  de  Moutarde 
{Journ.  Pharm,,  XVII,  360). 

—  Observations  d'Histoire  naturelle  sur  les  Cachous,  les  Aloès, 
les  Kinos,  les  Opiunas  {Journ.  Phat^m.,  XVII,  700). 

—  Observations  d'Histoire  naturelle  pharmaceutique  :  Coche- 
nille, Laque,  Orseille  d'Auvergne  (/.  Chim.  méd.j  VII,  205). 

—  Observations  sur  les  Racines  et  Semences  aromatiques  pro- 
duites par  les  plantes  Scilaminées  (/.  Chim.  méd.^  VII,  385). 

—  Note  sur  la  purification  de  l'Argent  (/.  Chim.  méd.y  VII, 
1536). 

—  Expériences  sur  THuile  de  Cajepul;  Table  de  Pesanteur 
spécifique  pour  les  Huiles  volatiles  (/.  Chim.  méd.^  VU,  586). 

—  Expériences  pour  déterminer  quelle  est  la  préparation  de 
l'Éponge  marine  la  plus  riche  en  Iode  {J.  Chim.  méd.^  VII,  712). 

1832.  Rapport  fait  à  la  Société  de  Pharmacie  sur  TAcétifi- 
cation  de  l'Alcool  {Journ.  Pharm.,  XVIII,  364). 

—  Observations  sur  les  Sirops  de  Salsepareille  et  de  Cuisinier 
et  sur  rOnguentde  la  Mère  {J.  Chim.  méd.,  VIII,  188). 

—  Notice  sur  les  Gommes  Adragante,  Pseudo-adragante,  de 
Bassora,  Lignirode,  etc.  (/.  Chim.  méd,,  VIII,  419). 

—  Examen  de  l'urine  d'un  scrofuleux  soumis  à  un  traitement 
ioduré;  procédé  pour  y  découvrir  l'Iode  (/.  Chim.  méd.,  VIII, 
460). 

—  Caractères  distinctifs  des  Casloréums  du  Canada  et  de  Si- 
bérie {J.Chim.  méd.,  602). 

—  Rapport  sur  la  conservation  des  Sangsues.  (/.  Chim.  méd., 
VIII,  606.) 

—  Observations  d'Histoire  naturelle  pharmaceutique  :  Ca- 
ragaheen,  Smilax  aspera,  Costus,  Pacova{J.  Chim.  méd.^  VIII,  660). 

1835.  Eau  distillée  de  Jusquiame  {J.  Chim.  méd. ^  IX,  1^7).    . 

—  Salivation  intermittente  (/.  Chim.  méd.,  IX,  197). 

—  Sur  l'origine  de  la  racine  de  Jalap  (/.  Chim.  méd. y  IX.  513). 

1834.  Notice  sur  Félix-Louis  Lherhinier  (/.  Chim,  méd., 
X,  22i). 

—  Notice  sur  diverses  Substances  apportées  de  Guatemala, 
par  M.  Bazire  {Jour.  Pharm.y  XX,  515). 

1835.  Note  sur  l'extraction  de  l'Opium  {Journ.  Pharm.,  XXI, 
198). 

—  Décomposition  du  Cyanure  de  Mercure  par  le  feu  {J.  Chim. 
méd.,  2«  série,  I,  187). 

—  Rapport  sur  les  Sangsues  fait  à  l'Académie  de  médecine 
{J.  Chim.  méd.,  1836,11,61). 
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185G.  Sur  l'usage  des  Vases  de  terre  vernissés  pour  la  prépa- 
ralion  des  aliments  (/.  Chim.  méd,^  II,  195]. 

1837.  Sur  l'écorce  de  Belahé(y.  Chim.  méd.,  111,  274). 

—  Note  sur  les  effets  thérapeutiques  de  l'Iode  {Revue  médicale^, 
août,  229). 

1858.  Observations  de  Pharmacie,  de  Chimie  et  d'Histoire  na- 
turelle pharmaceutique  (avec  M.  Béral).  Brochure  in-8. 

--  Lettre  sur  les  poids  décimaux  {Bull,  de  VAcad,  de  méd, ^Adéc^ 
1838,  tome  III,  p.  300). 

—  Sur  la  conservation  des  Hydrolats  ou  Eaux  distillées  {Balle- 
tin  thérapeutique^  XV,  413). 

—  Rapport  sur  les  Sangsues  {Jovm.  Pharm.,  XXIV,  310). 

1859.  Rapport  sur  le  Quinquina  Pitaya  {Bulletin  de  CAcad. 
de  méd.,  15  oct.  1839,  t.  IV,  245). 

—  Recherches  sur  les  Oxydes  de  fer  considérés  comme  contre- 
poisons de  l'Arsenic,  par  MM.  Deville,  Nonat,  SANDRAset  Gui- 
BOURT  (Revue  méd, y  mai  1839). 

—  Note  sur  un  phénomène  observé  aux  Eaux  thermales  de- 
Louesche  et  d'Aix  en  Savoie  {J.Chim.  méd,^  V,  27). 

—  Sur  l'origine  et  les  caractères  distinctifs  des  Térébenthines 
{Joum.  Pharm..  XXV.  477). 

—  Sur  quelques  Médicaments  Brésiliens  :  Pao  Pereira,  Quina 
do  Campo,  Buranheyriy  etc.  {Joum,  Pharm,,  XXV,  794). 

—  Rapport  sur  une  demande  de  brevet  d'invention  pour  un  vi- 
naigre hygiénique  et  curatif  (£ti//.  de  FAcad,  de  méd.^  24  septem- 
bre 1839,  tome  IV,  p.  203). 

1840.  Analyse  des^  cendres  du  Salsola  Tragus  {Joum,  Chim. 
wec/.,VI,  118). 

1841.  Mémoire  sur  le  Phosphate  Ammoniaco  -  Magnésien 
(Précis  des  travaux  de  l'Académie  de  Rouen.  Rouen,  1842). 

—  Rapport  sur  une  falsiflcation  du  Safran  {Joum,  Pharm,y 
XXVII,  311). 

—  Expériences  concernant  l'action  du  Peroxyde  de  Fer  hydrat6 
surTAcide  arsénieux  {Bulletin  thérapeutique^  W\,  361.) 

1848.  Notice  sur  la  mousse  de  Jaffna  et  sur  les  Nids  de  Salan- 
gane {J.  Chim.  méd.,  VIII,  369). 

—  Note  sur  le  Sirop  de  Violettes (^.  Chim.  méd.,  VIII,  464). 

—  Notice  sur  un  faux  Jalap  à  odeur  de  roses  {J.  Chim.  méd.^ 
VIII,  7,57). 

l84o.  Analyse  chimique  de  la  Noix  de  Galle  {Revue  scientifi^ 
que,  XIII,  32). 

—  Mémoire  sur  les  Concrétions  intestinales  d'animaux  con* 
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DE  LA  QUATRIÈME  ÉDITION. 


L*ouvrage  dont  je  publie  aujourd'hui  la  quatrième  édition 
a  paru  pour  la  première  fois  en  1820  (1).  Sans  avoir  rien  né- 
gligé des  données  scientifiques  qui  pouvaient  éclairer  sur  les 
rapports  naturels  des  substances,  je  dois  avouer  cependant 
que   le  principal    mérite  de  cet  ouvrage   consistait  dans 
Texactitude  des  descriptions.  Ainsi  que  je  le  disais  alors^  c'é- 
tait une  exposition  des  substances,  rangées  méthodiquement 
dans  un  droguier,  contenant,  en  fait  de  corps  inorganiques, 
les  métaux;  leurs  oxydes^  leurs  sulfures,  leurs  chlorures^  les 
acides 9  Xe^sels^  etc.;  comprenant  les  substances  végétales  ran- 
gées diaprés  leur  similitude  de  parties  ou  de  composition,  telles 
que  racines^  bois^  écorces^  bulbes^  bourgeons^  feuilles^  fleurs^ 
fruits^  cryptogames^  excroissances ^  fécules^  pâtes  tinctoriales^ 
sites  épaissis  j  produits  sucrés^  gommes^  gommes-résines ^  résines^ 
baumeSj  huUes^  etc  ;  contenant,  enfin,  les  substances  animales^ 
divisées  en  animaux  entiers^  parties  solides,  humeurs  et  sécré- 
tions, huiles  animales.  Cet  ordre   était  d'une  grande  sim- 

(I)  Histoire  nhré'féfi  fies  Drogues  simples.  Taris,  1820,  2  volumes  in- S*,  conte- 
nant ensemble  803  pages. 
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plicilé,  et  tellement  propre  à  faciliter  la'  recherche  d'une 
substance,  qu'on  avait  rarement  besoin  de  recourir  à  la  ta- 
ble; il  a  donc  été  suivi  dans  la  seconde  édition  (1)  et  dans 
la  troisième  (2). 

Cependant,  dès  Tannée  1832,  j'avais  élé  appelé  à  professer 
rhistoire  naturelle  à  l'École  de  pharmacie  de  Paris,  et  là, 
dans  un  établissement  d'instruction  publique,  j'avais  senti 
la  nécessité  de  donner  à  mon  enseignement  un  cadre  plus 
étendu,  appuyé  sur  les  meilleures  méthodes  naturelles. 
D'ailleurs,  Pelletier,  auquel  je  succédais,  avait  fondé  à  rEcole 
l'enseignement  de  la  minéralogie,  et  je  devais  me  faire  uu 
devoir  de  le  continuer. 

Il  en  est  résulté  naturellement  que  j'ai  donné  une  forme 
diflërente  et  une  plus  grande  extension  à  cette  partie  de 
mou  ouvrage,  dont  le  tome  P'  tout  entier  forme  aujourd'hui 
un  traité  succinct  de  Minéralogie^  suffisant  pour  donner  aux 
élèves  le  désir  d'entrer  plus  avant  dans  une  science  aussi 
attrayante  pour  ceux  qui  la  cultivent  qu'utile  à  la  prospérité 
d'un  pays.  Déjà,  dans  ma  troisième  édition,  tout  en  conser- 
\'ant  la  disposition  adoptée  |M>ur  les  deux  premières,  j'avais 
indiqué,  pour  les  minéraux.  Tordre  que  j'ai  suivi  dans  celle- 
ci.  Cet  ordre  est  fondé  sur  une  classification  naturelle  des 
corps  simples,  dont  les  premières  bases  ont  été  posées  par 
Ampère,  mais  à  laquelle  j'ai  du  faire  subir  plusieurs  modi- 
fications rendues  nécessaires  par  les  progrès  incessants  de  la 
chimie.  Au  tableau  qne  j'ai  donné  de  cette  classification  j'ai 
ajouté  une  colonne  de  multiplicateurs  molécultires^  sur  la- 
quelle j'appelle  l'attention  des  chimistes  et  des  minéralogis- 


(I)  r  ftdition,  I8Î6 

())  â*  Édition,  1836.  3  volumes  in-8*  contenant  14*2  pages. 
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tes,  à  cause  de  la  facilité  avec  laquelle,  par  le  moyen  de  ces 
multiplicateurs,  on  opère  la  conversion  des  poids  fournis  par 
une  analyse  en  nombres  moléculaires.  Cette  facilité,  jointe  à 
une  plus  grande  exactitude  dans  les  résultats,  m'a  permis  de 
calculer  de  nouveau  la  plupart  des  formules  admises  parles 
minéraux,  et  j*ai  pu  en  rectifier  un  certain  nombre. 

Les  tomes  II  et  III  contiennent  la  Botanique.  Aipvès  quel- 
ques notions  élémentaires  sur  les  parties  dont  ils  se  compo- 
sent, je  fais  l'exposition  du  système  de  Linné,  de  la  méthode 
de  Jussieuet  de  celle  de  De  CandoUe  que  j'ai  suivie  en  réa- 
lité, tout  en  la  commençant  par  les  Acotylédonées,  à  l'exem- 
ple du  plus  grand  nombre  des  botanistes  modernes.  Dans 
cette  partie,  comme  dans  la  première,  sans  avoir  la  préten- 
tion déplacée  de  remplacer  par  un  seul  ouvrage  les  ouvrages 
spéciaux  des  hommes  les  plus  compétents,  tels  que  de  Can- 
doUe, de  Jussieu  et  Richard,  j'ai  cependant  exposé,  pour 
chaque  famille  :  ses  caractères  principaux  ;  sa  division,  lors- 
qu'elle a  lieu,  en  sous-familles  ou  en  tribus  ;  ses  propriétés 
générales,  médicinales^  alimentaires  ou  vénéneuses,  et  les 
exceptions  qui  peuvent  s'y  trouver;  enfin,  ses  produits  utiles, 
dont  le  nombre,  augmenté  de  tous  ceux  que  le  commerce 
m'a  procurés  ou  qui  m'ont  été  bénévolement  donnés,  de 
France,  d'Allemagne,  d'Angleterre  ou  d'Amérique,  est  au 
moins  double  de  ceux  que  j'ai  précédemment  décrits. 

Le  tome  IV  enfin  contient  la  Zoologie  où  j'ai  étudié  les 
animaux  ou  leurs  produits  utiles,  précédés  de  l'exposition  de 
la  classification  de  Cuvier  et  rangés  suivant  cette  classifi- 
cation. 

De  nombreuses  figures  ont  été  jointes  au  texte  de  l'ouvrage. 
Beaucoup  de  ces  figures  se  rapportant  aux  plantes  ou  aux 
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animaux,  ont  été  choisies  parmi  les  meilleures  dans  les 
nombreuses  iconographies  que  nous  possédons;  un  grand 
nombre  d^autres  sont  originales,  principalement  celles  qui 
appartiennent  à  des  drogues  officinales  qui  demandent  à 
être  distinguées  d'autres  plus  ou  moins  semblables,  ou  qui 
se  rapportent  à  quelques  substances  rares,  qu'une  simple 
description,  si  parfaite  qu'elle  fût,  n'aurait  pu  faire  suffisam- 
ment connaître.  Toutes  ces  figures  ont  été  dessinée»  par  M. 
Chazal,  professeur  de  dessin  au  Muséum  d'histoire  naturelle 
avec  le  soin  et  l'exactitude  qu'on  lui  connaît,  et  ont  été  gra- 
vées sous  sa  direction.  Il  eût  sans  doute  été  à  désirer  que 
toutes  les  plantes  et  drogues  simples  eussent  été  ainsi  repré- 
sentées ;  mais  le  pjix  de  l'ouvrage  en  eût  été  trop  augmenté, 
et  c'est  un  devoir  pour  un  éditeur  de  ne  pas  mettre  un  livre 
hors  de  la  portée  de  ceux  à  qui  il  peut  être  utile. 

G.  GUIBOURT. 


ÉcoLB  DE  Pharmacie  de  Paris, 
avril  1849. 


•r 


A  M.  THENARD 

MEMBRE    DE    L'INSTITUT   DE    FRANCE 

CHANCELIER   DE  L'UNIYERSITÉ,   ETC. 


HOMMAGE 

DE    RESPECT   ET    DE    RECONNAISSANCE. 


GUIBOURT. 

(1849) 


HISTOIRE  NATURELLE 


DIS 


DROGUES  SIMPLES 


INTRODUCTION 

L'histoibb  naturelle  pharmaceutique  est  une  science  qui  nous 
apprend  à  connaître  Torigine  et  les  caractères  distinctifs  des  corps 
qui  sont  employés  par  les  pharmaciens  et  qui  forment  le  sujet  ou 
la  matière  de  leurs  opérations.  Elle  diffère  de  Vhistoire  naturelle 
générale  en  ce  que  celle-ci  embrasse  la  description  de  tous  les 
êlres,  tels  qu*on  les  trouve  dans  la  nature,  tandis  que  la  première 
peut  se  borner  à  étudier  ceux  qui  sont  appliqués  à  la  guérison 
(les  maladies,  et  comprend  en  outre  la  description  de  leurs 
parties  ou  produits  utiles^  qui  nous  sont  fournis  par  le  commerce. 

EXEMPLES 

d^étres  naturels,  (le  pctrties  ou  produits  utiles. 

Bioxyde  de  manganèse,  Litharge, 

Pavots,  Quinquina  gris, 

Scolopendre,  Gomme  adragante, 

.Bourrache,  Opium, 

Sangsues,  Miel, 

Cantharides.  Cire  jaune. 

Il  résulte  de  ce  qui  précède  que  l'histoire  naturelle  pharma- 
ceutique tire,  sans  aucun  doute,  ses  principales  connaissances 
des  trois  branches  de  l'histoire  naturelle  générale,  qui  sont  la 
Minéralogie,  la  Botanique  et  la  Zoologie;  mais  qu'elle  emprunte 
aussi  des  indications  très-utiles  et  très-nombreuses  à  la  science 
du  commerçant  et  du  droguiste.  C'est  une  étude  qui,  pour  étre^ 
mixte  et  variée  comme  les  corps  qui  en  sont  l'objet,  n'en  est 
pas  moins  indispensable  au  pharmacien.  Sans  elle,  en  effet,  il 
nsquerait  de  compromettre  journellement  la  vie  des  hommes, 
soit  en  recevant  et  délivrant  une  substance  pour  une  autre,  soit 
en  remplaçant  une  bonne  drogue  simple,  sur  l'efficacité  de  la- 
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quelle  le  médecin  est  en  droit  de  compter,  par  une  sorte  infé- 
rieure ou  de  vertu  nulle.  C'est  ce  qui  arriverait  infailliblement 
si  le  pharmacien  délivrait,  par  exemple, 

Gonyze  squarreuse,  pour Digitale, 

Anguslure  fausse,  pour Angusture  vraie, 

Quinquina  carihagène,  pour Quinquina  calisaya, 

Opium  d'Egypte  ou  Opium  faux,  pour. . .  Opium  de  Smyrne, 

Redoul,  etc.,  pour Séné,  elc. 

Les  corps  naturels  qui,  par  eux-mêmes  ou  par  leurs  produits, 
nous  fournissent  tous  les  médicaments  que  nous  employons,  ont 
été,  presque  de  tout  temps,  partagés  en  trois  grandes  divisions 
auxquelles  on  a  donné  le  nom  de  règnes.  Ce  sont  les  règnes  mi- 
nérai^  végétal  et  animal.  Linné  a  exprimé  d'une  manière  aussi 
heureuse  que  laconique  ce  qui  les  distingue  principalement  ;  il 
a  dit  :  les  minéraux  croissent;  les  végétaux  croissent  et  vivent;  les 
animaux  croissent,  vivent  et  sentent. 

On  peut  remarquer  cependant,  à  Tégard  de  cette  ancienne  di- 
vision, que,  depuis  que  la  chimie  nous  a  fait  connatlre  l'existence 
de  plusieurs  corps  {air,  acide  carbonique,  hydrogène  carburé)  qui 
n'appartiennent  à  aucun  des  deux  derniers  règnes,  et  qu'il  serait 
difficile  de  conserver  dans  le  premier,  en  lui  conservant  son 
nom  ;  depuis,  surtout,  qu'on  a  mieux  apprécié  la  distance  infinie 
qui  sépare  la  matière  inerte  de  la  matière  vivante,  comparati- 
vement à  celle  que  l'on  observe  entre  les  deux  classes  d'ôtres  vi- 
vants, on  a  été  porté  à  changer  la  première  division,  et  à  ne  plus 
distinguer  que  deux  grands  règnes  dans  la  nature  :  le  règne  inor- 
ganique et  le  règne  organique. 

Le  règne  inorganique  comprend  tous  les  corps  qui  ne  sont  sou- 
mis, dans  leur  structure,  leur  durée  et  leurs  autres  qualités,  qu'aux 
lois  générales  de  la  matière  agrégée,  telles  que  Vétendue,  la  po  - 
rosité,  Vinerde,  la  pesanteur,  et  aux  lois  de  Vaffinité  chimique.  Ce 
règne  comprend  les  minéraux,  Veau,  Vair  et  les  autres  fluides 
aériformes  naturels. 

Le  règne  organique  renferme  tous  les  corps  doués  d'une  struc- 
ture autre  que  celle  qui  résulte  des  lois  générales  de  la  matière, 
ou  qui  sont  formés  de  parties  distinctes  et  agissantes^  nommées 
organes,  dont  le  but  commun  et  l'effet  sont  l'entretien  de  la  vie. 
Ce  règne  comprend  les  végétaux  et  les  animaux. 

Voici  d'ailleurs  les  principaux  caractères  qui  différencient  ces 
deux  grands  règnes. 

Les  corps  inorganiques  sont  formés  de  particules  toutes  sem- 
blables entre  elles,  jointes  par  simple  juxtaposition^  en  vertu  de 
la  force  d'attraction  universellement  répandue,  et  pouvant  se 
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réooir  toutes  les  fois  qu'elles  se  trouvent  en  contact.  Ces  corps 
peuvent,  à  la  rigueur,  avec  une  croissance  et  une  durée  indéfinies  ; 
et  si  une  cause  extérieure  vient  à  séparer  leurs  parties,  chacune 
d'elles,  considérée  isolément,  sera  encore  un  corps  complet, 
existant  dt  la  même  manière  que  le  tout  primitif. 

Les  corps  organisés^  au  contraire,  sont  formés  de  parties  hétéro- 
gènes, qui  ne  peuvent  se  réunir  ou  s'accrottre  que  par  un  travail 
intérieur  nommé  intus-susception^  et  qui,  séparées,  ne  peuvent  vivre 
ou  exister  de  la  même  manière  que  le  tout  qu'elles  formatent  par  leur 
réimùm.  Ces  corps  ne  peuvent  descendre  que  d'individus  préexis- 
tants et  semblables  à  eux;  ne  croissent  qu'autant  que  le  permet 
le  développement  des  organes  dont  ils  sont  formés,  et  ne  peu- 
îent  vivre  indéfiniment;  car  ces  organes,  après  avoir  atteint  leur 
plus  grand  développement,  ne  tardent  pas  à  dépérir.  D'abord 
leurs  fonctions  s'affaiblissent,  bientôt  elles  cessent  entièrement,  • 
et  l'individu  n'existe  plus. 

Éclaircissons  ces  différentes  propositions  par  quelques  exem- 
ples. 

Tai  dit  que  les  corps  inorganiques  étaient  formés  de  parties  si- 
wulaireSy  jointes  par  simple  juxtaposition.  Prenons  une  eau  ter- 
restre saturée  d'acide  carbonique  et  contenant  du  carbonate  de 
ckmx  en  dissolution.  Cette  eau,  en  coulant  à  l'air  libre,  perd  son 
acide  et  le  carbonate  calcaire  se  précipite.  Mais,  en  se  déposant, 
les  petites  particules  de  ce  sel,  qui  sont  déjà  toutes  du  carbo- 
nate de  chaux,  ou  qui  sont  similaires  et  qui  ont  une  forme  dé- 
lermioée,  bien  qu'elle  échappe  à  nos  sens  par  sa  petitesse,  ces 
particules,  dis-je,  se  juxtaposent  par  certaines  faces,  adhèrent 
entre  elles,  et  forment  des  masses  dont  l'accroissement  n'aura 
d'autre  borne  que  celle  de  la  cause  qui  les  produit.  N'est-ce 
pas  ainsi  que  s'est  formée,  à  Clermont  du  Puy-de-Dôme,  cette 
masse  énorme  de  dépôt  calcaire,  nommée  le  Pont  de  Sainf-AUyre^ 
qui  n'a  pas  moins  de  80  mètres  de  longueur,  sur  une  hauteur  de 
6i7  mètres?  ou  bien  ces  belles  et  grandes  stalactites  formées 
dans  les  grottes  d'Antiparos,  l'une  des  îles  grecques,  par  Tinûl- 
tration  des  eaux  calcaires  qui  y  tombent  goutte  à  goutte? 

Au  contraire  des  minéraux,  les  corps  organisés,  par  exemple 
les  végétaux,  sont  formés  de  particules  hétérogènes  qu'ils  puisent 
dans  la  terre  et  dans  l'air,  et  qui  sont  principalemen  t  de  l'eau,  de 
Yacide  carbonique^  de  l'oxygène^  de  Vazote^  et  quelques  oxydes  ou 
sels  métalliques  (les  animaux  ajoutent  à  ces  substances  premières 
celles  qu'ils  prennent  à  des  êtres  déjà  organisés).  Mais  jamais 
ces  divers  éléments  juxtaposés,  et  soumis  à  la  seule  influence  des 
forces  qui  régissent  la  nature  inorganique,  ne  pourront  former 
un  végétal  ou  un  animal.  Il  faut  qu'il  existe  un  noyau  primitif  on 
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embryon^  pourvu  en  lui-môme  d'une  force  encore  inconnue, 
nommée  force  vitale,  qui  lui  donne  le  pouvoir  d'attirer  dans  son 
intérieur^  d'absorber  et  de  combiner  de  mille  manières  les  élé- 
ments qu'il  puise  au  dehors,  pour  en  former  du  ligneux^  de  la 
gomme j  de  la  matière  verte^  des  feuilles,  des  fleurs, ,  des  fruits,  ou 
bien  de  la  bile,  du  sang,  de  la  chair  musculaire  et  des  os. 

Les  minéraux  peuvent  croître  indéfiniment,  c'est-à-dire,  au  moins 
tant  que  les  circonstances  de  leur  formation  ne  changent  pas.  J'en 
citerai  encore  pour  exemple  le  pont  de  Saint-Allyre,  qui  n'a  cessé 
de  s'accroître  que  lorsqu'une  circonstance  fortuite  a  changé  le 
cours  de  l'eau  qui  lui  donnait  naissance.  Dans  les  êtres  organisés, 
la  croissance  est  limitée,  au  contraire,  sans  que  les  conditions 
premières  paraissent  changées.  Prenons,  par  exemple,  un  végétal 
en  germination,  ûxé  au  sol,  et  qui  sera  entouré  toute  sa  vie  des 
mômes  sucs  nourriciers  de  la  terre  et  des  mômes  circonstances 
atmosphériques  :  pourquoi  ce  végétal  s'arrôtera-t-il  tantôt  à  la 
hauteur  de  quelques  centimètres,  et  tantôt  parviendra-t-il  à  celle 
de  10,  20,  30,  50  mètres,  suivant  son  espèce,  comme  si  l'arbrCf 
l'herbe,  et  l'on  peut  en  dire  autant  du  jeune  animal,  avaient  au- 
tour d'eux  un  espace  limité  par  une  enveloppe  invisible,  qu'ils 
sont  tenus  de  remplir,  sans  pouvoir  la  dépasser? 

Les  corps  inorganiques  peuvent  avoir  une  durée  indéfinie,  à  moins 
que  des  causes  extérieures  ne  viennent  s'opposer  à  leur  conser- 
vation. Tel  est  le  feldspath,  composé  minéral  contemporain  de  la 
première  solidification  du  globe,  qui  fait  partie  du  granité  et  des 
autres  roches  primitives;  qui  dure,  par  conséquent,  depuis  un 
nombre  incommensurable  de  siècles,  et  qui  ne  $e  détruit  que 
lorsque  l'eau,  jointe  à  des  forces  électriques  qui,  dans  des  cir- 
constances peu  connues,  se  développent  entre  les  minéraux,  par- 
vient à  en  dissocier  les  éléments.  Alors,  mais  seulement  alors,  le 
feldspath,  qui  peut  être  considéré  comme  un  silicate  double  ^U" 
lunùne  et  de  potasse,  perd  toute  sa  potasse  et  une  certaine  quantité 
de  silice,  et  se  convertit  en  un  silicate  d'alumine  hydraté,  qui  est 
le  kaolin. 

Par  opposition  aux  corps  inorganiques,  les  ôtres  organisés  n'ont 
qu'une  durée  limitée,  après  laquelle  ils  ne  peuvent  plus  vivre. 
Alors  leurs  éléments  se  dissocient  et  rentrent  sous  l'empire  des 
lois  de  la  nature  inorganique.  11  est  vrai  qu'un  certain  nombre 
d*animaux  et  plusieurs  grands  végétaux  peuvent  avoir  une  durée 
considérable.  Les  carpes,  par  exemple,  peuvent  vivre  deux  ou  trois 
cents  ans,  et  on  a  vu,  dans  les  forôts  du  Liban,  des  cèdres  et  des 
chênes  tellement  gros,  qu'en  calculant  leur  durée  par  le  diamètre 
de  leur  tronc,  on  ne  pouvait  pas  leur  accorder  moins  de  neuf  à 
dix  siècles  d'existence.  11  existe  aussi  à  Ténériffe,  une  dés  lies 
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Canaries,  an  dragonnier  {Dracœna  draco)  dont  le  tronc  a  25  mètres 
de  circonférence  à  sa  base,  et  dont  Tâge  parait  être  de  quatorze 
ou  quinze  cents  ans.  ËnÛn,  on  voit  encore  sur  l'Etna,  en  Sicile, 
les  débris  d'un  châtaignier,  dont  le  tronc,  à  la  fin  du  siècle  der- 
nier, Devait  pas  moins  de  52  mètres  de  circonférence,  et  dont  on 
estime  la  dorée  à  quatre  mille  ans  (i). 

Ces  exemples  sembleraient  montrer  que  les  êtres  organisés  peu- 
Tmt  quelquefois  avoir  autant  de  durée  que  les  corps  inorgani- 
ques, mais  ils  ont  plus  d'apparence  que  de  réalité. 

Les  corps  inorganiques  peuvent  bien  réellement  avoir  une  du- 
rée indéfinie,  et  si  Tun  de  ces  corps,  le  granité^  par  exemple, 
s'est  formé  avant  presque  tous  les  autres  minéraux,  et  bien  avant 
tous  les  végétaux  et  les  animaux  ;  à  partir  de  l'instant  de  sa  for- 
mation, et  depuis  un  temps  véritablement  incalculable,  c'est  bien 
la  même  matière  qui  existe  sans  aucune  espèce  de  modification.  Mais, 
dans  les  végétaux  et  dans  les  animaux,  la  matière  se  renouvelle 
ioili  cesse  par  celle  qu'ils  tirent  de  l'air,  de  la  terre  ou  ae  leurs 
aliments  :  cette  matière  remplace  celle  qui  s'en  échappe  conti- 
nuellement par  exhalation,  exsudation^  respiration  ou  sécrétion, 
de  telle  sorte  que  la  matière  dont  ils  se  composent  aujourd'hui 
n'est  pas  celle  qui  les  constituait  hier,  et  que,  au  bout  d'un  cer- 
tain temps,  ils  ne  conservent  plus  rien  de  la  substance  qui  les 
avait  formés  à  une  époque  antérieure. 

11  y  a  plus,  non-seulement  la  matière  se  renouvelle,  mais  l'in- 
dividu lui-même  peut  être  supposé  ne  plus  exister.  Ce  châtai- 
gnier de  llStna,  que  je  citais  tout  à  l'heure,  dont  le  tronc  a  52 
mètres  de  circonférence,  laisse  au  milieu  un  espace  vide  si  consi* 
dérable  qu'on  y  a  construit  une  maison  avec  ses  dépendances,  et 
un  four  pour  faire  sécher  les  fruits  mêmes  qu'on  y  recolle.  Or, 
an  arbre  dicotylédone  pouvant  être  considéré  comràe  une  réu- 
nion d'individus  qui  naissent  chaque  année  les  uns  des  autres, 
eo  s'appliquant  à  Textérieur  de  leurs  devanciers,  il  en  résulte  que 
l'arbre  d'aujourd'hui  est  formé  par  la  soudure  des  individus  an- 
nuels les  plus  nouveaux,  et  que  les  milliers  d'individus  antérieurs, 
qui  occupaient  le  centre  de  l'arbre,  ont  été  rendus  aux  éléments 
où  va  se  confondre  tout  ce  qui  a  vécu  sur  la  terre. 

Il  esta  peine  nécessaire  que  je  revienne  sur  la  différence  qui 
ressort  de  la  division  mécanique,  lorsqu'on  l'applique  aux  corps 
inorganiques  et  aux  êtres  organisés.  Les  premiers,  divisés  Ou  at- 
ténués autant  que  l'on  pourra,  ne  changeront  pas  de  nature,  et 
chacune  de  leurs  particules  existera  toujours  de  la  même  ma- 
nière que  le  tout.  Les  seconds,  divisés  suffisamment,  perdront  tou- 

(I)  Voyez  Hufeland,  VArt  de  prolonger  la  vie  ou  la  Macrobiotique,  Nouvelle 
édition.  Paris,  1871,  p.  Cl. 
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jours  la  vie,  ne  constitueroDt  plas  ni  un  animal  ni  un  végétal, 
et  n'offriront  qu'une  matière  morte,  propre  à  subir  toutes  les  mo- 
difications que  les  agents  chimiques  viendront  lui  imposer. 

Si  nous  comparons  maintenant  les  deux  classes  d'êtres  orga- 
nisés, ou  les  végétaux  et  les  animaux,  nous  y  verrons  aussi  des 
distinctions  marquées,  mais  d'un  ordre  inférieur  à  celles  que  nous 
avons  signalées  entre  les  corps  organisés  et  non  organisés,  et  qui 
ne  seront,  pour  ainsi  dire,  que  des  modifications  de  la  môme 
manière  d'exister. 

Les  végétaux,  qui  sont  ceux  de  ces  êtres  dont  l'organisation  est 
la  plus  simple,  sont  dépourvus  de  sensibilité  et  de  la  faculté  de  se 
mouvoir  volontairement.  D'après  cela,  ne  pouvant  aller  chercher 
leur  nourriture,  ils  doivent  se  nourrir  et  se  nourrissent,  en  effet, 
de  substances  universellement  répandues,  inertes  et  déjà  très-dtutsées: 
tels  sont  Veau,  l'air,  et  les  corps  qui  peuvent  s'y  trouver  dissous. 

Jlsn'ontpasde  cavité  pour  recevoir  leurs  aliments,  et  l'absorption 
de  leur  nourriture  parait  se  faire  par  tous  les  points  de  leur  sur- 
face. Enfin,  n'ayant  pas  d!estomac,  ils  peuvent  être  souvent  par- 
tagés en  plusieurs  individus  et  peuvent  se  propager  par  boutures. 

Les  animaux  ont  la  faculté  de  se  mouvoir  selon  leur  volonté,  et,  par 
suite,  celle  de  chercher  leur  nourriture.  Alors  cette  nourriture 
peut  être  plus  diversifiée  et  moins  abondamment  répandue.  De- 
vant chercher  leur  nourriture,  et  pouvant  rester  un  certain  temps 
sans  trouver  celle  qui  leur  est  propre,  il  faut  aux  animaux  une 
cavité  pour  déposer  celle  qu'ils  prennent,  et  qui  leur  serve  comme 
de  magasin  :  cette  cavité  est  leur  estomac.  Enfin  de  ce  que  leur 
centre  de  nutrition  est  unique,  ils  ne  peuvent  être  divisés  en 
plusieurs  individus.  A  la  vérité,  cependant,  quelques  animaux 
des  classes  les  plus  inférieures  paraissent  pouvoir  se  diviser  ;  mais 
4'/est  qu'ils*  ont  plusieurs  centres  de  nutrition,  ou  plutôt  c'est 
parce  qu'ils  sont  formés  de  plusieurs  animaux  réunis  et  vivant  en 
commun,  d'une  manière  analogue  à  celle  des  végétaux. 

En  résumé,  on  a  établi  une  première  grande  division  entre  tous 
les  corps  de  la  nature,  savoir,  le  règne  inorganique,  comprenant 
principalement  les  minéraux,  et  le  règne  organique,  formé  des  vé- 
gétaux et  des  animaux. 

Les  minéraux,  les  végétaux  et  les  animaux,  considérés  sous  le 
rapport  de  leurs  produils  utiles  à  l'art  de  guérir,  forment  l'objet 
de  la  science  que  nous  avons  nommée  précédemment  Vhistoire 
naturelle  pharmaceutique. 

Nous  allons  commencer  leur  étude  par  les  minéraux,  en  nous 
x)ccupant  tout  d'abord  d'une  manière  générale  des  caractères 
qui  servent  à  les  décrire  et  à  les  reconnaître. 


PREMIERE   PARTIE 


MINÉRALOGIE 


CARACTÈRES  DES  MINÉRAUX. 

Les  caractères  qui  servent  à  décrire  et  à  reconnaître  les  miné- 
raux sont  de  deux  sortes  :  physiques  et  chimiques. 

Les  premiers  sont  ceux  dont  l'observation  n'apporte  aucun 
changement  à  la  nature  du  corps  que  Ton  examine  :  tels  sont 
ïétat  d'agrégation,  la  forme  cristalline^  la  structure^  la  cassure^  la 
pesanteur  spéifique,  l'impression  sur  les  sens  du  goût^  du  toucher,  de 
f odorat,  de  fouie  {sonorité),  et  de  la  vue  {couleur,  éclat,  transparence, 
réfraction),  les  effets  de  Yélectricité  et  du  magnétisme. 

Les  seconds  sont  ceux  qui  résultent  de  l'action  de  différents 
agents  chimiques  sur  la  substance  soumise  à  Texamen,  et  qu'on 
oe  peut  observer  sans  altérer  plus  ou  moins  la  nature  de  celle-ci. 
Us  agents  que  Ton  emploie  le  plus  ordinairement  sont  le  calo- 
rique,  Veau,  les  acides,  quelques  sels,  différentes  teintures  végé- 
taies,  etc. 

CARACTÈRES  PHYSIQUES. 
Etats   d^Agréi^tloii. 

Les  corps  se  présentent  à  nous  sous  trois  états  principaux,  qui 
sont:  l'état  solide,  Vétat  liquide  et  l'état  gazeux  ou  aériforme. 

Dans  le  premier,  le  corps  résiste  plus  ou  moins  au  choc,  à  la 
pression  ou  à  la  force  de  pesanteur. 

Dans  le  second,  les  particules  ne  conservent  qu'une  si  faible' 
cohésion,  qu'elles  cèdent  isolément  à  la  force  de  pesanteur  qui 
les  attire  vers  le  centre  de  la  terre,  et  qu'elles  roulent  les  unes 
sur  les  autres  jusqu'à  ce  qu'elles  se  soient  mises  en  équilibre  par 
rapport  à  cetle  force,  et  que  la  surface  du  corps  soit  horizontale, 
c'est-à-dire  parallèle  à  la  surface  de  la  terre. 

Dans  le  troisième  état,  la  cohésion  esta  peu  près  nulle,  et  le 
corps  ne  parait  soumis  qu'à  l'influence  du  calorique,  qui,  en  lui 
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supposant  une  tension  constante,  en  écarterait  les  molécules 
indéfiniment,  si  elles  n'étaient  coercées  par  la  pression  de  l'al- 
mosphère* 

L'état  d'agrégation  d'un  corps,  ou  la  distance  à  laquelFe  se 
tiennent  ses  particules,  dépend  d'une  sorte  d'équilibre  qui  s'éta- 
blit entre  là  force  attractive  des  molécules,  plus  la  pression  de 
l'atmosphère  d'une  part,  et  la  force  élastique  du  calorique  de 
l'autre;  plus  la  première  a  de  prépondérance  sur  la  dernière, 
plus  le  corps  est  solide.  Quant  à  la  pression  de  l'atmosphère, 
elle  n'ajoute  pas  sensiblement  à  la  force  d'agrégation,  lorsque 
le  corps  est  solide  ;  mais  elle  contribue  puissamment  à  re- 
tenir un  certain  nombre  de  corps  à  l'élat  liquide;  et,  comme 
•je  viens  de  le  dire,  elle  seule  limite  le  volume  des  corps  gazeux. 

Ces  différents  étals  ont  chacun  des  degrés  différents,  et  il  est 
probable  qu'ils  passent  STpeu  près  de  l'un  à  l'autre.  Gela  est  très- 
sensible  pour  les  corps  solides,  dont  les  uns  sont  très-durs  et  très- 
difficiles  à  rompre,  et  dont  les  autres  ont  une  molksse  qui  les 
approche  des  corps  liquides.  Il  est  facile  de  constater  que  la 
liquidité  n'est  pas  non  plus  la  môme  pour  tous  les  corps  ;  par 
exemple,  Veau^  le  mercwe^  le  naphthe  et  le  pétrole.  On  peut  se 
convaincre  également  que  les  corps  gazeux  ne  jouissent  pas  au 
même  degré  de  la  fluidité  aériforme,  en  les  faisant  passer,  sous 
une  môme  pression,  à  travers  des  tubes  d'un  môme  diamètre.  En 
général,  ce  sont  les  gaz  les  moins  denses  qui  s'écoulent  avec  la 
plus  grande  vitesse,  quoique  l'écoulement  ne  soit  pas  exactement 
en  raison  inverse  de  la  pesanteur  spécifique. 

Mais  c'est  surtout  aux  différentes  modifications  de  l'état  de 
solidité  qu'il  convient  de  nous  attacher. 

On  reconnaît  ces  modifications,  en  essayant,  de  différentes 
manières,  de  désunir  les  particules  des  corps  solides  ;  tels  sont  : 
le  frottement  réciproque  des  corpSy  le  frottement  de  la  lime,  le  choc 
du  briquet,  la  percussion  du  marteau,  la  flexion,  Idi  pression  du  tami" 
noir,  la  traction  à  la  filière,  la  suspension  dun  poids  augmenté  jus* 
qu'à  fracture . 

Frottement  réciproque  des  corpSy  Dureté, 

Le  frottement  des  parties  anguleuses  d'un  corps  contre  la 
surface  d'un  autre  corps  indique  la  dureté  relative  de  chacun. 
Ainsi  le  carbonate  de  chaux  cristallisé  raye  le  sulfate  de  chaux  et  est 
rayé  par  le  fluorure  de  calcium  ou  spath  fluor.  Le  diamant  raye 
tous  les  corps  et  ne  peut  ôtre  usé  que  par  le  frottement  de  sa 
propre  poussière. 
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Pour  donner  une  certaine  précision  à  ce  caractère,  les  miné- 
ralogistes ont  choisi  une  série  de  dix  corps  disposés  de  telle  ma- 
nière qu'une  substance  minérale  quelconque  rayera  toujours  Tun 
de  ces  corps,  et  ne  rayera  pas  le  corps  plus  dur  qui  le  suit.  Voici 
cette  série,  commençant  par  le  corps  le  plus  tendre  et  finissant 
pir  le  plus  dur  : 

i .  Talc  laminaire  blanc . 

2.  Cbaux  sulfatée  limpide. 

3.  Cbaux  carbooalée  rhomboédrique. 

4.  Chaux  flualée  octaédnque. 

5.  Cbaux  pbosplialée  cristallisé^. 

6.  Feldspath  adulaire  limpide. 

7.  Quarts  hyalin  prisme. 

8.  Topaze  Jaune  prismatique  du  Brésil. 

9.  Corindon  transparent  cristallisé. 
10.  Diamant  limpide  octaèdre. 

Le  frottement  de  la  lime  et  le  choc  du  briquet  peuvent  aussi 
servir  à  reconnaître  la  dureté  des  corps,  mais  ils  donnent  un 
résultat  moins  précis  que  la  comparaison  des  minéraux  entre 
eux,  puisqu'ils  ne  peuvent  les  diviser  qu'en  deux  séries, 
savoir  : 

i"*  Ceux  qui  sont  attaqués  par  la  lime  et  qui  cèdent  au  choc  du 
briquet  :  tels  sont  les  cinq  premiers  des  dix  corps  nommés  tout 
à  l'heure  ; 

^  Ceux  qui  ne  sont  pas  attaqués  par  la  lime  et  qui  font  feu 
^us  le  choc  du  briquet  :  tels  sont  les  cinq  derniers  corps  de  la 
^e  précédente,  à  commencer  par  le  feldspath. 

Cependant  ce  caractère  peut  être  utile  pour  distinguer  certains 
oÛQéraax  :  par  exemple,  Tantimoine  natif  ressemble  pour  la  cou- 
leur au  mùpickeloxxsulfo'arséniure de  fer;  mais  celui-ci  étincelle 
8008  le  briquet,  et  le  premier  cède  à  son  choc.  Quand  on  dit 
qu'un  corps  étincelle  sous  le  briquet^  on  se  sert  souvent  d'une 
expression  inexacte.  C'est  le  briquet,  au  contraire,  qui  étincelle 
^  plus  ordinairement  par  le  choc  du  corps  dur,  lequel  en  détache 
<1^  parcelles  d'acier,  qui  brûlent  vivement  au  contact  de  l'air,  en 
faisoD  de  la  haute  température  à  laquelle  la  compression  du  choc 
l«  a  portées. 

11  y  a  deux  propriétés  opposées  à  la  dureté  :  ce  sont  la  tendreté 
6t  la  mollesse.  Un  corps  est  tendre  lorsqu'il  joint  la  friabilité  à 
1  absence  de  la  dureté  :  exemple,  la  craie*  Il  est  mou  lorsque  le 
manque  de  dureté  est  associé  à  la  ductilité  :  exemple,  le 
plomb. 
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Percussion  du  marteau,  Malléabilitéy  etc. 

La  percussion  du  marteau  sert  à  séparer  les  corps  en  ^eux 
autres  catégories,  qui  sont  les  corps  malléables  et  les  corps  ca«- 
sants.  Les  premiers  s*aplalissent  et  s'étendent  saas  se  rompre  : 
exemples,  le  cuivre^  Vargenty  Vor  et  le  platine.  Les  seconds,  au 
contraire,  se  brisent  sans  s'étendre  ;  tels  sont  Vantimoine^  le  bis- 
muth^ le  marbre^  le  grès. 

Les  corps  qui  se  brisent  sous  le  marteau  ne  le  font  pas  de  la 
même  manière,  ce  qui  permet  encore  de  distinguer  : 

1®  Ceux  qui  se  brisent  difficilement,  effet  dû  à  une  certaine  té- 
nacité jointe  à  la  dureté  :  exemple,  le  fer  chromité  du  Yar  ; 

2°  Les  corps  qui  étant  durs,  mais  dépourvus  de  toute  ténacité, 
se  brisent  très-facilement  ;  on  les  nomme  fragiles  :  exemple, 
Xeiiclase  ; 

3®  Les  corps  qui  se  divisent  en  grains  faiblement  agglomérés  : 
on  dit  qu'ils  sont  friables^  par  exemple,  certains  grès. 

On  peut  remarquer  que  la  friabilité  de  la  masse  n'exclut  pas  la 
dureté  des  particules.  Lorsqu'au  contraire  celles-ci  sont  privées 
de  dureté,  alors  le  corps  est  dit  tendre^  par  exemple,  la  çt^aie. 

Flexion;  ténacité,  élasticité^  etc. 

L'effort  de  la  flexion  étant  appliqué  à  des  lames,  ou  à  des 
prismes  d'une  certaine  épaisseur,  les  corps  qui  composent  ces 
lames  ou  ces  prismes  se  conduisent  de  Tune  quelconque  des 
manières  suivantes. 

i^lls  rompent  sans  ployer  avec  un  degré  de  plus  ou  moins 
grande  facilité  qu'il  est  souvent  très-important  de  connaître,  par 
exemple,  lorsqu'il  s'agit  de  déterminer  la  force  de  résistance  ou 
la  ténacité  de  la  fonte,  du  marbre,  de  la  pierre  à  bâtir,  d'un  ci- 
ment solidifié.  A  cet  effet,  on  forme  une  barre,  ou  un  prisme 
carré,  de  la  substance  que  l'on  veut  essayer  ;  on  fixe  ce  prisme 
horizontalement  à  l'extrénûté  d'un  support  solide  et  invariable, 
de  manière  qu'il  le  dépasse  d'une  certaine  quantité,  et  on  ap- 
plique sur  la  partie  libre  un  poids  que  l'on  augmente  jusqu'à 
fracture.  On  trouve  alors  qu'il  y  a  des  sqbstances  très-/emzc«5, 
comme  le  jade  et  Vémeri  ;  ce  sont  ceux  qui  résistent  également  le 
mieux  au  choc  du  marteau  ;  viennent  ensuite  le  jaspe,  le  quartz^ 
le  silex  pyromaque  ou  pierre  à  fusil,  le  fer  oligiste,  etc.  Parmi  les 
plus  fragiles,  au  contraire,  il  faut  citer  le  fer  sous-sulfaté  résinite^ 
Veuclase  et  le  soufre. 

2*  Les  corps  ploient  sans  se  rompre,  et  reviennent  à  leur  pre- 
mier état  lorsqu'on  fait  cesser  la  force  de  flexion.  On  appelle  ces 
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corps  éUutiqueSy  et  Ton  remarque  qu'en  général  leur  élaslicilé  est 
en  raison  de  leur  durelé. 

3^  Les  corps  fléchissent  et  gardent  la  forme  qu'on  leur  a  don- 
née, même  après  que  la  force  de  flexion  a  cessé  d'agir.  On  dit 
que  ces  corps  sont  mous  ou  non  élastiques^  parce  que,  ciTective- 
meot,  cette  propriété  de  plier  sans  être  élastique  ne  va  jamais 
sans  la  mollesse. 

Pression  du  laminoir,  filière. 

La  pression  graduée  du  laminoir  et  la  traction  à  la  filière  ser- 
vent à  séparer  les  corps  en  deux  classes,  savoir  :  les  corps  duc- 
tiks  ou  qui  peuvent  s'étendre  sans  se  rompre,  et  les  corps  non 
ductiles.  On  trouve  parmi  les  premiers  tous  les  corps  qui  s'éten* 
dent  également  sous  le  marteau  ou  qui  sont  malléables.  Les  se- 
conds comprennent  tous  les  corps  cassants. 

Le  laminoir  est  composé  de  deux  cylindres  d'acier  placés  hori- 
zontalement l'un  au-dessus  de  l'autre,  pouvant  être  rapprochés 
et  fixés  à  volonté,  et  tournant  en  sens  contraire.  On  aplatit  par 
an  bout  le  corps  que  l'on  veut  y  faire  passer,  et  on  l'engage  par 
cette  extrémité  entre  les  deux  cylindres  dont  le  mouvement 
contraire  tend  à  l'y  faire  entrer.  La  résistance  opposée  par  Taxe 
des  cylindres  à  leur  écartement  étant  plus  grande  que  celle  du 
corps  soumis  à  l'expérience,  celui-ci  est  forcé  de  s'aplatir  et 
de  se  réduire  en  une  lame  d'autant  plus  mince  que  les 
cylindres  sont  plus  rapprochés.  Il  n'y  a  que  les  métaux,  et  en- 
core un  petit  nombre  de  métaux,  qui  puissent  passer  au  la- 
minoir. 

La  filière  est  une  plaque  rectangulaire  d'acier,  percée  de  trous 
de  différents  diamètres,  à  travers  lesquels  on  fait  passer  le  corps 
qae  l'on  veut  réduire  en  fils.  11  n'y  a  de  môme  que  les  métaux 
non  casssants  qui  puissent  se  prêter  à  cette  opération.  On  les 
coule  en  lingots  allongés  dont  on  amincit  une  extrémité,  de 
manière  à  pouvoir  l'engager  dans  un  des  trous  de  la  plaque 
disposée  verticalement  et  fixée  avec  beaucoup  de  solidité.  On 
saisit  l'extrémité  amincie  avec  une  pince  fortement  serrée  et 
tirée  à  l'aide  d'une  force  mécaniquel  La  filière  offrant  encore 
pins  de  résistance  que  le  corps  métallique,  c'est  lui  qui,  lorsqu'il 
en  est  susceptible,  s'étend  dans  le  sens  de  sa  longueur,  s'amincit 
et  se  réduit  en  un  fil  d'autant  plus  délié  que  le  trou  de  la  filière 
est  plus  petit. 

Il  faut  remarquer  que  les  métaux  ne  suivent  pas  le  même 
ordre  dans  leur  faculté  de  pouvoir  se  réduire  en  fils  d'un  très- 
petit  diamètre  au  moyen  de  la  filière,  ou  en  lames  très- minces 
par  le  laminoir  ou  le  marteau,  ce  qui  dépend  de  leur  degré  de 
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dureté  ou  de  mollesse,  et  de  leur  texture  flbrease  ou  lameifeire. 
L'or  est  le  plus  malléable  de  tous  les  métaux,  et  peut  être  réduit 
en  feuilles  si  légères  que  le  moindre  souffle  les  enlève  ;  mais  sa 
mollesse  s'oppose  à  ce  qu'on  en  tire  des  fils  très-fins  ;  tandis  que 
le  fer,  dont  la  dureté  est  plus  considérable,  et  qui  a  d'ailleurs 
une  texture  fibreuse,  se  réduit  en  fils  d'une  ténuité  extrême. 
Voici  donc  Tordre  de  la  malléabilité  des  métaux  :  or^  argent, 
cuivre^  platine,  étatn,  plomb,  zinc,  fer,  nickel,  palladium.  Voici 
celui  de  leur  ductilité  à  la  filière  :  fer,  cuivre,  platine,  argent,  or, 
étain,  zinc,  plomb. 

Suspension  (fun  poids  augmenté  jusqu'à  ta  fracture. 

J'ai  parlé  précédemment  de  la  ténacité  des  corps  cassants,  qui 
se  mesure  par  la  difficulté  que  l'on  éprouve  à  les  rompre  sous  le 
choc  du  marteau,  ou  par  la  suspension  d'un  poids  appliquée 
l'extrémité  libre  d'un  prisme  carré  de  la  substance.  La.  môme  pro- 
priété existe  dans  les  métaux  ductiles,  mais  on  la  mesure  d'une 
manière  différente.  A  cet  effet,  on  fixe  un  fil  métallique  d'un  dia- 
mètre connu,  par  une  de  ses  extrémités,  et  l'on  suspend  à  l'autre, 
qui  tombe  librement,  un  poids  que  l'on  augmente  graduellement 
jusqu'à  ce  que  le  fil  vienne  à  se  rompre.  Or,  il  est  évident  que 
la  ténacité,  ainsi  mesurée,  n'est  que  la  limite  de  celle  en  vertu  de 
laquelle  les  métaux  peuvent  se  tirer'  en  fils  plus  ou  moins  déliés 
au  moyen  de  la  filière;  car  il  est  évident  que  la  force  qui  tend 
à  faire  passer  le  fil  à  travers  la  filière  peut  être  assimilée  à  un 
poids  suspendu  à  l'extrémité  de  ce  fil,  pris  à  l'endroit  où  son  dia* 
mètre  est  le  plus  petit,  et  que,  dans  les  deux  cas,  le  fil  se  rompra 
au  môme  diamètre,  pour  une  égale  force  de  traction.  L'ordre  des 
ténacités  pour  les  métaux  est  donc  le  même  que  celui  de  leur  plus 
grande  ductilité  à  la  filière. 

CrUt»lllsatloii  on  forme  plus  ou  moins  régulière  deamliiénnuc. 

Les  minéraux  sont  des  assemblages  de  particules  similaires, 
liées  entre  elles  par  une  force  qui  a  reçu  le  nom  de  cohésion. 
Lorsque  ces  particules  viennent  à  se  réunir  lentement,  après 
avoir  été  dissoutes  d'une  manière  quelconque,  elles  s'unissent, 
de  manière  à  former  des  corps  polyédriques,  terminés  par  des 
surfaces  planes,  et  semblables  ou  analogues  aux  solides  de  la 
géométrie.  On  donne  à  ces  corps  polyédriques  le  nom  de  cris- 
taux. 

En  parlant^  dans  notre  introduction,  dé3  différences  qui  dis- 
tinguent les  corps  inorganiques  des  corps  organisés  ou  doués  de 
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rie,  nous  avons  omis  de  faire  mention  de  la  faculté  de  cristall%sei\ 
oa  d'offrir  des  solides  terminés  par  des  surfaces  planes  et  des 
arêtes  reciilignes,  qui  appartient  exclusivement  aux  corps  inor- 
ganiques, tandis  que  les  corps .  organisés  offrent  toujours  des 
formes  plus  ou  moins  arrondies,  et  sans  véritable  surface  plane^ 
ni  arête  rectiligne. 

A  la  vérité,  cependant,  les  êtres  organisés  produisent  un  assez 
grtad  nombre  de  substances  cristallisées,  telles  que  le  camphre, 
le  fM^re,  Voxalate  de  chaux,  la  cholestériney  Vacide  urique,  etc.  ; 
mais  ces  substances,  entièrement  privées  de  vie,  sont  de  vérita- 
bles corps  inorganiques,  analogues  par  leur  manière  de  se  former 
et  de  croître  aux  composés  minéraux. 

De  quelque  manière  que  se  soient  formés  les  cristaux,  ils  of- 
frent un  nombre  plus  ou  moins  considérable  de  surfaces  planes 
doDt  rétendue  est  extrêmement  variable,  et  des  angles  qui  ont 
une  ouverture  constante  pour  chaque  espèce  minérale. 

On  donne  aux  surfaces  le  nom  de  faces^  quand  elles  offrent  une 
assez  grande  dimension  comparativement  à  la  grandeur  du 
cristal,  et  qu'elles  déterminent  la  forme  dominante  de  celui-ci. 

On  donne  le  nom  de  facettes  à  des  faces  plus  petites,  qui  pa- 
raissent se  former  par  la  troncature  des  angles  ou  des  arrêtes,  et 
qui  altèrent  plus  ou  moins  la  forme  principale. 

Quant  aux  angles,  on  en  distingue  trois  espèces  :  1°  des  angles 
pbns,  formés  par  deux  arêtes  contiguês  appartenant  à  une  même 
lace  ;  2®  des  angles  dièdres^  ou  angles  saillants,  formés  par  Tinci- 
deoce  de  deux  faces  ;  3<*  des  angles  solides  formés  par  la  réunion 
de  plus  de  deux  angles  plans,  ou  par  l'incidence  de  plus  de  deux 
laces. 

n  existe  dans  les  cristaux  dès  joints  naturels  qui  sont  quelque- 
fois visibles  et  d'autres  fois  invisibles,  mais  que  l'on  peut  pres- 
que toujours  mettre  en  évidence,  en  frappant  les  faces  du  cristal 
saivant  certains  sens,  soit  avec  une  lame  d'acier,  soit  avec  un 
marteau.  Ces  joints  naturels  portent  le  nom  de  clivage,  et  servent 
à  diviser  les  cristaux  en  cristaux  plus  petits,  quelquefois  sem- 
blables aux  premiers,  mais  très-souvent  aussi  différents,  et  qui 
sont  d'une  grande  importance  pour  la  détermination  des  espèces 
minéralogiques.  En  effet,  Haûy,  que  l'on  peut  regarder  comme 
le  fondateur  de  la  science  cristallographique,  a  vu  que,  quelles 
que  soient  les  formes  cristallines  sous  lesquelles  se  montre  un 
même  minéral,  ces  formes  peuvent  être  ramenées  par  le  clivage, 
ou  par  la  séparation  mécanique  des  lames  fournies  par  les  joints 
naturels,  à  une  seule  et  même  forme^  qui  en  est  comme  le  noyau 
commun.  Cette  forme  est  quelquefois  réductible  elle-même  en 
une  autre  encore  plus  simple  ;  de  sorte  que  Haùy  a  distingué  trois 
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sortes  de  formes  cristallines  pour  la  même  substance  minérale  : 
1°  Les  formes  secondaires^  qui  sont  les  formes  naturelles,  et 
souvent  très -variées,  sous  lesquelles  se  montre  un  même  minéral  ; 
par  exemple,  la  chaux  carbonatée  spathtque,  qui  offre  pour  fornâes 
secondaires  cinq  rhomboèdres  différents,  deux  prismes  hexaèdres 
réguliers,  quatre  dodécaèdres  triangulaires  scalènes,  etc.  ; 

2"  La  forme  primitive,  que  Ton  peut  mettre  à  découvert,  en 
séparant  mécaniquement  les  lames  des  différentes  formes  se- 
condaires, et  qui  est  unique  pour  chaque  espèce  minérale.  Je 
prends  pour  exemple  la  même  chaux  carbonatée  spathique,  dont 
toutes  les  formes  secondaires,  si  diverses  et  si  nombreuses 
qu'elles  soient,  se  réduisent  à  un  noyau  identique,  qui  est  un 
rhomboïde  obtus  ; 

3^  La  forme  de  la  molécule  intégrante,  que  Ton  peut  obtenir  par 
une  division  ultérieure  de  la  forme  primitive.  Lorsque  cette  di- 
vision ne  peut  plus  s'effectuer  que  par  des  plans  parallèles  aux 
faces  de^  la  forme  primitive,  et  de  plus  en  plus  rapprochés  entre 
eux,  la  forme  reste  la  même,  seulement  le  noyau  devient  de  plus 
en  plus  petit  :  par  exemple,  encore,  la  chaux  carbonatée  spathique. 
Quand,  au  contraire,  la  division  peut  s'effectuer  suivant  d'autres 
sens  que  ceux  des  faces,  alors  la  forme  change  en  se  simplifiant  : 
par  exemple,  la  baryte  sulfatée,  dont  la  forme  primitive  est  un 
prisme  droit  rhomboïdal,  et  la  forme  de  la  molécule  intégrante 
un  prisme  triangulaire. 

Haîiy  n'admettait  que  trois  formes  principales  de  molécules 
intégrantes  ;  le  tétraèdre,  le  prisme  triangulaire  et  le  paraUélipi' 
pède.  Ces  formes  ont  cela  de  remarquable  que  ce  sont  les  plus 
simples  que  Ton  puisse  concevoir.  En  effet,  il  faut  au  moins  quatre 
plans  pour  circonscrire  un  espace,  ki  trois  lignes  pour  borner  un 
plan.  Le  solide  le  plus  simple  sera  donc  terminé  par  quatre  faces 
triangulaires  :  c'est  le  tétraèdre.  Le  prisme  triangulaire  est  de 
même  le  solide  le  plus  simple  que  l'on  puisse  former  avec  cinq 
plans,  et  le  parallélépipède  avec  six. 

Quant  aux  formes  primitives,  Haûy  en  reconnaissait  six,  savoir  : 
1*  le  tétraèdre  régulier  ;  2*^  le  parallélépipède  rhomboïdal  ou  cubi- 
que ;  3""  Voctaèdre,  dont  les  faces  sont  des  triangles  équilatéraux, 
.  isocèles  ou  scalènes,  suivant  les  espèces  ;  4*  le  prisme  hexaèdre 
régulier  ;  5*  le  dodécaèdre  à  plans  rhombes  ;  6®  le  dodécaèdre  trian- 
gulaire, formé  de  deux  pyramides  droites,  hexaèdres,  opposées 
base  à  base. 

Ces  mêmes  six  formes  primitives  de  Haûy,  jointes  à  trois  autres 
formes  plus  compliquées,  composent  ce  que  d'autres  minéralo- 
gistes ont  nommé  depuis  les  formes  dominantes  des  cristaux,  obte- 
nues d'une  manière  moins  rigoureuse  que  par  le  clivage,  en  ne 
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considéranl  que  rensemble  des  faces  les  plus  étendues,  qui  dé- 
termineut  en  effet  la  forme  extérieure  dominante  du  cristal.  Ces 
trois  nouvelles  formes,  ajoutées  aux  primitives  de  Haûj,  sont  : 
V  le  dodécaèdre  pentagonal  ;  8**  Vicosaèdre  triangulaire^  formé  de 
îiogt  faces  triangulaires,  et  9^  le  trapézoedre^  solide  terminé  par 
îiogt-quatre  faces  trapézoïdales. 

Les  caractères  que  l'on  peut  tirer  de  la  forme  des  cristaux,  pour 
la  distinction  de  Vespece  minérale^  ont  perdu  de  leur  importance, 
aujourd'hui  qu'on  a  reconnu  qu'ils  étaient  loin  d'avoir  la  généra- 
lité et  la  certitude  que  leur  accordait  Haûy.  Ainsi,  d'une  part,  il 
7  a  des  minéraux  qui  peuvent  offrir  plusieurs  systèmes  de  cristal- 
lisation, c'est-à-dire  qui  offrent  des  formes  secondaires  dérivant 
de  deux  formes  primitives  ;  par  exemple,  \e  soufre  natifs  \di  chaux 
earbonatée,  le  fer  persulfuré  ;  et.  de   l'autre,  Mitscherlich  a  vu 
qu'il  sufGsait  que  deux  corps  chimiques  différents  fussent  com- 
posés d'un  même  nombre  de  molécules  groupées  semblablement 
pour  qu'ils  présentassent  le  même  système  de  cristallisation.  Par 
exemple,  tous  les  oxydes  formés  d'une  molécule  d'oxygène  et  d'une 
molécule  de  métal  {magnésie^  chauXy  protoxyde  de  fer^  protoxyde  de 
manganèse^  peroxyde  de  cuivre)^  ou  bien  de  deux  molécules  de 
métal  sur  trois  d'oxygène  {alumine  q\,  peroxyde  de  f€r)fOfîreiii,pouv 
chaque  genre  de  composition,  très-sensiblement  la  même  forme 
primitive  et  peuvent  se  substituer  l'un  à  l'autre  dans  les  compo- 
sés minéraux,  sans  en  changer  le  système  de  cristallisation. 

Pareillement  Yacide  phosphorique  et  V acide  arsénique^  qui  sont 
également  composés  de  deux  molécules  de  radical  sur  cinq  mo- 
lécules d'oxygène,  et  qui  saturent  la  môme  quantité  d'oxygène 
dans  les  bases,  produisent  des  sels  tout  à  fait  semblables  par  leurs 
formes  cristallines,  très-souvent  confondus  les  uns  avec  les  autres 
dans  la  nature,  et  dont  la  détermination  précise  ne  peut  être  faite 
qu'à  l'aide  de  l'analyse  chimique,  (^n  a  donné  aux  corps  qui  peu- 
vent ainsi  cristalliser  de  la  même  manière,  le  nom  dlsomorphes^ 
de  troc,  égal,  et  (xopçi^,  forme. 

Il  résulte  évidemment  de  là  qu'une  même  forme  cristalline 
prouve  une  disposition  semblable  dans  l'arrangement  des  molé- 
cules bien  plus  qu'une  identité  de  nature,  et  qu'ainsi  le  caractère 
doDoé  par  la  forme,  pour  rétablissement  de  l'espèce  minéralo- 
gique,  ne  peut,  dans  beaucoup  de  cas,  être  mis  sur  la  même  ligne 
qae  celui  fourni  par  l'analyse  chimique.  Nous  verrons  cependant 
parla  suite  que,  dans  quelques  circonstances,  on  s'est  fondé  sur 
le  caractère  cristallographique,  combiné  avec  le  nombre  et  la  dis- 
position des  molécules,  plutôt  que  sur  la  nature  chimique,  pour 
l'établissement  de  quelques  silicates  d'une  composition  très-com- 
pliquée. 
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Mesure  des  angles» 

Rome  de  Liste  est  le  premier  qui  ait  fait  robservation  que  dans 
une  forme  donnée  d'une  espèce  minérale,  les  faces  pouvaient 
avoir  une  étendue  très-variable  ;  mais  que  les  angles  offraient 
une  constance  qui  formait  un  élément  important  de  la  déter- 
mination de  l'espèce .  Les  instruments  dont  on  se  sert  pour  me- 
surer les  angles  portent  le  nom  de  goniomètres  (de  ytoiU^  angle^ 
eiiUr^f  mesure]^  et  on  en  emploie  de  deux  sortes,  à  savoir:  i^ceux 
qui  mesurent  les  angles  dièdres  des  cristaux  par  le  moyen  de  lames 
métalliques  qui  s'appliquent  sur  deux  faces  contiguôs,  on  les 
nomme  goniomètres  par  application  ;  3°  ceux  qui  font  connaître  la 
valeur  d'un  angle  au  moyen  de  la  réflexion  d'un  objet  éloigné  sur 
les  deux  faces  adjacentes  :  on  les  nommQ  goniomètres  parréflexion. 
Ces  derniers  sont  beaucoup  plus  exacts,  et  doivent  être  employés 
lorsqu'on  veut  déterminer,  avec  une  grande  précision,  les  carac- 
tères cristallograpbiques  d'une  substance  ;  mais  les  premiers  suf- 
fisent pour  l'étude  ordinaire,  et  c'est  d'un  de  ceux-ci  que  nous 
nous  servirons  pour  vérifier  les  angles  des  cristaux  que  nous  de- 
vons apprendre  à  connaître. 

Le  goniomètre  par  application  {fig.  1),  tel  que  Ta  imaginé 


Fig.  1.  —  Goniomètre  par  application  de  Garaugeot. 


Garangeot,  se  compose  d'un  demi-cercle  gradué,  en  cuivre  ou  en 
argent,  divisé  en  180  parties,  et  de  deux  alidades,  la  première  ne 
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pouvant  se  mouvoir  que  dans  le  sens  du  diamètre  et  répnodant 
toujours  au  Ode  l'échelle  ;  la  seconde  pouvant  tourner  sur  le  cen- 
tre^et  indiquant  par  son  arête  tranchante,  qui  parcourt  le  cercle 
répétiteor,  le  nombre  de  degrés  de  Tangle  supérieur  qui  esi  égal 
à  l'angle  opposé  formé  par  l'application  immédiate  des  branches 
les  plus  courtes  des  deux  alidades  sur  les  arêtes  ou  sur  les  faces 
do  cristal.  On  peut  d'ailleurs  allonger  ou  raccourcir  à  volonté  ces 
dernières  branches,  suivant  la  grandeur  ou  la  petitesse  du  cristal 
i  examiner,  en  faisant  glisser  les  alidades  sur  le  centre  du  cercle, 
ao  moyen  des  rainuies  à  jour  qui  s*y  trouvent  pratiquées.  La  seule 
observation  à  faire  pour  obtenir  avec  cet  instrument  une  mesure 
aussi  bonne  que  possible  d'un  angle  plan,  c'est  d'appliquer  exac- 
tement les  branches  libres  de  l'inslrument  sur  les  deux  arôles 
contiguês  d'une  même  face,  qui  forment  Ttingle  ;  et  lorsqu'il  s'a- 
git d'an  angle  saillant  dièdre,  d'appliquer  les  deux  branches 
de  instrument  sur  les  deux  faces  qui  forment  Tangle,  en  ayant 
le  soin  de  les  placer  bien   perpendiculairement  à  l'intersection 
des  faces. 

Prenons  pour  premier  exemple  un  cristal  cubique  de  spath  fluor 
ou  fluorure  de calcium.Dains  ce  cristal,  les  angles  plans  et  les  angles 
dièdres  sont  tous  égaux  et  sont  des  angles  droits  :  aussi,  soit  que 
nous  appliquions  les  arêtes  du  goniomètre  sur  deux  arêtes  conli- 
guf^s  d'une  même  face,  ou  sur  deux  faces  contiguês  et  perpendicu- 
lairement à  leur  arête  d'intersection,  nous  trouverons  également 
90  degrés,  ce  qui  est  la  mesure  de  l'angle  droit;  mais  si,  au  lieu 
d'appliquer  les  deux  alidades  perpendiculairement  à  l'arête  d*in- 
tersection  de  deux  faces,  on  les  appliquait  obliquement  à  cette 
arête,  l'angle  serait  trouvé  d'autant  plus  petit  que  l'obliquité  serait 
plus  grande,  d'où  l'on  reconnaît  bientôt  la  nécessité  de  les  appli- 
quer perpendiculairement  à  l'arête.  Si,  au  lieu  d'un  cube,  nous 
avons  à  mesurer  lés  angles  d'un  rhom  boïde  obtus  de  chaux  carbo- 
natée^nous  trouverons  pour  les  angles  plans  des  faces  culminantes 
au  même  sommet  lOi^  32',  et  pour  les  angles  dièdres  entre  les 
mêmes  faces  405^  5'.  Quant  aux  angles  aigus  formés  par  la  ren- 
contre des  faces  appartenant  aux  deux  sommets  du  cristal,  on  les 
trouvera  de  78*  27'  s'il  s'agit  des  angles  plans,  de  74°  53' si  l'ou 
mesure  les  angles  dièdres. 

Le  goniomètre  peut  suffire  quelquefois  h  faire  distinguer  des 
minéraux  que  l'on  serait  tenté  de  confondre  à  la  première  vue. 
Par  exemple,  la  chaux  carbonatée  cuboïde  de  Gastelnaudaiy, 
nommée  d'abord  chaux  carbonatée  cubique,  pourrait  être  prise 
pour  du  fluorure  de  calcium  cubique  ;  mais  celui-ci,  comme 
nous  venons  de  le  voir,  a  tous  ses  angles  de  90  degrés,  tandis 
que  ceux  de  la  chaux  carbonatée  sont  de  88  et  de  92  degrés. 

Gctmvbt,  Droga«s,  ?•  édil.  T.  l.  —    1 


\H 


CARACTÈRES  DES  MINÉRAUX. 


Secondement,  on  trouve  en  Piéoiont,  dans  un  talc  schistoïde, 
des  tourmalines  noires  en  prismes  hexaèdres,  dont  les  sommels 
sont  obliléréset  qu'on  serait  tenté  de  prendre  pour  des  ampkiboks  ; 
mais  le  goniomètre  prévient  la  méprise,  la  tourmaline  ayant  tous 
ses  plans  inclinés  entre  eux  de  120  degrés,  tandis  que,  dans  l'am- 
phibole, il  y  a  deux  inclinaisons  de  124°  3(y  et  quatre  de  117®  45'. 

Troisièmement,  le  sulfate  de  strontiane  de  Sicile  forme  souvent 
des  cristallisations  magniflques  en  prismes  transparents  et  limpi- 
des, que  Ton  prenait  pour  du  sulfate  de  baryte  avant  que  Yauque- 
lineût  montré  par  l'analyse  leurvéritable  composition. Maisavant 
Yauquelin,  Haiiy  avait  prévu  que  les  cristaux  de  Sicile  devaient 
différer  par  leur  nature  de  ceux  du  sulfate  de  baryte,  parce  que 
ceux-ci  ont  des  angles  dièdres  de  101°  42'  et  78<>  18',  que  ceux  de 
sulfate  de  strontiane  ont  des  angles  de  104°  3'  et  75°  SO',  et  qu'il 
ne  pouvait  faire  dériver  les  uns  des  autres  par  aucune  loi  de 
décroissement  connue. 

Formes  cristallines. 
Solide    à    quatre   faces. 

Tétraèdre  régulier  (Jig,  2).  —  Solide  formé  par  quatre  faces  trian- 
gulaires équilatérales,  également  inclinées  entre  elles,  sous  un 
angle  dièdre  de  70°  31'  44",  et  également  distantes  d'un  point  in- 


Fig.  2.  —  Tétraèdre  régulier. 


Fig.  3.  —  Cube. 


térieur  qu'on  peut  regarder  comme  le  centre  du  cristal,  et  qui 
est  aussi  le  centre  de  la  sphère  circonscrite,  ou  dont  la  surface 
passerait  par  les  quatre  angles  solides.  Le  cuivre  gris  cristallise 
souvent  en  tétraèdre,  qui  est  aussi  sa  forme  primitive. 


Solide  à  six  faces. 


Parallélipipede. — Solide  terminé  par  six  faces  parallèles  deux  à 
deux.  La  grandeur  relative  des  faces  et  l'ouverture  des  angles 
peuvent  lui  faire  prendre  neuf  formes  différentes. 

1°  Cube  {fig.  3).  —  Parallélipipède  dont  tous  les  angles  sont 
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droits  ou'ae  90  degrés,  et  dont  toutes  les  faces  sont  égales  et  car- 
rées. De  même  que  dans  le  tétraèdre,  toutes  les  faces  et  tous  les 
sommetSy  ou  angles  solides,  isont  également  distants  d'un  point 
central  qui  est  aussi  le  centre  de  la  sphère  circonscrite.  Le  plomb 
sulfuré  cristallise  presque  toujours  en  cube,  qui  est  également  sa 
forme  primitive. 

2*  Prisme  droit  à  base  carrée  (fig,  4).  —  Ce  solide  diffère  du 
cabe  en  ce  que  quatre  de  ses  faces  sont  des  carrés  allongés  ou  des 
rectangles.  Ces  plans  rectangulaires  sont  alors  con- 
sidérés comme  les  faces  principales  du  prisme. 
Les  deux  autres  faces,  tout  à  fait  carrées,  portent 
le  nom  de  bases.  Vaxe  du  prisme  est  une  ligne 
idéale  qui  le  traverse  dans  sa  longueur  parallèle-  pj .  4.  _  p^g^e 
ment  aux  faces  latérales,  et  vient  aboutir  au  droit  à  base  car- 
centre  des  deux  bases.  Exemples  de  cristallisa-  ■"**" 
tion  en  prisme. droit  à  base  carrée  :  idocrase,  magnésie  sulfatée, 
plomb  chromaté. 

3*»  Prisme  droit  à  base  rectangle  {fig.  5)»  —  Ce  cristal  diffère  du 
cube,  en  ce  que  toutes  ses  faces  sont  des  rectangles  qui  sont  égaux 
deux  à  deux.  Pour  six  faces,  il  y  a  donc  trois  grandeurs  diffé- 
rentes. Tous  les  angles  sont  droits. 

*•  Prisme  droit  rhomboïdal{fig.  6).  —  Ce  prisme  est  droit  comme 
les  précédents,  c'est-à-dire  que  les  faces  latérales  sont  perpendi- 


Tif.  5.  .  Prisme  droit 
à  hue  rectangle. 


Fig.  6.  —  Prisme  droit 
rhomboîdal. 


Fig.  7.  —  Prisme  droit  à  base 
de  parallélogramnii*. 


culairessur  la  base;  mais  celle-ci,  au  lieu  d'être  un  carré  ou  un 
rectangle,  est  un  rhombe  ou  losange,  c'est-à-dire  qu'elle  est  un 
parallélogramme  obliquangle  dont  tous  les  côtés  sont  égaux. 
Exemples  :  baryte  sulfatée,  topaze. 

5*  Prisme  droit  à  base  de  parallélogramme  (fig.  7).  —  Ce  prisme 
diffère  du  précédent  par  sa  base,  qui,  au  lieu  d'être  un  losange, 
est  un  parallélogramme  à  côtés  inégaux.  Exemples  :  épidote, 
chaux  sulfatée. 

Nous  arrivons  maintenant  aux  prismes  obliques,  c'est-à-dire  dont 
la  base  n'est  pas  perpendiculaire  à  l'axe.  On  en  distingue  trois  : 
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Fig.  8.  —  prisme  quadrtn-  Fig.  9.—  Prisme  quadran- 
gulaire  oblique  à  bases  gulaire  oblique  à  base 
non  symétriques.  reposant  sur  une  face. 


6°  Prisme  quadrangulaire  oblique  à  bases  non  symètHques  {fig.  8). 
—   Cette  forme  se  présente  lorsque    la  base  d'un   prisme  se 

trouve  inégalement  in- 
clinée sur  toutes  les  fa- 
ces, ou  forme  avec  toutes 
les  faces  des  angles  iné- 
gaux. Exemples  :  le  ctit- 
vre  sulfaté^  Yoxinite, 

7®   Prisme   quadrangu- 
laire  oblique  à    base  re- 
posant    sur      une      face 
(fig,  9).  —  Dans  cette  es- 
pèce de  prisme,  la  base 
forme    avec  deux   faces 
opposées    deux    angles , 
l'un  obtus,   l'autre  aigu, 
supplémentaires  l'un  de  l'autre,  de  même  que  cela  a  lieu  pour 
le  toit  d'une  petite  maison  par  rapport  aux  murs  de  face  et  de 
fond.  Exemple  :  le  feldspath. 

8**   Prisme  quadrangulaire   oblique    à   base  reposant  sur   une 
arête  {fig,  10).  —  Ce  prisme  prend  naissance  lorsque  la  base 

ou  le  toit  s'incline  sur  une  arête, 
en  formant  deux  angles  égaux  avec 
les  deux  faces  contiguês.  Exem- 
ples :  pyroxène,  amphibole. 

9''  Ce  dernier  solide  présente  un 
cas  bien  remarquable,  c'est  lorsque 
l'angle  que  la  base  fait  avec  deux 
faces  contiguês  est  égal  à  celui  que 
ces  deux  faces  font  entre  elles. 
Alors  l'angle  solide  a,  résultant  de 
la  base  et  des  deux  faces,  se  trouve 
formé  de  trois  angles  dièdres  ou  de 
trois  angles  plans  égaux  ;  et  comme 
la  même  disposition  se  répète  à 
l'angle  solide  opposé,  il  en  résulte 
que  le  cristal,  présenté  de  manière 
que  la  diagonale  passant  par  les 
Fig.ii.^om-Ffg.iî.-RhoLboèdredeux  sommcls  soit  vcrticalc  (cette 
boèdre  obtus.  aigu.  diagonale   devient  alors   Vaxe  du 

cristal),  parait  formé  de  deux  pyra- 
mides triangulaires  opposées,  mais  dont  les  arêtes,  au  lieu  de 
coïncider,  seraient  dirigées  respectivement  sur  le  milieu  d'une 
des  faces  de  l'autre  sommet.  Ce  cristal,  un  des  plus  importants 


Fig.  10.  —  Prisme 
quadrangulaire  obli- 
que à  base  reposant 
»ur  une  arête. 
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de  la  cristallographie,  porte  le  nom  de  rhomboèdre.  On  le  dit  ob* 
/itf  (fig*  il),  lorsque  l'angle-sommet  a  est  formé  d'angles  plans 
plus  grands  que  90®,  par  exemple  la  chaux  carbonatée;  et  aigu 
[fig.  12)  quand  les  angles  plans  du  sommet  sont  plus  petits  que 
90*,  par  exemple  encore  la  chaux  carbonatée. 

Solides  à  huit  faces. 


13.    —    Octaèdre 
régalier. 


Octaèdre.  —  A  la  rigueur,  le  nom  d*octaèdre  pourrait  convenir  à 
tout  solide  à  huit  faces;  par  exemple,  il  suffirait  que  deux  arêtes 
d'un  parallélipipède  fussent  remplacées  chacune  par  une  fa- 
cette, pour  que  ce  solide  devint  un  octaèdre; 
mais  on  réserve  ce  nom  pour  un  solide  beau- 
coup plus  important,  formé  de  deux  pyramides 
quadrangulaires  opposées  base  à  base,  et  qui 
sert  de  forme  primitive  à  un  grand  nombre 
d'espèces  minérales.  Ce  solide  a  huit  faces  trian- 
gulaires, six  angles  et  douze  arêtes;  il  peut 
être  régulier ^  symétrique  ou  irrégulier.  Pig 

L'octaèdre  est  régulier  {fig.  13)  lorsqu'il  est 
formé  par  huit  triangles  équilatéraux  et  dont 
par  conséquent  tous  les  angles  et  tous  les  côtés  sont  égaux.  On 
peut  faire  passer  par  les  douze  arêtes,  prises  quatre  à  quatre, 
trois  plans  ou  trois  coupes,  qui  sont  éga- 
les, carrées  ei  perpendiculaires  entre  elles  ; 
les  trois  diagonales  de  ces  carrés  sont  donc 
aussi  égales  et  perpendiculaires,  et  l'on 
peut  prendre  indifféremment  l'une  ou  l'au- 
tre pour  l'axe  du  cristal.  Tous  les  angles 
dièdres  sont  égaux  et  égalent  109''  28'  16''. 
Le  fer  oxydulé  et  le  spath  fluor  ou  fluo- 
rure de  calcium  ont  pour  forme  primitive 
UD  octaèdre  régulier. 

Les  octaèdres  non  réguliers  sont  au  nom- 
brede  quatre.  Le  premier  (/î^.  14),  nommé 
octaèdre  aigu,  a  lieu  lorsque  la  coupe  hori- 
zontale, ou  la  base  des  deux  pyramides, 
restant  un  carré^  comme  dans  l'octaèdre 
régulier,  les  deux  pyramides  deviennent 
plus  allongées  ou  plus  aiguës,  offrant  alors 
ponr  faces  des  triangles  isocèles,  dont  les  côtés  culminants  sont 
égaux  entre  eux,  et  plus  longs  que  le  troisième  côté  qui  leur  sert 
dé  base.  Le  titane  ànatase  cristallise  de  cette  manière. 
Dans  le  second  octaèdre  non  régulier  {fig.  15),  dit  octaèdre  obtus, 


Fig.  14.  —  Octaèdre  aifu. 
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la  base  restant  toujours  un  carré,  les  côtés  culminants  de  la  pyra- 
mide sont  plus  courts  que  le  côté  de  la  base.  On  en  a  pour  exemple 
la  forme  primitive  du  zircon. 

Le  troisième  octaèdre  non  régulier  (fig.  16)  diffère  des  précé- 
dents en  ce  que  la  base,  ou  la  coupe  horizontale,  est  un  rectangle 


Fig,  15.  —  Octaèdre  obtus.' 


Fjg.  16.  —  Octaèdre  à  base  rectangle. 


OU  un  carré  long.  Les  faces  sont  des  triangles  isocèles,  mais  ordi- 
nairement de  deux  espèces  dans  la  môme  pyramide;  deux  de 
ces  triangles  ayant  les  côtés  isocèles  plus  courts,  et  les  deux 
autres  plus  longs  que  le  côté  qui  leur  sert  de  base.  On  nomme 
ce  cristal  octaèdre  à  base  rectangle.  Exemple  :  le  plomb  sulfaté. 

Le  quatrième  octaèdre  irrégulier  {fig.  17),  dit  octaèdre  à  triangles 
scalèneSy  appartient  au  soufre  natif.  Dans  ce  cristal  les  huit  faces 

sont  des  triangles  scalènes  égaux; 
les  trois  coupes  diagonales  sont 
perpendiculaires  entre  elles , 
comme  dans  l'octaèdre  régulier; 
mais  elles  sont  toutes  trois  rhom- 
boldales  et  inégales. 

Enfin  on  emploie  très-souvent 
Texpression  à'octaèdi^  cunéiforme 
{fig.  18)  {en  forme  de  coin)  pour 
désigner  une  modification  de  Tun 

Ffg.   17.  —  Oclaèdre  Fig.  18.— Octaèdre    dCS  OClaèdrCS    précédCUtS    qui    SC 
à  triangles  scalènes.  cunéiforme.  produit  lorSqUC  IC  Crislal  s'allonge 

dans  le  sens  de  A^vm  arêtes  parallèles  de  la  base  ou  de  la  coupe 
horizontale  ;  auquel  cas  cette  base  devient  un  rectangle  lorsqu'elle 
est  un  carré,  en  môme  temps  que  l'angle-sommetde  la  pyramide 
se  convertit  en  une  arête  parallèle  à  la  base.  Alors  aussi  deux  de.*^ 
côtés  de  la  pyramide  deviennent  des  trapèzes  inclinés  entre  eux 
comme  les  côtés  d'un  coin,  Vor  natifs  le  fer  et  le  cuivre  oxydulés^ 
le  soufre  natif,  se  présentent  souvent  en  octaèdres  cunéi- 
formes. 

En  continuant  l'examen  des  solides  qui  servent  de  forme  pri- 
mitive aux  minéraux,  nous  arrivons  au  prisme  hexagonal  ou  prisme 
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hexaèdre  {fig.  19),  qui  a  pour  base  un  hexagone  et  qui  présente 
par  conséquent  six  faces  latérales.  Ce  prisme  est  régulier  lorsque 
la  base  est  un  hexagone  régulier  et  que  les  faces  sont  perpen- 
diculaires sur  la  base.  Alors  comme  chaque  angle  de  Thexa- 


\ 


^1. 


Fif.  19.  —  Prisme  heiagonal  régulier.  Fig.  20.  —  Prisme  hexagonal  symétrique. 

gone  régulier  égale  120  degrés,  les  angles  dièdres  qui  joignent 
deux  faces  latérales  sont  également  de  420  degrés.  Exemple  :  la 
chaux  phosphatée. 

Le  prisme  hexaèdre  {fig.  20)  est  dit  symétrique  lorsque  Thexa- 
gooe  de  la  base,  au  lieu  d'être  régulier,  offre  deux  côtés  plus 
grands  que  les  autres^  à' oh  résulte  que  deux  faces  du  prisme  sont 
plus  étendues  que  les  quatre  autres. 

Enfin  le  prisme  hexaèdre  {fig.  2i)  peut  être  oblique  sur  la  base, 


^if.  21.  — >  Prisme  hexaèdre  oblique. 


Fig.  22.  —  Dodécaèdre  rbomboîdal. 


ce  qui  apporte  une  grande  modification  dans  sa  forme  et  dans  ses 
propriétés. 
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Solides  à  douze,  vingt  et  vingt-quatre  faces. 

Après  le  prisme  hexagonal,  vint  le  dodécaèdre  ou  solide  à  douie 
faces,  dont  il  y  a  plusieurs  espèces. 

1®  Le  dodécaèdre  rhombotdal  {fi g.  22),  formé  de  douze  faces 
rhomboïdaies  égales,  et  également  distantes  d'un  point  intérieur 
qui  est  le  centre  du  cristal  ;  il  a  vingt-quatre  arêtes,  et  quatorze 
angles  solides,  dont  six  sont  quadruples  et  égaux,  tandis  que  les 
huit  autres  sont  triples,  et  de  même  égaux  entre  eux.  L'angle 
dièdre  entre  deux  faces  quelconques  est  de  420  degrés;  entre 
les  deux  faces  opposées  d'un  angle  quadruple  il  est  de  90  degrés; 
enfin  l'angle  plan  obtus  de  chaque  face  est  égal  à  109*^  28'  16^, 
comme  Tangle  dièdre  de  l'octaèdre  régulier. 

2®  Le  dodécaèdre  pentagonal  (fig.  23),  terminé  par  douze  plans 
pentagones  égaux  et  semblables.  Ce  solide,  supposé  régulier. 


Fig.  23.  —  Dodécaèdre  pentagonal. 


Fig.  24.  —  Dodécaèdre  triangulaire. 


devrait  avoir  tous  ses  côtés  égaux  et  tous  ses  angles  plans  égaux 
ou  de  108  degrés  (le  i/5  de  six  angles  droits).  Mais  le  dodé- 
caèdre pentagonal  régulier  n'existe  pas  dans  la  nature,  et  le  seul 
qu'on  y  connaisse  (parmi  les  formes  secondaires  du  fer  sulfuré  et 
du  cobalt  gris)  a  bien  toutes  les  faces  égales  et  semblables;  mais 
ses  pentagones  ne  sont  pas  réguliers,  et  l'un  des  côtés,  qui  prend 
le  nom  de  base,  est  plus  grand  que  les  autres.  Les  deux  angles 
adjacents  n'ont  que  102^  26'  19";  l'angle  opposé,  qui  est  le  plus 
grand,  =  121°  3o  17".  Les  deux  angles  latéraux  sont  de  106* 

36'  r. 

Dans  ce  dodécaèdre,  les  faces  sont  disposées  de  tâanière  que 
deux  ont  toujours  un  même  côté  pour  base;  il  n'y  a  donc  que  six 
bases  pour  douze  faces.  Tous  les  angles  sont  trièdres  et  au  nombre 
de  vingt;  mais  sur  ce  nombre  il  y  en  a  huit  qui  sont  symétriques 
entre  eux  et  composés  chacun  de  trois  angles  plans  égaux,  qui  sont 
les  angles  latéraux  des  pentagones;  les  douze  autres  angles  soli- 
des sont  formés  de  l'angle-sommet  d'un  pentagone  et  de  deux 
angles  de  la  base  de  deux  autres  faces. 
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Les  huit  angles  solides  symétriques  sont  rigoureusement  placés 
entre  eux  comme  les  huit  angles  d'un  cube  ;  ce  dodécaèdre  pen- 
tagonal  provient  en  effet  de  lames  progressivement  décroissantes 
ajoutées  sur  les  six  faces  d'un  cube. 

3*  Le  dodécaèdre  triangulaire  {fig.  24)  est  un  solide  formé  de  deux 
pyramides  à  six  faces  jointes  base  à  base.  Le  quartz  se  présente 
quelquefois  cristallisé  de  celte  manière. 

Après  les  dodécaèdres  viennent  l'icosaèdre  et  le  Irapézoèdre 
dont  je  ne  dirai  que  quelques  mots. 

Vicosaèdre  (fig.  25)  est  un  solide  à  vingt  faces  triangulaires  qui 
serait  régulier  si  toutes  les  faces  étaient  des  triangles  équiiaté- 
raux;  mais  cet  icosaèdre  régulier  n'existe  pas  dans  la  nature^  et 
le  seul  que  l'on  trouve,  appartenant  au  fer  persulfuré  et  au  co- 


Fig.  25.  —  Icosaèdre. 


Fig.  26.  —  Trapézoèdre. 


balt  gris,  comme  le  dodécaèdre  pentagonal,  est  formé  de  huit 
triangles  équilatéraux  et  de  douze  isocèles.  Ces  triangles  se  réu- 
nissent cinq  à  cinq  pour  former  un  angle  solide,  de  sorle  qu'il' 
n'y  a  que  douze  angles  solides. 

Le  irapézoèdre  {fig.  26)  est  un  solide  à  vingt-quatre  faces  qua- 
drilatères toutes  semblables  et  semblablement  placées.  11  est  ter- 
miné par  vingt-six  angles  solides,  dont  huit  angles  triples  disposés 
comme  les  angles  d'un  cube,  et  dix-huit  angles  quadruples.  Ceux- 
ci  sont  encore  de  deux  espèces  :  il  y  en  a  six  plus  aigus  qui  sont 
disposés  entre  eux  comme  les  angles  d'un  octaèdre,  et  douze 
autres  plus  obtus  situés  entre  les  premiers  suivant  la  direction 
des  arêtes  du  môme  solide.  Le  fer  persulfuré,  le  cobalt  gris,  le 
grenat,  se  présentent  souvent  sous  cette  forme. 


Idée  de  ta  stnicture  des  cristaux  et  passage  d*uue  forme  à  une  autre. 

J'ai  dit  précédemment  qu'il  existait  dans  les  cristaux  des  joints 
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naturels  par  lesquels  on  pouvait  les  diviser,  sur  certains  sens,  en 
lames  plus  ou  moins  minces.  Or  on  peut  concevoir  ces  lames  di- 
visées au  point  de 
n'ôtre  plus  rorraées 
que  par  des  séries  pa- 
rallèles d'une  seule 
rangée,  ou  d'un  petit 
nombre  de  rangées 
de  particules  enépais- 
seur.  Cette  supposi- 
I  lion  nous  mène  ïlcon- 
I  cevoir  que  les  cris- 
llaux  se  sont  en  effet 
"  formés  et  accrus  par 
superposition  de 
s  lames,  appliquées 
successivement  au- 
tour d'un  noyau  pri- 
mitif. 
_  Soit,  par  exemple, 

""  "'      """"  '""" '"""""'  ■"'■- "■■     un  cube  {fg.  27}  pour 

noyau  primitif.  Si  de  nouvelles  lames  viennent  s'ajouter  égale- 
ment à  toutes  ses  faces,  de  manière  à  se  recouvrir  les  unes  tes 
autres  entièrement,  il  est  évident  que  le  solide  restera  toujours 
un  cube  ;  mais  si  la  nouvelle  lame  qui  vient  s'ajouler  sur  une 
lies  faces  offre  une  rangÉe  de  moins  sur  chaque  côté,  il  est  cep- 
tain  que  celle  lame  laisserai  découvert,  tout  autour,  une  rangée 
de  particules  du  noyau. 

Si  à  celte  ppemière  lame  en  succède  une  seconde  plus  petite 
d'une  rangée  de  particules  de  chaque  côté,  il  en  résultera  une 
face  plus  petite  que  le  noyau  de  deux  rangées  sur  chaque  arCle  ; 
en  ajoutant  ainsi  des  lames  successivement  décroissantes,  il  est 
visible  que  la  face  du  cube  se  trouvera  recouverte  par  une  pyra- 
mide à  quatre  faces. 

Si  le  même  décroissement  a  lieu  sur  une  autre  face  du  cube 
adjacente  à  la  première,  il  en  résultera  une  autre  pyramide  sem- 
blable, et  il  arrivera  de  plus  que  les  deux  nouvelles  faces  triangu- 
laires conliguSs  à  l'arôtcdu  cube,  se  trouveront  dans  un  mCme 
plan  et  formeront  une  seule  face  rbomboïdale,  à  laquelle  l'arête 
du  cubo  serviia  de  diagonale.  Or,  comme  la  même  transformation 
doit  s'opérer  sur  chaque  arête  et  qu'il  y  en  a  douze,  on  voit  que, 
par  un  décroissement  d'une  rangée  de  particules  sur  chaque 
arête  du  cube,  ce  solide  se  trouvera  cbangé  en  un  dodécaèdre 
rliombotdal. 


CARACTÈRES  PHYSIQUES  DES  MINÉRAUX. 


27 


Si  nous  prenons  les  solides  les  plus  réguliers  de  la  minéralogie, 
qui  sont  le  tétraèdre^  le  cube^  l'octaèdre^  le  dodécaèdre  rhomboïdal 
et  le  (rapézoèdrCy  nous  verrons  que  ces  solides  peuvent  sortir  les 
uns  des  autres  par  des  décroissements  analogues  à  celui  que  je 
viens  de  développer. 

Par  exemple,  le  tétraèdre  {fig.  28)  peut  donner  naissance  au  cube 
par  un  décroissement  égal  sur  chacune  de  ses  six  arêtes  ;  car  alors 
les  quatre  faces  du  tétraèdre  formeront  des  triangles  de  plus  en 
plus  petits,  tandis  qu'au  contraire  les  six  arêtes  se  trouveront 
rormer  six  faces  de  plus  en  plus  grandes  qui^  venant  à  se  joindre 


F(|;.  ii.  -~  Tétraèdre  }tassaut  au  cube. 


Fig.  29.  —  Tétraèdre  passant  à  l'octaèdre. 


et  à  se  borner  l'une  par  Taulre^  constitueront  six  faces  carrées 
et  perpendiculaires  entre  elles.  Cette  disposition  constitue  un 
cube. 

D'un  autre  côté,  le  tétraèdre  [fig.  29)  donne  naissance  à  Voc- 
taèdre,  si  le  décroissement,  au  lieu  de  se  faire  sur'les  arêtes,  se 
fait  sur  les  quatre  angles,  parce  que  chaque  angle,  laissé  à  décou- 
vert, se  convertit  en  une  facette  triangulaire  et  équilatéralc.  A  me- 
sure que  ces  facettes  s'agrandissent,  les  quatre  faces  du  tétraèdre' 
diminuent  au  contraire,  de  sorte  qu'il  arrive  un  moment  oil  elles 
se  trouvent  égales  aux  premières.  A  ce  moment,  le  solide  pré- 
sente huit  faces  triangulaires  égales,  équilatérales  et  symétriques 
autour  d'un  même  centre,  ce  qui  constitue  Voctaèdre  régulier. 

Si  Ton  suppose  que  les  quatre  nouvelles  faces  continuent  à  s'é- 
tendre, de  manière  à  se  joindre  et  à  faire  entièrement  disparaî- 
tre les  anciennes  faces  du  noyau,  alors  le  cristal  redeviendra  un 
tétraèdre,  mais  qui  sera  inverse  au  premier,  ses  faces  correspon- 
dant aux  angles  de  celui-ci  et  réciproquement. 

Le  tétraèdre  (fig.  30)  passe  au  dodécaèdre  rhomboïdal  par  un 
pointement  symétrique  à  trois  faces  sur  chacun  des  quatre  angles, 
chaque  face  du  pointement  étant  tournée  vers  une  des  faces  ad- 
jacentes. 

Nous  avons  vu  tout  à  l'heure  que  le  cube  par  un  décroissement 
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à'ime  rangée  de  particules  sur  toutes  les  arêlei,  se  changeait  en  do- 
dëcaËdre  rhomboïiia]  ;  muis  si  le  décroissement  se  fail  inégale- 
ment sur  les  arêtes  coutinues  {(ig.  31),  de  manière,  par  exemple, 
que  le  solide  surajouté 
diminue  d'un  côté  de 
deux  rangées  de  parti- 
cules en  largettr  sur  une 
en  hauteur, el  de  Tau  tre 
d'une  seule  rangée  en 
largeur  pour  deux  de 
hauteur,  il  en  résul- 
leia     nËcessairement 


que  la  premiËre  Tace  sera  beaucoup  plus  surbaissée  que  la  se- 
conde, et  que  te  solide  ajouté,  au  lieu  d'élre  lerminé  par  une 
pointe)  le  sera  par  une  arCle. 

Si  maintenant  un  décroissement  semblable,  mais  en  sens  con- 
traire, a  lieu  sur  les  faces  conlignOs,  il  eu  résultera,  d'une  part, 
que  les  nouvelles  faces  formées  conliguÇs  seront  sur  un  mâme 
plan,  el  que,  se  terminant  d'une  part  pir  une  ar6le,  de  l'autre 
par  un  angle,  chaque  face  sera  un  pentagone.  Or  comme  il  y  en 
aura  douze  semblables,  le  nouveau  solide  formé  sera  un  dodé- 
caèdre pentagonal. 

Si  le  cube,  au  lieu  d'éprouver  un  décroissement  sur  les  arêtes, 
en  éprouve  un  sur  chaque  angle,  qui  se  fasse  par  une  rangée  de 
molécules,  suivant  la  diagonale  opposée  à  l'angle  {/ïy.  32),  alors 
cet  angle  se  trouvera  changé  en  une  face  triangulaire  équilaté- 
raie  ;  el  lorsque  les  huit  nouvelles  faces  formées  auronl  entière- 
ment recouvert  celles  du  cube,  le  solide  se  trouvera  changé  en 
octaèdre  régulier  {fig.  33). 

Itéciproquemenl  l'octaèdre  régulier  {fig.  34)  conduit  au  cube 
par  un  décroissement  régulier  sur  chacun  de  ses  six  angles  so- 
lides. 

Nous  avons  vu  tout  à  l'heure  le  dodécaèdre  pentagonal  provenir 
d'un  décroissement  inégal  mais  symétrique  sur  les  arêtes  du  cuie. 
Nous  allons  voir  mainlenant  ce  mûme  dodécaèdre  "pentagonal  don 
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ner  naissance  à  Vicotaèdre  au  moyea  d'un  décroissement  6gal  sur 
les  hait  angles  symétriques  formés  de  trois  plans  égaux.  Par  ce 
décroissement, chacun  de  ces 
angles  s«  trouve  remplacé 
par  ua  triangle  équilatéral, 
et  ce  qui  reste  des  douze 
Ekces  dn  dodécaèdre  forme 
doose  aolres  triangles,  mais 
qniiont  itocèles. 


—  Cube  pUMBi  i  J'ocUèdre  r«guUc 


Le  trapéioèdre,  solide  à  vingt-quaLre  faces  quadrilatères,  pro- 
\ienl  de  la  troncature  tangente  des  vingt-quatre  arêtes  du  do- 
décaèdre rhombèïdal  {fig.  33),    lequel  provient  lui-même  du 


décroissement  d'une  rangée  de  particules  sur  les  douze  arêtes 
du  cube. 

Quant  à  l'kexaléiraèdre  ou  cube  pyramide  {dg.  36),  il  provient  de 
la  modification  du  cube  par  deux  facettes  également  inclinées  de 
part  et  d'autre  de  chaque  arête  sur  les  faces  voisines.  11  en  résulte 
UD  solide  qui  a  la  forme  d'un  cube  recouvert  sur  toutes  ses  faces 
de  pyramides  quadrangulaires  surbaissées. 
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Des  systèmes  ou  des  types  de  cristal Usation. 

Lorsque  l'on  considère  le  nombre  presque  iaQni  de  formes 
crisUllines  que  présentent  les  minëraus,  il  semble,  au  premier 
abord,  que  leur  étude  doive  Être  plutAt  embarrassante  qu'utile  à 
la  détermination  de  ces  derniers  ;  mais  déjà  nous  avons  vu  que 
Haiiy  avait  fait  tourner  ce  luxe  de  formes  au  profit  de  la  distinc- 
tion des  espèces,  en  montrant  que  tous  les  cristaux  d'un  mflmc 
minéral  pouvaient  6tre  ramenés  par  le  clivage  à  une  forme  udî- 
que,  que  l'on  doit  considérer  comme  la  forme  primitive  ou  fon- 
damentale de  toutes  les  autres.  Depuis,  les  cristallographes  ont 
encore  simplifié  ce  résultat,  en  ramenant  toutes  ces  formes,  pri- 
mitives ou  aulres,  à  six  groupes  ou  types,  qui  sont  tels  que  toutes 
les  formes  d'un  m6me  groupe, peuvent  se  déduire  les  unes  des 
autres,  ou  peuvent  se  combiner  entre  elles,  de  manière  à  fournir 
des  cristaux  plus  composés,  tandis  que  jamais  les  formes  d'un 
groupe  ne  sortent  de  celles  d'un  autre  groupe,  ou  ne  peuvent  se 
combiner  avec  elles. 

I"  type.  —  Système  cubique,  dit  aussi  système  régulier  ou  Uoaiique. 

Nous  avons  vu,  dans  le  cbapîlre  précédent,  comment  les  cris- 
taux qui  appartiennent  à  ce  groupe  peuvent  se  transformer  les 
uns  dans  les  autres.  Tous  ces  cristaux  ont  leurs  axes  de  même 
nature,  égaux  et  semblablement  disposés  entre  eus.  Ces  axes  sont 
en  effet  de  deux  natures  :  les  uns,  dits  perpendiculaires,  sont  au 
nombre  de  trois  {aa',  ee',  xi,  fig.  37,  3S)  tous  égaux  et  perpendi- 
culaires enlre  eux.  On  les  trouve  en  joignant  par  une  ligne  droite 


7/-- 

\  - 

2^ 

le  centre  de  deux  faces  opposées  du  cube,  ou  deux  angles  oppo- 
sés de  l'octaèdre  régulier  inscrit  dans  le  cube,  ou  le  milieu  de 
deux  arêtes  opposées  du  tétraèdre  {fig.  37).  Chacun  de  ces  mêmes 
axes  prolongés  joint  deux  des  six  angles  quadruples  du  dodécaèdre 
rhomboldal,  ou  deux  des  six  anj^les  octaédriques  du  Irapéioèdre, 
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OU  divise  ea  deux  parties  égales  deux  des  six  graudes  arfttes  du 
dodécaèdre  pentagonal. 

Les  antres  axes,  dits  axes  obliqua,  sont  au  nombre  de  quatre 
{b'd,  c'f,  ef,  W,  dont  deux  seulement, 
h'i  et  bd,  sont  représentés  dans  la 
Bgnn  39).  Ces  axes,  non  égaux  aux 
premiers,  mais  égaux  entre  eux,  sont 
également  inclinés  les  uns  sur  les  au- 
tres de  70*  Sa*.  Chacun  de  ces  axes 
joint  deux  angles  diamétralement  op- 
posés du  cube;  ou  tombe  perpendi- 
calaireroent  d'un  des  angles  du  té-  ' 
traèdre  régulier  sur  le  centre  de  la  face  f'S'  *» — D«€i4««èd«  penugoMi, 
opposée;  ou  joint  le  centre  de  deux 

races  opposées  de  l'octaèdre  ;  ou  joint  deux  à  deux  les  huit  an* 
gles  triples  du  dodécaèdre  rhomboldal,  ou  les  huit  angles  réguliers 
da  dodécaèdre  pentagonal,  ou  les  huit  angles  triples  réguliers 
dQ  trapétoèdre  :  tous  ces  angles  répondent  par  leur  position  aux 
bail  angles  primitifs  du  cube. 

Les  principaux  cristaux  qui  appartiennent  à  ce  groupe  sont 
ceux  que  nous  venons  de  nommer,  et  dont  nous  avons  précédem- 
meot  exposé  les  transformations. 

Les  principales  substances  minérales  qui  cristallisent  suivant 
ce  système  sont  les  suivantes  : 


Argent  natif. 

—  chloruré. 

—  BulfurË. 
Olcium  fluorure. 
Coball  arMnical. 

—  sulfuré. 


CuÏTre'nalif. 

—  oxydulé. 

—  gris. 

Diamant. 
Fer  DXfdulé. 

—  sulfuré. 
Grensli. 


Mercure  argenlal. 
Nickel  sulfo-arsénié. 
Or  nalif. 
Platine  nalif. 
Plomb  luKuré. 
Set  gemme. 
Spinelle. 


iulfo •arsénié.    Magnésie  boraléc.         Zinc  sulfuré. 

V  lypc.  —  SyBlème  du  prismo  droit  ï  base  carrée.  S;slème  tétregonal 
(NtDHiHN],  qu«dr«-m:toédrii|ue  (Rose),  bino-aingulue  (Weiss;. 

Le  prisme  droit  &  base  carrée  {f\g.  40),  que  l'on  peut  prendre 
pour  (jpe  de  ce  système,  présente,  comme  te  cube, 
Iniis  axes  perpendiculaires  qui  aboutissent  au  mi- 
lieu des  faces  opposées  deux  à  deux;  mais  ici, 
tandis  que  les  deux  axes  horizontaux  sont  égaux, 
l'aiç  TerLical  est  plus  petit  ou  plus  grand  que  les 
deu  autres,  suivant  la  bautei^r  du  prisme,  et  de  draîtàniKcuTte. 
14  résulte  une  inégalité  semblable  entre  les  arè- 
les  verticales  du  prisme  et  les  arêtes  horizontales  des  deux  bases. 
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La  conséquence  de  celte  disposition  est  que  tous  les  angles 
solides  du  prisme,  étant  égaux  et  dans  une  position  identique 
par  rapport  au  centre  du  cristal,  seront  modifiés  tous  à  la  fois  el 
de  la  même  manière,  lorsqu'ils  se  modifieront,  tandis  que  les 
arêtes  des  deux  bases  pourront  être  modifiées  séparément  des 
arêtes  verticales,  ou  le  seront  d*une  autre  manière,  et  récipro- 
quement. Supposons  que  ce  soient  les  arêtes  des  bases  qui  soient 
tronquées  par  des  facettes  également  inclinées  sur  Taxe  princi- 
pal, il  en  résultera  d'abord  un  prisme  carré  qui  semblera  plus 
court  que  le  premier,  et  terminé  par  deux  pyramides  tronquées. 
Mais  ensuite,  lorsque  les  faces  des  pyramides  se  seront  accrues 
au  point  de  faire  disparaître  complètement  les  deux  bases  et 
les  quatre  faces  du  prisme,  le  cristal  se  trouvera  converti  en  un 
octaèdre  à  base  carrée  qui  aura  les  mêmes  axes  que  le  prisme, 
et  que  beaucoup  de  minéralogistes,  à  l'exemple  de  Haily,  pren- 
nent pour  forme  primitive  ou  pour  type  de  tout  le  système. 

Les  principales  formes  qui  en  dérivent  sont  : 

1°  Un  prisme  à  base  carrée  formé  par  la  troncature  limite  des 
arêtes  verticales  du  prisme  principal,  et  dont  les  faces  sont  paral- 
lèles aux  plans  diagonaux  de  celui-ci; 

2^  Des  prismes  à  huit,  douze  ou  seize  faces; 

3^  Des  octaèdres  à  base  carrée,  obtus  ou  aigus,  provenant 
de  la  troncature  des  arêtes  ou  des  angles  des  deux  bases  du 
prisme  carré  ; 

4^  Des  prismes  carrés  terminés,  par  un  pointement  à  quatre 
faces  reposant  sur  les  faces  ; 

5^  Des  prismes  carrés  terminés  par  un  pointement  à  quatre 
faces  reposant  sur  les  iirêtes  : 

6°  Des  prismes  semblables  aux  précédents,  offrant  sur  les  arê- 
tes latérales  une  rangée  de  huit  facettes  qui  représentent  les  faces 
d'un  dioctaèdre  (double  pyramide  à  huit  faces),  dont  la  forme 
est  combinée  avec  celle  du  cristal  précédent. 

Voici  des  exemples  de  substances  'minérales  qui  cristallisent 
suivant  ce  système  : 

Chaux  tungslatée.  Manganèse  scsquioxydé     Plomb  molybdaté. 
Cuivre  pyriteux.  (braunite).  —     tungstaté. 

Étain  oxydé.  Meïonite.  Titane  analase. 

Idocrase.  Mellite.  —     rutile. 

Manganèse  oxydulé  Mercure  chloruré.  Urane  phosphaté, 

(hausmanite).  Plomb  chloro-carbonalé. 
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t*  type.  —  Sfïtème  du  priimo  droit  rectangulaire  oq  du  prisme  droit  rhum- 
koldal  ;  aTatime  de  l'ocuèdre  à  bue  recungle  (HaQt);  aingulixe  binaire 
(Wnac).  RbomboctaËdre  (Robe]  ;  rhombique  (PIiuhann). 

Le  pmme  droit  rectangulaire  (fig.  41),  que  plusieurs  minéra- 
logistes regardent  comme  le  type  de  ce  système,  partage  avec  le 
cube  et  le  prisme  droite  base  carrée  la  propriété  d'avoir  trois 
uei  perpendiculaires  entre  eux  ;  mais  tes  trois  axes  sont  iné- 
Swx.  De  pltu,  ce  solide  présente  : 

Huit  angles  trièdres  ^aux  et  semblablement  .placés  qui  de- 
vront H  modifier  également  ; 

Quatre  ardtes  verticales,  égales  et  semblablement  placées  par 
nppwt  à  l'axe  principal,  et  qui  devront  aussi  se  modifier  simuU 
tannent  et  d'une  manière  semblable  ; 

Enfin  boit  arêtes  sur  les  bases,  mais  dont  quatre  plus  longues 
et  quatre  plni.  courtes,  qui  pourront  se  modifier  séparément  et 
difffa^mment. 

Modificationt  lur  lesmgUs. — Soit  le  prisme  droit  rectangulaire 
hfc'f  (/îjf,  42),  dont  les  trois  axes  aa'  ee*  lï  joignent  chacun' le 
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Tit.  II.  —  PriMM  droit  rcetingnUire 


Flg.  41. 


cenire  ^de  deux  Taces  opposées.  Si  nous  supposons  qu'il  se  fasse 
sor  l'angle  à,  et  en  dehors  du  prisme,  un  décroissement  paral- 
lèle tu  plan  aiV  qui  joint  les  extrémités  des  deux  axes,  ou  51  nous 
idoiellons,  ce  qui  revient  au  même,  qu'il  se  fasse,  par  voie  de 
clinge,  sur  le  même  angle  d,  une  troncature  gkh  parallèle  au 
infime  plan  aiV,  la  troncature  étant  répétée  sur  tous  les  angles  et 
poussée  jusqu'à  ce  que  les  plans  de  troncature  viennent  se  con- 
txidre  avec  ceux  qui  joignent  les  extrémités  des  axes,  il  en 
nsultera  évidemment  un  octaèdre  à  base  rhomboldale,  ayant  les 
nSnies  axes  que  le  prisme  rectangulaire.  Cet  octaèdre,  malgré 
l'irrégulanlé  de  ses  faces,  qui  sont  des  triangles  scalènes  (le 
c^é  ai,  par  exemple,  étant  plus  grand  que  ae,  et  celui-ci  plus 
gnnd  que  »'),  offre  encore  une  symétrie  remarquable  ;  car  lou- 
les  ses  faces  sont  égales,  et  ses  trois  coupes  diagonales  sont  de» 
rhombes  perpendiculaires  entre  eux,  comme  les  axes  qui  les  dé- 
lermiDenl. 

Cnnnrar,  imnMi,  7-  Mil,  T.  I.  —    S 
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Modification  sur  les  arêtes  verticales,  —  Soit  toujours  (fig.  41)  le 
prisme  droit  rectangulaire  bfc'd.  Si  Ton  suppose  qu'il  se  produise 
sur  une  des  arêtes  verticales  ce'  une  troncature  parallèle  à  la 
diagonale  bd,  il  est  visible,  lorsque  cette  troncature  se  trouvera 
répétée  sur  toutes  les  arêtes  et  qu'elle  aura  atteint  le  miliea  des 
faces,  que  le  prisme  rectangulaire  sera  converti  en  un  prisme 

droit-rhomboïdal  qui  aura  les  mômes  axes  que 
le  premier,  et  dont  la  base  eie'i  {fig.  43)  sera 
inscrite  dans  celle  du  prisme  rectangulaire. 
Ce  nouveau  prisme,  dont  toutes  les  faces  ver- 
ticales sont  égales  et  semblablement  situées 
Fi^.  43.  par  rapport  à  Taxe,  présente  plus  de  simpli- 

cité et  de  symétrie  que  le  prisme  rectangu- 
laire, et  devrait  lui  être  préféré  comme  type  du  système  ;  mais 
l'octaèdre  rhomboïdal,  que  la  nature  nous  présente  comme 
forme  primitive  d'un  assez  grand  nombre  d'espèces  minérales, 
nous  parait  encore  préférable. 

Il  peut  se  produire,  sur  les  arrêtes  verticales,  d'autres  tronca- 
tures non  parallèles  à  la  diagonale  opposée,  et  qui  condui- 
sent à  d'autres  prismes  rbomboîdaux  dont  il  est  inutile  de  nous 
occuper. 

Modifications  sur  les  arêtes  de  la  base.  —  Nous  avons  dit  que  ces 
arêtes  étaient  de  deux  espèces,  deux  longues  et  deux  courtes,  et 
qu'elles  pouvaient  se  modifier  ensemble  ou  séparément.  Si  Ton 
suppose  que  deux  seulement  de  ces  arêtes  se  modifient  par  une 
troncature  inclinée  vers  l'axe,  il  en  résultera  sur  chaque  base 
un  biseau  qui  donnera  au  cristal  primitif  un  aspect  dilTérenf, 
suivant  que  le  biseau  reposera  sur  les  grandes  faces  ou  sur  les 
petites  faces  du  prisme  ;  mais  si  la  troncature  a  lieu  à  la  fois  sur 
les  quatre  arêtes,  il  en  résultera,  au  lieu 'd'un  biseau,  une  pyra- 
mide ou  un  pointement  à  quatre  faces  sur  chaque  base  rectan- 
gulaire; et  si  l'on  suppose  que  le  prisme  intermédiaire  vienne  à 
disparaître  par  le  prolongement  et  la  rencontre  des  faces  des 
deux  pyramides,  on  donnera  naissance  à  un  octaèdre  rectangu* 
laire  que  Uaûy  considérait  comme  le  type  ou  la  forme  primitive 
du  système,  mais  qui  n'offre  pas  la  symétrie  de  l'octaèdre  rhom- 
boïdal formé  par  la  troncature  des  angles,  et  qui  ne  peut  lui  être 
préféré. 

En  résumé,  le  prisme  droit  rectangulaire,  considéré  comme 
type  de  ce  système,  produit  : 

i"^  Des  prismes  rectangulaires  terminés  en  biseau  par  la  tron- 
cature de  deux  des  arêtes  de  la  base  ; 

2^  Des  prismes  rectangulaires  pyramides,  provenant  de  la 
troncature  des  quatre  arêtes  de  la  base  ; 
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3*  Des  octaèdres  rectaagulaires  résultant  de  la  môme  tronca- 
ture portée  à  sa  limite; 

4*  Un  prisme  rhomboïdal  principal  dont  les  faces  sont  paral- 
lèles aux  plans  diagonaux  du  prisme  rectangulaire; 

5*  D'autres  prismes  rhomboîdaux  à  faces  non  parallèles  à  ces 
mêmes  plans  ; 

G*  Un  octaèdre  rhomboïdal  principal,  formé  par  la  troncature 
tangente  des  angles  du  prisme  ; 

7*  D'autres  octaèdres  rhomboîdaux  résultant  de  modifications 
inégalement  inclinées  sur  les  mêmes  angles  ; 

8*  Des  modifications  plus  compliquées  ou  combinaisons  des  for- 
mes précédentes. 

Toici  des  exemples  de  minéraux  cristallisant  dans  ce  système  : 


Andtlouiitc. 

AragoQÎte. 

Arsenic  sulfuré  Jaune. 

Baryte  carbonatée. 

—  lalfalée. 
(Ibaux  arséniatée. 

—  sulfatée  anhydre 


Cuivre  arséniaté.  Soufre  natif. 

—  oxychloruré.  Staurotide. 

—  phosphaté.  Strontiane  carbonatée. 
Cymophane.  —  sulfatée. 
Péridot.  Topaze. 

Plomb  carbonate.  Zinc  silicate. 

—  sulfaté.  —  sulfaté. 


4*  type.  —  Système  rhomboédrique,  système  hexagonal  (Naumann), 

terno-singulaxe  (Weiss). 

Le  rhomboèdre  est  un  solide  à  six  faces  rhombes  et  égales  {fig.  44) 
qui  se  réunissent  trois  à  trois  par 
leors  angles  semblables,  autour  d'un 
même  sommet,  de  manière  à  former 
deux  angles- sommets  solides,  régu- 
liers, et  six  angles  solides  latéraux, 
irrégoliers,  mais  placés  d'une  ma- 
nière symétrique  autour  de  Taxe  qui 
joint  les  deux  sommets.  Ce  solide  a 
donc  des  angles  de  deux  espèces  qui 
pourront  être  modifiés  séparément. 

Il  présente  de  même  des  arêtes  de 
deux  espèces,à  savoir  :  six  arêtes  cul- 
minantes qui  se  réunissent  trois  à 
trois  à  chaque  sommet,  et  six  arêtes 
latérales,  disposées  en  zigzajf  autour 
du  milieu  de  Taxe  vertical.  Si  donc 
l'on  suppose  cet  axe  coupé  au  milieu 
par  un  plan  horizontal,  ce  plan  cou- 


Fig.  U.  —  Rhomboèdre. 


pera  également  les  six  arêtes  par  le  milieu,  et  les  points  d'in- 
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lersection,  se  trouvant  à  égale  distance  du  centre,  répondront 
aux  six  sommets  d'un  hexagone  régulier,  La  projection  per- 
pendiculaire  des  six  arêtes  elles-mêmes,  sur  le  plan  horizon- 
tal formera  un  hexagone  régulier  circonscrit  au  précédent. 
Enfin  les  diamètres  qui  joindront  les  sommets  de  l'hexagone  ins- 
crit se  couperont  au  milieu  de  Taxe  principal,  et  formeront  trois 
axes  secondaires,  perpendiculaires  au  premier  et  inclinés  entre 
eux  de  60  degrés,  comme  les  rayons  de  l'hexagone  régulier 

{fig.  43). 

Toutes  ces  propriétés  du  rhomboèdre  justifieraient  seules  le 
nom  de  système  hexagonal  donné  par  Naumann  au  système  qu'il 
représente.  Ce  nom  paraîtra  encore  mieux  motivé  quand  on  verra 


le  rhomboèdre  conduire  à  des  cristaux  de  forme  hexagone,  par 
la  plupart  de  ses  modifications. 

Supposons  en  effet  qu'une  troncature  oblique  sur  l'angle  e 
{fig,  46)  atteigne  pour  limite  le  sommet  a  et  la  ligne  hb  qui  joint 
le  milieu  des  deux  arêtes  ié  et  eo'.  Si  nous  enlevons  le  tétraèdre 
limité  par  les  lignes  aA,  ab,  kb,  l'angle  solide  e  se  trouvera  rem- 
placé par  une  face  triangulaire  isocèle  akh;  et  comme  la  môme 
troncature  oblique  se  répétera  sur  les  six  angles  la  léraux,  les  six 
arêtes  culminantes  se  trouveront  remplacées  par  six  faces  triangu- 
laires semblables. 

Mais  il  est  facile  de  voir  que  ces  nouvelles  faces  ne  font  pas 
disparaître  la  totalité  des  six  faces  du  rhomboèdre,  et  qu'il  reste 
de  chacune  de  celles-ci  une  face  triangulaire  isocèle,  telle  que 
abc,  agh  ou  h'ab^  égale  aux  premières.  Le  nouveau  solide  formé 
par  la  troncature  oblique  des  six  angles  latéraux  sera  donc  ter- 
miné par  douze  faces  triangulaires;  en  un  mot,  c'est  celui  que 
nous  avons  nommé  dodécaèdre  triangulaire  {fig.  47),  que  M.  Gus- 
tave Rose  appelle  hexagondodécaèdre^  et  qu'il  prend  pour  type  de 
tout  le  système.  M.  Rose  explique  d'ailleurs  facilement  comment 
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l'ctle  rornie  crislalliae  passe  au  rhomboèdre,  au  moyen  de  ce 
qu'il  nomme  une  transformation  hémiéririgue,  laquelle  consiste 
du»  une  extension  de  la  moitié  des  faces  du  cristal,  surBsante 
pour  faire  disparaître  les  autres  faces.  Supposons  en  effet  que 
(Af.  46),  les  faces  abc,  ayh,  et  a'ki  du  dodécaèdre  s'étendent  jus- 
qu'à se  rencontrer  ;  il  est  évident  qu'elles  reformeront  l'aogle 
solide  e  du  rhomboèdre,  et  comme  la  même  transformation  aura 
lieu  sur  toutes  les  faces,  le  rhomboèdre  se  trouvera  constitué. 

Le  rhomboèdre,  que  nous  conservons  néanmoins  comme  la 
Ibrme  tjpe  du  système,  donne  lieu  à  un  grand  nombre  de  modi- 
fications que  l'on  peut  ranger  bous  quatre  chefs  différents  : 
I*  cristaux  rhomboédriques  ;  i'  prismes  hexaèdres  ;  3*  dodé* 
caèdres  à  triangles  scalènes,  dits  cristaux  mélaUatique$  ;  4*  dodé- 
caèdres à  triangles  isocèles. 

!•  Cristaux  rhomboédriques  dérivés.  —  Si  l'on  suppose  un  rhom- 
boèdre primitif  quelconque  qui  s'accroisse  par  des  lames  super- 
posées, et  que  ces  lames  recouvrent  toutes  les  parties  du  rhom- 
boèdre, i  l'exception  des  six  arfites  culminâmes  qui  resteront  à 


tif.  4'.  —  DodécaUn  Iriiiignliin 

dtoiDTert,  à  cause  d'un  décroissement  d'une  rangée  de  molé- 
cules ayant  lieu  également  de  chaque  càté  de  l'arête,  il  en  résul- 
tera un  solide  tel  que  celui  représenté  figure  47,  dans  lequel  les 
trois  arêtes  culminantes  d'un  même  sommet  se  trouveront  rem- 
placées par  trois  facettes  tangentes  et  également  inclinées  sur 
l'aie  ;  et  lorsque  ces  facettes,  en  s'agrandissant  et  en  se  joignant, 
auront-fait  disparaître  ce  qui  reste  des  faces  du  premier  cristal, 
il  en  résultera  un  nouveau  rhomboèdre  qui  sera  moins  aigu  ou 
plus  obtus  que  le  premier;  car  ayant  conservé  la  même  hauteur 
00  le  même  axe  principal,  comme  on  le  voit  ligure  49,  il  se  sera 
considérablement  accru  en  largeur. 

Ce  nouveau  rhomboèdre,  en  subissant  un  décroissement  sem- 
UaUe  sur  chacune  de  ses  arêtes  culminantes,  dounera  naissance 
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à  un  troisième  cristal  encore  plus  oblus  que  le  premier,  et  tel 
qu'on  le  Toit  figure  49.  Mais  si,  au  lieu  de  construire  ainsi  à  l'ex- 
térieur du  premier  cristal  une  suite  de  rhomboèdres  tangents  aux 
arêtes  culminantes,  et  qui  deTiennent  de  plus  en  plus  obtus,  od 
suppose  qu'il  esiste  dans  l'intérieur  du  noyau  [fig.  49)  un  rhom- 
boïde dont  les  arfiles  culminantes  répondent  aux  diagonales  om, 
ar,  ap,  etc.,  du  noyau,  on  obtiendra  une  autre  série  de  rbom-  < 
boèdres  de  plus  en  plus  aigus.  L'inspection  des  figures  montre 
de  plus  que,  dans  un  rhomboèdre  quelconque,  extérieur  et  lan- 
gent à  un  autre,  chaque  diagonale  des  faces  du  rhomboèdre  tan- 
gent, qui  répond  à  une  arête  culminante  du  noyau,  est  doable 
en  longueur  de  cette  arête,  et  que  chaque  diagonale  boritontale 
du  rhomboèdre  tangent  est  double  également  de  la  diagonale. 


horizontale  du  noyau.  La  chaux  carboaotée  spatftiqw  (spath  d'Is- 
lande) nous  présente  ainsi  une  série  de  quatre  rhomboèdres  tan- 
gents les  uns  aux  autres,  que  Haiiy  a  désignés  sous  les  noms  de 
cotitraslanl,  inverse,  pritntlifel  iquiaxe.  L'équiaxe,  qui  est  le  plus 
obtus  des  quatre,  et  qui  est  représenté  figure  50,  est  tangent  au 
primitif;  le  primitif,  qui  est  encore  obtus,  est  langent  à  l'inverse 
qui  forme  le  noyau  de  la  ilgure'49  ;  l'inverse  lui-même  est  tan- 
gent au  contrastant.  Les  diagonales  horiton- 
tales,  et  pareillement  les  axes  horizostaax 
de  ces  cristaux,  sont  entre  eux  comme  2  : 
.'/)  1  :  0,S0  :  0,25  ;  1  représentant  la  longueur 
^'/fl  de  la  diagonale  horizontale  ou  de  l'are  se- 
condaire du  rhomboèdre  primitif  de  la  chaux 
carbooatée. 
2"  Prismes  hexaèdres.  —  Lorsque  le  décrois- 
sement,  au  lieu  de  se  montrer  sur  les  arêtes 
culminantes  du  rhomboèdre,  se  produit 
i>nt  au  priinif  bt»«in.  suivaot  la  direction  tangente  ou  parallèle  i 
l'axe  principal,  sur  les  six  arêtes  latérales 
{fig.  51)  que  nous  savons  être  disposées  comme  les  c6lés  de 
l'hexagone  régulier,  il  en  résultera  six  faces  de  prisme  hexaèdre, 
qui,  étant  sufflsamment  accrues,  pourront  donner  lieu  à  un 
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lioilécaèdre  rhombotJal,  et  qui,  plus  allongées  encore  dans  le  sens 
lertical,  Tormeront  un  ^ 

/inême  hexagonal  lermi-  /: 

né  par   un  pointement  /    > 

à  trois  races  ou  par  les 
races  culminantes  du 
rhomboèdre  primiliT. 

Lorsque,  au  déciois- 
sement  prËcédent  sur 
les  six  arëles  latérales, 
se  joint   un  <)écroisse- 


•!■>§.  M.  —  RhonbnedH  pitunl  m  Vif.  ï3,  —  HhenibuédrE  puuul  ou  dodhlèdre 

pmmc  beiièttn  itfsUa.  a  Iriiutlei  icalrnet. 

menl  sur  les  deux  soRimets,  capable  de  pro- 
duire une  Tiice  langentc  à  chaque  sommet  ou 
perpendiculaire  à  l'axe,  on  obtient  un  solide 
tel  que  celui  représenté  ilgure  ot,  qui  est  une 
des  formes  naturelles  dç  la  chaux  carbonatée.  Si 
l'an  suppose  alors  que  toutes  les  nouvelles  Taces 
■'accroissent  et  viennent  à  se  joindre,  de  ma- 
nière à  iaire  disparaître  ce  qui  reste  des  faces 
primitives,  il  est  évident  que  le  nouveau  cristal 
sera  nn  prhme  hexaèdre  régulier, 

Lerbotnboëdre  peut  produire  un  autre  prisme  \',  ■/ 

hexflëdre  régulier  par  un  décroissement  tangent  ^v 

sur  tous  les  angles  ;  car  alors  les  six  angles  lulé-     ^  u—iMtét 
raux  fournissent  les  six  faces  du  prisme,  et  les      a  irttîii;!»  utien^^. 
deux  angles-sommets  les  bases. 

'i'  Cristaux  mélasloliques.  —  Le  rhomboèdre  peut  se  converti]' 
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en  un  dodécaèdre  à  triangles  scalènes  par  un  décroissement  de 
deux  rangées  en  largeur  sur  une  rangée  en  épaisseur,  opérée  sur 
les  arêtes  latérales  {fig.  53  et  54)  ;  car  alors  la  face  qui  se  forme 
au-dessus  de  chaque  arête  et  la  face  qui  se  forme  au-dessous  n'é- 
tant plus  situées  dans  le  même  plan  et  s'inclinant  vers  le  sommet, 
il  en  résulte  de  chaque  côté  une  pyramide  à  six  faces  dont  Taxe 
se  confond  avec  celui  du  rhomboèdre  prolongé,  et  dont  la  base 
repose  sur  les  six  arêtes  latérales. 

4^  Dodécaèdres  à  triangles  isocèles.  —  J'ai  indiqué  plus  haut 
comment  celte  forme  dérive  de  celle  du  rhomboèdre,  et  récipro- 
quement. 

Voici  des  exemples  de  minéraux  cristallisant  dans  le  système 
rhomboédrique  ou  hexagonal  : 


Argent  antimonial. 

—  sulfo-antimonié. 

—  sulfo-arsénié. 

—  sulfuré. 
Chaux  carbonalée. 

—  phosphatée. 
Corindon. 
Cuivre  dioptase. 

—  sulfuré. 


Ëmeraude. 
Fer  carbonate. 
—  oHgiste. 
Magnésie  carbonalée. 
Manganèse  carbonate. 
Mercure  sulfuré. 
Mica. 

Molybdène  sulfuré. 
Plomb  arséniaté. 


Plomb    carbonate. 

—  phosphaté. 

—  vanadaté. 
Pyrite  magnétique. 
Quartz. 

Soude  nitratée. 
Talc. 

Tourmaline. 
Zinc  carbonate. 


S*  type.  —  Système  du  prisme  rhomboidal  oblique  symétrique  ;  système  du 
prisme  rectangulaire  oblique  (Bridant);  système  monoclinique. (Mûller}. 

On  donne  le  nom  de  prismerhomboîJal  oblique  symétrique  {fig.  5$) 
à  un  prisme  à  bases  rbombes,  dont  les  bases  s'inclinent  sur  une 

des  arêtes,  et  font  avec  les  deux  faces 
adjacentes  deux  angles  dièdres  égaux. 
On  place  ce  prisme  de  manière  à 
rendre  ses  deux  bases  horizontales,  et 
on  lui  reconnaît  trois  axes  :  deux,  qui 
sont  alors  horizontaux,  ee\  tV,  cou- 
peut  les  quatre  arêtes  obliques  par  la 
moitié,  et  sont  perpendiculaires  Tune 
sur  Tautre  comme  étant  les  diago- 

"'•  "•  Tu/aTy^w:»'::'*'  ""''  nales  d'un  rhombe  ;  le  troisième,  aa\ 

qui  joint  le  milieu  des  deux  bases, 
est  oblique  sur  les  deux  autres. 

Ce  prisme  offre  beaucoup  de  parties  symétriques  et  d'autres 
dissemblables  qu'il  est  nécessaire  de  connaître. 

Supposons  que  la  base  bcdfs*inc\'\ne  sur  Taréte  antérieure  bd^ 
en  faisant  avec  les  deux  faces  adjacentes  fd  et  de  dedx  angles 
dièdres  égaux.  La  même  disposition  a  lieu  sur  Tarête  postérieure 
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db',  tvec  cette  différence  que  si  l'angle  dbd  Tormé  par  la  diagonale 
de  11  base  et  l'artte  bd  est  obtus,  l'angle  bdb'  sera  aigu  et  sup- 
plémentaire du  premier;  et,  par  suite,  les  angles  plans  adjacents 
tbi  el  fdb'  étant  obtus,  quoique  non  égaux  aux  premiers,  les  an- 
g)esfl/i'  et/(f&seront  aigus'.  Il  résulte  de  laque  les  angles  solides 
i  et  ij  ne  sont  pas  symétriques,  puisque  les  trois  angles  plans  qui 
les  forment  ne  sont  pas  égaux  chacun  &  chacun.  C'est  l'angle 
diaroétralement  opposée'  qui  est  véritablement  symétrique  avec 
FiDgleA,  demfimeque  l'angle  tf  est  symétrique  avec  l'angle  if,  car 
tons  lenn  angles  plans  sont  égaux  chacun  à  chacun  et  sembla- 
Uement  situés  par  rapport  &  l'axe. 

OnanI  aux  quatre  angles  latéraux  fyC,éf',  ils  sont  symétriques, 
élant  Tonnés  d'angles  plans  égaux  et  semblablement  situés  par 
rapport  à  l'axe  principal  ad. 

Ainsi,  des  huit  angles  du  prisme  rhomboïdal  oblique  et  symé- 
trique, un  des  angles  antérieurs  b  et  l'angle  postérieur  b'  qui  lui 
est  diamétralement  opposé,  sont  symétriques  et  seront  nécessai- 
rement modifiés  ensemble. 

L'antre  angle  antérieur  d  et  l'autre  angle  postérieur  d  sont 
^métriques  et  seront  modifiés  de  la  même  manière. 

Les  quatre  angles  latéraux  sont  symétriques  et  se  modifieront  à 
la  fois. 

Ponrcequi  est  des  arêtes,  leur  connexion  avec  les  angles  indi- 
que suffisamment  celles  qui  sont  symétriques.  Ainsi,  les  deux 
artles  antérieures  /%  et  ^  de  la  base  supérieure,  qui  se  joignent  à 
l'angle  b,  sont  symétriques  avec  les  arCtes  postérieures  <^b  et  b'f 
delà  base  inférieure,  (jui  se  joignent  à  l'angle  b-,  et  elles  se  mo- 
diBeronl  toutes  à  la  fois. 

Pareillement  les  arBtes  fd  et  de  de  la  base  supérieure  sont  symé- 
triques avec  les  arêtes  c'd  et  df  de  la  base  inférieure,  et  se  mo> 
di fieront  ensemble. 

Quant  aux  arêtes  des  faces,  elle  sont  symétriques  deux  à  deux  : 
1«  deux  arêtes  antérieures  et  postérieures,  qui  joignent  quatre 
aD^esinversementsymétriqueSiSOnt  ^ 

ijœélriques  :  les  deux  arêtes  laté- 
nlcs,  qui  joignent  quatre  angles 
^Tmélriques,  sont  également  symé- 
Iriques.  Ces  deux  espèces  d'arèles 
pourront  donc  être  modifiées  sépa- 
'^■nent;  mais  elles  pourront  aussi 
'Stre  simultanément,  comme  dans 
'a  figura  56,   et,  dans   ce  dernier  rij.-  xa. 

cas.  si  les  troncatures  sont  paral- 
lèles aux  plans  diagonaux  du  prisme  rbombotdal,  il  arrivera, 
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lorsque  les  troncatures  auront  fait  disparaître  les  faces,  que  le 
prisme  rhomboïdal  se  trouvera  converti  en  pfnsme  rectangulaire 
oblique,  que  Beudant  a  pris  pour  type  du  système. 

Voici  des  exemples  de  minéraux  qui  cristallisent  dans  le  cin- 
quième système  : 


ÂcUnote. 

Amphibole. 

Argent  sulfo-antimo- 
nié  (miar- 
gyrile). 

—  suiruré. 
Arsenic  sulfuré  rouge. 
Chaux  arséniatée. 

-—    sulfatée    hydra- 
tée. 

—  titano  -  silicatée 

(sphène). 
Cobalt  arséoiaté. 


Cuivre  arséniaté   (a- 
pbanèse). 

—  carbonate  bleu 

—  —        vert. 
Épidote. 

Euclase.         ' 
Feldspath. 
Fer  sulfaté. 
—  tungstaté     (wol- 
fram). 
Magnésie  phosphatée 

(vvagnérite). 
Mésotype. 


Plomb  chromaté. 

—  sulfate- carbo- 

—  naté. 
Pyroxène. 

Soude  carbonatée  (na- 
tron). 

—  sulfatée. 

—  et  chaux  carbo- 

natées  (gay- 
lussite). 
•—       et  chaux  sulfa- 
tées (glaubé- 
rite.) 


6*  type.  —  Système  du  prisme  oblique  non  symétrique,  ou  Système  triclinique. 

Le  prisme  qui  sert  de  type  à  ce  système  a  trois  axes  inégaux, 

tous  obliques  entre  eux.  Il  peut  être 
à  base  rbombe  comme  le  précédent, 
ou  à  base  de  parallélogramme  obli- 
quangle  comme  celui  de  la  figure  56  » 
mais  ce  qui  le  caractérise  essentiel- 
lement, c'est  que  la  base  bcdf  forme 
avec  chaque  face  et  chaque  arête  un 
angle  différent.  Il  en  résulte  qu'il 
n'y  a  d'autre  symétrie  à  observer  que 
celle  qui  résulte  du  parallélisme  et 
de  l'égalité  de  deux  faces,  de  deux 
arêtes  ou  de  deux  angles  diamétrale- 
ment opposés. 
Par  exemple  : 

-l'angle  b  est  symétrique  seulement  avec  Tangle  6'; 
l'angle  c  —  —         avec  l'angle  c'; 

l'arôte  bd'  —  —        avec  l'arête  db\  etc.  ; 

et  comme  il  y  a  huit  angles  et  douze  arêtes,  ou  vingt  éléments 
du  cristal,  symétriques  deux  à  deux,  il  en  résulte  que  le  cristal 
peut  subir  dix  genres  de  modifications.  Il  semblerait  d'après  cela 
que  ce  système  devrait  donner  lieu  à  un  très-grand  nombre  de 
modifications  ;  mais  c'est  le  contraire  qui  a  lieu,  parce  que  chaque 


Fig.  57.  —  Prisme  oblique  non 
symétrique. 
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modiGcation  n'agit  que  sur  deux  éiémentSy  et  ne  donne  lieu 
qu'à  des  troncatures  peu  étendues.  Enfin,  ce  système  ne  s'ap- 
plique qu'à  un  petit  nombre  de  minéraux,  parmi  lesquels  je  ci- 
terai ; 

Albîte,  Disthène, 

Anorthite,  Labradorile, 

Axinite,  Oligoclase. 
Cuivre  sulfaté. 

Stmeture. 

La  structure  d'un  minéral  résulte  de  la  disposition  intérieure 
ou  du  groupement  des  parties  dont  se  compose  la  masse. 

Elle  est  lamellairey  lorsque  le  minéral  est  facilement  séparable 
eo  lames  d'une  certaine  étendue,  qui  paraissent  être  des  faces  de 
cristaux  ; 

Laminaire^  lorsque  les  lames  sont  plus  petites,  mais  toujours 
perceptibles  à  la  vue  simple  ; 

Stratiforme^  lorsque  la  masse  parait  formée  de  couches  super- 
posées non  séparables  ; 

Feuilktée  ou  schisteuse^  quand  les  couches  sont  facilement  sépa- 
rables ; 

Fibreuse^  quand  la  masse  est  formée  de  fibres  sensiblement  pa- 
rallèles ; 

Radiée^  lorsque  les  fibres  convergent  vers  un  centre  ; 

Granuleuse^  quand  la  masse  est  formée  de  grains  distincts  ; 

Cimpactêf  quand  les  grains  sont  très-fins,  serrés  et  non  visibles 
à  la  vue  simple  ; 

Cellulaire^  quand  la  masse  offre  des  espaces  vides  formés  par 
retrait  ou  par  le  dégagement  d'un  gaz,  lorsque  le  corps  était  en- 
core à  l'état  pâteux. 

Cassure. 

La  cassure  est  la  manière  dont  les  parties  d'un  minéral  se 
séparent,  lorsque  la  division  ne  suit  pas  les  sens  de  la  structure. 
Par  exemple,  elle  est  conchoîde^  lorsqu'elle  présente  des  concavités 
et  des  convexités  qui  imitent  l'empreinte  de  coquilles.  Elle  peut 
êlre  lisse,  raboteuse,  écailkuse^  etc.  Ces  mots  n'ont  pas  besoin 
^^'explication. 

Pesas  leur  spécifl^ue. 

11  ne  faut  pas  une  longue  observation  des  substances  minérales 
pour  s'apercevoir  que,  à  peu  près  sous  le  môme  volume,  il  en  est 
qui  sont  beaucoup  plus  pesantes  que  d'autres.  La  différence  est 
telle  pour  quelques-unes  que,  en  les  soutenant  seulement  dans  la 
^^in,  on  saura  toujours  les  distinguer  :  ainsi  on  ne  confondra 
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jamais  de  cette  manière  le  platine  avec  Targent,  le  plomb  avec 
i'étain,  ni  même  le  bismuth  avec  l'antimoine.  Mais,  pour  donner 
à  ce  caractère  toute  la  précision  dont  il  est  susceptible,  il  faut 
trouver  le  moyen  de  peser  toutes  les  substances  exactement  sous 
le  môme  volume  ;  alors  on  a  ce  qu'on  nomme  la  pesanteur  spéci- 
pque  ou  la  densité  des  corps.  On  compare  ordinairement  toutes 
ces  densités  à  celle  de  l'eau  prise  pour  unité. 

Pesanteur  spécifique  des  liquides. 

D'abord  l'eau  étant  liquide,  et  tous  les  liquides  prenant  facile- 
ment la  forme  des  vases  dans  lesquels  on  les  renferme,  il  suffit, 
pour  peser  différents  liquides  sous  le  môme  volume,  ou  pour  en 
prendre  la  pesanteur  spécifique,  d'avoir  un  flacon  bouché  en 
verre,  de  le  remplir  successivement  de  tous  ces  liquides  et  de 
prendre  le  poids  de  chacun. 

Je  suppose  avoir,  par  exemple,  un  petit  flacon  qui,  bien  séché 
au  dedans  comme  au  dehors,  pèse,  plein  d'air,  SO^'yO^.  Je  le 
remplis  entièrement  d'eau  distillée  bouillie  (1),  et  je  mets  en 
place  le  bouchon  dont  la  partie  inférieure  doit  être  coupée  obli- 
quement, afin  qu'il  ne  reste  aucune  bulle  d'air  au-dessous.  Le 
bouchon  étant  appuyé  sur  le  flacon,  et  le  liquide  répandu  à  Tex- 
térieur  ayant  été  bien  essuyé,  on  le  pèse  de  nouveau. 

Supposons  que  le  poids,  plein  d'eau  distillée,  soit      7S«r,93 
La  tare  était  de 50  ,92 


La  différence  est  de 28«%0I 

Cette  difi'érence  pourrait  ôtre  prise  pour  le  poids  de  Teau.  Ce- 
pendant, comme  on  a  pesé  le  flacon  plein  d'air  et  que  Tair  a  un 
certain  poids,  en  réalité  le  flacon  seul  pèse  un  peu  moins  de 
oO«',  92,  et  par  suite  Teau  pèse  un  peu  plus  de  28»',  01. 

Pour  trouver  le  poids  de  l'air  contenu  dans  le  flacon,  afin  de  le 
retrancher  de  50»',  92,  et  d'avoir  la  tare  réelle  du  verre,  il  faut 
considérer  que  la  pesanteur  spécifique  de  l'air  esta  celle  de  l'eau 
comme  0,00125  : 1,  ou  est  égale  à  0,00125  de  celle  de  l'eau.  Par 
conséquent  le  poids  de  l'air  contenu  dans  le  flacon  égale  le  poids 
(le  l'eau  multiplié  par  0,00125 =28«%0I  X 0,00 125=0»', 035. 

(1)  11  faut  prendre  de  l'eau  distillée  et  bouillie,  car  Tcau  ordinaire  contient 
des  sels  qui  en  augmentent  la  pesanteur  spécifique,  et  de  Tair  qui  la  diminue; 
mais,  de  manière  que  le  premier  effet  l'emporte  ordinairement  sur  le  second. 
Il  faut  de  plus  opérer  autant  que  possible  à  une  basse  température,  l'eau  se  di- 
latant par  la  chaleur,  k  partir  du  4'  degré  au-dessus  de  la  glace  fondante,  et 
ayant  une  pesanteur  spécifique  d'autant  moins  considérable  que  sa  température 
ost  plus  élevée.  Il  est  par  cela  môme  nécessaire,  lorsqu'on  indique  la  pesanteur 
spécifique  d'un  corps,  de  faire  mention  de  la  température  à  laquelle  on  a  opér^. 
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En  retranchant  cette  quantité  du  poids  du  flacon  plein  d'air, 
on  trouYe  50*',885  pour  la  tare  réelle  du  flacon.  En  ajoutant,  au 
contraire,  0,035  à  28,01,  on  trouve  ^S^'^Otë  pour  le  poids  réel  de 
l'eau.  Quand  une  fois  on  a  un  flacon  ainsi  bien  jaugé,  on  le  con- 
serre  pour  prendre  la  pesanteur  spécifique  de  tous  les  liquides 
qoise  présentent. 

Soit  de  l'acide  sulfurique  :  on  yide  le  flacon,  on  le  sèche,  on 
le  remplit  entièrement  d'acide,  comme  on  a  fait  pour  l'eau  :  on 
le  laye  et  on  l'essuie  à  l'extérieur;  enfin  on  le  pèse. 

Supposons  que  son  poids  soit  de 104'',768 

La  tare  réelle  étant 50  ,885 

Le  poids  net  de  Tacide  est 53'',883 

d'où  l'on  trouve  la  pesanteur  spécifique  de  l'acide  au  moyen  de 
la  proportion  suivante  : 

Le  poids  de  l'eau  est  au  poids  de  l'acide  comme  la  densité  de 
l'eau  e$t  d  la  densité  de  l'acide. 

28,045     :    53,883     ::     1     :'  x 
_  53,883  X  i  _ 
'-       28,0*5       -*»»^' 

on  voit,  par  cet  exemple,  que  la  densité  de  l'eau  étant  toujours  i, 
pour  trouver  la  densité  cherchée  d'un  corps,  il  suffit  de  divi- 
ser le  poids  trouvé  de  ce  corps  par  le  poids  d'un  égal  volume 
d'eau. 
Soit  du  naphte  d'Amiano  : 

Le  môme  flacon  plein  de  naphte  pèse 74,341 

Tare  réelle 50,885 

Poids  du  naphte 23,456 

Le  poids  de  l'eau  étant  toujours  28,045,  on  trouve  la  densité 
da  naphte  en  divisant  23,456  par  28,045,  ce  qui  donne  0,836. 

Rien  n'est  plus  facile,  comme  on  le  voit,  que  de  prendre  la  pe- 
santeur spécifique  des  liquides. 

Pesanteur  spécifique  des  solides. 

Celle  des  corps  solidespeuts'oblenir  par  trois  procédés  :  1*  au 
iQoyen  d'un  flacon  à  large  ouverture  ;  2"*  à  l'aide  d'une  balance 
hydrostatique  ;  3®  par  la  balance  de  Nicholson. 

V  Première  méthode. 

Supposons  que  j'aie  un  flacon  en  verre,  à  ouverture  suffisante 
pour  y  introduire  des  fragments  ou  des  cristaux  d'un  corps  so- 


t 
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lide,  et  dont  le  boucboji  en  verre  soil  coupé  obliquement  ou 
foré  dans  sa  longueur,  alln  que  l'eau  ne  puisse  pas  s'y  arrêter 
{(îg.  58  et  59).  Supposons  que  ce  flacon  plein  d'eau  distillée  pèse 
156*',  67  :  je  prends  quelques  cristaux  d'un  corps  quelconque  in- 


soluble dans  l'eau,  par  exemple,  de  cobalt  gris  de  Tunaberg  ;  je 
les  pèse  d'abord  ensemble  dans  l'air,  et  j'en  Bze  le  poids  à 
21*%98  ;  j'introduis  ces  cristaux  dans  le  flacon  plein  d'eau,  ce  qui 
force  nécessairement  un  volume  de  liquide  égal  au  leur  propre 
à  s'épancher  au  dehors.  Je  bouche  le  flacon,  je  l'essuie  et  je  le 
pèse  en  cel  élat  :  je  trouve  \11*',11. 

S'il  n'était  pas  sorti  d'eau  du  flacon,  le  poids  du  flacon  plein-I- 
le cobalt  aurait  dCt  égaler -.     .      181,55 

Je  n'ai   trouvé  que m,77 

La  différence " .         3,78 

représenie  le  poids  de  l'eau  déplacée  par  le  cobalt,  c'est-ft^ire 
que,  sous  le  mSme  volume,  quand  le  cobalt  gris  pèse  24,98,  l'eau 

pèse3,78i  d'où  la  densité  du  cobalt  gris  — ^^=  6,60.  Hatty 
la  fixe  à  6,50. 

Dans  le  même  flacon,  pesant,  plein  d'eau,    .    .    .     156,67 
j'introduis  une  petite  pépite  d'or  nalîfdont  le  poids  dans 
l'air  est    de 5,66 

Les  deux  ensemble  devraient  peser i62,3.'f 

mais,&  cause  de  l'épancbement  de  l'eau  hors  du  flacon, 

je   ne  trouve  que 161,93 

L'eau  déplacée  pèse  donc 0,4W 

D'où  je  tire  -^  =  14,  15;  c'est-à-dire  que  l'op  qui  forme  cette 
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pépite  ne  pèse  que  44,15,  ce  qui  indique  un  alliage  d'envi- 
roD  15,5  d'argent  pour  84,50  d'or  (Âu<^Âg).  L'or  pur,  qui  est  très- 
rare  dans  la  nature,  pèserait  19,5. 

2"*  Balance  hydrostatique. 

Cet  instrument  ne  diffère  d'une  balance  ordinaire  qu'en  ce  que 
la  tige  qui  supporte  le  centre  de  mouvement  peut  s'élever  ou  s'a- 
baisser à  volonté,  et  que  les  plateaux  portent  au-dessous  un  petit 
crochet  destiné  à  suspendre  le  corps  solide  au  moyen  d'un  crin. 
On  pèse  d'abord  le  corps  ainsi  suspendu  dans  l'air,^  et  ensuite  on 
abaisse  la  balance  de  manière  à  faire  plonger  le  corps  dans  un 
vase  plein  d'eau  distillée,  placé  au-dessous.  On  observe  alors  que 
le  corps  pèse  moins  sur  le  bras  de  la  balance  auquel  il  est  sus- 
pendu, et  que  les  poids  placés  de  l'autre  c6té  l'emportent.  Cet 
effet  est  dû  à  ce  que,  le  corps  plongé  dans  Teau  ayant  pris  la 
place  d'un  volume  d'eau  égal  au  sien,  l'eau  environnante,  qui 
soutenait  le  poids  de  ce  volume,  soutient  une  partie  égale  dans 
le  poids  du  corps,  et  diminue  d'autant  son  action  sur  la  balance, 
lisait  de  là  qu'en  pesant  de  nouveau  le  corps  plongé  dans  l'eau, 
la  différence  des  deux  poids  fera  connaître  le  poids  d'un  volume 
d'ean  égal  à  celui  du  corps,  d'où  l'on  poui^ra  conclure  la  pesan- 
teur spéciflque  de  celui-ci. 

Soit,  par  exemple,  un  morceau  de  fer  pesant  dans 
rair 85«' 

Ce  fer  plongé  dans  l'eau  ne  pèse  plus  que 73,946 

La  différence  donne  le  poids  d'un  égal  volume  d'eau, 

ou li,054 

D'où  l'on  tire,  pour  la  pesanteur  spécifique  du  fer, 

'tï;ïï5î  -  ^'^^- 

3"  Balance  ou  aéromètre  de  Nkholson. 

Gel  instrument  {fig.  60),  beaucoup  plus  portatif  qu'une  balance 
ordinaire,  consiste  daus  un  tube  de  verre  ou  de  fer-blanc,  d'un 
assez  grand  diamètre,  surmonté  d'une  tige  de  verre  ou  de  laiton 
très-mince,  laquelle  supporte  elle-même  une  petite  cuvette  des- 
linée  à  recevoir  des  poids.  À  la  partie  inférieure  du  tube  se  trouve 
suspendu  un  petit  vase  lesté  avec  du  plomb,  de  manière  à  ce  que 
l'iDstrument,  plongé  dans  l'eau  distillée,  puisse  s'y  tenir  dans  une 
position  verticale,  et  qu'il  s'y  enfonce  jusqu'à  la  partie  supérieure 
du  tube  ou  du  cylindre. 

L'instrument  ainsi  disposé,  on  met  dans  le  bassin  supérieur  une 
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quantité  de  poids  telle  que  l'iastrument  s'enfonce  jusqu'à  un  trait, 
fait  au  moyen  d'une  lime  sur  le  milieu  de  la  tige  supérieure.  La 
quantité  de  poids  nécessaire  pour  produire  cet  effet  se  nomme  la 
première  charge  ;  supposons  qu'elle  9oil6I",83  :  il  est  évident  que 
le  poids  de  l'instrument,  quel  qu'il  soit,  augmenté  de 
6I",85,  égaie  le  poids  du  volume  de  l'eau  déplacée,iors- 
que  l'instrument  est  enfoncé  jusqu'au  trait  de  la  tige. 
Maintenant  retirons  les  poids  du  plateau  et  mettons  en 
place  un  corps  quelconque,  soit  un  cristal  de  baryte  sul- 
I  fatée,  dont  le  poids  doit  toujours  être  moindre  que  la 
première  charge.  On  voit  de  suite  que  l'instrument  s'ea- 
'  foncemoins,elque,  pour  le  ramener  au  trait  gravé  sur  la 
■  tige,  il  fauty  ajouterun  certain  nombre  de  poids,  les- 
quels joints  au  poids  du  cristal  complètent  6i<%85.  Ce 
second  poids  forme  la  seconde  charge  ;  supposons  qu'il 
soit  de  46^',14:iisufat,  pour  trouver  le  poids  du  cristal, 
de  retrancher46,14  de61,SS,  oji  la  deuxième  ctkarge  de 
la  première  ;  la  différence,  qui  est  ici  de  15,71,  forme 
,  le  poids  du  sulfate  de  baryte,  pesé  dans  l'air. 

Alors,  sans  rien  changer  aux  poids,  on  eolèTe  le 
cristal  de  la  cuvette  supérieure,  et  on  le  place  dans 
le  vase  inférieur,  qui  se  trouve  plongé  dans  l'eau.  De 
l^J^ùt  ^^^^^  manière,  ce  corps  perd,  de  son  poids,  ce  que 
d«  Nichoi»ii.  pèse  le  volume  d'eau  qu'il  déplace,  et  l'instrument 
s'élève  de  nouveau  hors  de  l'eau  ;  pour  le  ramener  au 
trait  de  la  tige,  il  faut  ajouter  dans  la  cuvette  une  certaine  quan- 
tité de  poids,  qui  forme  la  froisièrrje  charge,  et  qui  n'est  autre  chose 
que  le  poids  de  l'eau  déplacée  par  le  corps.  Dans  le  cas  présent, 
la  troisième  charge  sera  d'environ  V,  3S.  Divisant  donc  le  poids 
du  sulfate  de  baryte  par  le  poids  de  l'eau,  ou  15,71  par  3,35,  on 
trouve  4,69  pour  la  pesanteur  spéciQque'de  la  baryte  sulfatée. 

Il  me  reste  à  parler  de  la  manière  de  déterminer  la  pesanteur 
spécifique  des  corps  solubles  dans  l'eau  et  celle  des  corps  poreux. 
Pour  peser  un  corps  soluble  dans  l'eau,  il  faut  remplacer  l'eau 
par  un  liquide  qui  ne  puisse  pas  dissoudre  le  corps,  soit  l'alcool, 
ï'éther  ou  le  nuphlc  ;  mais  ce  dernier  vaut  mieux.  Le  naphte  or- 
dinaire pèse  environ  0,830,  ainsi  que  uotîs  l'avons  vu  plus  haut. 
Lorsqu'il  est  bien  rectifié  et  parfaitement  pur,  il  ne  pèse  plus  que 
0,758;  par  une  rectiQcalion  ordinaire,  on  l'amène  facilement  à 
0,800.  Il  faut  toujours,  d'ailleurs,  en  déterminer  la  pesanteur 
spéciliquc  :  supposons-la  de  0,800  ;  prenons  un  cristal  de  nitrate 
de  potasse  qui  pèse  10  grammes  dans  l'air  ;  plongeons-le  dans  du 
napble  à  0,800,  il  ne  pèsera  plus  que  Ii*',853,  ou  perdra  4,14S,  ce 
qui  est  le  poids  du  naphte  déplacé  par  le  cristal  ;  nous  trouverons 
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donc  la  pesanteur  du  nilre  comparée  à  celle  du  naphte  au  moyen 
de  cette  proportion  : 

X    :    0,800     ::     10    :    4,i45 

0,800  X  10  _  .  .^ 

^=       4,145        =  ^-^^' 

La  pesanteur  spéciflque  du  nitrate  de  potasse  est  1,93. 

Les  corps  poreux  ont  deux  pesanteurs  spécifiques  :  dans  Tune 
00  regarde  les  pores  remplis  d'air  comme  faisant  partie  du  miné- 
ral, et  Ton  trouve  ainsi  une  pesanteur  spécifique  qui  peut  quel- 
quefois être  moindre  que  celle  de  l'eau;  tel  est  l'asbeste,  dont  la 
pesanteur  spécifique,  faibk  ou  apparente,  en  y  comprenant  l'air, 
est  seulement  de  0,9088.  Pour  déterminer  la  pesanteur  spécifique 
forte  ou  réeUe^  on  regarde  les  vides  comme  accidentels,  et  Ton 
cherche  la  densité  de  la  matière  solide  seule. 

Pour  déterminer  les  deux  densités,  apparente  et  réelle,  d'un 
corps  poreux,  voici  comment  on  s'y  prend. 

On  pèse  d'abord  le  corps  bien  séché  dans  l'air,  soit  11*',  5;  on 
le  pèse  ensuite  dans  l'eau,  soit  à  l'aide  de  la  balance  hydrosta- 
tique, soit  avec  celle  de  Nicholson;  mais  bientôt  le  corps  s'imbibe» 
devient  plus  lourd  et  emporte  le  bras  de  la  balance  hydrostatique, 
00  fait  descendre  celle  de  Nicholson.  Lorsque  cet  effet  est  ter- 
miné, que  la  balance  ne  bouge  plus,  et  que,  par  conséquent, 
l'eau  a  remplacé  l'air  autant  que  possible,  on  pèse  définitivement 
le  corps  dans  l'eau.  Supposons  qu'il  pèse  alors  9  grammes,  ou 
qu'il  ne  perde  plus  que  2<',  5,  ce  qui  est  égal  au  poids  de  l'eau 
qu'il  déplace  actuellement,  on  trouvera  la  pesanteur  spécifique 
réelle  en  divisant  11,  5  par  2,  5  =  4,  6. 

Pour  trouver  la  pesanteur  spécifique  apparente,  il  faut  ajouter 
aux2i%  5  d'eau  déplacée  par  le  corps,  après  l'imbibition,  celle  qui 
y  est  entrée.  Celle-ci  se  trouve  en  repesant  promptement  dans, 
l'air  le  corps  imbibé  d'eau.  Supposons  qu'il  pèse  alors  12  gram- 
mes, comme  il  en  pesait  sec  11,  5,  le  poids  de  l'eau  imbibée  est 
de  0,5,  lesquels,  joints  aux  2,5,  d'eau  déplacée,  portent  à  3  gram- 
n^  le  poids  de  l'eau  que  le  corps  aurait  déplacée  s*il  n'eût  pas 
été  poreux.  La  pesanteur  spécifique  apparente  du  corps  est  donc 

égale  à  ^  =  ^,8333. 

ImpreMion  sur   le  sens  du  goût. 

Les  corps  soumis  à  cette  épreuve  sont  dépourvus  de  saveur,  ou 
^ofTrent  une  qui  leur  est  particulière.  Dans  le  premier  cas,  on 
<)itqQe  le  corps  est  insipide,  et  dans  le  second  sapide. 

U  saveur  des  corps  peut  ôtre  aussi  variée  que  leur  propre  na-^ 
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ture  ;  mais  on  remarque  surtout,  comme  pouvant  se  présenter  le 
plus  souvent,  la  saveur  : 

Exemples. 

Salée Sel  marin . 

Aslringmte Alun. 

Styptique Sulfate  de  zinc. 

Arriére Sulfate  de  magnésie. 

Piquante Chlorhydrate  d'ammoniaque. 

Sucrée Selssolubles  deglucineetdeplomb. 

Urineuse Chaux. 

Sulfureuse Eauxchargées  d'acide  sulfbydrique 

ou  de  sulfbydrates. 

Ferrugineuse  ou  atramentaire Sels  solubles  de  protoxyde  de  fer. 

Cuivreuse,  mercurielle,  etc 

Indépendamment  de  la  saveur  proprement  dite,  quelques  sels, 
abondants  en  eau  de  cristallisation,  occasionnent  dans  la  bouche 
un  sentiment  de  fraîcheur,  par  la  promptitude  avec  laquelle  ils 
passent  de  Tétat  solide  à  l'état  liquide.  Exemples  :  phosphate  de 
soude,  tarlrate  dépotasse  et  de  soude;  exemple  encore  :  le  nitrate  de 
potasse,  quoique  anhydre. 

D'autres  corps  ont  une  saveur  chaude  :  ce  sont  ceux  qui,  étant 
desséchés,  ont  une  forte  affinité  pour  Teau.  Ils  commencent  par 
solidifier  celle  qui  humecte  la  langue^  et  en  dégagent  une  quan- 
tité sensible  de  calorique.  Exemples  :  le  chlorure  de  calcium  calciné 
et  la  chaux  vive. 

Quelques  autres  corps,  quoique  insipides,  font  éprouver  à  la 
langue  un  effet  nommé  happement.  Ces  corps  sont  toujours  poreux 
et  avides  d'eau,  non  à  la  manière  de  la  chaux,  mais  seulement  à 
l'instar  d'une  éponge.  Ils  absorbent  Thumidité  de  la  langue,  des- 
sèchent cet  organe,  et  s'y  attachent,  en  raison  du  liant  qu'acquiert 
leur  mélange  avec  Teau.  Exemples  :  les  argiles,  les  marnes,  la  craie. 

ImprrMton  sur  le  mab  dtt  ioneker. 

Les  corps  soumis  au  sens  du  toucher  offrent  une  surface  onc- 
tueuse,  comme  le  talc;  ou  douce  sans  onctuosité,  comme  Vasàeste 
et  le  mica  ;  ou  rude,  comme  la  pierre  ponce,  etc. 

Impreifllon  sur  le  miib  de  l'odomt. 

Les  corps  peuvent  être  odorants  par  eux-mêmes,  comme  le 
naphte  et  le  pétrole;  ou  le  deviennent  par  la  chaleur,  comme  le 
bitume  de  Judée  et  le  succin. 

D'autres  acquièrent  par  le  frottenœnt  des  mains  une  odeur  très- 
marquée  ;  tels  sont  le  fer,  le  cuivre,  Véiain  et  le  plomb.  Enfin  il  y 
a  des  corps  terreux  qui,  bien  secs,  sont  complètement  inodores, 
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mais  qui  prennent  une  odeur  particulière  sous  l'influence  de  la 
Tapeur  de  l'haleine;  telles  sont  les  argiles  el  la  craie. 

Impreislon  mr  le  leni  de  l'oiiVe,  sonorité. 

Les  corps  librement  suspendus  dans  l'air  et  soumis  au  choc 
d'an  corps  dur  sont  sonores  ou  ne  le  sont  pas.  Pour  qu'ils  puis- 
sent être  sonores,  il  faut  qu'ils  soient  à  la  fois  durs  et  élastiques  ; 
e'est-à-dire  que  ces  corps  doivent  posséder  la  propriété  de  pou- 
Toir  être  altérés  dans  leur  forme,  par  le  choc,  sans  en  être  brisés, 
et  de  revenir  peu  à  peu  à  celte  forme  par  des  oscillations  dé- 
croissantes qui  communiquent  leur  ébranlement  aux  particules 
de  l'air. 

Cette  propriété  est  très-développée  dans  plusieurs  métaux,  tels 
qae  l'argent,  le  cuivre  et  le  fer,  et  dans  plusieurs  alliages,  comme 
le  bronze  et  le  gong  ou  métal  du  tam-tam.  Parmi  les  minéraux, 
elle  est  remarquable  surtout  dans  une  roche  feldspalhique  homo- 
gène, que  Ton  emploie  comme  l'ardoise  à  la  couverture  des  mai- 
sons, et  qui  est  nommée  phonolithe.  L'ardoise,  elle-même,  jouit 
d'une  certaine  sonorité,  et  est  jugée  d'autant  plus  propre  à  résis- 
ter aux  efiets  destructeurs  des  agents  atmosphériques,  qu'elle 
possède  cette  propriété  à  un  plus  haut  degré. 

ImprcMloB  sur  le  seMs  de  la  vue. 

Les  impressions  que  les  corps  exercent  sur  ce  sens  sont  très- 
îariées,  et  offrent  plusieurs  caractères  importants;  tels  sont  la 
coukur,  Véclat  de  la  surface^  la  transparence  ou  Y  opacité^  la  ré  frac- 
twn  simple  ou  double. 

Coulmr. — Lacouleur  d'un  corps,  vu  en  masse,  peut  êlre  unifor- 
me,  comme  dans  Yémeraude^  le  soufre  et  les  métaux.  Elle  est  variée 
dans  la  plupart  des  marbres  secondaires  ;  chatoyante^  dans  Topale  et 
le  labradorite  ou  pierre  de  Labrador.  Ce  dernier  effet  a  lieu  lorsque 
la  lumière,  ayant  pénétré  à  une  certaine  profondeur  dans  un  mi- 
néral d'une  transparence  imparfaite,  ou  coupé  par  de  nombreuses 
bsares,  est  réfléchie  vers  l'extérieur  en  rayons  vifs  et  diverse- 
ment colorés  comme  ceux  de  l'iris.  Très-souvent  la  couleur  d'un 
corps  réduit  en  poudre  n'est  pas  la  même  que  celle  de  la  masse. 
C'est  ainsi  que  le  cinabre,  qui  est  d'un  gris  violet  en  masse,  est 
d'un  rouge  vif  lorsqu'il  est  pulvérisé. 

Minéraos.  En  maue  :  En  poudre  : 

Kéàlgar rouge,  orangé  ; 

Fer  oligis(€ gris  noirâtre,        brun-rouge 

Sulfure  d'antimoine gris  bleuâtre,       noir. 
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Quelquefois,  lorsque  le  corps  est  tendre,  il  n'est  pas  nécessaire 
de  le  pulvériser  et  d'en  détruire  une  partie  pour  l'examiner  sous 
ce  point  de  vue  :  il  suffit  de  le  frotter  sur  un  corps  plus  résistant 
que  lui,  et  même  sur  du  papier.  Il  en  résulte  une  trace  dont  on 
note  la  couleur.  Par  exemple,  le  molybdène  sulfuré  et  le  graphite 
forment  tous  les  deux  sur  le  papier  une  trace  gris  noirâtre,  et 
qui  ne  peut  servir  à  les  distinguer;  mais,  vient-on  à  les  frotter 
sur  de  la  porcelaine  blanche,  le  graphite  y  forme  toujours  une 
trace  gris  noirâtre,  tandis  que  le  molybdène  sulfuré  en  produit 
une  verdâtre. 

Éclat  de  la  surface.  —  La  surface  d'un  corps  peut  être  brillante, 
comme  celle  de  la  plupart  des  corps  cristallisés;  ou  terne,  comme 
dans  les  corps  amorphes  ou  mélangés  de  substances  terreuses. 
Elle  peut  avoir  un  éclat  onctueux^  par  exemple  le  jade  poli; 
soyeux,  comme  une  variété  de  cuivre  carbonate  vert,  ou  Tasbeste  ; 
nacré^  par  exemple  la  stilbite;  métallique,  comme  tous  les  métaux; 
n'ayant  que  Vapparence  métallique,  exemple  le  mica. 

Transparence.  —  La  transparence  est  la  propriété  dont  jouissent 
certains  corps  de  se  laisser  traverser  par  la  lumière.  Elle  peut  être 
parfaite,  imparfaite  ou  nulle.  Pour  que  la  transparence  soit  parfaite, 
il  fautqu'on  distingue  nettement,  au  travers  du  corps,  le  contour  des 
objets;  c'est  alors  seulement  que  le  corps  est  dit  transparent  :  par 
exemple,  le  verreei  le  spath  d'Islande  ou  carbonate  de  chaux  rhomboé- 
drique.  Lorsque  les  corps  ne  laissent  passer  qu'imparfaitement 
les  rayons  lumineux,  et  sans  qu'on  puisse  distinguer  au  travers 
les  lignes  et  les  contours  des  objets,  ils  sont  dits  translucides;  tels 
sont  la  cornaline  et  Vargent  chloruré.  Enfin  les  corps  qui  ne  lais- 
sent passer  aucun  rayon 
lumineux  sont  opaques; 
tels  sont  principalement 
les  métaux,  qui  doivent 
leur  éclat  et  leur  aspect 
miroitant  à  la  réfiexion 
presque  complète  qu'ils 
font  éprouver  à  la  lu- 
mière. 

Héfraction,  — Propriélé 
des  corps  transparents 
qui  consiste  en  ce  que, 
lorsqu'un  rayon   lumi- 
neux AB  {fig.  61)  vient 
à  passer  obliquement  d'un  milieu  peu  dense,  comme  est  l'air, 
dans  un  milieu  plus  dense,  comme  sont  l'eau,  le  verre,  le  cristal  de 
roche,  etc.,  ce  rayon,  au  lieu  de  suivre  directeriient  sa  route 
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vers  E,  s'incline  en  se  rapprochant  de  la  perpendiculaire  NN, 
menée  à  la  surface  du  corps  au  point  d'incidence,  et  suit  une 
Doa^elle  direction  BC.  El  réciproquement,  lorsque  le  rayon  BG, 
après  avoir  traversé  le  corps,  repasse  obliquement  dans  l'air,  il 
s'écarte  de  la  perpendiculaire  IS'N'  menée  à  la  surface  du  corps 
an  point  de  sortie,  et,  si  les  deux  surfaces  du  corps  sont  paral- 
lèles, la  nouvelle  direction  sera  elle-môme  parallèle  à  la  direc- 
tion primitive  du  rayon,  et  se  trouvera  sitbée  dans  un  même  plan 
perpendiculaire  à  la  surface,  seulement  elle  sera  placée  plus  bas. 
Voilà  donc  en  quoi  consiste  le  phénomène  de  la  réfraction^  qui 
al  généralement  en  raison  directe  de  la  densité  des  corps  et  de  leur  corn- 
histibiUté.  Mais  il  y  a  des  substances  dans  lesquelles  non-seule« 
ment  le  rayon  incident  se  réfracte,  mais  encore  se  divise  en  deux 
rayons  distincts;  de  telle  sorte  que,  lorsqu'on  regarde  un  objet 
à  travers  un  de  ces  corps;  on  le  voit  généralement  double.  C'est  ce 
qu'on  peut  observer  très-facilement  avec  un  rhomboèdre  de  chaux 
cwrbanatée  limpide  ou  spath  d'Islande,  et  avec  un  grand  nombre 
d'autres  substances  lorsqu'elles  sont  convenablement  taillées.  Le 
caractère  de  la  réfraction,  simple  ou  double,  peut  servir  à  déter- 
miner le  système  de  cristallisation,  et  quelquefois  la  nature  spé- 
cifique d'un  grand  nombre  de  substances,  lors  même  qu'elles  sont 
privées  des  formes  naturelles  qui  pourraient  les  faire  reconnaître, 
par  exemple  lorsqu'elles  sont  en  fragments,  ou  lorsqu'elles  ont 
été  taillées  ;  parce  qu'on  a  remarqué  que  tous  les  corps  qui  ont  la 
réfraction  simple  sont  privés  de  cristallisation  ou  sont  cristallisés 
dans  le  système  cubique,  tandis  que  ceux  pourvus  de  la  réfraction 
double  sont  tous  cristallisés  et  appartiennent  à  l'un  des  autres 
systèmes.  C'est  ainsi  que  Ton  pourra  distinguer  le  verre,  qui  n'est 
pas  cristallisé,  et  qui  ne  possède  que  la  réfraction  simple,  du  cristal 
àe  roche  cristallisé  dans  le  système  rhomboédrique  et  pourvu  de 
b  réfraction  double  ;  ou  bien  le  rubis  spinelle  et  le  grenat,  qui  ne 
possèdent  que  la  réfraction  simple  et  qui  cristallisent  daiis  le 
système  cubique,  du  rubis  oriental  et  du  zircon,  qui  possèdent  la 
réfraction  double,  et  dont  le  premier  a  pour  forme  primitive  un 
rhomboèdre  et  le  second  un  prisme  droit  ou  un  octaèdre  obtus  à 
hase  carrée  • 

Effeto  de  l'électrletCé. 

Ponr  expliquer  les  phénomènes  électriques,  on  suppose  dans 
toosles  corps  l'existence  de  deux  fluides  impondérables  telle- 
Qteat  unis  et  neutralisés  l'un  par  l'autre,  que  leur  présence  ne 
devient  manifeste  que  lorsqu'ils  ont  été  séparés  par  le  frottement 
des  corps  ou  par  d'autres  moyens  que  l'expérience  a  fait  recon- 
^tre.  On  admet  également,  et  les  faits  semblent  le  prouver,  que 
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les  molécules  d'un  même  fluide  se  repoussent,  et  qu'elles  attirent 
au  contraire  les  molécules  de  l'autre  fluide  ;  de  sorte  que,  lorsque 
des  corps  d'un  poids  peu  considérablCi  relativement  aux  forces 
qui  peuvent  agir  sur  eux,  se  trouvent  sous  l'influence  de  ces 
deux  fluides  à  l'état  d'activité,  ils  obéissent  à  leurs  mouvements 
d'attraction  et  de  répulsion,  et  rendent  ainsi  visible  l'action  des 
fluides  eux-mêmes. 

Tous  les  corps  paraissent  pouvoir  s'électriser  par  frottement  ; 
mais  les  uns  ne  conservent  aucune  trace  de  l'électricité  dévelop- 
pée à  leur  surface,  parce  qu'ils  sont  conducteurs  du  fluide  et  le 
laissent  échapper  ;  tandis  que  les  autres  conservent  pendant  un 
certain  temps  l'électricité  développée  et  permettent  ainsi  d'en 
observer  les  effets. 

Parmi  les  corps  qui  s'électrisent  par  frottement,  il  y  en  a,  tek 
que  le  verre,  le  cristal  de  roche  et  les  substances  qui  leur  ressem- 
blent, qui  prennent  une  espèce  d'électricité,  qui  a  reçu,  à  cause 
de  cela,  le  nom  d'électticité  vitrée^  et  que  l'on  nomme  également 
électricité  positive.  Les  autres,  qui  sont  de  nature  combustible, 
comme  le  soufre^  le  succin^  le  copal  et  toutes  les  résines,  prennent 
l'autre  espèce  d'électricité  qui  est  appelée  résineuse  ou  négative. 
Cependant  l'espèce  d'électricité  développée  dans  un  corps  dépend 
beaucoup  de  Tétat  de  la  surface  du  corps  et  de  la  nature  du  frottoir. 

Ainsi  le  verre  poli,  frotté  avec  uoe  étoffe  de  laine,  s'électrise 
vitreusement  ;  mais  si  sa  surface  a  été  dépolie,  il  s'électrisera 
résineusement,  et  le  même  résultat  sera  obtenu  si,  le  verre  restant 
poli,  on  remplace  le  frottoir  de  laine  par  une  peau  de  chat. 

Pour  reconnaître  si  un  corps  est  électrisé  par  frottçment,  il 
faut,  après  l'avoir  frotté  pendant  quelques  instants  avec  un  mor- 
ceau de  drap,  l'approcher  de  quelque  corps  léger,  tel  qu'âne 
petite  barbe  de  plume  ou  un  cheveu  suspendu.  Si  le  corps  léger 
est  attiré,  c'est  une  preuve  que  le  corps  est  électrisé.  Pour  déter- 
miner l'espèce  d'électricité,  il  faut  donner  préalablement  au  corps 
mobile  et  isolé  une  électricité  connue,  soit,  par  exemple,  de  l'é- 
lectricité  résineuse.  Si  le  corps  mobile  est  attiré,  l'électricité 
cherchée  sera  vitrée  ;  s'il  est  repoussé,  ce  sera,  au  contraire,  de 
l'électricité  résineuse. 

Électricité  par  la  chaleur.  —  Certains  minéraux  isolants  ou  non 
conducteurs,  tels  que  la  tourmaline  et  la  topaze,  deviennent  élec- 
triques lorsqu'on  les  chauffe,  et  prennent  ordinairement  deux 
pôles,  c'est-à-dire  que  Tune  des  extrémités  du  cristal  manifeste 
l'électricité  positive  et  l'autre  extrémité  l'électricité  négative. 
Ce  qu'il  y  a  de  plus  remarquable,  c'est  que  les  minéraux  cris- 
tallisés et  prismatiques  qui  offrent  cette  propriété  ont  toujours 
les  extrémités  du  prisme  terminées  par  des  sommets  non  symé- 
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triques.  Que  Ton  chauffe,  par  exemple,  très-progressivement  et 
bien  également,  une  tourmaline  suspendue  à  un  ÛI  non  tordu,  on 
Terra  bientôt  qu'elle  acquerra  deux  pôles  électriques,  et  que  le 
sommet  trièdre  sera  vitré,  et  l'autre,  composé  de  six  facettes, 
ré&ioenx.  Cette  opposition  électrique  augmentera  avec  la  tem- 
pérature, mais  disparaîtra  aussitôt  que  celle-ci  deviendra  sta- 
tionnaire.  Elle  reparaît  ensuite  pendant  le  refroidissement,  mais 
en  sens  inverse,  c'est-à-dire  qu'alors  le  sommet  qui  a  le  moins  de 
bcetles  prend  Télectricité  résineuse  et  l'autre  l'électricité  vitrée. 

^ff9iM  dtt  mai^iiétUme. 

On  entend  par  magnétisme  un  ordre  de  phénomènes  attribués  à 
deux  fluides  analogues  à  ceux  qui  produisent  l'électricité,  mais 
qui  s'en  distinguent  par  plusieurs  circonstances  principales  : 
i*  leur  action  parait  bornée  à  un  petit  nombre  de  corps,  qui  sont 
le  /ifr,  le  nickel^  le  cobalt  et  quelques-uns  des  composés  du  fer  ; 
2*  celte  action,  une  fois  développée  dans  ces  corps,  mais  surtout 
dans  Vacier^  persiste  pendant  un  temps  considérable,  quels  que 
soient  les  corps  qui  les  touchent  et  les  fassent  communiquer 
avec  le  sol  ;  3**  enfin,  les  corps  dans  lesquels  on  a  développé 
l'action  magnétique  présentent  toujours  deux  points  vers  les- 
quels s'accumulent  les  deux  fluides  opposés,  ou  Aewxpôks  ;  et  de 
ces  pôles,  l'un,  animé  par  le  fluide  austral,  se  dirige  constam- 
ment vers  le  pôle  nord  de  la  terre,  l'autre,  occupé  par  le  fluide 
boréal,  se  dirige  vers  le  pôle  sud. 

Cependant,  à  l'exception  de  quelques  lignes,  nommées  méri- 
im$  magnétiques^  sur  lesquelles  l'aiguille  aimantée  se  dirige 
exactement  vers  les  pôles  terrestres,  dans  tous  les  autres  lieux 
Taiguille  fait  avec  le  méridien  terrestre  un  angle  plus  ou  moins 
marqué,  et  qui  varie  suivant  les  lieux  et  le  temps.  A  Paris,  par 
exemple,  en  l'année  1580,  l'aiguille  déclinait  de  il  degrés  vers 
l'est;  en  1666  la  déclinaison  était  nulle,  et  l'aiguille  se  dirigeait 
exactement  vers  le  nord.  Plus  tard,  la  déclinaison  a  passé  à 
Toaest,  et  de  1792  à  1800,  elle  est  restée  fixée,  à  de  légères  va- 
riations près,  à  22  degrés  vers  l'ouest,  mais  elle  se  rapproche  peu 
à  peu  de  l'est  ;  elle  est  aujourd'hui  de  18''50,  de  sorte  que,  pour 
avoir  véritablement  le  nord,  il  faut  le  porter  à  18*»50  vers  la  droite 
ou  vers  l'est  de  raiguillc. 

Des  trois  métaux  que  j'ai  nommés,  le  fer  est  le  plus  magné- 
tique, et  le  seul  qui  conserve  celte  propriété  dans  quelques-uns 
de  ses  composés  ;  le  nickel  et  le  cobalt  ne  le  sont  qu'à  l'état 
métallique  ;  et  comme  ces  deux  métaux  ne  se  trouvent  pas  à 
l'étal  natif,  il  n'y  a  dans  la  nature  que  le  fer  métallique^  le  fer 
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oxydulé  ou  oxyde  ferroso-ferrique,  le  fer  oligiste  ou  oxyde  ferrique 
cristallisé,  la  pyrite  magnétique  ou  fer  protosulfuré^  et  les  miné- 
raux qui  conliennent  à  Télat  de  mélange  l'un  ou  l'autre  de 
ces  composés,  qui  soient  sensibles  à  l'action  de  l'aiguille  ai- 
mentée. 

Pour  reconnaître  cette  propriété,  on  présente,  à  distance 
convenable,  le  minéral  à  une  aiguille  aimantée,  librement  sus- 
pendue et  en  repos.  Si  le  corps  est  magnétique,  il  sera  attiré  par 
l'aiguille  ;  mais  comme  il  est  retenu  par  la  main,  c'est  l'aiguille 
qui  marche  et  qui  vient  se  réunir  au  corps. 

C'est  de  cette  manière  qu'agissent  le  fer  natif ,  le  fer  oxydulé 
cristallisé^  le  fer  ê/ttgiste  cristallisé^  et  la  pyrite  magnétique.  Ces 
corps  n'étant  pas  pourvus  de  magnétisme  propre,  et  étant  seule- 
ment attirés  par  le  fluide  magnétique  de  l'aiguille,  agissent  sur 
l'un  et  l'autre  pôle  et  les  attirent  également;  mais  il  en  est  au- 
trement pour  le  fer  oxydulé  massif  on  amorphe^  qui  porte  aussi  le 
nom  d'aimant.  Ce  corps  est  ordinairement  magnétique  par  lui- 
même  et  pourvu  de  deux  pôles  ;  alors  il  ne  peut  attirer  égale- 
ment les  deux  pôles  de  l'aiguille;  il  attire  l'un  et  repousse 
l'autre. 

CARACTÈRES  CniMIQUES. 

Ces  caractères  résultent  de  Faction  chimique  de  différents 
corps  sur  la  substance  dont  on  cherche  à  découvrir  la  nature. 
Les  agents  dont  on  se  sert  le  plus  ordinairement  sont  le  calorique^ 
Veau,  les  acides^  les  alcalis^  quelques  sels,  et  ditférentes  teintures 
végétales. 

Aetton  du  calorique. 

On  essaie  les  corps  par  le  moyen  du  calorique,  *soit  en  les  pro- 
jetant sur  un  charbon  allumé,  soit  en  les  chauffant  dans  un  tube 
de  verre,  soit  en  les  exposant  à  la  flamme  du  chalumeau. 

La  simple  projection  sur  un  charbon  allumé  peut  faire  con- 
naître la  nature  de  plusieurs  corps  :  ainsi  le  nitrate  de  potasse  fuse, 
c'est-à-dire  qu'il  se  fond  et  s'étend  sur  les  charbons,  en  faisant 
brûler  avec  éclat  tous  les  points  du  combustible  qu'il  touche. 

Le  chlorure  de  sodium^  obtenu  par  évaporation  d'une  solution 
aqueuse,  décrépite  sur  les  charbons,  tandis  que  les  cristaux  de 
sel  gemme  n'en  éprouvent  aucune  altération. 

Le  sulfate  de  chaux  hydraté  cristallisé  (gypse  ou  sélénite)  s'exfolie 
et  devient  opaque.  Le  sulfate  de  chaux  anhydre  conserve  sa  forme 
et  sa  transparence. 

Le  soufre  brûle  avec  une  flamme  bleuâtre  en  dégageant  une 
odeur  d'acide  sulfureux. 
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Le  sulfure  cTantimome  donne  lieu  aux  mêmes  résultats,  et  pro- 
duit en  outre  un  cercle  blanc  d'oxyde  d'antimoine. 
Le  sulfure  d' arsenic  développe  à  la  fois  Fodeur  irritante  de 
l'acide  sulfureux  et  l'odeur  alliacée  de  l'arsenic.  La 
volatilisation  est  complète. 

On  chauffe  dans  un  tube  de  verre  les  substances 
volatiles,  ou  dans  lesquelles  on  suppose  la  présence 
de  principes  volatils.  Tels  sont  les  siflfures  d'arsenic 
et  de  mercure,  qui  se  subliment  sans  altération  et 
complètement  lorsqu'ils  sont  pars.  Vorgile  et  le  sul- 
fate de  chaux  hydraté,  Voxyde  ferrique  et  Voxyde  man- 
ganique  hydratés,  dégagent  de  Yeau  dont  il  est  fa- 
cile de  déterminer  la  proportion,  en  la  condensant 
et  la  pesant  dans  un  petit  récipient  adapté  au  tube 
ou  à  la  petite  cornue  qui  contient  Thydrate. 

Les  corps  qui  ne  sont  pas  susceptibles  d'être  alté- 
rés par  le  calorique  par  Tun  des  moyens  précédents, 
sont  essayés  au  chalumeau  {fig.  62).  Cet  instrument  se 
compose  d'un  tube  de  verre  ou  mieux  de  métal 
d'une  seule  pièce,  ou  composé  de  plusieurs  par- 
lies  emboîtantes,  dont  l'une  forme  une  petite  cham- 
bre intermédiaire  destinée  h  condenser  l'eau  de  l'air 
insufflé.  Il  est  ouvert  aux  deux  bouts  :  on  souffle 
avec  la  bouche  par  l'extrémité  la  plus  ouverte,  et 
l'on  dirige  l'autre,  qui  n'est  percée  que  d'un  très- 
petit  trou,  vers  la  flamme  d'une  chandelle  ou  d'une 
lampe  à  huile,  que  l'on  darde  par  ce  moyen  sur  un 
très-petit  fragment  du  corps  soumis  h  l'essai.  Ce 
corps  est  fixé  à  l'extrémité  d'une  petite  pince  de 
platine,  ou  contenu  dans  une  petite  cuiller  du  môme 
métal,  ou  posé  sur  une  toute  petite  coupelle  com- 
posée avec  parties  égales  d'os  calcinés  h  blanc  et  de 
terre  à  porcelaine,  ou  enfin  est  placé  au  fond  d'une 
cavité  creusée  dans  un  charbon. 

L'emploi   du  chalumeau  demande 
fri    beaucoup    d'habitude,  d'abord    pour 
sourfler  longtemps,  également,  et  sans 
discontinuer    ;  ensuite,   pour  tirer  à 
•      Fir.6î.  -  Chalumeau.  volouté  du  même  instrument  des  ef- 

fets d'oxydation  ou  de  réduction  tout 
i  fait  opposés,  mais  qui  sont,  il  faut  le-  dire,  assez  difficiles  à 
obtenir  d'une  manière  nette  et  tranchée. 

Pour  souffler  sans  interruption,  il  suffit  de  remplir  de  temps 
en  temps  la  poitrine,  en  aspirant  lair  par  le  nez,  et  pendant  ce 
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temps  de  continuer  à  expulser  l*air  contenu  dans  la  bouche  par 
le  seul  effet  des  muscles  des  joues. 

Pour  opérer  à  volonté  des  effets  de  réduction  ou  d'oxydation,  il 
faut  remarquer  que  la  flamme  d'une  chandelle  se  compose  de 
trois  flammes  partielles  [fig.  63)  :  1**  d'une  flamme  bleue  infé- 
rieure A  A  dont  la  tempéra- 
ture est  peu  élevée  ;  2*  d'une 
flamme  intérieure  BC  allon- 
gée, nébuleuse  au  obscure, 
où  la  température  est  plus 

— ^         ,  élevée,  mais  qui  contient 

-'-=-=^-  ll^^-    encore  des  gaz  combusti- 
--""  blés  non  brûlés  ;  3*  d'une 

flamme  extérieure  DE  al-' 
longée,    blanche    et  trës- 
éclairante,  où  s'opère  l'en- 
tière combustion  du  char- 

Fig.  63.  -  Flamme  dune  chandelic.  bOU.    C'CSt  VCrS   l'eXtrémité 

de  cette  flamme  que  se 
trouve  le  point  de  la  plus  forte  chaleur. 

Si  donc,  lorsque  la  combustion  est  rendue  plus  active  et  plus 
complète  par  le  chalumeau,  on  présente  un  métal  oxydable  à 
l'extrémité  E' de  la  flamme  extérieure,  où  les  principes  com- 
bustibles sont  entièrement  brûlés ,  et  où  rien  ne  préserve  le 
métal  de  Taction  de  l'air,  il  y  aura  oxydation;  mais  si  Ton  porte 
l'oxyde  jusque  dans  la  flamme  obscure  intérieure,  il  sera  réduit. 
Ces  résultats  peuvent  facilement  être  obtenus  plusieurs  fois, 
alternativement,  avec  le  plomb  et  le  cuivre  ;  moins  facilement 
avec  l'élain. 

A'oici  quelques  autres  résultats  qui  peuvent  être  obtenus  à 
l'aide  du  chalumeau. 

Prenez  un  fragment  d'un  minerai  quelconque  de  cuivre  ;  ré- 
duisez-le en  poudre  très-flne  dans  un  mortier  d'agate,  et  mé- 
langez-le avec  une  certaine  quantité  de  carbonate  de  soude  sec. 
Humectez  le  mélange  avec  une  petite  goutte  d'eau,  placez-le 
dans  le  creux  d*un  charbon  et  chauffez  graduellement,  au  feu  de 
réduction,  jusqu'à  ce  que  le  mélange  fondu  ait  été  entièrement 
absorbé  par  le  charbon.  Si  tout  n'est  pas  disparu,  on  ajoute  un 
peu  de  carbonate  de  soude  et  l'on  chauffe  de  nouveau,  jusqu'4 
ce  que  tout  soit  absorbé.  Alors,  le  charbon  étant  éteint,  on 
enlève  avec  un  couteau  toute  la  partie  qui  se  trouve  imprégnée 
du  mélange  fondu,  et  on  la  broie  avec  de  l'eau,  dans  le  mortier 
d'agate.  On  laisse  reposer  ;  on  décante  l'eau,  qui  entraine  avec 
elle  la  soude  et  le  charbon  et  laisse  la  substance  métallique.  Ou 
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recommence  le  broiement  et  le  lavage  jusqu'à  ce  que  le  métal 
reste  seul  sous  la  forme  de  particules  rouges  du  plus  bel  éclat 
métallique.  Cet  essai  fait  découvrir  les  moindres  quantités  de 
cuivre  dans  un  minerai,  et  peut  également  servir  pour  le  bismuth, 
rétain,  le  plomb,  le  nickel  et  le  fer.  Il  est  inutile  pour  l'or  et  Tar- 
geoty  qui  se  réduisent  facilement  sans  addition,  à  Tétat  d'un  bou- 
ton métallique  ûxe  et  malléable. 

Le  borax  purifié  et  fondu  peut  servir  à  reconnaître  un  certain 
nombre  d'oxydes  métalliques,  en  formant  avec  eux  des  verres 
difersèlnent  colorés,  et  dont  la  couleur  varie  avec  leur  degré 
d'oxydation,  et  par  conséquent  avec  l'espèce  de  flamme  à  laquelle 
l'essai  se  trouve  soumis. 

Ainsi,  une  parcelle  presque  imperceptible  A'oxyde  de  manganèse 
étant  triturée  avec  du  borax  fondu,  placée  sur  une  petite  coupelle 
d'os  et  d'argile,  et  chauffée  au  feu  d'oxydation^  produit  un  verre 
traosparent  d'une  belle  couleur  améthyste.  Ce  verre  devient  inco- 
lore au  feu  de  réduction. 

Un  fragment  de  cobalt  gris  (sulfo-arséniure  de  cobalt)  ou  de 
cobalt  arsenical^  étant  grillé  d'abord  à  la  flamme  oxydante,  pulvé- 
risé avec  du  borax  et  fondu  sur  une  petite  coupelle,  forme  un  verre 
transparent  d'une  magnifique  couleur  bleue. 

V oxyde  de  chrome  et  les  chromâtes  colorent  le  borax  en  vert 
d'émeraude  ;  les  oxydes  cTurane,  en  jaune  verdâlre,  qui  devient 
d'un  vert  sale  au  feu  de  réduction  ;  l'oxyde  et  les  sels  de  cuivre^  en 
un  beau  vert  :  ce  verre  vert  devient  incolore  au  feu  de  réduction, 
et  reste  tel  tant  qu'il  est  fondu  ;  mais  il  prend  une  couleur  rouge 
et  devient  opaque  en  se  refroidissant. 

Le  peroxyde  de  fer^  fondu  avec  le  borax  au  feu  d'oxydation, 
forme  un  verre  d'un  rouge  sombre,  qui  pâlit  et  devient  jaunâtre 
en  refroidissant.  Au  feu  de  réduction,  le  verre  prend  la  couleur 
▼erte  des  sels  de  protoxyde  de  fer.  On  peut  en  général  accélérer 
les  différentes  réductions  qui  viennent  d'être  indiquées  et  les 
rendre  plus  tranchées,  en  introduisant  dans  le  verre  fondu  une 
petite  parcelle  d'étain. 

Action  de  Teau. 

L'eau  dissout  très-facilement  quelques  minéraux,  tels  que 
le  ndfate  de  fer^  le  nftrate  de  potasse,  le  chlorure  de  sodium  ;  quel- 
quefois elle  les  dissout  très-difficilement  et  en  petite  quantité  : 
exemple,  le  sulfate  de  chaux  ;  d'autres  fois  encore  elle  ne  les 
dissout  pas  du  tout,  comme  le  carbonate  de  chaux^  le  carbonate 
de  baryte^  les  sulfates  de  baryte  et  de  strontiane  et  beaucoup 
d'autres. 
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AcitoB  des  acides. 

Les  acides  agissent  sur  les  minéraux  de  plusieurs  manières 
différentes  ;  mais  c'est  surtout  Tacide  nitrique  qui  est  d'un  usage 
très-fréquent. 

Tantôt  il  est  tout  à  fait  sans  action,  comme  sur  l'or,  leplcLtine, 
le  quarlZy  le  sulfate  de  baryte. 

Tantôt  il  les  dissout  sans  effervescence,  comme  les  phosphates 
de  chaux  et  de  plomb. 

D'autres  fois  il  les  dissout  avec  effervescence  d'acide^  carbo- 
nique :  exemples,  les  carbonates  de  chaux  et  de  magnésie;  mais  non 
le  carbonate  de  baryte  naturel,  qui  ne  s'y  dissout  qu'après  avoir 
été  désagrégé  par  la  calcination  ou  la  pulvérisation.  Quelques 
métaux  natifs  ou  oxydulés  se  dissolvent  dans  l'acide  nitrique  avec 
une  effervescence  de  gaz  nitreux  qui  devient  rutilant  au  contact 
de  l'air  ;  tels  sont  le  mercure^  Vargent^  le  cuivre^  le  bismuth  natif 
et  le  cuivre  oxydulé. 

Du  reste,  les  actions  chimiques  qui  servent  à  distinguer  les 
minéraux  sont  tellement  variées  et  propres  à  chacun,  qu*il  n'est 
guère  possible  de  les  énoncer  d'une  manière  générale,  et  qu'il 
faut  les  renvoyer  à  leur  histoire  particulière. 

GISEMENT  DES  MINÉRAUX. 

[L'histoire  d'un  minéral  ne  serait  pas  complète  si  on  n'indi- 
quait, à  côté  de  ses  caractères,  la  position  qu'il  occupe  dans  les 
couches  terrestres.  Les  particularités  du  gisement  des  espèces 
seront  exposées  dans  l'étude  spéciale  de  chacune  d'elles  ;  mais 
nous  devons,  pour  être  bien  compris,  donner  ici  quelques  no- 
tions générales  sur  les  terrains  et  expliquer  un  certain  nombre  de 
termes  que  nous  aurons  souvent  à  employer. 

Les  minéraux  affectent  dans  la  nature  deux  manières  d'être  : 
tantôt  ils  forment  de  grandes  masses,  entrant  comme  éléments 
dans  l'écorce  terrestre,  et  auxquelles  on  donne  le  nom  de  roches  ; 
tantôt  ils  sont  disséminés  au  milieu  de  ces  masses  et  ne  peuvent 
être  regardés  que  comme  un  accident  dans  la  constitution  de 
notre  globe. 

Les  roches  sont  simples,  formées  d'une  seule  espèce  minéra- 
logique,  ou  composées  de  plusieurs  minéraux  associés  ensemble. 
On  les  distingue  ainsi  par  la  nature  minéralogique,  et  les  com- 
binaisons diverses  des  éléments  qui  les  constituent.  Mais  elles 
diffèrent  aussi  par  leur  origine  et  par  l'époque  de  leur  forma- 
tion. 


GISEMENT  DES  MINÉRAUX.  6i 

Les  unes  paraissent  avoir  subi  une  fusion  ignée  ou  du  moins 
aîoir  été  amenées  à  un  certain  état  de  ramollissemienl  par  l'ac- 
tion de  la  chaleur  centrale  du  globe  combinée  avec  celle  de 
l'eau  et  d'une  forte  pression.  Elles  ont  une  structure  cristalline 
oa  vitreuse,  sont  massives,  sans  couches  régulières,  et  ne  ren- 
ferment pas  de  débris  organiques.  On  leur  a  donné  le  nom  de 
roches  ignées,  plutoniques  oa-  massives.  Elles  constituent  la  base 
on  le  support  des  terrains  dont  se  compose  la  croule  terrestre, 
et  ont  en  outre  apparu  à  toutes  les  époques,  soit  en  masses 
presqiMfolides,  soit  en  pâte  à  demi  fondue,  soit  à  l'état  de  fu- 
sion complète.  Les  laves  volcaniques  actuelles  appartiennent  à  ce 
groupe.  , 

D'autres  roches  portent  le  nom  de  roches  aqtœuses,  neptuniennes^ 
oa  sUimentaires.  Elles  sont  en  couches  étendues  et  régulières, 
formées  de  matières  compactes  ou  terreuses,  et  renferment  des 
fossiles  ou  débris  organiques  provenant  des  plantes  ou  des  ani- 
maux qui  vivaient  à  l'époque  de  leur  formation. 

EnGn  un  certain  nombre  de  roches  paraissent  avoir  été  formées 
primitivement  par  voie  aqueuse,  mais  s'être  modifiées  ou  altérées 
sous  l'influence  de  la  chaleur,  combinée  avec  celle  des  sources 
minérales,  gazeuses  ou  liquides.  Ce  sont  les  roches  métamorphiques. 

Toutes  ces  roches  forment,  par  leurs  associations,  des  groupes 
auxquels  on  a  donné  le  nom  de  terrainsy  et  que  les  géologues  ont 
classés,  d'après  leur  âge  relatif,  en  un  certain  nombre  de  périodes. 

Nous  allons  les  indiquer  ici  : 

Au-dessus  de  terrains  massifs  {granit,  sy'ém'te,  protogyne,  etc.), 
qui  servent  de  support,  se  trouvent,  étages  de  bas  en  haut  : 

!•  Le%  ^terrains  primitifs  ou  terrains  des  schistes  cristallins 
(gneiss,  micaschistes,  schistes  talqueux,  pbyllades),  qu'on  re- 
garde comme  des  terrains  métamorphiques.  C'est  dans  ces  cou- 
ches et  dans  les  terrains  massifs  sur  lesquels  elles  s'appuient,  que 
se  sont  sublimés  ou  condensés  la  plupart  des  substances  mélalli- 
qoes  et  beaucoup  de  composés  siliceux  {tourmaline,  topaze,  hya- 
fvUhe,  améthyste,  cristal  de  roche).  A  ces  terrains  sont  quelquefois 
subordonnés  des  bancs  de  calcaires  salins  et  saccharoïdes. 

i*  Les  terrains  de  transition.  Ce  sont  les  premiers  terrains  de  la 
série  des  couches  fossilifères  :  on  y  rencontre  des  débris  de  zoo- 
pbytes,  de  mollusques  et  même  de  poissons,  et  comme  fossiles 
particulièrement  caractéristiques  des  triiobites  (genre  éteint  de 
crustacés).  Ils  donnent,  entre  autres  produits  utiles,  des  ardoises, 
des  pierres  à  rasoirs,  des  pierres  à  aiguiser,  des  marbres  colorés, 
enfin  des  masses  considérables  de  combustibles  charbonneux, 
connus  sous  le  nom  d*anthracite  et  de  houille. 

Les  divers  étages  de  ces  terrains  de  transition  ont  été  désignés 
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SOUS  les  noms  de  :  terrains  cambrien  ou  cumbrien,  silurien^  devo' 
nien,  calcaire  carbonifère^  houillter. 

3^  Les  terrains  secondaires.  Ils  sont  caractérisés  par  la  présence 
de  bélemnites  et  d'ammonites  (genres  éteints  de  mollusques  cépha-, 
lopodes)  et  contiennent  des  ossements  de  sauriens  gigantesques 
{ickthyosaureSj  plésiosaures^  ptérodactyles ,  etc.).  On  y  distingue  le 
terrain  pénéen^  riche  en  minéraux  de  cuivre  ;  les  terrains  de  trias^ 
auxquels  se  rattachent  de  nombreux  dépôts  de  gypse  et  de  sel 
gemme  ;  les  terrains  jurassiques  subdivisés  en  deux  systèmes  :  le 
système  du  lias  et  le  système  oolithique;  enfin  les  terraim  crétacés^ 
contenant  les  couches  jde  la  craie  blanche. 

4^  Les  terrains  tertiaires^  Ils  renferment  de  nombreux  débris 
de  mammifères  et  d'oiseaux,  et  des  coquilles  appartenant  aux 
espèces  actuellement  vivantes.  On  les  divise  en  terrains  tertiaires 
inférieurs,  très-développés  aux  environs  de  Paris  et  y  donnant  le 
gypse  et  la  pierre  meulière  ;  terrains  tertiaires  moyens  et  tertiaires 
supérieurs. 

5^  Les  terrains  de  transport  ou  diluviens.  Ils  n'offrent  plus  les  ca- 
ractères de  sédiments  déposés  tranquillement  au  sein  des  eaux, 
mais  plutôt  de  dépôts  irréguliers,  résultant  d'un  transport  brusque 
et  plus  ou  moins  violent.  C'est  dans  les  débris  ainsi  arrachés  aux 
autres  terrains  que  se  trouvent  en  abondance  des  minéraux  de 
grand  prix  (or,  platine,  diamant,  pierres  précieuses). 

Ces  terrains  de  transport  nous  conduisent  jusqu'à  la  période 
des  aliuvions  modernes  et  à  l'époque  actuelle  (1).] 

CLASSIFICATION  DES  MINÉRAUX. 

Si  l'on  s'en  rapportait  aux  opinions  émises  dans  un  grand 
nombre  d'ouvrages,  on  devrait  distinguer  plusieurs  écoles  ou 
plusieurs  systèmes  de  classifications  minéralogiques,  les  pre- 
mières étant  fondées  uniquement  sur  les  caractères  extérieurs, 
les  secondes  se  trouvant  établies  à  la  fois  sur  la  composition  chi- 
mique et  sur  les  caractères  physiques,  enfin  d'autres  reposant  uni- 
quement sur  la  composition  chimique  ;  mais,  en  réalité,  toutes 
ces  classifications  sont  fondées  principalement  sur  la  nature 
chimique  des  minéraux,  autant  qu'elle  a  pu  être  connue  de  leurs 
auteurs  ;  et  la  classification  d'Avicenne,  par  exemple,  que  l'on 
donne  comme  un  exemple  d'une  classification  fondée  unique- 
ment sur  les  caractères  extérieurs,  et  qui  divisait  les  minéraux 
en  pien^es,  sels,  bitumes  et  métaux,  était  une  classification  chimi- 
que telle  qu'Avicenne  pouvait  la  faire^  et  tout  aussi  chimique 

(I)  Voyez  Contejean,  Élénents  de  géologie  et  de  paléontologie .  Paris,  1874, 
1  vol.  in-8-  avec  467  fig. 
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que  celles  de  Werner,  d'Hausraann,  de  Haûy,  de  Beudant,  de 
BroDgniart,  et  que  les  deux  de  Berzelius.  Seulement  la  chimie  ye- 
nait  éc||irer  de  plus  en  plus  la  yraie  nature  des  minéraux,  et  leur 
classification  en  devenait  plus  parfaite.  C'est  donc,  à  mon  avis,  la 
meilleure  classification  chimique  qui  sera  la  meilleure  base  de 
la  classification  minéralogique.  Or,  en  comparant  les  classifica- 
tioiis  chimiques  les  plus  récemment  publiées,  je  persiste  dans 
Topinion  que  la  meilleure  est  celle  qui  range  tous  les  corps  sim- 
ples en  une  série  fondée,  autant  que  possible,  sur  leur  caractère 
éleetio-chimique,  et  séparée  en  genres  naturels  par  un  ensemble 
de  propriétés  communes  à  chaque  groupe  partiel. 

Mais  il  se  présente  ici  une  assez  grande  difficulté  à  résoudre  : 
étant  donnée  la  série  électro-chimique  des  corps  simples,  est-il 
préférable  de  fonder  les  familles  sur  les  éléments  les  plus  électro- 
négatifs,  comme  en  chimie,  et  de  comprendre  dans  chaque  fa- 
mille les  composés  d'un  môme  corps  négatif,  par  exemple  Voxy- 
9fiie,avec  tous  ceux  qui  sont  plus  positifs  que  lui  {soufre^  carbone, 
fer,  cmvre^  etc.)  ;  ou  bien  faut-il  faire  le  contraire  ? 

Jusque  dans  ces  dernières  années,  la  plupart  des  minéralogistes, 
Haûy,  Brongniart,  et  Berzelius  (1),  avaient  disposé  les  minéraux 
de  cette  dernière  manière  ;  c'est-àrdire,  par  exemple,  que  le^  fer, 
métal  positif,  formait  une  famille  dans  laquelle  se  trouvaient 
rangés  d'abord  le  fer  natif,  puis  tous  les  composés  naturels  du 
fer  a?ec  les  corps  électro-négatifs,  tels  que  Voxygène,  le  soufre, 
Yonemc  ;  enfin  les  composés  d^oxydes  de  fer  (éléments  positifs  des 
combinaisons)  avec  les  acides  mlfurique,  carbonique,  phospho- 
rique,  etc.  Mais,  en  1825,  Berzefius  a  publié  une  méthode  tout 
opposée,  se  fondant  surtout  sur  ce  qu'un  grand  nombre  de  bases 
oxydées,  composées  d'un  même  nombre  d'atomes  élémentaires, 
peufent  se  remplacer  dans  les  minéraux,  sans  en  changer  la 
forme  cristalline,  ni  d'autres  principales  propriétés,  de  sorte  que 
l'analogie  naturelle  demande  le  rapprochement  de  ces  composés 
salins  qui,  dans  Tautre  méthode,  se  trouvent  dispersés  dans  au- 
tant de  familles  dififérentes*  (2).  Malgré  l'autorité  d'un  si  grand 
nom,  et  malgré  celle  de  Beudant,  qui  a  publié  un  système  de  mi- 

(I)  Berzelius,  Système  de  minéralogie,  Paris,  1819. 

«}  Ainsi  que  Je  Tai  déjà  dit,  on  nomme  isomorphes  les  corps  qui  peuvent 
ûnti  le  substituer  dans  les  combinaisons,  sans  en  changer  le  système  de  cris- 
^'Jliution.  Ainsi  l'acide  phosphorique  PK)'  et  Tacide  arsenique  As-0'  sont  iso- 
iBorphes  et  forment  des  sels  presque  semblables,  et  qui  se  mélangent  dans  la 
nttore  sans  aucun  rapport  fixe.  Pareillement  la  chaux,  la  magnésie,  l'oxyde  de 
nnc  et  les  protoxydes  de  fer  et  de  manganèse,  tous  formés  suivant  la  formule  RO, 
i^s  offrent  des  sels  dont  la  cristallisation  est  presque  identique,  et  que  Ton 
trouve  très-souvent  mélangés.  Il  en  est  de  même  de  Talumine  et  des  sesqui- 
^^ydet  de  fer,  de  cobalt  et  de  manganèse,  dont  la  formule  générale  est  R'O'  ; 
^  représentant  le  radical  métallique,  et  0  Toxygène. 
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néralogie  en  partie  fondé  sur  le  même  principe  (I),  je  pense  que, 
pour  la  minéralogie a/?/>/t^t<^6,  il  esl  préférable  déranger  les  corps 
d'après  leur  radical  cuivre^  fer^  plomba  zinc^  etc.,  parce  aue,  en 
effet,  c'est  presque  toujours  le  radical  qui  donne  aux  mitiérauz 
l'importance  dont  ils  jouissent,  et  qui  détermine  leur  mode  d'ex- 
ploitation et  leurs  applications  industrielles. 

La  méthode  que  nous  suivrons  est  donc  calquée  sur  celle  que 
Berzelius  a  publiée  en  1819,  et  que  MM.  Girardin  et  Lecoq  ont 
adoptée  (2).  C'est-à-dire  que  nous  commencerons  par  les  corps 
les  plus  électro- négatifs,  ou  par  les  métalloïdes,  tels  que  le 
soufrCy  le  carbone^  le  bùre  et  le  silicium.  Puis  viendront  les  mé^ 
taux  électro-négatifs,  comme  VarseniCy  Vantimoine^  l'or,  le  pla- 
tine^  etc.  ;  et  à  la  fin  se  trouveront  placés  les  métaux  les  plus 
électro-positifs,  tels  que  le  fer^  le  manganèse^  Valuminiumy  le  ma- 
gnésium^lecaldum,  \estrontiumy  lebaryum^  \esodium,  ei\epot€usium. 

Chacun  de  ces  corps  sera  le  type  ou  le  fondement  d'une  famille 
qui  sera  composée,  outre  le  corps  lui-môme,  de  ses  composés 
naturels  avec  les  corps  plus  électro-négatifs  que  lui.  Ainsi  la  fa- 
mille du  soufre  sera  formée  du  soufre  natif, 

De  l'acide  sulfureux  (gaz  des  volcans), 

Dq  y  acide  suif urique  (lacs  acides). 

Le  bore  n'existe  pas  à  l'état  natif,  et  ne  se  trouve  qu'à  l'état 
d'acide  borique  ;  la  famille  du  bore  ne. comprendra  donc  qu'une 
seule  espèce,  V acide  borique.  Quant  au  borate  de  «oiuié,  dans  le- 
quel l'acide  borique  esl  négatif  par  rapporta  la  soude,  ou  le 
bore  par  rapport  au  sodium,  c'est  évidemment  dans  la  famille  du 
sodium  que  ce  sel  devra  être  rangé. 

La  famille  de  l'arsenic  comprendra  quatre  espèces  : 

Arsenic  natif, 

Arsenic  sulfuré  rouge  ou  réalgar. 

Arsenic  sulfuré  jaune  ou  orpiment  y  ^ 

Arsenic  oxydé  ou  acide  arsénieux. 
Tandis  que  Varséniate  de  cobalt  fera  partie  des  composés  cobal* 
tiques  ;  ainsi  des  autres. 

Ampère  est  le  premier  qui  ait  tenté  d'établir  une  classifica- 
tion naturelle  des  corps  simples  fondée  à  la  fois  sur  leurs  rap- 
ports électriques  et  sur  Tensemble  de  leurs  propriétés  chimi- 
ques. J'ai  fait  subir  à  celte  classification  plusieurs  modifications 
nécessaires  (3).  Aujourd'hui  je  fais  éprouver  à  celte  classification 

(I)  Beudant,  Traité  élémentaire  de  minéralogie,  Paris.  1830,  2  vol.  in-8*.  — 
y^ours  élémentaire  d'hiatoi'e  naturelle,  Min'iralogie.  Paris,  1812,  in-12, 

(l)  Girardin  et  Lecoq,  É/éments  de  minéralogie^  182G. 

(3)  N.  E.  Henry  et  Guibourt,  Pharmacopée  raisonnée  ou  Traité  de  pharmacie 
pratique  et  thtorigue,  3"  édit.  Paris,  1847,  in-8"*. 
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0DD0u?eaa  changement  qui  consiste  à  retirer  les  chromides 
d'ealre  les  borides  et  les  platinides,  quels  que  suieni  les  rap- 
ports qui  les  rapprochent  de  ces  deux  genres  de  corps,  pour  les 
placer  iilre  les  cassitérides  et  les  sidérides  auxquelles  ils  s'unis- 
sent» d'une  part  par  le  tantale  et  le  titane,  et  de  l'autre  par  le 
chrome  et  l'urane.  Mais  alors  le  zinc,  et  le  cadmium  qui  le  suit 
oééessairement,  ne  peuvent  plus  rester  avec  Télain,  et  doivent 
descendre  jusqu'au  magnésium^  avec  lequel  le  zinc  offre  de  très- 
grands  rapports  naturels. 

Je  n'admets  pas  que  le  fluoré  doive  quitter  le  chlore  pour  pas- 
ser a?eo  le  soufre,  ni  que  le  bismuth  doive  être  séparé  du  plomb 
pour  aller  joindre  l'antimoine  et  l'arsenic.  Je  laisse  l'hydrogène 
avec  le  carbone,  quelles  que  soient  les  différences  qu'ils  présen- 
tent dans  leurs  composés,  à  cause  de  leur  origine  commune,  de 
lear  combustibilité  à  peu  près  égaie  et  de  leur  union  constante 
dans  les  corps  minéraux  dérivés  d'origine  organique.  Eu  pre- 
oiot  cette  classification  ainsi  modifiée  pour  base  de  la  classilica- 
tioQ  minéralogique,  il  me  restera  deux  observations  à  faire.  La 
première  eslqu'ii  n'y  a  pas  autant  de  familles  minéralogiques  que 
de  corps  simples:  d'abord  parce  que  V  oxygène,  qui  est  le  premier 
de  tous,  n'existe  libre  que  dans  l'air  atmosphérique,  et  qu'il  ne 
peut  se  combiner  à  aucun  autre  corps  plus  électro-U'  gatif  que 
loi  môme;  ensuite  parce  que  les  quatre  corps  qui  le  suivent 
\fmrt^  chlore^  brome,  iode)  ne  se  trouvent  ni  libres  ni  comliinés 
entre  eux,  ou  à  l'oxygène,  de  sorte  que  tous  leurs  composés  na- 
turels se  trouvent  compris  dans  les  familles  suivantes,  à  la  suite 
du  corps  électro-positif  qui  leur  sert  de  radical. 

Nous  devrions,  donc  commencer  les  familles  minéralogiques 
aaioii/re,  an  sélénittm  et  au  tellure;  viendraient  ensuite  Varsenic 
tiVantànoine  ;  puis  le  carbone^  le  bore^  et  le  silicium  ;  enfin  les  nié- 
taux  proprement  4ils.  Mais  voici  en  quoi  consiste  ma  seconde 
observation  :  c'est  que,  pour  éloigner  le  moins  possible  le  tellure, 
Tanenic  et  l'antimoine  des  métaux,  avec  lesquels  ils  présentent 
de  grands  rapports  physiques;  enfin  pour  mettre  hjors  de  ligne 
l'acide  silicique  qui  ne  ressemble  à  rien  qu'à  lui-même,  ou  à  l'a- 
âde  borique,  et  qui  est  incomparablement  à  tous  les  autres  corps 
le  plus  abondant  de  la  croûte  solide  du  globe,  je  suis  d'avis  île 
commencer  les  familles  minéralogiques  par  celles  du  silicium, 
la  bore  et  du  carbone;  puis  viendront  celles  du  soufre,  du  sé- 
lénium, du  tellure,  de  Tardcnic  et  de  Mintimoine  ;  enfin  celies 
formées  par  les  métaux  proprement  dits.  Yoici  le  tableau  de 
celte  classification  : 


GouoviT,  Droguet,  7*  édit. 
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daMiflcalloM  MAtarelle  des  corps  slBiples  serTMit  de  base 
à  la  clastidcatieM  ialnérals|pi««e. 

fi. 


GENRES. 


I.  ZOÉRIDE. 


ESPÈCES. 


I.  Oxygèae  ... 


II.  BromoIdes. 


m.  Thionides. 


IV.  Absénidbs 


y.  Antbragides.  . . . 


2.  Fluoré 

3.  Chlore  . . .  . 

4.  Brome 

5.  Iode 


6.  Soufre 

7.  Sélénium... 

8.  Tellure 


'  9.  Azote 

10.  Phosphore.. 

11.  Arsenic... . 

12.  Antimoine.. 


13.  Hydrogène.. 

14.  Carbone... 


VI    Bonrniis  '^-  Boxe 

Yi.  ISORIDBS (  jg    SiUcium  . . 


17.  Osmium... 

18.  Iridium.. .. 

19.  Platine 

VII.  Plantinidbs  . .  ]  :^0.  Palladium . . 

21.  Rhodium... 

22.  Ruthénium. 

23.  Or 


VIII.  Abgyridbs.  . . . 


24.  Argent  

25.  Mercure. ... 

26.  Plomb 

27.  Bismuth.... 


IX.  Cassitéeides.  . . 


28.  Ëtain  ...... 


en 

H 

se 
o 


F 

a 

Bm 
I 


S 

Se 

Te 


Az 
P 

As 
Sb 


Os 

Ir 

Pt 

Pd 

R 

Rt 

Au 


Ag 
Hg 

Pb 
Bi 


Sn 


•niiii. 

d 


1,1057  i 


100 


3.44 

2,966 

4,94S 


2,087 
4.3?0 
6,258 


0,972  « 
1.77 
5,750 
6,702 


118,75 
221,64 
.SOO 
793 


200 

495,28 

801,5 


H 
C 

0,0692  < 
8,5  > 

B 

Si 

2,68 

87,50 
193,75 
408,75 
806,45 


21,40 
18,6.S 
21,46 
11,3 
11 
lia  11,4 
19,268 


6,25 
75 


136,15 
266.74 


1242,62 

1232,08 

1232,08 

665,47 

651,96 

650 

1229,16 


10,474      1319,01 

'^'^«8  M  1250 
14,391*}''*" 

11,35        1?94,50 

9,83        13j}0,38 


7,29 


735,3 


10 


8,4210 
4,5118 
2 

1,263 


5 

7,0190 

1,247« 


11,4288 
5,1618 
3,1333 
1,24 


160 
13,33 


7,3447 
3,7452 


0,8005 
0,8 1 18 
0,81  i8 
1,5207 
1 ,5343 
1,5384 
0,H135 


»  Gazeux.  —  t  Liquide.  —  «  Diamant.  —  *  Solide. 
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GENRES. 


X.  Titahid» 


ESPÈCES. 


39.  Niobium... 
80.  Pélopium.. 
31.  Tantale  . . . 
33.  llméniam.. 
33.  Tiune  .... 


XL  GamoMioEs. .  . . 


XU.  SuÉBUBl». 


Xm.  CÉBIDBS. 


XIV.   ZlBGONlDBS.  .. 


Xn.  Caixodbs.... 


XVn.  TÉPHRAUDE8. 


L 


3t.  Tungstène.. 

35.  Molybdène  . 

36.  Vanadium. . 

37.  Chrome . .  . 

38.  Uranium... 


Z9.  Ciiirre 

40.  Nickel 

41.  Cobalt 

43.  Fer 

43.  Manganèse. 

44.  Didymium.. 

45.  Cénum 

46.  Erbium.. . . 


/ 


XV.  MAftSlSlDES .  .. 


47.  Terbium  . . . 

48.  Yttrium 

49.  Thorium... 

50.  Lanthanium 
|5l.  Glucium  .. . 

57.  Zirconium. . 
53.  Aluminium. 


.S4.  Calcium... 


55.  Zinc 

56.  Magnésium. 

57.  Calcium. ... 
.SB.  Strontium. . 
59.  Baryum... . 


/  CO.  Lithium  . . 

61.  Sodium. .. 
Potassium 
Rubidium  . 

6k.  Césium  ... 

6.>.  Thallium.. 


6.'. 
(>3. 


66.  Indium  .... 

67.  Ammonium. 


Nb 
Pp 
Ta 
Im 
Ti 


Tg 

Mo 

V 

Cr 

U 


Cu 
Nk 
Co 
Fe 
Mn 


D 

Ce 

E 


Tb 

Y 

Tr 

La 

G 

Zr 

Al 


Cd 
Zn 
Mg 


Ca 
Sr 
Ba 


Li 

Sdoa  Na 

PSoaK 

Rb 

Cm  ^ 
Tl    ^ 


Hiiiii. 

d 


6,30 

» 

10.08 

» 

5,3 


17,0 
8,615 
3,6 1 
5,9 

18,4 


8,85 

8,279 

8,513 

7,788 

7.138 


D 
» 


1» 

2,t 

2,67 


8,604 

6,H6 

1,43 


1,584 
3,542 

» 


In 
Am 


0,5396 

0,9:2 

0,8U5 

» 

» 
11,861 


7,3 


NIM 
i4énbln. 

m 


610,76 

» 
860,36 
786,59? 
314,70 


1150 
575,83 
855,84 
338,50 
750 


306,<t0 

3ri9,75 

36S,99 

350 

344,68 


620? 
590,80 
» 


403,31 
743,86 

588,30 

87,13 

419,73 

170,88 


700 

406,50 

150 


350 
548 
858 


80,33 

387,50 

48H,9:) 

1067,00 

1541,87 

550 


464,9 
113,50 


IIITIN.. 
■•Ucihirt. 

1000 
m 


1,6386 

1,1633 

» 
3,1839 


0,^695 
l,70i» 
3,8103 
3,0441 
1,3333 


3,5314 

3,7045 

3,71 

3.357 

3,9001 


1,6913 


3,4856 
1,3443 

1 ,6998 

ll,3(i36 

3,3823 

5,8520 


1,4385 
2,46»0 
6,6666 


4 

1,8348 

1,1655 


1 2,4486 
3,4783 
2,0452 
0,M372 
0,6485 
0,3930 


3,1303 
8,8889 


CUSSinC&TION  HIHÉRALOGIQUE. 
T«bI«BM  d«a  Acide*  prlMcip»nx. 


H 


Antimoiileox  „ . 
Antlmoniqae. . . 

Aradoieui 

An'nlqae 

AMtiqae 

Borique 

Ctrbonlqaa, .. , 
Clironiique...  . 

Holybdique 

l'boipbDriqua.. 

SiMi'lifuci , 

SunniquB 

SulfuriqiiB..., . 

Twiuliqua 

TiUnique 

Tungstique.  •• . 
VtiiadiquB 


AMO* 
A*-0* 
At«0* 
BO» 
CO' 
CrO» 
HoO* 
P"0» 


»I3,M 
llil,M 
1117 ,&0 
ltt7,MI 

etB,6o 

9»,1 

UMI 
11*1,61 

6't,1U 
HSU 


V-9'i 

l,&StO 
l,M!<l 
l,nM1 
1,1S4I 

itumi 


TabInH   des  ■•■ 


BASES. 

s,c,.. 

'  ■ 

Oxura  hj-drlnua    ou  eau 

a'OnAq 
Sb'0> 
AgO 
HgO 
PbO 
ttiO) 
Cr'UI 
U'O» 
Cu'O 
CuO 
MO 
Ni-O' 
(oO 

F«0 

Fq'O» 

MiiO 

Mi.'O* 

Mn'O' 

117,50 
lOf.lK) 
1319,01 
ISSO 
Mt»t,bD 

fJÔ-,00 

18"0 
893,!» 
t£Hl,6l 
*68.6l 

IOÎU.SO 

tOK.U1l 

IOi:,t>S 

m 

V'VO 

B-«',  G 
S1*,U» 

-,8S'9 
0,SÏ!8 
■■,U809 

3,UI  G 
ï,lï88 
U.MID 
■'Mit 

1 

Î,S*88 
",  l.1i 
1,0  lOÏ 

l,835U 

II! 

—  chromiqM 

—  uraiiique 

-  cui»reux 

—  ciiiiriqiie 

-  nickeluui 

-  mrkfllîqu' 

—       Tefreut.      

ss: 

";fes 

"::s:ïï;".".T:r::: 

l;;r^ 
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Oisra  cdreoi 

~  yUrii^QO .  «  >  •  p  p 

—  iboriqna  . . .  . 

—  liotbuilqae.. 

—  glndqae 

—  (irconigae  . . . 

—  aluminiqite  . . 

—  c»draique. . . . 

—  nlttgnêsique  . . 

—  strontiqiie., .. 

—  iilliique"..'.'." 

—  potassique ... 


Zr'O» 
AI'O» 


3,1086 

n,88Na 


1>0,33 
387,50 
588,03 


CoMieralmi   d'vac  snaliu    chlial<ia«  bm  fvrniiile. 

J'ai  fait  suivre  l»  tableau  des  corps  simples  de  celui  des  prin- 
cipui  acides «l  des  bases  qui  consUluent  le  plus  ordinairement 
leimiDéraus,  et  j'ai  ajouté  aux  uds  et  aux  autres  leur  signe  ou 
formule  chimique,  leur  poids  moléculaire,  et  une  dernière  co- 
lOBoe  comprenant  ce  qae  i'af  pelle  leur  multiplicateur  moléculaire, 
flOQt  l'usage  est  de  faciliter  considérablement  la  conversion  de 
l'snalyse  quantitative  d'un  minéral  en  sa  formule  chimique.  Voici 
diilleun  de  quelle  manière  on  s'y  prend  ordinairement  pour 
^^nire  la  composition  moléculaire  d'un  minéral  des  résultats 
^  «on  analyse. 

Preoons  pour  premier  exemple  l'analyse  suivante  de  l'or  teliuré 
"'IIMiihe  {tellure  graphique  ou  lylvane)  faite  anciennement  par 
B»pn«h  : 

->    '  Tellure 64  parties. 

Or 30 

Argenl.'. tO 

100  parlicï. 

j  11  est  évident  que,  pour  trouver  le  nombre  des  molécules  de 
N'are,  d'or  el  d'argent  contenues  dans  les  quantités  ci-dessus, 
)l  faut  diviser  ces  quantités  par  le  poids  moléculaire  de  chaque 
^^  ;  et,  comme  ces  poids  moléculaires  sont  beaucoup  plus 
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grands  que  les  quantités  données  par  l'analyse,  il  en  résulte  que 
les  quotients  n'offriront  que  des  fractions  assez  minimes  des 
molécules,  mais  dont  la  comparaison  fera  toujours  connaître  le 
rapport  de  ces  molécules. 

Par  exemple,  dans  l'analyse  de  l'or  tellure  argentifère ^  en  di- 
visant, ainsi  qu'il  est  indiqué  ci-dessous,  les  quantités  de  l'analyse 
par  le  poids  moléculaire  de  chaque  substance,  on  trouve  : 

Poidf  moléeulaire.      Rapports  molécnUiret. 

Tellure 60    :      801,5    =    0,u73  iO 

Or 30    :     1229,16=    0,024  3 

Argent 10    :     1349,1     ==    0,007,4         I 

Les  quotients  0,075,  0,024  et  0,007.4,  indiquent  le  rapport  des 
molécules  de  chaque  substance;  et  comme  ces  nombres  sont  en- 
tre eux  très-sensiblement,  comme  i0,3  et  l,  on  en  conclut  que 
le  minéral  analysé  est  formé  de  Te^^Au'Ag. 

Maintenant,  il  est  certain  qu'au  lieu  de  représenter  le  nombre 
des  molécules  par  les  fractions  0,075,  0,024  et  0,007.4,  il  serait 
préférable  de  multiplier  ces  fractions  par  1000  et  de  représenter 
le  nombre  des  molécules  par  75,  U  et  7,4.  Or,  au  lieu  de  diviser 
les  quantités  de  l'analyse  par  le  nombre  moléculaire,  ou  par  m, 
et  de  multiplier  le  quotient  par  iOOO;  ou,  ce  qui  revient  au  même, 
au  lieu  de  multiplier  les  quantités  de  l'analyse  par  1000  et  de  les 
diviser  par  m,  il  est  bien  préférable  d'opérer  par  avance  la  divi- 
sion de  iOOO  par  m  et  de  multiplier  les  quantités  de  l'analyse  par 
le  produit.  L'opération  se  dispose  de  la  manière  suivante,  en 
empruntant  au  tableau  des  corps  simples  les  multiplicateurs  du 
tellure,  de  Tor  et  de  l'argent. 

Rapport!  molécttUires. 

Tellure 60    -h    l,2i76    =      75  Te" 

Or 30    -h    0,8135    ^      24,4         Au» 

Argent 10    -h    0,7412    =        7,4        Ag 

Après  avoir  tiré  de  l'analyse  les  nombres  moléculaires  les  plus 
probables  de  chaque  corps,  il  reste  deux  choses  à  faire  pour  se 
former  une  idée  plus  nette  de  la  composition  du  minéral.  La 
première  est  de  repasser  de  la  formule  chimique  à  la  composition 
en  centièmes,  et  d'obtenir  ainsi  la  composition  du  minéral  dé- 
gagée  du  mélange  possible  de  particules  étrangères  et  des  erreurs 
inévitables  de  l'analyse;  la  seconde  est  de  disposer  les  molé- 
cules du  principe  minéralisateur  ou  électro- négatif,  qui  est  ici  le 
tellure,  par  rapport  aux  deux  métaux,  de  manière  à  savoir 
sous  quel  état  de  combinaison  chacun  de  ceux-ci  se  trouve  dans 
le  minéral. 

Le  premier  résultat  s'obtient  très-facilement  en  multipliant  les 
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nombres  de  molécules  déduits  de  l'analyse  par  le  poids  molécu- 
laire de  chaque  corps,  et  formant  une  somme  du  tout.    * 

Ainsi  10  molécules  de  tellure  ou  iO  x  80i,5    ==     8015 

3  molécules  d'or  (3  x  1216,7) r=      3687 

1  molécule  d'argent  (I  X  1349,1). ...    =      1349 

Somme 13051 

Ce  nombre  représente  le  poids  moléculaire  du  composé  mi- 
oéral;  mais  »  on  le  prend  pour  la  quantité  du  minéral  qui  ait 
été  analysée,  on  réduira  facilement  le  poids  des  composants  en 
eeotièmeSy  au  moyen  des  proportions  suivantes  : 


13051 
13051 
13051 


100  ::  8015  :  x  =  61,41 
100  ::  3687  :  a?  =  28,55 
100     ::     1349    ;    x    =        10,34 


100,00 

Enfin  il  nous  reste  à  déterminer  Tétat  de  cpmbinaison  de  cha- 
que métal  avec  le  tellure.  Pour  arriver  à  ce  résultat,  il  faut  re- 
marquer que  les  combinaisons  des  métaux  avec  le  chlore,  le 
soufre,  le  tellure,  etc.,  répondent  le  plus  ordinairement  à  leurs 
combinaisons  avec  l'oxygène.  Or,  l'oxure  d'argent  contenant  une 
seule  molécule  d'oxy((ène  et  l'oxyde  d'or  en  contenant  trois,  il 
est  probable  que  tel  est  aussi  le  rapport  du  tellure  combiné  à  l'or 
et  à  l'argent.  Si  donc,  sur  les  10  molécules  de  tellure  données 
par  l'analyse,  nous  en  prenons  une  pour  former  du  tellurure 
d'argent  AgTe,  il  en  restera  neuf  pour  les  trois  molécules  d'or,  et 
la  composition  du  minéral  pourra  être  représentée  par  AgTe  -f- 
AuTe*,  ou  mieux  par  AgTe  +  3AuTe*,  qui  indique  la  combi- 
naison d'une  molécule  de  tellurure  d'argent  avec  trois  molécules 
de  tri-tellurure  d'or. 

Il  est  d'autant  plus  probable  que  telle  est  la  composition  réelle 
du  tellure  graphique  analysé  par  Klaproth,  que  des  analyses  plus 
rieentes  conduisent  à  admettre  l'existence  des  mômes  tellurures 
d'or  et  d'argent,  bien  que  réunis  en  proportion  différente.  Par 
exemple,  l'analyse  du  tellure  graphique  d'Offenbanya  par  M.  Pest 
présente: 

Tellure 59,97 

Or 26,97 

Argent 11,47 

Plomb 0,25 

Antimoine...  0.58 

Cuivre 8,76 


Rapports  moléealaircs 

X 

1,2476    =75             17 

X 

0,8135    =22              5 

X 

0,7412    =        8,5           2 

— - '-" ~1'  ^ 

D'où  l'on  tire  la  formule  2AgTe  -f  5AuTe^ 
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La  méthode  que  je  Tiens  d'indiquer  peut  èlre  employée  sans 

exception  poor  régulariser  tontes  les  analyses  minéfâles.  môme 

celles  des  miaéraox  oxygénés.  C'est  par  cette  raison  qne  j'ai  fait 

saÎTre  la  liste  des  corps  simples  de  celle  des  acides  el  des  bases 

oxydées  qne  Ton  rencontre  le  plus  ordinairement  dans  les  miné- 

1000 
raux,  en  y  joignant  leur  multiplicatenr  moléculaire  on  — . 

Prenons  pour  exemple  l'analyse  du  phmb  ckrammii  on  plumé 
rouge  de  Sibérie^  faite  par  Berzelius,  et  traitons  cette  analyse 
comme  nous  avons  fait  précédemment.  Nous  aurons  : 


BippoHs 

Acide  chromique .. .     .3^5      x      1,5910    =      50         I 
Oxureplombique...      68,8  0,717      =      49,3       I 

IOO,M 

H  résulte  évidemment  de  ce  calcul  que  le  chromate  de  plomb 
naturel  est  un  chromate  neutre,  formé  d'une  molécule  d'acide 
chromique  et  d'une 'molécule  d'oxyde  de  plomb,  et  que  sa  for- 
mule est  PbO,CiO',  que  I  on  peut  écrire  PbCr,  en  remplaçant. 
les  molécules  d'oxygène  par  no  nombre  égal  de  points  placés 
sur  le  signe  de  chaque  radical. 

Les  minéralogistes  emploient  presque  toujours  de  préférence 
une  aiilre  méthode  pour  trouver  la  formule  des  composés  salins 
oxygénés,  et  cette  mélhodc  consiste  à  comparer  les  quantités 
d'ox}gëne  de  l'acide  et  de  la  base.  Par  exemple,  étant  donnée  l'a- 
nalyse ci-dessus  du  chromate  de  plomb,  on  calcule  combien  il 
y  a  d'oxygène  dans  l'acide  chromique  et  dans  l'oxure  de  plomb, 
au  moyen  des  tables  précédentes  qui  donnent  en  centièmes  la 
quantité  d'oxygètic  de  ces  deux  corps.  On  trouve  alors  que 

Si  ICO  parties  d*acide  chromique  contiennent  47,75  d'oxygène, 

31,5  d'acide  en  contiennent 15,04 

elquc 

Si  100  parties  d'oxnre  de  plomb  contiennent  7,17  d*oxygène, 
6S,5  d'oxure  en  contiennent 4,91 

On  compare  alors  les  deux  nombres  15,04  et  4,01,  qui  sont 
Irès-sensiblemenl  entre  eux  comme  3  et  1;  et  comme  une  mo- 
lécule d'acide  chroiiiiquc  contient  en  eifel  trois  molécules  d'oxy- 
gène, tandis  qu'une  molécule  d'oxure  de  plomb  n'en  contient 
qu'une,  on  en  conclut,  comme  nous  l'avons  fait  précédemment, 
que  le  chromate  de  plomb  naturel  est  composé  d'une  molécule 

d'acide  el  une  d'oxure,  et  que  sa  formule  est  PbO,CrO',  ou 

•   •  •  • 

PbCr.  Cette  méthode  conduit  au  même  résultat  que  la  première, 
mais  elle  est  moins  directe. 
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Voici  cependant  sur  quoi  se  fonde  la  préférence  qu'on  lui  ac- 
corde généralement.  On  connaît  bien  en  réalité  la  composition 
eo  centième  des  acides  et  des  bases,  el  l*on  sait  par  exemple  que 

K'adde  silicique  contient  52,93  d'oxygùne  pour  tOO. 

l/acide  borique 68,78 

f/acide  carbonique. .....  72,73 

f/alumîne 4rt,7l 

Uglucîne... 63,26 

La  fircone 26,33,  etc. 

Mais  on  n'est  pas  certain  que  cette  quantité  d'oxygène  re- 
présente trois  molécules  d'oxygène  dans  l'acide  silicique,  trois 
dans  l'acide  borique,  deux  dans  l'acide  carbonique,  un  dans  la 
glocinceic,  parce  que  l'acide  silicique,  par  exemple,  étant  le  seul 
degré  d'oxydation  connu  du  silicium,  on  ne  voit  pas  pourquoi 
on  ne  le  supposerait  pas  formé  de  SiO,  auquel  cas  le  poids  mo- 
lécolaire  du  silicium  se  trouverait  au  moyen  de  la  proportion 
suivante  : 

52,93     :    47,07  .  ::     iOO    :    as    =    88,9*, 

et  le  poids  moléculaire  de  la  silice  serait  188,94. 

Hais  on  pourrait  supposer  aussi  que  la  quantité  d'oxygène 
trouvée  dans  la  silice  en  représentât  deux  molécules,  et  dans  ce 
caste  poids  moléculaire  du  silicium  deviendrait 

KO  0') 

-2fp    :     47,07     ::     100    :    x    =    477,98, 

ccloi  de  la  silice  serait  377,99  et  sa  formule  SiO«. 

Enfin,  si  on  admet  que  l'acide  silicique  renferme  trois  molécu- 
le d'oxygène  comme  l'acide  cbromique  et  l'acide  sulfurique,  le 
poids  moléculaire  du  silicium  devient 

52  03 

-—    :    47,07     ::     iOO    :    a?    =    260,82; 

la  molécule  de  la  silice  pèse  566,82  et  sa  formule  €st  SiO>. 

Prenons  maintenant  l'analyse  de  la  woUastonite  dont  la  composi- 
tîoQ,  débarrassée  de  quelques  substances  hétérogènes,  est  de  : 

Oxjgèoe. 

Acide  silicique 5t  ,92      27,48      2 

Chaux 48,08      t3,^o      \ 

En  cherchant,  au  moyen  des  tables  précédentes,  les  quantités 
d'oxygène  contenues  dans  l'acide  silicique  et  la  chaux^  on  trouve 
27|48  d'oxygène  pour  le  premier,  et  13,74  pour  la  chaux,  et  l'on 
^oilqae  l'acide  contient  deux  fois  autant  d'oxygène  que  la  base. 
Or>  pour  remplir  cette  condition  avec  la  formule  SiO,  il  faut  pren- 
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dre  deux  molécules  d'acide  silicique  et  écrire  pour  la  woUasto- 

nite  Ca04-2SiO  ou  CaSi^ 

Si  l'on  adopte  SiO^  pour  la  formule  de  l'acide  silicique,  celle 

•    •• 

de  la  wollaslonite  devient  GaO-f-SiO^  ou  GaSi. 
Si  Ton  prend  enfin  SiO^  pour  la  formule  de  l'acide  silicique,  il 

faut  écrire  pour  la  wolloslonile  3CaO+2SiO«  ou  Ga'Si». 

Dans  ces  trois  formules  de  wollastonite  il  n'y  a  qu'une  chose  qui 
ne  varie  pas  et  qui  soit  indépendante  de  l'opinion  qu'on  peut  se 
former  sur  la  constitution  de  l'acide  silicique,  c'est  le  rapport  de 
l'oxygène  de  l'acide  à  celui  de  la  base.  G'est  pour  cette  raison 
même  queBerzelius  a  proposé  pour  les  minéraux  oxydés  un  sys- 
tème de  formules  différent  du  système  chimique,  et  qui  consiste 
à  écrire  seulement  le  signe  des  radicaux  et  le  rapport  de  l'oxygène 
qui  s'y  trouve  combiné.  Dans  ce  système,  on  représente  la  wollas- 
tonite par  GaSi^,  parce  que  Ga  et  Si  ne  représentent  plus  seule- 
ment du  calcium  et  du  silicium,  mais  représentent  de  la  chaux 
et  de  la  silice,  et  que  l'exposant  2  placé  à  la  droite  de  la  base. 
Si  exprime  que  la  silice  contient  deux  fois  autant  d'oxygène  que  la 
base.  Quel  que  soit  l'avantage  attaché  à  cette  notation,  nous  nous 
tiendrons  presque  toujours  à  la  formule  chimique,  qui  exprime 
d'une  manière  bien  plus  explicite  la  composition  des  corps,  et 
quand  il  s'agira  des  minéraux  formés  de  bases  et  d'acides  oxygé- 
nés, nous  en  déterminerons  indifféremment  la  formule  par  l'une 
ou  l'autre  des  méthodes  que  nous  avons  exposées. 

SUMÉRAUX  PROPREMENT  DITS. 

FAMILLE   DU  «ILICIUM. 

Dans  la  classification  des  corps  simples  que  nous  avons  adoptée, 
le  silicium  et  le  bore  composent  un  genre  tellement  naturel  qu'il 
est  vérilablement  impossible  en  chimie  d'étudier  ces  deux  corps 
autrement  que  l'un  auprès  de  l'autre.  Tous  deux,  en  effet,  sont 
solides,  fixes  au  feu,  et  peuvent  être  obtenus  sous  trois  formes 
analogues  à  celle  du  carbone  :  ou  amorphes^  en  une  poudre  brun 
foncé,  privée  de  tout  éclat  métallique;  ou  en  lamelles,  graphi- 
toîdes;  ou  en  crùtavx.  Tous  deux  forment  par  leur  combinaison 
avec  Toxygène  un  acide  peu  soluble  dans  l'eau,  fixe  au  feu,  pro- 
duisant par  la  voie  sèche  des  sels  fusibles  et  vitreux  avec  un  grand 
nombre  d'oxydes  métalliques.  Tous  deux  forment  avec  le  fluor 
un  gaz  permanent  et  d'une  forte  acidité,  et  le  chlore  forme  avec 
tous  les  deux  des  chlorides  dont  l'un,  celui  de  bore,  est  un  acide 
gazeux,  et  dont  l'autre,  celui  du  silicium,  est  un  liquide  acide  et 
très-volatil.  Enfin  leurs  oxydes,  nommés  acide  borique  et  acide  tt- 
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tkigye,  se  combinent  de  la  même  manière  avec  les  éthers  élbyli- 
que,  mélhjliqae  et  amylique,  et  forment  des  éthers  composés  de 
propriétés  très -analogues;  de  sorte  que^  malgré  Topinion  de 
M.  Ebelmen,  auteur  de  la  découverte  de  ces  composés  très-re- 
mirquables,  je  persiste  à  penser  qu'on  ne  peut  pas  adopter  pour 
les  acides  borique  et  silicique  deux  formules  différentes.  Et  puis- 
que l'acide  borique,  en  raison  de  la  composition  du  borax,  ne 
peut  guère  être  représenté  autrement  que  par  la  formule  BO',  il 
me  semble  qu*on  doit  aussi  représenter  l'acide  silicique  par  SiO^. 
Cest  donc  cette  formule  que  j'adopterai. 

Le  bore,  pas  plus  que  le  silicium,  ne  se  trouve  à  l'état  natif 
dans  la  terre.  Peut-être  tous  deux  se  trouvent-ils  sous  quelque  état 
de  combinaison  non  oxygénée,  au-dessous  des  terrains  primitifs 
et  dans  la  masse  encore  fondue  du  globe  ;  mais,  à  la  surface,  ces 
deux  corps  n'existent  que  combinés  à  l'oxygène»  et  constituent 
lesicides  borique  et  siiiciqve,  qui  tantôt  sont  libres  et  tantôt  sont 
combinés  aux  bases  oxygénées.  Nous  ne  parlerons  ici  que  de  ces 
leides  à  l'état  de  liberté. 

Acide  ■illcl««e  o«  ■ilice. 

• 

La  silice  est  sans  contredit  la  substance  la  plus  abondante  de  la 
croûte  solide  du  globe^  et  celle  qui  la  forme  principalement;  car 
elle  domine  dans  toutes  les  roches  primitives  et  de  transition  dans 
lesporpbyres,  les  basaltes,  les  laves  et  les  autres  produits  volcani- 
ques. On  la  trouve  également  dans  les  grès  et  les  argiles  qui  for- 
ment la  plus  grande  ms|,^e  des  terrains  de  sédiment  et  d'alluvion. 
Hais  ces  différentes  roches  nous  offrent,  la  plupart  du  temps,  la 
silice  à  l'état  de  combinaison,  et  c'est  de  la  silice  pure  ou  peu  mé- 
langée que  nous  devons  nous  occuper  présentement. 

Ainsi  restreinte,  la  silice  se  présente  encore  sous  un  grand 
nombre  de  formes,  que  l'on  désigne  ordinairement  en  masse 
lOQs  le  nom  de  quartz^  et  dont  on  distingue  plusieurs  variétés,  qui 
lont: 

Le  quartz  hyalin  ou  vitreux, 

—  Bgate, 
Jaspe, 

•     —       iileZ| 

—  terreux. 

Enfin  la  silice  se  trouve  combinée  avec  de  l'eau,  ou  à  l'état 
ih/drate,  et  constitue  une  espèce  distincte  qui  offre  encore  plu- 
sieurs variétés. 

Quarts  hyalin  ou  vitreux. 

Ce  corps,  lorsqu'il  est  transparent  et  incolore,  porte  commu- 
nêmenl  le  nom  de  crisiat  de  roche  et  nous  oflre  la  silice  à  l'état  de 
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purelé.  Sa  forme  dominante  est  celle  d'un  prisme  hexaèdre  ter- 
miné par  deux  pyramides  à  six  faces  {figi  64);  mais  sa  forme  pri- 
mitive est  un  rhomboïde  obtus,  dont  le^ 
angles  dièdres  culminants  sont  de  94*  18' 
et  les  angles  dièdres  latéraux  de  85*  45' 
(Aff.65). 

On  le  trouve  également  sous  forme  d*un 
dodécaèdre  triangulaire  formé  par  ia  réu- 
nion de  deux  pyramides  hexaèdres  jointai 
base  à  base,  sans  prisme   intermédiaire 

{fia.  66). 

Le  clivage  est  Irès-difflcile  à  opérer,  les 
cristaux  ayant  très-généralement  une  cas- 
sure irrégulière  et  concholde.  On  ne  peu! 
même  obtenir  le  clivage  qu'avec  des  cris- 
taux noirs  des  montagnes  de  ia  Toscane, 
que  Ton  fait  rougir  au  feu  et  que  Ton  plonge 
ensuite  dans  Teau  froide,  afin  de  faciliter  b 
séparation  des  lames. 

Le  quatfz  par  est  donc  tout  à  fait  inco- 
lore et  transpaœnt.  Il  pèse  spéciftquemeifl 
2,653.  Il  raie  la  chaux  fluatée,  le  verre  et  le  feldspath,  et  fait 
feu  avec  le  briquet;  mais  il  est  rayé  par  la  topaze,  le  corindon 


I 


Fig.  64.  —  Qiitrtz  hyalin  en 
prisme  heiaèdre  pyrtmidé. 


fig.  65.  —  Quartz  hyaliu  en  rhomboïde 
obtus. 


Fig.  6tf.  —  Quartz  hyalin  en  dodécaèdre 
triangulaire. 


et  le  diamnt.  Il  fait  éprouver  à  la  lumière  la  double  réfrac- 
tion, mais  seulement  en  allant  d*une  des  faces  de  la  pyramide 
à  la  face  opposée  du  prisme.  Il  ne  conduit  pas  rélectricité 
et  prend  l'électricité  vitrée  par  le  frottement  de  la  laine.  Il  de- 
vient lumineux  dans  l'obscurité  par  le  frottement  réciproque 
de  ses  morceaux.  Il  est  infusible  au  chalumeau  ordinaire  au 
foyer  (}u  miroir  ardent;  mais  il  fond  au  chalumeau  alimenté 
par  le  gaz  oxygène.  II  est  inattaquable  par  lous  les  acides,  hormis 
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Tadde  fluorhydriqae  qui  le  corrode  et  le  dissout.  Il  se  dissout  à 
Il  chaleur  rouge  dans  la  potasse  et  la  soude,  et  forme  avec  ces 
deux  alcalis,  mis  en  excès,  des  sous-silicates  sdlubles  dans  Teau, 
d'où  tes  acides  précipitent  la  silice  hydratée  et  gélatineuse  (1  )• 

Le  quartz  cristallisé  pourrait  être  confondu  à  la  vue  avec  la 
chinz  phosphatée  cristallisée  en  prisme  heitaèdre  pyramide 
{(krjfsoliie)f  si  ce  n'éiait  sa  dureté  bien  plus  grande  et  sa  pyra- 
aide  plus  aigué.  Ainsi,  la  chaux  phosphatée  est  rayée  par  le 
Md>path,  et  les  faces  de  la  pyramide  font  avec  les  faces  du  prisme 
va  angle  de  120*  13',  tandis  que  le  quartz  raye  le  feldspath  et 
oire  des  angles  correspondants  de  141*  40". 

Le  qnartz  taillé  en  diamant  simule  assez  bien  ce  dernier  corps; 
maïs  le  quartz  ne  pèse  que  â,653,  et  est  rayé  par  la  topaze  et  le 
corindon,  tandis  que  le  diamant  pèse  3,5,  raye  les  deux  corps  dé- 
signés, et  offre  un  éclat  de  surface  bien  plus  considérable,  qui  lui 
est  particalier,  et  qui  porte  le  nom  d'éclat  adamantin. 

Quelquefois  les  cri:>taux  de  quartz  offrent  des  cavités  intérieures 
disposées  sur  un  môme  plan  et  qui  contiennent  soit  de  l'eau,  soit 
da  naphte,  soit  un  gaz  qui  parait  de  l'azote,  et  quelquefois 
ees  trois  corps  ensemble.  Quelquefois  aussi  le  quartz  se  présenté 
sous  des  for&es  qui  appartiennent  à  d'autres  minéraux  qu'il  a 
remplacés  peu  à  peu  dans  le  lieu  qu*ils  occupaient.  C^est  ainsi 
qQ*on  le  trouve  modelé  en  chaux  carbonatée  métastalique,  dans 
le  département  des  Côtes*  du -Nord; 

Bo  ebaux  c^trbanotée  équiaxe  à  Schneeberg  en  Saxe  ; 

Ed  chaux  sulfaiie  lenticulaire  dans  les  couches  de  marne  des 
collioes  de  Paasy  ; 

Eo  chaux  fluatée  cubo-octaèdre,  en  fer  oxydé  primitifs  etc.  ; 

ËnQn,  le  quartz  qui  provient  de  la  destruction  des  terrains 
tnciens  par  les  eaux  de  la  mer  ou  des  fleuves,  se  trouve  sous 
forme  de  galets  ou  de  cailloux  roulés  et  plus  ou  moins  arrondis 
(tds  que  les  cailloux  du  Khin,  de  Cayenne,  de  MéJoc,  etc.),  ou 
bien  sous  la  forme  de  sable  plus  au  moins  fin,  qui  constitue  des 
terrains  modernes  d*une  éiendue  très-considérable;  et  ce  sable, 
lorsqu'il  se  trouve  agglutiné  et  solidifié  par  une  infiltration  de 
carbonate  de  chaux  (qui  communique  quelquefois  à  là  masse  sa 
forme  rbomboédrique),  constitue  une  espèce  de  grès,  tel  que  celui 
de  Fontainebleau,  qui  sert  au  pavage  des  rues  de  Paris.  Le  grès 
n'est  pas  toujours  calcaire.  Le  plus  estimé  ne  Test  pas.  Les  grains 
^  quanz  sont  agglutinés  par  un  ciment  siliceux. 

Le  quartz  est  souvent  coloré  par  des  oxyJes  métalliques  qui, 

€Q  raison  de  leur  faible  quantité,  ne  lui  6.ent  pas  sa  transparence. 

(t)  n  fkat  soavent  chauffer  le  mélange  à  réboUition  pour  opérer  la  préclpi- 
^^on  de  Tacide  silicique. 
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Alors  il  imite  certaines  pierres  précieuses  dantil  usurpe  le  nom. 
Ainsi  on  donne  le  nom  d'améthyste  ou  de  quartz  améthyste  au 
quartz  coloré  en  violet  par  de  l'oxyde  de  manganèse,  tandis  que  la 
vraie  améthyste  orientale  est  du  corindon  ou  albumine  cristallisée 
de  couleur  violette. 

Le  quartz  rose^  dit  rubis  de  Bohême^  est  une  très-jolie  pierre 
fort  rare  que  l'on  croit  aussi  colorée  par  du  manganèse. 

Le  quartz  jaune^  ou  topaze  d'Inde,  est  sous  forme  de  petites 
masses  roulées  que  Ton  fait  passer  pour  des  topazes  du  Brésil, 
Celles-ci  sont  un  fluosilicate  d'alumine.  Quant  à  la  topaze  orienttsle^ 
c'est  du  corindon  jaune.  On  suppose  que  le  quartz  jaune  est  co- 
loré par  de  l'oxyde  de  fer. 

Quartz  enfumé,  dit  topaze  de  Bohême  ou  diamant  d'A  knçon.  Pierre 
assez  commune,  mais  d'une  belle,  transprrence  et  d'un  bel  etTel 
de  lumière,  qui  parait  colorée  par  une  matière  organique. 

Indépendamment  des  variétés  précédentes,  le  quartz  est  quel- 
quefois mélangé  de  matières  diverses  qui  lui  ôtent  sa  transpa 
rence.  Ainsi  on  en  trouve  de  noir  coloré  par  une  matière  carbo- 
née; de  blanc  laiteux,  devant  sa  couleur  et  son  opacité  à   ui 
mélange  intime  de  carbonate  de  chaux  ;  de  rouge  jaunâtre^  di 
quartz  hématoîde  ou  hyacinthe  de  Compostelle yColoré  j^ar  deToxydi 
de  fer  hématite.  Ces  trois  variétés  sont  généralement  en  prisme 
hexaèdres  pyramides  très-réguliers.  La  dernière  tire  son  nom 
hyacinthe  de  Compostelle,  du  lieu  d'Kspagne  où  on  la  trouve,  et  d 
l'usage  qu'on  en  faisait  autrefois  pour  les  compositions  de  phar 
macie,  au  lieu  de  la  vraie  hyacinthe  de  Ceylan.  Le  même  quart 
hémtaoïde  massif  et  non  cristallisé  se  nomme  sinople. 

Qartz  aventuriné,  ou  aventurine.  Matière  siliceuse,  rougeàtreoi 
verdàtre,  offrant  des  points  scintillants  dus  à  la  réflexion  de  1 
lumière  à  la  surface  des  particules  distinctes  dont  la  pierre  es 
composée.  D'autres  fois  cette  scintillation  est  produite  par  de 
paillettes  de  mica  disséminées  dans  le  quartz.  On  imite  assez  bic) 
î'aventurine  avec  un  verre  coloré  mélangé  de  limaille  de  cuivre 

Quartz  jaspé. 

m 

Translucide,  à  cassure  terne  et  cireuse,  mais  susceptible  d 
prendre  un  poli  brillant  ;  dureté  aussi  grande  que  celle  du  quart 
hyalin;  couleurs  variables  souvent  vives  et  tranchées;  blanch 
et  devient  opaque  à  une  haute  température,  sans  dégager  sensi 
blement  d'eau. 

Le  quartz  agale  reçoit  différents  noms,  suivant  sa  couleur 
ainsi  on  nomme  calcédoine  celui  qui  est  doué  d'une  tr.msparenc 
nébuleuse  uniforme,  avec  une  teinte  blanchâtre  ou  bleuâtre  o 
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Terdàtre.  On  en  connaît  une  variété  de  Kapnik^  en  Transylvanie, 
dW  couleur  azurée,  et  nommée  saphirine,  qui  se  présente  sous 
forme  de  cristaux  agglomérés  en  plaques  plus  ou  moins  épaisses. 
D'apràs  Haûy,  ces  cristaux  sont  des  rhomboèdres  presque  cubi- 
ques et  appartiennent  en  propre  à  la  calcédoine;  suivant  d'autres 
miDéralogiftes,  ce  sont  des  cubes  appartenant  primitivement 
i  du  fluorure  de  calcium  qui  a  été  remplacé  par  de  la  calcé- 
doioe. 

La  calcédoine  est  souvent  colorée  en  brun  noirâtre  par  une 
Butière  carbonée  qui  peut  s'y  trouver  uniformément  répandue, 
oa  disposée  en  dendrites,  en  zones,  etc.  ;  on  dit  alors  qu'elle  est 
mfumée^  ponctuée^  herborisée^  zonée,  rubanée,  etc.  La  calcédoine 
lODée  porte  spécialement  le  nom  d*onyx  (mot  grec  qui  signifie 
9ngle)y  parce  qu'il  est  facile,  en  la  taillant,  d'y  produire  des  taches 
irrpndies  d'une  des  couleurs  sur  l'autre;  mais  son  plus  grand 
usage  est  pour  la  gravure  des  camées,  qui  offrent  une  flgure  en 
relief  prise  dans  l'une  des  couches  de  la  pierre,  sur  un  fond  diffé- 
rent, formé  par  la  couche  immédiatement  inférieure. 

Cùmaline  :  c'est  une  agate  d'un  rouge  orangé  assez  homogène. 
Elle  devient  opaque  à  une  forte  chaleur,  sans  perdre  sa  couleur 
roageâtre,  à  moins  que  des  vapeurs  combustibles  ne  viennent  ré- 
duire le  peroxyde  de  fer  qui  la  colore.  Elle  contient  aussi  un  peu 
d'alumine. 

On  nomme  sardoine  une  agate  qui  doit  sa  couleur  brun  orangé 
ioDcé  au  mélange  des  deux  matières  colorantes  de  Tonyx  et  de 
la  cornaline. 

Prose  ou  chrysaprase  :  agate  colorée  en  vert- pomme  par  de 
l'oxyde  de  nickel. 

Le  quartz  hyalin  se  trouve  dans  tous  les  terrains,  mais  surtout 
dans  les  terrains  primitifs,  dont  il  remplit  les  Assurés  et  où  on  le 
IrouYe  souvent  cristallisé  et  servant  de  gangue  aux  substances 
^métalliques  Le  quartz  agate  appartient  plutôt  aux  terrains  volca- 
uiques  anciens,  de  nature  trappéenne,  comme  en  Auvergne,  en 
Iriande,  en  Islande,  en  Sicile,  dans  le  duché  des  Deux-Ponts,  le 
Paiatinat,  etc.  11  est  le  plus  ordinairement  en  masses  concrétion- 
nées  ou  en  nodules  formés  de  couches  concentriques,  qui  parais- 
sant s'être  déposées  et  solidifiées  en  allant  de  la  circonférence  au 
centre,  et  qui  offrent  souvent  au  milieu  une  géode  occupée  p'^r  du 
quartz  cristallisé  ou  par  d*aulres  substances  telles  que  du  soufre 
<>ude  la  chaux  carbonatée.  On  fabrique  avec  les  différentes  variétés 
^^'sgate  des  objets  d'ornements,  des  bijoux  el  des  mortiers  pour 
l'analyse  chimique.  Presque  tous  ces  objets  viennent  aujourd'hui 
d'Oberslein,  dans  la  Prusse  rhénane. 
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Quartz  jaspe. 

Il  diffère  du  quarlz  agale  par  son  opacité,  par  ses  coule 
quelquefois  uniformes,  souvenl  variées  el.rubanées,  mais  i 
concentriques.  Il  conlient  toujours  beaucoup  d'alumine  et  d*oi] 
de  fer  et  est  quelquefois  maguéiique. 

Le  jaspe  coustilue  quelquefois  des  collines  entières,  sous  fori 
de  bancs  épais  et  continus.  G'e>l  à  lui  également  qu'il  fagi  n 
porter  la  plupart  des  bois  si/icffiés  ou  qui,  s^élant  détruits  pei 
peu  dans  le  sein  de  la  terre,  ont  été  remplacés,  molécule  à  mo 
cule,  par  du  quartz  qui  en  a  prix  exactement  la  forme  et  la  stri 
ture;  on  en  trouve  au  si  cependant  changé  en  calcédoine  ou 
quartz  hydraté. 

Quartx  silex  ou  silex. 

Quartz  translucide  sur  les  bords,  à  cassure  terne,  de  coiilei 
ternes  et  non  concentriques,  à  pâte  moins  One  que  celle  i 
agates  et  non  suscepiible  de  poli.  On  en  dislingue  trois  varié 
nommées  iikx  corné ^  sileju  pynnnayuef  silex  molaire» 

Silex  corné  f  kératite,  homsfein  in  fusible  des  Allemands.  Sub«(tan 
rayant  fortement  le  verr<>,  tenace,  à  cassure  droite,  mais  inégi 
et  comme  esquiileuse.  Elle  prèsenlo  la  Iranslucidilé  de  la  cor 
et  ressemble  à  une  rnaliùre  géhitineuse  endurcie.  On  trouve  cet 
variété  de  silex  à  peu  près  dans  tous  les  terrains;  par  exem|; 
remplissant  en  partie  les  liions  de  la  mine  de  plomb  de  Huelga 
(Finistère);  dans  le  calcaire  compacte  Qn  des  environs  de  ûi 
noble,  dans  les  as>ises  inférieures  du  terrain  crélacé,  dans  le  ej! 
çaire  grossier  et  dans  le  calcaire  siliceux  du  bassin  de  Parift, 
entin  dans  le  terrain  d'eau  douce  supérieur  du  môme  terrain, 
renferme  dans  ces  dernières  positions  des  coquilles  marines  i 
d*eau  douce^  des  graines  de  Churtt  et  d'autres  débris  organiques  q 
ont  été  pénétrés  et  agglutinés  au  moyen  de  la  substance  siliceux 

Silex  pyromnqu  '  ou  pterre  à  fusil.  Silex  translucide  à  pâte  uo 
forme,  de  couleuie  noirâtre,  roi:g  àii*c,  blonde  ou  vertiâtre;  il  e 
divisible  par  le  choc  en  fragments  conchoïdes  et  à  arêtes  Irai 
chantes,  qui,  frappées  sur  l'acier,  en  tirent  de  vives  étincelles.  ( 
silex  contient  enviion  0,01  d'euu  interposée  qui  est  néce.'-siire 
son  emploi,  et  sans  laquelle  on  ne  pourr.iit  pas  le  tiille/,  car,  lor 
qu'on  le  laisse  ex[»osé  à  l'air  stc,  il  devient  plus  opaque,  et  pei 
sa  cassure  concholde  pour  eu  prendre  une  fragtuentiiire;  il  blai 
chil  et  devient  opaque  par  I  application  du  feu.  On  le  trouve  sui 
tout  dans  la  craie  sous  forme  de  rognons  isolés,  mais'dispOfti 
pur  lits  horizontaux. 
Le  silex  molaire  ou  piirre  meulière^  se  trouve  dans  certains  tei 
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rains  tertiaires,  lacustres  ou  d'eau  douce,  supérieurs  au  gypse  à 
ossements  et  au  terrain  de  sable  ou  de  grès  marin  qui  le  recouvre. 
Telle  est  spécialement  sa  position  géologique  dans  le  bassin  de 
Paris,  qui  offre  les  meulières  les  plus  estimée  et  dont  on  fait  un 
commerce  qui  s'étend  à  toutes  les  parties  du  monde.  Les  plus 
belles  viennent  de  la  Ferté-sous-Jouarre. 

La  pierre  meulière  se  trouve  en  bancs  peu  épais  et  souvent 
interrompus  ;  sa  texture  est  le  plus  souvent  cellulaire,  et  les 
eellales  sont  très-irrégulières  et  souvent  traversées  par  des  lames 
00  des  fibres  grossières  de  silex. 

La  cassure  de  ce  silex  est  droite^  et  il  est  plus  difficile  à  casser 
et  plus  tenace  que  le  silex  pyromaque.  Il  est  faiblement  translu- 
cide, d'une  couleur  terne,  blanchâtre,  jaunâtre  ou  rougeâtre. 

A  la  Ferté-sous-Jouarre,  l'exploitation  de  la  meulière  se  fait  à 
découvert.  Lorsqu'on  est  parvenu  au  banc  de  silex,  on  taille  dans 
limasse  un  cylindre  qui,  selon  sa  hauteur,  doit  fournir  une  ou 
deux  meules,  rarement  trois.  On  creuse  sur  la  circonférence  du 
cylindre  une  forte  rainure  qui  détermine  la  hauteur  de  la  meule, 
eloQ  y  fait  entrer  de  force  des  calles  de  bois  et  des  coins  de  fer, 
qui  séparent  la  meule.  Une  belle  pierre  de  la  Ferté  se  vend  jus- 
qu'à 1,200  francs.  Les  morceaux  d'un  certain  volume  ne  sont  pas 
perdus;  on  les  taille  en  parallélipipèdes  et  on  en  forme  des  meu- 
les assujetties  au  moyen  de  cercles  de  fer. 

Le  silex  molaire  qui  ne  se  trouve  pas  en  bancs  assez  continus 
pour  qu'on  en  fasse  des  meules  sert  aux  constructions,  princi- 
palement pour  les  parties  exposées  à  l'humidité.  Il  se  lie  très- 
bien  avec  le  mortier.  Telles  sont  les  meulières  de  Montmorency, 
Sanois,  Cormeil  et  Meudon. 

Quartz  terreux, 

les  différentes  variétés  de  silex  disséminées  dans  les  terrains 
calcaires  sont  ordinairement  recouvertes  d'une  couche  mioce, 
blanche,  opaque  et  d'apparence  terreuse,  que  l'on  prendrait  en 
apparence  pour  de  la  craie,  mais  qui  est  de  la  silice  sensiblement 
pure.  Ces  silex  eux-mêmes,  par  suite  de  quelque  circonstance 
qui  n'a  pas  permis  au  suc  siliceux  de  s'isoler  complètement  du 
Qûlien  calcaire,  peuvent  offrir  tous  les  degrés  possibles  d'opacité 
et  d'apparence  terreuse,  et  il  n'est  pas  rare  d'en  trouver  des  ro- 
gnons plus  ou  moins  translucides,  denses  et  tenaces  au  centre, 
qmse  convertissent  ^u  à  peu  à  l'extérieur  en  une  matière  très- 
blanche,  opaque,  légère,  happant  à  la  langue,  et  dont  la  masse  est 
souvent  considérable.  Cette  substance  contient  environ  20  p.  100 
de  carbonate  de  chaux  et  le  reste  en  silice  blanche  et  anhydre. 

GonpiiT,  Drogues,  ?•  édit»  T.  I.  —  6 
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Enfin,  il  peut  arriver  que  le  carbonate  de  chaux  se  trouve  éli- 
miné après  la  formation  du  mélange  précédent,  et  laisse  la  silice 
sous  la  forme  de  rognons  poreux  et  légers,  qui  ont  reçu  le  nom 
de  quartz  necliquece  qui  veut  dire  surnageant  l'eau.  Ce  quartz  se 
trouve  principalement  à  Saint-Ouen,  près  de  Paris,  dans  un  ter- 
rain de  marne  d'eau  douce.  Il  se  présente  sous  forme  de  masses 
sphéroïdales  ou  tuberculeuses,  opaques^  blanches  ou  grises,  à 
cassure  facile  et  inégale.  Il  est  plus  léger  que  l'eau  et  la  surnage 
jusqu'à  ce  que  Timbibition  l'ait  rendu  plus  pesant.  Vauquelin  Ta 
trouvé  composé  de  0^98  de  silice  et  0,02  de  carbonate  de  chaux. 
Quartz  thermogène.  On  donne  ce  nom  à  la  silice  terreuse  qui 
forme  les  parois  des  sources  bouillantes  du  Geiser  en  Islande,  et 
qui  provient  de  celle  qui  était  dissoute  dans  Teau  ;  la  tempéra- 
ture à  laquelle  cette  silice  se  sépare  de  l'eau  la  rend  anhydre. 
Elle  forme  des  masses  concrétionnées  et  ondulées  qui  empâtent 
fréquemment  des  plantes,  à  la  manière  des  eaux  calcaires  incrus- 
tantes. 

'Quartz  hydraté  {quartz  résinite,  Haûy). 

C'est  de  la  silice  contenant  de  6  à  10  centièmes  d'eau  combi- 
née ;  il  est  quelquefois  presque  transparent  ;  mais  il  a  le  plus 
souvent  un  aspect  laiteux  ou  gélatineux,  avec  des  reflets  plus  ou 
moins  vifs.  Dans  tous  les  cas,  il  blanchit  au  feu,  et  perd  en  poids 
la  quantité  d'eau  qu'il  contient.  Sa  pesanteur  spécifique  varie,  en 
raison  des  oxydes  métalliques  qui  s'y  trouvent. mélangés;  mais 
elle  est  généralement  moindre  que  celle  du  quartz  et  ne  dépasse 
pas  2,11  à  2,35.  Il  a  une  cassure  conçhoïde,  luisante,  semhlable 
à  celle  de  la  résine.  Il  ne  fait  pas  feu  avec  le  briquet  et  est  rayé 
par  une  pointe  d'acier.  On  en  distingue  plusieurs  variétés. 

Ht/alite  :  substance  mamelonnée,  d'un  gris  de  perle,  presque 
transparente,  contenant  de  6  à  8  centièmes  d'eau.  On  la  trouve 
à  la  surface  ou  dans  les  fissures  de  roches  d'origine  ignée  (tra- 
chytcs  et  basaltes).  Elle  provient,  à  n'en  pas  douter,  de  la  silice 
dissoute  dans  les  eaux  chargées  de  soude  des  terrains  volcani- 
ques, et  déposée  à  l'état  gélatineux,  sous  la  forme  de  petites  con- 
crétions globuliformes  aplaties  ;  telle  est  celle  de  Bohuniez,  en 
Hongrie. 

Girasol:  aspect  gélatineux,  d'un  blanc  bleuâtre,  avec  des  reflets 
lougeâtres  ou  d'un  jaune  d'or,  lorsqu'on  le  regarde  au  soleil. 

Opale  noble  :  substance  d'un  très-haut  prix,  d'apparence  lai- 
teuse et  d'une  teinte  bleuâtre,  mais  ofi'rant  des  reflets  irisés  qui 
jaillissent  de  sou  intérieur  et  produisent  les  teintes  les  plus  vives 
et  les  plus  variées. 

Résinite  :  silice  hydratée  en  rognons  quelquefois  très-volumi- 
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oeux,  translucide  ou  opaque,  contenant  toujours  de  Talumine  et 
de  l'oxyde  de  fer.  On  en  trouve  de  toutes  les  couleurs,  de  blan- 
ches, de  jaunâtres,  de  jaunes  roussâlres,  de  brunes,  de  vertes,  de 
roses,  etc.  Les  variétés  blanchâtres  et  roussâlres  ressemblent,  à 
s'f  méprendre,  à  des  gommes-résines  végétales. 

JMiiltVe .- variété  de  quarlz  hydraté  particulière  au  terrain  de 
Paris,  et  qui  tire  son  nom  de  la  butte  de  Ménilmontant,  où  on  la 
Iroore  principalement  au  milieu  d'une  marne  argileuse  et  ma* 
goésienne.  Elle  se  présente  en  masses  fissiles  ou  en  rognons  ma- 
ineloDnés  et  déprimés,  d'un  gris  bleuâtre  ou  jaunâtre.  Sa  cassure 
est  d'un  gris  brunâtre,  un  peu  conchoïde  et  luisante  ;  elle  pèse 
2,18;  elle  contient  0,il  d'eau  ei  de  la  magnésie. 

Bydrophane  :  cette  substance  n'est  autre  chose  que  de  Topale 
devenue  poreuse  et  opaque  par  la  perte  de  son  eau  d'hydratation. 
Elle  reprend  une  certaine  transparence  lorsqu'on  la  plonge  dans 
i'eaa,  ce  qui  lui  a  valu  son  nom. 

Cacholong  :  quartz  presque  opaque  et  d'un  blanc  d'ivoire,  à  cas- 
sure unie,  luisante  ou  terne,  happant  souvent  à  la  langue,  qui 
paraît  être  produit  par  la  déshydratation  d'un  quartz  résinite. 

Silice  hydratée  terreuse  :  substance  blanche  ou  jaunâtre,  tendre 
el  friable  comme  la  craie,  qui  se  distingue  du  quartz  terreux, 
doDlil  a  été  question  précédemment,  par  son  état  d'hydratation 
et  par  sa  solubilité  dans  les  solutions  d'alcalis  caustiques.  On  en 
trouve  des  couches  puissantes  à  Bilin,  en  Bohême,  à  Ebstorf, 
dans  le  Hanovre,  à  Ceissat  et  à  Randan,  dans  le  département  du 
Pny-de-Dôme.  Ce  qu'il  y  a  de  remarquable  dans  l'origine  de 
cette  silice,  c'est  qu'elle  paraît  être  entièrement  formée  de  dé- 
pouilles d'animaux  inrusoires.  Elle  contient  de  10  à  16  pour  100 
d'eau.  La  terre  pourrie  d'Angleterre,  qui  se  trouve  en  couches 
épaisses  sur  la  chaux  carbonatée  compacte,  près  de  Bakewel  en 
Derbyshire,  est  probablement  de  même  nature;  elle  est  d'un  gris 
cendré,  très-fine  el  très-estimée  pour  polir  les  métaux. 

Le  tnpolt  est  une  silice  terreuse,  qui  paraît  encore  avoir  une 
origine  semblable,  mais  qui  a  subi  Faction  d'une  forte  chaleur 
par  le  voisinage  des  volcans  ou  des  houillères  embrasées,  ce  qui 
a  changé  l'état  d'agrégation  de  la  silice.  Le  plus  estimé  vient  de 
111e  de  Gorfou.  Il  est  schisteux,  rougeâtre,  imprégné  d'une  petite 
quantité  d'acide  sulfurique  ou  de  persulfate  de  fer  qui  le  rend 
Irès-hygrométrique.  On  en  trouve  d'analogue  à  Menât,  près  de 
Riom  (Puy-de-Dôme),  à  Valckeghem,  près  d'Oudenarde,  en  Bel- 
gique; en  Toscane,  en  Saxe,  etc.  Dans  les  arts,  on  donne  indiffé- 
remment le  nom  de  tripoli  à  toutes  les  silices  fines  et  terreuses 
qui  peuvent  servir  à  polir.  Mais  il  faut  alors  en  distinguer  de  trois 
Sortes  :  i«  ceux  qui  sont  anhydres  et  produits  par  voie  chimique  ; 
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ils  peuvent  ôlre  considérés  comme  une  modiGcation  des  silex  ; 
2®  ceux  qui  sont  hydralés  el  produits  par  voie  de  sédiment,  avec 
les  dépouilles  d'innombrables  infusoires  qui  ont  habité  les  eaux 
où  ils  se  sont  formés  ;  3^  ceux  qu*on  présume  d'origine  sem- 
blable, mais  qui  ont  subi  l'action  du  feu  des  volcans  ou  des 
houillères. 

FAMILLE     DU     BORE. 
Acide  borique. 

L*acide  borique  a  longtemps  été  un  produit  de  l'art.  On  le  re- 
tirait du  borate  de  soude  par  l'intermède  de  l'acide  sulfurique. 
Aujourd'hui,  au  contraire,  on  fabrique  le  borax  avec  l'acide  bo- 
rique que  l'on  retire  des  lagoni  de  Toscane,  où  il  a  été  observé, 
pour  la  première  fois,  en  1776,  par  Uoefer  et  Mascagni. 

En  1819,  Lucas  fils  l'a  également  trouvé  cristallisé  dans  le  cra- 
tère du  Vulcano,  qui  est  une  des  îles  Lipari.Il  y  forme  des  croû- 
tes de  2  à  3  centimètres  d'épaisseur,  mélangées  de  soufre.  On 
n'aurait  presque  qu'à  le  ramasser  pour  le  livrer  au  com- 
merce. 

Les  lagoni  de  Toscane  sont  des  lacs  boueux  qui  doivent  leur 
formation  à  des  bouches  de  vapeur  d'eau  qui  prennent  naissance, 
à  ce  qu'il  paraît,  dans  des  terrains  de  transition  profondément 
situés,  et  qui  traversent  les  terrains  supérieurs  pour  se  faire  jour 
au  dehors.  Cette  vapeur  d'eau  entraîne  avec  elle  un  volume  con- 
sidérable de  gaz,  composé  principalement  d'acide  carbonique  et 
d'azote,  mais  contenant  aussi  un  peu  d'oxygène  et  d'acide  suif- 
hydrique  ;  et  elle  entraîne  de  plus  une  petite  quantité  d'acide  bo' 
rique,  et  des  sulfates  de  fer,  de  chaux,  d'alumine,  de  magnésie  et 
d^ ammoniaque.  Autrefois  cette  vapeur  se  condensait  en  partie  sur 
le  sol  qui  entoure  l'ouverture,  le  délayait  et  en  formait  une  boue 
liquide  et  bouillante,  chargée  des  corps  susnommés.  Aujour- 
d'hui, on  la  reçoit  dans  des  bassins  glaises,  creusés  dans  le  sol 
même  sur  l'ouverture  des  suffioni,  et  disposés  en  gradins,  sui- 
vant rinclinaison  du  terrain.  On  fait  parvenir  de  Teau  de  source 
dans  le  bassin  supérieur,  où  elle  se  charge  des  principes  flxes 
amenés  par  la  vapeur.  Après  vingt-quatre  heures,  on  la  fait  écou- 
ler dans  le  second  bassin,  où  elle  reste  le  même  temps,  puis  dans 
un  troisième  et  dans  un  quatrième  ;  et  comme  on  remplace  à 
chaque  fois  le  liquide  supérieur  par  de  l'eau^  l'opération  marche 
sans  interruption.  La  solution  sortie  du  quatrième  bassin,  et  mar- 
quant seulement  1  degré  ou  i  degré  i/2  au  pèse-sel  de  Baume, 
est  mise  à  reposer  dans  un  réservoir,  puis  écoulée  dans  une  série 
de  chaudières  en  plomb,  très-éteadues  et  peu  profondes,  chauf- 


FAMILLE  DU  CARBONE.  —  CARBONE  PUR.         85 

fée  par-dessous  avec  la  vapeur  même  des  sufQoni  ;  de  sorte  que 
iefeu  est  banni  de  cette  exploitation,  qui,  bien  dirigée,  produit 
jusqu'à  3000  kilogrammes  d'acide  borique  par  jour.  Mais  cet 
acide  contient  de  18  à  25  pour  100  de  matières  étrangères,  dont 
on  peut  le  séparer  en  le  faisant  redissoudre  et  cristalliser  plu- 
sieurs fois,  ou  mieux  en  l'amenant  à  l'état  de  borax,  dont  on  le 
retire  ensuite  par  l'intermède  de  l'acide  cblorhydrique.il  est  alors 
sous  forme  de  petites  paillettes  éclatantes,  peu  sapides  et  très- 
peu  solubîes,  qui  contiennent  3  atomes  doubles  d'eau,  ou  33,  62 
pour  100.  CbauCTé  à  100  degrés,  il  perd  la  moitié  de  cette  eau  et 
n*en  conserve  que  27,  9  pour  100.  Enfln,  fondu  au  feu  jusqu'à  ce 
qu'il  cesse  de  se  boursoufler,  et  qu'il  soit  en  fonte  tranquille,  il 
perd  toute  son  eau  et  prend,  en  se  refroidissant,  la  forme  d'un 
Terre  incolore  et  transparent,  composé  de 

Bore 136,204  31,19 

Oxygène 300  «R,81 


•  436,204     .     iOO 

FAMILLE  DU   CARBONE. 
Carbone   par  on  DlamAni. 

Corps  vitreux,  en  cristaux  plus  ou  moins  parfaits  qui  dérivent 
de  1  octaèdre  régulier.  Ainsi,  on  le  trouve  cristallisé  en  octaèdre 
(/fj.  67)  en  cube^  cubo-octaèdrey  cubo-dodécaèdre,  dodécaèdre  rhom- 
Mdûl{fig.  68),  enfin  sous  forme  d'un  solide  fphérollal  {fig.  60) ^ 
terminé  par  quarante-buit  facettes  trian- 
gulaires curvilignes,  dont  six  répondent 
à  chacune  des  faces  de  l'octaèdre. 

Pe$anteur  spécifique  3,52.  Dureté  plus 
grande  que  celle  de  tous  les  corps  ;  il  les 
raye  tous,  même  le  corindon,  et  n'est  rayé 
par  aucun.  Hé  fraction  simple,  mais  très- 
forte,  qui  avait  fait  pensera  Newton  que 
le  diamant  devait  être  combustible.  Cette 
opinion  avait  été  rendue  plus  probable,  en    ^.    ^,     ^  .   .i    ^ 

,««.  ,  1,      .    .  .      »^i  Fig.  67. —Oclaedre  de  carbone. 

iod4,  par  les  académiciens  de  Florence 

qui,  ayant  exposé  le  diamant  au  feu  du  miroir  ardent,  virent 
qu'il  paraissait  y  brûler  et  qu'il  y  disparaissait.  Après  eux,  plu- 
sieurs chimistes  français  prouvèrent  cette  combustibilité  en  mon- 
trant que  le  diamant  ne  disparaissait  ainsi  qu'autant  qu'il  avait 
le  contact  de  l'air;  mails  la  nature  n'en  fut  véritablement  connue 
que  lorsque  Lavoisier  montra  que  le  produit  de  la  combustion 
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élaitde  l'acide  carbonique  ;  el  que,  par  conséquent,  le  diamant 
était  du  carbone  à  l'état  de  pureté  (t). 
Le  diamant  jouit  d'un  éclal  Irës-TÎf  el,  en  quelque  sorte,  demi- 


Fig.  fi3.  —  IhMltei 


métallique,  auquel  on  donne  le  nom  d'éclat  adamatin;  il  prettd 
l'éleclricilé  vitrée  par  frottement. 

Gisement.  —  Le  diamant  se  trouve  dans  des  depuis  qui  appar- 
lientienl  aux  terrains  de  transport  (terrains  clysmiens,  Br.),  c'est» 
à-riire  qui  ont  été  formés  à  une  époque  où  les  eaux  paraissent 
aïoir  envabi  violemment  les  continents  el  les  avoir  labourés  dans 
toute  leur  étendue  ;  d'où  il  est  résulté  que  les  substances  tendres 
ont  été  broyées,  tandis  que  les  plus  dures,  ou  les  plus  ductiles, 

(I)  On  Tiil  générslemcnt  honneur  !i  Newlon  d'avoir  deviné  le  premier  la  com- 
buatibilitÉ  du  dinmsnt  ;  mais  cet  lionneur  revient  à  Anselme  Boece  de  Boot- 

Le  propre  du  vrai  diamant,  ditBoece  de  Boot  {Parfait  JoinV/i>r,  Lyon,  18*4), 
est  de  recevoir  la  teinturt,  qui  s'y  applique  el  s'y  unit  tellement  que  les  rayons 
qu'il  Jette  en  sont  considérablement  augmentés.  Aucune  autre  pierre  précieuse 
ne  produit  cet  effet.  Or,  cette  teinture  se  fait  avec  du  mastic  épuré,  noirci  avec 
un  peu  de  noir  d'ivoire.  Le  diamant  cliauffé,  étant  appliqué  aur  ce  mastic  un 
peu  chaufTé  lui-même,  il  y  adhère  incontinent  d'une  vraie  et  forte  union  que 
toutes  les  autres  pierres  précieuses  repoussent,  u  J'estime  que  cette  mutuelle 
union  du  diamant  et  du  mastic  procède  d'une  ressemblance  dans  leur  matière 
et  qualités;  car  les  chose»  semblables  se  plaisent  et  s'unissent  avec  leurs  aem- 
blables.  Ainsi  les  cliosos  aqueuses  se  mêlent  aux  aqueuses,  les  biiileusea  avec 
les  huileuses,  les  ensoufrées  arec  les  cnsoufrées  [pour  parler  en  chimiste].  I.es 
choses  qui  ont  une  matière  dissemblable  ne  se  conjoignent  pas  :  ainsi  l'eau  ne 
peut  ilre  mêlée  k  l'huile,  quelque  l'huile  soit  liquide,  parce  qu'elle  e 
nature  du  feu.  La  gomme  de  cerisier  peut  s 
qu'elle  est  de  la  matière  do  l'eau  ;  la  gomme  tii 
de  la  nature  du  feu  (combustible),  et  pour  cett 
it  l'huile,  comme  toutes  les  choses  qui  s 


it  de  1» 
ssoudre  dans  l'eau,  k  cause 
s.  parce  qu'HIeest 
al  Jointe  racilement 
it  de  la  nature  du  feu  et  gui  peuvent 
«ce  laciiemfnl  changées  en  flamme.  Donc,  puisque  le  mastic,  qui  est  de  nature 
ignée,  peut  être  uni  facilement  au  diamant,  c'est  un  signe  que  ceu«  union  le 
fait  ï  cause  de  la  ressemblance  de  la  matière,  el  que  la  matière  du  diamant 
est  ignée  et  sulfurée  :  que  celui  k  qui  mon  opinion  ne  satisfera  pas  en  donoe 
une  meilleure,  b 
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ont  pu  seules  résister  au  choc  et  au  frottement  qui  les  ont  déta- 
chées de  leur  gtte  naturel.  Et  comme  les  substances  qui  se  trou- 
Tent  ordinairement  dans  ces.sortçç  de  dépôts  {corindon y  spinelle^ 
zircon,  topaze^  émeraude^  or^  platine^  quartz,  diorite,  etc.),  appar- 
tienoeot  toutes  aux  terrains  primitifs,  il  faut  en  conclure  que  le 
diamant  appartient  aussi  aux  mômes  terrains  (1),  qu'il  s'est  formé 
arec  les  premières  dans  les  premiers  âges  du  globe;  qu'il  a  cris- 
tallisé à  la  suite  d'une  sublimation  ou  d'une  fusion  ignée,  et  que, 
si  on  le  trouve  à  la  surface  actuelle  de  la  terre,  c'est  que  les  ter- 
rains qui  le  contenaient  ayant  été  soulevés,  puis  exposés  à  l'action 
des  eaux,  se  sont  détruits,  à  l'exception  des  corps  les  plus  durs 
qui  i)nt  pu  résister  au  broiement,  dont  ils  offrent  toujours  des 
traces  cependant,  par  leurs  surfaces  et  leurs  angles  plus  ou  moins 
altérés  et  arrondis. 

Le  terrain  meuble  qui  renferme  le  diamant  se  trouve  à  la  sur- 
face de  la  terre,  dans  Tlnde,  aux  royaumes  de  Golconde  et  de 
Yisapour;  au  Brésil,  dans  la  province  de  Minas-Geraès  ;  dans  l'Ile 
de  Bornéo  et  sur  la  pente  occidentale  des  monts  Ourals,  qui  sé- 
parent la  Russie  de  la  Sibérie.  Depuis  quelques  années,  on  en  trouve 
dans  les  environs  du  cap  de  Bonne-Espérance.  Ce  sont  principa- 
lement de  gros  diamants  de  teinte  jaune.  Ce  terrain  repose  immé- 
diatement sur  les  roches  primitives  et  est  formé  principalement  dç 
fragments  de  quartz  roulés,  liés  entre  eux  par  une  argile  sableuse 
et  ferrugineuse  qui  porte,  au  Brésil,  le  nom  de  cascalho.  Les  dia- 
mants s'y  trouvent  toujours  en  très-petite  quantité  et  très-écartés 
les  uns  des  autres.  Les  minéraux  qui  l'accompagnent  plus  spé- 
cialement sont  :  le  fer  oxydulé,  le  fer  oxydé  micacé,  le  fer  oxydé 
pisiforme,  des  fragments  de  jaspe  et  d'améthyste,  des  grains 
d'or,  etc. 

aux  Indes,  la  recherche  des  diamants  est  à  peu  près  libre,  et 
donne  lieu  seulement  à  un  droit  établi  au  profit  des  chefs.  Au  Bré- 
sil, l'exploitation  des  diamants  appartient  aussi  exclusivement  à 
rindostrie  privée  ;  mais  il  y  a  peu  de  temps  encore,  elle  était  faite 
P^  le  gouvernement,  par  l'intermédiaire  d'esclaves  nègres  ri- 
goureusement surveillés;  ce  qui  n'empêchait  pas  qu'un  tiers  en- 
viron du  produit  ne  s'échappât  par  la  contrebande.  Cependant, 
pour  les  attachera  l'administration,  on  les  encourageait  par  des 
primes,  et  on  leur  donnait  leur  liberté  lorsqu'ils  apportaient  un 

(1)  Le  diamant  a  été  trouvé  en  place,  il  y  a  quelques  années,  au  Brésil,  dans 
1^^  massifs  d'une  roche  nommée  itacolumite^  parce  qu*on  la  trouve  surtout  au 
pic  iltacolumi.  Cette  roche  est  composée,  comme  Vhyalomicte,  de  quartz 
^na  et  de  mica  ;  mais  elle'  conUent  en  plus  du  fer  ologiste,  de  Tor  et  du 
^ttfre.  La  roche  à  diamant  a  été  trouvée  sur  la  rive  gauche  du  Corrego  dos 
Bios,  sur  la  Serra  du  Grammagoa,  à  43  lieues  au  nord  ée  la  ville  do  Tifuco  ou 
^"unanlina. 
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diamant  de  17  karals  1/2  (3,71  grammes,  le  karat  valant  4  grains 
poids  de  mare,  ou  212  milligrammes). 

Pendant  longtemps  on  n'a  connu  que  les  diamants  bruts  {fig.  70 
et  71),  et  les  plus  estimés  étaient  ceux  qui  présentaient  naturelle- 
ment une  forme  pyramidale  et  assez  de  transparence  pour  ré- 
fracter la  lumière.  En  1576,  Louis  de  Berquem,  ouvrier  de  Bru- 


Fig.  70.  —  Diamant  brut. 


Fig.  71.  —  Diamant  brut. 


ges,  découvrit  la  manière  de  travailler  le  diamant,  d'abord  par 
le  clivage  pour  lui  donner  une  forme  plus  régulière,  ensuite  par 
le  frottement  et  le  polissage  à  l'aide  de  sa  propre  poussière,  qui 
porte  le  nom  d'égrisée.  Pour  donner  une  idée  de  la  perle  que  les 


a 


^^ 


Pif.  7t.  —  Culasse  d'un 
brillant. 


Fig.  73.  —  Table  d'un 
brillant. 


Fig.  7«.  —  Pf^Bl  d'un 
brillant. 


diamants  éprouvent  dans  cette  opération,  il  me  suffira  de  dire 
que  le  diamant  dit  le  Régent,  qui  pesait  brut  410  karats,  ou 
86'',  92,  a  été  réduit  par  la  taille  à  136  karats,  ou  28^,  83. 

Le  diamant  est  toujours  d'un  prix  très-éievé.  Il  revient,  brut, 
à  plus  de  38  francs^le  karat  au  gouvernement  brésilien.  Les  plus 
défectueux,  que  l'on  destine  pour  Végrisée,  se  vendent  de  30  à 
36  francs  ;  les  petits  diamants  bruts  et  de  bonne  forme  pour  la 
taille  s'achètent  en  gros  48  francs  le  karat.  Lorsqu'ils  pèsent  plus 
d'un  karat,  on  les  estime  par  le  carré  de  leur  poids  x  48.  Par 
exemple,  un  diamant  brut  de  2  karats  vaut  4  X  48  =  192  francs; 
un  diamant  de  3  karats  vaut  9  X  48  =  432  francs.  Le  diamani 


Fig.  75.  —  Rose  Tue  d'en  haut. 


Fig.  76.  —  ProGl  d'une  rose. 


taillé  est  d'un  prix  beaucoup  plus  élevé.  Les  très-petits  diamants 
(de  40  au  karat)  taillés  en  rose,  c'est-à-dire  en  pyramide  {fig.  75 
et  76),  se  vendent  de  60  à  80  francs  le  karat.  Lorsqu'ils  sont  plus 
gros,  on  les  vend  i 25  francs  et  plus.  Le  brillant  qui  a  la  face  su- 
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périeare  plane  et  rectangulaire,  de  belle  qualité  et  du  poids  de 
1/2  grain  à  3  grains,  se  vend  à  raison  de  168  à  192  francs  le  karat. 

Le  brillant  de    3  grains  (16  centigrammes)  vaut  216  francs  le  karat. 

-  4  grains  (2l6milligramm.)    —    240  à  288  fr.  — 

-  5  à  6  grains  (26  à  22  centigr.)    —    312  à   336        — 

-  6  grains —    400  à   880        — 

-  12  grains  (r,4  centigrammes)    —  1700  à  1900        — 

-  16  grains —  2400  à  3100        — 

-  17  grains —  3800  fr.  —• 

Le  diamant  est  souvent  coloré.  Lorsqu'il  est  jaunâtre  ou  d'une 
couleur  quelconque  peu  marquée,  il  est  moins  estimé  que  le  dia- 
mant blanc.  Mais  quand  la  couleur  est  pure  et  bien  décidée,  il 
augmente  beaucoup  de  prix.  Ainsi  un  diamant  de  8  grains  (43  cen- 
tigrammes) d'un  beau  vert,  s'est  vendu  900  francs,  et  un  diamant 
rose  de  11  graibs  (58  centigrammes)  a  valu  2000  francs.  On  a 
trouvé  dans  la  province  de  Bahia,  au  Brésil,  de  véritables  dia- 
mants noirs,  très-réfraclaires  à  la  taille,  qu'on  regarde  comme 
plus  durs  que  les  autres,  et  qu'on  distingue  dans  la  joaillerie  sous 
le  nom  de  diamants  de  nature.  Ce  diamant  noir  parait  à  M.  Gôppert 
un  mélange  de  carbone  non  cristallisé  avec  du  diamant.  C'est  ce  qui 
résulte  aussi  des  recherches  faites  par  M.  Lôwig  sur  sa  combustion. 

Le  plus  gros  diamant  connu  est  celui  du  rajah  de  Matan,  à  Bor- 
néo; il  pèse  337  karats,  ou  77*^,  804.  Celui  de  l'empereur 
duMogol  pesait  279  karats,  ou  49  grammes;  il  a  été  estimé,  par 
Tavernier,  à  près  de  12  millions.  Le  diamant  de  Tempereur  de 
Russie  pèse  193  karats ,  ou  40^ ,  92  ;  il  a  été  acheté 
2,160,000  francs,  plus  96,000  francs  de  pension  viagère.  Le  ATo-i- 
noor  ou  montagne  de  lumière  (diamant  de  Runjet  Singh),  sou- 
verain de  Lahore,  pèse  186  karats.  Le  diamant  de  l'empereur 
d'Autriche  égale  139  karats;  il  est  jaunâtre,  taillé  en  rose,  et  de 
mauvaise  forme.  Le  principal  diamant  de  la  couronne  de  France, 
nommé  k  Régent^  pesait  brut  410  karats,  et  a  été  acheté,  par  le 
doc  d'Orléans,  régent,  2,225,000  francs.  Il  a  coûté  deux  ans  de  tra- 
vail pour  la  taille,  et  s'est  trouvé  réduit  à  136  karats  28^  32. 
U  est  de  la  plus  belle  forme,  d'une  limpidité  parfaite,  et  est 
estimé  plus  du  double  du  prix  d'achat.  Enfin,  le  nouveau 
^oh'i-noor  ou  V Étoile  du  Sud,  le  plus  gros  des  diamants  limpides 
trouvés  au  Brésil,  vient  de  la  province  de  Minas  Geraès.  Il  pesait 
2S4  karats  avant  la  taille  et  se  trouve  réduit  maintenant  à  123. 

Ctraphite. 

Le  graphite  se  présente  en  masses  amorphes,  d'un  gris  bleuâtre 
foncé,  joint  à  l'état  méUllique.  Il  est  très-tendre,  facile  à  entamer 
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par  Tongle,  et  s'use  par  le  frottement  sur  le  papier,  en  y  produi- 
sant une  trace  semblable  à  celle  du  plomb,  ce  qui  lui  fait  don- 
ner les  noms  vulgaires  de  mine  de  plomb  et  de  plombagine.  Il  offre 
un  toucher  gras  et  onctueux,  et  se  divise  par  la  pression  en  pe- 
tites lames  écailleuses,  quelquefois  hexagones.  Il  pèse  spécifique- 
ment 2,089. 

Il  acquiert  Téleclricité  résineuse  par  le  frottement,  est  infusi- 
ble au  chalumeau,  et  y  brûle  très-difficilement;  à  plus  forte  rai- 
son est-il  incombustible  dans  un  creuset.  Il  ne  brûle  bien  que  par 
l'intermède  du  nitre,  et  laisse  pour  résidu  du  carbonate  dépotasse. 
Ce  résultat  prouve  que  le  graphite  est  du  charbon  ;  mais  est-ce 
du  carbone  pur  comme  le  diamant,  ou  du  carbone  mélangé  ou 
combiné  avec  quelque  autre  substance?  Cette  question  a  long- 
temps partagé  les  chimistes. 

D'abord  le  graphite  contient  toujours  du  fer,  mais  en  quantité 
petite  et  variable.  De  Saussure  en  a  trouvé  0,04,  et  Berthol- 
let  0,09.  Pour  expliquer  celte  quantité  petite  et  variable,  Berze- 
lius  a  supposé  que  le  graphite  était  un  mélange  de  décarbure  de 
1er  avec  du  carbone  ;  mais  il  est  évident  qu'il  aurait  pu  admettre 
toute  autre  combinaison;  et  l'on  sait  d'ailleurs  aujourd'hui  que 
le  graphite  est  du  carbone  libre  de  toute  combinaison,  comme 
le  diamant,  dont  il  ne  diffère  que  par  son  état  d'agrégation. 

D'abord  on  a  trouvé  qu'il  se  déposait  dans  les  fentes  qui  se  for- 
ment aux  parois  des  hauts  fournaux  où  l'on  réduit  le  fer,  une 
matière  noirâtre,  d'aspect  métallique,  tendre  au  toucher,  enfin, 
possédant  tous  les  caractères  physiques  du  graphite;  et  l'analyse 
a  montré  que  cette  substance  produite  par  la  décomposition  du 
gaz  hydrogène  carburé,  à  une  haute  température,  était  du  car- 
bone pur. 

Ensuite,  Berthier  a  vu  qu'en  traitant  du  graphite  naturel  par 
de  l'acide  chlorhydrique  pur,  on  le  privait  complètement  de  fer, 
sans  en  changer  les  caractères  physiques,  et  sans  dégagement 
d'hydrogène,  soit  pur,  soit  carburé;  preuve  que  le  fer  ne  s'y 
trouve  ni  métallique  ni  carburé,  qu'il  y  est  à  l'état  d'oxyde,  et 
qu'il  appartient  par  conséquent  à  la  gangue  disséminée  dans  l'in- 
térieur du  graphite.  Enfin,  M.  Regnablt  ayant  brûlé  dans  du  gaz 
oxygène  un  graphite  d'Allemagne,  très-brillant,  onctueux  et  écail- 
leux,  a  trouvé  qu'il  était  formé  de  97,27  de  carbone,  et  de 
2,73  de  gangue  quartzeuse  en  petits  grains,  sans  un  atome  de  fer. 
Il  résulte,  de  tous  ces  faits,  que  le  fer  n'est  pas  essentiele  au  gra- 
phite, et  que  celui-ci  doit  être  considéré  comme  une  forme  na- 
turelle et  particulière  du  carbone. 

Le  graphite  ressemble  beaucoup  au  sulfure  de  molybdène  :  ces 
deux  corps  ont  môme  couleur,  môme  éclat,  môme  onctuosité,  et 
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forment  une  même  tache  grise  noirâtre  sur  le  papier.  Mais  le 
solinre  de  molybdène  pèse  de  4,5  à  A,l  ;  il  forme  sur  la  porce- 
laine une  lâche  verdâtre;  il  dégage  au  chalumeau  de  l'acide  sul- 
fareax  et  une  fumée  blanche.  Il  se  dissout  dans  Tacide  nitrique 
enfermant  un  précipité  blanc  d'acide  molybdique,  qui  bleuit  sur 
une  lame  de  zinc.  Le  môme  effet  de  coloration  peut  être  produit 
dans  la  liqueur. 

Gisement*  —  Le  graphite  se  trouve  dans  le  gneiss,  le  micaschiste  et 
le  calcaire  saccharotde  des  terrains  primitifs,  dans  les  montagnes 
dn  Labour,  dans  les  Pyrénées.  Il  y  forme  des  fllons,  des  amas  ou 
des  rognons.  On  le  trouve  aussi  dans  les  schistes  intermédiaires, 
eomme  à  Pluffier,  près  de  Morlaix,  et  à  Borrodale,  dans  le  Cum- 
berlâod,  qui  en  présente  le  plus  beau  gisement  connu,  tant  par 
l'étendue  que  par  la  pureté  de  la  masse;  on  en  cite  aussi  dans  les 
calcaires  intermédiaires,  dans  le  grès  houiller,  et  jusque  dans  les 
schistes  alpins,  comme  au  col  du  Chardonet,  dans  les  Hautes- 
Alpes,  où  il  accompagne  les  anthracites. 

Le  graphite  sert  principalement  à  la  fabrication  des  crayons  à 
dessiner.  Les  plus  estimés  sont  fabriqués  en  Angleterre,  avec  le 
graphite  lui-même  scié  en  petites  baguettes  carrées  que  Ton  ren- 
ferme dans  des  cylindres  de  bois  de  genévrier  de  Virginie.  On  en 
fait  d'inférieurs  avec  la  poudre  du  graphite  liée  par  un  mucilage. 
On  emploie  aussi  le  graphite  dans  les  arts  mécaniques,  pour 
adoucir  le  frottement  des  rouages,  pour  préserver  la  tôle  de  la 
rouille,  pour  fabriquer  des  creusets,  etc. 

Les  deux  formes  naturelles  du  carbone  dont  nous  venons  de 
parler,  à  savoir,  le  diamant  et  le  graphite^  appartiennent  essentiel- 
lement aux  terrains  primitifs,  et  ce  n'est  que  par  suite  de  quelque 
ré?olution  du  globe  que  le  diamant  se  trouve  dans  un  terrain  de 
transport  qui  parait  beaucoup  plus  moderne,  mais  qui  n'est 
formé  que  des  débris  du  premier.  Ces  deux  substances  prouvent 
donc  Texistence  du  carbone  dans  les  premiers  matériaux  de  la 
terre,  et  bien  avant  l'apparition  des  êtres  organisés  ;  mais  ce  sont 
les  seules.  Tous  les  autres  charbons  terrestres  sont  postérieurs  à 
l'existence  des  végétaux,  qui  en  ont  puisé  le  carbone  dans  l'at- 
ooosphère,  où  il  existait  à  l'état  d'acide  carbonique,  et  qui  l'ont 
dépesé  dans  la  terre,  comme  une  preuve  de  leur  passage.  Ce 
notées  charbons,  ou  composés  dans  lesquels  le  carbone  domine, 
Que  nous  allons  décrire  présentement,  en  commençant  par  les 
P'qs  anciens  et  finissant  par  les  plus  modernes. 

Anihimelte. 

Il  existe  quelque  confusion  entre  cette  espèce  et  la  houille  ou 
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charbon  de  terre^  causée  parne  que  toutes  deux  proviennent  de 
l'action  de  la  chaleur  centrale  sur  d'anciens  végétaux  enfouis  dans 
la  terre  et  qu'elles  passent  quelquefois  de  Tune  à  l'autre.  Pour 
nous  V anthracite  {k  part  le  quartz  et  les  autres  composés  minéraux 
qu'il  peut  contenir  par  mélange)  sera  du  carbone  presque  entière- 
ment privé  de  principes  volatils  pyrogénés  par  suite  de  la  haute 
température  qu'il  a  subie;  comme  le  serait  un  charbon  formé  en 
exposant,  dans  une  cornue,  une  matière  organique  à  la  plus  forte 
chaleur  que  nous  puissions  produire. 

L'anlhracite  est  noir,  mais  doué  d'un  grand  éclat  métallique, 
assez  dur  pour  rayer  la  chaux  sulfatée,  mais  non  la  chaux  carbo- 
natée  spathique  dont  la  dureté  est  égale  à  la  sienne.  Il  ne  tache 
pas  les  doigts  et  laisse  difficilement  sa  trace  sur  le  papier.  Il  ac- 
quiert l'électricité  résineuse  par  le  frottement,  mais  seulement 
lorsqu'il  est  isolé,  car  il  conduit  assez  l'électricité  pour  qu'on 
puisse  en  tirer  des  étincelles^  lorsqu'il  fait  suite  à  un  conducteur 
électrisé. 

On  a  cru  remarquer  que  l'anthracite  se  divisait  suivant  les  faces 
d'un  prisme  rhomboïdal;  mais  ce  caractère  est  douteux.  Il  est 
ordinairement  en  masses  lamelleuses,  dont  les  feuillets  sont  for- 
tement ondulés.  Il  est  infusible  et  inaltérable  par  l'action  de  la 
chaleur.  Il  ne  dégage  aucune  odeur  au  chalumeau  et  y  brûle  d'au- 
tant plus  difficilement. 

Gisement,  L'anlhracite  se  montre  d'abord  dans  les  terrains  in- 
termédiaires ou  de  transition,  et  le  plus  souvent  au  milieu  des 
roches  schisteuses  et  arénacées  (comme  dans  les  Vosges,  au  Harz, 
en  Saxe,  en  Bohême).  Il  est  alors  antérieur  à  la  houille,  et  Ton 
conçoit  qu'il  ait  pu  subir  une  chaleur  plus  forte;  mais  on  le- trouve 
aussi  plus  haut  dans  la  série  des  formations.  Par  exemple,  avec 
là  houille,  au  milieu  de  laquelle  il  forme  des  veines,  des  rognons 
ou  môme  des  couches,  comme  à  Anzin  (Nord)  ;  puis  principale- 
ment dans  le  lias  ou  calcaire  bleu  du  Dauphiné,  de  la  Tarentaise 
et  du  Valais.  Mais,  dans  ce  dernier  cas,  on  observe  que  l'anthra- 
cite se  trouve  toujours  dans  le  voisinage  des  roches  amygdaloîdes^ 
des  dolérites  et  des  porphyres,  qui  sont  le  produit  d'anciens  cra- 
tères ayant  épanché  à  la  surface  du  globe  sa  matière  intérieure, 
obligée  de  céder  à  la  contraction  de  sa  couche  solide.  Et  l'on 
conçoit  que  ces  roches  brûlantes  aient  pu  carboniser  des  amas 
de  végétaux  enfouis  à  leur  portée.  Il  y  a  d'ailleurs  une  circon- 
stance essentielle,  indépendamment  d'une  haute  température,  à 
la  conversion  d'un  végétal  en  anthracite.  C'est  que  les  produits 
pyrogénés  volatils  aient  pu  trouver  une  issue.  Supposez,  en  effet, 
qu'une  matière  végétale  soit  fortement  chauffée  dans  une  capacité 
fermée,  qui  offre  une  résistance  insurmontable  au  dégagement 
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des  Tapeurs;  celte  substance  ne  pourra  se  diviser  en  charbon  fixe 
etenproduUs  volatilsy  et  le  tout  restera  forcément  combiné  d'une 
manière  homogène.  Telle  est  positivement  la  différence  qui  existe 
entre  Vanthracite  et  la  houille.  Tous  deux  ont  pu  être  également 
chauffés,  comme,  par  exemple,  lorsqu'ils  se  trouvent  ensemble 
dans  le  même  terrain  ;  mais  certaines  portions  se  sont  trouvées 
placées  de  manière  à  dégager  leurs  produits  volatils  et  se  sont 
fîOQYerties  en  pur  charbon^  ou  en  anthracite;  d'autres  se  sont  trou- 
vées renfermées  sous  un  obstacle  qui  s*est  opposé  à  ce  dégage- 
ment, et  se  sont  converties  en  un  produit  homogène  particulier 
qui  est  la  houille. 

L'anthracite  né  peut  pas  être  employé  pour  combustible 
dans  les  usages  ordinaires,  en  raison  de  la  grande  difficulté 
qae  l'on  éprouve  pour  le  brûler;  mais,  une  fois  embrasé 
dans  de  grands  fourneaux  chauffés  d'abord  avec  un  autre  combus- 
tible, il  dégage  une  chaleur  très-intense  qui  le  rend  très-utile 
pour  la  fusion  des  métaux  ou  pour  la  fabrication  de  la  chaux 
dure. 

Yoici  le  résultat  de  l'analyse  de  plusieurs  variétés  d'anthracite, 
d'après  M.  Regnault  (I)  : 


1         AKTHKACITE. 

1 

2 

3 

4 

5 

MOYENNE. 

Cendres 

-4,67 

0,94 

1,58 

4,57 

26,47 

94,62 

2,58 
2,80 

Carbone 

Hydrogène 

!  Oxygène 

1  Aiote. 

94,8U 
2,55 

2,56 

92,85 
3,96 

3,19 

94,05 
3,38 

2,55 

94,07 
1,75 

4,18 

97,23 
1,Î5 

f,52 

1 

L 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

1*  Anthracite  de  Pensylvanie,  dans  un  schiste  argileux  de  tran- 
sition. 

^  Anthracite  du  département  de  la  Mayenne,  dans  les  schistes 
argileux  de  transition. 

3*  Anthracite  du  pays  de  Galles,  de  la  partie  inférieure  du  ter- 
rain hoailler.  Cassure  vitreuse  et  concho!de. 

4*  Anthracite  de  la  Mure  ou  de  la  Motte  (Isère),  du  terrain  du 
li^,  avec  empreintes  végétales  du  terrain  houiller.  Ce  terrain  a 
été  fortement  bouleversé  par  des  roches  primitives.  Anthracite 

(1)  Regntolt,  Sur  les  combustibles  minéraux  {Annales  des  mines,  1837,  t.  XII, 
p.  161). 
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très-dur,  d'un  noir  brillant  avec  des  parties  ternes.  Arêtes  tran- 
chantes. Pesanteur  spécifique,  1,362. 

5.  Anthracite  de  Macot,  dans  la  Tarentaise;  même  gisement 
que  le  précédent. 

nonille. 

Ce  combustible  est  en  partie  connu  par  la  manière  dont  je 
viens  d'expliquer  sa  formation.  II  résulte  de  l'enfouissement  des 
énormes  et  innombrables  végétaux  cryptogames  (prèles,  fougères 
et  lycopodes)  qui  avaient  envahi  la  terre  au  commencement  de  la 
vie  organique. 

Ces  dépôts  sont  en  général  circonscrits  dans  des  bassins  formés 
par  des  montagnes  primitives  et  de  transition,  dont  ils  ont  pris 
la  forme  curviligne,  en  suivant  toutes  les  sinuosités  du  terrain. 
Ils  sont  généralement  disposés  par  couches  d'une  épaisseur  va- 
riable, entremêlées  d'autres  couches  de  nature  arénacée,  solidi- 
fiées par  l'imprégnation  de  matières  combustibles  pyrogénées,  et 
formant  des  schistes  charbonneux  ou  bitumineux.  On  y  observe 
ordinairement  plusieurs  couches  alternatives  de  houille  et  de 
schistes,  et  quelquefois  jusqu'à  soixante,  et  le  tout  est  entouré  de 
masses  puissantes  d'un  grès  rougeâtre  qui  porte  le  nom  de  grès 
houiller. 

Cette  disposition  de  la  houille  dans  des  dépôts  profonds,  de 
forme  concave  (en  bateau  ou  en  cul- de- chaudron)^  entourés  de  tous 
côtés  de  roches  compactes  et  résistantes,  est  bien  à  remarquer, 
car  elle  explique  parfaitement  comment,  une  fois  rendus  à  l'in- 
fluence de  la  chaleur  centrale,  par  la  masse  des  terrains  accumulés 
au-dessus^  les  végétaux  qui  l'ont  formée  ont  dû  se  décomposer  en 
conservant  la  plus  grande  partie  de  leurs  principes  volatils,  et 
constituer  une  espèce  différente  de  Tauthracite.  En  résumé,  la 
houille  est  un  combustible  fossile^  formé  par  Vaction  de  la  chaleur^ 
jointe  à  une  grande  pression,  sur  des  masses  de  végétaux  crypto- 
games enfouis  dans  les  plus  anciens  terrains  de  sédiment. 

Caractères,  —  Solide,  opaque,  noire,  plus  ou  moins  brillante, 
insipide,  inodore  môme  par  un  frottement,  et  non  électrique,  à 
moins  qu'elle  ne  soit  isolée.  Elle  pèse  1,3,  est  plus  dure  que 
l'asphalte  et  moins  dure  que  le  jayet. 

La  houille  brûle  au  chalumeau  et  même  à  la  simple  ilamme 
d'une  bougie,  avec  une  flamme  fuligineuse  et  une  odeur  désa- 
gréable et  non  piquante,  qui  lui  est  propre.  Elle  laisse,  après  sa 
combustion  complète,  un  résidu  terreux  plus  ou  moins  considé- 
rable. Distillée  dans  une  cornue,  elle  fournit  beaucoup  d'huile  et 
de  goudron,  dont  on  extrait  plusieurs  matières  particulières,  et 
entre  autres  la  naphtaline;  elle  produit  également  de  l'eau  qui 
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cootieotdu  carbonate  et  du  sulffite  d'ammoniaque;  beaucoup  de  gaz 
hydrogène  carburé  qui  sert  aujourd'hui  à  Téclairage  des  villes  ; 
enfin  elle  laisse  un  charbon  volumineux,  d'un  gris  métallique, 
nommé  coak  ou  coke^  qui  sert  de  combustible  dans  les  usines. 
M.  Regnault  divise  les  houilles  en  cinq  genres. 

I.  Houille  anthraciteuse,  comme  est  celle  de  Rolduc^  près  d'Aix- 
la-Chapelle.  Elle  forme  le  passage  de  l'anthracite  à  la  houille. 
Elle  offre  l'éclat  métallique  de  l'anthracUe  avec  la  texture  feuille- 
tée des  houilles;- elle  brûle  difficilement  et  sans  s'agglutiner.  A  la 
distillation,  elle  donne  une  petite  quantité  de  matière  huileuse, 
mais  change  peu  d'aspect.  Densité  i,343.  Gendres  2,25. 

Carbone 93,56 

Hydrogène 4,28 

Oxygène  et  azole 2,10 


{ 00,00 

II.  Houille  grasse  et  dure.  — Telle  est  celle  de  Rochebelle  à  Alais 
(Gard),  pesanteur  spécifique  1 ,3^22  ;  et  celle  du  puits  Henri,  à  Rive- 
de-Gier  (Loire),  densité  1,315.  Véritable  houille  brûlant  avec 
flamme  fuligineuse,  mais  ne  s'agglutinant  pas  en  brûlant  comme 
la  houille  maréchale.  Elle  donne  à  la  distillation  un  coke  métal- 
loïde boursouflé,  mais  moins  gonflé  et  plus  dur  que  celui  de  la 
houille  maréchale . 


Carbone . . . 
Hydrogène 
Oxygène . . 


Rochebelle. 

Puits  Henri. 

Moyenne. 

90,55 

90,53 

90,54 

4,92 

0,0.) 

4,00 

4,«»3 

4,42 

4,47 

100,00  100,00  100,00 

111.  Houille  grasse  maréchale.  —  D'un  beau  nbir,  d'un  éclat  gras  et 
vif;  brûle  avec  une  flamme  fuligineuse  et  s'agglutine  beaucoup  en 
brûlant.  Coke  très-volumineux.  Est  fragile  et  se  divise  en  frag- 
ments rectangulaires.  Telle  est  la  houille  de  la  Grande-Croix  de 
Hive-de  Gier,  et  le  coaking-coal  de  Newcaslle,  en  Angleterre. 

Grande-Croii.  Newcastle.     Moyenne. 

1.  8. 

Pesanteur  spécifique..        1,298        1,302        1,280        1,293 
Cendres 1,78  <,4i  1,10  t,44 

Carbone 89,04  89,07  89,19  8'J,10 

Hydrogène 5,23  4,93  5,31  5,16 

^^Igène 4,03j  .  . 

Azote 1.7o}  ^  ^'^"  ^''^ 


Aiote , 1,70 


100,00     100,00      100,00      100,00 
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IV.  Houille  grasse  à  longue  flamme.  —  Houille  très-huileuse,  s'ag- 
glutinanl  comme  la  maréchale,  mais  donnant  une  flamme  beau- 
coup plus  longue,  ce  qui  la  fait  préférer  pour  brûler  dans  les 
foyers  d'appartements.  Exemples  le  Fléau  de  Mons^  les  houilles 
du  Cimetière  et  de  Gouzon  de  Rive-de-Gier, 

En  prenant  pour  type  le  Fléau  de  Mons,  nous  voyons  une  houille 
d'apparence  schisteuse,  qui  se  laisse  diviser  en  fragments  rhom- 
boïdaux. 

I.  II.  Moyenne. 

Densité ^,276  1,292     .  i,284 

Cendres 1,10  3,68  2,39 

Carbone •     86,59  87,07  86,7S 

Hydrogène 5,40  5,63  5,52 

Oxygène 8,n  7,30  7,70 

100,00  100,00    *        100,00 

On  doit  rapprocher  des  houilles  grasses  à  longue  flamme  celles 
d'ÉpinoCy  de  Commenirtj  et  de  Céral^  bien  que  la  proportion  de 
carbone  s'y  montre  moins  forte,  et  celle  de  l'oxygène,  au  con- 
traire, plus  considérable. 

Épinac.        Commentry.        Géiml.        Moyenne. 

Densité 1,353  1,349  «  » 

Cendres 2,53  0,24  10,86  » 

Carbone 83,22  82,92  84,56     .  83,57 

Hydrogène 5,23  5,30  5,32  B,28 

Oxygène  et  Âzole....      11,53         11,78  10,12        11,13 

100,00        100,00  100,00      100,00 

Les  houilles  d'Épinac  (Saône-et-Loire)  et  de  Commentry  (Allier) 
appartiennent  au  véritable  terrain  houiller;  la  première  est 
schisteuse,  très-brillante,  mais  remplie  de  pyrite  qui,  en  s'effleu- 
rissant  à  l'air,  en  détruit  la  cohésion-  La  houille  de  Commentry 
a  la  cassure  conchoïde  et  compacte  du  cannel-coal,  mais  elle  est 
beaucoup  plus  brillante,  plus  dure  et  ne  se  laisse  pas  taillei.  Elle 
fournit  un  coke  métalloïde  presque  blanc  et  seulement  frite.  La 
houille  de  Céral  forme  deux  couches  assez  étendues  dans  les  mar- 
nes inférieures  de  l'oolithe  inférieure,  dans  la  commune  de  La- 
vencas  (Aveyron).  Elle  est  très-fragile  et  se  divise  en  fragments 
rhomboïdaux. 

IV  bis.Houille  compacteoMcannel'CoaL  —  Cette  houille  est  légère, 
quoique  d'une  apparence  compacte,  uniforme  et  sans  fissures. 
Elle  est  d'un  noir  un  peu  terne;  la  cassure  en  est  terne,  droite  ou 
conchoïde;  elle  peut  se  tailler  et  se  polir  ;  aussi  l'emploie -t-on, 
comme  le  jayet,  pour  faire  des  objets  d'ornements,  mais  elle  n'en 
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I  jNish  solidité.  Elle  brûle  très^facilement,  arec  une  flamme  lon- 
gue et  brillante,  d'où  le  nom  anglais  de  eannel-coal^  c'est-à-dire 
cAmidelk»charb(m.  Pesanteur  spécifique  1,347.  On  la  trouve  prin- 
dpalement  en  Angleterre,  dans  le  Lancashire. 

Le  cannel-coal,  quelle  que  soit  sa  ressemblance  extérieure  avec 
le  jayel,  qui  i*en  a  fait  rapprocher  par  quelques  minéralogistes, 
eA  Doe  Téritable  houille  par  la  manière  dont  elle  brûle  et  par  les 
produits  de  sa  combustion.  Il  est  remarquable  d'ailleurs  qu'elle  a 
presque  exactement  la  môme  composition  que  la  houille  de  Mous, 
eomme  on  peut  le  voir  par  l'analyse  suivante^. 
Cannel-coal  du  Yigan  dans  le  Lancashire  : 

Carbone 83,8^ 

Hydrogène "5,83 

Oxygène  el  azole 8,:i4 

100,00 

V.  Hwtillet  ticket  à  longue  flamme.  —  M.  Regnault  forme  cette 

division  pour  des  houilles  non  collantes,  brûlant  cependant  avec 

une  longue  flamme,  mais  qui  dure  peu,  et  qui  se  rapprochent  du 

]a>et  par  ces  deux  caractères  et  par  leur  composition  chimique, 

laquelle  offre  une  dose  d'oxygène  beaucoup  plus  considérable 

que  les  houilles  précédentes.  Telles  sont  la  houille  de  Blanzy 

(Ardennes)  et  celle  de  Noroy  (Haute*Saône).  Celle-ci  appartient 

aux  marnes  irisées  des  Vosges,  et  se  trouve  sans  doute  au  nombre 

des  houilles  qui  ont  reçu  le  nom  particulier  de  stipite,  en  raison 

des  tiges  de  çycadées  qu'on  y  rencontre,  et  de  leur  origine  plus 

moderne. 

BlanzT.  Iforoy.  Moyenne. 

Densité 1,302  »  » 

Gendres 5,2^  19,20  •» 

CarlMne 78,26  78,32  78,29 

R:^rogène 5,35  5,38  5,36 

Oxjgène  et  azotâ 16,39  16,30  16,35 

100,00  100,00  100,00  " 

Beaucoup  d'ouvrages  font  mention  à'^nehmillepapyracée.  Mais 
cette  substance  n'est  pas  une  houille  ;  c'est  un  tehâte  siliceux  im- 
F^gné  (Tun  bitume  fétide.  Ce  schiste  est  sous  fomie  de  feuillets 
ininces,  papyracés,  tendus  et  flexibles,  d'un  gris  jaanAtre  ou  ver- 
dâtre;  il  est  peu  combustible  et  laisse  un  résidu  considérable.  Il 
^^g^en  brûlant  une  odeur  si  fétide  qu'il  en  a  reçu  le  nom  de 
ttercui  diaboli  ou  de  merda  di  diavolo.  Cordier  l'appelle  dusodyk. 
On  trouve  cette  substance  en  Sicile,  entre  des  bancs  de  calcaire 
6rtiaire  ;  car  on  y  observe  des  empreintes  de  poissons  et  de  vé- 

GciaoniT,  Drogues,  T  édit.  T.  1%  —  T 
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gétaux  dicotylédones  qui  annoncent  une  foroiation   beaucoim. 
plus  récente  que  la  houille.  On  en  trou?e  également  à  Ghàteat^ 
neuf  (Drôme). 

Matière  noire  ou  brune,  opaque,  tantôt  compacte,  dure,  à  cas- 
sure conchoïde  ou  résineuse,  privée  de  toute  apparence  d'orga- 
nisation, tantôt  offrant  une  texture  ligneuse^  qui  en  fait  recon- 
naître l'origine  végétale. 

Exposé  à  Taclion  du  feu,  le  lignite  brûle  avec  une  flamme  asseï 
longue  et  fuligineuse,  comme  la  houille;  mais  il  n'éprouve  aucun 
boursouflement  ni  ramollissement,  et  dégage  une  odeur  toute 
différente,  toujoyrs  forte,  aromatique,  acre  et  acide,  souvent 
bitumineuse  et  fétide.  Après  la  combustion  complète,  il  reste  une 
cendre  ferrugineuse  contenant  de  la  potasse. 

Le  lignite,  distillé  en  vase  clos,  produit  des  matières  goudron- 
ueuses  privées  de  naphtaline,  et  toujours  de  l'acide  acétique  im- 
pur nommé  acide  pyroligneux.  Il  reste  un  charbon  brillant,  ayant 
conservé,  comme  celui  du  bois,  la  forme  des  fragment;  employés. 
Le  lignite  n'est  donc  autre  chose  qu'un  bois  profondément  altéré  ; 
ajoutons  que,  toutes  les  fois  qu'une  altération  moins  profonde  a 
permis  d'examiner  Tespèce  de  bois  qui  lui  a  donné  naissance,,  on 
j  a  reconnu  la  structure  des  tiges  de  dicotylédones. 

Le  lignite  commence  à  se  montrer  un  peu  avant  la  craie  dans 
(es  couches  sableuses  qui  préludent  à  cette  formation  (comme  à 
nie  d'Aix,  au  Havre,  à  Anzin,  immédiatement  au-dessus  du  grès 
houiller  dans  des  matières  nommées  tourtia^  qui  appartiennent 
à  la  craie  ;  à  Entreverne,  près  d'Annecy,  en  Savoie,  etc.).  Mais 
c'est  surtout  dans  la  période  des  terrains  tertiaires  que  les  vérita- 
bles lignites,  accompagnés  de  débris  de  végétaux  dicotylédones, 
tieviennent  abondants  et  se  présentent  à  divers  étages  :  d'abord 
au-dessous  du  calcaire  grossier  parisien  et  dans  l'argile  plastique 
(on  lui  donne  le  nom  de  iiyniie  soissonnais ;  exemples:  dans  les 
environs  de  Soissons  et  de  Laon  ;  à  Bagneux  et  à  Auteuil,  près  de 
l*aris  ;  à  Saint-Paulet,  près  le  Pont-Saint-Esprit  ;  à  Roquevaire, 
Marseille,  Toulon,  etc.)  ;  ensuite  dans  les  dépôts  supérieurs  au 
.t;ypse  parisien  comme  à  Yevay,  Lausanne  et  dans  tous  les  dépôts 
Ue  la  Suisse,  d'où  ce  lignite  a  pris  le  nom  de  lignite  suisse. 

Les  grands  dépôts  de  lignite  se  trouvent  en  général,  comme 
ceux  des  houilles,  dans  des  bassins  particuliers  formés  par  les 
gorges  ou  vallées  que  des  montagnes  plus  anciennes  laissaient 
i>ntre  elles.  Us  se  composent  de  plusieurs  couches  séparées  les 
unes  des  autres  par  des  matières  pierreuses  ;  ces  couches  sont 
fréquemment  ondulées,  mais  jamais  repliées  en  zigzag,  comme 
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eelte  de  la  houille.  Le  lignite  y  est  souvent  accompagné  de  bitume, 
de  mellite,  de  succin  ou  d-autres  résines  d'origine  végétale. 
Ia  décomposition  plus  ou  moins  avancée  du  bois  qui  a  servi  à 
la  formation  du  lignite  peut  en  faire  distinguer  plusieurs  sous- 
espèces  ou  variétés. 

1.  Lignite  piei forme  poliisabk,  jayet  ou  jais.  —  Lignite  solide, 
dor,  inodore,  d'un  noir  pur  et  foncé,  d'une  texture  dense,  com- 
piciey  égale;  non  friable  comme  la  houille  et  Tasphalle,  offrant 
une  cassure  concholde,  susceptible  d'être  travaillé  au  tour  et  de 
prendre  un  beau  poli  ;  pesanteur  spécifique,  4,26.  On  le  trouve'en 
petites  masses,  au  milieu  des  autres  variétés  de  lignite,  à  Roque- 
vaire,  près  de  Marseille  ;  à  Belestat,  dans  les  Pyrénées  ;  à  Bains  et 
à  Sainte-Colombe,  dans  le  département  de  TAude  ;  dans  les  Astn- 
ries,  la  Oalice  et  T Aragon,  en  Espagne;  près  de  Wittemberg,  en 
Saxe  ;  en  Prusse,  dans  un  gîte  où  se  trouve  le  succin  en  abon- 
dance, etc. 

On  fabrique  avec  le  jayet  toutes  sortes  d'ornements  et  de  bijoux 
de  deuil.  Il  en  existait  autrefois  à  Sainte-Colombe  des  fabriques 
considérables  qui  ont  beaucoup  perdu  de  leur  importance  au- 
jourd'hui. 

2.  Lignite  piciforme  commun.  —  D'un  noir  luisant  comme  le 
précédent,  mais  offrant  une  densité  inégale,  et  une  structure  schis- 
lolde  ou  fragmentaire  qui  s'oppose  à  sou  emploi  sur  le  tour.  11 
ftMme  souvent  des  bancs  assez  puissants,  que  l'on  exploite  comme 
oae  espèce  de  houille,  dont  il  offre  toute  l'apparence.  Il  sert  aux 
mêmes  usages  que  la  houille.  En  France,  on  le  trouve  principa- 
lemeat  aux  environs  d'Aix,  de  Marseille  et  de  Toulon  ;  à  Ruelle, 
(Antennes);  à  Lobsann,  près  de  Weissembourg  (Bas- Rhin)  ;  en 
Suisse,  près  de  Vevay,  de  Lausanne,  sur  la  rive  gauche  du  lao  de 
Zurich,  etc. 

3.  Lignite  terne.  —  D'un  noir  brunâtre,  terne,  à  cassure  rabo- 
teuse ou  imparfaitement  conchoïde,  à  structure  massive,  schis- 
toldeou  fragmentaire,  mais  non  ligneuse,  brûlant  avec  une  fumée 
abondante  et  souvent  fétide. 

Le  Ugnite  terne  massif  se  trouve  en  couches  assez  puissantes, 
que  l'on  exploite  comme  combustible,  principalement  à  Sainte- 
Marguerite,  près  de  Dieppe  ;  aux  environs  de  Boissons,  de  Cassel, 
où  il  prend  le  nom  de  terre  de  Cassel;  à  Putschern,  près  de  Carls- 
bad.  Le  Ugmte  terne  schistoide  se  trouve  principalement  en  France, 
aux  mines  de  Piolène,  près  d'Orange  ;  de  Ruelle  (Ardennes^)  ;  et 
généralement  dans  tous  les  lieux  où  se  trouve  la  variété  précé- 
dente. Enfln  le  lignite  terne  fragmentaire  ou  friable  forme  des  dé- 
pôts étendus  dans  les  environs  de  Soissons,  de  Laon  (Aisne),  et 
dans  ceux  de  Montdidier  (Somme).  Il  est  trop  chargé  de  pvrites  et 
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d'argile  pour  former  un  conibustible  avantageux;  mais,  en  le  iais- 
sant  se  déliter  à  Tair  humide,  on  y  forme  des  sulfates  de  fer  et 
d'alumine  qu'on  en  retire  par  lixiyation. 

4.  5.  Lignite  fibreux  et  bois  fossile.  — -  Le  lignite  fibreux^  ou  le 
vrai  lignite,  offrant  encore  un  indice  plus  ou  moins  marqué  delà 
structure  du  bois,  peut  être  observé  dans  la  plupart  des  dépôts 
des  variétés  précédentes  ;  mais  on  trouve  en  outre  dans  les  ter» 
rains  beaucoup  plus  modernes,  provenant  d'alluvions,  d'éboulé- 
ments  ou  de  dislocations  volcaniques,  des  bois  enfouis  et  à  peine 
altérés,  qui  ne  peuvent  être  confondus  aveo  les  lignites  des  ter- 
rains plus  anciens;  tels  sont  les  amas  d'arbres  couchés  pèle- 
mêle,  ensevelis  dans  les  alluvions  de  la  Seine,  au  Port-à-l'ÂDglais 
et  à  rUe  de  Cbatou,  près  de  Paris  ;  et  les  forêts  sous-marines  de 
Morlaix,  en  Bretagne,  du  comté  de  Lincoln  et  de  Ttlede  Man,  en 
Angleterre.  Tels  sont  aussi  les  bois  fossiles  comprimés  et  aplatis 
d'Islande  et  de  plusieurs  parties  des  Alpes,  dans  lesquek  on  re- 
connaît facilement  des  bouleaux,  des  chênes,  des  ifs  et  autres 
conifères,  avec  leur  écorce  parfaitement  conservée. 

6.  Bois  bitumineux.  —  C'est  une  vraie  momie  végétale^  ou  on 
bois  fossile  complètement  imprégné  de  bitume  odorant*  ou  de 
JUaUhe.  Tel  est  le  bois  bitumineux  de  la  Tour  du-Pin  (Isère). 

7.  CJlmite  ou  terre  de  Cologne  ;  lignite  terreux,  Brongniart.  — 
Cette  matière  forme,  aux  environs  de  Cologne,  sur  les  bords  du 
Rhin,  un  dépôt  considérable,  qui  a  jusqu'à  13  mètres  d'épaisseur 
et  plus  de  i  myriamèlre  d'étendue.  Elle  est  tendre  et  pulvéru- 
lente, d'une  couleur  brunede  girofle,  et  s'allume  avec  facilité,  mais 
brûle  sans  flamme  et  presque  sans  fumée,  comme  le  bois  pourri. 
Elle  offre  dans  ses  parties  solides  des  traces  évidentes  d'organisa- 
tion de  troncs  ligneux,  appartenant  pour  la  plupart  à  des  végétaux 
dicotylédones.  Sous  ce  rapport,  la  terre  de  Cologne  se  rapproche 
donc  du  lignite  proprement  dit  ;  mais  ce  qui  établit  une  grande  dif- 
férence entre  eux,  c'est  que  le  lignite  a  évidemment  éprouvé  une 
décomposition  semblable  à  celle  produite  par  le  feu,  soit  que,  en 
effet,  il  ait  été  soumis  à  une  température  élevée,  soit  que,  par  suite 
de  sa  situation  prolongée  dans  un  terrain  très-sec,  il  ail  éprouvé 
à  la  longue  une  décomposition  analogue  ;  tandis  que  la  terre  de 
Cologne  est  le  résultat  de  l'action  décomposante  de  Cair  et  de  C hu- 
midité sur  le  bois,  décomposition  qui  le  rapproche  de  la  nature  de 
l'acide  ulmique,  sans  cependant  lui  en  donner  l'exacte  composi- 
tion. Mais,  de  même  que  l'acide  ulmique,  la  terre  de  Cologne  se 
dissout  dans  les  alcalis,  et  forme  des  dissolutions  brunes  qui 
sont  précipitées  par  les  acid(set  par  les  sels  métalliques.  C'est 
en  raison  de  cette  similitude  de  propriétés  que  j'ai  proposé  de 
donner  à  celte  substance  le  nom  d'ulmite.  Je  termine  cette  des- 
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mplion  des  diverses  espèces  de  ligniles  par  le  tableau  de  leur 
oomposiiion  chimique^  qui  nous  offrira  une  diminution  continue 
lans  la  proportion  do  carbone,  à  partir  de  la  composition  de  la 
houille  sèche,  presque  jusqu'à  celle  du  bois  non  altéré. 


1 

(*) 

(2) 

(3) 

(0 

(»)• 

(6/ 

(7) 

(8) 

5£t::: 

1,316 
4,08 

1,305 
0,09 

1.272 
4,99 

1,185 
9.02 

1,100 
5.49 

1,107 
2,19 

• 

76,(15 

5,6f 

11,26 

76,9 
5,84 
18,U7 

74.19 

5,68 

20,13 

67,28 

5.49 

27,23 

66.96 
527 

27.77 

57,29 

5,83 

36,88 

56.7 

4,8 

38,5 

49,07 

6,31 

44,62 

100,00 

100,00 

106,00 

100,00 

100,00 

100.00 

100,0 

100,00 

{i)  Jûyet  de  Samt-Girons  (Ariége).  En  couches  forl  minces  dans 
des  bancs  de  grès  correspondant  au  grès  vert  Ce  jayet,  très-dur, 
très-brillant,  et  à  cassure  concholde,  a  longtemps  servi  à  la  fa- 
brication des  bijoux. 

(2)  Jajfet  de  Belesiat  on  de  Sainte-Colombe  (Aude).  Se  trouve 
dans  un  gisement  semblable  au  précédent,  et  sa  composition  est 
identique. 

(3)  Lignite  de  Dax  (Landes).  D'un  beau  noir,  à  cassure  inégale, 
peu  éclatante.  Ne  se  ramollit  pas  par  la  chaleur. 

(4)  lignite  dfi  la  Grèce,  des  bords  de  l'Alphée,  en  Élide  ;  feuil- 
leté d'un  noir  terne,  offrant  souvent  la  structure  du  bois. 

(5)  Vlmite  de  Cologne,  Sa  composition  chimique  est  semblable 
i  celle  du  lignite  précédent. 

(6)  Bois  fossile  d*Usnach. 

(7)  Composition  de  Tacide  ulmique,  d'après  P.  Boullay. 

(8)  Composition  du  ligneux. 

Tourbe. 

Bfatière  brune  qui  se  forme  sous  les  eaux  stagnantes  par  la  dé- 
composition de  plantes  herbacées,  de  mousses  et  de  conferves 
qoi  s'j  développent  et  s'y  accumulent  avec  une  grande  rapidité. 
Ble  est  homogène  et  compacte  dans  les  parties  inférieures  du 
dépèl,  grossière  et  remplie  de  débris  herbacés  dans  les  parties 
'Dpéneores.  Elle  brûle  facilement,  avec  ou  sans  flamme,  en  dé- 
g^eant  une  odeur  désagréable. 

La  tourbe  se  forme  encore  journellement  dans  nos  marais  ;  elle 
couvre  quelquefois  des  espaces  considérables  dans  les  parties 
basses  de  nos  continents.  En  France,  les  plus  grands  dépôts  se 
trou?entdans  la  vallée  de  la  Somme  entre  Amiens  et  Abbeville, 
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dans  les  environs  de  Bauvais,  dans  la  vallée  de  i'Ourcq,  dans  les 
environs  deDieuze.Uy  en  a  une  exploitation  dans  la  vallée  d'Es- 
sonnes,  près  de  Paris.  La  plupart  des  fertiles  vallées  de'  Nor» 
mandie  reposent  sur  de  la  tourbe. 

Voici  le  résultat  de  l'analyse  de  plusieurs  variétés  de  tourbe, 
par  M.  Regnault. 
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{\)  Tourbe  de  Vulcaire,  près  d'Abbeville  (Somme). 

{¥)  Tourbe  de  Long,  id. 

(3)  Tourbe  du  Champ-du-Feu,  près  de  Framont  (Vosges). 

Terreau. 

Les  matières  végétales  qui  pourrissent  à  la  surface  de  la'  terre 
finissent  par  se  convertir  en  une  masse  brun  noirâtre,  pulvéru- 
lente, qui  a  regu  le  nom  d'humtu  végétal  ou  de  terreau.  Cette 
substance  est  principalement  composée  d'acide  ulmique^  insolu- 
ble  dans  Teaii,  mais  soluble  avec  la  plus  grande  facilité  dans  le» 
alcalis  ;  d'un  extrait  bi^uriy  soluble  dans  l'eau,  qui  n'est  peut-être 
qu'une  combinaison  soluble  du  même  acide  ulmique  ;  d'un  ré- 
sidu charbonneux^  insoluble  dans  l'eau  et  les  alcalis  ;  enfin,  d'une 
quantité  variable  de  matière  terreuse  ou  sablonneuse,  provenant 
du  sol. 

Le  terreau  se  forme  principalement  dans  les  forêts,  par  Tac- 
cumuiatlon  des  feuilles  d'arbres  et  des  herbes  qui  y  périssent  tou» 
les  ans.  Celui  que  Ton  consomme  à  Paris  pour  la  culture  des 
plantes  de  serre  et  d'agrément  y  est  apporté  des  forêts  tf  e  Sénart 
etdeSanois. 

Les  substances  animales  qui  se  pourrissent  dans  les  cavernes 
d'animaux  ou  dans  les  cimetières,  forment  aussi  unterreaUj  mais 
d'une  nalure>  difiërente  et  moins  connue. 

Bitume. 

Nous  comprendrons  sous  ce  nom  des  composés  naturels  du 
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carbone  fort  diflérents  en  apparence,  mais  qui  ont  une  origine 
commone  due  à  l'action  de  la  chaleur  centrale  sur  des  masses  de 
tégétaux  enrouies  dans  les  anciennes  couches  du  globe..  Mais  il 
y  t  cette  difiTérence  entre  ces  substances  et  la  houille  et  Vanthra- 
àk^  que,  tandis  que  celui-ci  est  un  charbon  comparable  au  ré- 
sidu d'une  distillation  opérée  à  Taide  d'une  très-forte  chaleur,  et 
UAMoZfe  une  matière  organique  décomposée  sous  une  forte  pres- 
àiB  qui  a  forcé  la  grande  partie  des  produits  volatils  à  rester  unie 
à  la  masse,  le  bitume  est  une  substance  volatiUséey  comparable  aux 
(Koduits  de  la  distillation  des  substances  végétales,  et  variant 
comme  eux  en  couleur  et  en  consistance,  suivant  le  point  de  dé- 
eomposition  de  la  matière  soumise  au  calorique.  Quelles  que 
trient  les  dififérences  physiques  de  ces  nouveaux  composés,  c'est 
donc  avec  raison  que  le  célèbre  Haiiy  les  a  regardés  comme  dé- 
pendant d'une  même  espèce  minérale.  Ces  corps  d'ailleurs  passent 
de  l'on  à  Tautre  par  l'action  de  l'air  ou  du  feu. 

Asphalte  ou  bitume  de  Judée.  —  Noir  tout  à  fait  solide,  sec  et 
friable  ;  inodore  à  froid,  mais  prenant  une  odeur  assez  forte  par 
le  frottement  et  prenant  en  môme  temps  l'électricité  résineuse.  Il 
offre  une  cassure  conchoïde  et  brillante,  pèse  spéciQquement 
f  ,104,  fond  à  la  flamme  d'une  bougie.  Il  brûle  avec  flamme,  et 
laisse  après  sa  combustion  complète  un  très-petit  résidu  terreux. 
L'aspballe  se  trouve  principalement  en  Judée  à  la  surface  des 
eiux  du  lac  asphaltite  ou  mer  Morte. 

Les  anciens  Égyptiens  employaient  l'asphalte  à  l'embeaume- 
meotdes  corps,  et  les  momies  d'Egypte  en  sont  môme  cômplé- 
lement  imprégnées.  On  assure  également  que  les  murs  de  Ba- 
bylone  étaient  construits  en  briques  cimentées  avec  de  l'asphalte; 
peut-être  cependant  était-ce  le  bitume  suivant  qui  servait  à  cet 
usage. 

Un  asphalte  du  Mexique,  analysé  par  M.  Regnault,  était  com- 
posé de  : 

Cendres 2,80  » 

Carbone 79,18  81 ,46 

Hydrogène 9,30  9,57 

Oxygène 8,72  8,97 

100,00        100,00 

Haltheoupissasphaltef  bitume glutineuXy  poix  minérale.  —  Bitume 
d'un  brun  noir,  glutineux,  presque  solide  dans  les  temps  froids. 
Il  exhale  une  odeur  forte,  il  se  fond  dans  l'eau  bouillante,  est  en 
grande  partie  soluble  dans  l'alcool.  11  se  dessèche  et  se  durcit  à 
l'air,  mais  sans  acquérir  la  dureté,  l'éclat  et  la  friabilité  de  l'as- 
pballe  ;  le  mallbe  le  plus  pur  est  plus  dense  que  l'eau  distillée.  Le 
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malthe  sort  de  terre  par  des  fissures  Tormées  dans  les  roches  de 
terrains  tertiaires,  surtout  à  Orlhez  et  à  Campenne,  près  Dax  ; 
à  Gabian,  près  de  Pézéuas  ;  à  Seissel»  près  de  la  perte  du 
Hhône,  etc.  On  le  recueille  quelquefois  à  l'état  de  pureté  ;  mais 
le  plus  souvent  il  imprègne  dçs  matières  terreuses  et  arénacées 
qui  ^entourent  la  source  et  constituent  ce  qu'on  appelle  or^iZs 
Ifftumineuîe  ou  grès  bitumineux.  On  le  retire  de  ces  matières  soit 
en  les  chauffant  avec  de  l'eau  dans  de  grandes  chaudières,  soit  en 
formant  des  tas  considérables  au  centre  desquels  on  met  ie  fed. 
Le  bitume  devenant  plus  liquide  s'écoule  de  toutes  parts  dans  des 
bassins  où  on  le  recueille. 

On  emploie  le  mallhe  pour  goudronner  le  bois  et  les  cordages  ; 
mais  son  plus  grand  usage  aujourd'hui  est  pour  former  des  ci- 
ments presque  indestructibles,  qui  servent  au  dallage  des  places 
et  des  promenades  publiques.  A  cet  effet,  on  le  mêle  de  nouveau 
avec  du  sable  quartzeux  qui  lui  donne  de  la  solidité  et  une  grande 
résistance  au  frottement. 

Le  Bogœt  d'Ecosse  est  une  argile  bitumineuse  contenant  20  pour 
100  seulement  d'argile  blanche  et  80  pour  100  de  corps  bitumi- 
neux. Elle  donne  350  litres  de  gaz  éclairant  par  kilogramme. 

Pétrole^  oleumpetrœ^  huilede  pieire. — Bitume  liquide,  onctueux, 
rougeàtre  ou  d'un  brun  noirâtre,  pesant  spécifiquement  0,85  ; 
d'une^<;4!^ur  très-forte  et  très-tenace,  très-combustible. 

Le  pétrble,  soumis  k  la  distillation,  laisse  de  l'asphalte  pour  ré- 
sidu, et  donne,  comme  produit  distillé,  un  liquide  incolore, 
nommé  pétrolène^  bouillant  à  280  degrés,  et  composé  de  C^H^, 
pour  quatre  volumes.  Exposé  à  l'air,  il  passe  à  l'état  de  malthe. 
On  le  trouve  dans  les  mêmes  lieux  que  le  malthe  ;  mais  surtout 
à  Gabian  (Hérault),  et  au  Puits-de-la-Pége^  près  de  Clermont- 
Ferrand.  Il  sert  à  graisser  les  charrettes  et  les  machines  à  engre- 
nage. On  cite  en  Asie  la  ville  de  Rainangboun  (empire  Birman), 
située  au  centre  d'un  petit*  district,  qui  renferme  plus  de  cinq 
cents  sources  de  pétrole,  exploitées  et  d'un  revenu  considérable. 
Le  terrain  consiste  en  une  argile  sablonneuse  qui  repose  sur  des 
couches  alternes  de  grès  et  d'argile  durcies.  Au-dessous  se  trouve 
une  couche  puissante  d'un  schiste  argileux  bleu  pâle,  reposant 
sur  la  houille  ;  et  c'est  ce  schiste  qui  est  imprégné  de  pétrole.  On 
y  creuse  des  puits  dans  lesquels  le  bitume  se  rassemble.  A  Coal- 
brookdale,  en  Angleterre,  il  existe  une  source  analogue  de  pé- 
trole qui  prend  son  origine  dans  une  couche  de  houille. 

En  Amérique  les  points  où  l'on  a  découvert  le  pétrole  dans  ces 
dernières  années  sont  extrêmement  nombreux,  surtout  dans  les 
régions  situées  à  l'est  du  Mississipi.  Le  haut  Canada,  la  Pensylva- 
nie  et  la  Virginie  occidentale  sont  les  centres  principaux   des 
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exploitations.  On  trouve  ce  produit  dans  les  terrains  siluriens» 

défooiens, carbonifère  iurérieur.  On  ne  Ta  pas  encore  trouvé  dans 

kseoncbes  qui  comprennent  la  bouille. 
Naphte.  —  Bitume  liquide,  très-fluide,  trafnsparent,  d'un  jaune 
dair,  d'une  odeur  forte   non  désagréable  ;  très-inflammable, 
même  à  distance,  par  l'approche  d'un  corps  embrasé.  Pesanteur 
spécifique,  0,836. 

Le  naphle,  distillé  à  plusieurs  reprises,  devient  incolore,  aussi 
floide  que  l'alcool  le  mieux  rectifié,  et  plus  léger,  car  il  ne  pèse 
piosqoe  0,758  à  49  degrés  centigrades.  Il  a  une  odeur  faible  et 
Ibgace,  est  presque  sans  saveur.  Il  bout  à  85  degrés.  Il  brûle  avec 
Qoe  flamme  blanche  et  dépose  beaucoup  de  charbon.  Il  est  uni- 
quement composé  de  carbone  et  d'hydrogène  dans  la  propor- 
tion de 

Carbone 3  atomes.      87,805 

Hydrogène 5      —  12,193 

100,000 

le  naphte  est  très-abondant  dans  certains  pays,  et  notamment 
auprès  de  Bakou,  sur  la  côte  occidentale  de  la  mer  Caspienne, 
dans  la  province  de  Schirvan.  Dans  cette  contrée,  la  terre  con- 
siste en  une  marne  argileuse,  imbibée  de  naphte.  On  y  creuse 
des  pnils,  jusqu'à 30  pieds  de  profondeur,  dans  lesquels  le  naphte 
se  rassemble,  comme  l'eau  dans  nos  puits.  Dans  quelques  en- 
droits, le  naphte  s'évapore  en  si  grande  quantité,  par  des  ouver- 
tures naturelles  du  terrain,  qu'on  peut  l'enflammer,  et  qu'il  con- 
tinue à  brûler  en  produisant  une  chaleur  considérable  que  les 
habitants  utilisent  pour  leurs  usages  domestiques.  En  Europe  on 
recueille  une  grande  quantité  de  naphte  près  d'Amiano,  dans  le 
duché  de  Parme,  dans  une  vallée,  auprès  du  mont  Zibio,  dans 
les  environs  de  Modène  ;  et  sur  le  Monte-Ciaro,  non  loin  de  Plai- 
SttOce.  Il  sert  à  l'éclairage  des  villes  environnantes.  En  médecine, 
le  naphte  est  quelquefois  employé  comme  vermifuge.  Il  sert  en 
chimie  à  conserver  le  potassium  et  le  sodium. 

tlalènte,  bitume  élastique^  caoutchouc  minéral.  — -  Cette  substance 
ressemble  au  maltbepar  bon  odeur,  sa  couleur  et  son  état  de  mol- 
^^sse  ;  mais  elle  jouit  d'une  élasticité  analogue  à  celle  du  caout- 
cboQc,et,  lorsqu'elle  est  durcie  par  une  longue  exposition  à  l'air, 
cile  efface  les  traces  de  graphite  sur  le  papier  ;  mais  elle  le  salit 
€H^(n6me,  et  ne  peut  à  cet  égard  remplacer  le  caoutchouc.  Elle 
€st  ordinairement  plus  légère  que  l'eau,  se  fond  facilement,  et 
présente,  du  reste,  presque  tous  les  caractères  du  malthe,  dont 
^Q  peut  la  regarder  comme  une  variété. 
Le  bitume  élastique  n'a  encore  été  trouvé  que  dans  trois  loca- 
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lités  :  1*  dans  la  mine  de  plomb  d'Odin,  dans  le  Derbyshire,  air 
milieu  d'un  calcaire  qui  encaisse  le  dépôt  métallifère  :  2**  dans- 
une  mine  de  houille  de  Soulh-Bury,  dans  le  Massachusetts  ; 
3"  dans  une  mine  de  houille  de  Montrelais,  près  d'Angers,  dans 
des  veines  de  quartz  et  de  carbonate  de  chaux. 

Dusodylêy  houilk  papyracée,  —  Schiste  tendre,  de  nature  sili- 
ceuse, imprégné  de  bitume  fétide.  Nous  en  avons  parlé  précé- 
demment (p.  97). 

Ozokérite,  cire  fossile  de  Moldavie. — Matière  bitumineuse,  trou- 
vée en  Moldavie,  près  de  Slanik,  sous  des  sables,  près  de  la  houille 
et  d'une ôoncbe  de  sel^gemme.  Elle  est  en  morceaux  irrégutiers, 
formés  de  couches  fibreuses  et  contournées.  Elle  est  d*uD  jaune 
brunâtre,  avec  reflet  verdâtre,  et  translucide  dans  ses  lames  min- 
ces, Elle  est  un  peu  plus  dure  que  la  cire  d'abeilles,  d'une  odeur 
assez  forte,  non  désagréable,  analogue  à  celle  du  pétrole.  Cette 
substance  paraît  formée  de  plusieurs  principes  pyrogénés,  que 
je  compare  aux  derniers  produits  cireux  de  ladistillationdu  sucein, 
ou  à  la  matière  jaune  toute  formée  dans  la  houille,  et  qui  s'ea 
dégage  à  la  première  impression  du  feu  ;  et  c'est  à  cause  du  mé- 
lange inégal  de  ces  principes  pyrogénés  que  l'ozokérite  ne  pré- 
sente pas  toujours  les  mêmes  propriétés.  Celle  qui  a  d'abord  été 
examinée  par  M.  Magnus  fondait  à  82  degrés,  était  à  peine  solu- 
ble  dans  l'élher  et  l'alcool,  et  se  dissolvait  complètement  à  chaud 
dans  l'essence  de  térébenline;  M.  Magnus  l'a  trouvée  com- 
posée de 

Carbone 85.75 

Hydrogène I5,f5 

L'ozokérite  de  Slanik,  examinée  ensuite  par  le  professeur 
Schrœtfer,  pesait  spéciûquement  0,953,  était  soluble  dans  Téther, 
le  nai)bte,  l'essence  de  térébenthine,  le  sulfure  de  carbone  ;  mais 
se  dissolvait  à  peine  dans  l'alcool,  môme  bouillant.  Elle  fondait 
à  62  degrés  centigrades,  et  entrait  en  ébullitioh  à  âlO  degrés.. 
Composition  : 

Carbone 86,20 

Hydrogène 13,79 

Enfin  l'ozokérite  de  la  montagne  de  Zietnsika^  examinée  par 
M.  Malaguti,  est  très-peu  soluble  dans  Talcool  et  l'élher  bouil- 
lant, et  très-soluble,  au  contraire,  dans  le  naphte,  l'essence  de 
térébenthine  et  les  huiles  grasses.  Elle  pèse  0,946,  se  fond  à  84 
degrés,  et  bout  vers  300  degrés.  Elle  est  d'une  indifférence  corn* 
plèle  à  l'action  des  alcalis  ;  elle  est  formée  de 

Carbone ' 86,07 

Hydrogène 13,95 
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c'est-i-dire  que  sa  composition,  pour  100  parties,  est  la  môme 
que  celle  de  la  paraffine  et  du  gaz  oléifiant. 

Ai^Araco%hkt.  —  Résine  de  la  houille  de  Brandeisl,  près  de 
Schlan,  eu  fiohôme.  Elle  est  d'un  brun  noirâtre,  à  cassure  concboï- 
dale.  Les  éclats  minces  sont  translucides,  d'une  couleur  rouge 
bjadnthe.  Sa  densité  est  de  1,181.  Elle  fond  au  feu  en  bouillon- 
nant et  est  difficile  à  incinérer.  Elle  contient  : 

75,3  de  carbone;  6,2  d'bydrogène  et  11,5  de  ceûdrés. 

*Si  nous  jetons  en  ce  moment  un  coup  d'œil  en  arrière  sur  les 
composés  carboniques  d'origine  végétale  que  nous  avons  décrits, 
BOUS  pourrons  les  diviser  en  quatre  genres  : 

1*  Charbons  provenant  de  Taclion  d'une  forte  chaleur  sur  les 
fœtaux  enfouis  dans  la  terre  :  anthracite  et  houilk. 

2*  Charbons  provenant  d'une  décomposition  analogue,  dans  la- 
quelle  le  faible  degré  de  chaleur  s*est  trouvé  compensé  par  le  « 
temps  :  ce  sont  les  vretà  Ugniten. 

3*  C/bnùes  résultant  de  la  décomposition  des  végétaux  par  Tac- 
tioo  réunie  de  l'air  et  d'une  forte  humidité  :  ce  sont  Vulmite  de 
Cobtgne^  la  tourbe  et  le  terreau. 

4*  BitumeSy  ou  corps  oléo-résineux  séparés  de  Vanthracite  et  en 
partie  de  la  houilk  par  l'action  du  feu  ;  teU  sont  le  naphte^  le  mal- 
tke,  Vasphalte,  et  même  Vozokérite^  que  je  regarde  comme  les  com- 
pléments nécessaires  de  la  formation  des  deux  premiers  corps» 

Maintenant  il  nous  reste  à  voir  s'il  n'y  aurait  pas  des  produits 
analogues  aux  bitumes  pour  les  ligniles  et  l'ulmite.  Nous  les  au- 
rons, en  effet  :  pour  les  lignites,  nous  trouvons  la  schéerérite, 
hydrogène  carburé  analogue  à  l'ozokérite»  mais  avec  une  double 
proportion  de  carbone.  Quant  aux  ulmites,  il  est  évident  que 
l'action  qui  les  produit  ne  peut  former  des  corps  oléo-résineux; 
mais  cette  action  peu  énergique  respecte  ou  moins  ceux  de  ces 
corps  qu'elle  trouve  tout  formés  dans  les  végétaux,  et  ce  sont 
€vx  qui,  pour  les  ulmites,  représentent  les  bitumes  des  premiers 
charbons  minéraux. 

NoQs  mentionnerons  la  schéerénte,  Vhatchétine,  la  rétinite^  le  co- 
F^  fossile  et  le  succin. 

Schéerérlte. 

Celte  substance  a  été  trouvée  à  Utznach,  canton  de  Saint-Gall, 
^D  Suisse,  dans  une  couche  de  lignite  tertiaire,  et  exclusivement 
^^  les  troncs  de  pins  qu'on  y  rencontre  eu  grandes  quantités  et 
^  P^e  altérés.  Elle  se  trouve  entre  l'écorce  et  le  bois,  ou  dans 
'^  fentes  du  bois  même,  sous  forme  de  couches  minces,  iamel- 
'^0^,  d'un  aspect  gras,  mais  très-fragiles  et  faciles  à  pulvériser. 
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Elle  fond  à  45  degrés  d'après  Slromeyer,  et  à  144  degrés  seule- 
ment d'après  M.  E.  Krauss,  ce  qui  semble  indiquer  une  éonrusion 
de  plusieurs  substances.  Elle  cristallise  en  refroidissant  ;  elle  bout 
à  200  degrés,  et  distille  en  formant  un  liquide  incolore  d'abord, 
puis  brun,  enfin  noir,  et  d'une  odeur  de  goudron.  Elle  brûle  avec 
flamme,  sans  laisser  de  résidu  et  en  dégageant  une  odeur  aro- 
matique. Elle  est  insoluble  dans  l'eau,  facilement  soluble  dans 
l'élher  et  les  huiles,  soluble  également  dans  l'alcool,  qui  la  laisse 
cristalliser  par  le  refroidissement.  La  potasse  ne  la  dissout  pas. 
D*après  M.  E.  Krauss,  elle  est  formée  d'une  molécule  d'hydro- 
gène et  d'une  molécule  de  carbone,  ou  de 

Carbone 92,44 

Hydrogène 7,56 


100,00 

*  

Hatchétine  on  Huit  de  moMtag ne. 

Substajnce  jaunâtre,  d'un  éclat  gras  et  nacré,  translucide,  fu- 
sible à  77  degrés,  donnant  à  la  distillation  une  substance  bu- 
tyreuse,  jaune  verdâtre  et  d'une  odeur  bitumineuse.  Cette  subs- 
tance, qui  a  beaucoup  de  rapport  avec  la  précédente,  a  été 
trouvée  dans  un  minerai  de  fer  argileux,  à  Merthyr-Tydvil,  dans 
le  sud  du  pays  de  Galles.  On  en  a  trouvé  une  autre  espèce  à 
Loch-Fine  (Ecosse).  Celle-ci  est  incolore  et  bien  plus  légère  que 
l'eau;  car,  dans  son  état  naturel,  elle  ne  pèse  que  0,608;  mais, 
fondue,  elle  pèse  0^983.  Elle  fond  à  47  degrés,  et  distille  à  143 
degrés. 

Bétlnite  on  rétlnasplialte. 

Substance  solide,  d'un  brun  clair,  opaque,  et  d'un  aspect  plu- 
tôt terreux  que  résineux.  Elle  fond  h  une  faible  température,  et 
brûle  avec  une  odeur  d'abord  agréable,  puis  bitumineuse.  Elle  ^t 
composée,  suivant  l'analyse  de  Hattchett,  de 

Résine  soluble  dans  ralcool S«5 

Matière  bitumineuse  insoluble '   41 

Matière  terreuse 3 

Perte 1 

100 

On  la  trouve  en  rognons  isolés  dans  le  terrain  de  lignites  de 
Bowey-Tracey,  dans  le  Devonshire.  On  a  trouvé  près  de  la  rivière 
de  Magos)iy,  dans  le  Maryland,  une  substance  analogue  à  la  pré- 
cédente, se  présentant  sous*  forme  de  petits  rognons  à  couches 
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coDoenlriqoes  jaunes  et  grises,  et  à  cassure  concholde;  elle  e^^i 
composée  de 

Rérine  solable  dans  l'alcool 42,5 

Matière  bitumineuse  insoluble 55,5 

Oxyde  de  fer  et  alumine.' 4,5 

Perte 0,5 

100,0 

Uûe  autre  matière  trouvée  à  Laugenbogen,  près  de  Halle,  sur 
la  Saale,  a  donné  à  Bucbolz  : 

Résine  loluble'dans  l'alcool 01 

Matière  insoluble.ressemblant  au  succin 9 

100 

Enfin  M.  Beudant,  ayant  examiné  des  rognons  de  matières  ré- 
doeuses  trouvés  dans  les  lignites  de  Saint-Paulet  (Gard),  les  a 
trouvés  formés  de 

Résine  soluble  dans  l'alcool 22,55 

Matière  brune  Jaunftlre  insoluble |    ^.  .  ^ 

Substance  terreuse >    '  ' 

100,00 

Comme  on  le  voit,  ces  substances  sont  loin  d'être  identiques; 
mais  00  doit  les  considérer  toutes  comme  des  résines  végétales 
enfouies  dans  la  terre,  et  les  différences  qu'on  y  trouve  peuvent 
être  raisonnablement  expliquées  par  la  différence  originaire  des 
résines*  et  par  l'altération  plus  ou  moins  grande  qu'elles  onl 
éprouvée. 

Cop»l  foMlle  ou  résine  de  0lg1i|^te. 

Substance  résineuse,  jaune  ou  brucfâtre,  très-fragile^  facile- 
ment fusible  ou  en  un  liquide  transparent,  en  donnant  une  odeur 
aromatique  végétale;  ne  donnant  pas  d'acide  succinique  à  la 
<iistilIation,ou  en  donnant  très-peu.  Cette  résine,  à  peine  altérée, 
>été  trouvée  en  grande  quantité  dans  les  argiles  bleues,  à  la  col- 
iioe  de  Highgate,  près  de  Londres.  On  en  cite  d'analogues  dans 
plusieurs  autres  localités. 

Mnteïn, 

Ambre  jaune^  karabé.  —  Corps  combustible  minéral  qui  abonde 
^^  I^russe,  sur  les  bords  de  la  mer  Baltique,  de  Mémel  à  Dantzick, 
^t  qui  parait  au  jour  par  la  destruction  mécanique  du  terrain  qui 
'e  renferme.  Il  est  accompagné  de  cailloux  roulés  et  de  lignite.  On 
''exploite  pour  le  compte  du  gouvernement  prussien  ;  mais  une 
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partie  est  dispersée  par  les  vagues,  et  les  habitants  la  pochent,  à 
la  marée  montante,  avec  de  petits  filets. 

Le  succin  se  rencontre  en  beaucoup  d'autres  lieux,  en  Angle- 
terre, en  Allemagne,  en  France,  dans  les  terrains  de  lignite.  On 
en  trouve  à  Auteuil  près  de  Paris,  à  Soissons  (Aisne),  à  Fîmes 
près  de  Reims,  à  Noyer  près  de  Gisors,  auprès  du  château  d'Eu 
(Seine-Inférieure),  etc. 

Le  succin  est  solide,  dur,  cassant,  mais  non  friable.  Il  est  sus- 
ceptible d'être  tourné  et  poli,  et  l'on  en  fait  des  bijoux  d'otne- 
ment.  Le  plus  pur  est  transparent  et  d'un  jaune  doré,  mais  il  est 
souvent  opaque  et  blanchâtre.  Il  pèse  de  1,065  à  1,070.  Il  est  in- 
sipide et  parait  inodore  à  froid,  mais,  renfermé  dans  un  bocal« 
frotté  ou  pulvérisé,  il  développe  une  odeur  assez  prononcée  qui 
lui  est  propre. 

Le  succin  acquiert  par  le  frottement  une  électricité  résineuse 
très-marquée.  De  là  est  venu  le  nom  de  karabé  qui,  en  persan, 
dit-on,  signifie  tire-paille;  de  là  sont  aussi  venus  les  mots  éke-^ 
tnque  et  éleciriciié,  dérivés  d'electroriy  qui  est  le  nom  grec  du 
succin. 

Le  succin,  exposé  à  la  flamme  d'une  bougie,  brûle  afvec  flamme 
en  se  boursouflant,  mais  sans  se  fondre  complètement  et  sans 
tomber  en  gouttes,  ce  qui  le  distingue  du  copal^  il  dégage  tn 
même  temps  l'odeur  forte  qui  lui  est  propre.  GhaulTé  dans  une 
cornue,  il  se  fond  en  se  boursouflant  beaucoup  au  commence- 
ment, et  en  dégageant  des  vapeurs  blanches  formées  d'eau,  d'a- 
cide succinique  et  d'huile  volatile.  Il  se  dégage,  en  outre,  un 
mélange  d'acide  carbonique  et  d'hydrogène  carburé.  L'huile 
distillée,  qui  forme  environ  les  trois  quarts  du  produit/est  d'une 
odeur  très-forte  d'une  couleur  brune  et  d'une  consistance  qui 
augmentent  avec  la  marche  de  l'opération  et  la  température.  Sur 
la  fin  il  se  condense  en  une  matière  jaune  particulière,  et  il  reste 
dans  la  cornue  un  charbon  volumineux. 

Le  succin  est  complètement  insoluble  dans  l'eau.  L'acide  3uc- 
cinique  cependant  y  existe  tout  formé;  mais  il  ne  peut  guère  en 
être  séparé  .par  le  moyen  des  alcalis,  ou  par  Téther  qui  dis- 
sout environ  un  dixième  de  succin,  composé  d'acide  succinique, 
d'huile  volatile  et  de  deux  résines  inégalement  solubles  dans  l'al- 
cool.  Le  reste,  formant  0,88  à  90  du  poids  du  succin,  est  un 
corps  bitumineux  tout  à  fait  insoluble  dans  l'éther  et  Talcool. 

Le  succin  est  évidemment  un  produit  direct  d'anciens  végé- 
taux, ou  une  résine  découlée  d'arbres  vivants,  comme  la  térében- 
thine ou  le  copal,  et  qui  n'a  subi  d'autre  altération  que  celle  ap- 
portée par  un  séjour  de  quelques  miliers  de  siècles  dans  le  sein 
do  la  terre.  On  trouve  la  preuve  tout  à  la  fois  que  le  srccîn  n'est 
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pas  un  produit  pyrogéné,  et  qu'il  a  découlé  à  l'élat  fluide  d'uD 

végétal,  dans  les  fleurs  et  les  iosecles  qu'il  renferme  et  qui  sont 

très-souvent  parraitement  intacts.  Hais  ces  insectes  et  ces  Deurs 

n'appartiennent  pas  au  pays  oh  se  trouve  le  succin  et  n'ont  pas 

été  rencontrés  ailleurs  à  l'état  vivant.  Ils  faisaient  donc  partie 

d'un  monde  qui  n'est  plus  I  Cette  conséquence  montre  combien 

scmt  peu  fondés  en  raison  ceux  qui  veulent  que  le  auccin  soit  un 

produit  de  nos  pins  et  sapins,  et  cela  parce  qu'on  trouve  une 

minime  quantité  d'acide  succinique  dans  la  térébenthine  de  nos 

arbres  conifgres.  M.  Alessi,  de  Catane,  sur  l'observation  d'une 

résine  trouvée  dans  un  terrain  arénacé,  en  Sicile,  encore  fixée  à 

an  tronc  d'arbre  qu'il  a  cru  reconnaître  poiir  un  pain  sauvage,  a 

conclu  que  le  succin  était  un  produit  de  cet  arbre.  Mais  on  a 

tant  de  fois  confondu  avec  le  succin  des  résines  fossiles  qui  n'en 

wat  pBS,  qa'il  ne  serait  pas  étonnant  qu'il  en  eût  été  encore  de 

ntèine  cette  decniëre  fois.  C'est  dans  les  contrées  les  plus  chaudes 

de  la  terre  qu'il  convient  de  «chercher  des  arbres  analogues  à  ceux 

qui,  dans  les  temps  anciens,  ont  donné  naissance  au  succin  ;  et, 

sans  compter  les  hymemea  qui  prod  uisent  de  nos  jours  le  copal  et 

l'aolmé,  ruines  déjà  si  semblables  au  succin,  n'avons-nous  pas  ie 

fiva  dammera  des  lies  Moluques,  dont  le  produit  résineux  s'en 

rapproche  encore  plus?  De  tous  les  végétaux  connus,  c'est  donc 

tepMit  dammra  qui  nous  représente  le  mieux  celui  qui  a  liû  pro- 

doirelesBocin. 

Pour  ne  rien  omettre  des  états  naturels  du  carbone,  je  dois 
faite  mention  maintenant  de  deux  de 
us  composés  gazeux  assez  abondants 
<lins  ta  nature  ;  ce  sont  Vhydrogkne  pro- 
locaritiré  et  Vacide  carbonique, 
•  ^gizAtfdrûgèneprotocarburé,nomTné 
Cernent  gax  dei  maraii,  se  dégage  eu 
aboDdance,  pendant  les  temps  chauds, 
deseaux  stagnantes  au  fond  desquelles 
^  trouvent  des  matières  organiques  en 
'^^nposition.  On  peut  le  recueillir 
W77j  en  renversant  dans  l'eau  d'un 
Burais  un  flacon  plein  d'eau,  dont  le 
wl  est  garni  d'un  large  entonnoir,  cl  ToniioirpourrfuTMtîoiX^ 
«muant  la  vase  du  fond  avec  un  baion  ;  ■>in™oi»w«  de  i»  ïu»'^  ■■>«- 
"'«n  élève  des  bulles  qui  passent  de 

'  BntouQoir  dans  la  bouteille  et  qui  finissent  par  la  remplir.  11  est 
toujours  mêlé  d'un  peu  d'acide  carbonique  et  d'azote.  Mais  ce  gaz 
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est  bien  plus  abondant  dans  les  mines  de  houille,  qui  le  tiennent 
renfermé  dans  leurs  interstices  à  l'état  d*une  grande  condensation, 
de  sorte  qu'il  suffit  souvent  d'un  coup  de  pioche  ou  d'un  trou  de 
sonde  pour  donner  lieu  à  un  jet  de  gaz  susceptible  d'être  en- 
flammé sans  danger,  à  sa  sortie.  Mais  lorsque,  au  lieu  d'être 
brûlé  de  cette  manière,  le  gaz  se  mêle  à  l'air  de  la  mine,  il  arrive 
bientôt,  à  moins  d'une  ventilation  puissante,  qu'il  forme  un  mé- 
lange détonant  par  l'approche  d'une  lumière,  et  alors  il  cau»e  des 
explosions  fatales  aux  ouvriers.  Pour  remédier  à  ces  malheurs 
trop  fréquents,  Humphry  Davy  a  imaginé  une  hitnpe  tk  sûreté 
qui  consiste  à  renfermer  la  flamme  d'une  lampe  à  huile  ordinaire 
dans  un  cylindre  fermé  de  toutes  parts  par  une  toile  métallique  à 
mailles  serrées.  Le  gaz  détonant  qui  arrive  dans  l'intérieur  du 
cylindre  brûle  bien  au  contact  de  la  flamme,  mais  il  ne  peut  pas 
transmettre  la  combustion  au  dehors,  en  raison  du  refroidisse- 
ment que  le  métal  fait  éprouver  au  gaz  enflao^mé.  Enfin  le  gaz 
hydrogène  protocarburé,  souvent  accompagné  de  naphte  ou  de 
pétrole,  se  dégage  dans  un  grand  nombre  de  lieux  de  l'intérieur 
delà  terre^  tantôt  à  travers  les  fissures  de  couches  solides,  d'au- 
tres fois  accompagné  de  matières  terreuses  délayées  dans  de  l'eau 
salée;  ce  qui  a  fait  donner  à  cet  ensemble  de  phénomènes  le  nom 
de  sabes  ou  de  volcans  boueux. 

Lorsque  le  jet  de  gaz  se  trouve  accidentellement  enflammé,  il 
constitue  des  fevx  naturels  ou  des  fontaines  ardentes  qui  peuvent 
ainsi  brûler  pendant  un  grand  nombre  d'années  et  même  de  siè- 
cles; on  en  observe  de  semblables  au  mont  Chimère  sur  les  cô- 
tes do  l'Asie  Mineure;  auprès  de  Bakou,  précédemment  cité;  au- 
près de  Gumana,  en  Amérique  ;  en  divers  lieux  des  Apennins,  en 
Italie,  etc. 

Aeide  carbomi^ae. 

Dans  la  nature,  l'acide  carbonique  est  gazeux,  mais  il  se  li- 
quéfie sous  une  forte  pression,  et  peut  même  être  obtenu  à  l'état 
solide,  en  se  refroidissant  lui-même  lorsqu'il  repasse  en  partie  à 
l'état  gazeux.  L'acide  carbonique  gazeux  est  une  fois  et  demie 
plus  pesant  que  l'air  atmosphérique,  et  peut  se  transvaser  d'une 
cloche  dans  une  autre  à  travers  rair,comme  le  ferait  un  liquide. 
Il  éteint  les  corps  en  combustion,  asphyxie  les  animaux,  rougit 
la  teinture  de  tournesol,  précipite  l'eau  de  chaux  et  est  entière- 
ment absorbé  par  les  solutions  alcalines.  L'eau,  à  la  température 
mordinaire  et  sous  une  pression  de  76  centimètres,  en  dissout  une 
fois  son  volume.  La  solubilité  augmente  avec  la  pression  et  le 
froid,  et  diminue  dans  les  deux  circonstances  contraires.  L'acide 
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carbonique  contient  son  propre  volume  de  gaz  oxygène,  ou  est 
rormé  du  poids  de 

Carbone 27,27 

Oxygène 72,73 

Sa  formule  est  CO^,  c'est-à-dire  qu'on  le  suppose  formé  d'un 
Tolame  de  carbone  et  de  deux  volumes  d'oxygène  condensés  en 
un  volume. 

Ainsi  que  je  l'ai  dit  précédemment  (pag.  11),  l'acide  carbo- 
nique était  autrefois  beaucoup  plus  abondant  dans  l'air  qu'au- 
ioord'hui,  et  il  en  a  été  soustrait  par  les  végétaux,  qui  l'ont  ensuite 
déposé  dans  la  terre  à  l'état  à* anthracite ^  de  houille  et  de  lignite, 
Aiijoardliui  il  ne  forme  guère  que  1/2000''  du  volume  de  l'air 
que  nous  respirons;  mais  il  est  plus  abondant  dans  les  lieux  bas 
et  fermés,  comme  les  grottes  et  les  cavernes.  Il  se  dégage  du  sol 
de  ces  cavernes  et  y  formé,  avant  de  se  mêler  à  l'air,  une  couche 
de  5à6  décimètres,  où  les  animaux  périssent,  tandis  que  l'homme, 
en  raison  de  sa  station  verticale,  peut  y  respirer.  Telles  sont  :  la 
Grotte  du  Chien^  sur  les  bords  dfl  lac  Âguano,  près  de  Naples;  la 
grotte  de  Tipbon,  en  Cilicie  (Asie  iVf ineure)  ;  celle  d'Aubenas, 
(Ardèche);  celle  de  VEstoufli,  au  mont  Joli,  près  de  Glermont- 
Fernmd. 

L'acide  carbonique  se  trouve  aussi  dissous  dans'un  grand  nom- 
bre d'eaux  minérales,  tant  froides  que  thermales  :  telles  sont 
celles  de  5e//z,  de  Vicht/^  de  Carlsbad,  etc.  Nous  en  traiterons  plus 
lard. 

FAMILLE  DU  SOUFRE. 
Soufre  natif. 

Dans  la  famille  minéralogique  du  soufre,  nous  ne  compren- 
drons que  le  soufre  natifs  Vacide  sulfureux  et  Vacide  sulfurique; 
les  nombreux  composés  du  soufre  avec  les  métaux  devant  faire 
partie  de  la  famille  du  métal  positif,  ou  le  plus  électro-positif, 
qai  lui  sert  de  base. 

Le  soufre  est  un  corps  simple  non  métallique,  d'un  jaune  ci- 
tron, solide,  très-fragile,  insipide  et  inodore.  Il  pèse  i,99.  Le 
frottement  lui  communique  l'électricité  résineuse  et  une  odeur 
très-marquée.  11  fond  à  108  degrés  centigrades,  et  s'enflamme  à 
uoe  température  plus  élevée,  s'il  a  le  contact  de  l'air.  Il  brûle 
alors  avec  une  flamme  bleuâtre  et  forme  de  l'acide  sulfureux 
gazeux,  reconnaissable  à  son  action  irritante  et  suffocante  sur  tes 
organes  de  la  respiration.  Quand,  au  contraire,  le  soufre  n'a  pas 
le  contact  de  l'air,  lorsque,  par  exemple,  on  le  chaufl'edans  une 
cornue,  il  se  sublime  ou  distille  sans  altération. 

Cniinmr,  Drogues,  7«  édit.  T .    I .  —  % 
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Le  soufre  natif  se  trouve  sous  plusieurs  formes  dans  la  terre  : 
crislaliisé,  en  masses  amorphes,  ou  pulvérulent. 
Le  soufre  crislaliisé  a  pour  forme  primitive  ua  octaèdre  aigu 
{fiff.  77)  à  base  rhombe,  dépendant  du  système  du 
prisme  droit  rhoinboïdal(3°type).  Les  angles,  entre 
les  plans  d'un  même  sommet,  sont  de  106°,  38'  et  de 
84°  SS*;  l'inclinaison  des  faces  d'un  des  sommets 
sur  celles  de  l'autre  est  de  143*  17';  les  faces  sont 
des  triangles  scaiènes,  c'est-à-dire  à  trois  cftlés  iné- 
gaux. Les  formes  secondaires  ne  sont  que  de  légères 
modifications  de  la  forme  primitive,  et  qui  n'emp&- 
chent  pas  de  la  reconnaître  ;  telles  sont  les  variétés 
cunéiforme  {fig.  79),  basée  {fig.  80),  prismée  {fig.  81), 
«""«.■^ISîn   dioclaèdre{fig.Si),etc. 

■igU'  Le  soufre  crislaliisé  est  transparent,  et  d'un  jaune 

pur  ou  d'un  jaune  verdàtre.  II  réfracte  très-forte- 
ment la  lumière,  et  jouit  d'une  réfraction  double  entre  deux 
faces  parallèles  ;  mais  il  est  souvent  mélangé  de  particules  argi- 
leuses ou  bitumineuses  qui  lui  ôtent  sa  transparence,  ets'opposent 
A 
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vérification  de  celle  propriété.  Souvent  aussi  il  est  coloré  en 
rouge,  soit  par  du  réalgar,  comme  on  fa  supposé  pour  les  cris- 
Uux  de  Sicile,  soit  par  du  sélénium,  comme  l'a  constaté  Stro- 
meyer  pour  le  soufre  sublimé  de  Vulcano  ou  des  lies  Lipari. 

Le  soufre  de  Hadobog,  en  Hongrie,  est  d'une  couleur  orangée, 
qui  parait  due  à  une  substance  bitumineuse,  mêlée  d'une  matière 
llxe  composée  de  silice,  d'alumine  et  d'oxyde  de  fer. 

D'après  Mitscherlich,  le  soufre  est  susceptible  de  cristalliser 
dans  deux  systèmes  ou  d'avoir  deux  formes  primitives  différentes. 
Celui  qui  cristallise  par  refroidissement,  après  avoir  été  fondu,  se 
forme  en  crislaiix  aiguillés  qui  sont  des  prismes  obliques  à  base 
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rhombe  (5*  type),  susceptibles  de  clivage  parallèlement  à  leurs 
faces  {fig,  83),  et  celle  forme  ne  peut  conduire  à  l'octaèdre  à  trian- 
gles scalènes  du  soufre  natif,  tandis  que  celui-ci  se  produit  quand 
on  fait  cristalliser  du 
soafre     après     l'avoir 
ilissous  dans   du   sul- 
fure de  carbone  ou  dans  _.    _,       _.,      .       .      ,...,. 

Fig.  83.  —  Cristaux  de  soufre  refroidis.  leotemeEt  après 

de  1  essence  de  téré-  fuiion. 

bealhine. 

Cette  observation  semble  démontrer  que  ce  n'est  pas  par  re- 
froidissement succédant  à  la  fusion  ignée  que  le  soufre  naturel 
a  été  produit. 

Gisement.  —  Le  soufre  ne  forme  pas  de  roche  proprement  dite, 
c'est-à-dire  qu'on  ne  le  trouve  pas  en  masses  d'une  grande  éten- 
due; mais  on  le  rencontre  dans  les  terrains  de  diverses  époques^ 
tantôt  en  crùiaux  déterminés  implantés  sur  les  roches  qui  compo- 
sent ces  terrains,  tantôt  disséminé  dans  leur  intérieur  en  lits  de 
pea d'étendue,  en  nodules  ou  en  amas  plus  ou  moins  volumineux, 
^elquefois  en  enduit  pulvérulent  à  leur  surface. 

Le  soufrç  est  assez  rare  dans  les  terrains  primordiaux  cristal- 
lisés {granité^  gneiss ,  micaschite,  calcaire  saechan^oide^  etc.),  si  ce 
a'est  dans  les  Andes  du  Pérou,  où  Alex,  de  Humboldt  l'a  trouvé 
plusieurs  fois.  Il.n'est  guère  plus  commun  dans  les  terrains  in- 
termédiaires ou  de  transition;  mais  il  est  beaucoup  plus  abon- 
dant dans  les  terrains  secondaires,  au  milieu  des  gypses,  des  cal- 
caires et  des  marnes  des  dépôts  salifères.  On  le  trouve  dans  ces 
roches  en  nids  plus  ou  moins  étendus,  et  qui  ont  quelquefois 
plusieurs  pieds  d'épaisseur. 

Les  terrains  tertiaires  ne  sont  pas  non  plus  c^épourvus  de  sou- 
fre. Oq  le  trouve  à  l'état  pulvérulent  au  milieu  des  lignites,  à. 
Artem  (Thuringe),  dans  le  gypse  aux  environs  de  Meaux  et  dans 
la  marne  argileuse  de  Montmartre. 

U  soufre  est  très-rare  dans  les  terrains  volcaniques  anciens  : 
l^Tolcans  en  activité,  comme  le  Vésuve,  l'Etna,  les  volcans  de 
llslaode,  de  Java,  de  la  Guadeloupe,  de  Sainte-Lucie,  de  Saint- 
Domingue,  le  fournissent  en  très-grande  abondance.  Le  soufre 
sublimé  par  l'action  des  feux  volcaniques  se  dépose  à  la  surface 
Slaves,  où  il  forme  des  croûtes  et  des  concrétions,  et  on  le  re- 
trouve, à  la  profondeur  de  quelques  pieds,  dans  le  sol  encore 
fumant  qui  avoisine  les  vieux  cratères. 

C'est  ainsi  qu'il  abonde  à  Yulcano,  et  qu'en  Islande,  dans  les 
Stricts  de  ifusevik,  et  de  Kryseviky  le  soufre  se  trouve  en  si 
S^ude  quantité  qu'on  le  ramasse  à  la  pelle  jusqu'à  la  profon- 
^ur  de  10  à  13  décimètres. 
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Mais  c'est  surtout  dans  les  solfatares  ou  soufrières  naturelles, 
qui  sont  des  \o1cans  à  demi  éteints,  ou  des  cratères  encore  fu- 
mants d'anciens  volcans  affaissés,  que  le  soufre  est  le  plus  abon- 
dant.  La  soufrière  la  plus  célèbre  de  ce  genre,  celle  qui  porte 
le  nom  de  Solfatare j  est  située  à  Pouzzoles,  près  de  Naples.  Le 
soufre  y  est  exploité  de  toute  antiquité  sans  pouvoir  s'y  épuiser, 
car  il  s'y  renouvelle  perpétuellement. 

Le  soufre  se  rencontre  fréquemment  aussi  dans  le  voisinage 
des  eaux  thermales  sulfureuses,  dans  lesquelles  il  existe  à  l'état 
de  sulfure  de  sodium^  de  calcium  ou  de  magnésium.  Par  l'action 
de  l'oxygène  de  l'air  qui  oxyde  la  base,  et  de  l'acide  carbonique 
qui  la  change  en  carbonate,  lé  soufre  se  dépose.  Enfin,  ce  corps 
combustible  se  forme  journellement  au  fond  des  marais,  des 
étangs,  et  dans  tous  les  lieux  oi!i  se  trouvent  des  matières  orga-> 
niques  en  putréfaction.  On  explique  alors  facilement  sa  forma- 
tion en  considérant  que  toutes  les  matières  végétales  et  animales 
contiennent  des  sulfates  alcalins;  que,  par  la  putréfaction,  ces 
sulfates  se  changent  en  sulfures,  et  que  ces  sulfures,  par  l'action 
simultanée  de  l'acide  carbonique  et.  d'une  certaine  quantité 
d'oxygène,  se  changent  en  carbonate  et  en  soufre.  Lorsqu'on  dé- 
truisit la  porte  Saint-Antoine,  en  1778,  on  retira  d'une  fouille  que 
l'on  fit  des  plâtras  qui  avaient  servi  à  combler  une  ancienne 
voirie,  et  qui  s'étaient  trouvés  exposés  aux  émanations  des  ma- 
tières enfouies  en  dessus  ;  la  surface  de  ces  plâtras  était  recou- 
verte de  soufre  cristallisé. 

Extraction,  —  Les  différents  procédés  usités  pour  extraire  le 
soufre  se  réduisent  à  le  votatiliser,  ou  au  moins  à  le  fondre,  et  à 
le  séparer  par  ce  moyen  des  composés  terreux  qui  lui  servent  de 
gangue.  A  la  Solfatare,  ou  chauffe  le  minerai  de  soufre  dans  de 
grands  pots  en  terre  cuite  rangés  sur  les  deux  côtés  et  dans  l'in- 
térieur d'un  fourneau  long  nommé  galère.  Chacun  de  ces  pots 
est  fermé  par  un  couvercle,  et  est  muni,  en  outre,  vers  sa  partie 
supérieure,  d'un  tuyau  qui  conduit  le  soufre  à  Textérieur  du 
fourneau  dans  un  autre  pot  percé  par  le  fond,  et  placé  au-dessus 
d'un  baquet  plein  d'eau.  C'est  dans  cette  eau  que  le  soufre  coule 
et  se  solidifie. 

Mais  ce  soufre  n'est  pas  pur,  car  il  est  passé  pour  la  plus  grande 
partie  dans  les  récipients  sous  forme  de  liquide^  en  se  boursou- 
fiant  dans  les  premiers  pots,  et  en  élevant  des  matières  terreuses 
jusqu'au  tuyau  d'écoulement.  Il  faut  donc  le  purifier. 

La  plus  ancienne  manière  d'y  procéder  consiste  à  refondre  le 
soufre  dans  une  chaudière  de  fonte,  et  à  le  tenir  fondu  jusqu'à 
ce  que  les  matières  terreuses  soient  précipitées  au  fond  ;  alors  on 
le  puise  avec  une  cuiller,  et  on  le  coule  dans  des  moules  cylin- 
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driqaes  en  bois  dont  il  prend  la  forme.  Ce  soufre  porte  le  nom  de 
ioufre  en  canons.  Il  est  encore  impur  et  d'un  jaune  terne  et  gri- 
sâtre. 

Aujourd'hui  on  obtient  le  soufre  beaucoup  plus  pur  en  le  dis- 
tillant dans  une  grande  chaudière  de  fonte  couverte  d'un  chapi- 
teau, et  communiquant  avec  une  chambre  en  maçonnerie  qui 
sert  de  récipient.  On  obtient  même  à  volonté,  par  ce  moyen,  du 
soufre  en  canon  ou  du  soufre  en  poudre. 

Pour  cela,  il  suffit  de  faire  varier  la  grandeur  de  la  chambre, 
et  la  quantité  de  souflre  qui  y  passe  dans  un  temps  donné.  Lors- 
que la  chambre  est  très-grande  et  que  la  distillation  du  soufre 
est  lente,  ou  qu'on  Tinterrompt  pendant  la  nuit,  les  murs  s'échauf- 
fent peu,  et  le  soufre  s'y  condense  à  létat  solide  sous  la  forme 
d'une  poussière  jaune  nommée  fleur  de  soufre  ou  soufre  sublimé. 
Lorsque  la  chambre  est  petite  et  que  la  distillation  du  soufre 
est  accélérée  et  non  interrompue,  les  parois  s'échauffent,  le  soufre 
ne  s'y  condense  qu'à  l'état  liquide,  et  coule  vers  le  sol  qui  le 
coudait,  suivant  son  inclinaison^  dans  un  grand  nombre  de  moules 
en  bois  légèrement  coniques,  oùjl  se  solidifie.  Ce  soufre  est  tout 
à  &it  exempt  de  matières  terreuses,  et  est  d'un  jaune  pur.  Celui 
qui  est  sublimé  renferme  dans  sa  masse  pulvérulente  une  petite 
quantité  d'acide  sulfureux,  qui  passe  ensuite,  par  l'influence 
réunie  de  Tair  et  de  Thumidité,  à  l'état  d'acide  sulfurique.  Il  est 
nécessaire  de  le  priver  de  cet  acide  par  le  lavage,  lorsqu'on  le 
destine  à  quelques  usages  pharmaceutiques. 

Le  soufre  en  canons  donne  lieu  à  un  effet  singulier,  lorsqu'on 
le  presse  pendant  quelques  instants  dans  la  main  :  il  craque  et 
se  brise  en  plusieurs  morceaux.  Cet  effet  est  vraisemblablement 
dû  à  deux  causes  :  d'abord  à  ce  que,  les  couches  extérieures  du 
soufre  s'étant  solidifiées  lorsqiie  l'intérieur  était  encore  liquide  et 
dilaté  par  le  calorique,  la  masse  totale  occupe  un  espace  plus 
grand  que  si  toutes  les  parties  s'étaient  solidifiées  isolément,  ce 
qoi  la  met  dans  un  état  de  tension  que  la  moindre  pression  peut 
détruire.  Secondement,  le  calorique,  qui  se  transmet  inégale- 
ment de  la  main  au  soufre,  y  occasionne  encore  un  tiraillement 
<pn favorise  la  rupture. 

Dans  les  pays  qui  n'offrent  pas  de  soufre  natif,  mais  qui  sont 
"ches  en  sulfures  métalliques,  principalement  en  pyrite  ou  bi- 
solfore  de  fer  (Fe  S^),  on  obtient  une  certaine  quantité  de  soufre 
^^  chauffant  la  pyrite  dans  des  vases  fermés.  On  ne  retire  par  ce 
'^oyen  qu'un  peu  moins  de  la  moitié  du  soufre  du  bisulfure,  car 
^  n'est  pas  du  protosulfure  qui  reste,  mais  un  sulfure  intermé- 
diaire formé  de  Fe^  S«,  ou  de  6  Fe  S  +  Fe  S«.  11  est  facile  de  voir 
que  dans  cette  transformation  le  protosulfure  perd  les  3/7  de  isoa 
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soufre,  et  comme  il  en  contient  53,3  pour  100,  il  en  perd  22,9. 
Mais  ce  soufre  est  rarement  pur,  en  raison  de  ce  que  la  pyrite  est 
souvent  mélangée  de  mtsptkel  ou  de  sulfo-arsénture  de  fer,  dont 
l'arsenic  se  mélange  en  partie  au  soufre  distillé.  Ce  sont  ces  sou- 
fres arsénifères,  principalement  obtenue  en  Allemagne,  qui  pro- 
duisent par  leur  combustion,  dans  les  chambres  de  plomb,  de 
Tacide  suifurique  arsepical,  lequel,  servant  ensuite  à  la  fabrica 
tion  de  Tacide  nitrique,  de  Tacîde  chlorhydrique,  de  Tacide 
phosphorique  et  de  beaucoup  d'autres  produits  chimiques,  leur 
transmet  plus  ou  moins  de  l'acide  arsénieux  qu'il  contient,  et 
nécessite  un  examen  minutieux  de  ces  matières,  lorsqu'on  veut 
les  employer  dans  des  recherches  judiciaires. 

Aeidet  «nlfurenz  et  sulfvri^ue. 

Il  ne  s'agit  pas  ici  des  composés  salins  que  ces  acides  peuvent 
former  avec  les  bases  saliflables,  et  qui  existent  dans  la  nature, 
mais  seulement  de  ces  deux  acides  à  Tétat  de  liberté.  Or,  Tacide 
sulfureux  se  transforme  si  facilement  en  acide  suifurique,  et  celui- 
ci  présente  une  telle  tendance  &  la  combinaison,  que  tous  deux 
ne  peuvent  avoir  qu'une  existence  rare  et  momentanée. 

L'acide  sulfureux  (SO^)  est  au  nombre  des  gaz  qui  s'échappent 
des  volcans  en  activité,  tels  que  le  Vésuve,  l'Etna  et  l'Hécla;  la 
formation  en  est  toute  naturelle,  puisque  le  soufre  volatilisé  des 
terrains  échauffés  par  les  laves  rencontre,  dans  le  cratère  même 
du  volcan  ou  dans  les  crevasses  qui  TavoUinent,  de  l'air  atmo- 
sphérique qui  le  brûle.  Mais  cet  acide,  emporté  par  les  vents  et 
bientôt  condensé  avec  Teau  atmosph^érique,  retombe  sur  la  terre, 
où  il  se  combine  aux  bases  terreuses  ou  alcalines.  D'autres  fois, 
en  traversant  les  fissures  des  terrains  volcaniques,  l'acide  sulfu- 
reux rencontre  des  réservoirs  d'eau  qu'il  sature  d'abord;  bientôt 
après,  il  se  convertit  en  acide  suifurique  par  l'absorption  de 
l'oxygène  de  l'air. 

M.  Leschenault  a  rapporté  de  l'acide  suifurique  puisé  dans  le 
cratère-lac  du  mont  Idienne,  à  Java,  dans  lequel  Vauquelin  a 
trouvé  une  petite  quantité  d'acide  chlorhydrique,  du  sulfate  de 
soude  et  du  sulfate  d'alumine.  II  existe  également  proche  de  là, 
ville  de  Popayan,  dans  la  Colombie,  une  riviè/e  nommmée  Bi(H 
Vinagre^  à  cause  de  sa  forte  acidité  et  dont  l'eau,  analysée  par 
M.  Mariano  de  Rivero,  contient  par  litre  1k%080  d'acide  suifurique, 
0«%184  d'acide  chlorhydrique,  0«',24  d'alumine,  0*^1  de  chaux 
et  des  indices  de  fer  (1).  Mais  puisqu'on  cite  ces  faits  et  quelques 
autres  comme  des  cas  remarquables,  il  est  évident  que  ce  n'est  pas 

(1)  Mariano  de  Rivero,  Ann,  de  chim.  phyi.y  t.  XXVIT,  113. 
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dans  la  nature  qu'il  faut  chercher  la  source  de  l'acide  que  nous 
employons. 

Fabrication.  —  Autrefois  on  obtenait  généralement  cet  acide 
en  chauffant  fortement  du  sulfate  de  fer,  préalablement  desséché, 
dans  une  cornue  munie  d'un  récipient.  Il  distillait  encore  de 
Teau  que  l'on  séparait  Ensuite  une  partie  de  Tacide  se  décom- 
posait pour  faire  passer  le  fer  au  maximum  d'oi^ydation,  et  l'autre 
partie  distillait  dans  un  grand  état  de  concentration,  mêlée 
d'acide  sulfureux,  et  colorée  par  une  matière  charbonneuse 
due  aux  substances  organiques  accidentellement  môLêes  au  vi- 
triol. 

On  prépare  encore  de  l'acide  sulfurique  par  ce  procédé,  à 
Xordhaasen,  petite  ville  de  Saxe;  et  comme  cet  acide,  en  partie 
anhydre  et  imprégné  d'acide  sulfureux,  cristallise  avec  une 
grande  facilité  et  répand  d'épaisses  vapeurs  à  l'air,  on  lui  a  donné 
le  Dom  d'acMfe  stdfurique  glacial  ou  fumant  de  Nordhausen. 

Maintenant  presque  tout  l'acide  sulfurique  consommé  en  France 
s'y  prépare,  à  Rouen,  à  Paris,  et  dans  les  autres  villes  manufac- 
torièrety  par  la  t^ombustion  du  soufre.  A  cet  effet,  on  fait  con- 
stroire  une  grande  caisse  ou  chambre  en  lames  de  plomb,  sou- 
tenues par  une  charpente  en  bois.  Le  sol  de  cette  chambre*  est 
légèrement  incliné  et  se  recouvre  d'une  couche  d'eau.  Vers  l'un 
des  côtés,  il  est  traversé  par  un  fourneau  recouvert  d*une  plaque 
de  fonte,  et  dont  le  foyer  ne  communique  pas  avec  la  chambre  ; 
au  moyen  d'une  trappe  pratiquée  à  la  paroi  latérale  de  la  cham- 
bre, on  porte  sur  la  plaque  un  mélange  de  huit  parties  de  soufre 
et  d'une  partie  d'azotate  de  potasse,  et  l'on  chauffe  le  fourneau . 
Bioiiôt  le  soufre  s'enflamme  et  donne  lieu,  d'une  part,  à  de  l'a- 
cide sulfurique  qui  reste  combiné  à  la  potasse,  sur  la  plaque  de 
foDte;  de  l'autre,  à  de  Vacide  sulfureux  qui  se  môle  à  Tair  de  la 
chambre  et  au  deutoxyde  (/'^zo^rprovenant  de  la  décomposition 
de  l'acide  azotique.  Ce  deutoxyde  d'azote  se  transforme  en  acide 
nitretur,  en  absorbant  l'oxygène  de  Tair.  Mais  sous  l'influence  de 
lafapenr  de  l'eau,  il  cède  à  l'instant  même  cet  oxygène  à  l'acide 
solforeux^  qu'il  change  en  acide  sulfurique,  en  redevenant  lui- 
même  deutoxyde  d'azote.  Ce  gaz  s'ajoute  à  celui  qui  ne  cesse  de  se 
produire  dans  l'opération,  et  recommence,  à  l'aide  de  l'air  de  la 
chambre  et  de  la  vapeur  d'eau,  la  môme  transformation  de  l'acide 
^Ifareux  en  acide  sulfurique. 

lorsque  le  soufre  est  entièrement  brûlé,  ce  dont  on  peut  s'aper- 
cevoir par  un  petit  carreau  adapté  à  la  trappe,  on  retire  le  sulfate 
de  potasse  ;  on  renouvelle  l'air  de  la  chambre,  on  recharge  la  pla- 
que d'un  nouveau  mélange  de  soufre  et  de  nilre,  et,  après  avoir 
refermé  toutes  les  ouvertures,  on  chauffe  le  fourneau.  On  brûle 
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ainsi  de  nouveaux  mélanges  jusqu'à  ce  que  Tacide  ait  acquis  de  50 
à  55  degrés.  Alors  on  le  retire  de  la  chambre  au  moyen  d'un  si- 
phon plongeant  dans  une  petite  cavité  extérieure  qui  communi- 
que avec  la  partie^a  pjus  basse  de  la  chambre.  On  introduit  cet 
acide  dans  de  grandes  cornues  de  verre  placées  sur  des  bains  de 
sable,  ou  mieux  dans  des  vases  distillaloires  en  platine,  et  on  le 
concentre  jusqu'à  ce  qu'il  marque  66  degrés  au  pèse-acide,  ce 
qui  revient  à  1,842  de  pesanteur  spécifique.  On  le  laisse  refroidir, 
et  ou  le  renferme  dans  de  grandes  bouteilles  de  verre  ou  de  grès, 
pour  le  verser  dans  le  commerce. 

L'acide  sulfurique  obtenu  par  ce  procédé  est  un  liquide  épais, 
oléagineux,  transparent,  incolore,  d'une  saveur  caustique.  Il  con- 
tient encore  une  molécule  d'eau  à  l'état  de  combinaison,  ou 
i8,32  pour  100.  Il  se  congèle  à  4  degrés  au-dessous  de  0,et  cris 
tallise  en  prismes  hexaèdres  terminés  par  des  pyramides  à  six 
faces.  Il  bout  à  285  degrés  du  thermomètre  centigrade. 

L'acide  sulfurique  mêlé  avec  de  l'eau  lui  fait  éprouver  une  si 
grande  condensation,  que  le  mélange  s'élève  à  près  de  150  degrés 
de  chaleur.  Exposé  à  i'air,  il  en  attire  l'humidité,  devient  plus 
fluide,  et  augmente  de  poids  absolu.  En  môme  temps,  aussi,  il 
acquiert  une  couleur  brune  due  aux  particules  organiques  qui 
voltigent  dans  l'air  et  qui  se  carbonisent  en  se  déposant  à  la  sur- 
face  de  l'acide.  Cette  carbonisation  et  cette  coloration  ont  lieu 
sur-le-champ,  en  plongeant  dans  l'acide  sulfurique  concentré  du 
papier  ou  un  éclat  de  bois. 

L'acide  sulfurique,  chaufl'é  sur  du  charbon  ou  du  mercure,  se 
décompose  en  partie  et  exhale  l'odeur  vive,  irritante  et  suffo- 
cante de  l'acide  sulfureux.  Un  dernier  caractère  est  de  former 
dans  les  dissolutions  de  plomb  ou  de  baryte  un  précipité  insolu- 
ble dans  l'acide  nitrique. 

Usages.  —  Les  usages  de  l'acide  sulfurique  sont  très -nombreux. 
On  s'en  sert,  en  effet,  pour  obtenir  presque  tous  les  autres  acides, 
pour  décomposer  le  se)  marin  et  former  du  sulfate  de  soude,  dont 
ensuite  on  peut  extraire  la  soude  ;  pour  faire  de  l'alun,  du  sulfate 
de  fer,  du  sublimé  corrosif,  etc.  ;  pour,  préparer  l'élher  sulfurique  ; 
pour  décomposer  les  os  calcinés  et  en  extraire  le  phosphore.  On  s'en 
sert  également  pour  dissoudre  l'indigo  ;  mais  pour  cet  usage,  l'a- 
cide sulfurique  de  Nordhausen,  qui  contient  une  certaine  quan- 
tité d'acide  anhydre,  l'emporte  de  beaucoup  sur  l'acide  hydraté 
préparé  dans  les  chambres  de  plomb. 

Sélénium  et  Tellure. 

Après  le  soufre,  dont  nous  venons  de  décrire  les  états  naturels 
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et  le  principal  dérivé,  l'acide  sulfurique,  viennent  le  sélénium  el 
le  tellure,  corps  que  plusieurs  chimistes  rangent  encore  parmi 
les  métaux,  mais  que  leur  grande  analogie  avec  le  soufre  ne  per- 
met pas  d'en  séparer,  et  qui,  dans  notre  classification  naturelle 
des  corps  simples,  forment  avec  lui  le  groupe  des  thionides. 

Le  sélénium,  en  effet,  à  part  son  éclat  métallique  gris  foncé  et  sa 
pesanteur  spécifique,  qui  est  de  4,3,  est  presque  le  sosie  du  soufre. 
Il  est  solide,  cassant  comme  du  verre,  non  conducteur  du  ca- 
lorique, et  à  peine  conducteur  du  fluide  électrique  (il  n'isole  pas 
assez  pour  s'électriser  par  frottement). 

11  est  fusible  à  une  température  un  peu  supérieure  à  iOO  de- 
grés, et]se  volatilise  au-dessous  de  la  chaleur  rouge,  en  un  gaz 
jaime,  moins  foncé  que  celui  du  soufre.  11  brûle  avec  une  flamme 
bleae  par  le  contact  d'un  corps  en  combustion,  et  exhale  une 
odear  d&  rave  ou  de  chou  pourri. 

U  se  combine  avec  l'oxygène  dans  le  rapport  de  1  molécule  de 
sélénium  avec  I,  2,  3  molécules  d'otygène,  et  celte  dernière 
combinaison  forme  un  acide  difficile  à  distinguer  de  l'acide  sul- 
foriqoe. 

Enfin  le  sélénium  combiné  à  l'hydrogène,  dans  le  rapport  de 
1  à2 en  volumes,  forme  du  séiénide  hydrique,  gaz  tellement  sem- 
blable SiU  sulfide  hyd}*ique  ou  acide  suif  hydrique,  qu'on  a  encore 
peine  à  les  distinguer. 

Le  tellure  se  rapproche  davantage  des  métaux  ;  car  il  est  opa- 
qoe,  très-éclatant,  et  pèse  6,i379;  mais,  de  même  qiie  le  sél'é- 
niam,  il  se  dissout  sans  altération  dans  l'acide  sulfurique  concen- 
tré, et  peut  en  être  précipité  par  l'eau.  On  ne  lui  connaît  jusqu'ici 
qu'un  seul  degré  d'oxygénation  (TeO^),  qui  répond  à  l'acide 
sulfureux;  mais  il  forme  avec  l'hydrogène  un  acide  gazeux  et  fé- 
tide, tellement  semblable  à  ceux  produits  par  le  soufre  et  le 
sélénium,  qu'on  a  peine  à  les  reconnaître.  Enfin  on  trouve  entre 
ces  trois  corps  la  même  ressemblance  de  propriétés  et  la  môme 
^miliiude  de  gisement  que  celles  observées  entre  le  chlore,  le 
brome  et  l'iode. 

Le  sélénium  ne  se  trouve  pas  pur  dans  la  nature,  et  il  y  est 
<^'ai11eurs  peu  abondant.  Ainsi  que  je  l'ai  dit,  c'est  à  lui  que  pa- 
RiUduela  teinte  rougeâlre  observée  souvent  dans  le  soufre  de 
Sicile  et  de  Lipari.  U  se  trouve  en  petite  quantité,  combiné  aux 
Q^émes  métaux  que  le  soufre,  dans  quelques  mines  de  Suède,  du 
Harzet  du  Mexique.  On  le  trouve  en  Norwége  combiné  au  tellure 
^Uu  bismuth,  et  il  accompagne  le  tellure  dans  quelques  mines 
de  la  Transylvanie.  Il  a  été  découvert  par  Berzélius  dans  Tacide 
sulfurique  préparé  avec  du  soufre  obtenu  du  grillage  des  pyrites 
cuivreuses  de  Fahlun,  en  Suède. 
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Le  tellure  est  presque  aussi  rare  que  le  sélénium  ;  car  on  ne  Ta 
'  encore  trouvé  que  dans  la  mine  de  bismuth  dé  Norwége,  dont  je 
viens  de  parler,  et  dans  quelques  minéraux  de  Transylvanie, 
connus  sous  les  noms  d'or  blanc,  d*or  graphique^  A*or  problémati- 
que.  Nous  parlerons  de  ces  diffcrentes  combinaisons,  qui  con- 
tiennent ordinairement  de  Vor,  de  Vargent  et  du  plomby  à  Tarticle 
de  ces  différents  métaux,  qui  leur  servent  de  bases,  et  nous  ne 
mentionnerons  ici  que  celle  qui  porte  le  nom  de  tellure  natifs  bien 
que  ce  ne  soit  pas  du  tellure  pur,  et  qu'elle  contienne,  sur 
100  parties,  7,20  de  fer  et  0,25  d'or. 

Ce  tellure  se  trouve  à  Fazbay,  en  Transylvanie,  en  veines  dans 
de  la  chaux  carbonatée  manganésifère  ou  dans  d'autres  matières 
terreuses,  oh  l'on  trouve  également  des  sulfures  de  plomb  et  de 
zinc,  du  sulfo-antimoniure  d'argent,  de  l'or,  etc.  Il  se  présente 
sous  forme  de  petits  cristaux  hexaédriques  aplatis,  de  petites 
lames  brillantes  ou  de  grains;  il  est  d'un  blanc  d'étain  sombre, 
tendre  et  fragile,  et  tachant  légèrement  le  papier.  Il  décrépite  au 
chalumeau,  se  fond  et  brûle  avec  une  flamme  vive  et  brunâtre,  et 
en  répandant  une  odeur  acre,  souvent  mêlée  de  Todeur  de  rave 
pourrie  propre  au  sélénium. 

FAMILLE  DE  L'ARSÉNIC. 

'  En  suivant  l'ordre  naturel  des  corps  simples,  tel  que  nous  l'a- 
vons établi  précédemment,  nous  arrivons  au  genre  des  arsemdes^ 
composé  de  V azote,  du  phosphore^  de  Varsenic  et  de  Vantimoine; 
mais  nous  laisserons  aux  professeurs  de  chimie  à  parler  de  l'a- 
zote, gaz  incolore,  inodore,  impropre  à  la  combustion  et  à  la  res- 
piration, qui  forme  les  79  centièmes  en  volume  de  l'air  atmo- 
sphérique. 

Nous  ne  parlerons  pas  davantage  des  cinq  composés  qu'il  forme 
avec  l'oxygène,  puisque  aucun  d'eux  n'existe  dans  la  nature  à 
rétat  de  liberté,  et  que  l'acide  azotique  est  môm$  le  seul  que  l'on 
trouve  combiné  à  différentes  bases  alcalines,  à  la  suite  desquelles 
nous  étudierons  ces  combinaisons. 

Par  une  raison  semblable,  nous  ne  parlerons  pas  du  phosphore 
ni  de  ses  acides  oxygénés,  qui  sont  toujours  le  résultat  d*opéra- 
tions  chimiques. 

Nous  devrons  nous  arrêter  à  Varsenic^  corps  simple  électro- 
négatif, que  les  chimistes  rangent  ordinairement  parmi  les  mé- 
taux, mais  qui  ne  peut  pas  plus  être  séparé  du  phosphore  que  le 
sélénium  du  soufre,  l'iode  ou  le  brome  du  chlore,  etc. 

L'arsenic  pur  est  un  corps  solide,  très-fragile,  opaque,  d'un 
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gris  d'acier  et  d'un  grand  éclat  métallique,  mais  qui  se  ternit 
irès-promptement  à  l'air.  Il  pèse  5,959  et  non  8,308,  comme  on 
le  répète  encore  par  erreur  dans  quelques  ouvrages  modernes. 
Chauffé  dans  un  vase  fermé,  il  se  sublime  sans  entrer  en  fusion, 
et  sa  Tapeur  cristallise  en  lames  brillantes  par  le  refroidisse- 
ment. 

Chauffé  au  contact  de  l'air,  il  se  Volatilise  à  une  température 
beaucoup  plus  basse,  et  telle  qu'il  n'est  pas  entièrement  oxydé  ; 
de  sorte  que  les  parties  qui  échappent  à  l'oxydation  répandent 
l'odear  alliacée  caractéristique  du  mêlai  chauffé  ;  car  l'oxyde  est 
inodore. 

L'arsenic  existe  dans  la  nature  à  l'état  natifs  à  l'état  de  sulfure 
nwfjf,  nommé  réalgar^  à  l'état  de  sulfure  jaune  ou  orpimenty  à 
l'état  d'acîde  arsénieux,  enfin  formant  des  arséniures  avec  un 
grand  nombre  de  métaux,  et  des  arsénites  ou  des  arséntates  avec 
plusieurs  oxydes  salifiables.  Ainsi  que  je  l'ai  déjà  exposé  précé- 
demment, nous  n'examinerons  que  l'arsenic  natif,  ses  deux  sul^ 
furés  et  l'acide  arsénieux. 

Arsenle  matlf  (As). 

Substance  assez  commune,  quoique  peu  abondante.  On  la 
trouve  principalement  dans  les  mômes  gîtes  que  ïargent  sulfuré, 
que  Vétain  oxydé  ;  plus  rarement  avec  la  galène  ou  sulfure  de 
plomb.  Elle  y  accompagne  généralement  les  minerais  arsénifères 
de  cobalt  et  de  nickel,  comme  à  Àllemont,  en  France  ;  à  Wit- 
tiken,  en  Souabe  ;  à  Andreasberg,  au  Harz,  etc.  On  ne  le  trouve 
guère  que  sous  la  forme  de  baguettes  prismatiques  rectangulaires 
simples  ou  réunies  en  faisceaux  {arsenic  bacillaire)  ;  ou  en  masses 
mamelonnées  à  leur  surface,  compactes  à  l'intérieur,  et  compo- 
sées de  couches  courbes  et  concentriques  qui,  par  la  cassure, 
imitent  la  forme  d'une  coquille  {arsenic  testacé),  ou  bien  enfin 
eu  masses  grenues  {arsenic  granulaire).  Dans  tous  les  cas,  il  est 
presque  entièrement  volatil  dans  un  tube  de  verre  ou  sur  un 
charbon,  en  répandant  l'odeur  alliacée  qui  lui  est  propre. 

Aneale  salfuré    rouge   ou   Béalgar.    —  iiulfure  ar«énlque. 

Ce  sulfure  n'a  pas  de  correspondant  parmi  les  oxydes  d'arse- 
nic. U  est  formé  de  1  molécule  d'arsenic  et  de  1  molécule  de 
wufre  (AsS),  ou  de 

Arsenic 70,03 

Soufre 29,97 

!00,00 
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On  le  trouve  dans  les  gîtes  argentifères,  plombifères  et  cobalti- 
fères,  en  Saxe,  en  Bohême,  à  Kapnick,  en  Transylvanie,  qui  four- 
nit les  plus  beaux  cristaux  ;  au  Vésuve,  à  TEtna  et  dans  les  en- 
virons d'autres  volcans.  Les  cristaux  dérivent  d'un  prisme  rhom- 
boîdal  oblique,  dont  la  base  repose  sur  une  arête  (5°  type).  L'in- 
cidence de  la  base  sur  l'arête  est  de  113^55',  et  l'incidence  réci- 
proque des  faces  latérales  est  de  74''  26'  et  105''  34'. 

Le  réalgar  en  stalactites  volumineuses,  dont  les  Chinois  font  des 
pagodes  et  des  vases,  se  trouve  également  près  d'un  volcan ,  dans 
l'Ile  de  Ximo,  au  Japon. 

Le  réalgar  acquiert  l'électricité  résineuse  par  le  frottement  ;  il 
est  très-fragile,  et  produit  une  poudre  d'une  belle  couleur  oran- 
gée. J'en  possède  un  échantillon,  venant  de  Chine,  qui  répand 
une  odeur  d'arsenic,  même  à  froid.  Il  est  entièrement  volatil  au 
chalumeau,  avec  une  odeur  d'ail.  Pesanteur  spéciQque,  3,  5. 

Caractères  distinctifs  du  réalgar  et  d'autres  minéraux  que  Ton 
pourrait  confondre  avec  lui. 

SulfiHxntimoniure  d'argent  ou  argent  rouge  :  poudre  rouge  ;  pe- 
santeur spécifique  5,5886;  non  électrique  par  frottement  ;  réduc- 
tible au  chalumeau  en  un  bouton  d'argent. 

Plomb  chromaté:  pesanteur  spécifique  6,0269;  non  électrique  ; 
réductible  au  chalumeau. 

Mercure  sulfuré  ou  cinabre  :  poudre  d'un  rouge  vermillon  ;  pe- 
santeur spécifique  8,09  ;  entièrement  volatil  au  chalumeau,  mais 
sans  odeur  alliacée.  La  fumée  blanche  se  condense  sur  un  corps 
froid  en  globules  métalliques. 

Stilbite  rouge  ou  zéolithe  rouge  d'JEdelfors  (silicate  d'alumine  et 
de*  chaux  hydratée]  :  raie  la  chaux  carbonatée  spathique  ;  pesan- 
teur spécifique  2,5.  Blanchit  et  s'exfolie  sur  un  charbon  allumé; 
se  fond  et  se  boursoufle  au  chalumeau  sans  se  volatiliser. 

Le  réalgar  est  employé  en  peinture.  Les  Grecs,  qui  le  connais- 
saient sous  le  nom  de  sandaraque,  s'en  servaient  pour  le  même 
usage,  et  le  prenaient  à  l'intérieur  comme  tuédicament.  On  dit 
aussi  que  les  Chinois  se  purgent  en  avalant  un  liquide  acide  qu'ils 
laissent  séjourner  dans  des  vases  faits  de  réalgar  natif.  Frédéric 
Hoffmann  (1)  rapporte  en  avoir  fait  prendre  des  doses  considéra- 
bles à  des  chiens  sans  leur  causer  la  mort,  ni  même  aucune  sorte 
d'accident  fâcheux.  Le  docteur  Regnault  en  a  obtenu  le  même 
résultat.  On  peut  croire,  d'après  cela,  que  le  véritable  réalgar  est 
peu  vénéneux  ;  mais  on  ne  saurait  conseiller  d'en  introduire  de 
nouveau  l'usage  dans  la  thérapeutique  ;  la  facilité  avec  laquelle 
on  peut  le  confondre  avec  le  faux  réalgar  ou  arsenic  rouge,  lequel 

(1)  Fred.  Uotîmann,  Observation  um  physico-chimicarum  libritrts,  HaUe,  17ÎÎ. 
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est  on  poison  assez  actif,  doit  faire  désirer  qu'on  ne  le  lire  pas  de 
l'oubli  dans  lequel  il  est  tombé. 

ArseBle  lulfaré  Jaume  ou  Orplmcoit. 

Ce  sulfure,  formé  de  As^S^,  ou  de  60,90  d'arsenic  et  de  39,iO 
de  soufre,  répond  à  l'acide  arsénieux  pour  sa  constitution;  aussi 
doit-on  le  nommer  sulfide  arsénieux.  On  le  trouve  dans  les  mômes 
gtles  que  le  réalgar,  c'est-à-dire  parmi  les  filons  argentifères, 
plombifères  et  cobaltifëres  des  terrains  primitifs,  et  de  plus  dans 
les  calcaires  secondaires  de  Tajova,  en  Hongrie.  On  le  trouve 
très-rarement  sous  forme  de  cristaux  déterminables,  qui  dérivent 
d'an  prisme  droit  rhomboïdal,  sous  l'angle  de  iiV  49',  dans  le- 
quel le  rapport  de  l'un  des  côtés  de  la  base  est  à  la  hauteur  comme 
50  est  à  29.  Le  plus  souvent  l'arsenic  sulfuré  jaune  se  présente 
eQ  petites  masses  composées  de  lames  tendres  et  flexibles,  très- 
faciles  à  séparer,  et  d'un  jaune  doré  très-éclalant  et  nacré.  Sa 
pesanteur  spécifique  est  3,45.  On  le  trouve  également  sous  forme 
granulaire^  compacte  ou  terreuse.  Sa  poudre  est  d'un  jaune  d'or 
magnifique  ;  il  acquiert  l'électricité  résineuse  par  le  frottement; 
il  est  entièrement  volatil  au  chalumeau,  avec  dégagement  d'o- 
deur alliacée. 

L'orpiment  fournit  une  superbe  couleur  jaune  à  la  peinture. 
On  le  tire  surtout  de  Perse  et  de  Chine.  Celui  de  Perse  appar- 
tient^ pour  la  plus  grande  partie,  à  la  variété  laminaire,  et  il  est 
souvent  mêlé  de  réalgar  qui  en  rehausse  encore  la  couleur.  L'or- 
piment de  Chine  est  en  morceaux  compactes,  amorphes,  mats, 
d'un  jaune  mélangé  d'orangé,  d'une  structure  écailleuse  ;  il  est 
moins  estimé  que  le  précédent. 

L'orpiment  parait  peu  vénéneux,  de  même  que  le  sulfure  jaune 
bien  lavé,  qui  provient  de  la  précipitation  de  l'acide  arsénieux 
P^  le  sulfide  hydrique,  et  qui  a  été  proposé  par  M.  Braconnot 
pour  teindre  les  étoffes.  Il  est  permis  de  croire  que  les  sulfures 
d'arsenic  ne  sont  véritablement  vénéneux  que  lorsqu'ils  renfer- 
fflenlde  l'oxyde;  mais  il  faut  ajouter  qu'ils  en  contiennent  presque 
^ujours,  qui  se  forme  à  leur  surface  ou  entre  leurs  lames,  par 
l'action  de  l'air  humide. 

Aelde   arsémleux. 

Formé  de  As^O»  ou  de  75,81  d'arsenic  et  de  24,19  d^oxygène. 
^' «si  blanc,  volatil,  sans  odeur  lorsqu'il  n'est  pas  décomposé, 
<^mme  lorsqu'on  le  chauffe  sur  de  la  porcelaine,  du  platine  et 
"ïême  du  fer  ;  mais  répandant  une  odeur  alliacée  sur  les  charbons 
^('(ients,  qui  le  réduisent  partiellement. 
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L'acide  arsénieux  se  trouve  dans  la  nature  k  la  surface  ou  dans 
le  voisinage  de  certaines  substances  arsenicales,  telles  que  Var- 
senic natif,  \e cobalt  arsenical ei  \e  cobalt  arséniaté.  11  est  quelquefois 
sous  forme  d'aiguilles  divergentes  très-déliées,  et  le  plus  ordinai- 
rement sous  celle  d'une  poussière  blanche.  Mais  les  quantités  que 
l'on  en  trouve  ainsi  sont  très-petites,  et  tout  celui  du  commerce 
est  un  produit  de  l'art.  Nous  allons  maintenant  parler  de  ces 
substances  arsenicales  du  commerce  qu'il  est  très-important  de 
connaître,  indépendamment  de  celles  qui  existent  dans  la  nature. 

Anémie  métalllqae. 

Cette  substance  provient  des  mines  de  cobalt  arsenical,  dont  elle 
n'est  qu'un  produit  très-secondaire.  Pour  priver  cette  mine  de 
l'arsenic  qu'elles  contient^  on  la  grille  dans  un  fourneau  à  rêver* 
bère,  terminé  par  une  longue  cheminée  horizontale.  L'arsenic, 
volatilisé  et  brûlé  en  grande  partie  par  l'oxygène  de  Tair,  se  con- 
dense à  l'état  d'oxyde  blanc  ou  d'acide  arsénieux  dans  la  cheminée, 
tandis  que  la  portion  qui  a  échappé  à  la  combustion,  étant  moins 
volatile,  s'arrête  presque  à  la  naissance  du  tuyau.  On  recueille  cet 
arsenic  et  on  le  sublime  de  nouveau  dans  des  cornues  de  fonte 
avant  de  le  verser  dans  le  commerce. 

Cet  arsenic  est  en  masses  noirâtres  formées  d'aiguilles  prismati- 
.  ques  lamelleuses,  peu  adhérentes  les  unes  aux  autres,  jouissant 
d'un  grand  éclat  métallique  lorsque  leur  surface  est  récemment 
mise  à  nu;  sa  pesanteur  spécifique  en  masse  n'est  que  de  4,166,  à 
cause  des  vides  que  lès  aiguilles  laissent  entre  elles  ;  mais  celle 
des  cristaux  isolés  est  de  5,789,  ce  qui  est  aussi  sensiblement  la 
densité  de  l'arsenic  natif.  Cet  arsenic,  chauffé  sur  des  charbons 
ardents  ou  dans  un  creuset  de  terre,  se  réduit  en  vapeurs  blan- 
ches qui  répandent  une  forte  odeur  alliacée.  Il  ne  laisse  pas  sen- 
siblement de  résidu  étant  chauffé  dans  un  tube  de  verre  fermé,  il 
se  volatilise  également  et  se  sublime  sous  forme  de  cristaux  très- 
éclalants,  d'un  gris  d'acier. 

L'arsenic  métallique  porte,  dans  le  commerce,  le  nom  de  co- 
balt^ qui  est  l'ancien  nom  vulgaire  du  cobalt,  des  mines  duquel 
on  le  relire.  On  le  nomme  aussi  poudre  à  mouches,  parce  qu'un  de 
ses  usages  est  de  servir  à  la  destruction  de  cet  insecte.  À  cet 
effet,  on  le  réduit  en  poudre  et  on  le  mêle  avec  de  l'eau  dans  des 
assiettes  exposées  à  l'air.  Le  métal  s'oxyde  peu  à  peu  par 
l'oïygène  de  Tair  que  l'eau  contient  ou  qu'elle  absorbe  successi- 
vement. L'oxyde  se  dissout  dans  l'eau  et  tue  les  mouches  qui 
viennent  y  boire. 

L'arsenic  ne  sert  dans  les  arts  qu'à  composer  quelques  alliages 
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que  leor  éclat  rend  propres  à  faire  des  miroirs  de  télescope»  mais 
qoi  ont  f  inconvénient  de  se  ternir  par  le  contact  prolongé  de 
r»r.  On  remarque  en  général  qu'il  blanchit  les  métaux  colorés 
H  rend  aigres  et  cassants  ceux  qui  sont  ductiles. 

Aelde  arséaievi.  o«  arsenic  blane. 

Cet  acid^ provient  aussi  du  grillage  des  mines  de  cobalt  arse- 
nical. On  le  sublime  une  seconde  fois  dans  des  cucurbites  de  fonte 
sarmoniées  d'un  chapiteau  de  môme  matière.  Lorsqu'il  vient  d'être 
fabriqué,  il  est  sous  la  forme  de  masses  transparentes  comme  du 
cristaly  tantôt  incolores,  tantôt  colorées  en  jaune  pâle,  et  offrant 
sûOTent  des  coucbes concentriques,  dues  à  ce  qu'on  fait  plusieurs 
lublimations  dans  le  môme  vase  avant  d'en  retirer  le  produit.  La 
transparence  de  ces  masses  ne  tarde  pas  à  se  perdre,  d'abord  su- 
perficiellement, puis  en  pénétrant  peu  à  peu  jusqu'au  centre  ;  et 
alors  Toxyde,  tout  en  conservant  un  éclat  vitreux,  a  pris  la  blan- 
chenr  et  l'opacité  du  lait.  Quelquefois  aussi  il  devient  tout  à  fait 
mat,  friable  et  pulvérulent. . 

Cette  altération  oue  l'acide  arsénieux  éprouve  au  contact  de 
l'air,  a  lieu  sans  qu  il  perde  ou  acquière  aucune  particule  maté- 
rielle, et  provient  d'un  changement  de  disposition  entre  ses  pro- 
pres particules,  qui  lui  communique  des  propriétés  physiques  et 
chimiques  différentes.  Ainsi,  l'acide  arsénieux  transparent  pèse 
3,7391  ;  il  est  soluble  à  la  température  de  15  degrés  centigrades 
dans  103  parties  d'eau,  et  se  dissout  dans  9,33  d'eau  bouillante. 
Son  dissoluté  rougit  faiblement  la  teinture  de  tournesol. 

L'acide  arsénieux  devenu  opaque  ne  pèse  plus  que  3,695  ;  il  se 
dissout  dans  80  parties  d'eau  à  15  degrés,  et  dans  7,72.  parties 
d'eau  bouillante.  Son  dissoluté  rétablit  la  couleur  bleue  du  tour- 
nesol rougi  par  un  acide. 

L'acide  arsénieux  vitreux  et  transparent,  étant  dissous  dans  de 
l'adde  chlorhydrique  étendu  et  bouillant,  cristallise  en  grande 
P^e  par  le  refroidissement  de  la  liqueur.  Or,  tant  que  dure  la 
cristallisation,  si  on  opère  dans  l'obscurité,  on  observera  une 
^Tc lumière  à  chaque  formation  de  cristal,  et  Tacide  cristallisé 
jouira  des  propriétés  de  l'acide  opaque.  En  opérant  avec  l'acide 
<>paque,  ce  curieux  phénomène  n'a  pas  lieu.  Du  reste,  les  deux 
acides  se  volatilisent  promptement  sur  les  charbons  ardents  en 
'^pandant  une  forte  odeur  alliacée,  et  peuvent  se  condenser  sur 
une  lame  de  cuivre  en  une  couche  blanche  pulvérulente.  Leur 
dissolnté  forme  également  un  précipité  jaune  par  l'acide  sulf- 
^ydriqae  ;  un  précipité  vert  par  le  sulfate  de  cuivre  ammoniacal, 
^  pécipité  blanc  par  l'eau  de  chaux. 
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L'acide  arsénieux  se  fabrique  surtout  en  Saxe,  en  Bohème  et 
en  Silésie  ;  c'est  un  des  poisons  les  plus  violents  du  règQ6  miné- 
ral. On  s'en  est  servi  longtemps  pour  chauler  le  blé,  opération 
qui,  sans  nuire  à  la  germination,  avait  pour  but  de  détraire  les 
animaux  qui  mangent  le  grain.  On  en  employait  pour  cet  usage 
de  grandes  quantités,  dont  la  malveillance  a  souvent  abusé.  Le 
chaulage  du  blé  par  Tarsenic  est  aujourd'hui  défendu,  et  cette 
dangereuse  substance-  ne  peut  plus  être  vendue,  pobr  d'autres 
usages  que  la  médecine  (pour  la  destruction  des  animaux  nuisi- 
bles et  pour  la  conservation  des  objets  d'histoire  naturelle),  que 
mélangée  ou  combinée  suivant  des  formules  approuvées  par  le 
gouvernement. 

En  pharmacie,  l'acide  arsénieux  sert  à  la  préparation  de  la  A- 
queur  arsenicale  de  Fowler  (arsénite  de  potasse),  à  celle  de  l'acide 
arsénique,  et  des  arséniates  de  potasse  et  de  soude. 


Oxyde  d'arsenic  saljraré  Jaune  ou  arsenic  Jaune  du  eomaterce, 

faux  orpiment. 

L'arsenic  jaune  se  prépare  en  Allemagne,  en  sublimant,  dans 
des  vases  de  fonte,  de  Tacide  arsénieux  avec  une  certaine  quantité 
de  soufre.  Il  est  en  masses  jaunes,  compactes,  presque  opaques, 
ayant  Téclat  vitreux  de  l'oxyde  d'arsenic,  et  offrant  souvent, 
comme  lui,  des  couches  superposées,  qui  sont  le  résultat  du  pro- 
cédé sublimatoire  employé  pour  sa  préparation. 

Cet  arsenic  pèse  de  3,608  à  3,648;  sa  poudrecst  d'un  jaune  serin; 
il  se  volatilise  au  feu,  comme  l'oxyde  et  les  sulfures  d'arsenic, 
en  répandant  une  forte  odeur  d'ail.  11  se  dissout  presque  entiè- 
rement dans  l'eau  bouillante,  à  laquelle  il  communique  tous  les 
caractères  d'une  forte  solution  d*acide  arsénieux.  Je  l'ai  trouvé 
composé,  sur  100  parties^  de  94  d'acide  arsénieux  et  de  6  seule- 
ment de  sulfure  d'arsenic.  Il  est  employé,  comme  corps  désoxy- 
gênant,  dans  la  composition  des  cuves  d'indigo.  Quelques  mar- 
chands de  couleurs  le  mêlent  en  fraude  à  l'orpiment  ;  mais  les 
autres  s'en  défendent,  en  répondant  :  C'est  un  arsenic^  c'est-à-dire 
c'est  un  violent  poison. 

Sulfure  d'arsenic  ronge  artificiel,  arsenic  ronge,  faux  réalgnr. 

Ce  sulfure  se  prépare  en  Allemagne,  et  probablement  par  sim- 
ple fusion  dans  un  creuset  fermé,  avec  de  l'arsenic  métallique  ou 
de  l'acide  arsénieux  et  un  excès  de  soufre.  Il  est  en  morceaux 
volumineux,  d'un  rouge  tirant  sur  l'orangé,  d'une  cassure  con- 
choïde  et  d'une  masse  homogèno,  ou  qui  n'offre  pas  les  couches 
concentriques  des  corps  sublimés  en  plusieurs  reprises.  Il  est  un 
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peu  translucide  dans  ses  lames  minces;  pèse  spéciQquemenl 

3,i435;  acquiert  l'électricité  résineuse  par  le  frottemeat,  et  se 

loblUÎM  lo  chalumeau,  en  répandant  une  odeur  mixte  d'ail  et 

€uààt  sulfureux  ;  sa  poudre  acquiert  par  le  lavage  une  belle 

codeur  orangée. 

Ce  sulfure,  fort  différent  du  réalgar  naturel  par  sa  composition, 
ot  probablement  identique  avec  un  des  sulfures  arliticiels  que 
Uugier  a  trouvé  contenir  de  41,8  à  43,8  de  soufre  sur  100.  Il  est 
loin  d'avoir  la  qualité  vénéneuse  de  l'arsenic  jaune;  mais  il  n'a 
pis  non  plus  l'ianocuité  des  sulfures  purs  naturels.  Il  contient, 
en  effet,  environ  un  centième  et  demi  d'acide  arsénieux  qu'on 
pent  en  extraire  par  l'eau  bouillante. 


FAMILLE  DE  l' ANTIMOINE. 


L'antimoine  se  trouve  sous  quatre  états  dans  la  nature  :  natif, 
ndfwréy  oxydé  et  oxysulfuré. 

Amtlmoiiie  maiif. 

L'antimoine  natif  est  assez  rare  :  il  a  été  découvert  en  1748,  par 
Swab,  à  Sahla,  en  Suède,  dans  de  la  chaux  carbonalée  laminaire. 
On  l'a  trouvé  depuis  à  Allemonl,  dans  le  département  de  l'Isère, 
associé  à  l'antimoine  oxydé,  et  dans  une  gangue  de  quartz.  II 
existe  aussi,  comme  principe  accessoire,  dans  les  filons  argenti- 
fères d'Huelgoat  (Finistère),  et  à  Andreasberg,  au  Harz  (gangue 
de  quarts  et  de  carbonate  de  chaux). 

L'antimoine  natif  ne  se  trouve  qu'en  petites  masses  laminaires 
très-fragiles,  d'un  blanc  un  peu  bleuâtre  et  d'un  grand  éclat  mé- 
tallique. Il  s'oxyde  sans  se  dissoudre  par  le  moyen  de  l'acide 
mlri4ie,  et  reste  au  fond  du  liquide  sous  forme  d'un  précipité 
blanc  d'acide  antimonieux.  Il  se  fond  et  se  volatilise  au  chalu- 
meau, en  dégageant  une  fumée  blanche  d'oxyde  d'antimoine,  qui 
se  condense  circulairement  sur  le  support  à  quelque  distance  du 
i&ilal;  mais  il  est  rarement  pur«  Il  contient  presque  toujours  un 
peo  d'argent  ou  d'arsenic;  le  premier  résiste  à  l'action  du  cha- 
inmeau  et  reste  sous  forme  d'un  bouton  brillant  et  malléable.  Le 
second  se  volatilise  et  donne  à  la  vapeur  de  l'antimoine  une 
odeur  d'ail.  La  proportion  de  l'arsenic  s'élève  môme  quelquefois 
jusqu'à  16  pour  100.  Alors  l'antimoine  prend  la  couleur  gris  d'à», 
^t  et  la  forme  testacée  et  ondulée  de  l'arsenic  natif;  mais 
comme  la  quantité  d'arsenic  est  très-variable,  on  ne  considère 
I^  cet  alliage  comme  une  espèce  définie,  et  on  le  nomme  seu- 
lement antimoine  natif  arsénifère, 

GnaocBT.  Drogaes,  7«édil.  T.l.    ^-  ^ 
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Aa|lmoiiie  lulfuré. 

Stibine^  Sb^S^,  ou  antimoine  72,77,  soufre  27,23.  Substance 
d'un  gris  de  plomb,  éclatante^  fragile,  friable,  tachant  le  papier 
en  noir  et  donnant  une  poudre  noire. 

Le  frottement  lui  communique  une  odeur  sulfureuse  ;  il  se 
fond  à  la  flamme  d'une  bougie,  ou  sur  uncbarbon  ardent,  en 
dégageant  une  odeur  d'acide  sulfureux.  L'acide  chlorhydrique 
le  dissout  avec  dégagement  de  sulfide  hydrique;  la  liqueur 
étendue  d'eau  forme  un  précipité  blanc  d'oxychlorure  d'anti- 
moine. Quelques  variétés  de  sulfure  d'antimoine  peuvent  être 
confondues,  à  la  première  vue,  avec  le  bioxyde  de  manganèse; 
mais  celui-ci  est  d'un  gris  plus  foncé  et  noir4M*e.  Il  est  infusible, 
même  au  chalumeau,  et  dégage  du  chlore  par  l'acide  chlorhy- 
drique. 

Formes  déterminables,  —  Prismes  rhomboïdaux  à  sommets 
tétraèdres,  et  à  faces  presque  rectangulaires  (fig.SA),  quelquefois 

deux  angles  du  prisme  sont 
tronqués  et  transforment  le 
cristal  en  un  prisme  hexaè- 
dre (fig.  85).  Le  clivage  con- 
duit à  trois  formes  qui  dé- 
rivent l'une  de  l'autre  et 
que  Ton  peut  indifférem- 
ment prendre  pour  forme 
primitive. 

i®    Octaèdre    rkomboidai 
presque  régulier.  Incidence 
des   faces    concourant    au 
même  sommet  i07**  56"  et 
110''  SB'.   Incidence  d'une 
face  d'un  sommet  sur  l'au- 
tre 109''  24',  angle  aigu  de 
la  base  rhomboïdale  87''  52^. 
2^*     Prisme     rhomboldal 
droit,  aplati. 
3^  Prisme  droit  rectangulaire  presque  cubique. 
Formes  indéterminables.  —  Cylindroîde  ou  bacillaire^  aciculaire^ 
en  formes  d'aiguilles  tantôt  longues  et  épaisses,  tantôt  déliées  et 
divergentes. 

Capillaire^  en  filaments  soyeux  et  élastiques,  d'un  gris  sombre, 
souvent  orné  cependant  des  plus  belles  couleurs. 
Granulaire^  massif  ou  compacte. 
Gisement,  —  Le  sulfure  d'antimoine  est  assez  répandu.  Il  forme 


Fig.  84.  ^  Antimoine. 
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à  lui  seul  des  filons  plus  ou  moins  puissants  qui  traversent  les  ro- 
ches primilives,  telles  que  le  gneiss,  le  granité  et  le  micaschiste. 
On  le  trouye  aussi  comme  principe  accidentel  dans  beaucoup  de 
lions  métalliques,  surtout  argentifères.  Alors  ses  gangues  les  plus 
ordinaires  sont  le  quartz,  le  feldspath,  la  baryte  sulfatée  et  la 
chaux  carbonatée.  On  le  rencontre,  en  France,  principalement  à 
Dèze  (Lozère),  à  Malbosc  (Ârdèche),  à  Massiac  et  Lubillac  (Cantal), 
k  Portes  (Gard),  etc.  La  Hongrie^  la  Bohème,  la  Saxe,  TAngle- 
iem,  la  Suède,  en  possèdent  des  mines  encore  plus  abondantes. 
Le  sulfure  d'antimoine  est  souvent  combiné  dans  la  nature  à 
d'aatres  sulfures  métalliques  que  Haùy  regardait  comme  acci- 
dentels, de  sorte  qu'il  formait  de  ces  combinaisons  un  simple 
appendice  au  sulfare  pur.  Aujourd'hui  même  encore  on  regarde 
comme  du  sulfure  d'antimoine  le  sulfure  cylindroîde  ou  bacillaire ^ 
mentionné  ci-dessus,  dont  les  bâtons  prismatiques,  souvent  cour- 
bés ou  infléchis,  et  d'une  apparence  de  plomb  métallique,  con- 
tSennent  une  quantité  notable  de  sulfure  de  plomb.  J'ajouterai 
également  que,  suivant  l'observation  de  Serullas,  le  sulfure  d'an- 
timoine naturel  contient  presque  toujours  une  petite  quantité  de 
snlfare  d'arsenic,  dont  on  ne  tient  pas  compte  pour  sa  spécifica- 
tion minéralogique;  mais,  quant  aux  combinaisons  bien  définies 
du  sulfure  d'antimoine  avec  les  sulfures  d'argent,  de  plomb,  de 
cuivre  ou  de  nickel,  dans  lesquelles  ceux-ci  jouent  le  rôle  de  base 
par  rapport  au  premier,  nous  les  rangerons  comme  espèces  dis- 
tinctes dans  la  famille  du  métal  le  plus  positif,  soit  argent^  plomb, 
cuivre f  ou  nickel. 

Antimoine  oxydé» 

Il  existe  deux  oxydes  d'antimoine  naturels  :  l'un  Sb^O^,  répond 
à  l'oxyde  de  Témétique  et  de  la  poudre  d'aigaroth  ;  il  est  blanc 
ou  grisâtre,  comme  nacré,  facile  à  entamer  avec  le  couteau,  fu- 
sible à  la  flamme  d'une  bougie  et  volatil  au  chalumeau.  Il  offre 
une  structure  lamelleuse,  ou  se  présente  en  petites  aiguilles  di- 
vergentes, ou  bien  enfin  il  est  tout  à  fait  terne  et  amorphe. 

Cet  oxyde  était,  il  y  a  quelques  années,  une  rareté  minéralo- 
giqae;  on  en  voyait  quelques  échantillons  venus  de  Bohème,  de 
W,  de  Hongrie,  d'AUemont,  dans  l'Isère  :  il  en  vient  mainte- 
nant en  abondance  de  la  mine  de  Serisa,  dans  la  province  de 

^nstantine. 

Dans  le  voisinage  de  cette  mine,  ou  a  ouvert  une  autre  exploi- 
^lion,  d'où  l'on  extrait  un  oxyde  d'antimoine  différent  du  pré- 
<^dent.  Il  cristallise  en  octaèdres,  comme  celui  qu'on  obtient 
dans  les  laboratoires.  Il  forme  des  masses  cristallines  à  éclat  vi- 
Ireuxet  est  composé  de  :  antimoine  84,32,  oxygène  15,68. 
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L'autre  degré  d'oxydation  de  l'anlimoine  est  l'acide  anlimo- 
nieux,  Sb^O*.  Il  est  blanc  ou  jaune,  nacré,  pulvérulent,  infusible 
au  feu.  Il  contient  de  l'eau  que  la  chaleur  en  sépare  dans  un  tube 
fermé. 

Cet  acide  antimonieux  paraît  provenir  de  la  décomposition  du 
sulfure  d'antimoine  à  la  surface  duquel  on  le  trouve,  et  dans 
lequel  l'oxygène  s'est  substitué  au  soufre,  non  pas  atome  à  atome, 
mais  quatre  atomes  pour  trois,  et  pour  la  raison  que  j'indique- 
rai tout  à  l'heure.  On  trouve  ainsi,  parmi  les  minéraux,  un  assez 
grand  nombre  d'exemples  de  transformation  par  laquelle  un 
composé  perd  un  ou  plusieurs  principes,  qui  disparaissent  sans 
qu'on  sache  ce  qu*ils  deviennent,  et  qui  se  trouvent  remplacés 
par  un  ou  plusieurs  autres.  Généralement  celte  substitution  se 
fait  de  la  circonférence  au  centre,  et  il  n'est  pas  rare  que  le  nou- 
veau composé  conserve  la  forme  cristalline  de  l'ancien,  ou  que 
la  surface  des  cristaux  soit  changée  de  nature,  tandis  que  l'inté- 
rieur a  conserve  la  sienne.  On  nomme  ce  singulier  phénomène 
épigénte;  il  parait  dû  à  une  influence  électrique  de  la  nature  de 
celle  qui  opère  la  substitution  d'un  métal  à  un  autre  dans  une 
dissolution  métallique. 

Antimoine  ozyiulfuré. 

Nommé  aussi  kermès  natif,  à  cause  de  sa  couleur  et  de  sa  com- 
position semblables  à  celles  du  kermès  minéral  des  chimistes. 
Car  il  est  rernarquable  que,  bien  qu'on  doive  souvent  considérer 
le  kermès  des  officines  comme  un  mélange  d'oxyde  et  de  sulfure 
d'antimoine  hydraté,  cependant  l'analyse  l'a  presque  toujours 
trouvé  composé  d'un^  molécule  d'oxyde  sur  deux  de  sulfure. 
Telle  est  aussi  la  composition  du  kermès  natif,  que  M.  H.  Rose 
a  trouvé  formé  de  : 

Oxyde  d'antimoine , .       30, 1 4        1  moléc. 

Sulfure  d'antimoine 69,86        2 

100,00 

Soit  Sb«03  +  2  Sb2S3. 

Cette  substance  parait  provenir  de  l'altération  du  sulfure  d'an- 
timoine par  l'air,  et  voici  comment  je  m'explique  la  diversité  des 
résultats  auxquels  cette  oxydation  peut  donner  lieu.  Le  protoxyde 
(l'antimoine  ne  me  paraît  se  former  qu'à  la  surface  de  l'antimoine 
natif,  comme  à  Ailemont  (Isère),  et  il  est  le  seul  qui  puisse  en 
effet  se  former  dans  cette  circonstance. 

Voxyaulfure  d'antimoine,  se  forme  par  l'action  de  Tair  humide 
sur  le  sulfure,  lorsque  ce  sulfure  est  pur;  parce  que,  là  encore,  il 
[i*y  a  aucune  raison  pour  que  l'antimoine  passe  à  un  degré  supé- 
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rieor  d'oxydatioD,  et  que  le  proloxyde,  une  fois  formé,  a  d'ailleurs 
une  tendance  manifeste  à  se  combiner  à  deux  molécules  de  sul- 
fure, ce  qui  met  une  borne  à  la  décomposition  ultérieure  de  celui- 
ci.  Mais  si  le  sulfure  d'antimoine  contient  le  sulfure  d'un  métal 
électro-positif,  notamment  celui  de  plomb  ;  en  raison  de  la  forte 
alcalinité  de  l'oxyde  dé  plomb,  l'antimoine  absorbera  un  autre 
atome  d*oxygène  et  passera  pour  le  moins  à  l'état  à'acide  antimo' 
meux.  Aussi  n'esl-ce  guère  qu'à  la  surface  du  sulfure  d'antimoine 
plombifère  et  quelquefois  ferrifère,  cuprifère,  nickélifère,  que  l'on 
obserre  la  formation  de  l'acide  antimonieux;  ajoutons  que  ce 
produit  épigénique,  contenant  toujours  une  quantité  notable  de 
U  base  qui  en  a  déterminé  la  formation,  doit  être  considéré 
plutôt  comme  un  antimonite  que  comme  de  l'acide  natif. 

Disons  maintenant  quelques  mots  de  ^exploitation  des  mines 
d'antimoine. 

Le  sulfure  est  seul  assez  abondant  pour  faire  le  sujet  de  cette 
exploitaiion,  et  c'est  lui  qui  fournit  les  produits  antimoniques 
du  commerce.  On  le  prive  de  sa  gangue  à  l'aide  de  plusieurs  pro- 
cédés dont  le  plus  ancien,  qui  est  encore  assez  généralement 
sui?i,  est  celui-ci  : 

On  enfonce  en  terre  un  grand  creuset  jusqu'à  son  bord,  et  on 
j  fait  entrer  à  moitié  un  autre  creuset  plus  grand,  percé  de  trous 
à  son  fond.  On  remplit  ce  dernier  de  minerai,  et  on  le  chauffe  en 
l'entourant  de  feu  :  le  sulfure,  étant  bien  plus  fusible  que  sa  gan- 
gue, se  fond  seul,  et  coule  dans  le  creuset  inférieur,  où  il  cristal- 
lise en  refroidissant.  Il  est  alors  tel  qu'on  le  voit  dans  le  com- 
merce, en  masses  formées  d'aiguilles  parallèles,  très-longues, 

Irès-brillantes  et  d'un  gris  bleuâtre.  Il  pèse  environ  4,5  ;  il  donne 
Qoe  poudre  noire,  et  jouit  des  autres  propriétés  précédemment 
indiquées. 

Pour  obtenir  l'antimoine  métallique,  ou  le  régule  d^antimoine, 
comme  on  le  nommait  autrefois,  on  prend  le  sulfure  purifié 
comme  je  viens  de  le  dire,  on  le  concasse,  on  le  mêle  avec  un 
peu  de  charbon,  et  on  le  grille  dans  des  fours  à  une  chaleur  Irès- 
i&odérée,  afin  de  ne  pas  le  fondre.  Mais,  à  mesure  que  le  soufre 
se  dégage  et  que  l'antimoine  s'oxyde,  la  matière  devient  moins 
fusible,  et  on  augmente  un  peu  le  feu.  On  continue  ainsi  jusqu'à 
ceqne  le  sulfure  soit  converti  en  une  matière  d'un  gris  terne  qui 
^l  un  mélange,  plutôt  qu'une  combinaison^  d'oxyde  d'antimoine 
^l  de  sulfure  non  décomposé. 

Suivant  un  ancien  procédé,  qui  est  encore  employé  dans  quel- 
<]ues  usines,  on  mêle  cette  matière  grise  avec  partie  égale  de  tar- 
ife brut  pulvérisé,  et  on  projette  le  tout  dans  les  creusets  rouges. 
L'acide  tarlrique  et  la  matière  colorante  du  tartre  étant  composés 
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de   principes   combuslibles  non  saturés    d'oxygène,   réduisent 
l'oxyde  d'antimoine,  en  même  temps  que  la  potasse  du  môme 
tarlre  s'empare  du  soufre  du  sulfure.  Le  résultat  de  cette  double 
réduction  est  un  culot  métallique  recouvert  de  scories  qui  con- 
tiennent du  sulfure  de  potassium  uni  à  de  Tantimoine  sulfuré. 
Aujourd'hui  on  remplace  assez  généralement  le  tartre  rouge  par 
du  charbon  imprégné  de  carbonate  de  soude.  En  suivant  l'ancien 
procédé,  l'antimoine  contient  du  potassium;  d'après  le  nouveau, 
il  contient  du  sodium,  et  dans  tous  les  deux  il  renferme,  en 
outre,  un  peu  de  fer,  et  demande  à  être  purifié.  A  cet  effet,  on  le 
pulvérise,  on  le  mêle  avec  un  tiers  de  son  poids  de  sulfure  grillé, 
et  on  le  fond  de  nouveau  dans  un  creuset.  On  le  sépare  ainsi  des 
deux  métaux  étrangers,  et  on  le  coule  dans  des  vases  hémisphéri* 
ques,  où  il  prend  la  forme  de  pains  aplatis,  qui  offrent  à  leur  sur- 
face une  cristalliçalion  très-marquée,  disposée  en  étoile  ou  en 
feuilles  de  fougère.  Il  est  d'un  blanc  un  peu  bleuâtre  très-écla- 
tant,  à  structure  lamelleuse,  et  cassant.  II  pèse  6,70  ;  se  fond  à 
la  chaleur  rouge,  et  se  volatilise  à  l'air,  qui  le  change  en  pro- 
toxyde  fusible^  volatil  lui-même  et  cristallisable,  autrefois  nommé 
fleurs  argentines  d'antimoine. 

Oxyde  dantimoine  sulfuré  demi-vitreux,  —  Ce  composé  porte 
communément  le  nom  de  Crocus;  mais  ce  n'est  pas  le  crocus 
metallorum  ou  safran  des  métaux  des  anciennes  pharmacies.  On 
préparait  celui-ci  en  fondant  dans  un  creuset  parties  égales  de 
nitrate  de  potasse  et  de  sulfure  d'antimoine,  et  lessivant  le  pro- 
duit jaune  sale  ou  foie  d'antimoine  qui  en  résultait.  L'eau  dissol- 
vait le  sulfate  de  potasse  et  le  sulfure  de  potassium  formés  pen- 
dant l'opération,  plus  un  peu  d'oxysulfure  d'antimoine;  mais  la 
plus  grande  partie  de  celui-ci  restait  en  poudre  insoluble  d'un 
jaune  rougeâtre,  c'était  là  le  safran  des  métaux.  Aujourd'hui  on 
prépare  cet  oxy-suifure  en  fondant  simplement  dans  un  creuset 
le  mélange  gris  d'oxyde  et  de  sulfure  d'antimoine,  qui  résulte  du 
grillage  du  sulfure.  Par  la  fusion  les  deux  composés  antimoni- 
ques  s'unissent,  et  forment  un  corps  qui,  en  refroidissant,  de- 
vient cassant  et  opaque. 

L'oxysulfure  d'antimoine  opaque  est  d'un  gris  foncé,  éclatant, 
à  cassure  conchoïde.  Sa  poudre,  qui  est  brune,  se  fond  sur  les 
charbons  en  répandant  l'odeur  du  soufre  qui  brûle.  Traité  par 
l'acide  chlorhydrique,  il  donne  lieu  à  un  dégagement  de  gaz  sul- 
fhydrique,  et  à  un  dissoluté  d'antimoine  qui  forme  un  précipité 
blanc  lorsqu'on  l'étend  d'eau. 

Oxyde  d'antimoine  sulfuré  vitreux^  verre  d* antimoine,  —  Ce  com- 
posé s'obtient  comme  le  précédent  en  faisant  fondre^  dans  un  creu- 
set, le  mélange  gris  d'oxyde  et  de  sulfure  d'antimoine,  provenant 
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da  grillage  du  sulfure.  Seulement  on  le  tient  fondu  beaucoup  plus 
longtemps^  et  à  une  plus  haute  température.  Par  ce  moyen,  une 
nouvelle  quantité  de  sulfure  est  décomposée  et  changée  en  acide 
sulfureux  qui  se  dégage ,  et  en  oxyde  d'antimoine  qui  reste  dans 
le  creuset.  Mais  déplus,  en  raison  de  l'élévation  de  température, 
cet  oxyde  attaque  le  creuset  et  en  dissout  de  Talumine^de  l'oxyde 
de  fer  et  surtout  de  la  silice  (quelquefois  8  à  10  pour  100),  qui  lui 
donne  la  propriété  de  rester  à  l'état  de  verre  transparent  lors- 
({tt'il  se  refroidit  (car  l'oxyde  d'antimoine  pur  devient  opaque). 
Lorsqu'on  s'aperçoit  qu'il  a  acquis  cette  propriété,  on  le  coule  sur 
une  plaque  de  pierre  ou  de  fonte. 

n  se  présente  alors  sous  formes  de  plaques  minces  et  transpa- 
rentes, d'une  couleur  d'hyacinthe  (rouge  jaunâtre)  plus  ou  moins 
foncée.  Sa  poudre  est  d'un  jaune  fauve.  Elle  s'agglutine  légère- 
ment sur  les  charbons  ardents  en  dégageant  une  fumée  blanche 
et  une  odeur  sulfureuse  peu  marquée.  Elle  se  dissout  dans  l'acide 
cblorhydrique  avec  un  faible  dégagement  de  sulûde  hydrique. 
Li  liqueur  étendue  d'eau  forme- un  précipité  blanc  très-abon- 
dint. 

D*âprès  l'analyse  de  Soubeiran,  le  verre  d'antimoine  est  formé 
d'environ  : 

Protoxyde  d'antimoine 90,5 

Sulfure  d'antimoine 1 ,8 

Peroxyde  de  fer 3,2 

Silice 4,5 

100,0 


Nous  arrivons  maintenant  aux  métaux  contenus  dans  le  groupe 
des  plaiinidesj  et  ce  nom  seul  indique  que  ce  seront  des  métaux 
très-pesants  et  difQcilement  oxydables,  même  par  l'action  du 
calorique.  Ainsi  \eplatine,  l'or  et  Yiridium  sont  les  plus  pesants  de 
tons  les  métaux^  les  moins  oxydables  directement,  et  les  plus 
indestructibles  par  conséquent  par  l'action  de  l'air  et  du  feu.  Les 
^xiJixei {osmium f  palladium,  rhodium)^  quoique  très-pesants  et  peu 
<ttjdables  aussi  immédiatement,  le  cèdent  cependant  à  cet  égard 
i  trois  métaux  qui  appartiennent  à  d'autres  groupes.  Ainsi  le 
^Hène  et  le  mercure  sont  plus  pesants  que  le  palladium  et  le 
^Aodi'iim,  et  l'argent  est  moins  oxydable  que  Vosmium  et  le  rAo- 

Us  platinides  sont  très-difficilement  attaquables  par  les  acides; 
^^  palladium  est  le  seul  qui  soit  soluble  dans  l'acide  nitrique, 
encore  ne  jouit-il  de  celte  propriété  que  quand  il  est  très-divisé 
et  non  forgé  ;  car  sous  ce  dernier  état  il  est  insoluble.  L'or  et  le 
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platine  se  dissolvent  seulement  dans  Teau  régale^  les  trois  autre 
{osmium^  iridium  t\  rhodium)  %ox\i  complètement  inattaquables  pa 
l'un  ou  l'autre  liquide. 

Les  oxydes  de  ces  métaux  sont,  en  généra),  plus  disposés  i 
jouer  le  rôle  d'acide  que  celui  de  base.  H  en  résulte  que  les  mé 
taux,  si  difficilement  attaquables  par  les  acides,  le  sont  très-facî 
lement  par  les  alcalis  à  une  haute  température.  L'or  seul  peut 
être  fait  exceplion,  à  cause  de  la  facilité  avec  laquelle  son  oxyd* 
se  réduit  à  l'état  métallique. 

Enfin,  la  tendance  acide  des  pl'atinides  est  encore  plus  marqua 
dans  leurs  chlorures  que  dans  leurs  oxydes  ;  car  tous  ces  chloro 
res,  sans  exception,  se  combinent  comme  acides  avec  les  chlo 
rures  alcalins.  Il  en  est  de  même,  proportion  gardée,  de  leui 
fluorures^  bromures,  iodures  et  sulfures. 

FAMILLE  DU  PLATINE. 

Ce  métal  parait  avoir  été  découvert,  en  1735,  par  Don  Ulioa 
savant  espagnol  qui  accompagnait  les  académiciens  français  en 
voyésau  Pérou,  et,  en  1741,  par  Wood,  qui  était  essayeur  à  1 
Jamaïque.  Cependant  on  ne  se  faisait  pas  une  idée  précise  de  m 
nature  ;  on  le  regardait  comme  une  matière  nuisible  à  l'or  ;  ei 
conséquence,  on  le  rejetait,  et  il  est  probable  qu'on  en  a  perdi 
ainside  très-grandes  quantités.  C'estparle  travail  de  Sc.hefTer,  fai 
en  1752,  qu'on  apprit  que  cette  substance  était  un  métal  partieu 
lier,  et  qu'elle  reçut  le  nom  d'or  blanc  ou  platine^  c'est-à-dir 
de  petit  argent.  Depuis  lors,  on  le  recueillit  avec  plus  de  soin,  e 
maintenant  qu'on  sait  le  travailler  de  manière  à  en  faire  des  vase 
et  ustensiles  de  première  nécessité  pour  la  chimie,  son  exploita 
tion  est  devenue  un  des  principaux  produits  des  pays  qui  le  pr^ 
sentent. 

Le  platine  appartient  aux  terrains  primitifs,  comme  l'or  et  I 
plupart  des  métaux.  Cependant  il  n'y  a  encore  été  observé  qu'un 
fois  en  place,  par  M.  Boussingault,  qui  l'a  trouvé  sous  forme  d 
grains  dans  les  filons  aurifères  de  Santa-Rosa,  qui  appartienneo 
aux  terrains  de  diorite  (1).  Antérieurement  Yauquelin  a^ai 
trouvé  du  platine  dans  une  mine  d'argent  de  Guadalcanal 
en  Espagne  ;  et,  plus  récemment,  M.  Gaultier  de  Glanbry 
examiné  un  minerai  de  plomb  sulfuré  de  France,  qui  conte 
nait  un  peu  de  platine  ;  mais  ce  sont  les  seuls  exemples  coo 
nus. 

(1)  Roche  primitive  formée  d'amphibole  et  de  feldspath  compa^ctes,  on  pa 
ticules  visibles  et  uniformément  disséminées. 
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Il  y  a  yingt-cinq  ans,  toul  le  platine  du  commerce  provenait 
encore  des  sables  aurifères,  qui  sont  si  répandus  et  si  abondants 
ta  Brésil  et  dans  la  Colombie.  Il  s'}'  trouve  sous  forme  de  pail- 
lettes ou  de  grains  compactes,  unis  et  polis  par  le  frottement.  On 
le  prépare  de  l'or  par  le  triage  cl  par  l'amalgamation,  qui  ne  dis- 
sout que  l'or  sans  toucher  au  platine.  Le  volume  des  grains  de  ce 
deroier  est  généralement  inférieur  à  celui  de  la  semence  de  lin  ; 
il  est  rare  qu'ils  atteignent  la  grosseur  d'un  pois  ;  on  cite  comme 
des  exceptions  très-rares  une  pépite  de  platine  du  poids  de 
53  grammes,  rapportée  de  Ghoco  par  Alex,  de  Humboldt  et  celle 
do  musée  de  Madrid,  trouvée  en  4814  dans  la  mine  d'or  de 
CûDdoto,  qui  est  plus  grosse  qu'un  œuf  de  dinde  et  qui  pèse 
760  grammes. 

Les  mêmes  sables  aurifères  qui  contiennent  le  platine  ont  été 
troavés  à  Haïti,  dans  le  sable  de  la  rivière  Jacki,  auprès  des  mon- 
tagnes de  Sibao  ;  ce  platine  est  en  petits  grains  polis  et  brillants 
comme  celui  de  Choco. 

Enfin,  en  1824,  on  a  découvert  du  platine  à  l'est  des  monts 
Oorals,  en  Sibérie,  et,  plus  récemment  encore,  dans  la  partie 
européenne  de  la  même  chaîne.  Il  s'y  trouve  dans  le  même  gise* 
Bient  qu'au  Brésil  ;  mais  il  est  d'un  aspect  différent. 

II  est  moins  roulé,  moins  poli,  rempK  d'aspérités,  isans  éclat  et 
d'une  teinte  noirâtre  ;  niais  cet  aspect  n'est  que  superficiel,  car 
il  devient  éclatant  dans  l'acide  chlorhydrique,  qui  dissout  l'oxyde 
de  fer  qui  le  recouvre.  Il  est  généralement  plus  gros  que  celui 
du  Brésil,  et  il  n'est  pas  rare  d'y  trouver  des  pépites  de  2  à  3  gram- 
mes, et  quelques-unes  de  30  à  40  grammes,  ou  même  de  250  gram- 
mes et  plus.  On  en  cite  une,  trouvée  à  Nischne-Tagilsk,  qui  pèse 
1,750  grammes,  et  une  autre,  provenant  des  mines  Demidoff, 
dont  le  poids  est  de  4,320  grammes. 

En  Russie,  ce  platine  parait  être  appliqué  immédiatement  à  la 
fabrication  d'une  monnaie  qui  a  cours  dans  cet  empire,  mais  que 
son  état  d'impureté  rendra  probablement  un  simple  objet  de  cu- 
riosité pour  les  autres  peuples. 

On  a  aussi  trouvé  du  platine  dans  l'Amérique  septentrionale, 
^Californie,  au  Canada  et  dans  la  Caroline  du  Nord. 

Le  platine  d'Amérique,  que  Ton  peut  considérer  comme  le  plus 
puî,  est  cependant  encore  d'une  composition  très-compliquée, 
puisqu'on  n'y  trouve  pas  moins  de  huit  métaux,  dont  six  lui 
sont  tout  à  fait  particuliers  ;  de  plus,  en  examinant  avec  soin  les 
S^nsdont  se  compose  ce  platine,  tel  que  le  commerce  le  four- 
nit, on  peut  y  distinguer  six  sortes  de  substances  : 

1*  Des  grains  assez  malléables,  pesant  spéciQquement  17,  70, 
aplatis  et  lenticulaires.  Ils  forment,  à   proprement  parler,  la 
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mine  de  plaine^  bien  qu'ils  n'en  contiennent  guère  que  84  à  85 
pour  iOO.  Le  reste  se  compose  de 

Rhodium 3,40  Fer 5,31 

Iridium 1,46  Cuivre 0,74 

Palladium 1,06  Quartz  et  chaux ,  0,72 

Osmium 1,03 

2^  Des  grains  petits  peu  nombreux,  à  structure  fibreuse  et  di. 
vergente,  composés  principalement  de  platine,  de  rhodium  et  de 
palladium  ;  c'est  ce  qu'on  nomme  la  mine  de  palladium.  Les  ou- 
vriers exercés  les  reconnaissent  et  peuvent  les  trier. 

3^  Des  grains  assez  semblables  à  ceux  du  platine,  mais  beau- 
coup plus  durs,  cassants  et  nullement  malléables.  Il  sont  compo- 
sés principalement  d'iridium  et  d'osmium,  et  constituent  la  mine 
d  iridium.  C'est  dans  cet  osmiure  que  M.  Claus  a  découvert  le 
ruthénium. 

4^  Des  grains  noirs  composés  des  oxydes  de  fer,  de  chrome  et 
de  titane.  Ils  sont  très-attirables  à  Taimant  ;  mais  on  ne  peut 
guère  les  séparer  par  ce  moyen,  les  grains  de  platine  euxHOièmes 
étant  très-souvent  magnétiques. 

S""  Quelques  paillettes  d'aurure  d'argent,  appartenant  à  lamine 
d'or  au  milieu  de  laquelle^e  trouve  le  platine,  et  qui  ont  échappé 
à  l'amalgamation. 

6**  Quelques  globules  de  mercure. 

Telle  est  la  composition  du  platine  d'Amérique.  Celui  de  Si- 
bérie est  bien  plus  impur  encore  :  non-seulement  il  est  tout  atti- 
rable  à  l'aimant,  en  raison  de  la  forte  proportion  de  fer .  qu'il 
contient  à  l'état  d'alliage,  mais  beaucoup  de  grains  possèdent  par 
eux-mêmes  le  magnétisme  polaire,  font  fonction  d'aimant  et  peu- 
vent  soulever  des  parcelles  de  fer.  Berzélius,  ayant  analysé  sépa- 
rément les  grains  magnétiques  et  ceux  qui  ne  le  sont  pas,  en  a 
retiré  : 

Noa  magnétique.        Magnétique. 

Platine 78,94  73,58 

Iridium 4,97  2,35 

Rhodium 0,86  i,io 

Palladium 0,28  0,30 

Fer 1 1,04  i2,9S 

Cuivre 0,70  5,20 

98,75  97,80 

Je  n'entreprendrai  pas  de  décrire  ici  la  manière  d'analyser  la 
mine  de  platine  ;  mais  je  ferai  connaître  le  moyen  d'obtenir  le 
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platine  forgé,  propre  à  la  fabrication  des  ustensiles  de  chimie. 
Le  procédé  de  Janety,  qui  est  aujourd'hui  abandonné,  consis- 
tait à  convertir,  par  la  voie  sèche,  le  platine  à  l'état  d*un  arsé- 
niare  fusible,  que  Ton  décomposait  ensuite  par  le  grillage  afin  de 
rendre  au  platine  sa  pureté  et  son  infusibilité.  Janety  pilait  la 
mine  de  platine  et  la  lavait  ensuite  afin  de  la  débarrasser  du  sable 
et  des  grains  de  fer  titane  et  chromé.  Il  en  prenait  alors  3  parties 
qo'il  fondait  avec  6  parties  d'acide  arsénieux  et  2  parties  de  po- 
tasse du  commerce.  L'acide  arsénieux,  fixé  momentanément  par 
tapotasse,  était  décomposé  par  les  métaux  oxydables  de  la  mine, 
et  l'arsenic  s'unissait  au  platine.  Les  métaux  oxydés  étaient  dis- 
ions par  la  potasse  ;  mais  comme  la  séparation  était  loin  d'être 
complète,  on  fondait  l'alliage  trois  ou  quatre  fois  avec  de  la  po- 
tasse, tant  que  celle-ci  en  sortait  colorée.  Enfin,  une  dernière 
ibis,  on  fondait  l'alliage  avec  1  partie  1/2  d'acide  arsénieux  et 
i/3  partie  de  potasse.  Le  produit  était  un  culot  très-riche  en  ar- 
senic et  bien  fusible. 

On  chassait  l'arsenic  par  plusieurs  grillages  successifs,  en  ayant 
soin,  à  chaque  chaude,  de  tremper  le  lingot  dans  l'huile,  destinée 
i faciliter  la  volatilisation  de  l'arsenic.  A  la  fin,  on  le  traitait  par 
l'acide  nitrique,  puis  par  l'eau  bouillante,  et  enfin  on  le  chaufi^ait 
an  ronge,  afin  de  le  soumettre  au  martelage. 

Le  traitement  par  la  voie  humide,  qui  est  aujourd'hui  le  seul 
employé,  est  fondé  sur  la  propriété  que  possède  le  chlorure  de 
platine  d'être  précipité  plus  facilement  que  les  autres  chlorures 
qui  l'accompagnent,  à  l'état  de  chlorure  double,  par  le  sel  am- 
moniac ajouté  à  la  dissolution  de  platine.  Pour  arriver  à  ce  ré- 
sultat, on  pourrait,  comme  le  faisait  Vauquelin,  traiter  la  mine 
de  platine  par  l'acide  chloronitrique  (eau  régale)  très-concentré, 
afin  de  dissoudre  la  mine  le  plus  entièrement  possible,  et  retenir 
ensuite  l'iridium  et  les  autres  métaux  en  acidifiant  la  liqueur  et 
l'étendant  d'une  certaine  quantité  d'eau  ;  mais,  à  l'exemple  de 
Wollaston,  on  préfère  aujourd'hui  traiter  le  platine  brut  par  un 
peu  d'acide  afi'aibli,  en  employant  un  excès  de  platine  et  en  opé- 
rant par  digestion.  On  décante  la  liqueur  et  on  la  mêle  directe- 
ment avec  du  sel  ammoniac  dissous  dans  5  parties  d'eau.  On 
obtient  ainsi,  pour  100  parties  de  minerai  dissous,  165  parties  de 
chlorure  double,  d'un  beau  jaune  (1),  qui  peut  donner  66  parties 
de  platine  pur.  L'eau  mère  relient  environ  11  parties  de  platine 
i^ftlé  à  un  peu  des  autres  métaux.  Quant  au  précipité  jaune,  on 
le  lave  avec  une  solution  saturée  de  sel  ammoniac,  et  non  avec  de 
^'eau  qui  le  dissoudrait  ;  on  le  fait  égoutter,  on  le  met  à  la  presse, 

(1)  Le  précipité  serait  plus  ou  moins  rougeàtre  s'il  contenait  de  l'iridium. 
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et  on  le  chauffe  dans  un  creuset  de  graphite,  tout  juste  assez  pour 
chasser  le  chlorhydrate  d'ammoniaque  et  le  chlore,  et  donner  la 
plus  faihle  adhérence  possible  au  platine.  On  divise  ce  métal  avec 
les  mains,  ou  seulement  dans  un  morlierde  bois,  afin  d'éviter  d€ 
le  brunir  par  le  frottement  d'un  corps  dur  ;  car  alors  il  perdrait  11 
propriété  de  pouvoir  se  souder.  On  le  tamise,  on  le  délaie  dam 
î'eaUy  et  on  forme  une  boue  liquide  dont  on  remplit  des  moules 
en  lailon,  dans  lesquels  le  platine  se  tasse  également  et  sans  au- 
cun vide.  On  soutire  l'eau,  on  soumet  le  platine  à  une  forte  pres- 
sion, et  déjà  il  se  trouve  sous  forme  de  bâtons  assez  durs  pool 
pouvoir  être  maniés  sans  se  rompre.  On  chauffe  chacun  de  ces 
lingots  au  rouge  sur  des  charbons,  puis  dans  un  fourneau  à  veut, 
en  le  recouvrant  d'un  creuset  réfraclaire  renversé,  aûn  d'éviter 
que  la  cendre  vienne  s'y  attacher  ;  enfin  on  le  forge  debout^iOA* 
qu'à  ce  qu'il  ait  l'apparence  et  la  consistance  d'un  métal  solide* 
Alors  on  peut  le  travailler  comme  tous  les  métaux  durs  et  duc- 
tiles, en  le  chauffant  et  le  martelant  alternativement.  Mais  aupa* 
ravant  encore,  pour  enlever  toutes  les  impuretés  qui  se  trouvent 
à  sa  surface,  on  l'enduit  d'un  mélange  humide  de  borax  et  de  sel 
de  tartre  et  on  le  chauffe  dans  un  creuset  de  platine,  au  feu  d'un 
fourneau  à  vent  ;  on  dissout  le  Qux  par  l'acide  sulfurique  étendu. 

Pour  se  procurer  le  platine  pur,  le  meilleur  moyen  est,  d'a- 
près M.  Sainte-Glaire  Deville,  de  le  fondre  et  de  l'affîner  dans  la 
chaux  (I). 

Le  platine  pur  est  presque  aussi  blanc  que  l'argent,  très-écla- 
tant,  assez  mou,  très-ductile  et  très-malléable.  Il  pèse  21,  15  et 
c'est  le  plus  pesant  de  tous  les  corps  connus.  Il  résiste  au  plus 
violent  feu  de  forge  et  n'entre  en  fusion  qu'au  moyen  d'un  feo 
alimenté  par  le  gaz  oxygène.  Il  ne  s'oxyde  à  aucune  température, 
est  inattaquable  par  tous  les  acides.  L'acide  chloronitrique^  lui- 
môme,  l'attaque  difficilement  lorsqu'il  est  pur  et  forgé.  C'estcelte 
grande  inaltérabilité  qui  rend  le  platine  si  précieux  pour  faire  des 
creusets,  des  capsules,  des  cornues  et  d'autres  ustensiles  de  chi- 
mie. Il  faut  éviter  cependantde  mettre  ces  vases  en  contact,  à  une 
haute  température,  avec  des  métaux  fusibles,  ou  des  corps  propres 
à  en  fournir,  ou  avec  des  alcalis  caustiques.  Dans  le  premier  cas, 
on  fondrait  le  platine;  dans  le  second,  on  en  oxyderait  une  partie. 

Le  platine  divisé  ou  spongieux^  tel  qu'il  résulte  de  la  calcination 
du  chlorure  ammoniacal,  jouit  d'une  propriété  qu'il  partage  avec 
d*autres  métaux,  mais  qu'il  possède  à  un  plus  haut  degré  qu'au- 
cun d'eux.  Quand  on  dirige  î^wvVéponge  de  platine,  et  à  travers  l'air, 
un  jet  de  gaz  hydrogène,  il  détermine  la  combinaison  de  ce  gas 

• 

(1)  Sainte-Claire  Deville,  Ann,  min.,  X*  série,  \\î,  38. 
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arec  l'oxygène  de  l'air,  il  s'échauffe,  rougil'^bientôt  et  enflamme 
le  jet  gazeux.  On  a  mis  cette  propriété  à  profit  pour  établir  des 
briquets  à  gaz  hydrogène  qui  joignent  la  simplicité  à  l'élégance. 
hd  platine  précipité  de  sa  dissolution  par  le  zinc  agit  sur  le  mé- 
lange d'air  ou  d'oxygène  et  d'hydrogène  d'une  manière  bien  plus 
marquée  que  l'éponge  de  platine  :  une  parcelle  introduite  dans 
le  mélange  gazeux  suffit  pour  en  déterminer  l'explosion.  Enfin  le 
Mtp  de  platine^  qui  n'est  encore  que  du  platine  très-divisé  (i), 
jouit  de  la  même  propriété  à  un  degré  extrême,  et  possède  de 
plus  celle  de  rougir  lorsqu'on  l'humecte  d'alcool  avec  le  contact 
de  l'air:  l'oxygène  est  absorbé  et  l'alcool  se  change  en  acide  acé- 
tique. Ce  même  noir  de  platine  absorbe  et  retient  les  gaz  avec  une 
ttèi-grande  force.  II  condense  745  fois  son  volume  d'hydrogène. 
,     On  retrouve  cette  même  propriété  de  condenser  les  gaz  à  sa  sur- 
!     bee  dans  le  platine  fondu.  Le  platine  forme  deux  oxydes  com- 
poiés  de  PtO  et  PtO^,  et  deux  chlorures  correspondants  suscepti- 
;     blei  de  se  combiner  comme  acides  avec  les  chlorures  alcalins.  Il 
MGombine  également  au  soufre,  au  phosphore,  au  bore,  au  sili- 
dom,  etc. 

Métaux  de  la  mine  de  platine. 

Osmium.  —  Métal  bleuâtre  dur,  non  ductile,  infusible,  dont  la 
pesanteur  spécifique  a  été  trouvée  par  M.  Deville  21,4.  Dissous 
dans  l'étain  chauffé  au  rouge  vif,  il  se  sépare  par  le  refroidisse- 
loent  en  une  poudre  cristalline  très-dure,  qu'on  obtient  en  enle- 
vant l'étain  au  moyen  de  l'acide  chlorhydrique.  Ces  cristaux,  trop 
petits  pour  être  mesurés,  présentent  au  microscope  deux  genres 
<le  laces,  des  rhombes  et  des  carrés,  et  l'on  peut  supposer,  d' après 
la  position  relative  de  ces  faces,  qu'on  a  à  faire  à  des  dodécaèdres 
riioniboîdaux  avec  des  faces  du  cube.  Chauffé  avec  le  contact  de 
i)ir,  il  produit  de  Vacide  osmigue  volatil,  d'une  odeur  très-âcre  et 
brt  dangereuse  à  respirer.  Lorsqu'il  n'a  pas  été  fortement  chauffé, 
il  se  dissout,  à  l'aide  de  la  chaleur,  dans  l'acide  nitrique,  et 
tonne  lieu  au  même  acide  volatil  qui  passe  à  la  distillation.  Il 
forme  d'ailleurs  au  moins  cinq  combinaisons  avec  l'oxygène,  que 
l'on  se  procure  par  différents  procédés,  et  qui  sont  représentées 
parOsO,  Os*03,  OsO^  OsO^  OsO*.  C'est  celle-ci  qui  constitue 
l'acide osmique,  dont  la  volatilité  rapproche  l'osmium  des  mélal- 

vl)0n  robdent  en  dissolvanl  à  chaud  du  chlorure  de  platine  dans  un  soluté 
concentré  de  potasse  caustique.  On  ajoute  peu  à  peu  de  Talcool  qui  produit 
QQ4  me  effervescence  d'acide  carbonique,  réduit  le  chlorure  et  en  précipite  le 
i&^tal  sous  forme  d*une  poudre  très-pesante  d'un  noir  de  velours.  On  fait 
^ùlUr  le  précipité  successivement  avec  de  Talcool,  de  Tacide  chlorhydrique 
^  de  Têtu,  et  on  le  fait  sécher  sur  une  capsule  de  porcelaine,  en  le  mettant 
^  Itbri  de  toute  matière  organique. 
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loïdes,  et  peut  le  faire  considérer  plutôt  comme  un  miuéralisa* 
teur  des  métaux  que  comme  un  métal  proprement  dit. 

Iridium.  —  Blanc  pur,  tout  à  fait  infusible  au  feu  et  inaltérable 
à  l'air  et  à  tous  les  acides;  il  forme  au  moins  quatre  oxydes  IrO, 
Ir^O^,  IrO^  et  IrP,  quatre  chlorures  correspondants  et  deux  ioda 
res  IrP  et  IrO*.  Combiné  principalement  à  l'osmium,  il  constitue, 
dans  la  mine  de  platine,  de  petites  tables  hexagonales  d'un  blanc 
d'étain,  plus  dures  que  le  platine  natif  et  plus  pesantes  *,  à  te 
point  que,  tandis  que  la  pesanteur  spéciûque  du  platine  nati 
varie  de  16,3  à  19,4,  celle  de  l'osmiure  d*iridium  pèse  de  19^41 
à  21,118,  avec  une  quantité  d'osmium  qui  varie  de  24,5  à  75 
M.  Deville  a  trouvé  que  la  densité  de  Tiridium  fondu  était  égah 
à  celle  du  platine,  c'est-à-dire  21, 15. 

Palladium,  —  Métal  d'un  blanc  d'argent,  pesant  11,5,  dur,  très- 
malléable,  un  peu  moins  infusible  que  le  platine.  Il  est  inaltéra- 
ble à  l'air  et  d'une  oxydabilité  douteuse  au  feu.  Lorsqu'il  es 
divisé  et  non  forgé,  il  est  soluble  dans  l'acide  nitrique  qu'il  colon 
en  rouge-brun.  Il  forme  deux  oxures  PdO  et  PdO^,  et  deux  chlo- 
rures correspondants.  Il  se  combine  facilement  au  soufre,  ai 
phosphore  et  à  l'iode.  On  le  distingue  même  facilement  du  pla- 
tine par  le  caractère  qu'il  possède  d'ôlre  attaqué  et  taché  lors- 
qu'on pose  dessus  une  goutte  de  teinture  alcoolique  d'iode  ;  tan- 
dis que  le  platine  résiste  à  cette  épreuve.  Le  palladium  possède 
une  autre  propriété  caractéristique  et  qui  sert  à  le  séparer  de 
autres  métaux  auxquels  il  est  associé;  ses  dissolutions  formen 
avec  le  cyanure  de  mercure  un  précipité  blanchâtre  de  cyanor< 
palladeux  PdCy». 

Le  palladium  se  trouve  mêlé  à  la  mine  de  platine  sous  form* 
de  grains  arrondis,  à  structure  fibreuse  et  divergente,  qui  le  con 
tiennent  uni  au  platine  et  au  rhodium.  On  l'a  trouvé  combiné  ai 
sélénium,  dans  un  minerai  de  séléniure  de  plomb,  au  Harz.         ^ 

Rhodium.  —  Métal  d'un  blanc  gris,  ayant,  lorsqu'il  est  pur,  L 
même  couleur  que  l'aluminium,  cassant,  pour  peu  qu'il  soi 
mêlé  d'impuretés,  mais  ductile  et  malléable  lorsqu'il  en  est  dé 
barrasse,  très-dur,  pesant  12,1,  d'après  M.  Deville,  tout  à  fait  in 
fusible  au  feu,  mais  pouvant  s'y  oxyder,  inattaquable  par  le 
acides.  Il  forme  deux  oxures  RO  et  R^O^,  et  plusieurs  oxures  in- 
termédiaires. On  lui  connaît  deux  chlorures,  dont  l'un  (R%1' 
est  rose  et  insoluble,  et  dont  l'autre  RCl^  est  d'un  brun  noir  très 
soluble,  et  donne  un  soluté  d'une  belle  couleur  rouge.  Ce  mèm 
chlorure,  combiné  aux  chlorures  alcalins,  forme  des  sels  cristal 
lises  d'une  belle  couleur  rouge  :  c'est  ce  caractère  qui  a  valu  ai 
rhodium  le  nom  qu'il  a  reçu  de  Wollaston.  Ces  chlorures  double 
sont  insolubles  dans  l'alcool. 
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Ruthénium.  —  Métal  d'un  gris  blanc^  beaucoup  plus  léger  que 
riridjum,  ayant  pour  densité  11  à  il, 4,  très-difûcilement  fusible, 
s'oxydanl  à  Tair  par  la  calcinât  ion,  et  formant  un  oxure  bleu 
foncé  irréductible  par  la  chaleur  seule.  On  ne  connaît  pas  encore 
Toxure  ruthéneux  RuO ;  mais  on  a  obten  u  3  RuO  -}-  Ru'O^,  RuO-}- 
RQ*0»et  Ru«0'.  M.  Deville  a  aussi  obtenu  RuO^  Ce  métal  pré- 
sente donc  les  plus  grands  rapports  avec  le  rhodium,  et  paraît 
avoir  le  même  poids  moléculaire,  de  môme  que  la  molécule  d'iri- 
dium a  le  même  poids  que  celle  du  platine  ;  mais  il  en  diffère  par 
des  caractères  très-tranchés. 

1*  Le  ruthénium  fondu  avec  du  nitre  ou  de  la  potasse  se  dissout 
complètement  dans  Teau.  Le  rhodium,  par  le  môme  traitement, 
doone  un  oxyde  vert-brun  insoluble  dans  Teau  et  les  acides  ; 

2*  Le  ruthénium  n'est  pas  dissous  par  la  fusion  avec  le  bisulfate 
de  potasse  ; 

3* Le  chloride  rulhénique  (RuGI^)  est  jaune-orange  et  fournit 
ivecles  alcalis  un  hy^drate  d'oxyde  noir.  Le  chloride  de  rhodium 
tttibQgeet  donne  avec  les  alcalis  tin  hydrate  d'oxyde  d'un  jaune 
diir; 

4*  L'hydrogène  sulfuré  qui  traverse  une  solution  de  chlorure 
mthéaique  convertit  celui-ci,  avec  élimination  de  sulfure  de  ru- 
thénium, en  un  chlorure  bleu  foncé.  Le  chloride  de  rhodium  est 
également  décomposé  en  partie,  mais  la  liqueur  conserve  une 
couleur  rouge  rosée. 

FAMILLE    DE    L'OR. 
Or  natif. 

L'or  se  trouve  presque  toujours  à  l'état  natif,  non  qu'il  soit 
ordinairement  véritablement  pur  ;  mais  comme  les  petites  quan- 
tités d'argent,  de  cuivre  ou  de  plomb  qu'il  contient  alors  ne  lui 
tont  ni  sa  couleur  ni  son  éclat  métallique,  on  le  considère 
comme  pvar  ou  natif.  Nous  distinguerons  cependant  de  l'or  natif 
différents  aurures  d'argent,  où  la  proportion  de  ce  dernier  métal 
le  trouve  plus  ou  moins  considérable,  ainsi  que  les  alliages  natifs 
de  l'or  avec  le  palladium  et  le  rhodium,  et  le  tellurure  d'or. 

L'or  natif  se  reconnaît  à  sa  couleur  jaune  jointe  à  son  éclat  mé- 
Ulique  et  à  une  grande  ductilité  ;  sa  pesanteur  spécifique  ne 
dépasse  pas  19,25.  Il  est  inaltérable  au  feu;  cependant  il  s'yfond 
à  32  degrés  du  pyromètre  de  Wedgwood. 

L'or  se  trouve  quelquefois  cristallisé  en  cube  ou  en  formes  qui 
en  dérivent,  comme  en  octaèdre^  en  cubo- octaèdre,  en  dodécaèdre 
Wagtmaly  et  en  trapézoèdre.  Les  cristaux  sont  toujours  petits  et 
éteignent  rarement  le  volume  d'un  pois.  Le  plus  souvent  l'or  est 
CQ  formes  indéterminables,  et  prend  les  surnoms  de  : 
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1®  Lamelliforme  y  en  lames  planes  ou  contournées,  à  surface  sou- 
vent réticulée  ; 

T  Ramuleux,  en  ramifications  ou  en  dendrites  qui  paraissent 
être  composées  de  petits  octaèdres  ou  de  prismes  carrés  implan- 
tés les  uns  sur  les  autres  ; 

3^  Granuliforme,  en  grains  aplatis  ou  en  paillettes  ; 

4^  Massif  en  grains  semblables,  sub-orbiculaires,  ayant  la  forme 
des  substances  roulées  par  les  eaux,  mais  d'un  volume  plus  con- 
sidérable. On  donne  à  ces  masses  d'or  natif  le  nom  de  pépites.  Le 
muséum  d'bistoire  naturelle  de  Paris  en  possède  une  qui  pèse 
plus  de  500  grammes  :  mais  on  en  cite  de  bien  plus  considérables, 
entre  autres  une  de  2i'',7,  trouvée  en  1821,  dans  le  comté  d'An- 
son  aux  États-Unis,  et  une  de  36  kil.  trouvée  en  1842,  dans  les 
alluvions  de  Miask,  sur  la  pente  asiatique  de  TOural.  Cette  der- 
nière localité  avait  déjà  fourni  précédemment  des  pépites  de 
4kiL,6S  SetlOS  H3. 

L'or  appartient  essentiellement  aux  terrains  primitifs  et  de 
transition,  quoiqu'on  le  trouve  aussi  dans  les  terrains  tracliyti- 
ques  et  trappéens,  et  surtout  dans  ceux  de  transport.  Mais  les 
terrains  tracbytiques  et  trappéens  étant  le  résultat  du  feu  d'an- 
ciens volcans  sur  les  rocbes  primitives,  et  les  seconds  provenant 
de  leur  destruction  par  les  eaux,  il  n*est  pas  étonnant  que  l'or, 
Tune  des  substances  les  plus  indestructibles  de  la  nature,  se  re- 
trouve dans  ces  nouveaux  terrains  avec  toutes  ses  propriétés,  et  il 
pourra  même  arriver,  comme  cela  a  lieu  dans  les  terrains  de 
transport,  qu'il  y  paraisse  beaucoup  plus  abondant  que  dans  ses 
gîtes  primitifs,  parce  que,  en  raison  de  son  indestructibilité  et  de 
sa  grande  densilé,  toute  la  quantité  d'or  d'une  grande  étendue  de 
terrains,  broyés  et  détruits  par  les  eaux,  pourra  se  rassembler 
dans  des  parties  basses  où  il  sera  très-facile  de  la  trouver. 

Cette  idée  générale  des  gisements  de  l'or  étant  donnée,  indi- 
quons plus  particulièrement  les  lieux  qui  le  fournissent. 

Dans  les  terrains  primitifs,  l'or  peut  être  disséminé  dans  la  masse 
même  de  la  rocbe,  ainsi  que  cela  a  lieu  au  Brésil,  dans  la  Sierra  de 
Cocaes,  oti  l'on  a  trouvé,  dans  un  terrain  de  micaschiste,  une 
rocbe  composée  principalement  de  quartz  grenu^  de  fer  oligiste 
micacé  et  de  paillettes  d'or  disséminées.  Mais  ce  métal  est  beau- 
coup plus  commun  dans  les  filons  des  terrains  primitifs,  quoi- 
qu'il n'y  soit  jamais  assez  abondant  pour  former  à  lui  seul  des 
filons  proprement  dits,  lesquels  sont  principalement  composés 
en  tout  ou  en  partie  : 

De  quartz  hyalin  ou  laiteux(au  Pérou,  à  la Gardette,  déparlement 
de  l'Isère;  en  Californie,  dans  le  bas  Canada,  en  Australie,  etc.}; 

De  silex  corné  ; 
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De  jaspe  simple  (à  Minas-Geraès,  Brésil); 

De  chaux  carbonatée  spathique  ; 

De  baryte  sulfatée; 

De  feldspath  compacte. 

Quant  aux  composés  métalliques  qui  accompagnent  l'or  dans 
ces  filons,  ce  sont  : 

Le  fer  sulfuré  intact  ou  altéré; 

Le  cuivre  pyriteux  (Isère)  ; 

Le  plomb  et  le  zinc  sulfurés; 

Le  mispickel  ou  fer  sulfoarséniuré  ; 

LeotriÂlt  gris; 

L'irgeat  sulfuré  (à  Kônigsberg  en  Hongrie). 

Li    Très-soQ?ent  l'or  existe  dans  les  mines  pyriteuses,  mais  telle- 

m.  Mot  divisé  ou  masqué  par  la  couleur  de  la  pyrite,  qu'on  ne  Ty 

W  "tmtil^pAs  tant  que  celle-ci  est  intacte,  et  qu'il  ne  devient  visi- 

r  Ùe^ptJirsqu'elle  a  été  décomposée  et  hydroxydée  ;  telles  sont 

kipiÉlkél  aurifères  de  Bérésof  en  Sibérie.  Quelquefois  l'or  ne 

forme  que  0,0000002  de  la  mine,  comme  h  Ramehberg,  au  Harz, 

etcependant  on  l'en  retire  encore  avec  profit. 

J*aidit que  Torse  trouvait  en  plus  grande  abondance  dans  cer- 
tains terrains  de  transport  qui  forment  en  quelques  pays  des  dé- 
pôts plus  ou  moins  étendus.  Ces  dépôts  ont  été  nommés  par 
M.  Brongniart  terrains  plusiaques,  c'es|-à-dire  riches^  parce  qu'ils 
olrent  généralement  l'or  mélangé  avec  les  substances  les  plus 
précieuses,  provenant  comme  lui  de  la  destruction  des  terrains 
primitifs  :  tels  sont  le  platine,  les  diamants,  les  corindons,  les 
émeraudes,  etc.  L'or  qui  est  exporté  de  la  Colombie,  du  Brésil,  du 
Chili,  de  la  Californie,  de  l'Australie,  et  celui  qui  provient  de  la 
pente  des  monts  Ourals,  ou  des  gorges  de  l'Altaï  en  Sibérie,  ap- 
partiennent à  ce  mode  de  formation. 

L'or  est  aussi  fort  commun  dans  le  sable  des  rivières,  soit  qu'il 
ûtété  arraché  par  les  eaux  aux  roches  primitives  où  les  rivières 
prennent  leur  source,  soit,  comme  on  le  pense  aujourd'hui,  qu'il 
provienne  plutôt  du  lavage  du  terrain  d'alluvion  où  coule  l'eau  ; 
c^OD  le  trouve  ou  on  ne  le  trouve  pas  dans  le  sable,  suivant  U 
nature  du  terrain  parcouru.  Par  exemple,  en  France,  l'Ariége  offre 
de  l'or  aux  environs  de  Mirepoix  ;  le  Rhône  en  produit  seulement 
(fepais  l'embouchure  de  l'Arve  jusqu'à  5  lieues  au-dessous;  le 
^inen  présente  depuis  Bâle  jusqu'à  Manheim,  et  surtout  près  de 
Strasbourg,  entre  le  Fort-Louis  et  Guermersheim, 
Cet  or  est  exploité  en  beaucoup  d'endroits  par  des  hommes 

nommés  orpailleurs.  La  poudre  d'or  qui  est  apportée  de  l'inté- 
rieur de  l'Afrique  par  les  caravanes  parait  venir  d'une  source 

semblable . 

GomwmT,  Drogiict,  ?•  édit.  T.  U  —  \^ 
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Extraction.  —  Le  travail,  pour  rexploitation  des  mines  d'or,  se 
réduit  à  peu  de  choses.  Lorsque  c'est  du  sable  des  rivières  qu'on 
veut  le  retirer,  on  lave  ce  sable  dans  des  sébiles  de  bois  d'une 
forme  particulière,  ou  sur  des  tables  inclinées  recouvertes  d'une 
étoffe  de  laine.  L'or,  en  raison  de  sa  grande  pesanteur,  tombe  au 
fond  des  sébiles  ou  s'arrôte  sur  le  drap.  Lorsqu'il  n'est  plus  mêlé 
que  de  peu  de  sable,  on  l'amalgame  avec  du  mercure  ;  on  exprime 
l'amalgame  pour  en  séparer  le  mercure  en  excès;  on  en  retire  le 
reste  par  la  distillation. 

L'exploitation  des  mines  d'or  en  roches  ne  consiste  de  même 
qu'à  les  pulvériser  et  à  les  laver  dans  des  sébiles  ou  sur  des  tables 
inclinées  ;  lorsque  l'or  est  séparé  de  sa  gangue,  on  le  fond  et  on 
l'affine  comme  les  autres  espèces  d'or. 

Quant  aux  sulfures  aurifères,  on  les  grille  pour  en  séparecil 
soufre  et  l'arsenic  et  pour  brûler  une  partie  des  métaux  oxjèai^ 
blés;  on  les  fond  ensuite  pour  rassembler  l'or  dans  une  maîÉf 
métallique  moins  considérable;  on  grille  de  nouveaUj^  et  Ton 
fond  la  matière  grillée  avec  du  plomb,  qui  s'empare  de  l'or,  de 
l'argent  qui  s'y  trouve  habituellement,  d'un  peu  de  cuivre,  de 
fer  et  quelquefois  d'étain.  On  coupelle  cet  alliage  de  la  même 
manière  que  lorsqu'on  veut  obtenir  de  l'argent.  La  seule  différence 
est  que  la  natte  d'argent,  au  lieu  d'être  pure,  contient  de  l'or  (I). 

D'autres  fois,  au  lieu  de  fondre  la  mine  grillée  avec  du  plomb, 
on  la  traite  par  le  mercure,  ce  qui  se  fait  de  môme  que  pour  Tar- 
gent.  On  retire  le  mercure  de  l'amalgame  par  la  distillation. 

L'or  provenant  de  l'affinage  avec  le  plomb  peut  encore  conte- 
nir de  l'argent,  du  cuivre,  du  fer  et  de  l'étain.  Celui  qu'on  obtient 
par  l'amalgamation  ne  contient  que  de  l'argent.  On  sépare  le 
cuivre,  le  fer  et  l'étain  du  premier  en  le  fondant  avec  du  nitre, 
qui  oxyde  ces  trois  métaux.  On  ne  peut  en  séparer  l'argent  qu'au 
moyen  du  départ^  opération  fondée  sur  la  propriété  que  possède 
l'acide  nitrique  de  dissoudre  l'argent  sans  toucher  à  l'or. 

Mais,  pour  que  le  départ  s'opère  exactement,  la  quantité  d'ar- 
gent contenue  dans  l'alliage  doit  être  assez  grande  pour  que  le 
métal  attaqué  devienne  très-poreux  et  soit  entièrement  pénétré 
par  l'acide  ;  car  autrement  l'or  retiendrait  une  partie  de  l'argent. 
Cette  quantité  d'argent  nécessaire  est  de  trois  parties  contre  une 
d'or.  Lorsqu'on  s'est  assuré,  par  un  essai  préliminaire,  que  l'alliage 
ne  la  contient  pas,  il  faut  la  compléter  en  y  ajoutant  de  l'argent 
par  la  fusion  et  couler  l'alliage  en  grenaille.  Ajouter  ainsi  à  l'or  la 

(I)  A  vrai  dire,  Targent  retiré  des  mines  de  plomb,  etc.,  contient  toujours  de 
l'or,  ce  dont  on  peut  s'assurer  en  le  soumettant  aux  deux  opérations  de  Vin- 
quartatton  et  du  départ  ;  mais  on  n'y  fait  passer  que  celui  qui  contient  asseï 
d'or  pour  couvrir  les  frais  du  travail,  l'autre  est  regardé  comme  argent  pur. 
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quantité  d'argent  nécessaire  pour  que  celui-ci  forme  les  trois 
quarts  de  la  masse,  est  ce  qu'on  nomme  en  faire  Vinquartaiion, 

On  divise  alors  la  grenaille  dans  des  pois  de  grès  disposés  sur 
on  bain  de  sable,  et  on  la  traite  à  chaud  par  une  égale  quantité 
(Ticide  nitrique  à  2d  degrés.  On  décante  la  liqueur  et  on  la  rem- 
place par  de  l'acide  à  30  ou  32  degrés,  que  l'on  fait  bouillir 
comme  le  premier.  Ensuite,  après  avoir  décanté  Tacide  et  lavé 
for,  on  traite  celui-ci  par  de  l'acide  sulfurique  concentré  et 
bouillant,  qui  dissout  les  portions,  d'argent  échappées  au  pre- 
mier acide.  On  lave  l'or  de  nouveau  et  on  le  fond  dans  un  creuset 
pour  le  mettre  en  lingot. 

L'ai^enty  qui  a  été  dissous  par  les  acides  nitrique  et  sulfurique, 
€St  précFpité  à  l'état  métallique  en  plongeant  dans  ces  liqueurs 
limes  de  cuivre.  Mais  cet  argent  contient  toujours  du  cuivre 
on  le  prive  par  la  coupellation,  ou  dont  on  tient  compte 
ifi'on  amène  l'argent  à  l'un  des  titres  autorisés  par  la  loi. 

Qi^pelle  titre  de  l'or  ou  de  l'argent  la  quantité  d'alliage  que 
la  loi  permet  d'y  introduire  pour  donner  à  ces  métaux  plus  de 
doietéet  pour  qu'ils  résistent  mieux  au  choc  et  au  frottement. 
En  France,  l'or  des  monnaies  est  au  titre  de  900  millièmes,  c'est- 
Wire  que,  sur  1000  parties,  l'alliage  contient  900  parties  d'or 
et  100  parties  de  cuivre  ou  d'argent.  L'or  d'orfèvrerie  peut  avoir 
trois  titres,  qui  sont  0,920,  0,840  et  0,750.  Anciennement  on  es- 
timait le  titre  de  l'or  en  vingt-quatrièmes  de  l'unité,  que  l'on 
nommait  karats  :  ainsi  l'or  pur  était  à  24  karats;  l'or  qui  conte- 
nait 2/24  d'alliage  était  à  22  karats  =  0,917.  L'or  à  20  karats  ré- 
pond au  titre  actuel  de  0,833;  et  l'or  à  18  karats,  =0,750. 

Les  joailliers,  sans  recourir  à  l'analyse  de  l'or,  ou  aux  procé- 
dés chimiques  des  essayeurs,  reconnaissent  assez  bien  le  titre 
4c  l'or,  en  frottant  ce  métal  sur  une  roche  dure  nommée  pierre 
ittouche,  qui  peut  être  de  différente  nature,  mais  qui  doit  être 
noire,  compacte,  unie  et  inattaquable  par  l'acide  nitrique;  tel 
tel  surtout  le  jaspe  noir  schisteux  ou  phtanite  de  Haiij.  En  tou- 
chant la  trace  jaune  et  brillante  laissée  par  l'or  sur  la  pierre  avec 
nne  goutte  d'un  acide  nitrique  à  32  degrés,  contenant  quelques 
centièmes  d'acide  chlprhydrique,  on  en  altère  d'autant  moins 
l'éclat  que  le  métal  est  plus  pur;  et  comme  on  opère  compara- 
li^ement  sur  de  petits  lingots  d'or  à  titre  déterminé,  on  en  con- 
clntàpeu  près  celui  de  la  pièce  essayée. 

Aurure   d'aryent. 

J'ai  dit  que  l'or  pur  était  très-rare.  On  cite,  comme  deux  faits 
^Iraordinaires,  une  pépite  d'or  du  Brésil  que  Fabrioni  a  trouvée 
i  24  karats,  et  un  or  de  Sibérie,  probablement  aussi  pur,  que 


us 
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G.  Rose  a  trouvé  à  0,993.  Ordinairement  le  litre  de  Tor  ^ 
varie  de  0,940  à  0,980.  Alors  on  peut  le  considérer  comr 
natif;  mais,  au-dessous  de  celle  proportion,  on  doit  le  consi 
comme  un  aurure  d'argent  dont  les  proportions  paraisses 
premier  abord,  n'être  soumises  à  aucune  règle;  mais  il  est 
bable  que  l'or  et  l'argent  s'y  trouvent  en  rapports  molécul 
comme  on  le  voit  par  la  table  suivante,  qui  a  été  dressé 
M.  Boussingault. 
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FOBMC 

Or  de  Boffota 

92 

8 

AgAu 

Or  de  Ll&no  .« 

88,54 

88,24 

88,15 

'87,94 

ll,4r, 
1I,7G 
11,85 
12,06 

• 

Malpaso  (pet.tpée.  14,706). 
Baîa 

-•»■'■■ 

Rio-Sucio 

H^ 

Or  de  Oias-Anchas 

84,50 

15,50 

AgÀu 

Or  de  la  Trinidad 

82,40 

17,60 

AgAi] 

Or  de  Guano 

73,68 
74 

73,45 
73,40 

26,82 
26 

26,48 
26,  CO 

j^ 

Tisiribi 

M 

Marraato  (pet.  ip«e.  12,666). 
Otramina 

AgAy 

n 

Électrum  de  Schlangenberg... 
Or  de  Transylvanie 

64 

64,52 

64,93 

36 

35,48 

35,07 

AgAu 

Saiita-Rosa 

Argent  aurifère  de  Schlangen- 
berg   

28 

72 

Ag-^Ai 

^   o • •• 

Dans  l'or  de  la  Californie,  M.  Henry  a  trouvé  : 

Densité 15,63 

Or 


86,57 

Argent 12,33 

Cuivre 0,29 

Fer 0,54 

Silice » 


15,96 

88,75 
8,88 
0,83 

» 
1,40 


C'est  tout  ce  que  je  dirai  de  ces  alliages  naturels  de  Toi 
sont  exploités  comme  or  pur,  mais  dont  on  extrait  ensuite 
gent  par  Tinquartation  et  le  départ. 

Orpalladié.  —  Les  exploitalions  de  Gongo-Socco,  au  Brésil, 
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tieooent  une  variété  d'or  d'un  jaune  très-pâle  et  blanchâtre,  qui 
est  UD  alliage  d'or  et  de  palladium.  Cet  alliage  est  surtout  dissé- 
miné dans  une  roche  quartzeuse  mélangée  de  fer  oligiste,  et  elle 
jest  accompagnée  d'oxyde  de  manganèse.  On  suppose  également 
que  le  palladium  y  est  en  partie  oxydé,  parce  que  l'acide  chlorhy- 
àique  en  dissout  beaucoup  de  palladium;  mais  la  présence  du 
kioxyde  de  manganèse  sufQrait,  à  ce  qu'il  semble,  pour  expli- 
quer ce  résultat.  On  cite  également  un  alliage  d'un  jaune  d'or, 
en  petits  grains  cristallisés^  qui  provient  de  la  capitainerie  de 
forper,  dans  TAmérique  méridionale.  Cet  alliage  est  composé, 
lUTant  l'analyse  de  Berzélius,  de 

Or 8d,98 

Palladium 9,85 

Argent ; 4,  !  7 

100,00 

;  Or  tellure. 

fai  parié  (page  122)  du  tellure  natif,  minéral  que  l'on  trouve 
à  Fazbay,  en  Transylvanie,  et  dans  le  Gonnecticut,  aux  États- 
Unis,  et  que  l'on  regarde  comme  du  tellure  sensiblement  pur, 
bien  qu'il  contienne  souvent  plusieurs  centièmes  de  fer  et  une 
petite  quantité  d'or.  Mais  nous  devons  décrire  ici  d'autres  mine- 
rais de  tellure  qui  contiennent  de  l'or  en  quantité  beaucoup  plus 
considérable,  et  que  Ton  doit  regarder  comme  renfermant  une 
combinaison  définie  de  ces  deux  corps.  Cependant  ce  tellurure 
d'or  n'est  jamais  pur;  il  est  toujours  associé  à  des  quantités  va- 
riables de  tellurures  d'argent  ou  de  plomb.  Quelques-uns  de  ces 
mélaDges  ont  été  considérés  comme  espèces  mméralogiques^  et 
ont  reçu  des  noms  particuliers. 

Or  tellwé  argentifère^  or  graphique,  tellure  graphique,  sylvane 
(ftudanl). 

Cette  substance  se  trouve  dans  les  dépôts  aurifères  de  Nagyag, 
en  Transylvanie.  Elle  offre  un  éclat  métallique  d'un  gris  d'acier 
clair;  elle  pèse  8,^8;  elle  cristallise  en  prismes  rhomboïdaux 
droits  d'environ  107%40',  ou  en  aiguilles  minces  et  plates,  qui  se 
réunissent  à  angles  droits,  de  manière  à  simuler  des  lettres  hé- 
braïques ;  elle  est  fusible  au  chalumeau  et  réductible  en  un  al- , 
^e  d'or  et  d'argent,  ductile  et  d'un  jaune  clair.  Elle  se  dissout 
dans  l'acide  nitrique,  eu  laissant  un  résidu  d'or  métallique.  D'a- 
près  l'analyse  de  Klaprolh,  elle  est  formée  de 

Tellure 60  10  moléc. 

Or 30  3      — 

Argent 10  1      — 

100 


« 
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ce  qui  donne  AgTe  +  3AuTe^  (voyez  page  70).  Deux  analyses  de 
M.  Petz^  sur  un  tellure  graphique  d'Offenbanya,  ont  donné  : 

1.  II. 

Tellure 58,81  59,97  18  moléc. 

Or 26,47  26,97  5  — 

Argent H,31  11,47  2  — 

Plomb 2,75          0,28  »  — 

Antimoine...*. 0,66         0,58  »  — 

Cuivre »>  0,76  »  — 

dont  la  seconde  répond  à  la  formule  2AgTe  +  5  AuTe*. 

Argent  tellure  aurifère.  —  Deux  autres  minerais  de  Nagyag, 
analysés  par  M.  Petz,  ont  donné  :  . 

l.  Pes.  spéc.  =  8  45         II.  Pes.  spéc.  =  g  83 

Tellure 37,76        1  at.  34,98        9  moléc. 

Argent CI  ,55        1  46,76        7      —     .  ., 

Or 0,69        »  18,26        3       —   ^^* 

La  première  substance  doit  être  considérée  comme  Qa  sim- 
ple tellurure  d'argent,  et  la  seconde  comme  le  même  com- 
posé mélangé  d'une  certaine  quantité  de  sous-tellurure  d'oH 
(7  AgTe  +  Au3Te«). 

Or  tellure plombi f ère j  or  de  Nagyog^  Mullerine  (Beudant).  — Sub- 
stance métalloïde,  d'un  blanc  jaunâtre,  non  lamelleuse,  cristaili— 
sant  en  prismes  droits  rbomboïdaux  d'environ  105**  3ff  et  74"  30^ 
Pesanteur  9,22.  Non  flexible,  aigre,  ne  tachant  pas  le  papier  . 
Fusible  au  chalumeau,  couvrant  le  charbon  d'oxyde  de  plomb,  efl 
se  réduisant  en  un  bouton  métallique  blanc  peu  ductile. 

L'analyse  de  Klaproth  a  donné  : 

Rapports  molécttlaires. 

Tellure 44,75  X     i,25        =    55,9  5 

Or 26,75  X     0,8135     =     21,8  2       * 

Plomb 19,50  X     0,7725    =     ^^i*  Ui  t 

Argent 8,50  X    0,7412    ='     6,31^^'*  ^ 

Soufre 0,50  X     5  =2,5  » 

Formule:  2Pb | ^^      ^^,^^3^ 

Ag)       ^ 

,  Plomb  tellure  aurifère^  élasmose  (Beudant).  —  Substance  métal-- 
loïde,  d'un  gris  de  plomb  foncé,  lamelleuse  et  facilement  cliyable 
dans  un  sens.  Fusible  sur  le  charbon  qu'elle  couvre  d'oxyde  des 
plomb  ;  réductible  en  un  globule  gris,  qui  finit  par  laisser  un 
boulon  d'or.  Attaquable  par  l'acide  nitrique  avec  résidu  blanc 
de  sulfate  de  plomb  mélangé  d'or. 

La  moyenne  de  deux  analyses  faites  par  Klaproth  et  par  Bran- 
des  fournit  : 
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Molécule».  pbTe  4-    Au*  Te»  +CuTe-{-  PbS 

Tellure....  31,93  40      «-      27  4-      «0,5  +      3  » 

Plomb 55,57  42  27                  7  »  -H    15 

Or 7  7  »                  7  »  ^     » 

Cuivre «,25  3  »                 d  -3  » 

Argent 0,25  »  »                 »  »  » 

Soufre 3  1^  »                »  »>  15 

100,00     107     =    "ïïT   -f-  Tt^    +    T"  4-  3Ô" 

£a  répartissant  les  molécules,  comme  on  le  voit  ci-dessus;  en 
diTisant,  par  exemple,  les  42  m  de  plomb  en  2  parts,  dont  15  né- 
cessaires pour  convertir  le  soufre  en  PbS,  et  27  pour  former  du 
tellure  de  plomb  avec  27  de  tellure;  il  restera  encore  i3  de 
klBurure  pour  convertir  presque  les  7  atomes  d'or  en  Au^Te^,  et 
3  atomes  de  cuivre  en  CuTe  ;  de  sorte  qu'on  est  conduit  à 
iattre  dans  Véiasmose  (Beudanl)  un  mélange  de  PbTe,  de 
À^0f^^  de  CuTe  et  de  PbS,  qui  paraît  caractériser  celte  variété 
M^Jifomb  tellure  aurifère. 

Cette  substance^  de  même  que  les  précédentes,  se  trouve  à 
Nagyag/en  Transylvanie,  dans  des  dépôts  aurifères  qui  paraissent 
appartenir  à  la  formation  trachytique.  Elle  est  souvent  accom- 
pagnée de  manganèse  sulfuré  et  de  manganèse*  carbonalé-silicaté 
rose. 

U&Argyri4es  (de  ^pY^f^»  ^'^l'gcnt),  sont  des  métaux  blancs,  ne 
décomposant  l'eau  que  très- difficilement  à  une  baute  tempéra- 
ture, ou  ne  la  décomposant  pas  du  tout;  solubles  dans  l'acide 
nitrique,  insolubles  dans  l'acide  cblorhydrique,  formant  avec  les 
acides  non  colorés  des  sels  incolores.  Non  acidiûables  par  l'oxy- 
gène ;  formant  au  contraire  des  oxydes  basiques^  et  qui  sont  dé- 
composés par  riode.  La  pesanteur  spécifique  de  ces  métaux  est 
assez  considérable  et  varie  entre  9,8  et  13,57,  Leur  nombre  mo- 
léculaire est  supérieur  à  1200.  Ils  sont  au  nombre  de  quatre  : 
l'aryen/,  le  mercure^  \e  plomb,  le  bismuth. 

FAHILLB  IHI  X'aRGENT.  ^ 

L'argent  est  un  métal  très-anciennement  connu,  d'un  blanc 
Irès-éclatant,  susceptible  d'un  très-beau  poli.  Plus  dur  que  l'or, 
^^  peu  moins  malléable,  mais  plus  ductile  à  la  filière.  Il  pèse  10,4 
quand  il  est  fondu,  et  10,6  après  avoir  été  battu.  Il  fond  à  20  de- 
grés du  pyromètre  de  Wedgwood,  avant  le  cuivre  qui  fond  à 
^  degrés,  et  l'or  à  32.  A  celte  température,  il  est  un  peu  volatil 
^  ^'air,  sans  s'y  oxyder  ;    cependant,   d'après,   l'observation  de 
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M.  Chevillol,  lorsqu'il  reste  fondu  à  l'air,  il  absorbe  uue  petite 
quaotité  d'oxygène,  qui  s'en  dégage  sous  forme  de  bulles  au 
moment  où  il  se  solidifie;  le  gaz,  en  sortant,  projette  môme  des 
parties  d'argent  hors  de  la  masse,  et  constitue  le  phénomène  du 
rochage. 

L'acide  chlorhydrique  n'attaque  pas  Targent  hors  du  contact 
de  l'air;  mais,  avec  ce  contact,  une  petite  quantité  d'acide  se 
trouve  décomposée,  il  se  forme  de  l'eau  et  du  chlorure  d'argent. 

L'acide  sulfurique  n'attaque  pas  l'argent  à  froid^  mais  le  dis- 
sout à  chaud  en  dégageant  de  l'acide  sulfureux. 

L'acide  nitrique  le  dissout  à  froid,  et  surtout  à  chaud,  avec  un 
fort  dégagement  de  deutoxyde  d'azote,  qui  devient  rutilant  à 
l'air.  Il  se  forme  du  nitrate  d'argent,  qui  est  très-soluble,  mi 
facilement  cristallisable  en  belles  lames  incolores  et  trans] 
tes.  Ce  sel,  fondu  dans  un  creuset  et  coulé  dans  une  lingot 
légèrement  enduite  de  suif,  constitue  la  pierre  infemak»  Dû 
dans  l'eau,  voici  comment  il  se  comporte  avec  les  réactifs  :  ■  • 

Acide  chlorhydrique  :  précipité  blanc,  caillebotté,  qui  noircit  à 
la  lumière.  Ce  précipité  est  insoluble  dans  l'acide  nitrique,  et  so- 
luble  dans  l'ammoniaque; 

Sulfide  hydrique  et  sulfures  dissous  :  précipité  noir  de  sulfure 
d'argent  ; 

Alcalis  fixes  :  précipité  gris  jaunâtre  d'oxyde  d'argent  ; 

Ammoniaque  liquide  :  précipité  jaunâtre  passant  au  noir,  soluble 
dans  un  excès  d'alcali;  par  l'évaporation  spontanée  de  la  liqueur, 
il  se  produit  une  poussière  noire  micacée,  qui  détone  fortement 
par  le  simple  frottement  d'un  autre  corps,  c'est  Yargent  fulminant. 

Enfin  le  soluté  de  nitrate  forme,  sur  le  cuivre,  une  tache  blan- 
che qui  résiste  au  feu  ;  il  noircit  la  peau  et  toutes  les  matières 
organiques. 

L'argent  se  trouve  sous  quatorze  états  principaux  dans  la  na- 
ture :  natifs  aururé,  antimonié.^  bismu(hé,  arséniuré,  tellure,  sélénié, 
sulfuré  y  sulfoantimonié  y  sulfoarséniéj  ioduré,  bromure,  chloruré^ 
carbonate, 

•        Argent  natif. 

Cet  argent  jouit  de  toutes  les  propriétés  de  celui  qui  a  été  ob- 
tenu par  l'art;  cependant  il  n'est  jamais  entièrement  pur,  et  con- 
tient ordinairement  un  peu  d'or,  de  cuivre,  d'antimoine  ou  de 
plomb.  Un  argent  natif  de  Johann -Georgenstadt,  analysé  par 
John,  contenait  : 

Argent 99 

Antimoine i 

Cuivre  et  arsenic traces. 
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Un  argent  de  Curcy,  analysé  par  Berthier,  était  formé  de 

Argen  l 90 

Cuivre 10 

ce  qui  répond  exaclementà  l'argent  des  monnaies  de  France. 

La  sarface  de  l'argent  natif  est  très-souvent  noircie  par  du  sul- 
hre  ou  du  chlorure  d'argent,  qui  le  feraient  méconnaître  s'il  ne 
suffisait  pas  de  le  limer  légèrement  pour  mettre  à  découvert  la 
coolear  blanche  et  l'éclat  qui  le  caractérisent.  On  le  trouve  quel- 
quefois cristallisé  en  cube^  ou  en  formes  dérivées,  comme  Voctaè- 
ire  ou  le  cub(H)ctaèdre ;  mais  le  plus  spuvent  il  est  sous  forme  de 
MrUes,  de  rameaux  ou  de  filets,  engagés  dans  des  filons  de 
fBirtz,  de  chaux  carbonatée,  de  chaux  fluatée,  de  baryte  sulfa- 

,etc.,  et  accompagnant  les  autres  minerais  d'argent. 

On  trouve  l'argent  natif  au  Pérou,  au  Mexique  et  en  Sibérie,  il 
en  Europe,  dans  les  mines  de  Kongsberg  en  Norwége,  de 
A^kr;  et  de  Johann-Georgen  stadt^  en  Saxe,  d'Alfemoni  et  de 
Sfkii*Marie  aux  Mines,  en  France.  On  en  a  trouvé  ancienne- 
ment, dans  ce  dernier  endroit,  des  masses  de  25  à  30  kilogram- 
mes. On  fait  aussi  mention  d'un  bloc  d'argent  natif  de  400  quin- 
taux (20,000  k.)  trouvé  à  Schneeberg;  mais  ces  faits  sont  rares,  et 
le  dernier  peut  paraître  douteux. 

Argent  anruré. 

J'en  ai  parlé  à  propos  de  l'or  (p.  147),  et  j'ai  dit  que  ces  deux 
métaux  se  trouvaient  presque  toujours  unis  en  proportions  dé- 
fimes;  je  n'y  reviendrai  pas. 

•  Argent  antlmonlé. 

Blanc  d'argent,  tendre,  fragile,  d'un  tissu  lamelleux;  pesanteur 
spécifique  9,44. 

Il  est  fusible  au  chalumeau,  en  dégageant  une  vapeur  d'anti- 
moine qui  se  condense  en  petites  aiguilles  brillantes  à  Tenlour 
du  point  de  fusion;  il  reste  un  bouton  d'argent  malléable. 

L'acide  nitrique  le  dissout  en  laissant  un  résidu  blanc  d'acide 
*ïilimonieux.  Deux  échantillons  analysés  par  Klaproth  ont  donné  : 

d'Andréasberg.  de   Wolfach. 

Argent 77    2  moléc.        8V    3  moléc. 

AnUmoine 23     i       —  16    i      — 

l'argent  anlimonié  se  trouve  cristallisé  en  prismes  rectangu- 
laires simples  ou  modifiés  ;  mais  le  plus  souvent,  il  est  granulaire 
oumoîii/;  il  est  assez  rare  ;  il  a  été  trouvé  à  Andreasberg  au  Harz, 
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à  Wolfach  dans  le  Furstemberg,  à  Allemont  (Isère),  et  à  Gassala, 
près  de  Guadalcanal,  en  Espagne. 

Arguent  blsmnihé. 

L'argent  bismulhé  se  trouve  dans  les  minerais  d'argent  de  San 
Antonio  de  Gopiapo,  en  particules  très-pelites,  se  groupant  par* 
fois  en  veines  irrégulières.  Ces  particules,  sans  traces  de  cristal- 
lisation, ont  dans  leur  cassure  fraîche  l'éclat  et  la  couleur  de  l'ar- 
gent, mais  elles  prennent,  en  se  ternissant,  une  couleur  jaunâtre» 
M.  Domeyko  les  a  trouvées  composées  de  : 

Argent 84,7      (6,3) 

Bismuth 13,3      (1,0 

ri 
Ce  qui  lui  fait  supposer  que  la  formule  est  :  Ag^Bi. 

Argent  arténtaré. 

Ce  minéral  se  trouve  dans  les  mines  de  Samson  et  deKeofcag» 
à  Anderasberg.  11  est  blanc  d'étain,  d'une  cassure  inégale  et  se 
présente  en  petis  rayons  ou  en  dendrites  sur  du  spath  calcaire* 
Sa  densité  est  7,473.  Trois  analyses  ont  donné  : 

Soufre 0,85  »  l,iO 

Arsenic 49,10  »  n 

Antimoine 15,46  »  15,43 

Argent 8,88  8,81  8,21 

Fer 24,60  21,33  » 

Ce  qui  indiquerait  plutôt  des  mélanges  d'arséniure  ou  de  sulfo- 
arséniure  de  fer  avec  de  l'antimoniure  d'argent^  et  peut  laisser 
des  doutes  sur  l'existence  de  celte  espèce. 

.  Argent  tellaré. 

Cette  substance  a  été  trouvée  assez  pure  par  G.  Rose,  parmi 
des  produits  de  la  mine  de  Sawodinski,  dans  l'Altaï.  Sa  pesan^ 
teur  spécifique  est  de  8,41  à  8,56;  elle  est  métalloïde,  d'un  gris 
de  plomb  et  malléable.  J'ai  cité  également  un  argent  tellure  de 
Nagyag  d'une  composition  semblable  (AgTe),  comme  on  peut  le 
voir  par  les  résultats  suivants  : 

De  TAltai,         De  Nagyag, 
par  G.  Rose.        par  Petx.         Moyenne.      Molécules  • 

Argent ,  62,42  61,55  61,98  i 

Tellure 36,92  37,76  37,34  1 

Fer 0,24  »  »  » 

Or »  0,69  » 
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Arguent  sélénlé. 

Découvert  par  M.  André  del  Rio,  en  petites  tables  hexagonales, 
d'un  gris  de  plomb,  très-ducliles,  dans  des  minerais  de  Tasco^ 
an  Mexique.  Il  est  peu  connu,  et  j'en  parle  seulement  pour  en 
constater  l'existence. 

Argent  naruré  (argyrosc,  mine  d'argent  vitreuse). 

Sulfure  noir,  lamelleux,  brillant  lorsqu'il  est  cristallisé;  mat  et 
informe,  quand  il  se  trouve  disséminé  dans  les  roches.  Pesanteur 
spécifique  6,9.  Il  est  malléable,  tendre,  et  se  laisse  entamer  au 
couteau.  La  flamme  d'une  bougie  suffit  pour  le  fondre.  Au  cha- 
Inmeau,  il  dégage  de  l'acide  sulfureux  et  laisse  un  bouton  d'ar- 
gent Il  cristallise  en  formes  qui  dérivent  du  cube.  C'est  un  des 
iposés  d'argent  les  plus  répandus.  Il  occupe  des  filons  dans 
ntagnes  de  gneiss,  de  mica  schistoïde  et  de  schiste.  Il  est 
trèi-aboadant  à  Yalentiana  au  Mexique,  à  Freyberg  en  Saxe,  à 
Joachimstadt  en  Bohême,  à  Schemnitz  en  Hongrie.  On  a  quel- 
quefois profité  de  la  malléabilité  de  l'argent  sulfuré  pour  en  frap- 
per des  médailles;  on  peut  même  ensuite  chauffer  peu  à  peu  les 
pièces  pour  en  dégager  le  soufre,  et  l'argent  qui  reste  garde  en- 
core assez  fidèlement  l'empreinte. 

D'après  les  analyses  de  Klaproth,  l'argent  sulfuré  doit  être 
composé  de  1  molécule  d'argent  et  de  1  molécule  de  soufre  ; 
soilAgS. 

Argent  (I) 1350  87,1 

Soufre 200  12,9 


1550        100,0 

On  a  trouvé  sur  l'argent  sulfuré  cubique  de  Joachimstadt,  un 
argent  sulfuré  en  prismes  hexagonaux,  auquel  on  a  donné  le  nom 
i'acaniite. 

Nous  signalerons  aussi  un  minéral,  nommé  jalpaUe,  ayant  pour 

(I)  Depuis  quelques  années,  les  chimistes  admettent  que  la  molécule  de 
'argent  est  seulement  de  675,  de  sorte  que,  les  nombres  ci-dessus  restant  les 
"»émes,  la  formule  devient  Ag*S.  Pour  opérer  ce  changement,  ils  se  fondent 
sur  deux  raisons  :  d'une  part  sur  la  caloricité  spécifique  de  l'argent,  qui 
semble  indiquer  qu'en  effet  l'ancien  poids  moléculaire  de  l'argent  doit  être 
^^i^é  par  2  ;  de  l'auti^,  sur  l'isomorphisme  qu'ils  supposent  exister  entre  le 
wlfare  d'argent  et  le  sulfure  de  cuivre  Cu*S.  Mais  il  est  certain  que  les  deux 
sulfures  naturels  ne  sont  pas  isomorphes,  puisque  celui  d'argent  se  présente 
*n  cristaux  dérivés  du  cube,  et  celui  de  cuivre  en  prismes  hexaèdres  dérivés 
<iu"  rhomboèdre.  Il  y  a  donc  autant  de  raisons  pour  conserver  l'ancien  poids 
moléculaire  de  l'argent  que  pour  le  changer. 
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formule(3/4  Ag,  1/4  GuS).  C'est  de  l'argent  sulfuré  cuprifère,  d'uii 
gris  de  plomb  noirâlre,  trouvé  à  Jalapa,  dans  le  Mexir[ue.  Sa 
densité  varie  de  6,877  à  6,890. 

Arf^ent  tulfoarténiuré  (prouslite,  argent  rouge  en  partie). 

Substance  non  métalloïde,  rouge,  transparente,  fragile,  deve- 
nant d'un  rouge  clair  par  la  pulvérisation,  pesant  de  5,52i  à  5,552* 
Elle  est  llusible  au  chalumeau,  en  dégageant  des  vapeurs  d'arsenic 
très-prononcées,  et  laissant  à  la  un  un  globule  d'argent.  Elle  se 
dissout  dans  Tacide  nitrique  sans  former  de  précipité  immédiat. 
Elle  cristallise  en  prismes  hexagones  réguliers,  terminés  par  des 
rhomboèdres  très-surbaissés,    qui   dérivent  d'un   rhomboèdre 
obtus  très-rapproché  de  celui  de  l'argent  sulfo-antimonié,  avec 
lequel  elle  avait  été  confondue  jusqu'à  Proust,  qui  a  le  premi(^>4! 
remarqué  qu'il  y  avait  deux  espèces  d'argent  rouge  :  l'ane,  la  ptaj^ 
commune,  composée  de  sulfure  d'argent  et  de  sulfmre  d'anti- 
moine; l'autre,  plus  rare,  dans  laquelle  le  sulfure  d'arsenic  rem* 
place  celui  d'antimoine,  sans  presque  rien  changer  aux  proprié- 
tés du  minéral. 

L'analyse  de  l'argent  sulfoarsénié  de  Joachimstadt,  faite  par 
Rose,  a  donné  : 

Molécules. 

Argent 6i,67  3 

Soufre 19,51  6 

Arsenic 15,09  2 

Antimoine 0,69  » 

Formule  :  As*S»  +  3AgS. 

Argent  tairoantimonlé. 

Composé  naturel  de  sulfure  d'argent  et  de  sulfure  d'antimoine, 
dont  il  existe  trois  espèces  distinctes,  en  raison  des  rapports  di- 
vers des  deux  sulfures  qui  le  constituent.  La  plus  commune  et  la 
plus  importante  est  connue  des  minéralogistes  sous  le  nom  d'ar- 
yen/ 7vuge  ou  argyrythrose.  Elle  contient  3  molécules  de  sulfure 
d'argent  contre  1  de  sulfure  d'antimoine,  et  présente,  par  consé- 
quent, une  composition  correspondante  à  celle  de  la  proustùe^ 
dont  il  vient  d'être  question.  La  seconde  espèce,  nommée  autre* 
fois  argent  noir,  argent  vitreux  fragile,  argent  antimonié  sulfuré 
noir,  et  aujourd'hui  psaturose,  contient  6  atomes  de  sulfure  d'ar- 
gent sur  1  atome  de  sulfure  d'antimoine;  enûn,  la  troisième, 
nommée,  comme  la  précédente,  argent  noir,  etc.,  et  aujourd'hui 
miargyritey  contient  1  atome  seulement  de  chaque  sulfure. 

Argent  rouge  vrai  o\x  argyrythrose.  —  Substance  non  métalloïde, 
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rooge  ou  donnaolune  poudre  d'un  rouge  sombre;  fragile,  àcas- 
snre  concholde,  pesant  de  5,83  à  5.9i.  Au  chalumeau,  elle  dé- 
gige  une  odeur  alliacée  faible,  beaucoup 
d'acide  sulfureux,  des  vapeurs  blanches 
d'oiyde  d'antimoine,  et  laisse  un  bouton 
d'i^enl  métallique. 
L'irgent  suiroanlimonié  se  trouve  en  cris- 
luu,  tantôt  transparents  et  d'un  rouge  vif, 
lutdt  opaques  et  olTranl  un  brillant  métal- 
lique gris,  lorsque  la  surface  en  a  été  alté- 
ra; mais  il  sufât  de 

i    11  patter  pour  faire 

l  panltre  la  couleur 

^Unge  de  la  poudre. 

BBHcrislauxdérivent 

Rfiin  liKimboîilc  oli- 


Fig.  88. 


Fij.  87.  — Argïiil 


lus  de  108"  50  et  de  71"  50  (/>g-  86),  presque  sembable  à  celui 
delachauï  carbonatée;  et  les  formes  secon- 
'l'ires,qui  sont  des  prismes  hexaèdres  termi- 
nés par  des  sommets  rhomboédriques  ou  do- 
dtcaédriques,  ou  des  dodécaèdres  ù  triangles 
tt^lènes,  rappellent  aussi  complètement  ceux 
delacbaux  carbonatée.  On  la  rencontre  aussi 
CD  dendrites,  en  petits  mamelons  groupés  les 
«us  sur  les  autres,  ou  amorphe.  En  Europe, 
ilnese  trouve  jamais  qu'en  petites  quantités, 
mbordonnées  aux  (fîtes  d'argent  sulfuré  ou  de 
plomb  sulfuré  argentifère  (comme  à  Konigs- 
lierg,  Joachimstadt,  Schemnitz,  Sainte-Marie 
»MMines,etc.).  Ilest  plus  abondant  en  Amé- 
rique, où  il  forme  quelquefois  la  partie  prin-     Fig.es-  Argcuirouge 
"pale    des  dépôts    argentifères  et   est  la  «  ""i""^*^;^» ''«"bI" 
source  de  produits  immenses  en  argent. 
On  a  supposé  pendant  longtemps  que  cette  substance  contenait 
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de  Toxygène  ;  mais  les  analyses  de  Proust,  conûrmées  par  celles 
de  Bonsdorff,  ont  montré  qu'elle  était  formée  de 

Molécules. 

Argent 58,94  3 

Antimoine 22,84  2 

Soufre 46,61  6 

Substance  terreuse 0,30  » 

Perte 1,31  » 

Formule  :  Sb*S»  +  3AgS-  ' 

Psaturose,  argent  antimonié-sulfuré  noir. — Substance  métalloïde, 
d'un  gris  de  fer,  pesant  de  5,9  à  6,25,  aigre,  fragile,  à  poussière 
noire.  Les  cristaux  dérivent  d'un  prisme  rhomboïdal.  Elle  fond 
au  chalumeau  avec  dégagement  d'acide  sulfureux  et  de  vapeurs 
d'oxyde  d'antimoine  ;  elle  contient  : 

Moléeules. 

Argent '..  68,54  6 

Antimoine 44,68  2       .^ 

Soufre 46,42  9 

Cuivre • 0,64  » 

Formule  :Sb*S»+6AgS. 

Cette  substance  se  trouve  dans  les  mêmes  gisements  que  la 
précédente,  mais  en  plus  petite  quantité. 

Miargyrite,  —  Substance  métalloïde,  noire,  à  cassure  conchoï- 
dale,  cristallisant  en  prismes  rhomboïdaux  obliques.  Pesanteur 
spécifique  de  5,2  à  5,4.  Fragile,  poussière  rouge  sombre.  Se  con- 
duisant au  chalumeau  comme  les  précédentes.  Soluble  dans  l'acide 
nitrique  avec  dépôt  blanc  d'acide  antimonieux.  La  liqueur  offre 
par  l'acide  chlorhydrique  la  réaction  du  nitrate  d'argent,  et  par 
le  nitrate  de  baryte  celle  de  l'acide  sulfurique. 

L'analyse  de  ce  minéral  a  fourni  à  Henri  Rose  : 

Rapports  molécalaires.  Excédant. 

Argent 36,40  27  =  24  -f-          3 

Antimoine 39,44  48  =  48  » 

Soufre 21,9o  409  =  96  +        43 

Cuivre 4,06  2  -=  »  2 

Fer 0,60  4  =  »  4 

• 

d'où  l'on  tire  Sb^S^+^gS,  plus  un  mélange  de  sulfures  d'argent, 
de  cuivre  et  de  fer,  avec  un  excès  de  soufre  que  rien  ne  justifie. 

Trouvée  à  Braunsdorff,  en  Saxe. 

Argent  sulfuré stibiocuprif ère, — Indépendamment  des  combinai- 
sons précédentes  entre  les  sulfures  d'argent  et  d'antimoine,  que 
l'on  peut  considérer  comme  assez  simples  encore  et  bien  définies, 
il  en  existe  un  grand  nombre  d'autres  qui  offrent  ces  sulfures  en 
proportions  plus  compliquées  et  réunis  d'ailleurs  à  d'autres  sul- 
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/tires  basiques,  tels  que  ceux  de  plomb  ou  de  cuivre,  ce  qui  nous 

engage  à  renvoyer  ces  composés  aux  familles  minéralogiques  de 

ces  deux  métaux.  Il  en  est  deux  cependant  que  nous  ne  pouvons 

Doas  dispenser  de  mentionner  ici,  à  cause  de  la  forte  proportion 

d'argent  qui  s'y  trouve.  Le  premier  a  reçu  le  nom  de  polybasùe. 

C'est  une  substance  métalloïde,  d'un  gris  de  fer,  cristallisant  en 

prismes  hexaèdres;  elle  pèse  6,21,  et  possède  tous  les  caractères 

chimiques  des  sulfures  précédents,  sauf  que  le  bouton  obtenu 

au  chalumeau  contient  du  cuivre,  et  que  la  dissolution  nitrique 

prend  une  belle  couleur  bleue  par  l'addition  de  l'ammoniaque. 

Une  polybasitede  Guarisamey,  analysée  par  H.  Rose,  a  fourni  : 


i 


Argent 

Cuivre . . . . 

Fer 

Aotimoine. 
Anenic... 
Soufre 


Rapports 

64,29 
9,93  ) 
0,06  i 

moléculaires. 

47 
25 

5,09  ) 
3,74  ) 

14 

17,04 

85 

d'où  Ton  tire,  comme  formule  très-rapprochée 


0 


S»  -f-  48Ags  +  i2Cu«S. 


Molécules. 

23 
37 

+ 
+ 

24  S 
18 

- 

(AgS)24     ou  8 
(Cu*S)18         6 

i7 
2 
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1-8 

^ 

(FeS)18           6 

30 

+ 

45 

— 

(Sb»S»)15        0 

105 

105  S 

Le  second  composé  est  un  weissgultigerz  de  Freyberg,  analysé 
par  Henri  Rose  également,  et  qui  lui  a  donné  : 

Argent 31,29 

Cuivre 14,81 

Fer 5,98 

Zinc 0,99 

Antimoine. 24,65 

Soufre 21,17 

Cette  analyse,  si  compliquée,  est  remarquable  en  ce  que,  en 
ajoutant  à  chaque  métal  la  quantité  de  soufre  qui  lui  est  nécessaire 
pour  le  convertir  en  sulfure,  on  tombe  exactement  sur  la  quantité 
de  soufre  trouvée  ;  ensuite,  en  réunissant  le  sulfure  d'antimoine 
au  sulfure  d'argent,  et  le  sulfure  de  cuivre  à  celui  de  fer,  on  trouve 
la  formule  5Sb«S3,8AgS  +  6(Cu«S+  FeS),  qui  indique  la  com- 
binaison d'un  argent  sulfoantimonié  particulier  avec  6  atomes  de 
cuivre  pyriteux. 

Découvert  par  Vauquelin  en  analysant  un  minerai  apporté  de 
Mexico  sous  le  nom  d'argent  vierge  de -Serpentine.  11  offrait  une 


160  FAMILLE  DE  L'ARGENT. 

couleur  blanchâtre  avec  un  reflet  vert  jaunâtre  et  une  cassure 
lamelleuse.  Il  contenait  18  d'iode  pour  iOO,  et  était  accompagné 
d'argent  natif  et  de  plomb  sulfuré,  sur  une  gangue  calcaire.  Ce 
composé  a  fourni  le  premier  exemple  de  l'existence  de  l'iode 
dans  le  règne  minéral. 

it rirent  cliloraré. 

Argent  corné  ou  kérargyre.  —  Chlorure  lilhoïde,  translucide, 
d'une  couleur  gris  de  perle,  et  d'un  aspect  gras  et  diamantaire  ;  il  se 
coupe  comme  de  la  cire,  ofi^re  une  cassure  écailleuse  et  pèse  4,74. 
Il  fond  à  la  flamme  d'une  bougie.  Ghaufl'é  au  chalumeau,  il  dégage 
de  l'acide  chlorhydrique,  qui  entraine  une  partie  de  chlorure  et 
laisse  un  bouton  d'argent.  Frotté  sur  une  lame  de  fer  ou  de  zinc,  ^ 
il  se  réduit  superflclellement  et  prend  l'éclat  de  l'argent.  "i 

Composition  :    Chlorft 24,67    2  molée.         ,. .    -^ 

Argent 75,35     \      -*.*     \  *  ' 

Le  chlorure  d'argent  forme  souvent  une  couche  mince  à  la 
Surface  de  l'argent  natif,  qu'il  prive  de  son  éclat.  D'autres  fois, 
il  est  sous  forme  de  lames  ou  de  masses  amorphes  d'un  volume 
sensible;  plus  rarement  il  est  en  petits  cristaux  cubiques,  souvent 
allongés  en  prismes  rectangles,  ou  en  octaèdres.  11  accompagne 
toujours  les  minerais  d'argent:  mais  il  est  rare  en  Europe, 
tandis  qu'on  le  rencontre  en  grande  quantité  au  Mexique  et  au 
Pérou,  où  on  le  trouve  principalement  disséminé  en  parties  iavi* 
sibles  dans  les  gangues  des  minerais  d'argent,  ou  dispersé  dans 
un  minerai  de  fer  hydraté,  nommé />aco$  au  Pérou  et  colorados  au 
Mexique.  Ce  minerai  forme  des  dépôts  considérables  dans  les 
calcaires  pénéens  (secondaires  inférieurs).  11  est  en  outre  traversé 
par  des  ûlets  d'argent  métallique  et  est  exploité  comme  mine 
d'argent. 

Arf^eni  chlorobromnré. 

Embolite.  —  Minéral  de  la  mine  Golorada,  à  Copiapo  (Chili), 
d'une  couleur  oHve  à  l'extérieur,  jaune  ou  vert-serin  à  l'intérieur. 
Sa  forme  primitive  est  le  cube.  —  Il  est  parfois  amorphe  et  com- 
pacte, mais  dans  ce  cas  môme  il  possède  un  clivage  cubique.  Sa 
densité  est  de  5,806.  Sa  composition  : 

Argent 00,862 

Chlore 20,087 

Brome 13,050 

d'où  l'on  déduit  la  formule  :  2AgBr  +  3AgCl. 


\ 
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Arf^eKt  bromure. 

DécouTert  en  1841  par  Berthier,  dans  un  minerai  provenant 
de  la  mine  de  Sainl-Onofre,  district  de  Plateros,  au  Mexique. 

Ce  minerai  est  un  hydrate  de  fer  compacte,  mélangé  de  quartz 
el  percé  de  petites  cavités  tapissées  de  cristaux  incolores  et  trans- 
parents de  chioro-arséniate  de  plomb.  Ces  cristaux  sont  accompa- 
gnés de  carbonate  de  plomb  compacte  et  d'autres  cristaux  d'un 
fcrt  olive,  qui  sont  le  bromure  d'argent. 

Composition  de  l'incrustation  : 

Quartz  et  argile 54 

Hydrate  de  fer M 

Chloro-araéniate  de  plomb 22 

Carbonate  de  plomb 7^50 

Bromure  d'argent 5,50 

100,00 

Pour  extraire  le  bromure,  on  traite  d'abord  l'incrustation  par 
l'acide  acétique,  qui  dissout  le  carbonate  de  plomb,  puis  par, 
Tacide  nitrique  faible,  qui  dissout  Tarséniate  ;  en  troisième  lieu, 
par  l'acide  oxalique  bouillant,  qui  s'empare  de  l'oxyde  de  fer.  Le 
résida,  bien  lavé  et  séché,  est  alors  traité  par  l'ammoniaque  liquide, 
qui  dissout  le  bromure.  Si  l'on  veut  en  extraire  le  brome,  on 
ajoute  à  la  liqueur  de  l'acide  sulfhydrique,  qui  en  précipite 
l'argeai  à  Tétàt  de  sulfure  et  amène  le  brome  à  l'état  d'acide 
brombydrique  ;  on  filtre  et  l'on  sature  la  liqueur  bouillante  par 
da  carbonate  de  potasse.  On  forme  ainsi  du  bromure  de  potas- 
sium, qu'on  amène  à  siccité  afin  de  le  dissoudre  dans  l'alcool. 
L'alcool  étant  évaporé,  on  traite  le  bromure  dans  un  petit  appareil 
convenable  avec  un  peu  d'acide  sulfurique  et  d'oxyde  de  man- 
ganèse, pour  en  extraire  le  brome. 

Argent  carbonate.  —  Ce  sel  est  très-rare,  puisqu'il  a  été  observé 
une  seule  fois  par  M.  Selb,  dans  la  mine  de  Wenseslas,  dans  le 
Furstemberg.  II  y  est  mélangé  avec  de  l'antimonite  d'argent  dans 
une  gangue  de  baryte  sulfatée;  il  est  composé  de  AgO,C03. 

Indépendamment  des  états  naturels  précédents  qui,  réunis, 
forment  la  famille  des  argentiques^  on  trouve  encore  l'argent 
amalgamé  au  mercure,  ou  mercure  argental  de  Haîiy,  susceptible 
de  cristalliser. 

On  le  trouve  aussi  sous  un  état  de  combinaison  très-compliqué, 
nommé  autrefois  argent  griSy  puis  cuivre  gris^  et  aujourd'hui 
ponabase.  Cette  substance  varie  par  le  nombre  et  la  proportion 
de  ses  éléments;  mais,  le  plus  ordinairement,  elle  contient  du 

GviwvtT,  Drogues,  7*  édii.  ''•    '•  ""    tl 
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cuivre,  de  Vantimoine,  de  Vargent^  du  fer  et  du  soufre.  Quelquefois 
Tarsenic  remplace  en  tout  ou  en  partie  Tantimoine,  de  même 
que  le  zinc  et  le  manganèse  peuvent  y  prendre  la  place  du 
fer. 

Enfin,  on  trouve  l'argent  disséminé  dans  le  sulfure  de  plomb 
(galène),  surtout  dans  celui  qui  est  en  masses  cristallines  à  petites 
facettes  ou  à  grains  d'acier.  Ces  sulfures  contiennent  de  30  à 
900  grammes  d'argent  par  50  kilogrammes,  de  sorte  que  ce 
métal  devient  le  produit  principal  de  l'exploitation. 

Extraction  de  Pargent.  —  Les  mines  d'argent  les  plus  considé- 
rables sont  celles  du  Mexique  et  du  Pérou,  qui  en  fournissent  in- 
comparablement plus  à  elles  seules  que  les  mines  des  autres 
parties  du  monde.  En  Europe,  c'est  la  mine  de  Kongsberg  qui  est 
la  plus  ricbe  ;  viennent  ensuite  celles  de  Hongrie  et  de  Saxe  :  nous 
n'avons  en  France  que  les  mines  d'Aile  mont  (Isère),  et  de  Sainte- 
Marie  aux  Mines  (Haut-Rhin),  qui  produisent  fort  peu  actuelle* 
ment.  On  en  obtient  davantage  des  mines  de  plomb  argentifère 
de'Huelgoat  et  de  Poullaouen  (Finistère). 

Les  procédés  employés  dans  ces  différents  pays  pour  extraire 
i'argent  varient  en  raison  de  la  nature  des  mines,  de  leur  richesse 
et  des  localités  ;  cependant,  en  dernier  résultat,  ces  procédés 
consistent  à  ramener  l'argent  à  l'état  métallique  lorsqu'il  n'y  est 
pas,  à  l'allier  au  plomb  ou  au  mercure  pour  le  séparer  des  autres 
métaux,  à  l'isoler  enfin  de  ces  derniers. 

Argent  natif.  — A  Kongsberg,  où  la  mine  consiste  principalement 
en  argent  natif ^  on  la  fait  fondre  avec  partie  égale  de  plomb,  après 
l'avoir  bocardée  et  séparée  de  sa  gangue  par  le  lavage  :  il  en  résulte 
un  alliage  qui  contient  de  0,30  à  0,35  d'argent  ;  on  en  retire 
celui-ci  par  la  coupellation.  Voici  en  peu  de  mois  comment  on 
procède  à  cette  opération  : 

On  fabrique  un  très-grand  creuset  avec  des  os  calcinés,  pulvérisés 
et  mis  en  pâte  avec  de  l'eau  ;  lorsque  ce  creuset,  qui  se  nomme 
coupelle f  est  bien  sec,  on  le  place  au  milieu  de  Taire  d'un  four  à 
réverbère,  ce  qui  se  fait  en  l'élevant  peu  à  peu  à  travers  le  sol  du 
fourneau  qui  est  à  jour,  jusqu'à  ce  que  le  bord  supérieur  de  la 
coupelle  se  trouve  de  niveau  avec  l'air  du  four  ;  alors^  on  l'assu- 
jettit avec  la  même  pâle  qui  a  servi  à  le  former,  de  manière  qu'il 
fasse  corps  avec  le  fourneau. 

Quelquefois  la  coupelle  n'est  autre  chose  que  Taire  môme  du 
four  qui  est  creusée  en  coupe,  et  recouverte  d^une  couche  de 
cendre  lessivée  et  fortement  battue;  dans  les  deux  cas,  la  voûte 
du  four  qui  recouvre  la  coupelle  est  très-surbaissée  ;  d'un  côté 
de  la  coupelle  se  trouve  le  foyer  ;  la  cheminée  est  à  l'opposé  : 
dans  un  des  côtés  attenant  au  foyer  est  placée  la  douille  d'un 
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fort  soufflet,  et  dans  Tautre,  -vers  la  partie  supérieure  de  la  cou- 
pelle, OQ  a  pratiqué  une  rigole. 

On  remplit  la  coupelle  de  plomb  argentifère,  et  Ton  chauffe  le 
foameau  :  bientôt  l'alliage  fond  ;  alors,  le  vent  du  soufflet  étant 
dirigé  vers  Sa  surface,  le  plomb  s'oxyde,  et  avec  lui  le  cuivre  et  le 
fer  qui  peuvent  s'y  trouver.  Ces  oxydes,  étant  moins   pesants 
que  l'argent,  restent  à  la  surface  du  bain,  et  s*écoulent  par  la 
rigole  pratiquée  vers  la  partie  supérieure  de  la  coupelle.  A  mesure 
^e  cet  effet  a  lieu^  on  verse  de  nouveau  plomb  dans  la  cou- 
pelle,   pour  l'entretenir   toujours    convenablement    pleine,  et 
l'cQ  continue  ainsi  pendant  plusieurs  jours,  ou  jusqu'à  ce  que 
It  coupelle  contienne  une  forte  masse  d'argent.  Alors  on  achève 
de  faire  écouler  l'oxyde  de  plomb  qui  la  recouvre,  en  creusant 
réehancrure  d'écoulement  jusqu'à  la  surface  du  bain  d'argent. 
Oa  retire  celui-ci,  en  y  plongeant  à  plusieurs  reprises,  et  jusqu'à 
It  fin,  des  ringards  froids  sur  lesquels  l'argent  se  solidifie  et 
s'attache. 

Cuivre  gris.  —  Dans  les  pays  où  cette  mine  est  abondante,,  on 
la  pulvérise,  on  la  grille  pour  volatiliser  le  soufre  et  Pantimoine, 
et  ToD  traite  le  résidu  avec  un  fondant  convenable,  pour  en 
retirer  un  culot  de  cuivre  et  d'argent,  le  fer  n'ayant  pas  été 
réduit.  Le  culot  est  rouge,  et  contient  beaucoup  plus  de  cuivre 
que  d'argent. 

On  fond  cet  alliage  avec  environ  trois  fois  et  demie  son  poids 
de  plomb  (I),  et  on  le  coule  en  lingots  carrés  ou  orbiculaires, 
nommés  pains  de  liquation.  Ces  pains  sont  ensuite  placés  de 
champ  dans  des  fourneaux  à  réverbère,  dont  le  sol  est  disposé 
de  manière  à  pouvoir  recueillir  le  plomb  qui  se  liquéfie.  On 
chauffe  d'abord  doucement,  et  l'on  n'augmente  le  feu  que  gra- 
duellement, à  mesure  que  l'alliage  devient  moins  fusible  par  la 
séparation  du  plomb  :  ce  métal,  en  fondant,  entraine  avec  lui 
l'argent.  Mais,  comme  une  seule  opération  n'enlève  pas  tout  l'ar- 
gent au  cuivre,  on  fait  refondre  les  pains  de  liquation  avec  de 
nouveau  plomb  :  on  répète  môme  quelquefois  l'opération  une 
troisième  et  une  quatrième  fois,  en  diminuant  à  chaque  fois  la 
dose  du  métal  ajouté.  Le  plomb  des  dernières  opérations  est 
refondu  pour  servir  à  de  nouvelles  liquations  ;  quant  à  celui  de  la 
première,  on  le  passe  à  la  coupelle  pour  en  retirer  l'argent. 

Le  cuivre  qui  reste  des  pains  de  liquation  retient  toujours  un 
peu  de  plomb  ;  on  le  purifie,  comme  nous  le  dirons  en  parlant  de 
l'extraction  du  cuivre. 

(1)  Oa  plus  exactement  la  quantité  de  plomb  est  proportionnée  à  celle  de 
Targent  qui  existe  dans  l'alliage.  On  s'assure  de  cette  quantité  par  une  analyse 
préliminaire. 
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Du  sulfure  de  plomb  argentifère.  -*-  Cette  mine  est,  comme  les 
autres,  bocardée,  lav'ée  et  grillée.  Le  grillage  se  fait  à  une  cha- 
leur modérée  dans  un  fourneau  à  réverbère,  en  remuant  con- 
tinuellement la  matière  avec  les  râbles  de  fer,  et  en  y  ajoutant, 
par  intervalles,  de  la  poudre  de  charbon,  qui  ramène  le  sulfate 
de  plomb  formé  à  Tétai  de  sulfure  et  favorise  la  séparation  d'une 
partie  du  soufre  :  le  résultat  de  cette  opération  est  un  mélange 
grisâtre  d'oxyde,  de  sulfate  et  de  sulfure  de  plomb. 

On  môle  cette  matière  avec  de  la  poudre  de  charbon,  de  la 
menue  ferraille  ou  de  la  mine  de  fer  oxydé,  et  assez  d'eau  pour 
en  former  une  pâte,  que  l'on  introduit  par  portion,  et  alternati- 
vement avec  du  charbon,  dans  un  fourneau  à  manche.  Dans  ce 
fourneau,  qui  est  quadrangulaire  et  assez  haut,  le  feu  est  activé 
par  deux  forts  soufflets  :  le  fer  se  réduit,  se  combine  an  soufre  do 
sulfate  et  du  sulfure,  et  coule  avec  le  plomb  réduit  également i 
l'étal  métallique,  vers  la  parlie  la  plus  basse  et  antérieure  du 
fourneau,  d'oii  ils  s'écoulent  tout  rouges  de  feu  dans  un  bassin 
destiné  à  les  recevoir.  (Bassin  de  réception,)  C'est  dans  ce  bassin 
que  se  fait  la  séparation  du  plomb  et  du  sulfure  de  fer  :  celui-ci, 
étant  plus  léger,  reste  à  la  surface  ;  l'autre,  plus  pesant,  gagne  le 
fond,  et  s'écoule  seul  dans  un  second  bassin  inférieur  au  premier, 
nommé  bassin  de  percée. 

Le  plomb  argentifère,  ainsi  obtenu,  porte  le  nom  de  plomb 
d'oeuvre  ;  on  le  passe  à  la  coupelle  pour  en  extraire  l'argent. 

Des  pyrites  argentifères  de Freyba^g,  — On  suit  à  Freyberg  deux 
procédés,  dont  un  surtout  mérite  d'être  connu  :  il  est  appliqué  à 
un  minerai  de  sulfure  d'argent  disséminé  dans  une  grande  quan- 
tité de  pyrites  de  fer  et  de  cuivre,  et  ne  contenant  guère  que 
deux  millièmes  et  demi  d'argent. 

Après  avoir  mêlé  celle  mine  avec  un  dixième  de  sel  marin, 
ou  chlorure  de  sodium,  on  la  grille  dans  un  fourneau  à  réver- 
bère, en  la  remuant  fréquemment.  Le  soufre  des  pyrites  se  brûle 
et  se  change,  partie  en  acide  sulfureux  qui  se  dégage,  partie  eo 
acide  sulfurique  qui  se  combine  au  sodium,  au  fer  et  au  cuivre, 
passés  à  l'état  d'oxydes,  tandis  que  le  chlore  se  porte  sur  l'ar- 
gent et  sur  une  partie  des  autres  métaux  :  le  résultat  du  grillage 
est  donc  un  mélange  de  sulfates  de  soude,  de  fer  et  de  cuivre,  de 
chlorures  d'argent,  de  fer  et  de  cuivre,  d'oxydes  de  fer  et  de  cuivre. 
On  réduit  ce  mélange  en  poudre  flne,  et  on  le  met  dans  des  ton- 
neaux traversés  par  un  axe  horizontal  qui  tourne  au  moyen  d'une 
roue  mue  par  Teau.  On  y  ajoute,  sur  100  parties  de  poudre, 
50  de  mercure,  30  d'eau  et  6  de  disques  de  fer,  de  la  grandeur  et 
de  la  forme  de  dames  à  jouer.  On  fait  tourner  ce  mélange  de  seize 
à  dix-huit  heures.  Voici  alors  ce  qui  se  passe  :  le  chlorure  d'argent 
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est  décomposé  par  le  fer,  et  donne  lieu  à  du  chlorure  de  fer  qui 

se  dissout  dans  Teau,  et  à  de  l'argent  métallique  très-divisé  qui 

s'unit  au  mercure  ;  les  sulfates  de  soude,  de  fer  et  de  cuivre  se 

dissolvent  également  dans  l'eau. 

On  retire  Tamalgame  des  tonneaux,  on  le  lave  et  on  l'exprime 

fortement  pour  en  séparer  l'excès  du  mercure.  L'amalgame  est 

ensuite  moulé  en  boules  de  la  grosseur  d'un  œuf,  et  placé  sur 

aoe  sorte  de  trépier  ou  de  chandelier  en  fer  muni  par  étages  de 

plusieurs  plateaux  ou  soucoupes  de  même  matière.  Le  tout  est^ 

recouvert  d'une  cloche  de  fer  autour  de  laquelle  on  allume  du 

fea.  Le  mercure  se  vqlatilise  ;  mais,  ne  pouvant  s'échapper  par 

le  haut,  il  est  obligé  de  gagner  le  bas  de  l'appareil,  qui  est  formé 

par  une  caisse  de  fer  continuellement  rafraîchie  par  un  courant 

d'eaa^  et  il  s'y  condense  à  l'état  liquide.  L'argent  reste  sur  les 

plateaux  du  chandelier. 

Les  quatre  procédés  que  je  viens  de  décrire  peuvent  suffire 
poar  donner  une  idée  générale  de  l'exploitation  des  mines  d'ar- 
gent ;  les  personnes  qui  voudront  plus  de  détails,  et  surtout  con- 
naître les  appareils  dont  on  se  sert  pour  l'extraction  des  différents 
métaui:,  devront  recourir  aux  livres  spéciaux  (1). 

Usages.  —  Les  usages  de  l'argent  sont  généralement  connus  : 
on  en  fait  des  monnaies,  des  ustensiles  et  des  bijoux  ;  mais,  avant 
de  remployer^  on  l'allie  toujours  avec  une  certaine  quantité  de 
enivre  qui  lui  donne  de  la  dureté  et  le  rend  plus  propre  à  résister 
aux  effets  de  l'usure.  Cette  quantité  de  cuivre  est  déterminée  par 
la  loi»  et  forme  ce  qu'on  nomme  le  tùre  de  l'argent.  Le  titre  de 
l'argent  des  monnaies  de  France  est  de  0,900  pour  la  monnaie 
blanche,  c'est-à-dire  que  1000  parties  d'alliage  contiennent  900 
parties  d'argent  pur  ;  celui  de  la  monnaie  de  billon  est  de  0,200. 
L'argent  d'orfèvrerie  peut  avoir  deux  titres  :  le  premier  à  0,950, 
lé  second  à  0,800. 

On  bat  l'argent  pur  en  feuilles,  et  on  le  réduit  en  fils  comme 
l'or  :  il  faut  dire  môme  que  ce  qu'on  nomme  fil  d'or  n'est  que  de 
l'argent  doré  ;  l'or  seul  étant  trop  mou  et  trop  peu  tenace  pour 
être  tiré  en  fils  très-fins. 

L'argent  est  employé  en  chimie  et  eu  pharmacie  pour  préparer 
le  nitrate  d'argent  cristallisent  fondu. 

FAMILLE   DU   MERCURE. 

Le  mercure  se  trouve  sous  cinq  états  dans  la  terre  :  natifs  allié 
à  Cùrgent,  sulfuré^  sulfo^séléniéy  chloruré. 

(l)  Brongniart,  Traité  de  minéralogie,  Paris,  1807  ;  Dumas,  Traité  de  chimie 
oitpliquée  aux  arts.  Paris,  18ï8-1846. 
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Le  mercure  natif  ne  peut  être  confondu  avec  aucun  autre 
corps  :  sa  liquidité,  qui  persiste  jusqu'à  40  degrés  au-dessous  de 
zéro  ;  sa  pesanteur  spécifique,  qui  égale  13,568  ;  son  opacité 
complète,  sa  blancheur  et  son  grand  éclat  métallique  le  font  re- 
connaître à  l'instant. 

Lorsqu'il  est  solidifié  par  le  froid,  il  est  malléable  et  peut 
être  étendu  sous  le  marteau.  Il  se  volatilise  à  350  degrés,  et 
forme  un  gaz  incolore,  qui  se  condense  sur  lés  corps  froids  en 
un  enduit  blanc  composé  d'une  infinité  de  globules  métal- 
liques. 

Le  mercure  natif  se  trouve  sous  forme  ^e  petits  globules  dans 
la  plupart  des  mines  de  «sulfure  de  mercure,  ou  disséminé  dans 
les  roches  qui  lui  servent  de  gangue.  Souvent  les  gouttelettes  se 
détachent  des  masses  et  coulent  à  travers  les  fissures  des  rochers, 
jusqu'à  des  cavités  où  l'on  va  le  puiser  de  temps  à  autre.  Ce  mer- 
cure ne  demande  d'autre  préparation  que  d'être  passé  à  travers 
une  peau  de  chamois  ;  mais  la  quantité  qu'on  en  obtient  ainsi 
est  toujours  fort  petite  ;  la  presque  totalité  de  celui  qui  est  em- 
ployé provient  de  la  réduction  du  sulfure. 

J'ai  déjà  parlé  du  mercure  amalgamé  à  l'argent  ou  mercure 
argental  deHaûy,  à  l'occasion  des  différents  états  sous  lesquels  on 
trouve  l'argent.  Cet  amalgame  ne  se  trouve  qu'en  petite  quantité 
dans  quelques  mines  de  mercure,  comme  à  Almaden,  en  EIspa- 
gne  ;  à  Idria,  dans  le  Frioul  ;  dans  le  duché  de  Deux-Ponts  ;  à  AU 
lemont,en  France.  li  est  solide,  d'un  blanc  d'argent,  très-éclatant, 
tendre  et  fragile.  Il  cristallise  en  dodécaèdre  rhomboldal,  en 
octaèdre  ou  en  formes  qui  en  sont  dérivées.  Il  blanchit  le  cuivre 
à  l'aide  du  frottement  et  donne  du  mercure  à  la  distillation.  Il 
pèse  14,12.  Cette  densité,  qui  est  plus  forte  que  celle  du  mercure 
lui-même,  est  très-remarquable  et  indique  une  grande  conden- 
sation des  éléments  ;  car,  en  partant  de  la  composition  du  mer- 
cure argental,  telle  que  l'a  déterminée  Klaproth, 

Argent 30  i 

Mercure 64  2 


100         AgHg» 

et  des  densités  des  deux  métaux  10,47  et  13,568,  on  trouve  par  le 
calcul  que  la  densité  de  l'alliage  serait  de  12,^6,  s'il  n'y  avait  pas 
de  condensation. 

On  connaît  deux  autres  amalgames  naturels  d'argent,  for- 
més, comme  le  premier,  de  proportions  définies  des  deux  métaux 
constituants  :  Tun,  qui  a  été  analysé  par  Cordier,  était  com- 
posé de 


CINABRE.  iC7 

Rapports  moléculaires. 

Argent 27,5    -f-    0,7412    =    20  1 

Mercure 72,5    +    0,8         «    58  3 

100,0  AgUg* 

Taulre,  bien  différent  des  deux  précédents,  constitue  la  princi- 
pale richesse  de  la  mine  d'Airqueros,  au  Chili  :  il  est  tout  à  fait 
solide^  malléable  comme  l'argent,  et  peut  être  coupé  au  couteau. 
Il  est  cristallisé  en  octaèdres,  ou  sous  forme  de  dendrites  ou  de 
masse  grenue.  Il  pèse  seulement  10,80,  et  contient  : 

Rupports  moléculaires. 

Argent 86       -+-    0,7412    —    63,7  6 

Mercure 13,5    +    0,8         =    10,8  1 


100,0  Ag«Hg 

Ce  dernier  amalgame  a  reçu  le  nom  d'arquériie. 

M.  Domeyko  a  trouvé  en  outre  dans  les  minerais  de  La  Rossilla 
(Chili)  trois  amalgames  répondant  aux  formules  Ag^Iig^  AgHg  et 
Ag^Hg^et  dans  un  bloc  des  Cordillères  du  Chili  un  minerai  ayant 
pour  formule  Ag*Hg+AgHg=Ag71P. 

Mercure  snlfaré  ou  Cinabre. 

Sulfure  solide,  rouge  et  transparent  lorsqu'il  est  pur  et  cris- 
tallisé ;  mais  souvent  opaque  et  pourvu  d'un  éclat  demi-métal- 
lique d*un  brun  foncé.  Il  devient  toujours  d'un  rouge  vif  par 
la  pulvérisation.  Il  est  fragile  et  assez  tendre  pour  laisser  une 
trace  rouge  sur  le  papier.  Il  pèse  8,098  lorsqu'il  est  pur.  Il  se 
volatilise  complètement  par  l'action  du  feu  ;  projeté  sur  un  char- 
bon allumé,  il  dégage  de  la  vapeur  mercurielle  qui  blanchit  le 
cuivre  ou  l'or. 

Le  mercure  sulfuré  offre  quelque  ressemblance  de  couleur 
avec  l'argent  sulfo-antimonié  (argent  rouge),  avec  l'arsenic  sul- 
furé rouge  (réalgar),  et  avec  le  plomb  chromaté.  Mais  le  premier 
ne  laisse  pas  de  trace  suir  le  papier,  et  laisse  un  bouton  d'argent 
lorsqu'on  le  chauffe  au  chalumeau. 

Le  réalgar  donne  une  poudre  orangée  et  dégage  une  forte  odeur 
d'ail  lorsqu'on  le  jette  sur  des  charbons,  ou  qu'on  le  chauffe  au 
chalumeau. 

Le  plomb  chromaté  donne  une  poudre  aurore  ;  il  ne  se  vola- 
tilise pas  dans  un  tube  de  verre  ;  il  se  divise  parallèlement  aux 
laces  d'un  prisme  quadrangulaire,  tandis  que  le  cinabre  se  divise 
parallèlement  aux  plans  d'un  prisme  hexaèdre. 

Le  sulfure  de  mercure  cristallise  en  prismes  hexaèdres  régu- 
liers ou  en  formes  qui  dérivent  d'un  rhomboèdre  aigu  et  profon- 
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dément  tronqué  au  sommet.  C'est  ce  rhomboèdre  qui  est  sa 
forme  primitive.  On  le  trouve  aussi  sous  forme  mamelonnée, 
granulaire,  compacte  ou  pulvérulente.  Ce  dernier  est  toujours 
'  d'un  beau  rouge  et  porte  le  nom  de  vermillon  natif. 

Enfin,  le  mercure  sulfuré  est  souvent  intimement  mélangé  de 
bitume  ou  d'argile  bitumineuse  qui  lui  donnent  une  couleur 
noirâtre  et  la  propriété  de  dégager  une  odeur  bitumineuse  par 
Faction  du  feu.  C'est  principalement  k  Idria,  en  lUyrie,  que  le 
mercure  se  trouve  sous  cet  état.  M.  Dumas,  en  distillant  ce  mi- 
nerai bitumineux,  en  a  retiré  un  carbure  d'hydrogène  particulier 
(C^H^),  volatil,  solide,  blanc,  cristallisable,  qui  parait  y  exister 
tout  formé.  M.  Dumas  a  nommé  ce  carbure  idrialine. 

Meixure  sulfo-sélénié.  —  Minerai  du  JVfexique  analysé  par  H.  H. 
Rose,  et  qui  lui  a  fourni  : 

Rapports  moléculaires. 

Mercure 81,33    +    0,.S      =      65  5 

Soufre 10,30    -f    ^         =      ^1,5  4 

Sélénium 6,49    -h    2,02    =13  1 

Formule  :  4HgS  -f  HgSe. 

Mercure  chloruré.  — Ne  se  trouve  qu'en  petite  quantité  dans  les 
mines  de  sulfure  de  mercure  et  notamment  à  Mosche-Landsberg, 
dans  le  duché  de  Deux-Ponts.  Il  y  occupe  les  cavités  d'un  grès 
ferrugineux  ;  il  est  quelquefois  cristallisé  en  petits  prismes  rec- 
tangulaires, dont  les  arêtes  sont  remplacées  par  des  facettes  ; 
mais  il  est  le  plus  souvent  concrétionné  et  mamelonné  dans  l'in- 
térieur des  cavités  de  la  gangue.  Il  est  d'un  gris  de  perle,  fragile, 
volatil,  et  peut  être  sublimé  lorsqu'on  le  chauffe  dans  un  petit 
tube  de  verre.  Ces  deux  derniers  caractères  le  distinguent  de 
l'argent  chloruré. 

Fourcroy  supposait  que  ce  minéral  était  du  deutochlorure  de 
mercure  ;  mais  la  nature  ferrugineuse  de  sa  gangue,  son  aspect 
corné,  et  le  mercure  métallique  qui  l'accompagne  presque  tou- 
jours, ne  permettent  guère  de  douter  que  ce  ne  soit  un  proto- 
chlorure. 

D'après  ce  que  j'ai  dit  jusqu'ici,  on  a  pu  voir  que  quatre  des 
cinq  états  naturels  du  mercure,  à  savoir,  les  mercures  natif,  ar- 
gental,  sulfo-sélénié  et  chloruré,  sont  très-rares  et  ne  forment, 
pour  ainsi  dire,  que  des  accidents  au  milieu  du  mercure  sulfuré, 
qui  constitue  partout  la  masse  principale  du  minerai  et  celle  dont 
on  extrait  réellement  le  mercure  du  commerce. 

Celte  substance  est  même  assez  rare  et  d'un  gisement  très- 
restreint.  On  en  trouve  très-rarement  et  très-peu  dans  les  terrains 
primitifs,  et  seulement  dans  les  plus  élevés,  tels  que  le  mica- 
schiste ;  c'est  ainsi  qu'on  l'observe  à  Szlana,  sur  les  bords  du  Sajo, 
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eo  Hongrie,  et  dans  quelques  endroits  de  la  Saxe,  de  la  Bohême 
et  de  la  Silésie.  Si  oiaintenant  on  se  rappelle  que  la  terre  a  été 
primitivement  un  globe  de  matière  fondue  et  d'une  chaleur  ezces- 
si?e,  on  comprendra,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  que  lé^  mercure  et 
le  soufre  devaient  faire  partie  de  son  atmosphère,  et  qu'ils  n'ont 
pa  se  condenser  qu'après  la  loSBdiÛcation  des  roches  de  cristalli- 
sation, telles  que  le  granité,  lasyénite,  la  protogyne,  etc.  ;  tandis 
que  le  micaschiste,  qui  se  trouve  au-dessus,  a  pu  voir  condenser 
le  sulfure  de  mercure.  Mais  il  faut  ajouter  qu'il  n'y  est  pas  resté, 
parce  que  ces  couches,  d'abord  superficielles,  ont  pu,  par  l'abais- 
sement du  sol  et  par  la  superposition  de  couches  nouvelles,  se  rap- 
procher dti  centre  et  éprouver  l'action  d'une  chaleur  intense  qui 
en  aura  chassé  le  mercure,  lui  aura  môme  fait  traverser  le  terrain 
bouiller,  soumis  à  une  chaleur  encore  trop  forte  pour  qu'il  pût 
s*7  arrêter,  et  ne  lui  aura  permis  de  se  condenser  que  dans  les 
grès  rouges  et  dans  les  schistes  bitumineux  superposés  à  la  houille. 
C'est  là,  en  effet,  que  se  trouve  la  plus  grande  partie  du  sul- 
fure de  mercure,  dans  toute  l'étendue  du  monde  :  à  Mosche- 
Landsberg,  à  Almaden,  à  Idrtu,  à  San-Juan  de  la  Chica  au 
Mexique,  à  Guànca-Yélica  au  Pérou.  EnGn,  on  le  trouve  en  ûlons 
dans  le  calcaire  pénéeu,   dans  la  montagne  de  Silla-Gasa,  au 
Pérou. 

On  voit  que  presque  partout  les  gîtes  de  mercure  sulfuré  sont 
circonscrits  dans  un  espace  très-limité  entre  le  grès  rouge  et  le 
calcaire  pénéen.  Les  schistes  bitumineux  qui  l'avoisinent  offrent 
des  empreintes  de  poissons  qui  ont  quelquefois  toutes  leurs  écail- 
les, et  qui,  dans  toutes  les  localités,  paraissent  appartenir  à  la 
même  espèce.  Dans  tous  les  cas,  le  sulfure  se  trouve,  ou  disséminé 
dans  toute  la  masse  du  dépôt,  ou  réuni  en  petits  amas,  isolés 
les  uns  des  autres,  ou  en  veines  placées  dans  toutes  les  direc- 
tions. 

Extraction.  —  On  retire  le  mercure  de  son  sulfure  par  deux  pro- 
cédés principaux  :  ou  l'on  décompose  le  sulfure  par  un  corps  ûxe 
qui  s'empare  du  soufre  et  laisse  volatiliser  le  mercure,  ou  bien 
on  grille  le  sulfure  de  mercure  avec  le  contact  de  l'air  dans  un 
appareil  propre  à  condenser  le  mercure  c  Alors  le  soufre  se  perd  à 
l'état  d'acide  sulfureux.  Le  premier  procédé  est  usité  dans  les 
Deux-Ponts,  le  second  est  employé  à  Almaden  et  à  Idria.  Dans 
le  duché  de  Deux-Ponts,  on  mêle  la  mine  broyée  avec  de  la  chaux 
éteinte,  et  ou  la  chauffe  dans  de  grandes  cornues  de  fonte,  dis- 
posées sur    une   galère,    La    chaux   s'empare    du    soufre,    et 
l^  mercure,   volatilisé   par  le   calorique,    vient  se    condenser 
^^Qs  nn  pot  de  terre,  en  partie  rempli  d'eau,  adapté  à  chaque 
cornue.  <§ 
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A  Almaden,  on  chauffe  la  mine  triée,  et  quelquefois,  en  outre, 
bocardée  et  lavée,  dans  des  fourneaux  carrés,  disposés  de  ma- 
nière que  le  sulfure,  placé  sur  un  sol  à  jour,  est  traversé  par  la 
flamme  du  foyer  qui  se  trouve  au-dessous.  A  la  partie  supérieure 
de  l'une  des  faces  du  fourneau  sont  pratiquées  des  ouvertures  à 
chacune  desquelles  est  adaptée  une  suite  de  conduits  dits  aludeU, 
qui  passent  au-dessus  d'une  terrasse,  et  vont  se  rendre  dans  une 
grande  chambre  ou  réservoir  commun.  Au  moyen  de  cette  dis- 
position et  du  courant  d'air  établi  par  le  feu  dans  tout  l'intérieur 
de  l'appareil,  le  soufre  de  la  mine  se  brûle  et  se  dégage  à  l'état 
d'acide  sulfureux;  le  mercure,  revenu  à  l'état  métallique,  se  vo- 
latilise et  se  condense  dans  les  aludels,  d'où  il  coule  dans  le  ré- 
servoir commun.  La  terrasse  au-dessus  de  laquelle  passent  les 
aludels  est  inclinée  des  deux  côtés  vers  son  milieu,  où  elle 
forme  une  rigole  destinée  à  recevoir  et  verser  dans  la  chambre 
le  mercurô  que  les  jointures  des  conduits  laisseraient  échap* 
per. 

A  Idria,  ou  emploie  un  fourneau  semblable  h  celui  d'Almaden; 
mais  la  condensation  du  mercure  se  fait  dans  une  suite  de  cham- 
bres adossées  l'une  à  l'autre,  et  communiquant  alternativement 
par  leur  partie  inférieure  et  supérieure,  afin  d'augmenter  le  trajet 
que  les  vapeurs  doivent  parcourir.  Dans  ce  procédé,  comme  dans 
celui  d'Almaden,  les  produits  de  la  combustion  du  bois  et  ceux 
du  bitume  forment  une  suie  grasse  qui  salit  le  mercure,  et  dont 
on  le  débarrasse  par  le  moyen  de  la  chaux  ou  de  tout  autre  alcali. 
La  suie  mélangée  d'alcali  est  mise  à  la  partie  supérieure  du  four- 
neau et  chauffée  dans  une  autre  opération. 

Le  mercure  purifié  est  versé  dans  le  commerce,  renfermé  dans 
des  bouteilles  en  fer  ou  dans  des  outres  de  peau. 

Usages.  —  Le  principal  usage  du  mercure  est  pour  l'exploitation 
des  mines  d'or  et  d'argent,  pour  la  fabrication  du  cinabre  artifi- 
ciel et  du  vermillon,  pour  l'étamage  des  glaces,  pour  la  construc- 
tion des  baromètres  et  thermomètres,  etc. 

Il  fournit  à  la  pharmacie  son  oxyde  rouge  préparé  par  la  calci» 
nation  du  nitrate,  ses  sulfures,  ses  deux  chlorures,  connus  sous 
les  noms  de  mercure  doux  et  sublimé  corrosif  ;  ses  deux  iodures,  et 
un  grand  nombre  de  sels.  Il  fait  la  base  des  pommades  citrine  et 
mercurielle,  de  l'emplâtre  de  Vigo,  etc.  Ses  composés  sont  en  gé- 
néral vénéneux,  ou  au  moins  dangereux;  cependant,  lorsqu'ils 
sont  employés  avec  prudence,  ils  tiennent  le  premier  rang  parmi 
les  antisyphilitiques  connus. 


» 
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FAMILLE  DU  PLOMB. 

Le  plomb,  nommé  satume  par  les  alchimistes,  est  un  des  mé- 
taux les  plus  abondamment  répandus  dans  la  terre  ;  il  y  existe 
soas  dix-neuf  états  principaux,  savoir  : 


natif, 

antimoniaté, 

tellure, 

arséniaté. 

sélénié, 

phospliaté, 

sulfuré, 

sulfaté. 

oxydé, 

sélénité. 

tungstaté. 

carbonate, 

molybdaté, 

chloruré, 

vanadaté. 

ioduré, 

chromaté, 

hydro-aluminaté 

antimonilé, 

Plomb  Batif. 

Très-rare  et  longtemps  regardé  comme  le  produit  d'anciennes 
fonderies  abandonnées.  Ainsi  Gensanne  père  disait  avoir  trouvé 
dans  le  Yivarais  (Ârdèche)  des  dépôts  considérables  de  minerai 
de  plomb  terreux,  dans  lequel  on  voyait  du  plomb  natif  en  globu- 
les; mais  son  fils  même  a  reconnu,  par  les  scories,  la  litharge  et 
d'autres  indices  trouvés  sur  les  lieux,  que  ce  plomb  était  un  pro- 
duit de  l'art.  Mais  du  plomb  natif  a  véritablement  été  trouvé  par 
on  voyageur  danois,  nommé  Rathké,  dans  les  laves  de  Tile  Madère, 
ei  depuis  on  l'a  observé  dans  celles  du  Vésuve.  On  en  a  également 
trouvé  dans  la  galène,  à  Alstoon-Moore,  dans  le  Gumberland,  et  en 
Bohême.  Mais  il  n'en  est  pas  moins  très-rare. 

Le  plomb  natif  présente  à  peu  près  les  mômes  propriétés  que 

celui  obtenu  par  l'art.  Il  est  solide,  d'un  blanc  bleuâtre,  très-écla- 

lant,  mais  se  ternissant  promptemcnt  à  l'air.  Il  est  assez  mou  pour 

se  laisser  rayer  par  l'ongle,  sans  sonorité  et  sans  élasticité.  11  est 

très-malléable,  peu  ductile  et  très-peu  tenace.  Il  pèse  li,352.  Il 

est  fusible  à  260  degrés,  et  un  peu  volatil  à  une  haute  température, 

avec  le  contact  de  l'air.  Il  se  dissout  dans  l'acide  nitrique,  même 

à  froid,  mais  mieux  à  chaud.  La  liqueur  est  incolore,  et  forme  avec 

les  alcalis  un  précipité  blanc,  soluble  dans  la  potasse  et  la  soude 

caustiques,  mais  non  dans  l'ammoniaque.  L'acide  sulfhydrique  et 

les  sulfhyd rates  y  forment  un  précipité  noir;  l'acide  sulfurique 

et  les  sulfates,  un  précipité  blanc  insoluble  dans  l'acide  nitrique. 

Le  plomb  forme  deux  oxydes  principaux,  savoir  :  un  oxyde 

jaune  saliûable  nommé  massicot^  ou  litharge  lorsqu'il  est  fondu  au 

^eu  ;  il  est  formé  de  PbO. 


172  FAMILLE  DU  PLOMB. 

Secondement,  un  oxyde  puce,  formé  de  PbO',  non  saliûablet 
décomposé  par  les  acides  en  oxygène  et  en  protoxyde. 

Le  plomb  forme  en  outre  un  sous-oxyde  Pb^O,  et  un  oxyde  in- 
termédiaire, d'un  rouge  vif  ou  orangé,  nommé  minium^  composé 
le  plus  ordinairement  de  PbO  +  PbO»  ou  Pb^O». 

Plomb  tellure. 

Ce  composé  existe  dans  la  terre,  mais  toujours  mélangé  ou  com- 
biné avec  les  tellurures  d'or  et  d'argent.  Il  portait  autrefois  le 
nom  d'or  de  ÏVogyag,  et  était  exploité  comme  mine  d'or,  ce  qui 
m'a  autorisé  à  le  ranger  au  nombre  des  états  naturels  de  l'or,  bien 
que  sa  vraie  place  soit  avec  les  composés  plombiques;  j'en  ai  dé- 
crit deux  espèces  nommées  Mullerine  et  Élasmose,  très-différentes 
par  la  proportion  des  corps  qui  les  constituent;  il  est  inutile  d'y 
revenir  ici. 

Plomb  sèlènlé. 

Trouvé  au  Harz  dans  des  dépôts  ferrugineux  situés  dans  les 
schistes  argileux  et  les  diorites,  ou  engagés  dans  la  dolomie.  Il 
contient  un  peu  de  séléniure  de  cobalt,  d'après  Stromeyer,  qui  en 
a  retiré, 

Rapports  moléculaires. 

Sélénium 28,11        56  1 

Plomb 70,98        54 1         . 

Coball 0,83  25         ' 

Formule  :  PbSe. 

Ce  minéral  offre  presque  tous  les  caractères  physiques  du 
sulfure  de  plomb,  de  sorte  que  ce  n'est  que  par  l'essai  au 
chalumeau  ou  l'analyse,  qu'on  peut  le  distinguer.  Il  est  d'un 
gris  de  plomb,  éclatant,  non  ductile,  facile  à  couper,  offrant  un 
clivage  cubique.  Il  pèse  spécifiquement  6,8  d'après  Sillimann; 
7,697  d'après  Lévy  ;  8,2  suivant  Haidinger.  Au  chalumeau,  il  dé- 
gage une  odeur  de  rave  pourrie  qui  caractérise  le  sélénium,  et 
laisse  de  l'oxyde  de  plomb  ou  du  plomb  métallique,  suivant  qu'on 
a  dirigé  sur  le  résidu  la  llamme  oxydante  ou  réductive  de  l'ins- 
trument. 

Plomb  sélénié  hydrargyrifère,  —  Combinaison  ou  mélange  à 
proportions  variables  de  séléniure  de  plomb  et  de  séléniure  de 
mercure.  Une  analyse  de  M,  H.  Rose  a  donné  : 

Rapports. 

Sélénium 24,97        55  4 

Plomb 55,8i        43  3 

Mercure 10,94        13  i 

ce  qui  indique  une  combinaison  de  3PbSe  -f  HgSe.  Cette  subs- 
tance est  métalloïde,  d'un  gris  foncé,  lamellaire,  non  ductile,  fa- 
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ciie  i  couper.  Elle  pèse  7,  3.  Mélangée  avec  de  la  soude  et  chauf- 
Afedansun  tube  fermé,  elle  donne  des  gouttelettes  de  mercure. 
On  la  trouve  dans  la  mine  de  Tilkerode,  au  Ha». 

Plomb  téléniti  cuprifère.  —  Substance  métalloïde,  de  densité  et 
de  couleur  variables,  suivant  les  proportions  des  deux  sélénîures 
qui  la  constituent.  On  en  connaît  aujourd'hui  trois  combinaisons, 
l'nne  formée  de  PbSe  +  CuSe,  la  seconde  de  3PbSe  -|-  CuSe, 
U  troisième  ^  PbSe  -|-  CuSe,  toutes  trois  trouvées  dans  les 
mines  du  Harz,  dans  des  veines  de  dolomie  et  accompagnées  de 
cuivre  carbonate  vert. 

Plomb  ■■Ifaré  «■  C)*l»ae. 

Ce  sulfure  constitue  la  plus  importante  des  mines  de  plomb, 
puisque  c'est  lui  qui  fournit  tout  le  plomb,  lalitbarge,  le  minium 
el  une  partie  de  l'argent  du  commerce.  II  est  solide,  d'un  gris 
foncé  joint  à  un  grand  éclat  métallique.  Sa  structure  est  éminem- 


rii.  M.  —  Ptomb  iDlrorf.  f\t-  * 

ment  lamellense  et  son  clivage  très- facilement  cubique.  Il  est 
souvent  crislallisé  en  cube,  cubo- octaèdre,  ocUèdre,  etc.  {fig.  90, 


91,  «,  93).  Il  est  assez  dur,  cassant,  et  se  divise  en  parcelles 
Iwsqu'on  veut  le  rayer  avec  le  couteau.  Il  pèse  7,58. 
Audwiameau,  il  décrépite,  se  fond,  dégage  de  l'acide  sulfu- 
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reux,  et  laisse  de  l'oxyde  jaune  de  plomb  ou  du  plomb  métallique, 
suivant  la  flamme  employée.  Lorsqu'on  le  réduit  en  poudre  très- 
flne  et  qu'on  le  traitepar  l'acide  nitrique  concentré,  on  le  conTertit 
entièrement  en  sulfate  de  plomb  blanc  et  insoluble,  ce  qui  s'ex- 
plique facilement  lorsque  l'on  considère  que  le  sulfure  de  plomb 
est  formé  de  PbS,  et  qu'il  n'a  besoin  que  de  4  atomes  d'oxygène 
pour  devenir  PbO  +  SO^  ou  sulfate  de  plomb. 

Lorsqu'on  traite  le  sulfure  par  l'acide  nitrique  affaibli,  le  ré- 
sultat est  différent  :  il  se  forme  bien  toujours  un  peu  de  sulfate  de 
plomb,  mais  la  plus  grande  partie  du  soufre  reste  inattaquée  : 
Iç  plomb  seul  s'oxyde  et  constitue,  avec  Tacide  nitrique  non 
décomposé,  un  nitrate  de  plomb ,  que  l'on  trouve  dans  la  li- 
queur. 

Le  plomb  sulfuré  appartient  à  un  grand  nombre  de  terrains.  Il 
commence  à  se  montrer  en  filons  ou  en  amas  peu  considérables 
dans  les  terrains  primitifs  supérieurs,  tels  que  le  gneiss,  le  mt- 
caschiste  et  les  pbyllades  ou  schistes  siliceux  primitifs  (Villeforl, 
Lozère,  Vienne,  Tlsère  ;  Joachimstal,  en  Bohême  ;  Northampton, 
en  Angleterre). 

Il  existe  en  beaucoup  plus  grande  quantité  dans  les  terrains  in- 
termédiaires, par  exemple,  en  amas  irréguliers  ou  en  couches 
dans  la  grauwacke  grossière  et  schisteuse  de  Poullaouen  et  de 
Huelgoat,  dans  le  département  du  Finistère  ;  ou  dans  le  calcaire 
noir  et  métallifère  qui  termine  cette  série,  comme  dans  le  Der- 
byshire  et  le  Northumberland,  à  Dante  au  Mexique,  etc. 

Le  plomb  sulfuré  est  encore  très-abondant  dans  les  terrains  se- 
condaires inférieurs,  où  il  est  presque  partout  disposé  par  couches 
plus  ou  moins  étendues  :  d'abord  dans  le  grès  rouge  ancien  qui 
forme  la  base  de  cette  période,  ensuite  dans  le  calcaire  gris  ou 
noirâtre,  nommé  zechstein,  qui  recouvre  le  terrain  houiller. 

Enfin  le  plomb  sulfuré  se  rencontre  dans  le  lias  qui  termine  les 
terrains  secondaires  inférieurs  (à  Combecave,  Lot).  On  ne  le 
trouve  pas  au-dessus. 

Le  plomb  sulfuré  est  presque  toujours  associé  à  d'autres  subs- 
tances métalliques,  surtout  au  zinc  sulfuré  (blende),  au  fer  et  au 
cuivre  sulfurés,  au  cuivre  gris,  etc.  Ses  gangues  les  plus  ordinaires 
sont  le  quartz,  la  baryte  sulfatée,  le  fluorure  de  calcium,  la  chaux 
carbonatée.  Il  contient  presque  toujours  de  l'argent,  dont  la 
quantité  s'élève  quelquefois  à  10  ou  15  pour  100.  A  cet  égard  les 
mineurs  distinguent  trois  variétés  de  galène,  suivant  qu'elle  est 
à  grandes  facettes^  à  petites  facettes  ou  à  grains  d'acier.  La  première 
contient  fort  peu  d'argent  ;  la  seconde  en  renferme  davantage,  et 
la  dernière  beaucoup  plus.  Il  parait  aussi  que  la  galène  des 
terrains  primitifs  contient  plus  d'argent  que  celle  des  terrains 
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secondaires,  et  que  dans  une  même  exploitation,  par  exemple  en 
Bretagne,  le  minerai  est  d'autant  plus  riche  en  argent  qu'on 
s'enfonce  davantage. 

Les  détails  dans  lesquels  je  suis  précédemment  entré  sur  Tex- 
ploitation  du  sulfure  de  plomb,  comme  minerai  d'argent,  me 
permettent  de  le  rappeler  ici  en  quelques  mots. 

Le  minerai,  bocardé,  lavé  et  grillé  est  mêlé,  avec  de  la  poudre 
de  charbon,  de  la  mine  de  fer  oxydée,  de  la  fonte  de  fer  granulée, 
ou  de  la  menue  ferraille,  et  projeté  par  parties  dans  un  fourneau 
i  manche  rempli  de  charbon.  Le  fer,  en  raison  d'une  afûnité  su- 
périeure, s'empare  du  soufre  de  la  galène  el  met  le  plomb  en  li- 
berté. Ce  métal  fondu  est  reçu  dans  un  bassin  avec  le  sulfure  de  fer, 
qui,  en  raison  d'une  moins  grande  densité,  vient  à  la  surface. 
On  soutire  le  plomb  par  la  partie  inférieure  ;  il  porte  le  nom  de 
plomb  (Tœuvre  :  on  le  soumet  à  la  coupellation  pour  en  retirer 
l'argent  ;  mais  alors  le  plomb  se  trouve  converti  en  litharge  ;  on 
en  conserve  une  partie  sous  cet  état  pour  le  besoin  des  arts  ;  le 
reste  est  ramené  par  le  charbon  à  l'état  métallique. 

Le  sulfure  de  plomb  est  employé,  sous  le  nom  d'alquîfouXy 
pour  former  la  couverte  des  poteries  communes.  Par  l'action  du 
fen,  le  soufre  se  brûle,  le  plomb  s'oxyde  et  forme  un  verre 
jannâtre  avec  la  silice  de  l'argile.  Mais  cette  couverte  est  dan- 
gereuse pour  la  préparation  des  aliments,  parla  propriété  qu'elle 
possède  de  -se  dissoudre  dans  les  liqueurs  acides  ou  chargées  de 
sel  marin. 

Le  sulfure  de  plomb,  indépendamment  de  son  mélange  habi- 
tuel avec  une  quantité  indéterminée  et  variole  de  sulfure  d'ar- 
gent, se  trouve  souvent  crombiné  à  d'autres  sulfures  métalliques, 
en  proportions  si  bien  déterminées  qu'on  est  obligé  de  les  consi- 
dérer comme  autant  d'espèces  minéralogiques,  mais  tellement 
nombreuses  qu'il  n'est  plus  possible  de  les  distinguer  que  par  des 
noms  insignifiants.  Voici  celles  de  ces  combinaisons  qui  sont 
connuesjusqu'ici  : 

1 .  Plomb  sulfo'arsénié. 

i.  Dufrénoysite =  2PbS  +    As»S» 

2.  Plombs  sulfurés  antimonifères» 

Rapport  dei  deux  sulfures. 

î.  Kilbrickénite =  6PbS  +    Sb*S»  36 

3.  Géocronite =  5PbS  -h  j  ^g!g'  j  30 

4.  Boulangérite =  3PbS  -|-    Sb«S»  18      :      6 

5.  Fédérerz =  2PbS -f    Sb»S»  12      :      6 

».  Jamesonite =  3PbS  -^  2Sb»S»  9      :      6 


6 
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Rapport  des  deux  sulfores. 

7.  Plagîonite =  4PbS  +  3Sb*S»  8      :      6 

8.  Zinkénite =    PbS  +    Sb*S«  6      :      6 

./Sb^ 

9.  Bleischimmer =  3PbS  -h  5(       )S 

3.  Plomb  sulfuré  stibi<HirgenHfère. 
10.  Bournonite =  {2PbS  +  Sb*S»)  -h  Cu*S. 

Fédérerz. 

4.  Plomb  suffUré  stibio-argeniifère , 

{{.  Weissgultigers  clair  de  Himmeîsfahrt  Pb"Ag Fe*Sb«S». 
12.           —            sombre  de  Freyber. 
:  13.  Scbilfglaseçz =  7PbS  +  5(Sb*S»  +  AgS). 

Myargyrite. 

14.  BrongQiardite =  PbS  -h  AgS  +  Sb*S'. 

5.  Plomb  sulfuré  bismuthi-argentifère» 

15.  Wismuth  Bleierz. 

6.  Plomb  sulfuré  bisniuthi-cuprifère, 

16.  Nadelerz. 

Voici  les  principaux  caractères  de  ces  différents  composés. 

1®  Dufrénoysite.  —  Cette  substance  accompagne  l's^rsenic  sul- 
furé rouge  qui  forme  de  petites  veines  dans  ladolomie  de  Bînnen 
(en  Valais).  Elle  est  en  petits  trapézoèdres  très-brillants  qui  de- 
viennent d*un  rouge  brun  par  la  pulvérisation.  Elle  est  aigre,  fra- 
gile ;  elle  pèse  5,549. 

Elle  se  fond  aisément  sur  un  cbarbon,  au  chalumeau,  en  déga- 
geant une  odeur  sulfureuse^  puis  arsenicale,  et  en  laissant  à  la 
iln  un  petit  globule  de  plomb  entouré  d'une  auréole  jaune. 

M.  Damour,  qui  Ta  découverte  et  analysée,  en  a  retiré  : 

Rapports  moléculaires. 

Plomb....  57,09  X  0,7724  =  44  2 
Arsenic...  20,73  x  2,1333  =  54  2 
Soufre....    22,18  x  5     =   111    5 

100,00 

Cette  composition  répond  exactement  à  la  formule  2PbS  4- 
Sb^S^,  qui  est  celle  du  Fédérerz,  dans  laquelle  l'arsenic  est  subs- 
titué à  l'antimoine. 

2®  Kilbrickénite,  —  Trouvé  à  Kilbricken,  dans  le  comté  de  Clark, 
en  Angleterre.  Elle  se  présente  en  masses  métalloïdes  d'un  bleu 
grisâtre  ;  sa  cassure  est  à  la  fois  compacte,  terreuse  et  feuilletée  ; 
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elle  pèse  6,4.  Elle  se  dissout  lentement  à  chaud  dans  l'acide 
chiorhjdrique  concentré,  avec  dégagement  d*acide  sulfhydrique. 
La  liqueur  reTroidie  et  séparée  du  chlorure  de  plomh  cristallisé 
forme  un  précipité  hlanc  d'oxychlorure  d'antimoine  lorsqu'on 
rétend  d'eau.  Ce  caractère  appartient  du  reste  à  tous  les  plomhs 
solfo-antimoniés. 

3*  Géocromie.  —  Trouvée  dans  la  mine  d'argent  de  Scala,  en 
Balécarlie  ;  amorphe,  avec  cassure  lamellaire  dans  un  sens,  gre- 
nue et  écailleuse  dans  l'autre  ;  couleur  gris  de  plomb  ;  pesanteur 
q>écifique  5,88.  Composition  : 

Rapports  moléculaires. 

Plomb 66,452     X     0,7725  —  51 

Antimoine.        9,576     X     1,24  —  42 

Arsenic 4,695     x    2,1333  —  H 

Soufre 16,262     x    5  —  81 

Cuivre 1,5U     X     2,f>2  —  3,8 

Fer 0,417     x     2,857  —  1 

Zinc 0,1H     X    2,46  —  0,2 

Argent  et  bismuth,  une  trace. 

La  quantité  de  soufre  ne  sufflt  pas  pour  sulfurer  tous  les  mé- 
taux. Si  l'on  suppose,  cependant,  qu'ils  le  soient,  on  pourra  re- 
présenter la  géocronite  par  5  PbS  -f-  (Sb,As)'S3,  ainsi  qu'on  le 
fût  ordinairement.  ' 

4*  Boulangérùe.  —  Substance  éclatante  et  d'un  gris  de  plomb  ; 
en  masses  fibro-lamellaires,  ou  en  prismes  cylindroïdes  ondulés 
et  contournés  qui  sont  souvent  pris  pour  de  l'antimoine  sulfuré, 
mais  qui  s'en  distinguent  par  leur  couleur  de  plomb,  par  le  con- 
toamement  de  leurs  fibres  et  par  la  croûte  d'antimonite  de  plomb 
qui  se  forme  souvent  à  leur  surface.  Pesanteur  spécifique  5,97. 
L'acide  chlorhydrique  la  dissout  facilement  à  chaud ,  en  produi- 
sant les  résultats  ci-dessus  décrits.  La  moyenne  de  quatre  ana- 
lyses très-concordantes,  faites  par  différents  chimistes,  donne 
pour  la  composition  de  ce  minéral  : 

Rapports  moléculaires. 

Plomb 55,65     X     0,7725    —        43  4 

Anthnoine 25,24     x     1,24        =        31  3 

Soufre 18,75     x     5  =94  î) 

Ces  résultats  sont  exactement  représentés  par  P^S^  -f-  Sb^S^,  ou 
par 8PbS -f- 3Sb*S'  avec  excès  de  soufre.  On  admet  ordinaire- 
mem  3  PbS  +  Sb^S'. 

3*  Federerz.  —  Substance  métalloïde,  d'un  gris  bleuÀtre,  en 
Petites  fibres  capillaires  agglomérées  dans  une  gangue  de  quartz. 
KUe  a  été  trouvée  à  Wolfsberg,  au  Harz.  Elle  contient,  d'après 
M.  H,  Rose  : 

dviwamt,  Dcofoes,  7«édit.  T.  I.  ^-  It 
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Rapports  moléculain^s. 

Plomb 46,87  36,2  2 

Antimoine 31,04  3g,5  2 

Soufre 19,72  98,6  :> 

Fer 4,30  3,7  » 

Zinc 0,08  »  » 

ce  qui  conduit  à  la  formule  âPbS  -f-  Sb%^  avec  mélange  de  fer 
sulfuré. 

6^James(mite.  —  Substance  éclatante,  d'un  gris  d'acier,  cristal- 
lisant en  prisme  droit  rhombo!dal  de  101"  20'  environ  :  pesant 
5,56  ;  trouvée  en  masses  cristallines  dans  les  mines  de  Gornwall. 
Analyse  par  M.  H*  Rose  : 

Rapports  noléeulairet. 

Plomb 40,75  31,5  =     31,5  (3) 

Antimoine...  34,40  43  =     43  (4) 

Soufre 22,15  \i\  =96  (9)    4-    io 

Fer 2,30  6,5  =     »  n               6,5 

Cuivre 0,13  »              »  »                 » 

d'où  l'on  tire  Pb»Sb*S*  ou  3PbS  +  2  Sb«S»,  avec  mélange  de  bi- 
sulfure de  fer. 

7"  Plagionite.  —  Métalloïde,  d*un  gris  de  plomb  foncé  ;  cristal- 
lisée en  prismes  obliques  rhomboïdauz  très-courts,  et  dont  les 
arêtes  de  la  base  sont  remplacées  par  les  faces  de  l'octaèdre  ;  de 
plus,  un  des  angles  de  la  base  çst  remplacé  par  une  facette.  Pe- 
santeur spécifique  5,4.  La  moyenne  de  trois  analyses  donne  : 

Rapports  moléeidftires. 

Plomb 40,71     X    0,7725    —      31  4 

Antimoine 37,65    x    1,24        —      47  6 

Soufre 21,64     x    5  —    108        14 

100,00 

Si  l'on  admet  pour  la  plagionite  la  formule  ordinaire  4PbS  -f 
3Sb^S^  il  reste  une  molécule  de  soufre  en  excès  ;  mais  si  l*on 
admet  l'existence  du  sulfure  Sb^S^  l'analyse  répond  très-exacie- 
ment  à  la  formule  4PbS  -(-  2Sb'S^  Nous  avons  déjà  vu  que  la 
boulangérite  est  exactement  représentée  par  4PbS  -{-  Sb'S'. 

8«  Zinkenite.  —  Métalloïde,  d'un  gris  d'acier,  pesant  5,3  ;  cris- 
tallisée en  prismes  à  six  pans,  réguliers,  terminés  par  une  pyra- 
mide dont  les  faces  répondent  aux  arêtes  du  prisme.  Trouvée  par 
M.  Zinken  à  Wolfsberg.  M .  H.  Rose  en  a  retiré  : 

Rapports  moléculairet. 

Plomb 31,97               24,69  4 

Antimoine 44,1 1                54,7  9 

Soufre 22,58  H3  18 

Cuivre 0,42                »> .  » 

La  formule  admise  est  PbS  +  Sb^S». 
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9'  Bleùchimmer,  —  Substance  métalloïde,  d*un  gris  de  plomb,  à 
cassure  grenue,  très-fragile,  trouvée  à  Nertschinsk  en  Sibérie. 
Une  analyse  de  M;  Piaffa  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Plomb 43,44  33  3 

Aotimoine 35,47  44  »  „ 

Arsenic 3,56                 8)  ^ 

Soufre n,20  85  8 

Celte  analyse  est  remarquable  en  ce  qu'elle  conduit  à  admettre 
pour  l'antimoine  l'existence  d'un  sulfure  SbS  répondant  au  réal- 
gar.  La  formule  du  minéral  est  3PbS  +  5(Sb,As)S. 

40^  Boumonite.  —  Substance  métalloïde,  d'un  gris  de  plomb, 
cristallisaDt  en  prisme  droit  rectangulaire,  presque  cubique  ;  elle 
pèse  5,7  ;  elle  fond  au  chalumeau,  en  donnant  comme  tous  les 
composés  précédents  de  Tacide  sulfureux,  des  vapeurs  d'oxyde 
d'antimoine,  de  Toxyde  jaune  de  plomb,  et  enfin  du  cuivre  mé- 
tallique; traitée  par  1  acide  nitrique,  elle  laisse  un  résidu  insoluble 
formé  de  sulfate  de  plomb  et  d'acide  antimonieux,  et  produit  une 
dissolution  de  sulfate  ou  de  nitrate  de  cuivre,  qui  devient  d'un 
bleu  très-foncé  par  l'ammoniaque.  La  bournonite  se  trouve  par- 
ticulièrement dans  les  gttes  plombifères  et  cuprifères  de  Huel- 
Boysmine  en  Cornwall,  et  de  PfafTenberg  et  Klaustbal  au  Harz. 
Deux  analyses  faites  par  H.  Rose  et  Smithson  lui  assignent  la 
composition  suivante  : 

Rapports  moléculaires. 

Plomb 4i  i  ou  2 

Cuivre 12,65  1        2 

Antimoine 26,^8  i        2 

Soufre 20,07  3        6 

100,00 

d'où  il  résulte  que  la  bournonite  contient  1  molécule  de  sulfure 
d'antimoine,  2  de  sulfure  de  plomb  et  1  de  sulfure- cuivreux  ;  ou 
bien  1  molécule  de  Federerz  et  1  de  sulfure  cuivreux. 

li^  WeùsguUigerz.  —  Ce  nom  est  donné  par  les  mineurs  alle- 
mands à  un  certain  nombre  de  minerais  qui  tiennent  le  milieu, 
par  leur  composition,  entre  les  différentes  espèces  d'argent  et  de 
plomb  sulfo-antimoniés.  J'en  .ai  déjà  rapporté  deux  analyses  à  la 
suite  des  espèces  d'argent  sulfo-antimonié  ;  en  voici  deux  autres 
qui  doivent  trouver  place  ici,  en  raison  de  la  prédominance  du 
plomb  sulfuré  : 

*  Rapport  fff  Rapport 

moléculaire.  *  moléculaire. 

Plomb 48,06  37  41  32 

Argent 20,40  «5  9,25  7 

Fer 2,25  6  i.-îS  5 

Aotimoine..  7,87  10  20,50  27 

Soufre.....  12,25  61  22  110 
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I.  Weissgultigerz  clair  de  Freyberg  ou  de  Himmelsfabrl,  ana- 
lysé par  Klaproth. 

IL  Weissgultigerz  sombre  de  Freyberg. 

On  ne  peut  rien  conclure  de  ces  analyses,  dont  la  première  ne 
présente  guère  que  la  quantité  de  soufre  nécessaire  pour  sulfurer 
*    le  plomb,   le  fer  et  Tantimoine,  et  dont  la  seconde  en  offre 
un  excès  considérable  pour  la.  sulfuration  complète  des  mé- 
taux. 

i2®  Schilfglaserz.  —  Cette  variété,  mieux  définie  que  les  précé- 
dentes, constitue  une  matière  d'apparence  métallique,  d'un  gris 
d'acier,  pesant  6,194,  assez  tendre,  cristallisant  en  prisme  hexaè- 
dre terminé  par  une  ou.  deux  faces,  ou  formant  plutôt  un  prisme 
quadrangulaire  oblique,  dont  l'inclinaison  des  côtés  est  de  91<»89, 
et  dont  deux  arêtes  opposées  sont  remplacées  par  des  faces  qui 
font  avec  celles  du  biseau  un  angle  de  146  degrés.  M.  Wœhler  en 
a  retiré  : 

Rapports  moléculaires. 

Soufre 18,74  93,7  44 ou  27 

Antimoine...     27,38  34  16      10 

Plomb 30,27  23,4  1  i        7 

Argent 22,93  17  8        5 

=  1 1  Pbs  +  8  (Sb«S'  4-  AgS) 

ou   7Pb8  -f-  5iSb«S'  H-  AgS) 

Miargyrite. 

13"*  Brongniardite.  —  Minéral  venant  du  Mexique,  en  masses 
amorphes,  ayant  l'éclat  métallique  de  la  Bournonite,  une  pous- 
sière d'un  noir  grisâtre.  Sa  densité  est  5,95.  Chauffé  sur  le  char- 
'  bon,  il  décrépite,  fond  en  répandant  des  vapeurs  blanches  et 
une  odeur  sulfureuse  abandonnant  après  un  feu  suffisamment 
prolongé  un  globule  d'argent,  entouré  d'une  auréole  jaune 
d'oxyde  (le  plomb.  D'après  les  analyses  de  M.  Damour  la  formule 
doit  être  PbS  +  AgS  +  Sb«S^ 

Je  parlerai  des  plombs  sulfurés  bismuthifères  en  traitant  des 
états  naturels  du    bismuth. 

Nous  allons  maintenant  continuer  à  examiner  les  états  na- 
turels du  plomb. 

Oxydes  de  plomb. 

On  en  trouve  deux,  le  prof  oxyde  ou  massicot^  et  le  minium.  Ces 
deux  oxydes  sont  très-rares  et  ont  même  été  considérés  comme 
le  produit  d'anciennes  exploitations  de  plomb.  Mais  rien  n'em- 
pêche de  croire  que  dans  quelques  circonstances  le  sulfure  de 
plomb  ne  puisse,  par  une  épigénie  semblable  à  celle  des  sulfures 
de  fer  et  de  cuivre,  se  transformer  en  oxyde  ;  c'est  au  moins  ce 
qui  a  lieu  dans  quelques  échantillons  longtemps  conservés  à  l'air 
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humide.  L'oxyde  ainsi  formé  est  jaune  ou  rouge  et  pulvérulent  ; 
il  se  réduit  au  chalumeau  à  l'état  métallique  ;  il  se  réduit  même 
lorsqu'on  brûle  le  papier  sur  lequel  il  a  été  frotté  ;  il  se  dissout 
dans  l'acide  nitrique,  et  forme  un  dissoluté  qui  jouit  de  tous  les 
caractères  des  sels  de  plomb. 

La  Platiériie  d'Ecosse  est  un  bioxyde  de  plomb  PbO^.  C'est 
un  minéral  d'un  noir  de  fer,  ayant  un  éclat  métallique,  adaman- 
tin, qui  cristallise  en  prisme  hexagonal,  qui  paraît  être  régulier. 

Plomb  tungëUkt^f  S^cheelltlne. 

Le  tangstate  de  plomb  n'a  encore  été  trouvé  que  dans  les  mines 
d'ètaÎQ  de  Zinwald  en  Bohême;  il  est  en  très-petits  cristaux  oc- 
Uédriques  aigus,  à  base  carrée,  jaunâtres  ou  verdâtres,  rayés  par 
le  fluorure  calcique;  il  pèse  8;  il  est  fusible  au  chalumeau,  et 
fournit  des  globules  de  plomb  avec  la  soude  ;  traité  par  l'acide 
nitrique,  il  forme  un  soluté  de  nitrate  de  plomb,  et  laisse  un  ré- 
sidu blanc  jaunâtre  d'acide  tungstique  ;  il  est  formé  de 

Acide  lungstîqje 51,75     .  ... 

Oxyde  de  plomb 48,25    PbTg 

Plomb  molybdaié. 

Plomb  jaune  de  Carinthie.  — Jaune;  cristaux  dérivant  d'un 
prisme  court  rectangulaire  ou  d'un  octaèdre  rectangulaire  à  trian- 
gles isocèles;  pesanteur  spécifique  6,76;  fragile,  rayé  par  le  fluorure 
ôdcique;  fusible  au  chalumeau,  donnant  des  globules  de  plomb 
avec  la  soude  ;  soluble  dans  l'acide  nitrique,  avec  résidu  d'acide 
molybdique.  La  liqueur  bleuit  par  l'immersion  d'une  lame  de 
zioc;  le  précipité  humide  placé  sur  une  lame  de  zinc  prend  la 
même  couleur. 

Cette  substance  accompagne  dans  plusieurs  localités  les  mine- 
rais de  plomb  :  on  ne  l'a  connue  pendant  longtemps  qu'au  Blei- 
berg,  en  Carinthie  ;  on  en  trouve  aussi  en  Saxe,  au  Tyrol,  à  Lead- 
hills  en  Ecosse,  à  Zimapan  au  Mexique. 

Le  plomb  molybdaté  contient  : 

Acide  molybdique 39,19 

Oxyde  de  plomb 60,8 1        Formule  :  PbO,MoO». 

Plomb  vanadaté. 

Le  vanadium  a  été  découvert  en  1830,  par  Sefstroem,  dans  un 
fer  suédois  d'une  ductilité  extraordinaire,  qui  provenait  de  la 
mine  de  Talberg;  cependant^  dès  l'année  1801,  del  Rio,  chi- 
Qiiste  espagnol,  avait  annoncé  avoir  trouvé  un  nouveau  métal 
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dans  un  minerai  de  plomb  de  Zimapan,  au  Mexique^  et  lui  ayait 
donné  le  nom  d* Erytkrontum.  JVlais  ce  minéral  ayant  été  analysé 
par  Collet  Descotils,  celui-ci  déclara  que  le  nouveau  métal  n'était 
que  du  chrome  impur,  et  le  minéral^  qui,  du  reste,  offrait  une 
composition  différente  du  chromate  neutre  de  plomb,  fut  dé- 
crit comme  un  sous-chromate  de  la  formule  3PbO-f-CrO*.  C'est 
M.  Wœhler  qui  a  reconnu  que  la  première  assertion  de  del  Hic 
était  exacte,  et  que  le  métal  particulier  du  minéral  de  Zimapan 
était  du  vanadium.  Enfin,  Berzélius  Gt  l'analyse  du  minéral,  qui 
était  sous  forme  d'une  masse  cristalline  blanche,  et  le  trouva 
composé  de  sous-vanadate  et  d'oxychlorure  de  plomb,  avec  des 
traces  d'arséniate  de  plomb  et  d'hydrate  de  fer  et  d'alumine.  La 

formule  déduite  de  l'analyse  est  Pb^V»  -fPb*,  PbCl». 

Depuis,  le  plomb  vanadaté  a  été  observé  par  M.  H.  Rose  à  Be- 
resof,  près  de  Ekaterinenbourg  (Russie  d'Europe),  associé  au 
phosphate  de  plomb,  et  on  Ta  trouvé  également  en  assez  grande 
abondance  dans  la  mine  de  Wanlockhead,  en  Ecosse.  Dans  ce 
dernier  lieu,  il  est  sous  forme  de  mamelons  ou  de  globules  d*un 
brun  clair  et  jaunâtre,  disséminés  à  la  surface  d'une  calamine 
concrélionnée.  D'après  l'analyse  de  Thompson,  il  parait  être  à 
l'état  de  sous-vanadate  niôlé  de  sous-vanadate  de  zinc.  La  dispo- 
sition mamelonnée  de  ce  sel,  jointe  à  sa  couleur,  lui  donne  beau- 
coup de  ressemblance  avec  le  plomb  arséniaté,  et  il  est  probable 
qu'un  certain  nombre  d'échantillons  brunâtres  de  plomb  arsé- 
niaté, que  l'on  voit  dans  les  collections^  appartiennent  au  plomb 
vanadaté.  Dufrénoy  s'est  assuré,  en  effets  qu'une  masse  côn- 
crétionnée  d'un  brun  rougeâtre  terne^  désignée  dans  la  collection 
de  l'École  des  mines  comme  venant  de  Badenweiler  (Bade),  était 
du  vanadaté  de  plomb.  L'École  de  pharmacie  en  possède  un  bel 
échantillon  de  la  même  localité. 

Un  autre  vanadaté  de  plomb  a  été  nommé  Descloiztte  par 
M.  Damour.  Il  répond  à  la  formule  2PbOVO',  et  se  présente  en 
petits  cristaux  éclatants,  noirs  ou  d'un  vert-olive  foncé,  avec  re- 
flets bronzés  :  la  forme  des  cristaux  est  celle  d'un  octaèdre  droit 
rhomboïdal.  Cette  substance  vient  des  mines  de  plomb  de  La 
Plata. 

Plomb  cbromaté. 

PlomL  roufje  de  Sibérie,  Crocoîsîne  Rendant.  —  Chromate  d'un 
rouge  orangé,  cristallisant  en  prismes  obliques  rhomboidaux 
de  dS'^^O'  et  SG^'GO',  dont  la  base  est  inclinée  sur  les  faces  de 
99°10'.  Il  pèse  6,60,  est  fragile  et  rayé  par  le  fluorure  calcique. 
Il  fond  au  chalumeau  sur  le  charbon,  et  donne  du  plomb  métal- 
lique avec  le  carbonate  de  soude  ;  il  colore  en  vert  la  soude  et  le 
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borax  ;  il  forme  avec  Tacide  nitriqiie  un  dissoluté  coloré  en  rouge 
par  Tacide  chromique,  et  précipitant  en  rouge  par  le  nitrate 
d'argent.  Il  contient  : 

Acide  chromique ....    3 1  ^5        PbChr 
Oxyde  de  plomb 68,5 

Le  plomb  chromaté  se  trouve  en  .veines  dans  les  roches  micacées 
anrilèresy  avec  la  galène  et  l'oxyde  de  fer,  à  Berezof,  en  Sibérie  ; 
on  en  trouve  aussi  à  Gongonhasdo  Gampo^  au  Brésil.  Il  est  quel- 
cpiefois  accompagné  d'une  substance  verte  aiguillée,  que  l'on  a 
considérée  d*abord  comme  un  composé  d'oxydes  de  chrome  et 
de  plomb,  et  qui  avait  reçu,  en  conséquence,  lis  nom  de  plomb 
ekromé;  mais,  d'après  l'analyse  de  Berzélius,  c'est  un  chromaté 
double  de  plomb  et  de  cuivre  formé  de 

Psoloxydft  de  plomb. . . .    60,87       %  atomes . 
Deuioxyde  de  cuivre...     10,80        1 
Acide  chromique. .....    28,30       2 

Formule  :  (Pb»,Cu)ChT*. 

Le  chromaté  de  plomb  rouge  de  Sibérie,  étant  pulvérisé,  a  été 
longtemps  employé  par  les  peintres  russes.  Mais  aujourd'hui 
CD  préfère  le  chromaté  artificiel  obtenu  en  brftlant  avec  du  nitrate 
de  potasse,  dans  un  creuset,  la  mine  de  chrome  du  Tar  ou  de 
Baltimore,  qui  est  un  composé  triple  d'oxyde  de  chrome,  d'oxyde 
de  fer  et  d'alumine»  Par  l'action  oxygénante  de  l'acide  nitrique 
décomposé,  le  fer  passe  à  l'état  de  peroxyde,  le  chrome  devient 
aeide  chromique  et  se  combine  à  la  potasse.  En  traitant  par 
l'eau  le  produit  calciné,  on  dissout  le  chromaté  de  potasse 
et  l'aluminate  de  potasse.  On  précipite  l'alumine  en  neutralisant 
Il  liqaear  par  de  Tacide  nitrique,  on  filtre  et  l'on  décompose 
aloB  le  chromaté  de  potasse  par  de  l'acétate  de  plomb,  qui  pro- 
duit un  précipité'  de  chromaté  de  plomb  d*un  jaune  éclatant, 
très-aaité  aujourd'hui  dana  la  peinture. 

Farmi  les  composés  naturels  do  plomb  que  nous  avons  exa- 
minés jusqu'ici,  il  y  en  a  plusieurs  que  nous  avons  vus  s-éloigner 
de  l'état  de  pureté  d'un  composé  chimique  défini,  pour  se  mélan- 
ger, en  un  grand  nombre  de  proportions  différentes,  avec  d'au- 
tres corps  d'une  composition  analogue.  Ainsi  le  sulfure  de  plomb 
est  rarement  exempt  de  sulfure  d'argent,  dont  la  quantité 
^6' depuis  la  plue  minime  jusqu'à  tO  et  15  pour  100;  et  ce 
naème  sulfure  se  trouve  également  réuni  en  un  grand  nombre 
de  combinaison»  différentes  avec  ceux  d'argent,  de  cuivre,  de 
f^t  etc.  Celte  altération  ou  ce  mélange  des  espèces  définies 
de  la  cliimie  deviendra  encore  plus  sensible  dans  les  sels  plom- 
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biques  qui  nous  restent  à  exaiftiner,  et  qui  sont  Varseniate^  le 
phosphate,  le  sulfate^  le  carbonate,  le  chlorure  et  Valuminate  de 
plomb.  Aucune  de  ces  espèces  ne  se.  trouve  pure  dans  la  nature. 
L'arséniate  et  le  phosphate  sont  presque  toujours  mélangés  en- 
semble et  avec  le  chlorure;  le  carbonate  avec  le  sulfate,  le 
chlorure  avec  le  carbonate^  etc.  Nous  décrirons  ceux  de  ces  com- 
posés qui  sont  le  mieux  définis. 

Plomb  chloro-arséniaié. 

Cette  substance,  qu'on  a  longtemps  regardée  comme  un  sim- 
ple arséniate  de  plomb,  cristallise  en  prismes  à  base  d'hexagone 
régulier.  Elle  est  fragile,  difficilement  fusible  au  chalumeau,  et 
se  réduit  sur  le  charbon  avec  dégagement  d'odeur  arsenicale. 
Elle  est  soluble  dans  l'acide  nitrique;  la  liqueur  précipite  du 
plomb  sur  le  zinc,  sans  se  colorer  en  bleu  comme  avec  le  molyb- 
date  de  plomb.  On  trouve  le  plomb  chloro-arséniaté  aux  environs 
de  Saint-Prix  (Saône-et-Loire),  dans  le  Gornwall,  dans  les  mon- 
tagnes noires*  du  Brisgaw.  Un  échantillon  de  Johann-Georgenstadt 
a  donné  à  M.  Wœhler  : 

Acide  arsénique 21 ,20  >  ..  _  ,x    i 

,.i,^o,>^^«!^.,o  I  OQ  !  3  molécules. 

—      pnospnonque 1,32  ) 

Oxyde  de  plomb 67,89     9 

Chlorure  de  plomb 9,60     i 


•  m 

•  •  • 


Formule  :  SPb^As  -f  PbCl*  =  3  atomes  d'arséniate  de  plomb  tri- 
basique,  plus  1  atome  de  chlorure  de  plomb. 

Plomb  ehloro-phospbaté. 

Cristallise  en  prismes  hexaèdres  réguliers,  tantôt  simples,  tantôt 
terminés  par  des  facettes  annulaires  ou  par  des  pyramides  tron- 
quées. On  le  trouve  quelquefois  en  dodécaèdre  pyramidal, 
comme  le  quartz;  mais  les  deux  pyramides  sont  Je  plus- souvent 
tronquées.  Souvent  aussi  il  est  en  aiguilles  très-fines  et  diver- 
gentes, qui  offrent  l'apparence  d'une  mousse,  surtout  lorsqu'il  est 
coloré  en  vert  ;  on  le  trouve  aussi  mamelonné. 

Il  pèse  6,9  à  7,09;  il  est  fragile  et  raie  à  peine  la  chaux  carbo- 
natée.  Il  ne  donne  pas  d'eau  par  l'action  du  feu.  Il  se  fond  au  cha- 
lumeau et  prend  en  se  refroidissant  une  forme  polyédrique. 
Il  se  dissout  dans  Tacide  nitrique  sans  effervescence,  ce  qui  le 
distingue  du  plomb  carbonate  lorsqu'il  est  blanc,  ou  du  carbo- 
nate de  cuivre  quand  il  est  vert.  La  liqueur  précipite  en  blanc 
par  l'addition  d'un  sulfate  soluble.  Elle  précipite  du  plomb  sur 
une  lame  de  zinc,  sans  prendre  une  coloration  bleue. 
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Le  phosphate  de  plomb  présente  des  couleurs  très-variées. 
Il  est  par  lui-même  jaunâtre  ;  mais  on  en  trouve  de  rougeâtre,  de 
nolàtre^  de  brun  et  de  vert.  Les  cristaux  verts  sont  translucides, 
tous  les  autres  sont  opaques.  Quelquesr  personnes  pensent  que 
ces  couleurs  si  variées  résultent  de  différents  arrangements  molé- 
culaires du  minéral,  et  qu*elles  ne  sont  pas  dues  à  une  matière 
étrangère;  mais  cela  est  peu  probable.  Il  est  certain  au  moins  que 
deux  échantillons  de  phosphate  vert,  analysés  par  Fourcroy  et 
par  Klaproth,  contenaient  de  l'oxyde  de  fer  ;  et,  comme  il  existe 
d'ailleurs  un  phosphate  de  fer  vert,  il  me  parait  probable  que  la 
coloration  en  vert  du  phosphate  de  plomb  est  souvent  due  à  ce 
composé.  M.  Gustave  Rose  paraît,  d'un  autre  côté,  avoir  constaté 
qae  certains  phosphates  de  plomb  doivent-leur  couleur  verte  à  de 
l'oxyde  de  chrome. 

M.  Wœhler  a  analysé  trois  échantillons  de  phosphate  de  plomb, 
dont  deux  étaient  composés  de  : 

Acide  phosphorique i 5,727       3  molécules. 

Protoxyde  de  plomb 74,216        9 

Chlorure  de  plomb 10,054        1 

.  • 
Formule  3Pb'  P -f  PbGl*  =  3  atomes  de  phosphate  de  plomb  tri- 
basique  -f- 1  atome  de  chlorure  de  plomb. 

Ce  minéral  est  entièrement  semblable  par  sa  composition  au 
plomb  chloro-arséniaté.  Les  atomes  sont  en  nombre  égal  et  sem- 
blablement  disposés  :  la  seule  différence  est  que  Tun  contient  de 
Tarsenic  et  l'autre  du  phosphore  ;  mais  tous  deux  sont  isomorphes 
et  par  suite  peuvent  se  substituer  l'un  à  l'autre  et  se  mélanger  en 
toutes  proportions  :  aussi  le  troisième  échantillon  analysé  par 
M.  Wœhler  lui  a-t-il  donné  : 

Phosphate  de  plomb 80,37 

Arsôniate  de  plomb 9,01 

Chlorure  de  plomb 10,09 

Eu  résumé  il  n'existe  peut-être  pas  dans  la  nature  d'arséniate 
ni  de  phosphate  de  plomb  simple.  Ce  qu'on  nomme  communé- 
ment ainsi  parait  toujours  être  un  chloro-arséniate  ou  un  chloro- 
pbosphate  de  plomb,  ou  un  mélange  de  tous  les  deux.  Le  chloro- 
phosphate  de  plomb  se  trouve  dans  un  grand  nombre  de  lieux  ; 
cl  eo  France,  dans  les  mines  de  Huelgoat  et  de  Poullaouen 
(Kaislère). 

Plomb  sulfaté. 

Substance  blanche,  très-pesante,  cristallisant  en  octaèdres  à 
base  rectangle,  plus  ou  moins  modifiés  {fig.  94,  95,  96,  97).  Elle 
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est  tendre,  fragile,  insoluble  dans  l'acide  nitrique,  réductible  a 
chalumeau,  suiiout  à  l'aide  du  carbonate  de  soude.  C'est  une  d< 
matières  accidentelles  des  mines  de  plomb  sulfuré,  et  quelquefo 


Kig.  94.  ^  Plomb  sulfaté.  Fig.  9  .  —  Plomb  tulfaté.. 

des  mines  de  cuivre.  On  l'a  trouvée  d'abord  dans  les  mini 
d'Anglesèa^  grande  lie  située  à  Touest  du  pays  de  Galles;  ensuiti 
dans  beaucoup  d'autres  lieux,  notamment  à  Leadhills,  en  Ëcossi 


Fig.  96.  ~~  Plomb  sulfaté.  Fig.  97.  —  Plomb  sulfaté. 

OÙ  il  est  accompagné  d'un  minéral  particulier,  de  couleur  bleu( 
cristallisé  en  prisme  rectangulaire  oblique,  et  qui  parait  éti 
formé  de  sulfate  de  plomb  et  d'hydrate  de  cuivre.  Composition 

Sulfate  de  plomb 74,i 

Oxyde  de  cuivre 18 

Eau 4,7 

97,1 
Plomb  carbonate,  Céraie  naiiTe. 

Cette  substance,  dans  son  état  de  pureté,  se  présente  sous  I 
forme  de  cristaux  qui  dérivent  d'un  prisme  droit  à  base  rhon 
boïdale  ou  d'un  octaèdre  rectangulaire  (fig.  98),  et  qui  soi 
le  plus  généralement  des  prismes  rhomboïdaux,  terminés  par  d( 


PLOMB   CARBONATE. 


<87 


sommets  dièdres  {fig.  99),  des  prismes  hexaèdres  réguliers,  avec 
QDOQ  plusieurs  rangs  de  facettes  annulaires  {fig,  100),  ou  terminés 


Fig.  98.  »  Plomb  carbonate* 


Fig.  99.  —  Plomb  carbonate. 


pardes  pyramides  à  six  faces  {fig.  101).  Les  cristaux  sont  générale* 


HEr^=i^ 


Fig.  100.  —  Plomb  carbonate. 


Fi;.  101.  -»  Plomb  carbonate. 


ment  petits  et  ont  beaucoup  de  tendance  à  se  grouper.  Lorsqu'ils 


Fig.  103.  ^  Plomb  carbonate.  Fig.  103.  —  Plomb  carbonate. 

'olit  purs,  ils  sont  d'une  limpidité  parfaite,  avec  un  éclat  dia* 
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mantaire  à  la  surface.  Ils  possèdent  en  double  réfraction  très- 
marquée  ;  tendres  et  fragiles,  ils  pèsent  6,729* 

Le  carbonate  de  plomb  se  dissout  avec  effervescence  dans  Ta- 
cide  nitrfque,  noircit  par  le  contact  des  sulfhydrates,  est  très-fa- 
cilement réductible  sur  les  charbons  ou  sur  un  papier  qui  brûle. 
Il  offre  quelque  ressemblance  avec  la  chaux  tungstatée  ou  carbo- 
natée,  et  surtout  avec  la  baryte  sulfatée,  qui  affecte  plusieurs  for- 
mes presque  semblables. 

La  chaux  tungstatée  ne  se  dissout  pas  dans  l'acide  nitrique  à 
froid;  elle  s'y  dissout  à  chaud  en  produisant  du  nitrate  de  chaux 
et  de  Tacide  tungstique  jaune  et  insoluble.  Elle  ne  noircit  pas  par 
lessulfhydrates. 

La  chaux  carbonatée  ne  pèse  que  2,72,  et  ne  noircit  pas  par  les 
sulfhydrates. 

La  baryte  sulfatée  pèse  4,7,  est  insoluble  dans  l'acide  nitrique, 
ne  noircit  pas  par  les  sulfhydrates. 

Le  plomb  carbonate  est,  après  le  sulfure,  la  mine  de  ploaib  la 
plus  répandue.  Non-seulement  on  en  trouve  dans  presque  toutes 
les  mines  de  sulfure,  mais  encore  dans  plusieurs  mines  d'argent 
et  de  cuivre.  Les  plus  beaux  échantillons  viennent  de  Gazimour 
en  Daourie,  du  Harz,  de  Leadhills  en  Ecosse,  du  Derbyshire,  du 
Cumberland,  de  Poullaouen  (Finistère),  et  de  Sainte-Marie  aux 
Mines  en  Alsace-Lorr^iine. 

Tout  ce  que  je  viens  de  dire  se  rapporte  au  plomb  carbonate 
pur  ;  maintenant  examinons  les  principales  altérations  ou  les  prin- 
cipaux mélanges  qu*il  subit. 

1^  Haûy  mentionne  un  plomb  carbonate  noir  qui  est  passé  par  épi- 
génie,  et  plus  ou  moins,  à  Tétât  de  plomb  sulfuré. 

Le  même  phénomène  a  lieu,  et  d'une  manière  encore  plus  mar- 
quée pour  le  plomb  phosphaté. 

2°  On  a  trouvé  en  Andalousie  un  plomb  carbonate  en  masses 
laminaires  et  bleuâtres,  qui  contiennent  du  carbonate  de  cuivre. 

S""  On  trouve  à  Leadhills,  en  Ecosse,  outre  le  sulfate  et  le  carbo- 
nate de  plomb,  des  cristaux  verdâtres  qui  paraissent  offrir  deux 
combinaisons  différentes  de  ces  deux  mêmes  sels.  L'une,  nommée 
leadhillite^  contient  : 

Carbonate  de  plomb 72,6       3  molécules. 

Sulfate  de  plomb 27,5        1 

L'autre,  nommée  lanarkite,  renferme  : 

Sulfate  de  plomb b3,l        1  molécule. 

Carbonate 46,9        1 

4°  Enfin  on  trouve  au  même  endroit  une  autre  substance,  nom- 
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mée  calédonite^  d'une  teinte  vert  bleuâtre,  cristallisée  en  tables 
rectangulaires,  rhomboïdâles  ou  hexagonales,  modifiées  de  diffé- 
renles  manières  ;  cette  substance  est  composée  de 

Sulfate  de  plomb 55,8       3  molécules. 

Carbonate  de  plomb 32,8        2 

Carbonate  de  cuivre^ i  i  ,4        1 

Plomb  ehloro-carboBaté. 

Kérasine  Beud.  —  J*ai  dit  précédemment  que  Ton  trouvait  ]e 
chlorure  de  plomb  combiné  au  carbonate.  C'est  ce  composé  qui 
a  porté  pendant  longtemps  le  nom  de  plomb  corné  ou  de  plomb  mu- 
noté.  C'est  une  substance  blanche  ou  jaune,  cristallisant  en  pris- 
mes à  base  carrée,  dont  la  hauteur  est  au  côté  de  la  base 
comme  6  :  11;  elle  pèse  6,06,  n'est  pas  volatile,  mais  fond  au 
chalumeau,  et  se  réduit  difficilement,  si  ce  n'est  avec  le  carbonate 
de  soude  et  le  charbon;  alors  elle  donne  du  plomb  métallique. 
Klaprotb,  le  premier,  a  reconnu  dans  le  plomb  muriaté  la  pré- 
sence du  carbonate  de  plomb  ;  mais  sa  composition  est  encore 
plus  compliquée,  d'après  Bérzélius,  et  il  parait  qu'il  faut  en  dis- 
tinguer deuT  variétés.  L'une,  trouvée  à  Mandip-Hill,  dans  le 
Sommerset,  est  composée  de 

Chlorure  de  plomb 34,78  1  molécule. 

Oxyde  de  plomb 57,07  2 

Carbonate  de  plomb 6,25  » 

Silice 1,*6  » 

Eau -. 0,54  » 

c'e&i  un  oxy chlorure  de  plomb  mélangé  d'un  peu  de  carbonate. 

L'autre,  trouvée  à  Matlock,  dans  le  Derbyshire,  serait  composée, 
d'après  une  analyse  de  Klaproth  corrigée,  de 

Chlorure  de  plomb,  environ 51        3  molécules. 

Oxyde  ûe  plomb 13        1 

Carbonate  de  plomb 36       2 

^  qui  donnerait  alors  une  véritable  combinaison  d'oxycblorure 
et  de  carbonate  de  plomb. 

Cedemier  est  accompagné  d'un  oxychlorure  de  plomb^  en  petites 
^Ues  carrées  de  couleur  jaune  ou  verdàtre  et  d'un  éclat  adaman- 
l'n,  répondant  à  la  formule  PbCl  +  PbO.  On  l'appelle  matlockUe. 

Plomb  oxyehloro-iodaré. 

Ce  minéral  a  été  trouvé,  dans  le  désert  d'Atacama,  par 
U.  Schwartzembergy  formant  des  croûtes  de  1  à  2  millimètres 
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d'épaisseur  sur  la  galène.  II  est  amorphe,  d'un  beau  jaune  de 
soufre,  parfois  un  peu  rougeâtre.  Sa  structure  est  compacte  oa 
passe  à  la  structure  terreuse.  Les  morceaux  les  plus  durs  sodI 
rayés  par  le  spath  calcaire. 
La  composition  de  la  substance  est,  d'après  M.  Domeyko  : 

Chlorure  de  plomb 22,8  { pi^^b. . . .  . . . .  !     I7',l 

lodure  de  plomb ^ ^'"^ { Plomb .*.'.*.*'.'.!;  !     *8> 

Oxyde  de  plomb • 47,1 

Acide  sulfurique 2,5 

Chaux 1,7 

Oxyde  de  fer  alumine 1,6)  ^  ^jj.^^^^^ 

Résidu  siliceux 3,/)       ° 

ce  qui  donne  pour  formule  probable  de  la  substance  pure  : 

2Pb(Cin)3PbO. 

Plomb  hydro-aliuainaté,  Plomb- 1^: 


Ou  trouve  à  Huelgoat,  en  Bretagne,  une  bien  singulière  subs- 
tance. Elle  est  solide,  jaunâtre,  translucide,  plus  dure  que  le 
spath  fluor,  éclatante,  h  cassure  conchoïde,  enfin  ayant  presque 
l'apparence  de  la  gomme  du  Sénégal,  ce  qui  lui  a  valu  son  nom. 
Berzélius  en  a  retiré  : 

Oxygène.  Rapport. 

Alumine 37  17,28        6 

Oxyde  de  plomb 40,U  2,8S.       1 

Eau 18,80        16,71        6 

Formule  ;  Pb,  Al«,  H«. 

C'est  un  aluminale  de  plomb  hydraté.  En  effets  il  décrépite  par  la 
chaleur,  donne  de  l'eau,  et  se  divise  en  feuillets  opaques.  Fondu 
avec  la  potasse  et  traité  par  l'acide  nitrique,  il  se  dissout  coniplé- 
tement.  La  liqueur  précipite  du  plomb  par  le  zinc,  et  donne  en- 
suite de  l'alumine  par  l'ammoniaque.  D'autres  analyses  du  plomb- 
gomme  ont  offert  des  quantités  variables  de  phosphate  de  plomb. 
M.  Damour  pense  même  que  le  plomb-gomme  n'est  généralement 
qu'un  mélange  de  phosphate  de  plomb  et  d'hydrate  d'alumine. 

FAMILLE   DU    BISMUTH. 

Ce  métal  se  trouve  sous  sept  états  principaux  :  natif,  arséniéj 
tellure,  sulfuré f  oxydé,  carbonate  et  silicate. 


BISMUTH  TELLURE.  \9\ 


Bismuth  natif. 


Le  bismoth  natif  jouit  à  peu  près  des  caractères  de  celui  du 
commerce.  Il  est  d'un  blanc  un  peu  rougeâtre,  lamelleux,  fra- 
gile, s'égreaant  sous  le  couteau,  se  clivant  suivant  les  faces  d'un 
octaèdre  régulier.  Il  pèse  de  9,02  à  9,7  (le  bismuth  pur  pèse  9,82)  ; 
il  fond  à  la  flamme  d'une  bougie  (247^).  Il  se  transforme,  au  cba- 
lomeaa,  en  oxyde  jaune;  l'acide  nitrique  le  dissout  avec  un  vif 
dégagement  de  vapeurs  nitreuses.  La  liqueur  précipite  en  blanc 
par  l'eau,  et  en  noir  par  l'acide  sulfhydrique  et  les  sulfhydrates. 

On  trouve  le  bismuth  cristallisé  en  octaèdre  et  en  rhomboèdre 
aigu  de  60  et  120  degrés.  Il  est  également  en  masses  lamellaires 
ouramuleux,  et  engagé  dans  du  quartz-jaspe. 

Le  bismuth  natif  se  trouve  comme  accessoire  et  en  petite  quan- 
tité dans  les  fiions  d'autres  substances  métalliques,  comme  les 
mines  de  cobalt,  d'argent  natif,  de  plomb  sulfuré.  A  Bieber,  dans 
le  Hanau,  c'est  le  cobalt  arsenical  ;  à  Wittichen,  le  cobalt  et  l'ar- 
gent natif;  à  Poullaouen,  le  plomb  sulfuré. 

Bismutk  aMémié. 

Indiqué  dans  les  mines  de  Neuglûck  et  Adam-Heber,  à  Schne- 
berg,  mais  peu  connu. 

Biomvth  tellvré. 

Ce  tellurure,  très-rare,  n'a  encore  été  trouvé  qu^  combiné  au 
sulfure  de  son  propre  métal.  11  est  sous  forme  de  lames  hexago- 
i^ales,  ayant  l'éclat  du  zinc  ou  de  l'acier  poli,  un  peu  flexibles,  et 
P^ant  spécifiquement  7,82.  Il  fond  au  chalumeau  en  répandant 
une  odeur  de  sélénium,  dont  il  contient  des  traces,  et  il  se  réduit 
^Q  un  globule  métallique  recouvert  d'un  oxyde  orangé.  Il  se  dis- 
sout dans  l'acide  nitrique,  et  le  dissoluté  précipite  en  blanc  par 
l'eau . 

Deux  analyses  fs^ites  par  M.  Yehrle  et  par  Berzélius  sur  un  bis- 
oiuih  telluré-sulfuré  de  Schubkau,  en  Hongrie,  ont  donné  : 

Wehrle.      Bersélias.  Rapports  moléottUireg. 

Bismuth 60  .58,30     X  0,7517    —      43,5  2 

TeUure 34,6         36,05     X  1,25        —      45  2 

Soufre 4,8  4,32     x  5  —      24,6  i 

Sélénium traces. 

On  ne  peut  rien  déduire  de  la  première  analyse,  bien  qu'on  ad- 
mette généraiemeni  qu'elle  conduise  à  la  formule  BiTe^  -f~  ^'S- 
Cest  celle  de  Berzélius,  qui  conduit  très-sensiblement  à  ce  résul- 
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lat,  qui  peut  êlr'e  également  mis  sous  cette  forme  (Bi*,  Te,S)',  ré- 
pondant à  l'oxyde  Bi*0^. 

M.  Damour  a  analysé  un  bismuth  telluré-sulfuré  du  Brésil,  qui 
lui  a  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Bismuth 79,15     X    0,7517       =        59,50  6 

Tellure 15,93     X     1,^5  =        19,91  2 

Soufre 3,15    X    5  =        15,75     >     ,-, 

Sélénium 1,48    x    2,01  =         2,97     > 

Formule  :  Bi»Te«  -f  Bi»S«  ou  Bi»(Te,S)«. 

M.  Damour  admet  la  formule  Bi>S^  -f-  3  Bi^Te,  qui  me  paraît 
inférieure  à  la  première. 

Bismuth  snlfaré. 

Ce  sulfure,  lorsqu'il  est  pur,  est  métalloïde,  gris  d'acier,  en 
aiguilles  rhomboldales.  Il  pèse  6^549  :  il  fond  au  chalumeaa  en 
projetant  des  gouttelettes  de  bismuth  incandescentes,  et  couvrant 
le  charbon  d'oxyde  jaune  de  bismuth.  Il  se  dissout  dans  Tacide 
nitrique,  mais  sans  produire  l'action  violente  offerte  par  le  bis- 
muth natif;  la  solution  est  troublée  par  l'eau.  Ce  sulfure  peut 
exister  pur,  puisqu'un  échantillon  analysé  par  H.  Rose  a  fourni 
seulement  : 

Rapports  moléculaires. 

Soufre 18,72     X     5  —        94  3 

Bismuth 80,98     X    0,7517     =61  2 

Formule  :  Bi«S». 

Mais  la  plupart  des  échantillons  présentés  pour  du  bismuth 
sulfuré  donnent  à  l'essai  du  cuivre,  du  plomb  et  d'autres  métaux 
encore,  de  sorte  que  ce  sont  probablement  des  mélanges  de  dif- 
férents sulfures  métalliques  (i). 

Le  bismuth  sulfuré  pur  n'a  encore  été  trouvé  qu'à  Riddarhytta, 
engagé  dans  la  cérérite  (cérium  hydro-silicaté  ferrifère).  Celui 

(1)  L'échantillon  de  bismuth  sulfuré  de  TÉcole  de  pharmacie  est  dans  ce  cas. 
Je  Tai  grillé  et  traité  par  Tacide  nitrique  :  dissolution  bleue  qui,  traitée  par 
Tammoniaque,  fournit  une  liqueur  bleu  foncé  (cuivre]  et  on  précipité  blanc 
jaunâtre.  Ce  précipité  a  été  redissous  dans  Tacide  nitrique.  La  liqueur  évaporée 
à  siccité  et  exposée  à  l'air  est  tombée  en  déliquescence.  Étendue  d'eau,  eUe  a 
formé  un  précipité  de  sous-nitrate  de  bismuth,  La  liqueur  décantée  a  formé,  à 
l'aide  du  sulfate  de  soude,  un  précipité  irès-abondant  de  sulfate  de  plomb,  et 
ensuite  par  Tammoniaquc  un  précipité  blanc  jaunâtre  (oxyde  de  bismuth  co- 
loré par  du  fer). 

La  partie  du  minerai  grillé,  non  dissoute  par  l'acide  nitrique,  a  été  traitée 
par  Tacide  chlorhydrique  ;  dissolution  jaune  de  perchlorure  de  fer. 

Il  résulte  de  cet  essai  que  le  bismuth  sulfuré  de  l'École  est  formé  des  sulfures 
de  cuivre,  de  fer,  de  plomb  et  de  bismuth. 
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qui  est  impur  vient  de  Johann-Georgenstadt,  d'Altemberg  en 
Saxe,  de  Joacbimstal  en  Bohème,  deBieber,  dans  le  Hanau,  etc. 
Bismuth  sulfuré  cuprifère.  —  Substance  métalloïde  d'un  gris 
blanc,  en  aiguilles  cristallines  ou  en  petites  masses  flbreuses, 
trouvée  dans  les  filons  cobaltifères  des  mines  de  Neugliiok  et  de 
Daniel  dans  le  Furstemberg.  Klaproth  en  a  retiré  : 

Bismuth 47,24         4  moléc. 

Cui?re 3i,66  iO 

Soufre 12,08         7 

5Cu«S  +  2Bi»S. 

Schneider  a  signalé,  dans  les  mines  de  Tannenbaum,  et 
M.  Domeyko  dans  celles  de  Gopiapo  (Chili)  un  sulfure  double  de 
bismuth  et  de  cuivre,  nommé  tannenite  et  qui  répond  à  la  for- 
mule Cu«S,  Bi^S». 

Bismuth  sulfuré  plombo-cuprifère  (Nadelerz).  —  Substance 
métalloïde,  d'un  gris  de  plomb,  en  aiguilles  engagées  dans  du 
quartz,  trouvée  dans  le  district  d'Ekaterinenbourg,  en  Russie  ; 
pesant  6,12. 

Composition  : 

Rapports  moléculures. 

Soufre il,58  57  ,  ^^ 

Tellure i,32  2  \  ^^ 

Bismuth 43,20  32  32 

Plomb 24,32  iS  18 

Cuivre i2,i0  31  .  ,. 

Nickel 1,58  4  )  ^^ 

• 

ce  qui  indique  un  mélange  de  Bi^S^  +  PbS  +  Cu«S. 

Bismuth  sulfuré  plombo-antîmonifère.  Kobellite,  — ^Ressemble 
au  sulfure  d'antimoine  ;  structure  rayonnée  ;  pesanteur  spéci- 
fique 6,29  à  6,52  ;  poussière  noire.  Trouvée  dans  les  mines  de 
cobalt  d'Huena  en  Suède . 

Coodposition  : 

Sulfure  de  plomb 46,46 

—  de  bismuth 33,18 

—  d'antimoine 12,70 

—  ferreux 4,72 

—  cuivreux 1,08 

Gangue 1 ,45 

Bismuth  sulfuré plombo-argentifère  (Wismulh  Silber).  —  Métal- 
loïde, gris  de  plomb,  en  petites  aiguilles  implantées  dans  le  quartz 
ou  dans  le  fluorure  de  calcium  à  Schoppoch  dans  le  duché  de 
Bade.  Klaproth  en  a  retiré  : 

GciBoumr,  Drogues,  T  édit.  T.  I.  —    18 
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Soufre 16,3 

Plomb 33 

Bismulh 27 

Argent 15 

Fer 4,3 

Cuivre 0,9 

"iîT 

2Bi«S»  +  bPbS  +  2AgS  +  3FeS  ou  Bi«S»  +  5{Pb,Ag,Fe)S. 

Blimiith  oxydé. 

Non  mélalloïde,  pulvérulent,  jaune,  fusible  au  chalumeau  sur 
la  feuille  de  platine,  très-facilement  réductible  sur  le  charbon; 
soluble  sans  effervescence  dans  l'acide  nitrique,  d'où  l'eau  le 
précipite  à  Tétat  de  sous-nitrale  blanc. 

On  le  trouve  en  petites  masses  pulvérulentes  ou  en  enduit 
dans  les  mines  de  bismuth,  de  cobalt  et  de  nickel.  Il  est  formé 
de  : 

Bismuth 89,87         2  moléc. 

Oxygène 10,13  3 

Bi«0*. 

Bitmiith   carbonate. 

Trouvé  dans  une  mine  de  fer  à  Ulcrsreuth,  dans  la  principauté 
de  Reuss,  où  il  existe  dans  un  hydrate  ferrique,  avec  du  bismuth 
natif,  du  bismuth  sulfuré,  du  cuivre  pyriteux,  etc.  Il  est  sous 
forme  aciculaire  ou  compacte,  d'un  jaune  verdâtre,  un  peu 
translucide  sur  les  bords,  et  très-cassant.  Il  pèse  7,9.  Il  contient 
un  peu  de  sous-sulfate  de  bismuth. 

Bismiith  silicate. 

Ce  silicate  a  été  trouvé  à  Schneeberg,  associé  aux  autres  mi- 
nerais de  bismulh.  Il  cristallise  en  tétraèdres  réguliers  dont 
chaque  face  porte  une  pyramide  triangulaire.  Les  cristaux  sont 
demi-transparents  ou  presque  opaques,  assez  éclatants,  d'un 
brun  clair,  assez  durs  pour  rayer  le  feldspath.  L'analyse  a 
donné  : 

Silice 22,23 

Oxyde  de  bismuth 69,38 

Acide  phosphorique 3,31 

Oxyde  de  fer 2,40 

—      de  manganèse 0,30 

Bau  et  acide  fluorique 1 ,0 1 

98,63 
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Extraction  du  bismuth,  —  Le  bisraulh  est  si  fusible,  qu'il  suffit, 
pour  Tobtenir,  ou  de  projeter  sa  mine  pulvérisée  dans  une  fosse 
creusée  en  terre  et  remplie  de  fagots,  ou  de  la  mettre  avec  des 
copeaux  dans  une  rainure  pratiquée  longitudinalement  à  un 
tronc  d'arbre  incliné  au-dessus  d*une  fosse,  et  de  mettre  le  feu 
aux  copeaux  ;  ou  enfin  de  la  chauffer  dans  des  tuyaux  de  fonte 
qui  traversent  presque  horizontalement  un  fourneau.  Dans  tous 
les  cas,  le  bismuth  se  fond,  ou  se  réduit  s'il  est  à  l'état  d'oxyde, 
et  coule  dans  le  bassin  destiné  à  le  recevoir.  On  le  fond  ordinai- 
rement une  seconde  fois,  et  on  le  chauffe  mèmf}  assez  fortement 
pour  le  priver  de  l'arsenic  qu'il  contient.  Malgré  cette  précaution, 
lieu  retient  toujours  une  portion,  et  de  plus  du  soufre,  du  zinc, 
du  cuivre  et  du  fer.  Pour  l'usage  médical,  il  faut  que  ce  bismuth 
soit  purifié  par  la  fusion  avec  une  petite  quantité  de  nitrate  de 
potasse,  qui  convertit  l'arsenic  et  le  soufre  en  arséniale  et  sulfate 
dépotasse,  lesquels  surnagent  le  métal  fondu.  Le  zinc,  le  cuivre 
et  le  fer  restent  unis  au  bismuth  ;  mais  ils  n'offrent  pas  d'incon- 
vénient dans  la  préparation  du  sous-nilrate  de  bismuth,  obtenu 
en  précipitant  par  l'eau  la  dissolution  du  métal  dans  l'acide  ni- 
trique, parce  qu'ils  sont  retenus  dans  la  dissolution.  Le  sous- 
nilrate  de  bismuth  est  blanc,  argenté  et  très-éclatant.  On  le  nom- 
mait autrefois  magistère  de  bismuth,  et  aussi  blanc  de  fard^h  cause 
de  l'usage  que  les  femmes  en  faisaient  pour  se  blanchir  la  peau  ; 
mais  son  emploi  présentait  beaucoup  d'inconvénients,  dont  le 
moindre  était  de  noircir  très-promptement  dans  les  lieux  d'as- 
semblée, en  raison  des  exhalaisons  sulfurées  dont  l'air  de  ces 
sortes  de  lieux  est  saturé. 
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li'élain  se  trouve  sous  deux  états  seulement  dans  la  nature, 
sulfuré  et  oxydé.  Le  sulfure  est  très-rare  et  n'a  encore  été  trouvé 
que  dans  le  Gornouailles,  en  Angleterre  ;  encore  est-ce  plutôt  un 
composé  de  plusieurs  sulfures  métalliques  qu'un  véritable  sulfure 
d'étain,  car  il  contient  : 

Rapports  moléculaires. 

Soufre 30,5  loi  4 

Étain 26,5  35  1 

Cuivre 30  75  2 

Fer i2  35  I 

d'où  l'on  peut  tirer  :  SnS+Cu^S+FeS». 

Ce  sulfure  triple  est  métalloïde,  d'un  gris  jaunâtre,  compacte, 
à  cassure  granulaire  ou  conchoïde.  Il  pèse  de  4,35  à  4,78.  Il  fond 
^u  chalumeau,  en  couvrant  le  charbon  d'une  poudre  blanche  non 
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volatile.  Il  se  dissuut  dans  l'acide  nitrique  en  laissant  un  résicf 
blanc  d'acide  slannique.  La  liqueur  rougit  une  lame  de  fer, 
prend  une  belle  couleur  bleu  foncé  par  l'ammoniaque,   qui    • 
précipite  en  même  temps  l'oxyde  de  fer. 

ÊlalH  «xrdé  OB  CmamlttHUi. 

Cet  oxyde,  qui  n'est  autre  que  l'acide  stannique  des  chimsil 
(SnO'),  se  trouve  très-souvent  en  cristaux  qui  dérivent  d' 
prisme  droit  ii  base  carrée,  dont  la  hauteur  est  au  cAté  de  la  bsk 
commel:3;  ou  d'un  octaèdre  obtus,  à  base  carrée,  dans  Iccgi 
l'incidence  des  faces  d'une  même  pyramide  est  de  i33°36'18'', 
celle  des  faces  d'une  pyramide  sur  l'autre  de  GT'ii'Si'.  Les  cr- 
taux  peuvent  offrir  : 

1"  Des  prismes  carrés  terminés  par  des  pyramides  à  4  faces  c 
posées  aux  faces  du  prisme  {fig.  lOi). 

2*  Des  prismes  semblables,  dont  les  quatre  arêtes  verticales  so 
remplacées  par  des  facettes  tangentes  {fy.  105), 


3°  Des  prismes  carrés  terminés  par  un  poinlement  à  4  faces 
qui  reposent  sur  les  arCles  du  prisme  {fig.  106).  Ce  cristal  s 
rapprocbe  du  dodécaèdre  rhomboïdal,  et  en  deviendrait  un,  e 
les  arêtes  verticales  disparaissaient  par  le  raccourcissement  di 
prisme. 

4°  Des  prismes  carrés,  dont  toutes  les  arSles  verticales  et  le 
aréles  des  pyramides  sont  remplacées  par  des  facettes  tangente 
{fig.  107). 

5°  Des  prismes  octogones  terminés  par  un  rang  de  facette 
annulaires  {/ig.  108);  c'est  la  forme  précédente  modlQée  par  deu 
fiiccs  terminales  perpendiculaires  à  l'axe, 

G°  Des  prismes  carrés  terminés  par  un  pomtemenl  à  4  face 
(forme  n*  3),  augmentés  de  part  et  d'aulre  de  8  facettes  obliques 
inférieures  (jig.  109). 
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7* Des  prismes  carrés  lermiaés  par  des  pyramides  qui  reposent 

SDr  les  faces  du  prisme  (forme  d"  1),  mais  modiOés  de  chaque 

cAtéparuae  ratifiée  de  S  facettes  interméiliaires  très-allongées 

C/fg-  HO). 

Indépendamment  des  formes  précédentes  et  de  quelques  au- 


tres plus  compliquées  qui  en  dérivent,  ou  trouve  très-souvent 
l'élain  oxydé  en  cristaux  maclés  ou  /témilropes.  On  nomme  ainsi 
d«3crislaux  que  l'on  peut  supposer  avoir  été  formés  par  un  cris- 
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ilsimple  qui,  après  avoir  été  coupé  obliquement  en  deux  parties 
P»  un  plan,  aurait  éprouvé,  dans  l'une  de  ses  parties,  un  re- 
lonmemenl  sur  son  axe,  qui  en  fait  coïncider  les  faces  avec  celles 
qui  lui  étaient  opposées  dans  l'autre  partie,  et  cette  coïncidence 
ne  peut  se  faire  sans  que,  vu  l'obliquité  de  la  coupe,  plusieurs 
des  faces  ne  forment  des  angles  rentrants  que  ne  présentent  ja- 
unis les  cristaux  simples.  D'autres  fois,  aussi,  les  cristaux  macléa 
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offrent,  dans  chaque  partie,  plus  de  la  moitié  d'un  cristal  pri- 
mitif, et  semblent  provenir  de  la  réunion  de  deux  cristaux,  dont 
une  partie  a  été  éliminée.  Tel  est  le  cristal  maclé  d'oxyde  d'étain, 
représenté  figure  il  I ,  lequel  provient  de  la  jonction  ou  de  la  pé- 
nétration oblique  de  deux  prismes  pyramides  {fig,  112),  qui  con- 
servent chacun  une  pyramide  entière  et  une  petite  partie  de  la 
pyramide  opposée.  Ce  cristal  offre  trois  angles  rentrants  formés 
par  les  faces  M, M',  s, s' et  s  s'. 

Enfin,  on  trouve  de  l'oxyde  d'étain  concréiionné,  ou  en  frag- 
ments de  stalactites,  dont  l'intérieur  offre  des  couches  variées  de 
brun  ou  de  rouge,  et  qui  imitent  certains  bois,  d'où  lui  vient  le 
nom  d'étain  de  bois;  on  le  trouve  encore  en  masses  d'une  figure 
globuleuse,  ovoïde  ou  mamelonnée,  dont  l'intérieur  est  formé  de 
fibres  ravonnantes. 

L'oxyde  d'étain  pèse  6,9  à  6,  93.  Il  est  plus  dur  que  le  quartz 
et  moins  dur  que  la  topaze  qui  le  raie.  Il  étincelle  par  consé- 
quent très-fortement  sous  le  briquet.  Il  est  blanchâtre  et  trans- 
lucide, ou  même  transparent,  lorsqu'il  est  pur;  mais  il  est  le 
plus  souvent  opaque  et  coloré  en  brun  par  de  l'oxyde  de  fer, 
dont  il  contient  de  0,0025  à  0,09.  Berzélius  a  trouvé  dans  ce- 
lui de  Çimbo  de  l'oxyde  de  tantale  et  un  peu  d'oxyde  de  manga- 
nèse. 

L'étain  oxydé  est  assez  répandu  dans  la  nature;  la  France  en 
offre  quelques  gîtes  (dans  la  Haute- Vienne,  dans  le  Morbihan, 
et  à  Piriac,  près  du  Croisic),  mais  aucun  d'eux  n'est  exploitable, 
en  sorte  que  tout  l'étain  qu'on  y  emploie  y  est  importé  de  l'é- 
tranger. L'Espagne  en  possède  quelques  mines  dans  la  Galice. 
Les  lieux  où  l'on  en  trouve  le  plus  sont  le  comté  de  Gornouail- 
ies  en  Angleterre,  la  Bohême,  la  Saxe,  la  presqu'île  de  Malaca, 
Banca,  le  Mexique  et  le  Brésil.  On  le  trouve  dans  les  terrains 
primitifs  les  plus  anciens  avec  le  titane  et  le  molybdène.  Il  est  en 
filons,  en  amas  ou  disséminé  dans  les  roches.  Les  terrains  inter- 
médiaires en  offrent  une  certaine  quantité;  les  porphyres  et  les 
schistes  également;  les  terrains  de  sédiment  n'en  contiennent 
pas.  Mais  on  le  retire  en  très-grande  quantité  des  terrains  de 
transport  semblables  à  ceux  où  Ton  trouve  l'or,  le  platine,  le 
diamant  et  les  autres  substances  précieuses.  Ces  terrains  pro- 
viennent, ainsi  que  je  l'ai  déj^  dit,  de  la  destruction  par  les 
eaux  des  terrains  primitifs;  de  telle  sorte  qu'il  n'y  a  que  les 
matières  les  plus  dures  ou  les  plus  tenaces  qui,  ayant  résisté  à 
l'usure  et  au  broiement,  se  retrouvent  dans  quelques  lieux  où 
ils  se  sont  rassemblés.  C'est  à  cette  sorte  de  gisement  qu'ap- 
partient tout  rétain  de  Banca  et  une  partie  de  celui  de.  Cor- 
nouailles. 
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Extraction  de  l'étatn.  — La  mine  d'alluvion  est  préférée  partout 
où  on  la  trouve,  le  roulement  des  eaux  l'ayant  débarrassée  de  sa 
gangue  et  de  divers  composés  métalliques  qui  l'accompagnent. 
Lamine  en  ûlon  est  bocardée  et  lavée  pour  imiter,  autant  que 
possible,  le  procédé  de  la  nature,  et,  lorsqu'elle  contient  des 
sulfures  ou  arséniures  de  fer  ou  de  cuivre,  comme  en  Bohème 
on  en  Saxe,  on  la  grille  dans  un  fourneau  à  réverbère.  On  jette  la 
mine  grillée  dansTeau,  qui  dissout  les  sulfates  de  fer  et  de  cuivre 
formés,  elon  sépare  l'oxyde  d'étain.  On  mêle  alors  cet  oxyde  avec 
an  dixième  de  charbon,  et  on  le  projette  par  pelletées  dans  un 
foameau  à  manche  très-bas  et  rempli  de  charbon  dont  la  com- 
bustion est  activée  par  deux  soufQets  :  Tétain  se  réduit  et  gagne 
b  partie  inférieure  du  fourneau,  d'où  il  s'écoule  dans  un  bassin 
iavant'foyer^  et  de  là  dans  un  autre,  dit  bassin  de  réception;  le 
UiUer,  provenant  des  terres  échappées  au  lavage,  combinées  à  de 
l'oxyde  de  fer  qui  n'a  pas  été  réduit,  et  à  une  certaine  quantité 
d'oxyde  d'étain,  reste  dans  le  premier  bassin. 

L'étaia  qui  résulte  de  cette  opération  contient  encore  de  l'ar- 
senic, du  fer  et  du  cuivre.  On  peut,  jusqu'à  un  certain  point,  le 
priver  de  ces  deux  derniers  par  une  seule  fusion  à  une  très-douce 
chaleur;  l'étain  pur  se  fond  d'abord,  et  peut  être  décanté  presque 
jusqu'à  la  fin  :  alors  ce  qui  reste  au  fond,  contenant  beaucoup 
de  cuivre  et  de  fer,  se  solidifie  et  est  mis  à  part  pour  quelques 
<>sages  particuliers. 

On  trouve  dans  le  commerce  plusieurs  sortes  d'étain  :  Vétain 
(kHalaca,  qui  est  le  plus  pur  et  sous  la  forme  de  pyramides  qua- 
dnmgulaires  tronquées,  dont  la  base  aplatie  donne  au  lingot  la 
forme  d'un  chapeau;  Vétain  et  Angleterre,  qui  est  en  saumons 
plus  ou  moins  considérables,  et  qui  contient  du  cuivre  et  uue 
Irès-petite  quantité  d'arsenic;  l'eVam  d* Allemagne,  qui  est  encore 
plus  impur. 

Propriétés.  —  L'étain  pur  est  d'un  blanc  d'argent;  il  pèse  7,296, 
est  un  peu  moins  mou  que  le  plomb,  un  peu  plus  élastique,  plus 
sonore  et  plus  fusible;  il  fait  entendre,  lorsqu'on  le  ploie,  un 
craquement  particulier,  nommé  cri  de  Ntain;  lorsqu'on  le  plie 
plusieurs  fois  de  suite  au  môme  endroit  et  brusquement,  il  s'é- 
chauffe considérablement  et  finit  par  se  rompre  :  le  frottement 
lui  communique  une  odeur  fétide. 

L'étain  fondu  avec  le  contact  de  l'air  s'oxyde  et  se  recouvre 
d'une  pellicule  irisée,  qui  se  renouvelle  à  chaque  fois  qu'on  l'en- 
lève; par  ce  moyen,  le  métal  peut  être  entièrement  transformé 
en  une  matière  grise^  qui  est  un  mélange  d'étain  et  de  son  oxyde 
lu  minimum.  Si  l'on  expose  celte  matière  au  feu  de  réverbère,  et 
<Iu'on  l'agite  avec  une  tige  de  fer,  elle  absorbera  une  nouvelle 
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quantité  d'oxygène,  blanchira  beaucoup,  et  finira  par  passer  en- 
tièrement au  maximum  d'oxydation.  Cet  oxyde,  préparé  en  grand 
pour  les  arts,  se  nomme  potée  ditain;  c'est  lui  qui  forme  la  base 
des  émaux  et  de  la  couverte  des  poteries;  il  sert  également  à  po- 
lir l'acier  (i). 

L'acide  sulfurique  concentré  et  froid  a  peu  d'action  sur  l'étain  : 
concentré  et  bouillant,  il  se  décompose  en  partie,  oxyde  le  meta! 
au  minium^  et  forme  un  sulfate  presque  insoluble,  même  dans  un 
excès  de  son  acide. 

L'acide  nitrique  concentré  exerce  une  action  des  plus  violentes 
sur  rétain,  môme  à  froid;  il  se  dégage  beaucoup  de  vapeurs  ni- 
treuses,  et  il  se  forme  de  l'acide  stannique  hydraté  qui  ne  se  dis- 
sout pas  dans  l'acide  nitrique. 

L'acide  chlorhydrique  dissout  (rès-facilement  l'étain,  surtout 
à  l'aide  de  la  chaleur;  l'hydrogène  de  l'acide  se  dégage^  et  il  se 
forme  un  protochlorure  d'étain  cristallisable,  qui  sert  dans  la  tein- 
ture et  pour  préparer  le  pourpre  de  Casstus. 

L'étain  peut  se  combiner  avec  une  double  proportion  de  chlore, 
et  former  un  deutochlorure  dont  les  propriétés  sont  très-remar- 
quables. Ce  composé,  qu'on  obtient  en  distillant  de  l'étain  avec 
du  sublimé  corrosif,  est  incolore  et  tout  à  fait  liquide,  quoiqu'il 
ne  contienne  pas  d'eau;  il  est  très-volatil,  forme  une  fumée  très- 
épaisse  à  l'air,  et  se  nommait  autrefois  liqueur  fumante  de  Uba" 
vius  ;  mis  en  contact  avec  l'eau,  il  la  décompose  avec  bruit  el 
chaleur,  et  se  change  en  chlorhydrate.  Ce  chlorhydrate  est  em- 
ployé dans  la  teinture  ,où  il  sert  surtout  à  préparer  la  couleur 
écarlate  avec  la  cochenille,  et  le  rouge  cTAndrinople  avec  la  ga- 
rance; mais,  pour  cet  usage,  on  l'obtient  plus  directement  que 
je  ne  viens  de  le  dire,  en  dissolvant .  de  l'étain  dans  de  l'acide 
chloronitrique  {eau  régalé). 

L'étain  dissous  dans  les  acides  jouit  des  propriétés  suivantes  : 

Au  minimum  comme  au  maximum  d'oxydation,  il  forme,  avec 
les  alcalis,  un  précipité  blanc  que  la  potasse  et  la  soude,  ajoutées 
en  excès,  peuvent  redissoudre;  il  n'est  pas  précipité  par  l'acide 
hydrosulfurique  ;  il  forme,  avec  les  hydrosulfates,  un  précipité 
dont  la  couleur  varie  suivant  son  degré  d'oxydation  :  s'il  est  au 
minimum^  le  précipité  sera  brun -marron;  tandis  qu'au  maximum 
il  sera  orangé.  Ces  deux  précipités,  qui  sont  deux  sulfures,  ne 
paraissent  différer  entre  eux  que  par  la  quantité  de  soufre  qu'ils 
contiennent,  de  môme  que  l'état  de  l'étain  dissous  variait  par  la 
proportion  d'oxygène. 

(1)  La  potée  d'étain  préparée  pour  les  arts  contient  ordinairement  de  Toxyde 
de  plomb  dont  le  métal  a  été  préalablement  ajouté  à  Tétain,  parce  qu'il  en 
favorise  beaucoup  Toxy dation  et  qu'il  est  à  meilleur  compte. 
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Uiage$.  —  L'élain  est  employé  pour  faire  un  grand  nombre  de 
rases  et  d'ustensiles  qui  sont  à  la  portée  de  tout  le  monde  par 
leur  bas  prix.  On  peut  le  nommer  Vargeni  du  pauvre.  On  l'emploie 
aussi  allié  aux  autres  métaux  ;  par  exemple,  au  cuivre,  dans  le 
métal  des  canons  et  des  cloches  ;  au  mercure,  dans  le  tain  des 
glaces  ;  au  plomb,  dans  la  soudure  des  plombiers  ;  il  sert  enfln  à 
étamerles  vases  de  cuivre  dont  on  se  sert  dans  l'économie  do- 
mestique, et  à  préserver  les  aliments  des  dangers  qu'entraîne 
l'emploi  de  ce  dernier  métal. 

Les  pharmaciens  n'emploient  l'étain  que  pour  le  réduire  en 
poudre,  et  pour  en  préparer  un  sulfure  artiûciel  ;  ce  sont  les 
seuls  états  sous  lesquels  ou  l'administre  quelquefois. 

Métaux  appartenant  ans  gronpem  des  Titanides 

et  des  Cliromtdes. 

les  métaux  qui  forment  ces  deux  groupes  ont  été  compris  d'a- 
bord sous  la  seule  dénomination  de  chromides;  mais  la  découverte 
faite  par  H.  Rose,  dans  les  tautalites  de  Bavière,  de  deux  nou- 
veaux métaux,  le  niobium  et  le  pélopium,  qui  partagent  les  analo- 
gies du  tantale  et  du  titane  avec  l'étain,  m'a  déterminé  à  former 
de  ces  quatre  corps  un  groupe  particulier  sous  le  nom  de  tilanides, 
que  je  place  immédiatement  après  l'étain. 

Ces  métaux  sont  caractérisés  principalement  par  leur  bioxyde 
(MO^),  qui  constitue  un  acide  faible,  isomorphe  avec  l'acide 
stanuique,  blanchâtre,  fixe  et  infusible  au  feu,  insoluble  dans 
l'eau,  susceptible  de  plusieurs  modifications  moléculaires  qui  en 
changent  les  affinités  chimiques.  Mais  ils  se  distinguent  de  l'étain 
par  leur  infusibilité  complète  et  par  leur  résistance  à  l'action  de 
lous  les  acides,  si  ce  n'est  à  celle  d'un  mélange  d'acide  fluor- 
bydrique  et  d'acide  azotique. 

Quant  •  aux  véritables  cj^romides  (tungstène,  molybdène, 
chrome  et  vanadium),  ils  sont  également  fixes  et  infusibles,  et  à 
peine  attaquables  par  les  acides.  Ils  se  combinent  avec  Toxygène 
en  plusieurs  proportions,  dont  la  première  (MO)  est  à  peine  ré- 
ductible à  l'aide  de  la  chaleur,  par  le  carbone  et  l'hydrogène,  et 
dont  la  plus  oxygénée  (MO')  constitue  un  acide  qui  peut  se  com- 
biner aux  oxydes  inférieurs  du  même  métal,  en  formant  des  com- 
posés nombreux  et  diversement  colorés.  Ce  môme  acide,  en  se 
combinant  au  chloride  correspondant  (MCI*),  forme  un  liquide 
coloré  et  volatil  qui  avait  été  pris  pour  un  simple  chlorure  avant 
que  M.  Rose  y  eût  démontré  la  présence  de  l'oxygène. 

Presque  toutes  ces  propriétés,  si  ce  n'est  toutes,  appartiennent 
également  à  i'urane  qui  partage  les  analogies  du  chrome  et  du 
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vanadium  avec  le  fer,  de  sorte  que  sa  place  est  nécessairement 
marquée  auprès  d'eux. 

Les  composés  naturels  de  ces  métaux  sont  peu  nombreux,  et 
leurs  familles  minéralogiques  sont  d'autant  plus  restreintes  que 
les  composés  naturels  où  ils  flgurent  comme  acides  doivent  ap- 
partenir à  la  famille  des  métaux  qui  leur  servent  de  base. 

Tantale»  IViobtiim,  Péloptnm. 

Le  tantale  ne  peut  constituer  une  famille,  puisqu'il  n'existe 
qu'à  l'état  d'acide  tantalique,  dans  les  tantalites  de  Suède  et  de 
Finlande,  combiné  aux  oxydes  de  fer  et  de  manganèse,  et  mélangé 
d'une  quantité  variable  d'acide  stannique  et  quelquefois  d'acide 
tungstique. 

Dans  les  yttrotantalites  des  mêmes  localités,  il  est  accompagné, 
indépendamment  de  l'yttria  et  de  la  chaux  qui  lui  servent  de 
base,  d'acide  tungstique,  d'acide  stannique  et  d'oxyde  d'urane  ; 
et  ce  mélange  dans  les  mômes  gisements,  qui  caractérise  en  gé- 
nérai les  corps  de  propriétés  analogues,  est  une  raison  de  plus 
pour  les  rapprocher  dans  la  classification.  Je  ne  citerai  ici  que 
l'analyse  de  deux  tantalites  de  Finbo,  en  Suède,  dans  lesquels 
l'oxyde  d'étain  se  montre  tellement  prédominant,  qu'il  faut  les 
considérer  plutôt  comme  oxyde  d'étain,  et  les  joindre  à  l'histoire 
de  ce  minéral. 

Oxyde  d'étain  tantalifère  de  Fimbo  (Berzélius). 

I.  II. 

Acide  stannique 83,65  93,6 

—    tantalique 12,22  2,4 

Oxyde  de  fer i,96  1,4 

diimanganèse 1,10.  0,8 

Chaux «  ,40  H 


100,33  98,2 

Pour  extraire  l'acide  tantalique  d'un  des  minéraux  qui  le  con- 
tiennent, il  faut  pulvériser  celui-ci  et  le  faire  fondre  complète* 
ment  dans  un  creuset,  avec  six  à  huit  fois  son  poids  de  bisulfate 
de  potasse.  On  pulvérise  la  masse  refroidie  et  on  la  fait  bouillir 
dans  l'eau,  qui  dissout  tous  les  sulfates,  et  laisse  l'acide  tantalique 
mêlé  d'acide  stannique,  d'acide  tungstique  et  d'oxyde  ferrique. 
On  lave  le  dépôt  et  on  le  fait  digérer  avec  du  sulfhydrate  d'am- 
moniaque en  excès  qui  décompose  et  dissout  les  acides  stanni- 
que et  tungstique,  et  convertit  l'oxyde  de  fer  en  sulfure.  On  lave 
le  précipité  et  on  le  fait  bouillir  dans  de  l'acide  chlorhydrique 
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jusqu'à  ce  qu'il  ait  repris  sa  couleur  blanche.  Oïi  le  lave  exacle- 
ment  el  on  le  fait  sécher.  C'est  là  l'acide  tantalique. 

Disons  maintenant  quelques  mots  de  la  découverte  du  niobium 
et  du  pélopium  et  des  caractères  qui  les  distinguent  du  tan- 
Ule. 

Henri  Rose  avait  remarqué,  de  môme  que  Wollaston  l'avait 
fait  antérieurement,  que  les  tantalites  de  différentes  localités 
présentaient,  pour  une  composition  presque  semblable,  une  pe- 
santeur spéciGque  différente,  et,  de  plus,  que  Tacide  qu'on  en 
retirait  par  le  procédé  qui  vient  d'être  indiqué,  offrait  lui-niôme 
une  densité  différente  et  qui  était  en  rapport  avec  celle  du  miné- 
ral. C'est  en  cherchant  la  cause  de  cette  anomalie  que  M.  Rose  a 
découvert  que  le  véritable  acide  tantalique,  tel  qu'il  avait  été 
déterminé  par  Berzélius,  était  propre  aux  tantalites  de  Suède  et 
de^^inlande,  dont  la  densité  varie  de  7,9  à  7,05,  tandis  que  les 
tantalites  de  Bavière  et  de  l'Amérique  du  Nord,  dont  la  pesanteur 
spécifique  varie  de  5,47  à  6,46,  contiennent  deux  autres  acides, 
dont  l'un,  Vacide  niobique^  est  très-facile  à  distinguer  de  l'acide 
tantalique  ;  mais  dont  l'autre,  Vacide  pélopique^  offre  de  grands 
rapports  avec  lui.  Pour  séparer  ces  deux  acides,  on  commence 
par  extraire  du  tantalite  de  Bavière  Tacide  mixte,  que  l'on  sup- 
posait auparavant  être  de  l'acide  tantalique;  on  le  mêle  avec  du 
charbon,  et  on  y  fjit  passer  à  chaud  un  courant  de  chlore.  On 
forme  ainsi  deux  chlorures  :  l'un  blanc^  infusible  et  peu  volatil, 
est  du  chlorure  de  niobium  ;  l'autre,  jaune^  facilement  fusible  et 
volatil,  est  le  chlorure  de  pélopium.  Les  chlorures,  mis  en  contact 
avec  l'eau,  se  changent  en  acide  chlorhydrique  et  en  acide  mé- 
tallique qui  se  précipite  ;  mais  comme  la  séparation  des  deux 
chlorures  et  des  deux  acides  n'est  pas  complète  par  une  première 
opération,  on  les  purifie  en  réduisant  de  nouveau  les  deux  oxydes 
en  chlorures,  etc. 

Caractères  distinctifs,  —  Le  chlorure  de  niobium  est  blanc,  infu- 
sible et  peu  volatil.  H  se  forme  cependant  à  une  température 
plus  basse  que  les  autres,  en  raison  de  la  réduction  plus  facile 
do  métal. 

Le  chlorure  de  tantale  se  forme  ensuite  ;  il  est  jaune  ;  il  com- 
mence à  se  volatiliser  à  144  degrés  et  se  fond  à  221. 

Le  chlorure  de  pélopium  est  jaune  comme  le  précédent  ;  il  exige 
Dne  température  plus  élevée  pour  se  former,  bien  qu'il  soit  le  plus 
îolatil.  Il  se  volatilise  à  125  degrés  et  fond  à  212. 

Le  chlorure  de  pélopium  se  dislingue  de  celui  de  tantale  en  ce 
que,  quand  on  le  produit  par  l'action  du  chlore  sur  un  mélange 
d*acide  pélopique  et  de  charbon,  il  se  forme,  outre  le  chlorure 
par  très-Tolatil,  un  composé  d'acide  pélopique  et  de  chlorure, 
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qui  se  décompose  à  une  plus  forte  chaleur,  en  chlorure  volalil 
et  acide  fixe. 

La  môme  chose  se  produit  avec  Tacide  tungstique  qui  accom- 
pagne souvent  les  acides  précédents.  Mais  le  chlorure  de  tungs- 
tène est  rouge  et  encore  plus  volatil  que  le  chlorure  de  pélo- 
pium. 

Vacide  tanCalique  soumis  à  l'action  du  feu  reste  incolore  oa  pré- 
sente une  faihle  teinta  jaune. 

Vacide  pélopigue  prend  une  teinte  jaune  plus  marquée. 

Vacide  niobique  prend  une  couleur  jaune  très-prononcée. 

Tous  trois  redeviennent  incolores  par  le  refroidissement. 

Vacide  stannigue  et  Vacide  titanigue  présentent  la  même  pro- 
priété. De  plus,  tous  ces  acides,  qui  sont  blancs  à  Tétat  d'hydra- 
tes, présentent  le  phénomène  d'ignition  lorsqu'on  les  rend 
anhydres  par  le  moyen  du  feu. 

Les  tantalate  et  niobate  de  potasse  sont  solubles  dans  Teau  et 
dans  un  excès  de  potasse  ou  de  carbonate  de  potasse. 

Les  tantalate  et  niobate  ds  sonde  sont,  au  contraire,  difQci- 
lement  solubles  dans  un  excès  de  soude  ou  de  carbonate  de 
soude  ;  et  le  niobate  de  soude  est  bien  plus  insoluble  q.ue  le 
tantalate. 

Si  on  aiguise  avec  de  l'acide  sulfurique  un  soluté  de  tantalate, 
de  pélopate  et  de  niobate  de  soude,  et  qu'on  y  verse  un  infusé  de 
noix  de  galle,  on  produit  : 

avec  l'acide  tantulique,  un  précipité  jaune  clair; 

—  pélopique,  —        jaune  orangé  ; 

—  niobique,  —        rouge  orangé. 

Le  cyanure  ferroso-potassique  forme  dans  les  mêmes  disso- 
lutés : 

avec  l'acide  tanlalique,i]n  précipité  jaune  ; 

—  pélopique,  —        rouge  brunâtre  ; 

—  niobique,  —        rouge  orangé. 

FAMILLE    DU   TITANE. 

Le  titane  est  un  métal  qui  n'existe  pas  libre  dans  la  nature  ; 
on  a  cru  le  trouver  plusieurs  fois  cristallisé  dans  les  scories 
du  cendrier  des  hauts  fourneaux  qui  servent  à  la  réduction  du 
fer,  sous  forme  de  petits  cristaux  cubiques,  d'un  rouge  de  cuivre 
et  très-éclalants.  Mais  d'après  M.  Wœhler  (i)  ces  cristaux  sont 
formés  de 

(1)  Wœhler,  Comptes  rendus  de  V Académie  des  Sciences,  nov.  1849. 
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Azote 18         8  atomes. 

Carbone 4         2 

Titane 78        10 

et  répondent  à  la  formule  Ti,C^AzH-4TiMz. 

Obtenu  par  la  décomposilion  du  chlorure  ammoniacal  de 
titane  au  moyen  de  la  chaleur,  il  est  d'un  rouge  cuivré  et  brillant, 
combustible  à  l'air  et  soluble  dans  Teau  régale. 

Le  titane  forme  trois  oxydes,  dont  le  premier  (TiO)  résulte  de 
l'action  réductive  du  charbon,  à  une  haute  température,  sur  Ta- 
cide  titaniquc.  Celui-ci,  composé  de  TiO^  est  blanc,  insoluble 
dans  l'eau,  infusible  au  feu,  qui  lui  communique  seulement  une 
couleur  jaune,  qu'il  perd  par  le  refroidissement.  Tant  qu'il  n'a 
pas  été  calciné,  il  rougit  le  tournesol,  et  se  dissout  facilement 
dans  les  acides  et  les  alcalis.  Quand  on  le  dissout  dans  l'acide 
chlorhydrique  et  qu'on  plonge  dans  la  liqueur  une  lame  de  zinc, 
de  fer  ou  d'étain,  le  liquide  prend  d'abord  une  teinte  bleue  et 
finit  par  se  décolorer  après  la  formation  d'un  précipité  violet,  qui 
parait  être  un  oxyde  inférieur  à  l'acide  titanique.  La  troisième 
combinaison  oxygénée  est  un  sesquioxyde,  Ti'O^.  Le  titane  forme, 
avec  le  fluoré  et  le  chlore,  un  fluoride  (TIF*)  et  un  chloride 
(TiCl*),  qui  sont  liquides,  incolores,  très-acides,  fumant  à  l'air 
comme  le  chloride  d'étain. 

Le  titane  existe  dans  la  nature  à  l'état  de  sous  fluorure  (TiF), 
combiné  avec  une  petite  quantité  de  fluorure  de  fer,  et  à  l'état 
d'acide  titanique.  Mais  celui-ci  se  présente  sous  trois  formes 
moléculaires  différentes  qui  ont  conduit  les  minéralogistes  à  en 
former  trois  espèces  sous  Les  noms  de  rutile^  brookite  et  anatase. 

Titane  fluorure  ferrifère. 

Ce  minéral  a  été  trouvé  dans  les  environs  de  Warwick,  dans 
l'État  de  New-York.  Il  est  cristallisé  en  prismes  obliques  rhom- 
lïoîdaux,  modifiés  sur  les  arôtes  obtuses  et  les  angles.  Jl  est  d'un 
gris  brunâtre  avec  un  éclat  perlé  et  demi-métallique.  Il  pèse 
de 3,14  à  3,29.  Sa  poudre  est  d'un  brun  chocolat.  Il  est  infusible 
*Q  chalumeau  ;  il  dégage  de  l'acide  fluorhydrique  lorsqu'on  le 
^aile,  dans  un  creuset  de  platine,  par  l'acide  sulfurique.  M.  She- 
P^rd  en  a  retiré 

Titane 64,70 

Fer 7,14 

Yttrium 0.89 

Fluoré 27,33 

Formule 


Kipports 

moléculairei 

X     3,1         =»      201 

17 

X     2,86      =        20 

1 

X     2,48       =          2 

» 

X     8,496    =       232 

11,6 

iOTiF-4-FeF. 
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Acide  lllBal«it«. 


1 .  Butik  011  sehorl  rovge.  —  Ces  noms  ont  été  donnes  à  cell 
variété  li'acide  litanique,  à  cause  de  sa  couleur  rouge  habituel! 
due  au  mélange  d'un  à  deux  cenliëmes  d'oxyde  ferrique.  Il  e 
éclatant,  à  structure  laminaire,  assez  dur  pov 
rayer  fortement  le  verre,  mais  rayant  difficîU 
ment  le  quartz.  11  pÈse  de  i,21  i  4,29  ;  il  est  gt 
néralement  opaque,  mais  les  cristaux  acici: 
latres  sont  translucides.  Sa  forme  primitive  e 
'''«•  ""  "i,^""""  un  prisme  droit  à  base  carrée  {/!g.  112),  dont  1 
hauteur  est  h  un  des  côtés  de  la  base  tiomn 
1  à  1,55.  Les  formes  secondaires  sont  peu  nombreuses  et  pH 
sentent  généralement  des  prismes  octogones  ou  cylindrotdt 
terminés  par  les  faces  de  l'oclaëdre  formé  sur  les  angles  d 
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géuleuli'. 


Fig.  lif — Crî 
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prisme  droit  primitif.  Les  cristaux  ont  une  grande  tendance 
se  macler,  et  ils  le  font  souvent  en  se  réunissant  bout  à  bou' 
sous  un  angle  de  114  degrés  {titane  géniculé  de  Haiiy,  fig.  11 
et  lU). 

Le  titane  rutile,  de  môme  que  les  autres  variétés  d'acide  tita 
nique,  est  infusible  au  chalumeau  et  insoluble  dans  tous  U 
acides.  L'acide  sulfurique  bouillant  l'attaque  à  peine. 

2.  Brookite  ou  rulik  lamellifoi  me.  —  Cette  substance  est  exac 
tement  composée,  comme  le  rutile,  de  98,6  d'acide  titaniqu 
et  de  1,4  d'oxyde  de  fer,  et  elle  offre  ta  même  couleur  rougeAlr 
et  le  même  éclat  adamantin  ou  demi-métallique;  mais  sa  pesan 
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teur  spéciflque  est  moins  grande,  et  varie  de  4,128  à  4,167;  sa 
dureté  ne  dépasse  pas  celle  de  la  chaux  phosphatée;  enfin  ses 
crislaux  sont  des  tables  hexagonales  très-minces,  chargées  sur  le 
pourtour  d'un  très-grand  nombre  de  facettes,  et  dont  la  forme 
primitive  parait  être  un  prisme  droit  rhomboïdal,  dont  les  angles 
sont  de  100  et  de  80  degrés,  et  dont  la  hauteur  est  à  Tun  des  côtés 
de  la  base  comme  les  nombres  11  et  30.  Il  est  moins  insoluble 
dans  les  acides  que  le  rutile. 

3.  Anatase,  titane  anatase,  oisamte  ou  schorl  bleu.  —  L'existence 
probable  d'un  oxyde  bleu  de  titane,  inférieur  à  l'acide  titanique, 
a  fait  supposer  pendant  longtemps  que 
l'anatase  était  un  oxure  de  titane  pouvant 
donner  immédiatement,  au  chalumeau,  un 
wrre  bleu  avec  le  sel  de  phosphore.  Mais 
les  recherches  de  M.  Damour  semblent 
prouver  que  l'anatase  n'est  que  de  l'acide 
litanique  sous  un  état  moléculaire  parti- 
culier. Ses  cristaux  sont  généralement 
très-petits,  d'un  bleu  foncé,  translucides 
ou  môme  transparents,  dérivés  d'un  oc- 
taèdre aigu  {fig,  115)  dont  les  faces  adja- 
centes, concourant  à  un  môme  sommet, 
foDt  des  angles  de  98°  5',  et  les  faces  op- 
posées, des  angles  de  137®  iO'  :  ou  dérivés 
d'un  prisme  droit  h  base  carrée,  dont  la 
bauteur  est  au  côté  de  la  base  comme  93 
est  à  37.  L'anatase  pèse  spécifiquement 
3,8;  elle  raie  difficilement  le  verre  et  est  rayée  par  le  quartz  et 
le  rutile;  elle  est  fragile^  à  structure  laminaire,  et  donne  une 
poudre  blanchâtre. 

Le  rutile  appartient  aux  terrains  primitifs  les  plus  anciens, 
comme  le  molybdène  sulfuré  et  l'acide  stannique.  On  l'a  trouvé 
à  Saint-Yrieix,  près  de  Limoges,  au  Saint-Gothard,  aux  monts 
Carpathes,  dans  la  nouvelle  Gaslille,  etc.  L'anatase  a  été  trouvée^ 
il  7  a  longtemps  déjà,  au  bourg  d'Oisans  (Isère),  dans  les  fissures 
de  roches  primitives,  oîi  elle  est  associée  avec  de  l'albite.  On  l'a 
observée  depuis  dans  d'autres  localités,  et  notamment  au  Brésil, 
<l2Ds  la  province  de  Minas-Geraès,  dans  des  agglomérats  de 
quartz  et  de  micaschiste,  où  se  trouvent  également  des  diamants. 
Quant  à  la  brookite,  les  premiers  cristaux  ont  été  découverts 
^Q 1824,  au  bourg  d'Oisans,  dans  les  mômes  roches  de  quartz  et 
d'albite  qui  renferment  l'anatase.  On  l'a  trouvée  depuis  au  Saint- 
(^Ihard  et  à  la  montagne  de  Snowdon,  dans  le  pays  de  Galles, 
d'où  Tiennent  les  plus  beaux  cristaux. 


Fig.   115.  —  Oxure  de  titane 
anatase. 
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FAMILLES  DU  MOLYBDENE  ET  DU  CHROME. 
Molybdène. 

Métal  blanc,  un  peu  malléable,  presque  infusible  :  pesant  8,636 

Ses  composés  oxygénés  sont  :  1®  un  oxure  molybdeux,  Mo,  noir 
formant  des  dissolûtes  noirs  avec  les  acides; 

2*  Voxure  molybdique,  Mo,  brun-pourpre  très-foncé,  rougeâU 

à  Tétai  d'hydrate  ; 

•  •  • 

3"^  Uacide  molybdique,  Mo,  blanc  jaunâtre,  à  peine  soluble  dai 
Teau; 

4"^  Un  oxyde  bleu  intermédiaire  (acide  molybdeux),  solub 
dans  Teau. 

Le  sulfure  de  molybdène  existe  dans  la  nature  ;  il  répond 
Toxure  molybdique,  et  contient  MoS*,  ou 

• 

Soufre 40 

Molybdène 60 

C'est  une  substance  métalloïde,  d'un  gris  de  plomb,  onctaeu 
au  toucher,  et  composée  de  lames  flexibles.  11  pèse  4,5  ;  il  est  i 
fusible  au  chalumeau  ;  mais  il  s'y  volatilise  en  acide  sulfureux,  i 
connaissable  à  son  odeur,  et  en  acide  molybdique,  qui  appan 
sous  forme -de  vapeurs  blanches.  Lorsqu'on  le  traite  par  l'aci 
sulfurique,  il  dégage  de  l'acide  sulfureux  et  donne  un  dissolu 
bleu  d'acide  molybdeux.  Traité  par  l'acide  nitrique,  il  prodi 
de  l'acide  sulfurique  et  un  dépôt  blanc  d'acidç  molybdique  de\ 
nant  bleu  lorsqu'on  le  place  humide  sur  une  plaque  de  zinc. 

Le  sulfure  de  molybdène  ressemble  beaucoup  au  graphit 
mais  il  est  plus  blanc,  et  laisse,  par  le  frottement  sur  la  pon 
laine,  une  trace  verdâlre,  tandis  que  celle  du  graphite  est  n< 
râtre,  de  même  que  sur  le  papier. 

Le  sulfure  de  molybdène  forme  des  filons  ou  des  amas  iso 
peu  abondants  dans  diverses  roches  primitives,  telles  que 
granité,  le  gneiss,  le  micaschite.  Quelquefois  aussi  il  y  est  diss 
miné  à  la  manière  du  mica.  On  le  trouve  principalement  a 
Pyrénées,  et  dans  les  Alpes  du  Dauphiné,  du  Piémont  et  du  Tyn 
dans  les  mines  d'étain  de  Gornwall,  etc. 

Le  molybdène  oxydé  ou  acide  molybdique  est  fort  rare.  On 
trouve  en  poussière  jaunâtre  à  la  surface  du  précédent.  Il  ce 
tient  toujours  un  peu  d'oxyde  de  fer,  et  constitue  peut-être 
surmolybdate  de  fer. 
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Chrome. 


Ce  mêlai  est  d'un  blanc  grisâtre,  et  très-dur.  Il  n'est  pas 

magnétique,  ne  s'oxyde  pas  à  l'air  et  s'oxyde  même  difficilement 

âla  chaleur  rouge.  Les  acides  l'attaquent  difficilement;  mais 

les  alcalis  l'attaquent,  au  contraire,  facilement  à  l'aide  de  la 

elialear  et  de  l'oxygène.  Il  est  susceptible  de  trois  degrés  d'oxygé- 

Mtion  :  !•  un  oxyde  vert  (Gr*0^),  qui  existe  dans  Témeraude,  le 

f'iallage,  la  serpentine,  le  fer  chromé  du  Yar;  2^  un  acide  rouge 

(CrO')  qui  existe  dans  le  plomh  rouge  de  Sibérie,  ou  chromate 

de  plomb,  d'où  Vauquelin   l'a    retiré   en   1797;  3*  un  oxyde 

^rttn  intermédiaire  ou  chromate  de  protoxyde  de  chrome,  très-peu 

stable.* 

L'oxyde  vert  de  chrome  se  trouve  quelquefois  isolé,  ou  du 
xnoÎDs  simplement  mélangé  à  des  matières  siliceuses,  comme  à 
la  montagne  tles  Écouchets,  entre  Couches  et  le  Creuzot  (Saône- 
ei-Loire);  ou  bien  au  diallage  et  à  la  serpentine,  comme  dans  les 
Alpes  de  Savoie  et  de  Piémont.  C'est  du  reste  tout  ce  que  nous 
ec  dirons  ici  ;  les  silicates  auxquels  Toxyde  de  chrome  ne  sert  que 
tic  principe  colorant  devant  être  examinés  beaucoup  plus  tard  ; 
le  fer  chromé  du  Var  faisant  partie  des  états  naturels  du  fer  et  le 
cliromate  de  plomb  ayant  été  décrit  avec  les  sels  de  plomb. 
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L'urane  est  un  métal  dont  l'existence  a  été  signalée  la  pre- 
mière fois  en  1787,  par  Klaproth,  dans  un   minéral  nommé 
ptckblende,  que  l'on  considérait  auparavant  comme  une  variété 
delà  blende  ou  sulfure  de  zinc.  Klaproth  a  même  passé  pour  en 
aîoir  extrait  le  métal,  en  traitant  l'oxyde  d'urane,  à  une  haute 
température,  par  du  charbon,   de  même  qu'on  a  admis  plus 
récemment  que  M.  Ârfvedson  était  parvenu  à  obtenir  l'urane 
lrè$-pur  en  réduisant  l'oxyde  ou  le  chlorure  d'urane,  à  une  tem- 
pérature peu  élevée,  par  un  courant  de  gaz  hydrogène;  mais,  en 
18ii,  H.  Péligot  a  démontré  que  le  prétendu  urane  métallique 
de  Klaproth  et  d'Àrfvedson  était  un  protoxyde  irréductible  par 
le  charbon  et  l'hydrogène,  et  que  pour  obtenir  l'urane   pur, 
auquel  il  donne  le  nom  ù^uranium,  il  fallait  d'abord  préparer  du 
protochlorure  d'urane,  en  faisant  passer,  à  la  couleur  rouge,  un 
<^urant  de  chlore  sur  un  mélange  d'oxyde  d'urane  et  de  charbon, 
et  ensuite  décomposer  1»  chlorure  d'urane  par  le  potassium.  On 
^ulcve  le  chlorure  de  potassium  par  l'eau,  l'on  obtient  l'urane 
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SOUS  forme  d'une  poudre  noire,  qui  prend  sous  le  brunisso 
l'éclat  de  l'argent,  en  acquérant  une  certaine  malléabilité.  L 
métal  ainsi  obtenu  brûle  à  Tair,  à  une  température  très-peu  éU 
?ée,  avec  un  très-grand  éclat.  Il  ne  décompose  pas  Teau  pare 
la  température  ordinaire;  mais  il  se  dissout  avec  dégagemei 
d'hydrogène  dans  les  acides  dilués.  Depuis  lors,  M.  Péligot  l 
obtenu  en  globules,  un  peu  malléables,  durs,  mais  facilemei 
rayés  par  l'acier,  ayant  la  couleur  du  nickel  ou  du  fer.  Sa  denril 
est  t8,4.  D'après  (Vf.  Péligot,  l'urane  n'aurait  pas  moins  de  SA 
grés'd'oxydation. 

4*  Un  souS'Oxyde  brun  à  l'état  d'hydrate,  obtenu  en  décon 
posant  le  sous-^ohlorure  par  l'ammoniaque.  Il  est  formé  de  XJ'O 
il  parait  décomposer  l'eau  et  se  convertir  en  un  autre  sous-oxyt 
vert-pomme  indéterminé. 

2*  Un  proioxydebriifiy  ancien  urane  de  MM.  Arfvedson  etBc 
zélius,  obtenu  en  réduisant  les  oxures  supérieurs  de  l'urane  p 
l'hydrogène  et  le  charbon,  ou  en  calcinant  en  vase  clos  l'ozala 
jaune  d'urane.  Il  e6t  quelquefois  pyrophorique  ;  il  forme  avec  I 
acides  dilués  des  dissolutions  vertes.  Il  est  formé  de  : 

Urane 1  atome      750  88,24 

Oxygène 1  100  ii,76 


850  400,00 

30  Un  deutoiyde  noir^  obtenu  en  chauffant  fortement  le  nitra 
d'urane.  Il  est  formé  de  U*0»  ou  de  2U0  +  U^O». 

4®  Un  tritoxyde  d'uranium  ou  oxyde  vert-olive,  obtenu  en  so 
.  meltanl  les  oxydes  précédenfts  à  l'action  de  l'air  ou  de  l'oxygèD 
à  une  température  rouge  somibre.  il  est  d'un  vert-olive  et  d'i 
aspect  velouté.  Traité  par  les  acides,  il  donne  un  mélange  de  s< 
jaunes  et  de  sels  verts.  11  est  formé  de  UW  ou  de  UO  -|-  U^C 
il  répond  à  l'oxyde  de  fer  magnétique  FeO  +  Fe^O'. 

5®  Le  peroxyde  d'urane  ou  oxyde  des  sels  jaunes,  jouant  le  rï 
de  base  avec  les  acides  forts  et  le  rôle  d'acide  avec  les  alcalis, 
est  formé  de  : 

L* 1500  83,33 

0' 300  46,67 


1800  100,00 

On  l'obtient  en  exposant  à  la  lumière  solaire  un  soluté  d'ox 
laie  jaune  d'urane;  il  se  dégage  de  l'acide  carbonique  et  » 
l'oxyde 'de  carbone,  et  l'urane  se  précipite  à  l'état  d'hydrate  < 
tritoxyde,  qui,  bien  lavé  et  exposé  à  l'air,  repasse  à  Tel 
d'hydrate  d'oxyde  jaune  (Ebelmen).  On  peut  également  faire  év 
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porar  aune  douce  chaleur  un  soluté  alcoolique  de  nitrate  urani- 
qoe.  A  un  certaisi  degré  de  concentration,  il  se  produit  une 
riictioo  entre  l'acide  nitrique  et  l'alcool,  d'oii  résultent  de  l'é- 
Uier  oilreax,  de  la  vapeur  nitreuse,  de  l'aldéhyde  et  de  l'acide 
fMmiqBe.  L'oxyde  d'urane  mis  à  nu  se  précipite.  On  évapore 
fRsqœ  à  aiccité;,  on  traite  par  Teau  pour  laver  Toxyde  et  on  le 
bit  sécher. 

L'anoe  se  trouve  dans  la  nature  à  l'étal  d'oxyde  intermédiaire 
(anse  oxyduJé  de  Haiiy)  constituant  la  pechblende^  à  Tétat 
flmjdt  jaune  hydraté  et  à  l'état  de  phosphate  hydraté  combiné  au 
|ih(M|thale  de  chaux  ou  de  cuivre»  ei  à  l'étal  de  carbonate  hydraté 
combiné  au  carbonate  de  chaux. 


tUamme  «KjAnlé,  Feehbcajle  ou  Pcclil 


L'orane  oxydulé  constitue  la  pechblende,  et  cependant  n'est 
jamais  pur  dans  ce  minéral.  On  y  trouve  du  fer  oxydé,  des  sulfures 
elarséniares  de  fer,  de  plomb,  de  cuivre,  de  zinc,  et  quelquefois 
decobaltet  de  nickel.  Sa  gangue  habituelle  est  un  carbonate  de 
chaox,  de  magnésie  et  de  manganèse.  Un  échantillon  choisi, 
analysé  par  Klaproth,  lui  a  donné  : 

Ox^de  d'urane 86,5 

,    Sulùire  do  plomb 6 

Silice 5 

Proloxyde  de  fer g,5 

100,0 

C'est  une  suhstance  amorphe,  compacte,  noirâtre,  d'un  éclat 
gras  et  légèrement  métalloïde.  Elle  pèse  de  6,378  à  6,530.  Elle 
^tassez difficile  à  entamer  par  le  couteau.  Elle  offre  une  struc- 
ture un  peu  feuilletée  dans  un  sens.  Elle  est  presque  inattaquable 
par  l'acide  chlorhydrique,  qui  dissout  seulement  f  oxyd^  de  fer, 
la  chaux  et  la  magnésie  qui  peuvent  s'y  Ironver.  Mais  elle  est  fa- 
cilement dissoute  par  l'acide  nitrique,  qui  peroxyde  l'urane  et 
change  les  sulfures  et  arsémures  de  plomb,  de  fer,  «te,  en 
dilate  de  plomb,  arséniale  de  Ter,  etc.  On  évapore  à  siccité, 
OQ  reprend  par  l'eau  froide  qui  ne  redissout  guère  que  le 
J^lrale  d'urane.  On  fait  évaporer  «t  cristalliser.  Pour  obte- 
^  le  nitrate  d'urane  dans  un  plus  grand  état  de  pureté,  on 
'c  dissout  dans  l'éllier  sulfurique,  qui  l'abandonne  ensuite  par 
son  évaporation  spontanée.  On  le  fait  enfin  redissoudre  dans 
^'^u  et  cristalliser.  C'est  ce  nitrate  qui  sert  à  la  prépara- 
tion des  oxydes  et  de  tous  les  autres  composés  artificiels  de 
i'orane. 
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L'urane  oxydulé  présente  quelque  ressemblance  extériei 
avec  le  zinc  sulfuré  brun,  le  wolfram  et  le  fer  chromité  du  Yi 
mais  on  peut  facilement  reconnaître  ces  trois  substances  a 
caractères  suivants  : 

Zinc  sulfuré  brun.  Pesanteur  spécifique,  4,166  ;  facilemc 
rayé  par  le  couteau  ;  poudre  grise  ;  clivages  dirigés  en  plusîet 
sens; 

Wolfram  ou  iungstate  de  fer  et  de  manganèse.  Pesanteur  spéci 
que,  7,3;  poudre  brune  tirant  sur  le  violet;  clivage  net  suivi 
deux  sens  perpendiculaires  ; 

Fer  chromité  du   Var,  Pesanteur  spécifique,  4,498;  fonda 
chalumeau  avec  le  borax,  le  colore  en  vert; 

L'urane  oxydulé  se  trouve  principalement  à  Joachimsthal 
Bohème,  à  Schneeberg  et  à  Johann«Georgenstadt  en  Saxe,  da 
des  dépôts  argentifères  et  aurifères. 

Urane  kydroxydé. 

Substance  fort  peu  abondante,  jaune,  pulvérulente,  qui 
forme   à   la    surface   des    morceaux    de    l'espèce    précédei 
et    probablement   par  l'action    de    l'air   humide.  Elle    doa 
de  l'eau  à  la  calcination;  elle  se  dissout  dans  les   acides, 
offre  alors  les  caractères  des  dissolutés  d'urane  peroxyde,  c 
sont: 

Couleur  jaune  ; 

Alcalis,  précipité  jaune  d'uranate  alcalin  ; 

Carbonates  alcalins^  précipité  jaune-citron,  soluble  dans 
excès  de  carbonate  ; 

Métaux  purs,  rien; 

Sulfide  hydrique,  rien  ; 

Sulfhydrates  alcalins,  précipité  noir  ; 

Cyanure  ferroso-potassique,  préc  ipité  rouge  de  sang  : 

Phosphates  solubles,  précipité  jaune  pâle  ; 

Arséniates,  précipité  blanc-jaunâtre  ;* 

Arsénites,  précipité  d'un  très-beau  jaune. 

Urane  pkosphAté. 

Ce  sel  n'existe  que  combiné  soit  au  phosphate  de  chaux,  soi 
celui  de  cuivre.  II  en  résulte  deux  sels  doubles  que  les  minera 
gistes  ont  longtemps  confondus  avec  l'urane  oxydé,  mais  qui  f<i 
ment  deux  espèces  minéralogiques  distinctes. 
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1.  Phosphate  wano  calciquet  Uranite. 

Se  trouve  en  petits  nids  dans  la  pegmatite  (i)  àSaint-Sympho- 
rien  de  Marmagne,  près  d'Autun,  et  à  Saint-Yrieix,.  près  de  Li- 
moges. On  Ta  indiqué  aussi  dans  le  granité,  à  Ghessy,  et  dans 
quelques  autres  lieux.  C'est  une  substance  jaune,  cristallisant  en 
prismes;  sa  pesanteur  spécifique  est3,iâ;  elle  est  rayée  par  la 
dttoz  carbonatée;  elle  donne  de  Teau  par  la  chaleur,  et  fond 
ao  chalumeau.  Elle  donne,  avec  l'acide  nitrique,  une  liqueur 
jiDiie  qui  est  précipitée  par  Tammoniaque  en  devenant  incolore, 
la  liqueur  ammoniacale  précipite  par  Tacide  oxalique. 

Suivant  l'analyse  de  Berzélius,  l'uranite  d'Autun  est  composée 
de: 

Oiygène. 

Adde  phosphorique % {4,63         8,19      5 

Oxyde  uranique 59,37         9,90      6 

Chaux 5,06          1,59      1 

Eau 14,90        13,24      8 

Magnésie  et  oxyde  de  manganèse. . .  0,19 

Baiytc 2,85 

Silice 1,51 

99,11 

Dans  cet  exemple-ci,  pour  établir  la  composition  atomique  du 
phosphate  double  d'urane,  au  lieu  de  diviser  la  quantité  de  cha- 
que corps  constituant  par  son  nombre  atomique,  on  a  calculé  la 
quantité  d'oxygène  contenue  dans  chacun,  et  on  a  obtenu  les 
nombres  8,19;  9,90;  1,59  et  13,24.  Cherchant  alors  les  rapports 
«mplcs  entre  ces  qualités,  on  trouve  5,  6,  1  et  8;  c'est-à-dire, 
qoepour  une  quantité  d'acide  phosphorique  qui  contient  5  ato- 
mes d'oxygène,  l'oxyde  d'urane  en  contient  6,  la  chaux  1,  et 
l'^o8.  D'où  il  suit  que,  dans  l'uranite  d'Autun,  1  atome  d'acide 
phosphorique  est  combiné  avec  2  atomes  d'oxyde  d'urane, 
^  atome  de  chaux  et  8  atomes  d'eau.  Sa  formule  est,  en  consé- 
ÎQence, 

FO»  -h  2UW  +  CaO  +  8H«0, 
*€8t-à-dire  que  c'est  un  phosphate  tribasique  hydraté. 

.  2.  Phosphate  urano -cuprique,  Chaikolite. 

Couleur  verte;  prismes  à  base  carrée;  pesanteur  spécifi- 
^  3,33;  rayé  par  la  chaux  carbonatée,  donnant  de  l'eau  par  la 
^cination;  fusible  au  chalumeau.  Fournissant  du  cuivre  mé- 

J|)  ^ocbe  de  fusion  ignée  composée  de  feldspath  laminaire  et  de  cristaux  de 
^^^^  enclaYés;  nommée  aussi  granité  graphique. 
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tallique  par  la  fusioa  sur  un  charbon,  avec  addition  de  carbc 
nate  de  soude  ;  soluble  dans  Tacide  nitrique.  La  liqueur  roug 
te  fer  métallique,  et  forme  ayee  Tainmoniaque  un  précipité  le 
surmonté  d'une  liqueur  bleue.   L'analyse  faite  par  Benséliiit 
donné  : 

Oxygène. 

Acide  phosphorique ^5^56  8,71  5 

Oxydfid'urane 60,25  10^6  6 

—    de  cuivre... 8,44  i,70  l 

Eaa 1H,05  13,37  8 

Gangue 0,70 

100,jd0 

PW  +  2U«0»,CuO  +  8H«0. 

Cette  composition  est  exactement  celle  de  L'uranite,.  dans  1j 
quelle  la  efauux  se  trouve  remplacée  par  l'oxyde  die  cuivre.  O 
trouve  le  phosphate*  urano-cuprique  dans  les  mines  d'étedn  et  € 
cuivre  de  Cornouailtes,  de  Saxe  et  de  Bohème;  dans  les  filai 
argentifères  ou  cobaltlfères  de  Schneeberg,  en  Saxe,  etc. 

Carbonate  urano-ealclqne^  lileblf^te. 

C'est  une  substance  d'une  belle  couleur  yerte  qu'on  trouve  ac 
environs  d'Andrinople  en  Turquie,  avec  l'hydrosulfale  des  môm. 
bases.  Sa  formule  est  2  CaO,CO*-f  2U>03,CO«  4-36HO^ 

FAMHXE.  DU  CUIVRE.. 

Ce  métal,  dont  la  connaissance  remonte  à  la  plus  haute  an! 
quité,  était  désigné  parles  alchimistes  sous  le  nom  jde  vénm^^ 
se  trouve  sous  14  ét^ts  principaux  dans  la  terre,  savoir  i 


natîf. 

arséniaté. 

arsénié, 
sélénié, 
sulfuré^ 

phosphaté, 

hydrosilicaté, 

carbonate. 

oxydulé, 

oxydé, 

arsénité. 

hydrocarbonaté, 

oxycblocuré, 

sulfaté. 

CniTre   natif. 

Il  o(£re  tous  les  caractères  du  cuivre  obienu  par  l'art,. à  ceJ 
près  que  sa  surface  est  ordinairement  terne  ou  noiirâtre  ;  mais,  pa 
le  grattage  ou  l'action  de  la  lime,  il  acquiert  facilement  l'éclat  < 
la  couleur  rouge  qui  le  caractérisent.  Il  est  malléable,  et  pès 


CUIVRE  ARSENICAL.  21S 

ordiDaîrement  8,58  (le  enivre  pur  pèse  8,895).  Il  est  souvent 
crisUllisé  eu  cubes,  ou  en  formes  qui  en  dérivent,  telles  que 
Toctaèdre  régulier,  le  cubo-ootaôdre,  le  cubo-dodécaèdre,  etc. 
Sa  forme  la  plus  ordinaire  est  Poolaèdre  cunéiforme.  0  n  le 
trouve  aussi  en  dendrites>.  en  rameaux,  en  filaments,  en  petites 
lames  ou  en  grains,  implantés  ou  dispersés  dans  diverses  gan- 
goes;  ou  en  masses  mamelonnées  ou  botryoïies  isolées. 

Le  cuivre  natif  se  trouve  priocipalement  dans  les  terrains  pri- 
mitifs supérieurs,  où  il  est  presque  toujours  associé  au  cuivre 
mhnaiéf  sulfuré^  et  pyriteûx,  ayant*  une  gangue  de  micaschiste, 
fcjne»f,  de  jaspe  f&TugineuXj  dfe  calàaire  saccharoïde^  de  calcium 
Ikùrwré  ou  de  bar  y  te  sulfatée.  On  le  trouve  aussi  dans  les  roches 
imygdalbldes^  des  terrains  secondaires,  associé  au  cuivre  oxydulé\ 
tvlmaté on  hydrosUicaté ;  enfin,  on  le  rencontre  en  masses  isolées 
et  quelquefois  considérables,  dans  les  sables  de  transport, 
comme  au  Brésil,  au  Chili  et  au  Canada.  Une  masse  trouvée  ainsi 
aux  environs  de  Bahia  pesait  1,300  kilogrammes. 

On  connaît  une  variété  de  cuivre  natif  pour  ainsi<  dire  artifi- 
cielle, ou  qui  se  forme  sous  les  yeux  des  mineurs,  dans  les 
mines  de  cuivre  où  s'infiltre  une  dissolution  de  sulfate,  qui  se 
trouve  décomposée  par  le  fer  ou  par  des  substances  organiques. 
U  est  en  petites  masses  poreuses  ou.  granuleuses,  et  porte  le  nom 
de  taivre  de  cémentation. 

CiiiTre  aneiilcal. 

Ce  minéral  a  été  indiqué  pour  la  première  fois.par  Henkel,  qui 
'a  trouvé  composé  d'environ  0,40  de  cuivre  et  de  0,50  à  0,55 
<i'arsenic.  Il  est  en  masses  amorphes,  d'un  blanc  un  peu  jaunâtre, 
peu  éclatant  et  très-fragile.  On  l'a  trouvé  depuis  dans  plusieurs 
localités,  en  Saxe  et  dans  le  comté  de  Cornouailles. 

M.  Domeyko,  professeur  de  chimie  à  Coquimbo  (Chili),  a 
(décrit  un  autre  arséniure  de  cuivre  trouvé  en  abondance  dans 
^oe  mine  d'argent,  au  mont  Calabazo,  et  dans  la  mine  de  San- 
Antonio,  dans  le  département  de  Copiapo.  Ce  nouvel  arséniure 
^Umorphe,  compacte,  à  cassure  grenue,  éclatant  et  d'un  blanc 
<^omparabIe  à  celui  du  fer  arsenical.  Il  perd  son  éclat  à  Tair 
^1  y  prend  des  couleurs  irisées,,  à  la  manière  du  cuivre  pyriteûx. 
U  est  composé  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Cuivre 71,64    x    2,521    =    180      3 

Arsenic 28,36    x    2,133    =      60      i 

Formule  :  Cu'Âs. 
^hinégiie.  —  Minéral  cristallin  à  structure  grenue,  d'un  éclat 


216  FAMILLE   DU  CUIVRE. 

métallique,  couleur  blanc-jaunâtre,  prenant  facilement  le  pol 
mais  brunissant  à  la  surface.  Un  peu  ductile.  Densité,  8,401 
Trouvée  en  une  masse  de  20  kilogrammes,  dansT  la  mine  c 
Pewabie,  comté  de  Houghton  (Michigan). 

Composition,  Cu  =  88,07  ;  As  =  H  fii  Ag  et  autres  =  0,33.  ( 
qui  s'accorde  avec  Cu"As. 

CuHre  sélénlé. 

Très-rare,  trouvé  à  Skrikerum,  dans  le  Smaland,  en  petit 
veines  très-minces  dans  du  calcaire  spathique.  Il  est  d'un  blai 
d'argent  et  ductile.  Chauffé  au  chalumeau,  il<légage  une  odei 
de  raifort  pourri,  et  se  fond  en  un  globule  gris  légèremo 
malléable.  Sa  dissolution  dans  Tacide  nitrique  offre  tontes  1 
réactions  du  cuivre. 

Suivant  l'analyse  de  Berzélius,  il  est  composé  de  : 

Rapports  moléeulûiti. 

Sélénium 40    X    2,02    =         81  ! 

Cuivre 64     X     2,52    =        ^61  2 

Formule  :  CuSe. 

Cuivre  sélénié  argentifère^  eukairite  (Berzélius).  —  Substan( 
métalloïde ,  d'un  gris  de  plomb,  ductile,  se  laissant  couper  i 
couteau,  trouvé  au  même  lieu  que  le  précédent,  formé  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Sélénium 26  53  2 

Argent.. 38,93  29  1 

Cuivre 23,05  58  2 

Substances  terreuses 8,90 

Acide  carbonique  et  perte.  3,12 

Formule  :  AgSe  +  Cu'Se. 

M.  Domeyko  signale  au  Chili  cette  même  substance  en  mo 
ceaux  quelquefois  considérables.  Il  donne  comme  le  caractère 
plus  sûr  pour  la  reconnaître  la  manière  dont  elle  se  comporte  ; 
chalumeau  dans  un  tube  ouvert,  de  6à  7  millimètres  de  diamèti 
La  matière  se  fond  et  l'on  obtient  un  sublimé  blanc  mélan 
d'un  autre  qui  est  rouge.  Ce  tube  étant  exposé  à  l'air,  la  pari 
blanche  du  sublimé  attire  l'humidité  et  disparaît,  ne  laissant  qi 
le  sublimé  rouge  de  sélénium. 

J'ai  mentionné,  à  la  suite  du  séléniure  de  plomb  (page  173),  i 
plomb  sélénié  cuprifère  qui  offre  une  combinaison  en  plusieu 
proportions  des  deux  séléniures  de  cuivre  et  de  plomb^  trouY* 
dans  les  mines  du  Harz. 
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Ce  sulfure  existe  pur  ou  mélangé  avec  un  grand  nombre  de  sul- 
fures métalliques.  Le  sulfure  pur  portait  autrefois  le  nom  de  mine 
ii  cuivre  vitreuse^  à  cause  de  sa  cassure  conchoîde  et  éclatante.  Il 
est  d'un  gris  de  plomb,  tendre  et  cassant,  à  poussière  noirâtre.  Il 
s'égrène  sous  le  couteau,  et  diffère  par  là  de  l'argent  sulfuré,  qui 
se  coupe  comme  du  plomb.  Il  pèse  5,  se  fond  à  la  flamme  d'une 
boQgie,  bouillonne  au  chalumeau,  dégage  de  l'acide  sulfureux  et 
laisse  un  bouton  métallique  souvent  altirable  à  l'aimant. 

Le  cuivre  sulfuré  se  trouve  cristallisé  en  masse,  ou  pseudomor- 
^que.  Le  premier  a  pour  forme  primitive  un  prisme  hexaè- 
dre régulier.  Les  formes  secondaires  sont  modifiées  sur  les  arêtes 
de  la  base. 

Le  sulfure  massif  est  presque  toujours  accompagné  de  cuivre 
carbonate  vert  ;  il  se  décompose  à  la  longue  à  Tair  humide,  et 
pa«8e  à  l'état  de  cuivre  oxydé.  Il  constitue  alors  le  cuivre  sulfuré 
hépatique  de  Haûy. 

Le  sulfure  de  cuivre  pseudomorphique  présente  la  forme  d'un 
frttit  de  conifère  ou  d'un  épi  de  blé  {cuivre  en  épi)  ;  il  se  trouve 
^nkenberg,  dans  la  Hesse. 

Cuivre  sul/ïtré  xyloide. 

Le  sulfure  de  cuivre  se  trouve  dans  les  mêmes  gtles  que  le 
cuivre  pyriteux  (sulfure  double  de  cuivre  et  de  fer),  comme  dans 
le  comté  de  Cornouailles  et  dans  la  Hesse,  mais  toujours  en  petite 
T>anliié,  Il  prédomine  cependant  dans  les  mines  des  monts  Ou- 
'^k,  et  devient  alors  l'objet  d'une  exploitation  particulière.  Ce 
*^ure  est  composé  de  : 

Soufre 20,27  \  molécule. 

Cuivre 79,73  2 

100,(.'0 
Formule:  Cu'S; 

^a  il  est  souvent  mélangé  de  sulfure  cuprique  (GuS),  de  cuivre 
'''^Wlique  ou  de  cuivre  pyriteux. 

Quant  au  sulfure  cupn'que,  il  a  été  trouvé  isolé  par  M.  Covelli 
™«  les  fumaroles  du  cratère  du  Vésuve,  sous  forme  d'un 
^uit  noirâtre  ou  bleuâtre,  lequel  paraît  résulter  de  l'action  du 
8ax  suUhydrique  sur  le  chlorure  de  cuivre  qui  tapissait  les  cellules 
^  1*  lave.  L'analyse  a  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Soufre ;.    32  16  1 

Cuivre 66  17  1 

Perle 2 
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Ce  môme  sulfure  a  été  trouvé  à  Badenweiller,  sous  forme  de 
masses  sphéroïdales,  qui  présentent  à  leur  surCstee  des  traces  de 
crislallisation.  Bead)Eint  lui  a  donné  le  nom  de  covellim^  du  nom 
du  savant  qui  l'a  découvert  le  premier. 

Maintenant  commence  l'examen  des  nombreuses  combinaisons 
naturelles  du  sulfure  de  cuivre  avec  d'autres  sulfures  métalli- 
ques. La  première  est  un 

Ifelftire-  doublte  de  evi%re*  et>  d'avyMrt. 

• 

Métalloïde,  d*un  gris  d'acier  éclatant,  très-fragile,  à  cassure 
imparfaitement  conchoïde.  On  Ta  trouvé  seulement  en  petit6& — 
masses  compactes  dans  les  mines  de  Schlangenberg,  en  Sibérie. 
Composition  AgS  +  Cu^  ^î^^i  Q^^'i'  résulte  de  l'analfse  soi* 
vante  : 

Souflie 15^96  2  molécules. 

ATgenL... 5i,87  i 

Cuivre 30,83  2 

Fer 0,34 

Ce  sulfure  doublé  préisente  exactement  là  môme  composition 
moléculaire  que  le  sélénium  correspondant. 

CaHre  et  fer  suif  ares. 

Il  existe  plusieurs  combinaisons  de  sulfures  de  fer  et  de  cuivre, 
dont  la  plus  commune  a  reçu  les  noms  de 

Pyrite  cuivreuse^  Cuivre  pynietix  ou  Chalcopyrite, 

Cette  substance  est,  en  outre,  le  plus  important  des  minerais 
de  cuivre,  non  parce  que  c'est  celui  qui  contient  le  plus  de  mé- 
tal, mais  parce  que  c'est  le  plus  répandu  et  le  plus  exploité. 

Le  cuivre  pyriteux  est  éclatant  et  d'un  jaune  foncé,  souvent 
irisé  à  sa  surface  ;  il  est  cassant  et  présente  une  cassure  rabo- 
teuse ;  il  cède  à  la  lime  et  ne  fait  pas  feu  avec  le  briquet,  ce  qui 
le  distingue  du  fer  sulfuré  pur.  Il  pèse  4;,16  ;  il  fond  au  chalumeau 
en  globules  attirables  à  l'aimant,  et  qui  destinent  ensuite  des 
globules  de  cuivre  avec  la  soude.  Il  est  soluble  dans  l'acide 
nitrique  et  donne  une  dissolution  bleue,  qui  rougit  une  liBime  de 
fer  et  qui,  étendue  d'eau  et  additionnée  d'ammoniaque  en  excès, 
forme  un  précipité  abondant  de  peroxyde  de  fer  hydraté,  sur- 
monté d'une  liqueur  transparente  d'un  bleu  céleste  très-foncé. 

Le  cuivre  pyriteux  cristallise  en  octaèdre  à  base  carrée,  très- 
rapproché  de  l'octaèdre  régulier,  simple  ou  modifié.  Cet  octaèdre 
passe  également  à  un  tétraèdre  très-voisin  du  tétraèdre  régulier, 
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que  Haâj  regardait  comme  la  forme  primitive  du  cvmve  pyri- 
teux.  Jia^  ce  sulfuve  se  trouve  bten  plus  soaveat  en  masses  in- 
fernes  pkur  OUI  moins  considérables;  il  abonde  principalement 
dans  le  gneiss  et  le  micaschiste^  eoiome  k\  Saint-Bel  prè»  de 
Lyon,  à  Baigoirry  dan»  les  Pyrénées,  k  Ldbethea  en  Hongcie^  en 
Silésie,  en  Suède,  en  Norwége,  etc.  On  le  trouve  aussi  dans  les 
schistes  argileux  qui  se  rapprochent  le  plus  des  terrains  pri- 
miiils,  comme  dans  une  partie  des  mines  du  Cornwall  et 
d'Aûglesea,  en  Angleterre;  ou  dans  la  serpentine^  qui  alterne 
arec  les  schistes  argileux,  comme  à  Cuba  et  h  Venezuela.  Enfin, 
OD  le  trouve  encore  en  un  grand  nombre  de  lieux,  soit  dans  le 
grès  rouge,  soit  dans  un  schiste  bituiaineux,  qui  porte  alors  le 
nom  de  schiste  cuivreux  ou  kupferschiefer.  Au  Potosi,  on  trouve 
entre  les  feuilles^  du  schiste  des  empreintiesdb  poissons  el  de  plan*- 
les  lyeopodîacées. 
Le  cuivre  pyriteuxest  composé*  de  r 

SouA:e ^..    3)^7  2moIécul8&. 

Cuivre 34,40  i 

Fer 30,47  \ 

Formule  :  FeS  +  CuS,  ou  mieux,  en  doublant  les  molécules, 
Pe^S^  -f  Cu^S,  qui  indique  une  combinaison  de  protosulfure  de 
cuîyre  avec  un  sulfure  de  fer  non  isolé  dans  la  nature,  mais  dont 
là  composition  répond  à  celle  du  sesquioxyde  de  fer  Fe*0^. 

Homtcline  (Breithaupt).  —  Minéral,  Irèsrvoisin  de  la  pyrite  cui- 
'ffiuse,^ formant  àPlauen  avec  du  cuivre  hydrosilicaté  ferrifère  et 
(le  la  malachite  un  filon  dans  une  amphibolite. 

Sa  darelé  est  4,5,  sa  densité  4,472  à  4,480.  Elle  crisUllise  dans 
le  type  du  prisme  à  base  carrée,  mais  le  plus  souvent  en  masses 
compactes.  Analysé  par  Richler  (i),  il  a  donné  : 

.    Fe  =23,81  Cu  =  43,76         S  =  30,21, 

(i'oii  Ton  a  déduit  la  formule  : 

3Cu«S,Fe«S»  4-  2FeS. 
Cuivre  pyriteux  bronzé^  Buntkupférerz,  PhiUipsHe, 

Cette  substance  accompagne  assez  souvent  la  pj^rite  de  cuivre 
^oaire,  mais  toujours  en  petite  quantité.  Elle*  offre  les  mômes 
caractères  chimiques,  pose  5,  et  cristallise  en  cube  diversement 
medifiéyen  octaèdre  ou  en  cubo-octaèdre.  Son  principal  caractère 
^déduit  de  sa  couleur  intérieure,  qui  est  rmgeâtre^l  tirant,  par 

(1)  Richter,  Ann,  min,,  &*  série,  t.  XIX,  p.  257.* 
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conséquent,  sur  la  couleur  du  cuivre,  dont  elle  contient  beaucoxia.  p 
plus  que  le  cuivre  pyriteux  ordinaire.  Sa  surface  est  souvent  msàx*** 
quée  de  taches  bleuâtres  ou  violâtres,  ce  qui  lui  a  valu  aussi  £  « 
nom  de  cuivre  pyriteux  panaché.  L'analyse  d'un  échantillon 
Ross-Island,  faite  par  M.  Richard  Phillipsite,  a  donné  : 

Rapports  moléeoUirei . 

Soufre 23,65           118         3 

Cuivre 61,07           154         4 

Fer 14                 41          1 

SiUce 0,50 

Perte 0,68 

Formule  :  FeS  4-  2Cu«S. 

Ce  qui  oifre  une  composition  différente  de  celle  de  la  pyrite  cui 
vreuse  commune,  de  quelque  manière  qu'elle  soit  envisagée. 

Mais  il  est  probable  qu'on  confond,  sous  les  noms  fixés  pli 
haut,  un  assez  grand  nombre  de  composés  différents,  qui  se  raj 
prochent  cependant  par  la  forte  proportion  de  cuivre  qu'ils  coi 
tiennent.  Tels  sont  les  suivants  : 


Soufre 
Cuivre 
Fer. . . 


26,24 
56,76 
14,84 


6 
2 


25,06 
63,03 
11,57 


8" 

10 

2 


22,65 

69,73 

7,54 


5— 

8 

1 


1.  Pyrite  en  petits  cristaux  de  Condorra-Mine,  dans  le 
nouailles  ;  sa  composition  répond  à  Fe'S^  +  3Gu*S. 

2.  Pyrite  bronzée  amorphe  deWoitski,  près  de  lamerBlancb^  » 
composition  : 

Fe«S'  +  5Cu«S. 

3.  Pyrite  bronzée  de  Eislehen,  constituant  le  minerai  princi  p 
des  usines  de  cuivre  de  Mansfeld  ;  composition  : 

FeS  H-  4Cu«S. 

4.  Pyrite  bronzée  de  Sangershausen  =  PeS  +  5Gu*S. 
Ces  quatre  analyses  sont  remarquables  en  ce  que  les  deux  p 

mières  nous  offrent  les  deux  mêmes  sulfures  que  la  pyrite 
vreuse  commune,  mais  avec  une  triple  et  une  quintuple  prop^>^' 
tion  de  sulfure  de  cuivre  ;  et  les  deux  dernières,  le  môme  suif  i*-^* 
de  fer  que  la  phillipsite,  mais  avec  avec  une  proportion  plus  fot"^ 
également  du  sulfure  cufvreux. 


i- 
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Cuivre  ir^l^ 


Us  minéralogistes  désignent  généralement  sous  le  nom  de  cui- 
pregris  une  substance  minérale  qui  accompagne  très-souvent  le 
cuirrepyriteux,  jouissant  d'un  éclat  métallique  gris  d'acier,  cris- 
^Ilisant  en  tétraèdre  régulier  ou  en  formes  qui  en  sont  dérivées, 
pesant  spécifiquement  de  4,79  à  5,10;  cassante;  fusible  au  cha- 
lumeau avec  vapeurs  de  soufre,  d'antimoine  et  souvent  d'arsenic  ; 
^nfio,  laissant  un  résidu  scorifié  composé  de  cuivre,  de  fer,  de 
*inc,  et  quelquefois  d'argent. 

Cette  substance  est  donc  d'une  composition  très-compliquée 
et  variable  :  cependant  on  peut,  le  plus  souvent,  se  la  représenter 
comme  une  combinaison  de  sulfure  d'anttmoine  et  de  cuivre  pyri- 
ietuc^  dans  laquelle  le  sulfure  d'arsenic  peut  remplacer  celui  d'an- 
timoine^ oii  le  sulfure  de  fer  peut  être  suppléé  par  ceux  de  zinc, 
d^argent  ou  môme  de  mercure.  Ces  composés  tiennent,  dans  la 
famille  minéralogique  du  cuivre,  la  place  que  les  sulfures  doubles 
d'antimoine  et  d'argent  occupent  dans  celle  de  l'argent,  ou  que 
les  sulfures  doubles  d'antimoine  et  de  plomb  occupent  dans  la 
famille  du  plomb. 

Si  les  minéraux  qui  ont  été  ainsi  compris  sous  le  noai  de  cuivre 
gris  n'offraient  que  les  substitutions  qui  viennent  d'être  indiquées, 
en  conservant  la  même  formule  moléculaire,  on  aurait  peut-être 
raison  de  les  considérer  comme  appartenant  à  une  même  espèce 
inioérale;  mais  les  sulfures  qui  les  constituent  paraissent  s'unir 
«n  un  grand  nombre  de  rapports  différents,  et  forment  peut-être 
entant  d'espèces  distinctes.  Nous  signalerons  les  quatre  princi- 
pales : 

^*  Panabase  de  Beudant,  faisant  partie  du  cuivre  gris  antimoni- 
f^e  de  Haûy,  et  du  grauguUigerz  (argent  gris)  de  Klaproth  et  de 
K^rsten.  —  M.  H.  Rose  en  a  donné  cinq  analyses,  dont  voici  la 
Pï'emière  : 

Panabase  de  Markirchen  : 

Rapports  moléculairei. 

Soufre 26,83  134  \U 

Antimoine 12,46  151  ^- 

Arsenic 10,19  221 

Cuivre 40,60  102  102 

Fer 4,66  131  ^^ 

Zinc 3,69  9) 

Argent 0,60  »  » 

Ces  résultats  donnent  immédiatement  : 

18Sb  (  «S»  -i-  51Cu*S  +  22Fe  j  S  -f-  6S 
As  Zn 
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Mais  M.  Rose  admet  comme  composition  normale  : 

48Sb*6»  -\-  48Cu«S  +  24FeS 
ou 

3Sb«S*  +  SCu*S  +  4FeS  =  3Sb*S»  +  4(2Cu«S  +  FeS)  ; 

ce  qui  exprime  la  combinaison  de  3  mol(icules  de  sulfure  d'à. 
timoine  avec  A  molécules  d*un  sulfure  répondant  à  la  pbi^- 
lipsite. 

L'analyse  de  la  panabase  de  GersdorfT^  presque  semblal)le  à      1& 
précédente,  fournit  : 

'ISSb'S»  4-  49Cu«S  -h  22Fe  ^  S  +  6S. 

Zn 
Ag) 

La  panabase  de  Zilla,  près  Klausthal,  a  donné  : 

18Sb*S»  -f-  44Cu«S  -h  22Zn  |  S; 

Fe| 


celle  de  Kapnik,  en  Transylvanie, 


48Sb«S»  +  48Cu«S  +  20Zn  |S  +  6S. 

Fe  i 

et  celle  de  Dillenburg, 

i8Sb«S»  4-  49Cu*S  4-  21Zn  (  S. 

Fej 

L'excès  de  soufre  trouvé  trois  fois  sur  cinq  ne  peut  dtre 
dental,  et  semble  indiquer  que  la  composition  de  la  panai 
n'est  pas  tout  à  fait  telle  qu'elle  a  été  indiquée  plus  bauL 

Je  suis  d*aatant  plus  porté  à  le  croire,  que  cet  excès  de  souC^^' 
reporté  sur  le  sulfure  d'antimoine,  le  convertit  exactement  ^^ 
12Sb*S*,  et  que  l'analyse  de  plusieurs  plombs  sulfo-antirnoo-^  ^ 
nous  a  conduits  également  à  admettre  l'existence  du  sulf<L^  ^^ 
Sb^S*.  Peut-être  aussi  cet  excès  de  soufre  doit-il  être  réuni  ^" 
fer,  et  peut-être  n'est-ce  pas  du  protosulfure  de  fer  qui  est  c<^  **' 
tenu  dans  la  panabase. 

2°  Cuivre  gris  mercurifère.  —  Il  en  existe  deux  analyses  :  la  p^^ 
mière,  faite  parKlaprolh,  sur  un  échantillon  de  Poratscli,enH<^''' 
grie;  la  seconde,  faite  par  M.  Scheidthaner,  d'un  minerai     ^* 
Kotterbach,  môme  pays.  En  voici  les  résultats  : 

De  Porittcb.  Rapport!.  De  Kotterbach.  Eapportt. 

Soufre 26  130  23,34  ii6 

Anlimoine 19,5         24  18,48  ^3  j  ^^ 

Arsenic n  »  3,»0  9i 


Cuivre.. 
Fer 

Mercure. 
Zinc... 
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De  Poratieh. 

Rapports. 

De  Kotterbaeh. 

Rapports. 

39 

99 

35,90 

98 

7,5 

22 

4,90 

14,4 

6,25 

5 

7,52 

6       23 

» 

» 

i,01 

2,5) 

223 


La  première  analyse  donne  50Cu«S.  +  12SbaS3  +  liFe^S' 
+  5HjjS  +6S. 

U  seocnde  donne  49Gu«S  +  IBSb^S»  +  23Fe  j g 

Hgj 

Ce  qui  se  rapproche  beancoop  de  la  panabase. 

3*  C^^i'vregns  de  Saint-  Wenzely  près  Wolfach .  —  L'analyse  faite 
par  Kla  proth  a  donné  : 


Soufre 23,82 

^^limoine 26,63 

^^ivre 5t5,v3 

f'er 3,72 

^Uc 3,10 

argent...   17,71 


Rapports  atomiques. 


116 
33 
63 
iO 
7 
13 


41'6  . 

32  4-  48  soufre. 
64  +  32 
10  4-  15 

20  4-  20 


115 


Composition  :  16Sb«S* -f- 32Cu«S 


20 Ag  I  S  +  5Fe«S». 
Znj 


^^  Cuit>re  gris  arsenical.  —  Cette  substance  parait  être  aussi 

^^''^able  danff  sa  composition  que  le  cuivre  gris    anlimonial. 

^^dant  décrit,  sous  le  nom  de  tennantite^  une  substance  métal- 

^^«  d'un  gris  de   plomb,  cristallisant  en  dodécaèdre    rhom- 

.  ^dal,  pesant  4^3.75.  Dégageant  une  forte  odeur  d'arsenic  au 

.  Plumeau  et  faisant  une  scorie  qui  offre  les  réactions  du  cuivre 

^u  fer.  L'analyse,  faite  par  M.  R.  Phillips,  a  donné  : 


Soufre 28,74 

Arsenic 11,84 

Cuivre 45,32 

Fer 9,26 

Formule  :  9Cu8  +  (FeS*  +  FeAs»). 

^^    Ce  qui  indique  une  combinaison  de  deutosuifure  de  cuivre  et 

^^  mispickel.  Mais  Klaprolh  a  décrit  sous  le  nom  de  fahkrz,  un 

^Viivre  gris  arsenical  complètement  différent,  d'un   gris  d'acier 

^^air,  et  cristallisant  sous  forme  de  deux  pyramides  triangulaires, 

apposées  base  à  base  et  inégales,  dans  lequel  l'analyse  a  toujours 

^tTert  moins  de  soufre  et  d'arsenic  qu'il  n'en  faut  pour  amener  le 

'eret  le  cuivre  à  l'état  de  protosulfure  et  d'arséniure.  En  voici 

^aalre  analyses  : 


Rapports  atomiques. 

143 

11 

25 

2 

115 

9 

26 

2 
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" 

1 

2 

3 

4 

Soufre 

Arsenic 

Rapp. 

10          50 

24,1       51 

n            n 

41         103 

22,57     57 

0,4         » 

10 
14 

» 

48 
25,5 

0,5 

Rapp. 

50 

30 

» 

121 

es 

Rapp. 
10          50 

«t;«)   35 

42,5     107 

27,5      69 

0,9         » 

Rap 
14,1       7< 

15,7      SI 

Antimoine 

Cuivre 

19,2      41 

Fer 

51        ÎU 

Argent 

»           1 

!•  Fahlerz  du  Jung-Hohe-Birke  près  de  Freyberg.  —  L'analy 
de  Klaproth  donne  à  peu  près  Cu^S  +  FeAs.^ 

2®  Fahlerz  de  JCroner,  près  de  Freyberg.  —  L'analyse  donne 
peu  près  2Gu^S  +  Fe^As,  avec  manque  de  soufre  el  d'arsenic. 

3®  Fahlerz  de  Jonas,  près  de  Freyberg.  —  L'analyse  four 
iOCu^S  —  TFe^As,  avçc  étcès  de  cuivre. 

4®  Schwartzgûltigerz  de  Airthray,  près  Slirling.  —  L'anab 
faite  par  Tbompson  fournit  approximativement  : 

9Fe*S  +  2Cu»As«. 

Ou  voit  que  les  substances  désignées  sous  le  nom  de  cuivre  gw 
quoique  très-importantes  souvent  par  la  quantité  d'argent  qu'el 
contiennent,  sont  encore  mal  définies  et  qu'elles  demandent 
nouvel  examen. 

Sous  le  nom  d'énargùe\  on  a  décrit  un  minéral,  d'un  noir 
fer,  avec  éclat  métallique,  trouvé  dans  les  Cordillères  du  Pérc 
Il  est  cassant,  facile  à  pulvériser,  et  donne  une  poussière  noii 
Sa  densilé  égale  4;  il  cristallise  dans  le  système  du  prisme  dr 
rhomboïdal. 

Plaltner  lui  attribue  1  atome  d'arsenic,  8  de  soufre,  et  6 
cuivre  ;  il  contient  en  outre  un  peu  de  fer,  de  zinc  et  d'arge 
Chauffé  dans  un  tube  fermé,  il  dégage  d'abord  du  soufre,  p^ 
du  sulfure  d'arsenic.  Sur  un  charbon,  il  fond  en  un  globule  c 
donne  au  borax  les  couleurs  caractéristiques  du  cuivre. 


Cuivre  oxydalé. 

Protoxyde  de  cuivre  des  chimistes,  composé  de  Gu*0,  ou  * 
cuivre  88,78,  oxygène  11,22.  , 

Oxyde  d'un  rouge  purpurin,  vitreux,  translucide  ou  transp 
rent  dans  les  petits  cristaux,  mais  le  plus  souvent  gris  et  d'aspe 
métallique  à  la  surface;  alors  le  grattage  et  la  pulvérisation  fo 
reparaître  la  couleur  rouge.  Il  pèse  de  5,4  à  5,6;  il  fond  aucb 
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lamauca  noe matière  noire,  au  fea  d'oxydation  ;  il  se  réduit  en 
globules  de  cuivre,  au  feu  de  réduclion. 

Il  K  dissout  dans  l'acide  nitrique  avec  dégagement  de  vapeurs 
iiilreases.  L'acide  cblorhydrique  le  dissout  sans  effervescence. 
l'unnioDiaque  caustique  le  dissout  également.  Le  dissoluté  est 
incolore  lorsqu'il  a  été  fait  hors  du  contact  de  l'air  ;  il  se  colore 
ta  bleu  céleste  aussitôt  que  l'air  fait  passer  le  cuivre  de  l'état  de 
[«oloxjde  à  celui  de  deutozyde. 

Le  cuivre  oxydulé  se  trouve  souvent  cristallisé  en  octaèdre  ré- 
gulier (/î^.  116),  quieslsa  forme  primitive,  ou  en  cristaux  qui  en 
sont  dérivés,  principalement  en  octaËdce  émarginé  {/ig.  il7),  qui 


"fBK  le  passage  de  l'octaèdre  au  dodécaèdre  rhomboldal  ;  en 
dodécaèdre  rhomboïdal  (fig.  118);  en  cubo-oclaèdre  l^g.  il9}; 


Fig.  US.  —  CuitK 


Bo  cube  (fig.  120);  en  cubo-dodécaèdre  ou  dodécaèdre  rhom- 
"Oldal,  dont  les  six  angles  quadruples  sont  remplacés  ou  Iron- 
qaéi  pif  ies  siï  facei  *i\i  cube  ;  enfin  en  cristaux  informas' 
^9-  I20J  qui  présentent,  sur  les  douze  arêtes  de  l'oclaèdre,  les 
lices  du  dodécaèdre  rhomboldal  ;  et  sur  les  six  angles,  les  faces 
''«cube.  Tous  ces  cristaux  sont  souvent  convertis  superflcîelle- 

GcimiT.  Drogut,  T  «dit.  T.  1.  —  IS 
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ment  en  carbonate  vert  ou  malachite  (par  exemple  à  Nikole^rs^:^ 
en  Sibérie),  de  manière  à  faire  croire  à  des  cristaax  de  ce  carbc^. 


Fig.  120.  —  Cuitre  ozydulé. 


Fig.  121.  —  Came  ozydulé. 


nale  appartenant  au  système  cubique;  tandis  que  le  très-pel 
nombre  de  ceux  qui  ont  été  trouvés  véritablement  composés 
carbonate,  sont  dérivés  d'un  prisme  oblique  rhomboïdal. 

Le  cuivre  oxydulé  se  trouve  aussi  sous  forme  capillaire  avec 
éclat  vif  et  soyeux,  comme  dans  le  duché  de  Nassau,  ou  lame^^ 
lairCy  ou  massif,  ou  terreux.  Ce  dernier  est  toujours  mélan] 
d'oxyde  de  fer  qui  lui  donne  la  propriété,  après  avoir  été  chaul 
à  la  flamme  d'une  bougie,  d'agir  sur  le  barreau  aimanté. 

Le  cuivre  oxydulé  se  trouve  dans  les  terrains  primitifs,  av^ip 
les  autres  minerais  de  cuivre,  mais  principalement  avec  le  cuivc_ 
natif,  le  cuivre  carbonate  vert,  le  cuivre  pyriteux  et  le  cuiv^tf 
sulfuré. 

Cuivre  oxydé. 

Devtoxyde  de  cuivre  des  chimistes,  composé  de  CuO,  ou  de 

Cuivre 79,83  100 

Oxygène 2u,i7  25 

Substance  noire,  d'apparence  terreuse,  peu  agrégée  et  très- 
tendre  .  Elle  fond  au  chalumeau  en  une  scorie  noire  qui  donne 
des  globules  de  cuivre  au  feu  de  réduction.  L'acide  nitrique  la 
dissout  sans  dégagement  du  gaz  ;  le  soluté  offre  toutes  les  réac- 
tions du  cuivre.    . 

Le  cuivre  oxydé  se  trouve  dans  toutes  les  mines  de  cuivre,  mais 
toujours  en  petite  quantité  et  parait  provenir  surtout  de  la  dé- 
composition du  cuivre  sulfuré  et  du  cuivre  pyriteux.  Il  donne 
souvent,  au  chalumeau,  une  odeur  d'acide  sulfureux  qui  trahit 
,  son  origine. 

Cuivre  arsénlté. 

Conduriie,  —  On  a  donné  ce  nom  à  une  substance  d'apparence 
terreuse,  d'un  brun  noirâtre  passant  au  bleuâtre,  tendre,  re* 
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cevant  le  poli  sous  l'ongle,  dont  on  a  trouvé  une  masse  consi- 
dérable dans  la  mine  de  Condurow,  en  Cornouailles.  Faraday  en 
a  relire 

Oxygène. 

Acide  arsénieux 25,94         6,27           3 

Oxyde  de  cuivre 60,50        !2,20           6 

Eau 8,99          7,99           4 

SonCre 3,06 

Arsenic 1,51 


0  » 


^  qui  conduit  à  la  formule  Gu<^As  -f  4H. 

Caivre  araénlaté. 

Cet  état  naturel  du  cuivre  parait  devoir  constituer  un  certain 

nombre  d'espèces  qui  diffèrent  autant  par  leur  couleur  que  par 

*^iir8  formes  cristallines  et  leur  composition.  Les  arséniates  of- 

''^nt  pour  caractères  communs  de  se  dissoudre  sans  effervescence 

^^^8  l'acide  nitrique,  et  de  donner  alors  les  réactions  ordinaires 

^^  dissolûtes  de  cuivre.  lis  se  dissolvent  également  dans  Tam- 

oniaque,  qu'ils  colorent  immédiatement  en  bleu  très-foncé  ;  ils 

fondent  au  chalumeau  en  dégageant  une  odeur  d'arsenic.  Voici 

^ïiaintenant  leurs  différences. 

1 .  Cuivre  arséniutéj  Olivénite, 

Cuivre  ariéniaté  en  octaèdres  aigus^  olivénite.  —  Cette  substance 
se  présente  ordinairement  en  prismes  allongés  à  6  ou  8  pans, 
Vermines  par  un  biseau,  ou  en  octaèdres  aigus  à  base  rectangle, 
qui  dérivent  d'un  prisme  droit  rbomboldal,  dont  les  faces  for- 
ment des  angles  de  110*^  47'  et  69*^  13',  et  dont  la  hauteur  est  à  un 
des  côtés  de  la  base  comme  69  :  88.  Elle  est  d'un  vert  sombre, 
fSiie  la  chaux  ûuatée,  et  pèse  4,378.  On  la  trouve  dans  plusieurs 
localités,  mais  principalement  dans  les  mines  de  cuivre  de  Cor- 
nouailles, qui  fournissent  les  cristaux  les  plus  nets,  et  qui  la 
présentent  aussi  sous  forme  d'aiguilles  déliées  ou  de  masses 
fibreuses  radiées,  désignées  sous  le  nom  particulier  de  wood- 
^pper.  La  moyenne  de  quatre  analyses  très-concordantes  faites 
par  HM.  Kobell,  Richardson,  Hermann  etDamour,  donne  pour  la 
composition  de  l'olivénite  : 

Ozygènp.  Rapports, 

Oxyde  de  cuivre........  56,58  11,40                       4 

Acide  arsénique 36,22  i 2,60  j     ^  ^  3»       ^ 

—    phosphorique..y .  3,19  1,75  j        * 

Eau 3,63  3,23                         1,1 


Formule  :  Cu^ 


9  • 

,À«  )  H-  H. 
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2,  Cuivre  arséniaié,  EuchroVe. 

Cet  arséniate  a  élé  trouvé  à  Libelhen,  en  Hongrie,  dissémix 
dans  un  schiste  micacé.  Les  cristaux  sont  des  prismes  peu  net 
arrondis  et  chargés  de  facettes,  qui  dérivent  d'un  prisme  dw^e 
rhomboïdal  de  117**  20',  dont  la  hauteur  est  à  Tun  des  côtés  de  1 
base  comme  180  :  203.  Il  est  d'un  vert  (fémeraude,  est  à  peu  pty 
aussi  dur  que  le  fluorure  de  calcium,  et  pèse  3,389.  La  moyenne  d 
trois  analyses  faites  par  Turner,  Vœhler  et  Kuhn,  donne,  pou 
sa  composition  : 

Oxygène.        Bapports. 

0\yde  de  cuivre 47,fi4  9,59  4 

Acide  arsénique 33,50  11,68  5 

Eau 48,81  16,72  7 

Formule  :  Cu^Âs  +  7H. 

L'euchroïle  diffère  donc  de  Tolivénilc  parce  qu'elle  ne  renferme 
pas  d'acide  phospborique,  et  parce  qu'elle  contient  sept  équiva- 
lents d'eau  au  lieu  d'un. 

3.  Cuivre  arséniaié ^  Aphcuiès:, 

« 

Cuivre  arséniaié  prismatique  triangulaire,  aphanèse.  —  Cet  arsé- 
niate seprésente  ordinairement  en  petites  aiguilles,  en  faisceaux 
de  lames  courbes  ou  en  masses  cristallines  testacées,  d'un  vert 
très-foncé  ;  il  pèse  4,312;  il  est  rayé  par  la  chaux  carbooatée 
rhomboïilale  ;  quelques  cristaux  observés  par  M.  Phillips  sont 
dérivés  d'un  prisme  rhomboïdal,  dont  les  faces  font  entre  elles 
des  angles  de  56  et  de  124  degrés,  et  dont  la  base  est  inclinée  sur 
les  faces  de  95  degrés.  L'analyse  faite  par  M.  Damour,  conBrtnfc 
par  une  autre  plus  récente  de  M.  Hammelsberg,  a  donné  : 

Oxygène.  Rapporti. 

Oxyde  de  cuivre 62,80  12,67  6 

Acide  arsénique 27,08  ^j^^lmoi 

—     phosphorique. ...  1 ,50  0,84  )   "'^*  ^ 

Eau 7,57  6,74  3 


•  • . 


Furmule  :  Cu*As 

P 


+  3H. 


4 .  Cuim^e  arséniaié,  Èriniie, 

Cuivre  micacé,  kupferglimmer,  érinitet  —  Cet  arséniate  esl  i^^ 
beau  verl  d'émerauile,  cristallisé  en  lames  hexagonales  plus  ou 
moins  modifiées  sur  les  bords,  et  qui  dérivent  d'un  rhomboèJf* 
aigu  de  6J®  48'.  Il  possède  une  double  réfraction  très-énergique» 
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Il  est  rajé  par  le  calcaire  rhomboïdal  ;  il  pèse  2,659.  Chauffé 
daos'OD  malras^  il  pétille  et  se  réduit  en  écailles  très-légères.  La 
mojeooe  de  deux  analyses  faites  par  M.  Damour  donne  : 

Oiygèoe.  RappoKs. 

Oxyde  de  cuivre 5-2,61  10,59                  6,:5 

Acide  arsénique 20,34  7,06  )     j.„        „ 

—     phosphorique ...  1 ,43  0,79  )  ''^^        ^ 

Eau 23,26  20,68  13,17 

Alumine 1,97  0,92                   » 

M.  Damour  pense  que  ces  résultats  peuvent  être  représentés  par 


*  • 
••  • 


• 


Cu*As  j-H  12H. 
il' 

Cette  formule  ne  diffère  de  celle  de  Taphanèse  que  par  une  quan- 
Uté  quadruple  d'eau. 

s.  Cuivre  arséniaté,  Liroconiie. 

IjtnzenerZj  Uroconxte.  —  Arséniaté  d'un  bleu  céleste  ou  quel- 
quefois un  peu  verdàtre,  qui  se  présente  cristallisé  en  octaèdres 
très-obtus  à  base  rectangulaire,  dont  la  forme  primitive  est  un 
prisme  droit  rhomboïdal  de  107"^  5',  dans  lequel  la  hauteur  est  à  l'un 
des  côtés  de  la  base  comme  86  :  85.  Il  raie  le  calcaire  rhomboïdal 
<t  pèse  2,964'.  11  dégage  beaucoup  d'eau  par  la  calcination,  puis  il 
îerdit  et  devient  incandescent.  Après  cette  calcination,  sa  cou- 
)6ar  est  passée  au  brun.  Quatre  analyses  très-rapprochées,  faites 
pir  MM.  Trolle-Wachtmeister,  Hermann  et  Damour,  établissent 
b  composition  de  cette  substance.  Voici  la  moyenne  des  deux 
diialyses  faites  par  M.  Damour  : 

Oxygène.  Rapports. 

Oxyde  de  cuivre 37,29  7,5 1  75  15 

Alumine 9,89  4,62  45  9 

Adde  arsénique 22,3 1  7,76  |  ^^  , ,  ,  ^^  „^ 

-      phosphorique ....  3,37  1 ,87  j  ^>^^  *  ""  ^" 

Eau... 25,  i7  22,64  225  45 

La  seule  formule  qui  puisse  cadrer  avec  cette  analyse  est 


.  a  .  . 

...  ••••«. 


3Cu»A8_+APA8+45H. 

Leatière  solubilité  de  la  liroconite  dans  l'ammoniaque  est 
QDe  preuve  que  Talumiae  s'y  trouve  combinée  aux  acides  et  non 
^l'état  de  simple  mélange. 

6.  Cuivre  arséniaté  calcifère  ou  Konichaicite, 

Cet  arséniaté  a  un  éclat  vitré  et  une  couleur  qui  varie  entre  le 
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i/^rt-pistacbe  et  le  vert-émeraude.  Il  est  en  rognons  d'une  c; 
sure  esquilleuse.  U  a  pour  densité  4,123.  Il  a  été  trou?é  ds 
TAndalousie. 
Trois  analyses  ont  donné  les  nombres  suivants  : 

1.                  II.  IIL 

Oxyde  de  cuivre 31,'î6        31,60  22,10 

Chaux 2J,36        2i,82  » 

Acide  arsénique 30,68        32,4i  » 

—  vanadique J,78           »  » 

—  phosphoriqae.. 8,81           »  9,10' 

Eau 5,61          S,30  5,56 

d'oti  M.  Fritzsche  a  déduit  la  formule  : 


•  ••  a 


•  •  • 


2Cu»M4-  6Ca  -f-  PhO,5H 

en  comprenant  Tacide  vanadique  dans  Tacide  arsénique. 

Je  viens  de  décrire  les  six  espèces  d'arséniates  de  cuivre 
ont  été  le  mieux  déterminées  dans  ces  dernières  années;  maK 
suis  loin  de  croire  que  ce  soient  les  seules  que  Ton  doive 
mettre.  On  possède,  en  effet,  d'anciennes  analyses  de  y^uque^ji 
de  Kkproih  et  de  Ghenevix,  assez  différentes  de  celles  que  u^ 
avons  admises  pour  qu'on  ne  puisse  pas  en  attribuer  les  résul 
à  des  erreurs  qui  n'étaient  pas  dans  les  habitudes  de  ces  célèt^ 
chimistes.  Par  exemple,  au  nombre  des  variétés  aciculaires  c^ 
fondues  avec  Tolivénile,  on  en  trouve  une,  analysée  par  Klaprc: 


.  •  * 


qui  parait  formée  de  Cu'  As -f-  H;  et  on  en  compte  trois  autJ 

analysées  par  Ghenevix,  qui  contiennent  16,  18  et  21  d'eau  ]^< 
100,  et  dont  les  résultats  sont  très-exactement  représentés 


•  ■  • 


Cu'  As  -j-  7,  8  et  9  H.  Pareillement  il  est  difficile  de  ne  pas  ^ 

mettre  que  plusieurs  arséniates  de  cuivre  peuvent  affecter 
forme  micacée,  et  ont  été  confondus  avec  Vérinite  :  tels  sor 
par  exemple,  le  cuivre  micacé  analysé  par  Yauquelin,  qui  éS 

•  .   a   •  • 

formé  de  Gu®  As^  + 15  H  ;  celui  de  Limerick,  analysé  par  Tura 


•  •  • 


qui  est  très-exactement  formé  de  3Gu*As  +  5H  ;  le  cuivre  ^ 

.  • 
«     ■•  * 

séniaté  lamelliforme*  de  Ghenevix,  composé  de  Gu^As-j-^^ 

. 

i'SU;    enfin   le   kupferglimmer,   analysé    tout   récemment    p 

M.  Hermann,  qui  contient  Cu»  As  +23H. 


CUIVRE  pHosraATi.  m 

1^  J  Cuivre  pkotpkat^. 

Le  cuivre  phosphaté  est  d'un  vert  plus  ou  moins  foncé,  trans- 
lucide on  transparent,  soluble  sans  effervescence  dans  l'acide 
oilrique,  soluble  également  dans  Tammoniaque  avec  coloration 
bleu  foDcé  ;  enfin  donnant  toutes  les  réactions  des  sels  euivriques. 
Il  se  distingue  de  roxychlorure  en  ce  que  son  dissoluté  dans 
l'acide  nitrique  ne  précipite  pas  par  le  nitrate  d'argent,  et  de 
l'arsénialey  en  ce  qu'il  ne  donne  pas  d'odeur  arsenicale  au  chalu* 
ineau.'Il  en  existe  probablement  quatre  espèces. 

1.  Cuivre  phosphaté  anhydre. 

Ce  phosphate  se  trouve  en  petites  masses  mamelonnées,  à 
Aheinbreitbach  (provinces  rhénanes)  et  à  Libelhen,  en  Hongrie. 
Il  est  verty  mais  noirâtre  à  sa  surface,  et  môme  quelquefois  à 
l'intérieur,  par  stries.  Une  analyse  de  Klaproth,  confirmée  par 
celle  de  M.  Dumesnil,  lui  donne  pour  composition  : 

Oxygèae.      Hapports. 

.'Oxyde  de  cuivre.... ......      68,13  13,74  4 

Acide  phosphorique 30,95  i7,34  6 

». 
Formule  :  cV  PJ 

Il  est  à  remarquer  cependant  que  les  échantillons  compactes 
^  mamelonnés  des  deux  localités  citées  ont  toujours  offert  un 
Peu  d*eau  à  Beudant. 

2.  Cuivre  phosphaté  octaédrique. 

T^ommé  aussi  Ubethéniie  ou  aphérèse.  On  le  trouve  dans   les 
ioes  de  cuivre  de  Libethen,  où  il  accompagne  le  cuivre  oxydulé 
^t  le  cuivre  pyriteux  dans  une  gangue  de  quartz.  Il  est  d'un  vert- 
^live  foncé,  et  cristallisé  en  octaèdres  à  base  rectangle,  simples 
^^^  modifiés  sur  les  angles,  ou  sur  les  angles  et  les  arêtes.  Ces 
^«istaux  dérivent  d'un  prisme  droit  rhomboïdal  de  109®  10'  et 
^t^Stf,  dans  lequel  le  rapport  de  la  hauteur  est  à  l'un  des  côtés 
^€  la  base  comme  25  est  à  29.  La  composition  de  ce  phosphate 
^*est  pas  encore  bien  fixée,  ou  plutôt  je  pense  (et  cette  observa* 
^ioQ  s'étend  à  d'autres  minéraux)  que  cette  composition  peut  va- 
rier dans  une  certaine  limite,  sans  qu'on  puisse  s*en  autoriser 
pour  en  former  plusieurs  espèces  différentes.  Ainsi,  dans  le  cas 
Pi'ésent,  trois  analyses  de  cuivre  phosphaté  cristallisé  de  Libe- 
^'ien  ont  donné: 
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I.              II.  m. 

Oxyde  de  cuivre 63,9  69,64  66,55 

Acide  phosphorique 28,7  24,13  28 

Eau 7,4           6,26  4,43 

I.  Analyse  faite  par  M.  Beribier;  elle  donne  exacleiaeoi 
Cu*P  +  2H. 

.  • 

II.  Analyse  due  à  M.  Wœhler;  elle  donne  Cu«p'  +  2H,  que 

ron  peut  mettre  ainsi  :  Gu^P,  H  4-  CuH,  afin  de  consenrer  te 

môme  type  de  phosphate  dans  toutes  les  variétés. 

III.  Analyse  faite  par  M.  Wœhler  sur  des  cristaux  de  LibetIi.cQ, 
d'un  vert  clair;  elle  donne  immédiatement  17CuO  +  4  ^fO* 
-j-  5H*0,  qu'il  faut  traduire  ainsi  : 


* . 


4  (Cu*P,H)-t-CuH. 
3.  Cuivre  phosphaté  privfnatique* 

Ypoléime  (Beudanl).  —  Trouvé  à  Virneberg,  près  de  Rh^iQ 


breitbach  (Prusse  rhénane),  engagé  dans  du  quartz.  Il  est  d'un  ^^r 
assez  pur  et  foncé,  sous  forme  de  cristaux  prismatiques  ou  oc^^^ 
drique^,  qui  dérivent  d'un  prisme  oblique  rhomboïdal  d*ec^^ 
ron  141*^  et  SQ**.  L'inclinaison  de  la  base  sur  les  faces  ^^^ 
de  112''  3(y.  Il  pèse  4,205,  et  raie  la  chaux  fluatée.  On  le  troft^^^ 
aussi  en  masses  mamelonnées,  rayonnéesà  l'intérieur,  d'un  r^^ 
bleuâtre,  d'une  composition  moins  certaine  et  contenant  d'^i' 
leurs  du  carbonate  de  cuivre.  L'analyse  faite-  par  M.  Lynim 
donné  : 

Rapports  moléculairei. 

Oxyde  de  cuivre 62,847  127        5,27 

Acide  phosphorique 2i,687  24        i 

Eau 15,454  137        5,71 


•  • 


Formule  :  Gu^P  -f-  H*  &^ec  mélange  de  cuivre  hydraté. 

4.  Tromholite, 

M.  Plattner  a  donné  ce  nom  à  un  phosphate  de  cuivre  fibrei^ 
trouvé  à  Retzbanya,  en  Hongrie,  qui  lui  a  présenté  une  compo 
tion  fort  différente  des  précédentes. 

Rapports  moléculaires. 

Oxyde  de  cuivre 39,2  79  7 

Acide  phosphorique 41  45,5  4 

Eau 16,8  149  13 


•  • . 


Formule  :  2  (Cu»  P,  H«)  +  CuH. 
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Caivre  hydrotillcaté. 

Il  existe  plusieurs  composés  de  ce  genre  dont  le  mieux  dé&ni 
est  QD  minéral  très-rare,  presque  semblable  à  l'émeraude  et  d'a- 
'  bord  confondu  avec  elle,  jusqu'à  ce  que  Haûy,  par  les  caractères 
cristallographiques,  et  Yauquelin,  par  l'analyse,  aient  montré 
fo'il  en  différait  totalement.  Cette  substance,  nommée  dioptase 
par  Haûy,  achirite  ou  émeraude  cmvreuse  par  d'autres,  a  été  ap- 
portée de  la  Tartarie  Chinoise  par  un  marchand  nommé  Achir- 
Malmed»  Elle  est  d'un  vert  pur,  transparente^  cristallisée  en 
prisme  hexaèdre  régulier  terminé  par  trois  faces  rhomboïdales, 
ce  qui  en  forme  un  dodécaèdre.  Les  joints  naturels  sont  très- 
oets  et  parallèles  aux  faces  des  sommets,  et  conduisent  à  la  forme 
primitive  qui  est  un  rhjomboèdre  obtus. 

Le  dioptase  pèse  3,278;  il  raie  difficilement  le  verre,  conduit 
l'électricité  et  prend  rélectricité  résineuse  lorsqu'il  est  isolé .  Au 
chalumeau,  il  devient  brun-marron  et  colore  la  flamme  en  vert 
jaunâtre;  avec  le  borax,  il  finit  par  donner  du  cuivre  métallique. 
L'émeraude,  qui  est  un  silicate  double  d'alumine  et  de  glucine 
coloré  par  de  l'oxyde  de  chrome,  se  distingue  du  dioptase  par 
les  caractères  suivants.  Elle  pèse  2,7  ;  raie  difficilement  le  verre, 
ne  conduit  pas  Téleclricité,  s'électrise  vitreusement  par  le  frot- 
tement, et  se  divise  parallèlement  aux  faces  d'un  prisme  hexaè- 
dre régulier. 

Yauquelin,  qui  a  le  premier  reconnu  la  nature  cuivreuse  du 
dioptase,  n'en  a  cependant  publié  que  deux  analyses  fautives,  en 
raison  du  mélange  d'une  grande  quantité  de  carbonate  de  chaux  et 

d'oxyde  de  fer  que  contenait  la  matière  employée.  Lowitz  en  a 
j  •     •  •  • 

"Onnéune  autre  analyse  qui  conduisait  à  la  formule  Cu^  Si  +2Aq. 

-^^s  il  résulte  des  nouvelles  analyses  de  M.  Hess  et  de  M.  Damour 

9Qe  le  dioptase  est  composé  de  : 

Ozygène. 

Silice 38,93  20,22  (i 

Oxyde  cuivriquc 49,5 1  9,99  3 

Eau il,29  10,01  3 

^*où  résulte  la  formule  Gu»  Si^  +  3Aq. 

Cuivre  hydrosilicaté  amorphe^  cuivre  hydraté  siliceux  de  Haûy , 
^hrysocolle  de  quelques  minéralogistes.  —  Substance  amorphe, 
Compacte,  ayant  une  cassure  conchoïde,  un  éclat  résineux  et  une 
^Ouleur  vert-bleuâtre.  Elle  pèse  2,733,  donne  de  l'eau  à  la  dis- 
UUalion,  perd  sa  couleur  dans  l'acide  nitrique  et  y  devient  blan- 
^be  et  translucide.  Elle  est  presque  toujours  mélangée  d'un  peu 
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de  carbonale  de  cuivre  qui  en  rend  la  composition  douteu 
Cependant,  en  faisant  abstraction  des  corps  étrangers,  le  miné 
paraît  formé  de 

Oxygène. 

SiUce 34,37  6 

Oxyde  de  cuivre 45,17  3 

Eau 20,46  6 


•  •  • 


Cu«Si*  4-  6Aq. 

Ce  qui  indique  un  silicate  deux  fois  plus  hydraté  que  le  diopts 
Le  cuivre  hydrosilicaté  amorphe  se  trouve  en  petits  amas  d 
les  dépôts  cuivreux  ;  notamment  dans  la  mine  de  Turschink^ 
Sibérie;  à  Saalféid,  en  Thuringe;  à  Schwartzenberg,  en  Sa 
à  Joachimsthal,  en  Bohême;  à  Sommerville,  dans  le  New^ers 

Culfre  carboitaté. 

Il  en  existe  trois  espèces  distinctes  :  une  anhydre,  amorphe 
d'une  couleur  brune;  une  sesquibasique  hydratée,  d'une  b< 
couleur  bleue;  une  bibasique  hydratée  d'une  belle  couleur  vei 

Cuivre  carbonate  anhydre. 

En  petites  masses  brunes,  compactes  ou  terreuses,  presc 
toujours  mélangées  de  carbonate  hydraté  vert  et  de  fer  peroxy 
Il  est  tendre,  se  laisse  couper  au  couteau,  ne  donne  pas  d'ea< 
la  distillation.  Se  dissout  avec  effervescence  dans  les  acides .  l 
seule  analyse  faite  par  Thompson  donne  : 

Oxygène. 

Acide  carbonique 16,70        12,08        2 

Oxyde  de  cuivre 60,75        12,25        2 

Peroxyde  de  fer 19,o0 

Silice 2,10 


•  • 


Cu«C. 

Cette  substance,  très-rare,  a  été  trouvée  dans  Tlndostan,  p 
de  la  frontière  orientale  du  Mysore  ;  d'oîi  vient  le  nom  de  mysor 
que  les  minéralogistes  lui  donnent. 

Cuivre  carbonate  bleu,  Azurile, 

Carbonate  d'un  bleu  d'azur  passant  au  bleu  foncé,  pesant  3 
rayant  la  chaux  carbonatée,  rayé  par  le  calcium  fluorure.  Il  doo 
de  l'eau  à  la  distillation  et  devient  brun-noirâtre.  Il  faiteffervi 
cence  avec  les  acides  et  fournit  un  dissolulé  de  cuivre.  On 
trouve  cristallisé  en  prismes  obliques  rhomboïdaux  de  98'  Stf 
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8i*  kfff  doot  la  base  est  inclinée  sur  les  pans  de  Ol*"  30'  et  SS""  30'  ; 
^^1     oa  en  masses  globuleuses  formées  de  cristaux  agglomérés  qui  ne 
présentent  que  leurs  pointes  à  l'extérieur  ;  ou  sous  forme  de 
petites  concrétions  irrégulières,  striées  du  centre  à  la  circonfé- 
rence, connues  anciennement  sous  le  nom  de  pieires  d'Arménie  ; 
00  bien  encore  sous  une  apparence  terreuse  et  mélangée  de  ma- 
tières calcaires  qui  en  affaiblissent  la  couleur.  On  le  nomme  sous 
ce  dernier  état  bleu  de  montagne»  Composition  moyenne  résultant 
de  plusieurs  analyses  : 

Oxygène. 

Acide  carbonique 25,60        18,52         4 

Oxyde  de  cuivre 69,13        13,94         3 

Eau 5,27  4,69  1 

Cette  composition  indique  un  carbonate  de  cuivre  sesqui basi- 
que hydraté,  ou  plutôt,,  d  après  Berzélius,  une  combinaison  de 
deux  molécules  de  carbonate  anhydre  avec  une  molécule  d'hydrate 

_  •     •  •  •       • 

roxyde  de  cuivre  =  2CuG4-CuH . 

Le  cuivre  carbonate  bleu  se  trouve  dans  deux  gisements  diffé- 
rents :  tantôt  il  tapisse  en  enduits,  concrétions  ou  cristaux,  les 
parois  des  filons  cuprifères  ;  tantôt  il  est  en  masses  cristallisées, 
disséminées  au  milieu  du  grès-rouge  des  anciens  terrains  secon- 
daires. C'est  ainsi  qu'on  le  trouve  à  Ghessy,  près  de  Lyon,  et  sur 
le  revers  occidental  des  monts  Ourals,  en  Russie,  ob  il  est  accom- 
pagné de  cuivre  oxydulé  cristallisé  et  de  cuivre  carbonate  vert. 
Lorsqu'il  est  très-abondant,  on  l'emploie  pour  l'extraclion  du 
cuivre  ;  mais  en  France  on  le  réserve  pour  la  fabrication  du  sul- 
f^e  de  cuivre  ;  ou  pour  la  peinture  à  Thuile  ;  car,  broyé  avec  de 
^'luile,  il  conserve  sa  belle  couleur  bleue,  tandis  que  le  phosphate 
^«  fer  bleu  naturel,  par  exemple,  que  l'on  pourrait  quelquefois 
confondre  avec  lui,  quant  à  la  couleur,  acquiert  avec  l'huile  une 
^^ùite  brun-noiràtre  qui  en  empêche  l'usage. 

On  fabrique  en  Angleterre,  pour  l'usage  de  la  peinture  et  par 
^^  procédé  encore  inconnu,  un  carbonate  bleu  composé  chimi- 
quement comme  le  carbonate  naturel  et  qui  porte  le  nom  de 
^^ndres  bltues. 

Cuivre  carbonate  vert^  Malachite, 

Substance  d'un  beau  vert,  plus  ou  moins  foncé  ;  fragile,  à  cas- 
sure souvent  testacée  et  striée  ;  fusible  et  facilement  réductible  au 
chalumeau,  donnant  de  l'eau  à  la  distillation,  soluble  dans  l'acide 
Citrique  avec  effervescence. 

Ce  carbonate  se  trouve  très-rarement  cristallisé,  et  seulement 
^ti  cristaux  aciculaires  très-brillants,  qui  dérivent,  d'après  Du- 
frénoy,  d'un  prisme  rhomboïdal  oblique.  Beaucoup  plus  fréquem- 
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ment,  le  carbonate  vertparatt  cristallisé  en  octaèdres  réguliers, 
cubes  on  en  dodécaèdres  rhomboïdaux  ;  mais  ces  cristaux  soi 
toujours  du  cuivre  oxydulé  qui  s'est  transformé  superAciellenie 
en  malachite.  Quelquefois  aussi  on  le  trouve  en  prismes  rhoc^ 
boïdaux  obliques,  qui  proviennent  de  l'altération  de  l'azurite. 

Le  cuivre  carbonate  vert  est  le  plus  souvent  sans  forme  dét^p. 
minable,  et  présente  tFois  variétés  principales. 

1^  Fibrevxy  ou  en  aiguilles  fines,  brillantes  et  soyeuses,  rajoQ- 
nées,  entrelacées  ou  parallèles. 

2^  Concréttonnéf  ou  en  masses  mamelonnées,  compactes,  for- 
mées de  couches  concentriques  de  différentes  nuances  de  vert,  et 
susceptibles  d'un  beau  poli.  C'est  à  cet  état  spécialement  qa*il 
portelenom  de  malachite  ;  on  en  fait  des  objets  d*ornement  ^1 
môme  quelquefois  des  meubles  d'un  très-grand  prix. 

3**  Terreux,  ou  rendu  impur  par  différents  mélanges  qui  en  afTai- 
blissent  la  couleur.  On  le  nomme  cendres  vertes  ou  vertdemantajfm^' 

Le  cuivre  carbonate  vert  se  distingue  de  tous  les  autres  com* 
posés  naturels  du  cuivre  pourvus  d'une  couleur  verte  parPeffe»- 
vescence  qu'il  fait  avec  l'acide  nitrique.  Il  est  formé  de: 

Oxygène. 

Acide  carbonique 19,93         2  "**• 

Oxyde  de  cuivre 71,84         2 

Eau 8,21  1 


• .       •         ... 


Formules  :  Cu*C  +JH  ou  CuC  +  CuH. 

ce  qui  indique  un  carbonate  bibasique  hydraté,  ou  une  combiT***' 
son  d'une  molécule  de  carbonate  neutre  avec  une  molécule  d'l>y 
drate  de  cuivre. 

Le  carbonate  de  cuivre  vert  se  trouve  dans  les  mêmes  liC* 
que  le  bleu,  et  est  généralement  plus  abondant.  C'est  la  mine  ^^ 
Goumechefskiy  en  Sibérie,  qui  fournit  les  plus  belles  malachîl^ 
On  en  trouve  aussi  en  Hongrie,  au  Hartz,  à  Chessy,  près  de  Lyon» 
en  Pensylvanie,  au  Chili. 

Cuivre  oxyeliloruré,  Atacamiie. 

Celte  substance  est  un  oxychlorure  de  cuivre  hydraté^  souvent 
mélangé  de  sable,  d'oxyde  de  fer  ou  de  sulfate  de  chaux,  naaîs 
qui,  séparé  des  substances  qui  lui  sont  étrangères,  parait  formé  d6 

3  molécules  d'oxyde  de  cuivre 3Cu  53,7 

1        —        de  chlorure CuCl*        30,3 

4  —         d'eau 4H*0  i6 

100,0 
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Cet  oxychlorure  est  d'un  vert  brillant;  il  colore  en  vert  et  en 
bleu  la  flamme  d'une  bougie  ;  il  se  dissout  dans  l'acide  nitrique 
sans  effervescence,  et  forme  une  liqueur  qui  précipfte  le  nitrate 
d'argent  et  rougit  une  lame  de  fer.  Il  se  réduit  au  chalumeau  en 
unglobule  de  cuivre,  sans  dégager  d'odeur  arsenicale. 

L'oxychlorure  de  cuivre  se  trouve,  au  Chili,  en  masses  rayon- 
Déesdans  leur  intérieur,  et,  au  Pérou,  en  filons  assez  puissants 
daDs  une  gangue  de  quartz.  Ce  dernier  nous  parvient  sous  forme 
d'une  poudre  grossière,  qu'on  a  crue  naturelle  ;  il  a  longtemps 
porté,  par  cette  raison,  le  nom  de  sable  vert  du  Pérou, 

CalTre  som-sulfaté. 

Ce  sous-sel,  provenant  de  plusieurs  localités,  présente  dans  sa 
coDslitution  quelques  différences  peu  importantes,  qui  le  font 
cependant  distinguer  en  plusieurs  espèces  par  les  minéralogistes. 
Ainsi  l'on  donne  le  nom  de  brochantite  à  un  sous-sulfate  trouvé  en 
peUls cristaux  droiU  rhomboïdaux  de  104»  KX  et  75"  50'  à  Ekathe- 
J'inenbourg,  en  Sibérie,  duquel  M .  Magnus  a  retiré  : 

Osygène. 

Acide  sulfurique 17,43          iO,43          3 

Oxyde  de  cuivre 66,94          i3,oO         4 

Eau 11,92          i0,50          3 

Oxyde  de  zinc 3,15 

—     de  plomb... 0,05 

Formule  :  Cu**S  +  3Aq. 

tn  aulre  sous-sulfate,  trouvé  à  Krisuvig,  en  couches  plus  ou 
'^oios  épaisses,  et  nommé  krisuvîgîte^  contient,  d'après  M.  Forch- 
*^inmer  : 

Acide  sulfurique 

Oxyde  cuivriquc 

Eau 

Acido  ferrique |        ^  ^p 

Alumine )        "'^^ 

Enfin  un  troisième  sous-sulfate,  extrait  d'un  minerai  de  Valp:i- 
^iso,  qui  le  contient  mélangé  de  silicate,  de  cuivre  natif,  oxydulé, 
^^îfuré  el  pyriteux,  présente  à  l'analyse,  d'après  M.  Jacquot  : 

Osygèae. 

Acide  sulfurique 17,2  10,30  3 

Oxyde  cuivrique 68,1  13,74  4 

Eau 14,7  !i,07  4 

.     .t. 
Formule  :  Cu*  S  -f-  4Aq. 


Oxygène. 

18,88 

10,0i 

3 

67,73 

13,68 

4 

12,81 

11,38 

3,0 

238  FAMILLE  DU  CUIVRE. 

CttiTre  sulfaté. 

Ce  sel  est  le  sulfale  de  cuivre  neutre  ordinaire,  oa  vitriol  bkUf 
formé  de  : 

Acide  sulfurique 32,14  \       .   ,.. 

Oxyde  cuivrique 31,80)  nCuS  -h  5Aq. 

Eau 36,06) 

Il  est  bieu,  transparent,  d'une  saveur  très-styplique,  cristallisant 
en  prismes  obliques,  à  base  de  parallélogramme  obliquangle.  Il 
pèse  2,19  ;  il  s'effleurit  à  Tair,  et  devient  verdâtre  et  opaque  à 
sa  surface.  Il  perd  toute  son  eau  par  une  chaleur  modérée,  et 
laisse  d'abord  64  pour  100  de  sulfale  anhydre  blanc,  qui,  par  aoe 
température  élevée,  perd  son  acide  sulfurique  et  se  convertit  en 
oxyde  de  cuivre.  Le  soluté  du  sulfate  dans  Teau  précipite  le  m- 
trate  de  baryte,  rougit  une  lame  de  fer  et  prend  «une  couleur 
bleue  très-foncée  par  l'ammoniaque.  Le  cyanure  ferroso-potas- 
siquey  forme  un  précipité  brun-rougeâtre,  et  l'acide  sulfhydrique 
un  précipité  brun-noir. 

Le  sulfate  de  cuivre  ne  se  trouve  qu'en  petite  quantité  à  la 
surface  des  minerais  de  cuivre,  ou  dissous  dans  les  eaux  qui  cir- 
culent dans  ses  mines.  Dans  quelques  pays,  on  l'obtient  par  l'éva- 
poralion  de  ces  eaux  ;  mais  la  presque  totalité  de  celui  du  com- 
merce est  préparé  artiliciellement  par  l'un  ou  l'autre  des 
procédés  suivants  : 

Dans  les  pays  abondants  en  sulfures  de  cuivre,  on  grille  ces 
sulfures  lentement,  aûn  d'en  brûler  le  soufre  et  le  cuivre,  et  de 
les  transformer  en  sulfate  de  cuivre.  Après  le  grillage,  on  laisse 
la  mine  exposée  à  l'air  pendant  un  certain  temps  et  on  rarrose 
quelquefois.  EnGn  on  la  lessive,  on  fait  évaporer  les  liqueurs  et 
on  les  laisse  cristalliser. 

En  France,  où  le  sulfure  de  cuivre  naturel  n'est  pas  très-abon- 
dant, et  où  le  sulfate  conserve  un  prix  assez  élevé,  il  y  a  de  l'a- 
vantage à  faire  du  sulfure  artiGciel,  en  combinant  le  soufre  et  le 
cuivre  à  l'aide  de  la  chaleur.  Ensuite  on  calcine  ce  sulfure  pour 
le  sulfatiser^  et  on  le  plonge  tout  rouge  dans  l'eau.  Le  sulfate  de 
cuivre  se  dissout  dans  le  liquide  et  en  est  retiré  par  la  cristalli- 
sation. 

On  peut  également  chauffer  au  rouge  des  plaques  de  cuivre, 
en  séparer  l'oxyde  sous  forme  de  battitures  par  l'action  du  mar- 
teau, et  dissoudre  cet  oxyde  par  l'acide  sulfurique. 

ËnOn  j'ai  dit  précédemment  que  le  cuivre  carbonate  de  Chessy 
servait  principalement  à  la  fabrication  du  sulfate  de  cuivre,  au 
moyen  de  sa  dissolution  dans  l'acide  sulfurique. 


( 
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EzIraetkM  du  cuivre.  —  Les  minerais  qui  sont  l'objet  d'un  trai- 

tmeat  mitai lui^ique  sont:  le  cuivre  natif,  sulfuré,  pyrileux, 

Dijdulé,  carbonate,  enfin  le  ctiivre  gris  lorsqu'il  est  argenlilère. 

Lecuiire  pyriteux  est  le  plus  commun  et  le  plus  habituellement 

«ploilé.  Les  autres,  qui  s'y  IrouTent  accidentellement  mélangés, 

loot  traités  avec  lui.  Il  n'y  a  qu'en  Sibérie  que  le  cuivre  sulfuré 

el  In  deux  carbonates  sont  assez  abondants  pour  former  l'objet 

piiacipai  de  l'exploitation. 
Je  ne  décrirai  que  l'extraction  du  cuivre  pyriteux  ou  tulfure 

famo-^uivrtKX .  C'est  une  des  opérations  métallurgiques  les  plus 

Impies  et  les  plus  compliquées. 
Oncomraence  par  griller  le  minerai,  ce  qui  s'exécute  suivant 

plaiieurs  procédés,  entre  autres  par  le  suivant  :  on  dispose  le 

ffliami  en  pyramides  tronquées  (,fig.  122),  sur  un  lit  de  bois,  de 

tdl«  manière  que  les  plus  grod 

iBorceaax  soient  placés  au  centre, 

tl  les  plus   petits  à   la  surface  ; 

tan-â  sont  battus,  et  quelquefois        

mêlés  d'un  pea  de  terre,  pour  ra-    =-~- 

leoiir  la  combustion  et  diriger  les  nj.  lii. -Griiii^.dD 

npenn  ven  le  haut  ;  au  centre  de 

U  pyramide  est  un  canal  vertical  dans  lequel  on  jette  quelques 

lisons  enQammés.  Le  bois  placé  au  bas  prend  feu,  et  le  commu- 

Diqoe  peu  k  pen  au  GulTure,  qui,  une  fois  échauffé,  continue  de 

trùler  et  de  se  griller  par  lui-même.  Il  se  forme,  pendant  ce 

ri'lise,  qui  dure  quelquefois  plus  d'un  an,  des  oxydes  et  des 

sulfates  de  cuivre  et  de  fer,  de  l'acide  sulfureux  et  du  soufre  qui 

K  tlégagenl  :  une  partie  de  ce  dernier  est  recueillie  dans  des  ca- 

vitéique  l'on  pratique  à  cet  effet  dans  la  partie  supérieure  de  la 

mnikle. 

Lamine  grillée,  et  composée  surtout  des  oxydes  et  des  sulfates 
de  enivre  et  de  fer,  est  traitée,  dans  un  fourneau  h  manche,  avec 
ducbarijon  de  bois  ou  de  la  boifille  épurée  :  par  la  fusion,  les 
lol&les  de  enivre  et  de  fer  reviennent  à  l'état  de  sulfures  ;  les 
otTdes,  et  snrtoat  celui  du  cuivre,  se  réduisent  :  il  en  résulte  un 
mibl  impur,  noir  et  cassant,  nommé  malle,  composé  encore  de 
niirre,  de  ffer  et  de  soufre. 

U  matte  est  concassée  et  soumise  ft  un  assez  grand  nombre  de 
grillages  successifs,  qui  oxydent  de  nouveau  les  métaux,  et  re- 
brmeot  un  peu  de  leurs  sulfates  ;  ensuite  elle  est  refondue  dans 

UD  fourneau  h  manche,  mais  avec  l'addition  d'une  certaine  quan- 
tité de  qaarti,  lequel  s'oppose  à  la  réduction  de  l'oxyde  de  fer, 

(Al' l'afElaité  qu'il  a  pour  lui.  Les  résultats  de  celte  opération  sont 

''o  aàort  fwi'r,  une  nouvelle  matte  et  des  scories  composées 
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principalement  de  silice  et  d'oxyde  de  fer  :  on  rejette  ces  sco- 
ries ;  la  matle  est  grillée  derechef  ;  quant  au  cuivre  noir,  qui 
contient  environ  0,90  de  cuivre  pur,  on  le  porte  au  founeam 
d  affinage. 

Ce  fourneau  est  à  réverbère  :  son  sol,  qui  est  concave  et  recou- 
vert d'une  brasque  de  charbon  el  d'argile,  sert  pour  la  fusion  da 
métal  ;  sur  l'un  des  côtés  se  trouvent  deux  soufflets,  de  Tautn 
deux  bassins  de  réception;  à  une  extrémité  est  le  foyer, à  l'autre 
la  cheminée.  On  charge  le  sol  du  fourneau  de  cuivre  noir,  et  on, 
allume  le  feu  :  le  cuivre  fond,  et  forme  à  sa  surface  des  scories 
que  l'on  enlève  avec  une  espèce  de  râteau  sans  dents;  alors ob 
dirige  dessus  le  vent  des  soufflets,  ce  qui  fait  rouler  le  métal  sur 
lui-même,  et  lui  fait  présenter  successivement  toutes  ses  parties 
au  contact  de  Tair.  A  l'aide  de  ce  mouvement,  le  fer  et  le  soufre, 
qui  sont  beaucoup  plus  combustibles,  se  brûlent  d'abord,  et  le 
cuivre  s'affine/Au  bout  de  deux  heures,  ou  lorsqu'on  s'aperçoit 
de  la  pureté  du  métal  à  sa  couleur  et  à  l'absence  des  scories,  on 
met  le  bassin  de  fusion  en  communication  avec  ceux  de  récep- 
tion :  le  cuivre  y  coule  ei  s'y  refroidit  ;  on  hâte  son  refroidisse- 
ment, surtout  à  la  surface,  en  y  jetant  un  peu  d^eau  avec  un  balai, 
et  on  enlève  avec  un  ringard  la  croûte  solide  à  mesure  qu'elle  se 
forme.  Le  cuivre,  ainsi  obtenu,  se  nomme  cmvre  de  rosette. 

Outre  le  cuivre  que  l'on  extrait  de  ses  sulfures,  on  en  retire 
aussi  une  assez  grande  quantité  de  diverses  variétés  de  cuivre 
gris. 

J'ai  rapporté,  en  parlaut  de  l'argent  (p.  163),  la  manière  dont 
cette  mine  était  grillée  et  réduite,  et  celle  dont  le  métal,  d'abot^ 
allié  au  plomb  et  mis  sous  la  forme  de  pains  de  liquaiion^  èl^ 
ensuite  privé  de  ce  plomb  et  de  l'argent  par  une  fusion  ménage 
le  cuivre  ne  se  fondant  pas  au  môme  degr-é  de  chaleur  et  oo^ 
servant  la  forme  des  pains.  Ce  cuivre,  qui  est  très-poreux,  reti^' 
toujours  une  certaine  quantité  de  plomb  dont  il  faut  le  priv^' 
on  y  parvient  en  le  tenant  fondu  pendant  quelque  temps  d^ 
un  fourneau  à  réverbère,  à  peu  près  de  la  môme  manière  €$} 
pour  l'aflinage  dont  il  vient  d'ôtre  parlé  ;  car  le  plomb  se  c9 
vertit  en  litharge,  et  le  cuivre  s'approche  de  plus  en  plus  de  1'^^ 
de  pureté.  Cependant  il  paraît  que  ce  métal,  aiusi  obtenu,  ne 
travaille  pas  aussi  bien  que  le  cuivre  neuf  ;  d'un  autre  côté,  il  ^ 
siste  mieux,  dit-on,  à  l'action  de  l'air  et  de  l'eau,  et  est  avaoC 
geux  pour  le  doublage  des  vaisseaux. 

Propriétés.  —  Le  cuivre  pur  est  solide,  très-éclatant  et  d't>i 
rouge  rosé  ;  il  a  une  saveur  très-marquée  et  acquiert  \xM 
odeur  désagréable  par  le  frottement.  C'est  le  plus  élastique  et 
plus  sonore  de  tous  les  métaux;  c'est  aussi  l'un  des  plus  ductil 
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€t  des  plus  tenaces  ;  sa  dureté  est  moins  grande  que  celle  du  fer  ; 
sa  pesanteur  spécifique  est  de  8,895  :  il  est  un  peu  plus  fusible 
que  l'or,  et  moins  fusible  que  Targent. 

Le  cuivre  est  peu  altérable  à  Tair  sec  :  à  Tair  humide,  il  se  ter- 
nit et  se  recouvre  d'une  couche  de  carbonate  vert,  que  l'on 
nomme  vulgairement  vert-de-gris^  mais  qui  n'est  pas  celui  que 
noas  employons. 

II  n'y  a  presque  pas  d'acides,  môme  parmi  ceux  que  Ton  retire 
•des  végétaux,  qui  n'attaquent  le  cuivre,  lorsque  ce  métal  est  en 
inème  temps  exposé  au  contact  de  l'air  ;  les  acides  sulfurique  et 
bydrochlorique  surtout  l'attaquent  dans  cette  circonstance  ;  l'a- 
cide sulfurique  concentré  et  bouillant  le  dissout,  comme  il  fait 
poor  presque  tous  les  métaux. 

L'acide  nitrique  attaque  très-vivement  le  cuivre  et  le  dissout 
même  à  froid  ;  il  se  dégage  beaucoup  de  deutoxyde  d'azote,  et  il 
^n  résulte  une  dissolution  bleue  qui,  comme  toutes  les  dissolu- 
tions de  cuivre  au  maximum  d'oxydation,  jouit  des  propriétés 
suivantes  : 

Elle  forme  avec  la  potasse  un  précipité  bleu  pâle  qui  est  un 
^'Ote  de  deutoxyde  de  cuivre:  l'ammoniaque  y  occasionne  un 
précipité  pareil  ;  mais,  pour  peu  qu'on  en  ajoute  un  excès,  le 
précipité  disparaît,  et  la  liqueur  acquiert  une  couleur  bleu  ce- 
inte de  toute  beauté. 

Elle  forme  avec  le  sulûde  hydrique  et  les  sulfhydrates  un  pré- 
^pité  brun-noir  ;  avec  le  cyanure  ferroso-potassique,  un  préci- 
pité rouge-brun  ;  enfin,  lorsqu'on  y  plonge  une  lame  de  fer  dé- 
^^pée,  cette  lame  se  recouvre  d'une  couche  de  cuivre  métallique. 
^  ces  différents  réactifs,  la  lame  de  fer,  le  prussiate  de  potasse 
ferrugineux  et  Tammoniaque  sont  ceux  qui  indiquent  les  plus 
petites  quantités  de  cuivre  dans  une  liqueur. 

Les  usages  du  cuivre  et  de  ses  composés  en  pharmacie  sont 
■^  moins  importants  de  ce  métal  ;  le  cuivre  lui-même,  par  sa 
'^té  moyenne  et  la  facilité  qu'il  offre  au  travail,  sera  toujours 
^ployé  à  faire  des  chaudières,  des  cucurbites  et  autres  vases 
^logues,  toutes  les  fois  qu'on  n'aura  pas  à  craindre  l'action  dis- 
'^^Hante  des  corps  qu'on  doit  y  traiter  et  le  développement  des 
P^priétés  vénéneuses  qui  en  est  la  suite  ;  il  est  également  pré- 
^^ox  pour  la  gravure  à  l'eau-forte  et  au  burin  ;  combiné  avec 
^iO  d'étain,  il  forme  le  métal  des  canons  ;  avec  0,25  de  ce  der- 
^*e^  l'alliage  est  plus  aigre  et  plus  cassant,  quoique  résistant  en- 
^^à  des  chocs  assez  forts  :  c'est  le  métal  des  cloches. 

^iùnilor  et  le  laiton  ou  cuivre  jaune  sont  des  alliages  de  cuivre 
^  tinc  également  très-employés.  Le  cuivre  sert  encore  à  former, 
1^  sa  calcination  directe  au  feu,  un  oxyde  brun  très-employé 

«momT,  Drogaef ,  7«  édiU  T.  I.  —  16 


242  FAMILLE  DU   NICKEL. 


/ 


dans  la  fabrication  des  émaux,  qu*il  colore  en  un  fort  bea 
Toxyde  au  maximum^  retiré  du  sulfale  de  cuivre,  les  • 
verl. 

FAMILLE   DU   NICKEL. 

On  trouve  assez  souvent  dans  les  mines  d^argent,  dep 
cuivre,  et  surtout  de  cobalt,  une  substance  qui  a  presqui 
leur  et  l'éclat  métallique  du  cuivre,  mais  qui  est  très-d 
santé,  et  qui  exhale  au  chalumeau  une  forte  odeur  d*ars 
mineurs  allemands  lui  donnaient  le  nom  de  kupfer-nicke 
\eui  d'ire  cuivre  faux  ;  mais  ils  n^en  connaissaient  pas  k 
Ce  n'est  qu'en  1751  que  Cronsted  y  découvrit  un  nouvea 
auquel  il  donna  le  nom  de  ntckeL  Ce  métal-existe  dans  h 
nickel  à  l'élat  d'arsénture.  Ses  autres  états  naturels  sont 
niuve^  le  sulfure^  le  sulfate^  le  sulfo-arsémure^  le  sulftHinti 
Varsémte^  Varséniate,  le  silicate  et  Vhydrocarbonate, 

IVlrkel  arsénluré. 

Nickel  arsenical^  kupfemickely  nickeline.  —  Substance 
loïde,  éclatante,  d'un  jaune  rougeâlre,  faisant  feu  au  briqi 
santé,  pesant  spéciûquement  6,7  à  7,5.  Traitée  par  Tac 
tique,  elle  se  convertit  en  arséniate  de  nickel,  dont  un 
se  précipite  sous  forme  d'un  dépôt  verdâlre.  L'ama 
ajoutée  augmente  d'abord  le  précipité  en  saturant  l'acide 
surabondant  ;  puis  elle  dissout  tout,  en  formant  une  liqu4 
bleu  violet. 

La  transformation  de  l'arséniure  de  nickel  en  arsénia 
même  à  l'air  libre,  et  il  est  rare  que  ce  minéral  puisse  ( 
serve  longtemps  dans'les  collections,  sans  offrira  sa  si 
couleur  verle  de  Tarséniate. 

L'arséniure  de  nickel  est  toujours  en  masses  amorpl 
ou  moins  volumineuses  ;  c'est  à  peine  si  quelques  éch. 
offrent  des  indices  de  cristallisation  rhomboédrique.  Il 
presque  toujours  quelques  corps  étrangers,  comme  di 
ou  de  l'arséniure  de  cobalt,  de  fer,  d'antimoine  ou  de 
Par  exemple,  le  nickel  arsenical  d'AUemont,  analysé  par  1 
contenait  : 

Rapports  moléculaires. 

Nickel 39,94  X  2,705=  108    =     108 

Arsenic 48,80  X  2,133=  104    =    104. 

Antimoine...  8  x  1,24    =  10    =        4»  - 

Soufre 2  X  5         =10 

Cobalt 0,16  X  2,71  »> 

Fer.........  I  ^j^^çç^ 

Mauganùse, . .  ) 


ar: 
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oeqm  indique  clairement  un  arséniure  de  nickel  NiAs,  dans  le- 
qoei  une  petite  partie  de  l'arsenic  est  remplacée  par  de  Tanti- 
moioef  et  mélangée  d'un  peu  de  sulfure  d'antimoine,  Sb^S^,  et 
d'on  peu  de  sulfure  de  cobalt. 

Larséniure  de  nickel  de  Riechelsdorf,  analysé  par  Stromeyer, 
a  présenté  : 

Nickel 42,206 

Arsenic 5t,726 

Fer 0,337 

Plomb 0,320 

Soufre 0,401 

Formule  :  NiAs. 


Rapports  i 

H6 

moléculaires. 

1 
\ 

» 

» 

»  M 

»  n 


L'analyse  suivante,  faite  par  M.  Pfafl*,  sur  un  arséniure  de  la 
inème  localité,  semble  indiquer  l'existence  d'un  arséniure  diffé- 
^Qtdu  premier,  et  qui  serait  Ni'As^ 

Rapports  moléculaires. 

Nickel 48,90  J32  4 

*  Arsenic 46,42  99  •    3 

Fer 0,34  n  » 

Plomb 0,56  .)  »» 

Soufre 0,80  »  » 

Nickel  biarséniuré.  —  Il  convient  de  séparer  complètement  du 
i^inéral  précédent  un  arséniure  qui  en  diffère,  à  la  première  vue, 
par  sa  couleur  analogue  à  celle  de  l'étain.  Il  est  en  masses  amor- 
phes, ou  cristallisé  en  prismes  hexaèdres  réguliers,  dont  tous  les 
a^Dgles  et  arêtes  sont  tronqués.  Il  fond  au  chalumeau  en  déga- 
geant une  fumée  arsenicale  très-abondante.  Une  analyse  faite  par 
M.  Hoffmann  sur  des  échantillons  de  Schneeberg,  et  une  autre 
faite  par  M.  Booth  sur  un  arséniure  provenant  de  Hiechelsdorf, 
montrent  que  cette  substance  a  pour  formule  NiAs^. 

RiecheUdorf.  Schneeberg. 

Rapports  moléculaires.  Rapports  moléculaires. 

Arsenic...  72,64  454  2  71,30  iSl  2 

Nickel 20,74  56)  »  28,14  76  1 

Cobalt 3,37  9  74  1  »  »  » 

Fer •••  3,25  9'  »  »  »  » 

Bismuth...  »  »  »  2,19  »  » 

Cuivre »  »  »  0,50  »  » 

Soufre »  »  n  0,14  »  )> 

TVirkel  aniimonlé. 

Ce  composé  de  nickel  a  été  découvert  à  Andréasberg  par 
^»  Wolkmar  de  Brunswick.  11  est  en  petites  tables  à  six  faces, 
^^ès-minces,  isolées  ou  groupées  sous  formes  de  dendrites  ;  mais 


244  FAMILLE  DU  NICKEL. 

le  plus  ordinairement  il  est  disséminé  en  grains  dans  le  plomb 
sulfuré  ou  le  cobalt  arsenical.  Il  est  d'un  rouge  un  peu  plus  clair 
que  le  nickel  arsenical,  avec  une  nuance  violette  ;  sa  poudre  est 
d'un  brun  rougeâlre  plus  foncé  que  la  cassure  ;  il  raie  la  chaux 
fluatée  et  est  rayé  par  le  feldspath.  Au  chalumeau,  il  ne  donne 
aucune  odeur  d'arsenic  ou  d'acide  sulfureux,  et  il  est  très-difA- 
cile  à  fondre.  Les  acides  simples  l'attaquent  difficilement,  mais 
l'eau  régale  le  dissout  facilement  et  en  totalité.  L'analyse  de  cette 
substance,  faite  par  Stromeyer,  a  donné  : 

Rapports  moiéculairei.'' 

Antimoine 63,736  X  i,24  =79               1 

Nickel 28,946  x  2,705  =    78       ^        . 

Fer 0,866  X  2,857  =2       ) 

Plomb  sulfuré 6,435 

Composition  tout  à  fait  semblable  à  celle  du  nickel  arsenical 
ordinaire.  Enûn,  en  raison  de  Tisomorphisme  de  l'arsenic  et  de 
l'antimoine,  ces  deux  corps  peuvent  se  substituer  en  tout  ou  en 
partie,  soit  dans  l'arseniure,  soit  dans  l'antimoniure.  Indépen- 
damment de  l'analyse  du  nickel  arsenical  d'Allemont,  que  nous 
avons  déjà  donnée,  Berthier  en  a  publié  deux  autres  d'un  nickel 
antimonial  de  Balen,  dont  la  moyenne  est  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Ai-senic 32,06  x  2,<33  =    68  »  .^^  _  ^.„      ,      « 

Antimoine 27,90  x  1,24  ^    35  }  ^""^  —  "^    "^ 

Nickel 33,75  X  2,705  =    9i  ,  _ 

Fer 1,40  X  2,837  —      4  j  »«>  —  «5 

Soufre 2,65  x  5  =13  13  —      »           12 

Formule  :  Ni(A8,Sb)  mélabgé  de  Sb'O'. 

]¥iekel  nnlfaré. 

Ntckelnatif,  pyrite  capillaire,  kaarkies,  — Sulfure  métalloïde,  vert 
jaunâtre,  en  petites  houppes  composées  d'aiguilles  unes;  pesant 
spéciûquement  5,278;  réductible  sur  le  charbon  en  une  fritte  mé- 
talloïde, magnétique  ;  soiuble  dans  Tacide  nitrique  :  solution 
devenant  violette  par  un  excès  d'ammoniaque. 

Rapports  moléculaires. 

Soufre 35,2  174  i 

Nickel , 64,8  175  1 

Rare.  Se  trouve  dans  les  aiômes  gîtes  que  les  autres  minerais  de 
nickel. 

IVIckel  Biilfo-arséiiiaré. 

Ntckel  gris,  nickelglauz. — Substance  métalloïde,  d'un  gris  d'acier, 
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en  peliles  masses  compactes  ou  lamelleuses,  très-fragiles  ;  pesant 
spécifiquement  6, là;  dégageant  une  odeur  arsenicale  au  chalu- 
meaa,  et  donnant  du  sulfure  d'arsenic  sublimé  lorsqu'on  la 
chauffe  dans  un  tube  fermé.  On  Ta  trouvée  dans  lamine  de  Loos, 
en  Suède,  et  une  analyse  de  Berzélius  a  donné  : 

Soufre 19,3* 

Arsenic 45.34 

Nickel 29,94 

Cobalt 0,92 

Silice 0,90  »  »  » 

ce  qui  yeut  dire  qu'en  réunissant  le  nickel,  le  fer  et  le  cobalt,  on 
trrive  à  représentir  la  composition  du  minéral  par  Ni  As  S,  et  ce 
résultat,  étant  doublé,  donne  NiS^-f  NiAs^,  ou  Ni«S  +  As^S.  La 
première  formule  assimile  ce  composé  au  cobalt  gris  (CoS^  -|- 
CoAs*),  et  au  mispickel  (FeS*  +  FeAs*)  ;  mais  la  seconde  s'ac- 
corde peut-être  mieux  avec  les  propriétés  du  minéral. 
D'autres  analyses  ont  donné  : 


Rapports  mo 

lécuiair 

96 

90 

96 

96 

81 

2 

03 

12 

» 

» 

BEnZÉLIUS. 

.  PFAFF. 

LOeWE. 

Soufre 

Rapp.  mol. 

14,40         71 

53,32       lia 

27              "3 

5,?9         15 

Rapp.  mol. 

1?,36         61 
45,90         98 
24,42         66 
10,46         30 

Rapp.  mol. 

14,2-2          72 

42,52         90 

38,42       104 

2,09           « 

Arsenic 

Nickel 

Fer 

11  est  difficile  de  conclure  quelque  chose  de  la  première  ana- 
lyse; mais  celle  de  M.  Pfaff  donne  SOFeS^  +  SSNi^As^,  et  celle 
de  M.  Lœwe  24{Ni,  Fe)2S3  +  30Ni«As3,  ce  qui  indique  une 
Sr^nde  variété  de  composition.  Le  nickel  sulfo-arséniuré  analysé 
PvH.  Lœwe  venait  de  Schiadming,  en  Styrie.U  était  cristallisé 
eo  cube  ou  en  combinaisons  du  cube  avec  l'octaèdre  et  le'  dodé- 
caèdre pentagonal.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  6,59  à  6,87. 


IVickel  sulfo-antimoiiié. 


Antimonickel.  —  On  trouve  ce  sulfo-anlimoniure  dans  quelques 
filons  cobaltifères  de  Siegen.  Il  cristallise  en  cube  ou  en  formes 
dérivées;  mais  il  se  présente  plutôt  en  petites  masses  compactes 
0"  à  texture  lamellaire.  Il  est  d'un  gris  d'acier  et  pèse  6,45.  Une 
^oalyse  de  H.  Rose  a  donné  : 
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Rapports  moIécaUim. 

Soufre i5,Si8  79 

Anlimoiae 55,76  69 

Nickel 27,36  74 

Une  autre  de  Ullmann  a  fourni  : 

Rapports  moléculaires. 

Soufre 16,40-  81  8i  i         ^ 

Antimoine.... 47,56  58  •  ^q  . 

Arsenic 9,94  21 1  '^  * 

Nickel 26,10  78  78  l 

d'où  Ton  tire  très-sensiblement  NiSbS  ,  composition  semblab 
à  celle  du  cobalt  gris,  dans  laquelle  le  nickel  remplace  le  cobal 
et  l'antimoine  l'arsenic.  Cette  substance  se  fond  au  chalumea 
avec  dégagement  d'acide  sulfureux  et  de  vapeurs  d'antimoiac 
;ivec  ou  sans  odeur  d'arsenic.  Elle  se  dissout  «dans  l'acide  nitri 
que  avec  dépôt  d'acide  antimonieux,  et  forme  une  liqueur  vert 
qui  passe  au  violet  par  un  excès  d'ammoniaque. 

IVIckel  Tlirlolé. 

M.  Hunt  a  découvert  dans  la  mine  de  Wallace,  au  lac  Huron,  a 
sulfate  de  nickel  hydraté,  en  cristaux  capillaires  entrelacés,  qi 
paraissent  être  à  base  rhombe. 

IVlckel  araénité. 

Substance  très-rare,  trouvée  seulement  dans  la  mine  de  Fri 
déric-Guillaume,  près  de  Riechelsdorf  (duché  de  Hesse).  On  1' 
prise  d'abord  pour  de  l'oxyde  noir  de  nickel  ;  mais,  d'après  Be 
zélius,  elle  est  formée  de  : 


• .  • 


Ni*  As  +  8Aq. 

Cet  arsénite  est  terreux,  gris,  noir  ou  brun,  donnant  par  la  et 
leur  de  l'eau  et  de  l'acide  arsénieux.  Il  paraît  être  le  résultat 
l'action  de  l'air  humide  sur  le  sous-arséniure  de  nickel  que  1' 
trouve  dans  la  même  localité  (Ni*As^),  avec  perte  d'un  tiers 
l'acide  arsénieux.  H  est  possible  même  que  l'action  prolongé^ 
l'air  convertisse  plus  ou  moins  le  protoxyde  de  nickel  en  peroxy 
•t  qu'alors  l'opinion  qui  admettait  l'existence  de  ce  peroxyde 
soit  pas  dénuée  de  fondement. 

IVlrkel  arséniaté. 

Substance  verdâtre,    pulvérulente ,    ou  en   légers   ûlama 
groupés  ;  très-tendre  et  se  laissant  gratter  facilement;  elle  ^ 
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gage  beaucoup  d'eau  par  la  chaleur,  et  se  fond  au  chalumeau  en 
•  dégageant  de  Tacide  arsénieux  et  laissant  un  houton  métallique 
cassant.  Elle  se  dissout  dans  Tacide  nitrique  en  formant  un  soluté 
Tert,  qui  devient  d'un  bleu  violet  par  un  excès  d'ammoniaque. 
L'analyse  de  Berthier,  sur  du  nickel  arséniaté  d'Allemont,  a 
donné  : 

Oiygèae. 

Acide  arsénique 36,8  12,77        5 

Oxyde  de  nickel 36,2  7,701 

—    de  cobalt t',îi  0,53) 

Eau 24,5.  21,78        9? 

•  • 

Ni'As-f  9Aq. 

Cet  arséniaté  se  forme  journellement,  par  l'action  de  l'air  hu- 
mide et  même  dans  les  collections,  sur  le  kupfer-nickel  (NiAs), 
de  môme  que  Tarsénile  provient  de  Toxygénalion  du  sous-arsé- 
ûiare  (Ni*As').  Seulement  il  faut  remarquer  que  si  le  kupfer- 

•  •  • 
nickel  s'oxydait  sans  perte,  le  sel  produit  serait  Ni^  As;  tandis 

que  la  tendance  marquée  que  possède  l'acide  arsénique  à  former 
des  sels  tribasiques,  élimine  une  partie  de  l'arsenic  qui  ne  passe 
qu'à  l'état  d'acide  arsénieux  et  se  sépare  de  Tarséniate.  Il  est  en 
<iiret  certain  que  le  kupfernickel  altéré  par  l'air  humide  présente 
lûujours  à  sa  surface  un  mélange  d'acide  arsénieux  blanc  el  d'ar- 
séoiate  vert  de  nickel. 

•  • 

6(Ni,A8)  -f  «90  =  2(Ni»  As)  -h  As. 


IVlekel  hydroslUcaté. 

Ce  composé  fait  partie  d'une  substance  nommée  pimélùe  qui 
^l  d'une  apparence  terreuse,  tendre,  douce  au  toucher,  et  d'une 
couleur  vert- pomme.  Klaproth  en  a  retiré  : 


Silice 84 

Alumine 12 

Oxyde  de  nickel 37,5 


—    de  fer 
Magnésie. 
Chaux... 
Eau 


il 

3 

i 
91,5 

200,0 


Oxygène. 
43,64 
.5,60 

'    7,li8 

2,50 

1,16 

0,28 

81,94 


Formule  :  AlSi*  +  6  /Ni      Si\  -h  45Aq. 

VFe,  etc.) 


24 
3 


45 
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IVickel  hydroearbonaté. 

Ce  composé  décrit  par  Silliman,  sous  le  nom  d^Emerald-nid 

répond  à  la  formule  3NiOCo^-f-^H^*  Il  est  en  mamelons  ou* 
petites  talactiles,  d'un  éclat  vitreux,  d'une  couleur  verl  d*ém 
raude,  transparents  ou  translucides. 

Extractiondu  nickel.  —  De  tous  les  composés  naturels  du  nid 
que  je  viens  de  décrire,  il  n'y  a  que  Tarséniure  qui  soit  un  p 
répandu  et  qui  puisse  servir  à  l'extraction  du  métal.  Mais  comr 
les  mines  d'ai*séniure  de  cobalt  sont  rarement  exemptes  de  nid 
et  qu'on  les  exploite  en  grand  pour  la  fabrication  du  smaU  on  (ui 
on  obtient,  comme  produit  secondaire  de  l'opération,  un  iul\ 
arséniure  de  nickel  artificiel,  nommé  speiss,  très-riche  en  met 
et  qui  peut  servir,  comme  l'arséniure  naturel,  à  l'extraction  * 
nickel. 

Pour  obtenir  le  smalt^  qui  est  un  verre  siliceux  coloré  en  bl 
par  l'oxyde  de  cobalt,  on  commence  par  griller  la  mine  de  cob 
arsenical  et  on  fond  la  mine  grillée  (nommée  safre)  avec  du  sal 
siliceux  et  de  la  potasse. 

Gomme  le  grillage  n'est  jamais  parfait,  il  reste  dans  le  safre 
cobalt  métallique  qui  enlève  l'oxygène  aux  portions  de  nickel 
de  cuivre  qui  s'étaient  oxydées  et  les  ramène  à  l'état  métalliqo 
et  cette  réaction  est  très-avantageuse,  car  le  verre  dé  cobalt 
devient  plus  pur,  et  le  culot  métallique  qui  se  rassemble  au  fo 
est  le  plus  riche  en  nickel  ;  c'est  ce  culot  qui  constitue  le  îft 
D'après  Berthier,  il  est  formé  de  : 

Nickel 49 

Arsenic 37,8 

Soufre 7,8 

Cobalt 3,2 

Cuivre 1 ,6 

Antimoine traces. 

Sable 0,6 

1(10,0 

C'est  donc  de  cespeiss  ou  de  l'arséniure  naturel  qu'on  exti 
le  nickel.  Pour  y  parvenir,  on  le  mélange,  étant  pulvérisé,  a' 
3  parties  de  carbonate  de  potasse  et  3  parties  de  soufre,  et  or 
chauffe  graduellement  dans  un  creuset,  jusqu'à  fusion  compté 
Dans  celte  opération,  tous  les  métaux  passent  à  l'état  de  sulfui 
En  traitant  la  masse  concassée  par  l'eau,  on  dissout,  à  l'aide 
sulfure  de  potassium,  ceux  d'arsenic  et  d'antimoine  ;  tandis  c 
ceux  de  cobalt,  de  cuivre  et  de  fer  restent,  avec  le  sulfure  de  n 
kel,  sous  forme  d'un  précipité  noir  facile  à  laver. 
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ûo  dissout  ce  sulfure  impur  dans  l'acide  nitrique,  on  évapore 
âsiccitéet  l'on  fait  redissoudre  dans  l'eau  :  Toxyd^de  fer  reste 
iDsoluble.  On  fait  passer  dans  la  liqueur  de  l'acide  sulfhydrique, 
qui  précipite  le  cuivre  à  l'état  de  sulfure.  La  liqueur  ne  contient 
plus  que  le  nickel  et  le  cobalt,  qu'il  est  fort  difficile  de  séparer, 
et  qu'on  laisse  ensemble  dans  le  nickel  du  commerce.  Lorsqu'on 
îeutles  isoler,  cependant,  on  ajoute  à  la  solution  mixte  des  deux 
néUox  de  l'ammoniaque  caustique,  jusqu'à  ce  que  les  deux  oxy- 
des de  nickel  et'de  cobalt,  d'abord  précipités,  soient  redissous.  On 
âeod  la  dissolution,  qui  est  bkue,  avec  de  l'eau  privée  d'air  par 
Tébullition^  pour  éviter  la  suroxydalion  des  métaux,  et  l'on  opère 
dios  un  vase  de  verre  que  l'on  bouche  exactement,  après  avoir 
tchevé  de  le  remplir  avec  un  soluté  de  potasse  caustique.  Celle- 
ci  précipite  l'oxyde  de  nickel  seulement  ;  de  sorte  que  la  li(|ueur 
perd   sa  couleur  bleue    pour    conserver    la   couleur  rose  de 
Toxyde  de  cobalt  dissous.  On  décante,  on  lave  le  précipité  avec 
de  Teau  bouillie,  on  le  jette  sur  un  filtre  et  on  le  fait  sécher.  On 
le  mélange  avec  du  charbon  et  un  peu  d'huile,  et  on  le  chauffe 
dans  un  creuset  brasqué,  à  un  violent  feu  de  forge  ;  non  que  le 
nickel  soit  difûcile  à  réduire,  mais  parce  qu'il  est  très-difficile  à 
fondre. 

Le  nickel  pur  est  d'un  blanc  grisâtre,  qui  tient  le  milieu  entre 
l'argent  et  l'acier.  Il  est  malléable,  ductile  et  très-tenace.  U 
pèse  8,6  fondu,  et  peut  aller  jusqu'à  9,  lorsqu'il  est  forgé.  Il  est 
peu  altérable  à  l'air.  Il  se  dissout  dans  les  acides  sulfurique  et 
chlorhydrique,  en  dégageant  l'hydrogène  de  l'eau,  comme  le 
font  le  cobalt  et  le  fer.  Il  est  magnétique  comme  ces  deux  métaux, 
^aisà  un  moindre  degré. 

Ce  métal  est  devenu  un  objet  de  commerce  important,  à  cause 
delà  fabrication  d'un  alliage  imitant  l'argent,  dans  lequel  il  entre 
comme  partie  essentielle.  Les  deux  autres  métaux  sont  le  zinc  et 
'^  cuivre.  Cet  alliage,  qui  est  connu  depuis  longtemps  en  Chine, 
sous  le  nom  de  packfong^  se  nomme  argentan  en  Allemagne  et 
^^lechort  en  France. 


FAMILLE  DU  COBALT. 

(^'histoire  du  cobalt  et  de  ses  composés  ressemble  presqu'en 
^|is  points  à  celle  du  nickel.  Le  cobalt  se  distingue  cependant  de 
suite  du  nickel,  par  la  propriété  dont  jouissent  ses  oxydes  et  ses 
^^niposés  salins  de  colorer  en  beau  bleu  tous  les  verres  siliceux, 
^^  borax  et  Talumkie  ;  tandis  que  les  composés  du  nickel  ne 
^'orent  le  verre  et  le  borax   qu'en  jaune    hyacinthe.    Mais 
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comme  les  deux  métaux  sont  très-souvent  mélangés,  ce  carac- 
tère ne  peilt  servir  pour  le  nickel  que  lorsqu'il  est  exempt  dir 
premier. 

Le  cobalt  se  trouve  sous  sept  états  principaux  dans  la  terre  : 
arséniuré,  sulfuré^  sulfo-arsénturéy  oxydé,  arsénité,  arséniaté^sulfoié. 

Cobalt  «rsénluré. 

Cobalt  arsenical  ou  smaltine.  —  Arséniure  éclatant  et  d'un  blanc 
un  peu  grisâtre;  pesant  de  6,34  à  6,6;  rayé  par  le  feldspath  et  ne 
faisant  pas  feu  avec  le  briquet.  II  cristallise  en  cube  ou  en  formes 
qui  en  sont  dérivées,  comme  Voctaèdre,  le  cubo-octaèdre^  lecubo- 
dodécaèdre  et  le  trifoi*me^  cristal  composé  de  l'octaèdre,  du  cube 
et  du  dodécaèdre  rhomboïdal  (fig.  126,  page  221).  Ces  cristaux 
sont  généralement  déformés,  à  surfaces  convexes  et  à  structure 
granulaire.  ' 

L'arséniure  de  cobalt  se  trouve  également  massif,  ou  mame- 
lonné et  à  structure  fibreuse,  ou  bien  encore  en  dendri  tes  compo- 
sées de  petits  cristaux  réunis  bout  à  bout. 

Le  cobalt  arséniure,  chaufifé  au  chalumeau,  sur  un  charbon, 
dégage  une  forte  odeur  arsenicale  et  laisse  un  globule  métallique 
blanc  et  cassant,  qui,  trituré  avec  du  borax  et  soumis  au  feu 
d'oxydation,  forme  un  verre  d'un  bleu  pur  et  très-foncé. 

Le  cobalt  arsenical  ressemble  beaucoup  au  mispickel  (fersuUo- 
arséniuré)  et  au  cobalt  gris  (cobalt  sulfo-arséniuré);  mais  le  pre- 
mier est  beaucoup  plus  dur  et  fait  feu  avec  le  briquet;  fondu  a^®*^ 
le  borax,  il  lui  donne  une  teinte  noirâtre;  enfln  il  forme  avec  l'^' 
cide  nitrique  une  dissolution  brune,  tandis  que  celle  du  borai^  ^^ 
rose.  Le  cobalt  gris  se  présente  en  cristaux  beaucoup  plus  n^*^ 
terminés  i)ar  des  surfaces  planes  et  miroitantes  et  à  structure  *^ 
melleiise.  Traité  au  chalumeau,  il  dégage  d'abord  de  l'acide  s*^ 
fureux  et  ensuite  moins  d'arsenic. 

Le  cobalt  arséniure  est  la  mine  la  plus  commune  de  ce  mét^** 
il  se  trouve  tantôt  en  couches,  tantôt  en  filons,  dans  les  dép^ 
métallifères  des  terrains  primitifs,  surtout  dans  ceux  d'<'irgent' 
de  cuivre  pyriteux.  On  le  trouve  rarement  dans  ceux  de  plonC^ 
Jîimais  dans  ceux  defcr^On  le  trouve  principalement  à  Witlichm^ 
en  Souabe,  en  Bohème,  en  Saxe,  en  Hongrie,  en  Norwége,  et    f 
France,  à  Allemont  et  à  Sainte-Marie  aux  Mines.   La  vari 
fibreuse  de  Sehneeberg,  en  Saxe,  a  donné  : 

Molécules. 

Ai-senic 65,75  2 

Cobalt 28  i 

Oxydes  de  fer  et  de  manganèse »  6,25  » 

CoAs*. 
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otres  analyses  ont  oflerl  des  rapports  différents,  avec  mélange 

différents  sulfures  et  arséniures  de  fer  et  de  cuivre. 

Cobalt  arsérihtré  ferrifhe,  cobalt  arsenical  gris  noirâtre,  arséniure 

ro-cobaUique,  —  Ce  minéral  doit  être  considéré  comme  un  arsé- 

iire  double  de  fer  et  de  cobalt  ;  mais  les  proportions  en  sont 

riables.  Il  est  d'un  gris  noirâtre,  et  possède  un  éclat  métallique 

ji  se  perd  bientôt  à  Pair.  Il  offre  une  cassure  inégale,  à  grains 

fis,  quelquefois  ûbreuse  et  rajonnée.  Il  est  aigre  et  fragile,  et 

iread  une  odeur  arsenicale  par  la  percussion.    Sa  dissolution 

citrique  est  d*un  brun  rosâtre,  et  précipite  en  bleu  sale  ou  en 

vert  par  les  alcalis.  Il  est  en  masses  compactes  ou  concrétion- 

oées,  ou  en  petits  cristaux  cubiques  ou  dodécaèdres.  Il  est  aussi 

commun  que  le  cobalt  arséniure,  et  se  trouve  dans  les  mêmes 

gii»ements. 

Cobalt    sulfuré. 

Koboldine,  —  Substance  métalloïde,  d'un  gris  d'acier,  cristalli- 
sant en  cube  ou  en  octaèdre  régulier.  Cassure  inégale;  ne  déga- 
geant pas  d'odeur  arsenicale  au  chalumeau,  et  y  laissant  un  glo- 
bule gris  qui,  fondu  avec  du  borax,  le  colore  en  bleu  très-foncé. 
Cette  substance  très-rare  a  été  trouvée,  il  y  a  peu  de  temps,  à 
Ragpootanah  (Indoustan),  à  l'état  amorphe,  d'un  gris  d'acier 
tirant  sur  le  jaune,  formant  des  veines  ou  des  grains  disséminés, 
accompagnée  ou  mélangée  de  pyrite  magnétique,  qu'on  peut 
enlever  complètement  par  l'aimant. 

Le  reste  se  compose  de  : 

Cobalt 64,64     X    2,71     =    175  \ 

Soufre 35,36    X    5         =    476,8        1 

cJ'où  la  formule  :  CoS. 

On  l'a  trouvée  également  en  Europe,  mais  moins  pure  et  d*une 
^ulre  formule.  Elle  est  à  Bastnaès  en  Suède,  et  à  Miisen  en  West- 
Phalie.  Nous  en  possédons  deux  analyses,  dont  voici  les  résul- 

Cobalt  sulfuré  de  Mûsen,  par  Wernekink, 

Rapports  moléculaires. 

Soufre 41  205  =     178  -}-    27 

Cobalt 43,86  119  =    119  » 

Fer 5,31  15  »  15 

Cuivre 4,10  J3  »  «3 

Gangue 0,67  »  »  » 

Eq  retirant  des  nombres  moléculaires  ce  qui  est  nécessai 
P^Ur  former  du  sesquisulfure  de  cobalt  (Go^Su^),  il  resle  à  p 
P'^ès  ce  qu'il  faut  de  soufre  pour  composer  du  cuivre  py 
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Rapporti 

»  moléealaires. 
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leux  FeCuS^.  La  seconde  analyse,  due  à  M.  Uisinger,  est  encore 
moins  précise, 

Soufre 38,5 

Coball 43,20 

Cuivre 14,40 

Fer 3,50 

Gangue 0,33 

parce  que  le  cuivre  et  le  fer  réunis  ne  pouvant  pas  prendre  moins 
de  28  parties  de  soufre,  il  n'en  reste  que  169  pour  118  parties  de 
cobalt,  ce  qui  nesufQtpas  pour  former  du  sesquisulfure. 

Cobalt  suif o-arsén taré. 

Cobalt  griSy  cobaltine,  —  Si  cette  substance  n'est  pas  la  mine  de 
cobalt  la  plus  abondante,  c'est  au  moins  la  plus  belle  et  la  plus 
pure,  et  celle  qui  sert  le  plus  ordinairement  à  l'extraction  du 
métal,  les  autres  étant  employées  pour  la  fabrication  du  smalt» 
Elle  est  d'un  gris  d'acier,  pourvue  d'un  grand  éclat  et  d'une 
structure  très-lamelieuse.  Elle  pèse  6,45;  elle  fait  feu  sous  le 
briquet,  en  exhalant  une  odeur  d'ail.  Exposée  sur  des  charbons 
ardents,  elle  dégage  une  odeur  d'acide  sulfureux  mêlée  d'odeur 
arsejiicale. 

La  forme  primitive  du  cobalt  gris  est  le  cube,  et  ses  formes  se- 
condaires  sont  l'octaèdre,  le  dodécaèdre  pentagonal,  le  cubo-do- 
décaèdre,  ricosaèdre,  le  cubo-icosaèdre,  etc.  {fig.  123,  124,  125). 


Fig.  123,  124,  125.  —  Cristaux  de  sulfo-arsiniure  coballique. 

Ces  cristaux,  remarquables  par  la  netteté  et  le  poli  de  leur  sur- 
face, le  sont  encore  par  la  parfaite  identité  de  leurs  formes  avec 
le  fer  bisulfure.  Le  cobalt  gris  se  trouve  principalement  à  Tuna- 
berg,  en  Suède,  où  il  est  accompagné  de  cuivre  pyriteux,  dans 
une  gangue  de  chaux  carhonatée  lamellaire,  au  milieu  d'un 
terrain  de  gneiss.  On  le  trouve  aussi  à  Loos  (Suède),  à  Modun  en 
Norwége,  et  à  Giern  en  Silésie.  Celui  de  Modun  a  donné,  par 
l'analyse  : 

Soufre 20,08 

Arsenic 43,47 

Cobalt 33,10 

Fer 3,23 
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d'où  Ton  lire  pour  le  cobalt  gris  CoAsS,  avec  un  mélange  de 
sulfo-arsénîure  de  fer,  dont  la  composition  diflérente  tient  peut- 
êlreàune  imperfection  de  l'analyse.  On  représente  ordinaire- 
ment le  cobalt  gris  par  GoS^+GoAs*,  et  on  le  considère  comme 
une  combinaison  de  bisulfure  et  de  biarséniure  de  cobalt.  Mais  son 
isomorphisme  complet  avec  le  fer  bisulfure  FeS^  doit  le  faire 
considérer  plutôt  comme  ce  môme  bisulfure  dans  lequel  une 
molécule  de  soufre  est  remplacée  par  une  molécule  d'arsenic. 
Alors  sa  formule  doit  être  plutôt  exprimée  par  GoS  |>. 

As) 

Cobalt  oxydé. 

Substance  noire,  terreuse,  prenant  un  certain  éclat  métallique 
par  le  frottement  d'une  lame  d'acier,  infusible  au  chalumeau,  ne 
donnant  que  peu  ou  pas  d'odeur  arsenicale  sur  le  charbon,  et 
ayant  la  propriété,  par  sa  moindre  parcelle,  de  colorer  en  bleu 
foncé  le  verre  de  borax.  Le  cobalt  paraît  y  être  à  l'état  de  ses- 
qnioxyde  (Go'O'),  et  alors  il  doit  dégager  du  chlore  avec  l'acide 
chlorhydrique.  On  trouve  le  cobalt  oxydé  en  un  assez  grand 
nombre  de  lieux  et  dans  les  mêmes  gttes  que  le  cobalt  arsenical, 
dont  il  provient  peut-être^  et  dont  il  contient  souvent  des  restes 
dans  son  intérieur.  Il  est  très-recherché  pour  la  fabrication  de 
Tazur;  maison  a  souvent  confondu  avec  lui,  soit  de  l'hydrate  de 
Ksquioxyde  de  manganèse  terreux,  soit  un  composé  naturel 
d'oxyde  de  manganèse  et  d'oxyde  de  cobalt,  tel  que  celui  de  Ren- 
gersdorf,  dont  on  doit  l'analyse  à  Klaproth. 

Peroxyde  de  cobalt j  9,4 

Oxyde  de  manganèse 16,0 

—    de  cuivre 0,2 

Silice 24,8 

Alumine S0,4 

Eau i7 

97,8 
Collait  arienlaté. 

Arséniate  d'un  rose  foncé  ou  violâtre,  lorsqu'il  est  cristallisé, 
OQ d'une  couleur  de  fleur  de  pocher,  quand  il  est  terreux  et  pul- 
vérulent. Les  cristaux  sont  des  prismes  rectangulaires  obliques, 
d'un  clivage  facile,  et  parallèle  aux  pans  de  prisme.  Za  pesanteur 
spéciQque  est  2,95  à  3.  Il  est  tendre  et  rayé  par  la  chaux  carbo- 
^tée;  il  donne  de  l'eau  par  l'action  du  calorique,  est  fusible  au 
(Chalumeau  sur  le  charbon,  en  dégageant  l'odeur  de  l'arsenic, 
^l  laisse  un  globule  métallique  cassant,  qui  colore  le  borax  en 
Weu  foncé . 
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Il  esl  soluble  dans  l'acide  nitrique  ;  le  disso^ulé,  qui  esl  ros€ 
forme  un  précipité  bleu-violâtre  par  les  alcalis,  et  vert  par  I 
cyanure  ferroso-polassique. 

Le  cobalt  arséniaté  d'Ailemont,  analysé  par  Laugier,   lui 
donné  : 

Rapports  moléeulura 

Acide  arsénique 40  X  0,69o7  =  28           i 

Oxyde  de  cobalt 20,5  X  2,132  =  44) 

—  de  nickel 9,2  x  2,129  =  20  [87     3 

—  de  fer 6,1  X  2,222  =  13  * 

Eau 22,5     x    8,889      =    200  7 


•  •  • 


Co»  As  +  7Aq. 

Une  autre  analyse  de  Bucholz,  sur  l'arsénîate  de  cobalt  < 
Riechelsdorf,  a  fourni  : 

Rapports  moléculaire!. 

Acide  arsénique 37     X    0,6957    =25  3 

Oxyde  de  cobalt 39     X    2,132      =        83  10 

Eau 22    X    8,889      =      178  22,5 


•  •  • 


CqIo  As»  4-  22Aq. 

Quelques  minéralogistes  admettent  l'existence  d'un  arséniie 
cobalt  rose,  pulvérulent,  recouvrant  Tarséniure  de  cobalt  ou  m^ 
aux  matières  terreuses  qui  raccompagnent.  Ils  se  fondent  sur  ^ 
que  cette  substance  dégage  de  Tacide  arsénieux  lorsqu'on 
chauffe  dans  un  tube  de  verre,  ce  que  ne  fait  pas  Tarséniat:. 
Mais  comme  Tarséniure  de  cobalt  CoAs^  ne  peut,  en  s'oxydant. 
Tair  humide,  produire  de  Tarséniate  tribasique  qu'en  perda' 
les  2/3  de  son  arsenic,  qui  ne  passent  probablement  qu'à  Tét- 
d'acide  arsénieux, 

3(CoAs*)  +  140  =  3CoO,As*0»  +  2A8«0', 

il  en  résulte  que  Tarséniate  doit  souvent  être  môle  d'acide  ars- 
nieux,  que  Taclion  du  calorique  suffît  pour  en  dégager. 

Cobalt  sulfaté. 

Sel  rougeâlre,  soluble,  d'une  saveur  slyptique  et  amère,  poa 
vant  se  présenter  en  prismes  obliques  rhomboïdaux.  11  perd  d* 
l'eau  par  la  chaleur  et  devient  d'un  rose  clair.  11  forme  de  légW' 
enduits  dans  les  mines  de  cobalt,  ou  se  trouve  dissous  dans  le 
eaux  qui  les  traversent.  Une  analyse  faite  par  fieudant,  sur  ai 
sulfate  de  Bieber,  dans  le  Hanau,  a  donné  : 


OiygèDc. 

17,39 

12 

4,24 

3 

1,46 

1 

39,66 

28 
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Oxygène. 

Acide  Bulfurique 30,2  18,07  3 

Oxyde  de  cobalt 28,7  6,11  1 

—      de  fer 0,9  0,20  » 

Eau 41,2  36,62  6 

Co  S -f  e-Vq. 

Toe  autre  analyse  du  môme  sel,  par  M.  Winkelblech,  a  présenté 
on  mélange  de  sulfate  de  magnésie  : 

Acide  sulfurique 29,05 

Oxyde  de  cobalt 19,91 

Magnésie 3,86 

Kau 46,86 

Formule  :  3Co  S  +  Mg  S  -f-  28Aq. 

Knfln  une  troisième  analyse  d'une  matière  de  la  même  localité 
dénote  l'existence  d'un  sulfate  d'une  composition  très-diffé- 
rente : 

Oxygène. 

Acide  sulfurique 19,74        1 1,81  3 

Oxyde  de  cobalt 38,71  8,25  2 

Eau 41,55        36,93  9 

Co«S  4-  9Aq. 

U  cobalt  pur  n'étant  d'aucun  emploi  dans  les  arts,  on  ne  l'ex- 
trait de  sa  mine  que  pour  l'usage  des  laboratoires  de  cbimie.  Le 
meilleur  procédé  pour  y  parvenir  a  été  donné  par  M.  Liebig. 

On  grille  avec  soin  du  cobalt  gris  de  Tunaberg;  on  le  pulvérise 
et  on  le  projette  par  parties  dans  du  bisulfate  de  potasse  fondu. 
Le  mélange  s'épaissit  bientôt  en  pâte  ferme.  On  pousse  au  feu 
pour  faire  entrer  en  fusion,  et  on  chauffe  jusqu'à  ce  qu'il  ne  se 
<légage  plus  de  vapeur  blanche.  La  masse  fondue  et  refroidie 
coQlient  du  sulfate  de  cobalt,  du  sulfate  de  potasse,  de  l'arséniate 
de  fer  et  très-peu  d'arséniate  de  cobalt.  On  la  fait  bouillir  dan^ 
l'eau  pour  dissoudre  les  deux  sulfates.  Il  ne  peut  y  avoir  de  sul- 
fates de  fer  ni  de  nickel,  qui  sont  décomposés  à  la  chaleur  rouge, 
^liqueur  ne  contient  donc,  en  fait  d'oxydes  précipitables  par 
1^  alcalis,  que  celui  de  cobalt.  On  précipite  donc  par  le  carbo- 
^te  de  potasse,  on  lave  le  carbonate  de  cobalt,  et  on  le  calcine 
pour  avoir  l'oxyde,  que  l'on  réduit  au  moyen  du  noir  de  fumée  et 
de  l'huile.  Le  cobalt  ne  fond  qu'à  130  degrés  de  Wedgwood  en- 
^'ron  ;  il  est  blanc,  éclatant,  et  pèse  8,5  à  8,7.  Il  est  peu  ductile, 
plus  magnétique  que  le  nickel,  mais  moins  que  le  fer  dans  le 
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rapport  de  2  à  3.  Il  s'oxyde  à  Tair  humide,  et  décompose  l'eau  \ 
la  chaleur  rouge  ou  par  Tinlermède  des  acides. 

Le  cobalt  forme  deux  oxydes.  Le  protoxyde  (GoO)  est  d'un  gris 
légèrement  verdâtre,  et  soluble  dans  les  acides,  avec  lesquels  U 
forme  des  dissolutés  roses.  Les  alcalis  les  précipitent  sous  forme 
d'un  hydrate  bleu-violâtre,  que  l'ammoniaque  redissout  en  refor- 
mant une  liqueur  rose.  L'hydrate  exposé  à  l'air  en  absorbe  Tozy- 
gène  et  passe  en  partie  à  l'état  de  peroxyde  hydraté.  Le  proto- 
xyde lui-môme,  chauffé  au  rouge  obscur,  se  change  en  peroxyde; 
mais,  à  une  température  plus  élevée,  lé  peroxyde  repasse  à  l'état 
de  protoxyde. 

Le  peroxyde  de  cobalt  (Co%')  est  noir  et  non  salifiable.  Il  en 
résulte  qu'il  dégage  de  l'oxygène  avec  les  acides  sulfurique  ^ 
nitrique  concentrés,  et  du  chlore  avec  l'acide  chlorhydrique.  De 
môme  que  le  protoxyde,  il  colore  en  bleu  très-foncé  le  verre  et 
le  borax.  Le  smalt  ou  azur^  ainsi  que  je  Tai  déjà  dit,  est  un  verre 
siliceux  coloré  par  l'oxyde  de  cobalt  impur,  qui  provient  du  gril- 
lage de  la  mine  du  cobalt  arsenical.  Le  bleu  de  Thénard  est  tiB 
phosphate  de  cobalt  mélangé  d'alumine,  d'une  magniGque  couleoi 
et  très-usité  dans  la  peinture.  Enfin,  on  prépare  avec  le  chlorun 
de  cobalt  une  encre  de  sympathie  fort  curieuse,  qui  consiste  en  o 
que  des  caractères  formés  sur  le  papier  avec  un  soluté  étendu  € 
rose  de  ce  sel,  disparaissent  complètement  par  la  dessiccation 
l'air  libre;  mais  ils  deviennent  visibles  et  d'une  couleur  bleu€ 
lorsqu'oji  approche  modérément  le  papier  du  feu.  Les  caractère 
disparaissent  de  nouveau  lorsque  le  sel,  devenu  presque  secpa 
la  chaleur,  a  repris  de  l'eau  à  l'air  ambiant.  Cependant,  si  l'o 
chauffait  trop,  les  caractères  deviendraient  et  resteraient  noin 
en  raison  de  l'altération  du  papier  par  l'acide  de  la  dissolution. 
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Ce  métal  est  un  des  plus  anciennement  connus,  le  plus  répand 
dans  la  terre  et  le  plus  utile  à  l'homme.  Il  se  trouve  sous  dh 
sept  états  principaux  : 


natif, 

hydraté. 

chromité, 

arséiiiuré, 

sulfaté, 

tungstaté. 

sulfuré, 

carbonate, 

tantalatë, 

sulfuro-arséniur(^, 

oxalaté, 

titanaté. 

oxydulé, 

phosphaté, 

silicate. 

oxydé, 

arsénialé, 
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Fer  natif» 


Le  fer  est  un  métal  si  facilement  oxydable,  qu'il  ne  peut  se 
trouver  que  bien  rarement  dans  la  terre  à  l'état  métallique.  Son 
existence  ne  peut  môme  ôtre  qu'accidentelle  et  due  le  plus  souvent 
i l'action  des  feux  volcaniques.  C'est  ainsi  qu'on  le  trouve' dans 
les  laves  de  la  montagne  de  Grav€neîre(Puy-de-Dôme),  enveloppé 
de  fer  oxydé  et  dans  un  terrain  évidemment  volcanique.  On  le 
trouve  aussi  dans  un  filon,  aux  environs  de  Grenoble^  et  dans  un 
amas  de  fer  hydraté,  à  KamsdorCf,  en  Saxe.  On  a  encore  trouvé 
du  fer  métallique  en  grains  poreux  (M.  Bahr)  dans  un  fragment 
de  bois  pétrifié,  provenant  d'une  lie  flottante  du  lac  Balanger, 
eoSmaland.  — M.  Bornemann  en  a  signalé  la  présence  dans  les 
couches  argileuses  et  charbonneuses  du  Keuper,  des  environs 
de  Mûlbausen,  en  Thuringe.  M.  Andrews  a  cru  pouvoir  conclure 
de  ses  recherches  que  le  fer  existe  à  l'état  métallique  dans  cer- 
tains trapps  et  divers  schistes  métamorphiques  et  pétrosiliceux. 
finfin,  on  cite  un  acier  natif  trouvé  dans  les  produits  de  houil- 
lères embrasées,  à  Labouiche,  près  de  Néris  (Allier),  mais  qui 
peut  être  considéré,  jusqu'à  un  certain  point,  comme  causé  par 
le  travail  des  hommes. 

Mais  il  existe  une  autre  espèce  de  fer  natif,  sinon  très-abondante, 
au  moins  éparse  çà  et  là  à  la  surface  du  globe,  et  dont  les  masses, 
souvent  très-considérables  et  éloignées  de  tout  pays  civilisé,  ne 
permettent  pas  d'en  attribuer  la  formation  à  la  main  des  hommes. 
On  a  trouvé,  par  exemple,  dans  l'Amérique^  méridionale,  au  mi- 
lieu d'une  plaine  immense  du  Tucuman,  entre  le  fleuve  Paraguay 
elle  Chili,  une  masse  de  fer  du  poids  de  43,000  kilogrammes  ; 
une  autre,  trouvée  aux  environs  de  Durango,  dans  la  Nouvelle 
Biscaye,  pesait  20,000  kilogrammes,  d'après  l'estimation  de  Alex. 
deHumboldt.  Celle  observée  par  Pallas,  en  Sibérie,  pesait  700  ki- 
^rammes.  On  en  cite  d'autres  à  Galam  en  Afrique,  au  cap  de 
Bonne  Espérance,  au  Mexique  et  dans  la  Louisiane.  En  Europe, 
on  fait  mention  d'une  masse  de  fer  malléable  de  8,000  kilo- 
grammes^ trouvée  sous  le  pavé  de  la  ville  d'Aken,  près  de  Magde» 
bourg,  et  d'autres  plus  petites  trouvées  en  Bohême. 

Comme  on  le  voit,  celte  sorte  de  fer  natif  se  trouve  indifl*érem- 
n^eot  sur  toutes  les  parties  du  globe  :  et  ce  qu'il  y  a  de  plus  sin- 
gulier, c'est  qu'il  offre  partout  à  peu  près  les  mômes  caractères 
Physiques.  Il  est  celluleux,  et  les  cavités  sont  remplies  par  une 
^Atière  siliceuse  de  la  nature  du  péridot  ou  de  l'olivile.  Ënfln  il 
contient  toujours  du  nickel,  en  quantité  très-variable  cependant, 
^^  qui  s'élève  quelquefois  à  16  pour  iOO. 

CtiiociT,  Drogues,  7«  édit.  T.  I.  —    17 
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Si  l'on  réfléchit  maintenant  que  toutes  les  pierres  tombées  q 
ciely  nommées  aussi  aérolithns  ou  météorites^  contiennent  égalemei 
du  fer  allié  au  nickel,  et  que  ces  pierres,  de  môme  que  le  fer  naît 
se  trouvent  éparses  à  la  surface  de  la  terre,  et  jamais  dans  so 
intérieur,  on  sera  porté  à  croire  que  les  masses  de  fer  dont  j*a 
parlé  sont  aussi  des  météorites. 

Fer  aulf  uré. 

Il  existe  dans  la  nature  plusieurs  combinaisons  de  soufre  et  de 
fer^  mais  qui  ne  suivent  pas  le  même  rapport  que  les  oxjdes.  Ainsi 

Le  proloxyde  de  fer  (oxure  ferreux) —  FeO, 

Le  sesquioxyde  (oxure  ferrique) =«  FeO*»'  ou  Fe'O*, 

L'acide  ferrique «s  FeO'. 

Enfin,  il  existe  un  composé  naturel  et  artificiel  des  deux  pre- 
miers oxydes,  formé  de  Fe04-Fe*0^=Fe'0*.  Quant  aux  sulfures, 
on  trouve  bien  un  prolosulfurc  (FeS)  qui  répond  au  protoxyde, 
mais  il  n'exisle  pas,  au  moins  à  l'état  de  liberté,  de  sesquisulfure 
(Fe^S^)  répondant  au  sesquioxyde,  ni  de  sulfide  ferrique  (FcS^ 
répondant  à  l'acide  ferrique.  Le  persulfure  de  fer  naturel  =  FeS', 
et,  pour  ce  qui  est  des  sulfures  intermédiaires,  on  en  a  déterminé 
trois,  dont  l'un,  formé  de  Fe«S^  =  5  FeS+FeS*,  peut  ôtre  obtenu 
artiliciellement  en  chauffant  fortement  le  bisulfure  dans  un  vase 
fermé;  un  autre,  composé  de  Fe^S*,  paraît  répondre  d'abord  à 
l'oxyde  noir  de  fer  Fe^U*  ;  mais  il  est  formé  différemment,  ci» 
raison  de  la  composition  différente  du  sesquioxyde  et  du  bisul' 
fure  de  fer. 

L'oxyde  intermédiaire  esl  formé  de FeO  +  Fe*0*, 

tandis  que  le  sulfure  contient 2FeS -f- FeS* 

Fer  protosiU/ïiré, 

Ce  sulfure  existe  dans  les  mines  de  Cornouailles.  11  est  difGcil^ 
d'en  préciser  les  caractères  physiques,  parce  qu'on  Ta  toujours 
confondu  avec  les  sulfures  intermédiaires.  Cependant  il  doit  pos^ 
séder  Téclat  métallique  avec  une  couleur  de  tombac  ou  de  bronze. 
(1  est  soluble  dans  l'acide  sulfurique  affaibli,  avec  dégagement  de 
sulfide  hydrique;  il  exerce  une  forte  action  sur  l'aiguille  aimantée, 
ce  qui  lui  a  valu  le  nom  de  pyrite  magnétique  ;  mais  ce  nom  est 
également  porté  par  les  sulfures  intermédiaires. 

L'analyse  de  Halchell  a  donné  : 

Rapports  moléculairet. 

Fer 63,50     X     2,857    -=     181,5  I 

Soufre 36,50     x     o  =     182,5  I 

Formule  :   FeS. 


\ 
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Le  fer  protosulfuré  est  très -rare  à  Tétat  d'isolement;  mais  il 
est  assez  commua  dans  le  cuivre  pyriteux,  dont  plusieurs  espèces 
ou  Tariélés  ne  peuvent  être  représentées  que  par  une  combinaison 
dePeS  avec  2, 4  ou  S  molécules  de  Gu^S. 

Fer  sulfuré  intermédiaire, 

Magnetkies^  Lebet^kies.  —  lien  existe  plusieurs  espèces  nommées 
également  pyrite  magnétique^  parce  qu'elles  attirent  l'aiguille  ai- 
OMotée;  mais  elles  agissent  moins  sur  cet  instrument  que  le 
protosulfure  de  fer,  et  lorsqu'on  les  traite  par  de  l'acide  sulfurique 
affaibli,  indépendamment  du  sulûde  hydrique  qui  se  dégage,  il 
se  dépose  du  soufre.  Elles  jouissent  d'un  éclat  métallique  médio- 
cre, joint  à  une  couleur  gris  jaunâtre  ou  brunâtre,  et  ne  font  pas 
feu  avec  le  briquet.  Elles  ont  un  tissu  lamelleux  très-sensible, 
dont  la  division  mécanique  parait  conduire  à  un  prisme  droit 
rbomboldal,  ou  à  un  prisme  hexaèdre  régulier  que  Ton  suppose 
être  la  forme  primitive.  Les  analyses  qui  en  ont  été  faites  parais- 
^nt  conduire  à  3  formules  différentes. 


Fer. . . 
Soufre. 


60,52 
3fi,78 


59,«5 
40,15 


i.9,72 
40,i3 


59,61 
40,13 


66,37 
43.G3 


l.  Pyrite  magnétique  de  Bodenmais  en  Bavière.  —  La  formule  qui 
se  rapproche  le  plus  de  l'analyse  faite  par  Henri  Rose  est  Fe*S*® 
=  8FeS  -f  FeSa,  laquelle  produit 


Fer 61,10 

Soufre 38,81 


9  moléc. 
10 


2.  Pyrite  magnétique  de  Tréseburg  au  Harz,  par  Stromeyer. 

3.  —  —  de  Fahlun  en  Suède,  par  Plattner. 

4.  —  —  de  Conghonas  do  Campo  au  Brésil,  par  Platl- 
]^cr.  La  moyenne  des  trois  analyses  conduit  à  la  formule  Fe*  S^  = 
«>Fes  -|-  FeS*,  laquelle  répond  à  la  composition  du  sulfure  de  fer 
^'^lenu  par  l'action  d'une  forte  chaleur  sur  le  bisulfure  (1). 

Fer «0        6  moléc. 

Soufre 40       7 

(  '  )  J*ai  donné  précédemment  (p.  117),  pour  la  composition  de  ce  sulfure  in- 
^•^édiaire,  une  formule  différente  (Fe'^S'),  qui  était  calculée  sur  le»  anciens 
^^^  atomiques  du  fer  et  du  soufre.  En  partant  de  ce  résultat  que  100  parties 
^  bisulfure  de  fer  perdent,  à  une  forte  chaleur,  22  de  soufre  et  en  conservent 
**33,  et  en  se  basant  sur  les  nouveaux  poids  atomiques  des  deux  corps  com- 
'^^^tnis,  on  est  conduit  à  la  formule  Fe^S''.  La  formule  Fe*S«  =--  4FpS  -r-  FeS* 
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5.  Pyrite  magnétique  de  Baréges^  analysée  par  Stromeyer.  - 
Formule  Fe^S*  ou  2FeS  +  FeS«,  répondanl  à 

Fer 56,76 

Soufre 43,24 

La  pyrite  magnélique  se  trouve  en  petits  amas  ou  en  petits  filoi 
dans  les  terrains  primitifs  supérieurs,  et,  comme  on  le  voit,  da] 
un  assez  grand  nombre  de  lieux.  Son  existence  cependant  n'e 
qu'une  exception,  comparée  à  l'abondance  du  fer  bisulfure  c 
pyrite  ordinaire. 

Fer  bisulfure* 

Il  en  existe  deux  sortes  qui  diffèrent  assez  par  leur  cristallisatic 
et  leurs  autres  propriétés  pour  que  les  minéralogistes  aient  ë 
conduits  à  en  faire  deux  espèces  distinctes,  de  même  qu'ils  oi 
fait  deux  espèces  de  la  chaux  carbonatée  rhomboïdale  et  de  1 
chaux  carbonatée  prismatique,  bien  que  ces  deux  substances  (>« 
raissent  avoir  exactement  la  même  composition  chimique. 

1"  espèce.  —  Fer  btsul/ïtré  cubique,. 

Pyrite  commune,  pyrite  martiale^  pyrite  jaune,  Ei$enkies,  - 
Substance  d'un  jaune  de  laiton  très-pâle  et  d'un  grand  éclat  Oà* 
tallique  ;  pesant  4,98  ;  très-dure  et  étincelant  fortement  sous  '• 
briquet.  Mais  ici  les  étincelles  sont  dues  tout  autant  à  la  combi» 
tion  de  la  pyrite  qu'à  celle  de  l'acier,  et  ces  étincelles  allume i 
très-facilement  l'amadou,  le  coton,  les  feuilles  sèches;  c'est  mêia 
l'usage  gue  les  anciens  en  faisaient  pour  allumer  du  feu  qui  a  val 
à  cette  substance  le  nom  de  pyrite.  Dans  les  premiers  temps  d 
l'usage  des  armes  à  feu,  les  pierres  à  fusil  ont  également  été  faite 
en  pyrite  avant  que  de  l'être  en  silex. 

Le  fer  bisulfure,  projeté  en  poudre  sur  les  charbons  ardents 
dégage  une  odeur  d'acide  sulfureux  ;  il  n'est  attaquable  par  aucul 
autre  acide  que  l'acide  nitrique  et  l'eau  régale  ;  il  est  formé  de 

Fer 46,«7        i  molécule. 

Soutrê > .     53, H3        2 

Chauffé  fortement  dans  une  cornue,  il  perd  22  pour  100  d< 
soufre,  et  se  trouve  changé  en  pyrite  intermédiaire  Fe^S^.  Suivant 
Beudant,  cette  pyrite,  chauffée  dans  un  matras,  fournit,  à  la  fit 
ae  la  sublimation,  une  petite  quantité  de  sulfure  rouge  d'arsenic 

s'accorderait  luuiiis  buMi  avec  los  analyses.  Si  cependant  on  croyait  devoir  Tad 
nu'tliv.  h»«*  trois  pyritos  intermédiaires  se  trouveraient  représentées  par 

8FeS  4-  FeS«, 

4FeS  -f-  FeS*, 

2FeS  -f  FcS». 
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La  pyrite  jaune  cristallise  en  cube  {fig.  126)  ou  en  formes  qui  en 
sont  dérivées  ;  telles  sont  :  le  cube  allongé  représentant  un  prisme 


Fig.  126.  —  Pyrite  jaiue. 


Fig.  1Î7.  —  Pyrite  jaune. 


droità  base  carrée  ;  le  cubo-octaèdre  {fig.  127),  Voctaèdre {fig.  128), 
y^ctaèdre  émarginé  (fig.  129),  qui  est  un  passage  de  l'octaèdre  au 


Fig.  128.  —  Pyrite  jaune. 


Fig.  129.  —  Pyrite  jaune. 


^Jodécaèdre  rhomboïdal  ;  Vocta-icosaèdre  {fig.  130),  qui  est  un  oc- ,. 
^aèdre  dont  tons  les  angles  sont  remplacés  par  un  biseau  répon- 


Fîg.  130.  —  Pyrite  jaune. 


Fig.  131.  —  Pyrite  jaune. 


^^taux  douze  faces  isocèles  de  Ticosaèdre,  de  sorte  que  celte 
^^me  est  un   passage  de   l'octaèdre  à  i*icosaèdre;   Vicosaèdre 
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(fg.  \Z\)  ;  le  cubo-icoiaèdre  [fig.  132), qui  est  la  fonne  {fig.  130) plus 
avancée  vers  l'icosaèdre,  et  pa^ 
taol  en  outre,  en  place  de  chaque 
arêle  du  biseau  qui  marque  let 
angles  de  l'octaèdre,  une  partit 
de  face  du  cube;  le  eubo-dttU- 
caédre  {fig.  133),  qui  Uenl  le 
milieu  entre  le  cube  el  le  dodé- 
caèdre peulagonal;  le  dodéaùén 
pentagonal  (fig.  13i),  plas  ou 
moins  modifié  par  l'éteadoen- 
riahle  de  ses  faces;  le  Irapitti- 
Fil.  13!-  -  Pï"iej«M.  dre  (fig.  135);  enflo  le  mie  tn- 

glgphe  (fig.  136),  dont  toutes  la 

race  s  sont  striées  suivant  trois  sens  perpendiculaires  l'un  &  l'aulre. 

Souvent  la  ligne  du  milieu  de  chaque  face  forme  une  arête  uil- 


'U  ^fi» 


fig.  I3(.—  P)ri(*ji 


lunle  sur  la  Face  et  répond  manifestement  à  la  b(w  d'une  de)  f^~ 
ces  du  dodécaèdre  pentagonal  (voyez  page  28  et  page  30,  fig-^^/* 


de  sorte  qu'il  est  évident  que  le  cube  trigljphe  est  un  prem'"" 
indice  du  passage  du  cube  au  dodécaèdre  (1). 

(j)  Xous  avons  dit  précédemment  que  le  cobalt  suiro-araénié  (CoAi.S)  F''' 
gciilait  absolument  les  mêmes  Tormes  ijuc  le  fer  bisulfure  (FeS*).  Celle»  d«f* 
Tonnes  que  le  cobalt  sulfo-irsâiiié  affecta  le  plus  ordinairement  aonl  l'*''*^ 
saidre  Ifig.  130),  le  cubo-icoaaédrt  {fig.  UT,,  Vicosaédrt  {fig'.  131),  le  ento-**- 
caidre  Ifig.  13!},  et  le  cK6e  Iriglyphe  (fig.  I3C). 


«FER  SULFURÉ.  263 

Od  a  cru  remarquer  que,  dans  ce  cas,  la  pyrile  conlient  lou- 
jours  de  l'or,  et  que  presque  toujours  aussi  le  sulfure  de  fer  se 
converlit  à  la  longue  en  oxyde  de  fer  hydralé  brun  qui  conserve 
la  forme  du  sulfure  ;  l'or  métallique  disséminé  devient  alors  visi- 
ble par  sa  couleur  jaune  et  son  éclat.  Cet  eti'el  est  surtout  sensible 
dans  les  pyrites  aurifères  de  Sibérie. 

Le  vulgaire,  en  ramassant  quelquefois  des  pyrites,  croit  avoir 
trouvé  de  Tor,  qui  s'en  distingue  cependant  facilement  par  sa 
ductilité  et  sa  mollesse.  On  distingue  aussi  facilement  la  pyrite 
de  fer  de  celle  de  cuivre  qui  est  d'un  jaune  beaucoup  plus  foncé, 
souvent  variée  dans  sa  teinte  ou  irisée,  et  non  étincelante  sous  le 
briquet. 

Le  fer  sulfuré  cubique  appartient  principalement  aux  anciens 
terrains.  Seul,  il  constitue  quelquefois  des  roches  subordonnées 
AUf^ueiss,  au  mica  ou  à  l'amphibole  schistoïde;  mais  plus  gé- 
néralement il  se  trouve  en  couches,  en  lits  ou  en  filons.  On  le 
Irouve  également  engagé  dans  la  diorite,  dans  ladolomie  du  Saint- 
Golhard,  dans  Targile  schisteuse  qui  recouvre  les  houilles,  et 
même  dans  les  houilles.  Les  schistes  ardoisiers  en  contiennent 
souvent  des  cristaux  cubiques  ;  enAn,  on  le  Irouve  dans  les  fiions 
'''lébllifères  de  toute  espèce,  principalement  avec  le  fer  carbonate 
et  le  Cuivre  pyriteux. 

^i^  dit  aussi  qu'on  trouve  la  pyrite  cubique  dans  tous  les  autres 
^^^ins,  même  dans  les  plus  modernes.  Sans  nier  que  cela  puisse 
j^  '"enconlrer,  je  pense  que,  le  plus  souvent,  dans  ce  cas,  on  a  pris 
aeia  pyrlie  blanche  ou  prismatique  pour  de  la  pyrile  jaune. 

2*  espèce.  —  Fer  bisulfure  prismatique. 

^^Us  allons  maintenant  nous  occuper  de  cette  pt/riie  blanche^ 
^^Tt^ée  aussi  fer  sulfuré  blanc ^  pyrite  prismatique  et  par  les  Alle- 
'^^s  speerkies. 
^^Q  analyse  faite  par  Bcrzélius  a  donné  : 

Soufre o3,3:i  207  2 

Fer 45,07  120)  ^ 

Manganèse 70  )| 

Silice 80  »  » 

^^  admet  généralement  que  ce  sulfure  a  la  môme  composition 
^^  le  précédent;  mais  on  peut  remarquer  qu'il  conlient  un  excès 
•*^5ible  de  soufre.  Soit  que  cela  tiennc'à  cette  circonstance,  soit 
VJoii  doive  l'attribuera  une  disposition  différente  des  molécules 
lèpres  du  bisulfure,  il  est  certain  qu'il  jouit  de  propriétés  fort 
^^Vérenles.  Il  est  d'une  couleur  plus  blanche,  et  sa  poudre  est  d*un 
t^oir  verditre,  tandis  que  la  pyrile  jaune  donne  une  poudre  vert 
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noirâtre.  Sa  forme  primitive  est  un  prisme  droit  rhomboid] 
les  cristaux  ont  une  grande  tendance  à  se  grouper  autour 
centre  commun,  de  manière  qu'il  n'y  a  que  les  angles  de  II 
conférence  qui  paraissent  à  la  surface,  Tintérieur  de  la  masse 
nant  du  reste  une  structure  radiée.  Mais  le  caractère  le  pliu 
lant  de  cette  sous-espèce  réside  dans  la  facilité  avec  laquell 
se  délite  à  Tair,  en  en  absorbant  de  l'oxygène  et  de  l'eau 
convertissant  en  sulfate  de  fer  hydraté;  facilité  d'autant 
étonnante  que  te  fer  et  le  soufre  ne  se  trouvent  pas  dans  lèi 
rapport  dans  le  sulfure  et  le  sulfate,  et  que  la  moitié  du  soufr 
être  mise  à  nu.  La  promptitude  de  cette  altération  se  fait  si 
remarquer  dans  les  masses  radiées  ;  les  cristaux  déterminés 
tent  mieux  -à  l'action  de  l'air. 

Le  fer  sulfuré  blanc  est  d'une  formation  beaucoup  plus  ri 
que  le  jaune  ;  c'est  Itii  qui  se  forme  toujours  par  la  décompc 
des  matières  végétales  enfouies  dans  la  terre  ;  qui  imprèg 
lignites  et  les  tourbes,  et  qui  est  cause  de  leur  prompte  de 
tion  dans  les  collections.  On  le  trouve  lui-môme  très-souv* 
guré  en  troncs  d'arbres,  en  écorces,  en  racines,  ou  en  ammc 
dont  il  a  peu  à  peu  remplacé  la  substance.  Il  est  préféré,  p 
où  on  le  trouve,  pour  la  fabrication  du  sulfate  de  fer  et  de 

Je  rappellerai  ici,  pour  mémoire  seulement,  les  différents 
res  doubles  de  fer  et  de  cuivre,  dont  nous  avons  parlé  préc 
ment  sous  le  nom  de  cuivre  pyrifeux^  et  le  sulfure  double  de 
d'antimoine,  mentionné  à  la  suite  de  ce  dernier  sous  le  n 
haidingérite , 

Fer  «rséniuré. 


Fer  arsenical  axotome  (Mobs).  —  Cet  arséniure  a  longten 
confondu  avec  le  mispkkel  ou  fer  sulfo-arséniuré,  dont  il  es 
ment  exempt  et  dont  il  oflre  presque  tous  les  caractères, 
éclatant  et  d'un  blanc  un  peu  grisâtre,  très-dur,  fragile, 
7,228.  Il  cristallise  en  formes  qui  dérivent  d'un  prismi 
rbomboïdal  de  122°  17'  et  57"  43'.  La  composition  en  es 
variable,  s'il  faut  s'en  rapporter  aux  analyses  suivantes  : 

I.      Rapp.  nioléc.  U.      Rapp.  molôc.        lU.      Rmp 

Arsenic 70,15         149  65,99         141  63,14 

Fer 27,76  79  28,06  80  30,24 

Soufre 1,30  6  1,94  10  1,63 

1.  Fer  arséniure  de  Fossum,  en  Norwége,  analysé  par  M. 
rer.  —  En  retranchant  des  nombres  moléculaires  de  V 
et  du  soufre  ce  qu'il  faut  pour  transformer  les  6   de 
en  sulfo-arséniure  de  fer,  il  reste  les  nombres  143  et  73,  q 
à  ,peu  près  entre  eux  comme  2  :   1  ;  de  sorte  que  cette  i 
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autorise  à  croire  à  l'exislence  du  biarséaiure  de  fer  FeAs^. 

Î.FerarséniurédeReichenstein,  analysé  par  M.  Hoffmann.  —  En 
opérant  comme  ci-dessus^  il  reste  131  m.  d'arsenic  el  70  m.  de 
fer,  nombres  qui  sont  au-dessous  du  rapport  de  2  à  1 
(comme  13:7). 

3.  Autre  analyse  d'un  minéral  de  la  même  localité,  indiquant 
onarséniure  de  la  formule  FeHs^. 

On  trouve  aussi  des  arséniures  de  fer  mélangés  avec  d'autres 
arséniures  métalliques,  tels  que  ceux  de  nickel,  de  cobalt  et  d'ar- 
gent 

1.  Fer  arséniuré  nickélifère  de  Schladming,  en  Slyrie. 

Arsenic 60,4< 

Soufre 5,20 

Fer i3,49 

Nickel ; 13,37     • 

Cobalt 5,10 

2.  Fer  arséniuré  argentifère  d'Andveeisher g ^  par  Klaprolb. 

Arsenic 35 

Antimoine 4 

Fer 44,25 

Argent 12,75 

Fer  •alfo-Arséiilaré. 

Pyrite  arsenicale  ou  mispickeL  —  Substance  possédant  Tédat 
inétaliique  et  la  couleur  blanche  de  l'étain,  très-dure  et  rayant 
)*acier;  faisant  feu  au  briquet,  par  conséquent.  La  cassure  en  est 
granulaire  et  peu  brillante;  sa  pesanteur  spéciflque»=  6,127. 
A  la  flamme  d'une  bougie,  elle  dégage  une  fumée  épaisse,  arse- 
nicale; au  chalumeau,  elle  se  fond  en  un  globule  noir;  chauffée 
dans  un  tube  fermé,  elle  forme  un  sublimé  de  sulfure  d'arsenic; 
dissoute  par  l'acide  nitrique,  elle  forme  une  liqueur  brunâtre  qui 
Précipite  en  bleu  foncé  par  le  cyanure  ferro-potassique.  Trois 
analyses  ont  donné  : 

Stromeyer.        Chevreul.        Thornson. 

Soufre... 21,08  20,13  19,60 

Arsenic 42,88  43,42  45,74 

Fer 36,04  34,94  33,98 

L'analyse  de  Thomson  répond  presque  à  Fe^As^S^,   laquelle 
donne  :  * 

Soufre 19,63 

Araenic 46,01 

Fer 34,36 


HHii 
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d'où  Ton  peut  conclure  que  la  composition  du  fer  sulfo^arséoiuré 
doit  être  FeS«4-FeAs*. 

Le  fer  sulfo-arséniuré  a  pour  forme  primitive  un  prisme  droit 
rhomboîdal  de  ill"*  12'  et  68"*  48^.  Les  formes  secondaires  son 
peu  variées;  on  y  observe  des  octaèdres  cunéiformes  ou  d 
prismes  à  sommets  dièdres.  Les  cristaux  sont  généralement  petit 
et  striés.  On  le  trouve  tantôt  disséminé  dans  les  roches  primW.  ^ 
tives,  tantôt  dans  lesjilons  métalliques  et  principalement  dac^  5 
ceux  d'étain. 

Fer   oxydé. 

Le  fer  est  susceptible  de  deux  principaux  degrés  d'oxydation  : 
le  proloxyde  ou  oxure  ferreux  (FeO)  se  produit  quand  on  dissout 
le  fer  dans  der  l'acide  sulfurique  ou  chlorhydrique  étendu  d'eau, 
et  à  Tabri  du  contact  de  Tair.  Il  est  blanc  à  Tétat  d'hydrate;  mais 
l'action  de  Tair  le  fait  passer  rapidement  au  vert,  au  noir  et  au 
rouge,  et  cette  facile  oxygénation  suffit  pour  nous  faire  con- 
naître que  le  protoxyde  ne  peut  pas  se  trouver  dans  la  na- 
ture. 

Le  second  degré  d'oxydation  (sesqnioxyde  de  fer  ou  oxur^ 
ferrique)  est  rouge  ;  il  est  formé  de  FeO*»^  ou  de  Fe*0'.  OnsaiK- 
aussi  que  ces  deux  oxydes  peuvent  se  combiner  en  plusieurs  pro 
portions;  mais  que  celle  qui  se  produit  le  plus  ordinairement  es 
un  oxyde  noir,  nommé  autrefois  œthiops  martial,  formé  de 
+  FeW,  \év'iiMo  ferrite  de  fer.  Cet  oxyde  intermédiaire  exisi 
dans  la  nature,  et  a  été  nommé,  par  Haiiy,  fer  oxydulé.  Le  sesqui 
oxyde,  qui  existe  aussi,  a  reçu  le  nom  de  fer  oligiste^  c'est-à 
dire  plus  pauvre  en  métal,  ou  de  /ei'  oxydé. 

Enfin  cc'méme  fer  oxydé  existe  à  l'état  à' hydrate^  de  sorte  qo 
nous  avons  trois  espèces  d'oxydes  de  fer  à  examiner  :  le  fer  oxyiul 
le  fer  oxydé  et  le  fer  oxydé  hydraté  ou  kydroxydé. 

Fer  oxydais. 

Oxyde  d'un  gris  noirAtre  joint  à  l'éclat  métallique,  donnac^t 
une  poudre  noire.  H  est  c<issant  et  cède  facilement  à  la  perça  ^ 
sion;  il  pèse  de  4,7  à  o,09;  il  est  très-attirable  ù  l'aimant  et  te^xt 
souvent  lui-môme  Tonice  d'aimant.  Il  est  très-diftlcilement  fi^' 
sible  au  chalumeau;  il  colore  le  borax  en  vert-bouteille,  aufi^<^ 
de  réduction. 

■ 

Le  fer  oxydulé  a  pour  forme  primitive  l'octaèdre  régulier,  ets^^s 
formes  les  plus  habituelles  ^ouiV octaèdre  pnmitify  Voclaèdrelc^' 
néifor^me,  Voccaèdre  émarginé,  c'est-à-dire  dont  toutes  les  arôt^* 
sont  remplacées  par  u[ie  facette;  enlin  le  dodécaèdre  rhwnbwc^^* 
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proFenantde  la modiûcation  précédente  quia  atteint  sa  limite  (1). 
On  trouve,  en  outre,  du  fer  oxydulé  en  masses  laminaires  ou  com- 
pactes, d'une  couleur  gris  d'acier,   et  quelquefois   blanchâtre, 
quand  il  contient  du  quartz.  Ce  fer  oxydulé  compacte  constitue 
Vinmant  naturel^  pourvu  des  deux  pôles  magnétiques,  attirant  le 
fer  et  pouvant  en  supporter  un  certain  poids.  On  le  taille  de  ma- 
nière à  mettre  les  deux  pôles  en  opposition,  et  on  y  joint  une  ar- 
mature d'acier. 

On  trouve  encore  du  fer  oxydulé  terretAX,  d'un  noir  brunâtre, 
possédant  souvent  un  magnétisme  polaire  très-énergique,  et  du 
Ter  oxydulé  fuligineux  en  poussière  noirâtre  qui  ressemble  à  de 
la  suie. 

Gisements,  —  Le  fer  oxydulé  forme  des  dépôts  très-considé- 
rables dans  les  terrains  primitifs  et  intermédiaires.  11  s'y  trouve 
disséminé  en  cristaux  ou  en  nids  ;  mais  le  plus  souvent  il  est  en 
^mas  assez  volumineux,  et  forme  quelquefois  des  montagnes  en- 
Vières,  comme  à  Taberg,  en  Suède,  ou  bien  il  constitue  des  bancs 
paissants,  qui  se  répètent  plusieurs  fois  dans  la  hauteur  d'une 
ra^me  montagne,  comme  en  Suède,  en  Norwége,  en  Hongrie, 
cians  le  Piémont,  aux  monts  Ourals,  aux  monts  Altaï,  aux  États- 
Vols. 

Fer  oxydé  OU  Fer  olig Ute. 

• 

Haiiy  avait  anciennement  formé  deux  espèces  du  fer  oxydé  :  la 
première,  qu'il  nommait  fer  oligiste^  se  composait  principale- 
ment de  cristaux  gris  noirâtres,  éclatants  et  magnétiques;  la  se- 
conde, qu'il  nommait  fer  oxydé,  comprenait  la  pierre  hématite^  et 
les  oxydes  de  fer  terreux  et  d'un  rouge  vif.  Quelques  chimistes 
avaient  même  appuyé  et  motivé  cette  séparation,  en  prétendant 
queleferoligiste,  cristallisé  et  atlirable  à  l'aimant,  n'était  pas  vé- 
niablement  du  peroxyde  de  fer,  mais  consistait  en  une  combi- 
naison de  2FeO  -f-  3Fe^0^.  J'ai  fait  personnellement  quelques 
expériences  qui  prouvent  que  cette  opinion  n'est  pas  fondée.  Ayant 
pris  un  poids  donné  de  fer  oligiste  en  poudre  très-fine,  l'ayant 
tnêlé  avec  de  l'acide  nitrique,  et  l'ayant  chauffé  au  rouge  dans 
un  creuset  de  platine,  le  poids  de  l'oxyde  n'a  pas  subi  la  moindre 
^tigmentation.  Pour  second  essai,  j'ai  mêlé  une  autre  quantité 
d'oxyde  pulvérisé  avec  du  nitrate  de  potasse  ;  j'ai  chauffé  forte- 
ment dans  un  creuset  de  platine;  j'ai  enlevé  le  nitrate  de  potasse 
P*r  l'eau,  et  bien  lavé  l'oxyde,  qui  n'a  encore  éprouvé  aucune 
augmentation  de  poids.  11  faut  en  conclure  que  le  fer  oligiste 
^'estrien  autre  chose  que  la  forme  cristalline  de  la  pierre  héma- 

(0  Ces  mômes  formes,  appartenant  au  cuivre  oxydulé,  se  trouvent  reprê- 
*<^ntée8  page»  2i5  et  220. 
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iite,  et  que  sa  propriété  magnélique,  qui  d'ailleurs  est  très- 
faible,  est  due  à  une  simple  disposition  particulière  de  ses  par- . 
ticules  (1). 

Le  fer  oligiste  est  d'un  gris  d'acier  éclatant  et  souvent  irisé  ^ 
sa  surface.  Il  a  une  cassure  raboteuse;  il  donne  par  la  pulvérisi^ 
tion  une  poudre  brune,  qui  devient  rouge  par  la  trituration  et 
division  avec  de  l'eau.  Il  est  açsez  dur  pour  rayer  le  verre.  Il  a 
faiblement  sur  le  barreau  aimanté,  et  ne  peut  dans  aucun 
enlever  de  la  limaille  de  fer.  Sa  pesanteur  spécifique,  qui  est  de 
5,2,  est  remarquable  en  ce  qu'elle  est  plus  grande  que  celle  do 
fer  oxydulé,  bien  qu'il  contienne  plus  d'oxygène  et  moins  de 
fer. 

Fer  oiydulé.        Fer  oiydé. 

Oxygène 27,55  30 

Fer 72,45  70 

Sa  forme  primitive  est  un  rhomboïde  aigu  {fig.  137),  dont  les 
angles  sont  8B«  10'  et  93«  50'.  Il  présente  des  formes  secondaires 
nombreuses  et  bien  compliquées,  dont  voici  les  principales  : 
Rhomboèdre  binaire  (Haûy)  [fig,  138).  —  Rhomboïde  obtus,  très- 


Fig.  137.  —  Fer  oligiste.  Fig.  138.  —  Fer  oiigitie. 

rare  à  l'état  de  liberté  ;  mais  la  plupart  des  cristaux  de  l'Ile  d'Elbe 
le  présentent  comme  terminaison. 

Rhomboèdre  basé  (Haiiy)  {fig,  139).  —  Ce  cristal  provient  de  I* 
troncature  du  rhomboèdre  primitif  par  deux  plans  qui  passeo^ 
par  les  diagonales  transversales  des  faces.  On  enlève  ainsi  ebaqo^ 
angle-sommet  avec  la  moitié  des  faces  qui  le  forment,  et  leresti 
constitue  un  octaèdre  à  base  rectangle,  mais  tellement  obliqo^ 
que  les  deux  faces,  inférieure  et  supérieure,  sont  très-rappr(^ 
chées,  et  donnent  plutôt  au  cristal  la  forme  d'une  lame  à  projec- 
tion hexagonale,  comme  celle  du  rhomboèdre.  Se  trouve  dans  k* 
volcans. 

Birhomboîdal  (Haiiy)  {fig.  140).  —  C'est  le  cristal  précédeol, 
dont  les  deux  faces  o,  provenant  de  la  troncature  du  rboiD- 

(i)  Il  ne  serait  pas  impossible  cependant  que  cette  action  magnétique  fût  duc 
à  quelques  particules  de  fer  oxydulé  interposées  dans  le  fer  oligiste,  et  «WP 
faibles  pour  que  l'augmentation  du  poids  fût  sensiblo  à  la  balance. 


FER  OXYDÉ. 


26» 


boèdre  primitif,  sont  surmontées  par  les  sommets  du  rhomboèdre 

obtus  de  la  flgure  138.  Cette  forme-  se  rencontre  à  l'île  d'Elbe. 

Imùatif  (Eàiïy)  (fig.  141).  —  C'est  le  rhomboèdre  primitif  basé. 


fig.  It9.  —  Fer  oiydé. 


Fig.  140.  —  Fer  oxyde. 


Fig.  141.  —  Fer  oxydé. 


OU  le  cristal  (fig.  i39),  dont  les  six  angles  sont  remplacés  par  des 
bcelles  appartenant  à  un  rhomboèdre  de  même  angle  que  le  pri- 
milif,  mais  placé  en  sens  inverse.  Si  les  six  faces  /,  t,  se  prolon- 
geaient jusqu'à  masquer  les  autres,  il  en  résulterait  un  rhom- 
boèdre semblable  au  noyau. 

Autre  miiatif  {ndiïy)  {fig.  142).  —  Ce  cristal  est  celui  de  la 
figure  141  ,dan8  lequel  les  facettes  /et  f  se  sont  accrues  de  manière 
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Fer  oxydé 

Fjg.  141.  —  Fer  oxydé. 

à  devenir  seulement  égales  aux  faces  primitives  P  ;  et  comme  les 

cn&taux  sont  toujours  très-minces,  onies  prendrait,  à  la  première 

^^1  pour  des  prismes  hexaèdres  réguliers  très-courts.  Mais  en 

^aot  jouer  les  prétendues  faces  latérales  à  la  lumière,  on  voit 

V^'elles  sont  en  réalité  formées  par  des  biseaux  dont  une  face  est 

^lUîlinée  vers  le  sommet  supérieur  du  rhomboèdre,  et  l'autre  vers 

^  sommet  inférieur.  Si  ces  faces  P  et  /  étaient  prolongées  au 

P^nt  de  faire  disparaître  les  bases  o,  le  cristal  deviendrait  un  do- 

^'^èdre  triangulaire  isocèle,  de  môme  que  cela  a  lieu  pour  le 

4^rtt  et  la  chaux  carbonate^.  Mais  le  fer  oligiste  ne  possède  pas 

^  ^re  de  forme. 

Jafuwaknl  (Haiiy)  {fig.  143).  —  C'est  la  forme  précédente  qui 
porte  sur  les  six  angles  du  milieu  six  facettes  appartenant  au 
prisme  hexaèdre  régulier.  * 

Bm  ternaire  (Ilaiiy)  {fig.  J44).  —  Ce  cristal,  assez  complexe, 
^i  très-fréquent  à  l'Ue  d'Elbe.  11  se  compose  du  rhomboèdre  pri- 
'^Uf,  dont  chaque  sommet  est  remplacé  par  le  rhomboèdre  ob- 
^s  binaire^  et  qui  porte  en  outre,  sur  les  côtés,  des  facettes  n, 
appartenant  k  la  forme  métastatique.  Les  surfaces  s  du  rhomboïde 
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binaire  sont  souvent  convexes.  Une  variété,  dite  lenticulaire^  éga-^ 
lement  très-commune,  provient  aussi  du  rhomboïde  binaire 
(fig.  138)  arrondi  en  forme  de  lentille.  Toutes  ces  variétés  son^ 
souvent  parées  des  plus  belles  couleurs  de  Tiris.  On  trouve  égs^ 

lement  le  fer  oligiste  en  mass^ 
laminaires f  granulaires  ou  cùnr^. 
pactes.  On  donne  le  nom  partîû 
culier  de  fer  micacé  ou  fer  oAT- 
gtste  écailleuXy  à  du  fer  oligisle 
qui  est  sous  forme  de  masses 
ou  d'amas  composés  de  petites 
lames  brillantes  et  d'un  écitt 
métallique  gris  foncé,  n'apnt 
aucune  adhérence  entre  elles 
et  faciles  à  séparer,  par  le  sim- 
ple frottement  des  doigts,  en 
paillettes  brillantes  comme  do 
FiR.  144.  —  Fer  oxydé.  mica.  Ccs  paillettes  sontd'oû 

rouge  brun  foncé,  et  sont 
quelquefois  transparentes  à  la  loupe.  Enfin  les  terrains  volca- 
niques offrent  une  variété  particulière  de  fer  oligiste,  dite  ferspi- 
eulaire^  qui  se  présente  sous  forme  de  lames  hexagonales  ou  de 
cristaux  tabulaires,  minces,  d'un  gris  foncé,  très-brillants  et  à 
surface  miroitante.  Cet  oxyde  provient  probablement  de  la  dé- 
composition du  chlorure  de  fer  sublimé  qui  accompagne  les  pro- 
duits volcaniques,  par  l'action  réunie  de  la  vapeur  d*eau  et  de 
l'oxygène  de  l'air.  On  le  trouve,  en  France,  implanté  sur  les  pa- 
rois  des  fissures  des  laves  du  Puy-de-Dôme  et  du  Hont-Dore. 

Fer  oxydé  cona^élionné  ou  pierre  hématite.  —  En  masses  mana** 
lonnées  ou  arrondies  à  l'extérieur,  à  structure  fibreuse  et  radiée 
àl  'intérieur,  ayant  encore  un  certain  éclat  métallique  et  une  cou- 
leur grise  un  peu  rougeâtre. 

Les  ûbres  convergent  vers  un  centre  commun,  et  ordinairement 
c'est  vers  cette  extrémité  qu'elles  prennent  plus  de  densité,  pitt^ 
d'éclat  et  une  apparence  de  forme  cristalline,  tandis  que  là  ci^ 
conférence  est  plus  rouge  et  plus  terreuse.  La  poudre  est  toujours 
rouge;  le  magnétisme  est  tout  à  fait  nul,  ou  ne  devient  sensible 
que  lorsque  l'oxyde  a  été  chauffé. 

Fer  oxydé  terreux.  —  Eu  masses  d'apparence  terreuse,  d'OB 
rouge  vif.  tendres  et  tachant  le  papier.  Le  plus  ordinairement  cet 
oxyde  se  trouve  mélangé  d'une  quantité  plus  ou  moins  grande 
d'argile  qui  le  fait  passer  de  l'état  de  sanguine  ou  de  crayon  roug^ 
à  celui  de  bol  d'Arménie  et  de  tetTe sigillée . 

Gisements.  —  Le  fer  oligiste  se  trouve  dans  les  terrains  primi- 
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ifs  et  intermédiaires  et  souvent  dans  les  mêmes  gisements  que 
e  fer  oxydulé.  Il  forme  des  assises  étendues  comme  à  Gellivara 
n  Laponie,  àltacolumi  au  Brésil,  à  la  côte  de  Goromandei;  ou 
les  amas  et  des  filons  puissants  comme  en  Suède,  à  Tile  d*Ëlbe, 

Pramoni  dans  les  Vosges.  Il  est  rare  qu'il  soit  absolument  pur. 
I  est  presque  toujours  mêlé  de  fer  oxydulé,  surtout  en  Suède.  La 
ariélé  spéculaire  se  trouve  dans  les  terrains  volcaniques,  ainsi 
ae  je  Kai  dit.  On  trouve  la  pierre  hématite  plus  particulièrement 

la  Youlie  (Ardèche),  à  Moustier  dans  la  Tarantaise,  à  Gomor 
Q  Hongrie,  à  Framoiit  et  à  Tile  d'Elbe,  mélangé  avec  le  fer  oli- 
iste.  Sa  dureté,  jointe  à  la  douceur  de  son  toucher,  la  fait  em- 
•loyer,  sous  le  nom  de  ferret  d'Espagne^  comme  pierre  à  polir, 
tour  les  métaux.  Les  autres  variétés  servent  à  l'extraction  du 
er. 

Fer  hydraté,  Fer  hydroxydé. 

• 

Substance  d'apparence  lithoïde^  de  couleur  de  bistre  ou  brun- 
loirâtre,  mais  donnant  toujours  une  poudre  jaunâtre  ou  fauve  ; 
loa  attirable  à  l'aimant,  mais  le  devenant  un  peu  par  Taction  de 
1& flamme  d'une  bougie;  donnant  de  l'eau  à  la  calcination  dans 
la  proportion  de  13  à  15  pour  100.  Le  reste  est  du  peroxyde  de 
/êr  souvent  mélangé  d'un  peu  d'oxyde  de  manganèse  et  de  silice. 
Celte  substance«est  donc  un  hydrate  de  fer  dans  lequel  2  molé- 
eoles  d'oxyde  de  fer  sont  combinées  à  3  molécules  d'eau^  ce  qui 
donne  : 

Oxyde  de  fer 85,56 

l^u 14,44 

Quelques  échantillons  cependant,  d'un  rouge  plus  vif,  n'ont  of- 
fert que  0,11  d'eau  et  semblent  former  un  hydrate  particulier  ne 
X)Dtenant  que  1  molécule  de  peroxyde  et  1  molécule  d'eau. 

Le  fer  hydraté  se  présente  quelquefois  sous  forme  de  cube^  d'oc- 
aèire  ou  de  dodécaèdre;  mais  comme  ces  formes  sont  celles  du 
er  bisulfure  qui  peut  se  changer  en  hydrate  par  une  modification 
ipigénique,  il  est  plus  que  probable  que  ces  formes  n'appar- 
ieanent  pas  en  propre  à  l'hydrate  d'oxyde  de  fer,  comme  elles 
ippartiennent  au  fer  sulfuré,  au  plomb  sulfuré,  etc.  Je  pense 
néme  que  le  fer  hydraté  concrétionnéy  nommé  hématite  brune  y  à 
âuse  de  sa  ressemblance  de  forme  avec  la  vraie  pierre  hématite, 
•iDprunte  cette  forme  mamelonnée  et  radiée  au  fer  sulfuré  Get 
hydrate  se  dislingue  d'ailleurs  facilement  de  la  véritable  hématite 
>ar  sa  couleur  brunâtre,  sa  poudre  jaunâtre,  et  par  l'eau  qu'elle 
ournit  quand  on  la  chauffe  en  vase  clos.  Les  autres  formes  sous 
^quelles  se  présente  le  fer  hydraté  sont: 

^*Lt  fer  hydraté  massif,  en  masses  plus  ou  moins  considératiles. 
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■i 

tantôt  pleines  et  compactes,  mai$  souvent  aussi  caverneuses  et 
cloisonnées  dans  leur  intérieur. 

2^  Le  fer  hydraté  géodique^  nommé  vulgairement  œtite  ou  piem 
d'aigle^  sur  l'opinion  que  les  aigles  en  portent  dans  lenrnid  pour  fa- 
ciliter la  ponte.  Ce  sont  des  masses  peu  volumineuses,  globuli- 
formes  ou  prismatoïdes,  creuses  à  l'intérieur,  et  qui  contiennent 
souvent  un  noyau  mobile  de  la  même  substance.  On  les  portait  ^ 
autrefois  en  amulette,  pour  écarter  les  voleurs  et  favoriser  Tac* 
coucbement. 

3"  Le  fer  hydraté  pisifo9*me  ou  oolitique  ;  en  globules  sphéroï- 
daux  de  la  grosseur  d'un  pois  à  celle  d*un  grain  de  millet.  Tan- 
tôt ces  grains  sont  libres  et  isolés,  comme  s'ils  avaient  été  roulés 
par  Teau;  tantôt  ils  sont  réunis  à  l'aide  d'un  ciment  argileux. 

Le  fer  hydraté  est  un  des  minerais  de  ce  métiU  les  plus  abon- 
dants :  on  Te  trouve  à  peu  près  dans  tous  les  terrains,  à  partir  de 
ceux  dits  de  transition^  qui  le  présentent  en  filons  ou  en  couches, 
dans  un  grand  nombre  de  lieux,  comme  à  Fillols  dans  les  Pyré-    j 
nées,  à  Rouzié  dans  l'Ardèche,  en  Savoie,  en  Suisse,  etc.  Les    1 
schistes  argileux  en  sont  quelquefois  tout  imprégnés.  On  le  trouve 
en  abondance  également  dans  le  grès  houiller,  sur  la  pente  Dord 
des  Vosges,  aux  lies  Shetland,  etc.  ;  mais  il  est  surtout  très  abon-  . 
dant  dans  la  formation  jurassique,  oh  la  variété  oolitique  forme 
dçs  couches  puissantes,  ou  remplit  des  crevasses  et  des  cavernes 
creusées  dans  le  terrain  ;  c'est  cette  variété  qui  constitue  la  plus 
grande  partie  des  minerais  exploités  en  France  pour  Textractioa 
du  fer,  comme  en  Normandie,  dans  le  Berry,  la  Bourgogne,  le 
Bourbonnais,  la  Champagne,  la  Lorraine,  la  Franche-Comté.  En- 
fin on  trouve  du  fer  hydraté  dans  les  terrains  d'alluvion  les  plus 
modernes,  oti  il  s'en  forme,  môme  encore  de  nos  jours,  des  dé- 
pôts assez  considérables  pour  être  exploités,  comme  dans  les 
parties  basses  de  la  Silésie,  du  Brandebourg  et  de  la  Livonie.  Ce 
dernier  porte  plus  spécialement  le  nom  de  fer  des  marais. 

Fer  e»rboBA(é. 

Vulgairement  fer  spaihigue,  mine  de  fer  blanche,  mine  d'acier,  si- 
dérose.  Carbonate  naturellement  blanc,  mais  passant  souvent  à 
Tair  au  brun  et  au  noirâtre.  11  raie  la  chaux  carbonatée  et  est 
rayé  par  le  fluorure  de  calcium  ;  il  pèse  3,6  à  3,8.  11  se  dissout 
avec  effervescence  dans  les  acides,  et  la  liqueur  possède  les  ca- 
ractères d'un  dissoluté  de  fer  ;  au  chalumeau,  il  devient  brun  et 
attirable  à  l'aimant. 

La  structure  en  est  lamellaire;  sa  forme  primitive  est  un  rhom- 
boèdre obtus,  dont  les  angles  dièdres  sont  de  407  et  73  degrés.  Les 
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gles  du  rhomboèdre  de  la  chaux  carbonalée  sont  de  lOo"*  5' 
74"  35'.  Gomme  on  le  voit,  les  deux  formes  primitives  sont 
esque  semblables;  les  formes  secondaires  le  sont  aussi.  Indé- 
îQdamment  des  formes. déterminables,  on  trouve  souvent  le  fer 
irbonaté  en  cristaux  lenticulaires,  en  masses  lamellaires,  en 
dncrétions  mamelonnées,  en  masses  lilhoïdes  et  compactes,  sous 
>rme  oolitique,  ou  enfin  pseudomorphique,  c'est-à-dire  moulé 
urd'autres  substances  minérales,  ou  sur  des  plantes  cryptogames, 
dles  que  des  fougères,  des  lycopodiacées  ou  des  équisélacées. 

•      •  • 

Le  fer  carbonate  est  formé  de  FeC  ou  de 

Proloxyde  de  fer 01,47 

Acide  carbonique 38,u3 

lais  il  n'en  existe  peut-être  pas  de  tel  dans  la  terre,  toutes  les 
malyses  qui  en  ont  été  faites  ayant  offert  de  petites  quantités  de 
carbonates  de  chaux  et  de  manganèse,  et  ordinairement  avec 
quantité  plus  ou  moins  considérable  de  carbonate  de  magnésie. 
lies  quatre  carbonates  étant  en  effet  isomorphes,  ils  peuvent  se 
mélanger  en  toutes  proportions  sans  que  la  forme  cristalline  en 
soit  altérée.  On  a  donné  le  nom  de  junckérite  à  un  carbonate  de 
fer  en  petits  cristaux  à  faces  convexes  et  d'un  gris  jaunâtre  trouvé 
dans  les  fllons  plombifères  de  Pouilaouen  en  Bretagne.  Dufrenoy 
avait  rapporté  ces  crisUux  au  système  du  prisme  droit  rhomboî- 
^;  mais  M.  Ereithaupt  a  montré  qu'ils  se  laissent  cliver  en 
rhomboèdres  de  107®,  et  qu'ils  se  rapportent  donc  à  ceux  du  fer 
apathique,  dont  on  ne  doit  pas  les  distinguer. 

Guemmt.  — Le  fer  carbonate  est  très-abondamment  répandu, 
^lui  qui  est  cristallisé  ou  lenticulaire  appartient  aux  terrains  pri- 
"ïilib,  comme  à  Baîgorry  dans  les  Pyrénées,  à  AUevart  en  Dau- 
phiné,  en  Savoie,  en  Carinthie.  La  variété  mamelonnée  appartient 
P^rliculièrement  aux  dépôts  de  basalte  et  d'amygdalites.  Le  car- 
lïonale  litholde  forme  des  couches  étendues  ou  des  séries  de  ro- 
S^ODsdans  le  terrain  houiller.  Une  grande  partie  du  fer  produit 
Pî*f  l'Angleterre  provient  de  ce  minerai.  La  variété  oolitique  se 
^u?e  aussi  quelquefois  par  petites  parties  dans  le  terrain  honil- 
'cr;  mais  elle  abonde  surtout  dans  les  terrains  jurassiques,  comme 
'«  fer  hydraté  oolitiq#B.  Partout  où  il  se  préseiïte,  ce  minerai  est 
Irès-recherché  pour  l'extraction  du  fer,  parce  qu'il  est  paiticuliô- 
rement  propre  au  traitement  dit  à  la  catalane,  qui  n'exige  qu'un 
foorneau  de  petite  dimension,  et  qui  fournit  immétliatement 
lu  fer  malléable,  sans  le  faire  passer  d'abord  par  Tétat  de 
911  te. 


Gi'iKNiRT,  Droçaes,  7'  6dit. 
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Fer  falfaté. 

Protosvlfate  de  fer,  —  ! .  Co  sel  n'existe  qu'en  pelile  quantité  dans 
la  nature  et  se  forme  seulement  par  l'action  de  l'air  humide  sar 
les  schistes  argileux  et  sur  les  lignites  chargés  de  sulfure  de  fer. 
Il  se  présente  sous  la  forme  d'efflorescences  aiguillées,  blaDchèi 
ou  jaunes,  d'une  saveur  Irès-styptique  et  atramentaire.  Il  esttrèi» 
soluble  dans  l'eau  et  forme  un  soluté  qui  précipite  en  blane 
verdâtre  ou  en  vert  noirâtre  par  les  alcalis,  en  raison  d'une  suroxj* 
dation  partielle  du  fer;  en  bleu  céleste  par  le  cyanure  ferroso- 
potassique,  en  bleu  foncé  par  la  noix  de  galle. 

Mais  on  prépare  ce  sel  en  grand  en  imitant  le  procédé  de  li 
nature,  c'est-à-dire  en  exposant  à  l'air,  sous  des  hangars,  le  sul- 
fure de  fer  ou  les  schistes  qui  en  contiennent,  et  en  ayant  le  soûl 
d'humecter  la  maliëre  el  de  la  remuer  quelquefois  pour  en  reooi- 
veler  les  surfaces.  Par  ce  moyen,  le  soufre  et  le  fer  se  combioaM 
avec  l'oxygène  de  l'air,  l'acide  sulfurique  et  l'oxyde  de  fer  s'unis- 
sent, et  il  en  résulte  du  sulfate  de  fer,  dont  on  reconnaît  lacik» 
ment  la  présence  à  sa  saveur  fortement  atramentaire.  Lorsqu'on 
juge  l'opération  suffisamment  avancée,  on  lessive  la  matière  et 
on  fait  évaporer  les  liqueurs. 

Mais  il  faut  remarquer,  en  raison  de  la  facile  suroxydation  do 
fer  par  le  contact  de  l'air,  que  les  liqueurs  contiennent  toujours 
une  certaine  quantité  de  sulfate  d'oxyde  rouge  qui  ne  peut  cristal- 
liser, et  qui  nuit  à  la  crislallisalion  du  protosuirate;  il  faut  donc 
le  détruire.  On  y  parvient  très-facilement  en  plongeant  de  la  fer- 
raille dans  la  liqueur  en  évaporation.  Le  fer  s'y  dissout,  en  dé- 
composant l'eau,  dont  il  dégage  l'hydrogène,  et  en  formant  da 
protoxyde,  qui  se  combine  à  l'acide  sulfurique  de  préférence  à 
l'oxyde  rouge;  celui-ci  se  précipite.  On  laisse  reposer  la  liqueur, 
on  la  décante,  on  continue  de  la  Taire  évaporer  jusqu'à  pellicule, 
et  on  la  met  à  cristalliser.  Un  autre  effet  avantageux  du  fer  est 
de  précipiter  le  cuivre  de  la  liqueur;  car  le  fer  sulfuré  étant  pres- 
que toujours  môle  de  sulfure  de  cuivre,  il  s'est  également  formé  du 
sulfate  de  cuivre  par  son  exposition  à  l'air,  et  ce  sel  est  très-nuisi- 
ble pour  la  plupart  des  usages  auxquels  on  destine  le  sulfate  de  fer. 

On  distinguait  anciennement  dans  le  cqpmerce  trois  sortes  de 
sulfate  de  fer  ou  de  couperose  verte.  La  couperose  d'Angleterre, 
celle  de  Beauvais  cl  celle  d'Allemagne.  La  couperose  d'Angletem 
était  la  plus  estimée  el  avec  raison,  parce  qu'elle  ne  contenait  pa^ 
de  cuivre  (l)  ;  mais  depuis  longtemps  il  n'en  entre  plus  en  France, 

(I)  J'ai  visité  on  1814,  au  village  de  Wissant,  entre  Boulogne  et  Calais.  un< 
fabrique  de  sulfate  de  fer,  où  l'on  exploitait  des  pjTites  ramassées  sur  le  bore 
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et  on  lui  substitue  avec  avantage  une  couperose  faite  directement, 
à  Paris,  à  Rouen  et  dans  d'autres  villes  manufiicturières,  en  trai- 
tant les  vieilles  ferrailles  par  de  Tacide  sulfurique  faible,  faisant 
évaporer  la  liqueur  et  la  faisant  cristalliser.  Celte  couperose  se 
présente  eu  prismes  obliques  rhomboïdaux,  de  99^  30' cl  80*  30'; 
elle  est  d'un  vert  pâle  et  bleuâtre,  et  s'efileurit  superGciellement 
à  Tair.  Elle  se  fond  au  feu  dans  son  eau  de  cristallisation,  puis  se 
dessèche  et  laisse  un  sel  blanc  anhydre. .  Elle  est  composée  de 

FeS  +  en,  ou  de 

Protoxyde  de  fer 27,19 

Acide  sulfurique 31,03 

Eau 41,78 

• 

La  couperose  de  Beauvais  est  extraite  d'une  terre  tourbeuse  et 
pyriteuse  très-abondante  dans  toute  la  Picardie,  et  très-fiicile  à 
s'effleurir.  Elle  contient  une  assez  grande  quantité  de  cuivre. 
dont  une  portion  cependant  a  été  précipitée  par  Tiinmersion  des 
lames  de  fer  dans  les  eaux  de  lessivage.  Elle  contient  ausbi  des 
cristaux  d'alun  blancs  et  isolés,  dus  à  un  vice  dans  le  mode  de 
préparation  (1).  C'est  probablement  pour  dégiiiser  ce  défaut,  que 
la  couperose  de  Beauvais  est  colorée  artidciellement  avec  de  la 
noix  de  galle,  qui  lui  donne  une  teinte  noirâtre  :  ses  cristaux,  pri- 
vés de  cette  couleur  par  le  lavage,  n'ont  plus  qu'une  couleur  vert 
pile  très-agréable,  et  on  y  distingue  parfaitement  les  pctils  cris- 
taux d'alun  qui  y  sont  comme  implantés. 

La  couperose  d'Allemagne  est  cristallisée  en  prismes  rhomboï- 
daux assez  volumineux  et  bien  formés;  elle  est  d'un  bleu  assez 

• 

de  11  mer  et  qui  paraissent  appartenir  au  mi^mc  banc  que  celles  que  l'on 
eiploite  sur  la  côte  d'AngleteiTe  en  regard,  car  elles  sont  exemptes  de  cuivre. 
Cette  fabrique,  bien  conduite,  aurait  été  d'une  grande  importance  pour  les 
nunufactures  françaises;  mais  je  nai  pas  entendu  dire  que  ses  produits  aient 
formé  une  sorte  courante  du  commerce. 

(I)  Voici  probablement  en  quoi  consiste  ce  vice  de  préparation.  La  terre 
tovbease,  les  schistes  et  les  autres  matériaux  pyriteux  que  Ton  fait  effleurir, 
forment  du  sulfate  d^alumine  en  môme  temps  que  du  sulfate  de  fer,  et  ce  sul- 
fite d'alumine,  étant  incristallisable  par  lui-mOme,  reste  dans  les  dernières 
Max-mères  de  sulfate  de  fer.  On  peut  alors  en  tirer  parti,  en  ajoutant  à  ces 
Mux-mères  un  peu  de  puasse  qui  décompose  en  partie  le  sulfate  de  fer  res- 
tant, et  forme  de  Talun  facile  à  obtenir  par  cristallisation. 

Si,  au  Heu  d'opérer  ainsi,  on  ajoute  la  potasse  dans  la  liqueur  du  lessivage, 
on  y  formera  de  suite  de  l'alun,  qui  est  plus  facilement  cristallisabh^  que  le 
calfate  de  fer,  et  cette  liqueur,  concentrée  à  T2  ou  23",  ne  laissera  cristalliser 
*l«e  de  Talun.  Mais  on  conçoit  sans  peine  qu'elle  on  doit  retenir  une  paitic 
yiï  cristallisera  avec  le  sulfate  de  fer,  lorsqu'elle  sera  de  nouveau  concentrée 
jusqu'à  36*.  terme  auquel  ce  dernier  sel  est  à  pellicule.  C'est  lî«,  j(j  crois,  en 
Ittoi  consiste  le  vice  de  préparation  de  la  couperose  de  Beauvais  ;  il  est  évi- 
dent que  le  premier  procédé  vaut  mieux. 
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foncé,  ce  qui  seul  indique  qu'elle  contient  une  grande  quantité  tte 
sulTate  de  cuivre  ;  aussi  est-elte  peu  estimée  et  tout  à  fnit  rejelét 
par  les  pharmaciens. 

Od  trouve  dans  l'intérieur  des  mines  un  assez  grand  nombre 
d'autres  sulfates  de  fer  produits  par  l'oxygnéation  des  sulfures  et 
dissous  ou  charriés  par  les  eaux.  Voici  ceux  que  nous  pounni 
distinguer  : 

2.  Sulfate  ferrique  kydrcaé.  —  Voici  le  résultat  de  trois  analyses 
fniles  par  H.  Rose  : 


Acide  sulfuriqui 
Oiyde  ferriiiue. 

Alumine 

Cliaui 

Magnésie 


La  première  analyse,  faite  sur  un  sulfaledu  disti-ictde  Coi»^ 
dans  la  province  du  Coquimbo  au  Chili,  donne  : 

£ÊS»  +  »HouJFe'S*-(-  f8Ù; 

La  deuxième  donne Fe*S'  +  IS  H; 

La  IroisiÈme ^f' S'  +  21^  ; 

ce  qui  montre  bien  l'eitrôme  variation  que  les  minéraux  peuTCot 
éprouver  dans  leur  composition. 

3.  Fer  sulfaté  rouge  soluèle  deBerzélius;  A'eo/iiafedeBeudaBL-* 
Substance  rouge,  solublc  dans  l'eau,  d'une  saveur  styptique,  pou- 
vant cristidiiser  en  prismes  obliques  rhomboldauz  de  119*;  à^ 
est  composée  de 

Oiïfta». 

Acide  îuirunque 32,58          IU,50  2* 

Protoxyde  de  fer 10,71            3,43  3 

Peroxvde  de  fer 23,8(î      *  7,31  U 

Eau aîi^S          Z9,-iO  36 

Ke'S«  +  Fe'  S*  +  36Aq. 

à.  Fer  aout-sulfaté  terreux,  —  Substance  brune,  à  poussiirt 
jaune,  non  cristJLllisée,  insoluble  dans  l'eau,  formée  dans  les  mi- 
nes par  l'aclion  de  l'air  sur  les  solutions  de  sulfate  de  proloi]^ 
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de  fer.  Elle  donne  beaucoup  d'eau  par  la  chaleur,  se  dissout  dans 
les  acides,  et  offre  alors  les  caractères  d'un  soluté  de  peroxyde  de 
fer.  Composition  d'après  Berzélius  : 


Acide  sulfûrique 16 

Peroxyde  de  fer 6-^,46 

Eau 21,54 

••.   •••  • 

Fe«S-h6H. 


Oxygène. 

9,51 

3 

19,13 

6 

i9,29 

6 

^.  Autre  fer  ious-sulfaté  terreux  de  Modun,  en  Norvay.  —  Dépôt 
kran,  superficiel,  trouvé  dans  les  cavités  d'un  schiste  mélangé 
de  pyrites.  U  contenait  : 

• 

Acide  sulfurique 6 

Peroxyde  de  fer 80,73 

Eau 13,57 

V     Formule  :  Fe"  S»  -h  22  H. 


6  Fer  résinite.  Eisensinter^  Eisenpecherz,  —  Substance  non 
cristallisée,  en  petites  masses  très-fragiles,  à  cassure  très-bril- 
lante; d'un  rouge  hyacinthe  foncé;  transparentes  dans  les  lames 
mioces. 

Cette  substance,  si  remarquable  par  son  aspect  qui  la  fait  res- 
sembler à  la  plus  belle  espèce  de  Kino,  peut  être  d'une  nature 
très-variable,  tout  en  conservant  les  mêmes  caractères  physi- 
ques. Des  cinq  analyses  que  je  vais  rapporter,  les  deux  pre- 
mières indiquent  deux  sous-sulfates  de  formule  différente  qui 
doivent  trouver  place  ici.  Les  deux  suivantes  se  rapportent  à 
^Qx  sulfo-arséniates  qui  pourraient  tout  aussi  bien  être  rangés 
^vecles  arséniates  de  fer.  Enfin  la  cinquième  appartient  à  un 
râpie  arséniate  de  fer;  mais  tous  ces  minéraux  sont  tellement 
semblables  par  leur  aspect  physique,  qu'il  est  difficile  de  ne  pas 
les  rapprocher,  au  moins  momentanément. 


idde  tnlfarique 

—  arfénique 

—  photphorique. . . . 
Outre  wrriqae 

—  manganique 


R.  mol. 
8=    1 

■ 
67 

25 


4 
14 


R.  mol. 
14,42=  29 

1,75=     2 
50,53  as   52 

33,30  =  294 


R.  mol. 

14=  28 
20=   14 

> 

35=  35 

> 

30=266 


R. 

10,04    = 
i6,06    = 


inol. 

20 

18 


33,10) 


0,64 
29,26 


34 
=260 


R.  mol. 

30,25=  1 
40,45  =  2 
28,50  =  12 
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i .  Fer  souS'Sulfaté  résinite  de  Freyberg.  L'analyse  faite  ancien- 


•••  ••! 


nement  par  Klaprolh  fournil  Fe*S  +  i4Aq.  j 

2.  Autre /er  sulfaté  résinite  de  Freyberg,  analysé  par  M.  Du- 

• • •      •• • 

ménil.  On  y  trouve  Fe^S^  +  20Aq,  mélangé  d'une  petite  quan- 

iité  de  Fe*  P. 

3.  Fer  sulfo-arséniaté  résinitey  analysé  parLaugier,  L'analyse  ri- 

pond  exactement  à  la  formule  2  (FeS^)  +  Fe^As»  +  38Aq. 

4.  Autre  fer  sulfo-arséniaté  résinîte,  analysé   par  Stromeyer. 

L'Analyse  donne  5  (Fe  S^)  +  3  ( Fe*  \£)  +  i30Aq. 

•  •  •         •  ■  • 

5.  Fer  arséniaté  résinUcy  par  Karsten.  Fe*  As  -f- 12 Aq. 

6.  Fer  sous-sulfaté  alcalifère  de  Modun  en  Norvay.  —  Celle  ■ 
substance  concrétionnée,  d'un  jaune  clair,  a  été  trouvée  par  ; 
M.  Scheerer  dans  les  cavités  d'un  schiste  mélangé  de  pyrites. 
Elle  était  recouverte  du  sous-sulfate  terreux,  dont  l'analyse  a  été 
donnée  précédemment,  et  recouvrait  une  couche  de  sulfate  de 
chaux  en  petits  cristaux  blancs.  L'analyse  du  sulfate  alcalifère  a 
donné 

Rapports  moléculaires. 

Acide  sulfurlque 32,47  5 

Oxure  ferrique ; 49,89  4 

Soude 5,37  \ 

Eau 13,09  9 

100,82 
Formule  :  4  Fe  S  4-  Sd  S  +  9  H. 

Il  est  remarquable  qu'un  suMkte  ferrique  alcalifère  de  Bilio, 
en  Bohême,  a  présenté  exactement  la  même  formule,  avecsub* 
stitulion  de  la  potasse  à  la  soude. 

Rapports. 

Acide  sulfiirique 32,11  o 

Oxure  ferrique 40,74  4 

Polass(; 7,88  1 

Eau  avec  des  traces  d'ammoniaque.  43,56  9 

Chaux 0,64  » 

100,93 
Formule  :  4'FeS+  PsS-+-9n. 
Fer  phosphaté. 

Le  phosphate  de  fer  naturel  peut  être  incolore,  verl,  ou  blea» 
suivant  l'état  d'oxydation  du  fer;  il  est  cristallisé  wx  terreux. 
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lonne  de  Teau  par  la  calcination  dans  un  tube  de  verre  et 
it  magnétique,  bien  qu'il  prenne  une  couleur  rouge  due  à 
"Oxydation  presque  complète  du  fer.  II  est  soluble  dans 
3  nitrique  avec  dégagement  de  vapeur  rutilante  :  la  dissolu- 
récipite  en  bleu  par  le  cyanure  ferroso-potassique. 
tst  fort  difficile  d'établir  la  composition  des  phosphates  de 
iturels,  les  nombreuses  analyses  qui  en  ont  été  faites  con- 
ni  toutes  à  des  résultats  différents.  Il  est  probable  que  le 
»hate  de  fer  se  forme  d'abord  à  l'élat  de  phosphate  de 
cyde,  blanc  et  hydraté,  et  que  c'est  en  s'oxydant  par  le 
et  de  l'air  qu'il  prend  une  teinte  bleue  ou  verte;  car  oa 
mve  des  cristaux  transparents  et  incolores,  qui,  conservés 
r,  prennent  par  places  une  belle  couleur  bleue,  laquelle 
d  ensuite  peu  à  peu  à  tout  le  crislal;  et  on  en  voit  des 
18  terreuses  devenues  bleues  à  la  surface,  quand  le  centre 
core  d'un  blanc  grisâtre  passant  rapidement  à  Tair  au  gris 
treet  au  bleu.  Tels  sont  le  phosphate  de  fer  cristallisé  de 
aentry  (Allier)  et  les  phosphates  terreux  d'Eckartsberg 
liuringe,  et  de  New-Jersey  dans  l'Amérique  septen- 
de. 

fer  phosphaté  vert  a  été  trouvé  en  nodules  mamelonnés» 
inés  et  translucides  à  l'intérieur,  dans  un  minerai  de  fer  et 
aiDganèse,  à  Sayn,  sur  les  bords  du  Rhin.  Il  s'altère  à  Tair 
la  suroxydation  du  fer,  devinent  opaque,  d'une  couleur 
s,  et  prend  toute  l'apparence  d'une  hématite  brune.  Il  est 
le  à  la  flamme  d'une  bougie.  On  l'a  trouvé  également  à 
ir  près  de  Limoges^  mêlé  d^une  certaine  quantité  d'oxyde  de 
;anèse. 

fer  phosphaté  bleu  est  celui  qui  a  le  premier  fixé  Tattention 
linéralo^istes  par  sa  couleur  bleue,  qui  l'avait  fait  regarder 
de  du  bleu  de  Prusse  naturel.  li  est  tantôt  cristallisé,  tantôt 
IX.  Les  cristaux  dérivent  d'un  prisme  rectangulaire  oblique, 
^sent  2,66  et  sont  rayés  par  la  chaux  carbonatée  rhomboï- 
11  prend  une  teinte  noirâtre  lorsqu'on  le  broie  à  l'huile,  ce 
e  dislingue  du  cuivre  carbonate  bleu.  Il  s'altère  souvent 
les  collections,  perd  sa  transparence  et  prend  une  couleur 
bouteille. 

fer  phosphaté  se  trouve  dans  un  grand  nombre  de  gise- 
s,  à  partir  des  terrains  primitifs  qui  nous  le  présentent  à 
aux  près  de  Limoges,  à  Bodenmais  en  Bavière,  à  Kongsberg 
orwége,  et  dans  les  gîtes  métallifères  du  Cornouailles.  On 
ouvé  dans  le  basalte  de  l'Ile  Bourbon^  dans  le  calcaire  se- 
aire  à  Eckartsberg,  enfin  dans  les  terrains  d'alluvion  mo- 
e,  formant  de  petits  nids,  au  milieu  des  dépôts  d'argile,  de 
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lignites  el  de  fer  hydraté,  comme  à  Alleyras  dans  la  Haute-Loire, 
à  Hiilcnlrup  sur  la  Lippe,  à  New-Jersey,  etc. 


Analyses  de  phosphates  de  fer, 


PHOSPHATES   BLEUS 
CIPTALLlSfS. 


Acide  phosphoriquc 

Oxure  ferreux  . . . . 

—     ferriquc .... 

Eau 


DE  CORNOUAILLBS, 

par 

Stbomstik. 


31,18 
41,23 

» 
27,49 


Bapp.  mol. 

3o  =     3 

9*  =    8 

»  » 

24i  =  21 


Fe«Ph»  +  21Aq. 


DE  BODEimAIS, 

par 

YOOIL. 


2G,4  zii 

41  93 

>  » 

31  276 


Fe*Ph-|-9Aq. 


DE  L*lLEH>B-nUS 
par 

LAVOiia. 


'Cil 


19,V5  2?=  1 

»  »       • 

4I,2S  42»  2 

31,25  278=  U 


F«Ph-f-13Aq. 


PHOSPHATES  BLEDS 


TERREUX. 


Acide  phosphorique 

Oxurc  ferreux 

—    mangancux.. 
Eau 


D  ECKABTSBBRG, 
par 

KLAfllOTH. 


3t,42 
44,14 

» 

21,44 


Bapp.  Bol. 

39  =  8 

lOâ  =  8 

»  » 

190  =  15 


Fe*Ph»  -H  15Aq. 


DE  BILLBNTBOP 
par 

BaA5DIS. 


Bapp.  Bol. 
30,32^4  =  1 
43,77    99  =  3 

?5        277  =  7 


Fe»I>h+7Aq. 


D*ALLETBAS, 

par 
Bia-nim. 


23,1 
43 
0,3 
32,4 


Bapp  mL 

24=  1 

98=  4 

•       » 

288b  12 


Fe*Ph+lîAq. 


PHOSPHATES   BLECS 


TERREUX. 


Acide  phosphoriquc 

Oxure  ferreux 

—    ferriquc 

Eau 


DE   KBRTSCH, 

par 

SSOKTH. 


22,84 
15,66 
34,84 
26,62 


Bapp.  moU. 
23  =     2 
35  =     3 
35  =    3 
236  =  30 


Fc''Ph-fFe»Ph+30Aq. 


DE  NEW*  JERSEY 

par 

WARNUXaii 


Bapp.  Bol. 

;>.S,85    2»  =  2 

»4,55  101  =  7 

»        »         » 

.8,2r,  ?59  =  9 


Fe«Ph«+9Aq. 


VERT    DE  8AT!I, 
par 

KAmsTis. 


Bapp. 
*^7,72  31  = 
63,45     144  = 

»  » 

8,56      76  = 


Fen>h«  +  SAq- 


Nota.  Toutes  cet  formules  ont  été  calculées  avec  l'ancien  poids  atomique  du  fer. 


Fer  phosphaté  rénnùe  ou  delvauxine.  —  Substance  trou?ée  d^ 
les  déblais  d'une  ancienne  mine  de  plomb  et  dans  une  carri^ 
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de  calcaire,  h  Besneau,  près  de  Visé  (Liège).  Elle  esl  en  rognons 
fragiles,  à  cassure  conchoîdale,  el  d'un  éclat  résineux.  L*aualyse 
a  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  phosphorique. .......     13,6  15  i 

Oxure  ferrique 29  30  2 

Eau 40,2  357  24 

Carbonate  calcaire i  i 


•  • 


Silice 3,6         Fe'Ph-f-  i4Aq. 

Ce  phosphate  est  semblable  à  celui  de  rile-de-France  analysé 
par  Laugier,  a?ec  une  quantité  double  d'eau. 

Fer  arsénlaté. 

Indépendamment  du  fer  arséniaté  résinite  et  du  fer  sulfo-arsé- 
niatéy  dont  j'ai  fait  connaître  la  composition  à  l'occasion  du  fer 
sulfaté  résinite,  il  existe  deux  arséniates  de  fer  verts  et  cristal- 
lisés, dont  voici  les  caractères  el  la  composition  : 

4.  Fer  arséniaté  cubique,  pharmacosidèriCe .  —  Cristaux  cubiques, 
d'un  vert  foncé,  pesant  2,99,  rayant  la  chaux  carbonatée  rhom- 
b6Idale.  Il  donne  de  l'eau  par  la  calcination  el  laisse  un  résidu 
rouge  d'arséniate  de  peroxyde.  Chauffé  dans  un  tube  avec  un 
mélange  de  carbonate  de  soude  et  de  charbon^  il  dégage  de  l'ar- 
senic métallique.  Il  se  dissout  dans  les  acides  forts  ;  le  liquide 
étendu  d'eau  forme  un  précipité  bleu  par  le  cyanure  ferroso- 
potassique. 

Le  fer  arséniaté  cubique  se  trouve  dans  les  mômes  gîtes  que 
l'élaiu  et  le  cobalt  dans  le  Cornouailles.  Berzélius  en  a  retiré  : 

■ 

Oxygène. 

Acide  arsénique 37,82  13,13  |  . ,  «^      .» 

—    phosphorique.  2,53          1,42  j  ' 

Oxyde  ferrique 39,20  12,02  12 

—      cuprique 0,65          0,13  » 

Eau 18,61  16,54  16 

Parties  insolubles....  1,76           »  » 

100,57 

■ ••        ■  •  • 

D'où  l'on  déduit  immédiatement  Fe^As^-f-  ^^M-  Berzélius,  se 
fondant  sur  l'augmentation  de  poids  trouvée,  pense  qu'une  partie 
du  fer  est  à  l'état  de  protoxyde,  et  donne  pour  formule  : 


.  •      •••   ... 


Fe»As-h  Fe»As«  4-  18Aq 
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Celle  formule  ne  concorde  pas  avec  les  résultats  de  l'analyse  e 
offre  1  molécule  de  fer  et  2  molécules  d'eau  en  excès.  Le  rappoc^-- 
de  8  molécules  de  fer  contre  6  molécules  d'arsenic,  qui  corres- 
pond à  la  composilion  de  plusieurs  phosphates,  doit  être  cok2- 

•  •  •  • 

serve.  La  véritable  formule  est  plutôt  Pe*  As  -f-  Fe^As*  +  16Aq. 

On  trouve  à  Hornhausen  (duché  de  Nassau)  du  fer  arséniaté 
cubique,  dont  une  par  lie,  en  cristaux  noirs  et  opaques,  avait  été 
prise  d'abord  pour  une  combinaison  d'oxyde  de  fer  et  d'oxyde 
de  plomb,  et  avait  reçu  le  nom  de  beudantite.  Mais  d'après  l'exa- 
men qu'en  a  fait  M.  Damour,  ces  cristaux  ne  sont  que  de  Tarse* 
iiiale  de  fer  mélangé  avec  du  sulfure  de  plomb,  et  ne  peuvent 
constituer  une  espèce  minérale  (1). 

2.  Fer  arséniaté  rhombotdal,  scorodife,  —  Cet  arséniate  de  fer  se 
trouve  séparé  en  deux  espèces  par  Beudant  (2),  sous  les  noms  de 
scorodiie  et  de  néoctèse,  d'après  les  résultats  différents  des  ana- 
lyses qui  en  avaient  été  faites  par  Ficinus  et  Berzélius;  mais 
d'après  l'examen  que  viennent  de  faire  de  ces  deux  espèces 
MM.  Damour  et  Descloizeaux,  il  convient  de  les  réunir  en  une 
seule,  dont  voici  les  caractères:  substance  d'un  vert  bleuâtre, 
pesant  de  3, il  à  3)18,  rayant  la  chaux  carbonatée,  rayée  par  le 
fluorure  de  calcium.  Elle  se  présente  en  cristaux  prismatiques 
ou  d'apparence  oclaédrique,  terminés  par  un  poinlement  i 
4  faces,  et  qui  dérivent  tous  d'un  prisme  droit  rhomboldai,  dont 
l'incidence  des  faces  latérales  est  de  98®  l' iCT,  et  le  rapport  entre 
un  des  côtés  de  la  base  et  la  hauleur  comme  143  :  206.  Ce  fer 
arséniaté  se  trouve  à  Schwarzemberg  en  Saxe,  à  Saint- Auslle  en 
Cornouailles,  et  à  Yaudry,  près  de  Limoges,  dans  les  filons  de 
minerais  d'étain  et  de  cobalt.  La  variété  de  San-Anlonio-PereirSi 
près  de  Villa-Rica,  au  Brésil,  qui  formait  le  néoclèse  d« 
M.  Beudant,  tapisse  les  cavités  d'un  fer  hydroxydé.  Il  faut  y 
joindre  aussi  un  fer  arséniaté  en  masse  poreuse,  d'un  vert  pAlet 
trouvé  près  de  Marmato  dans  le  Popayan  et  analysé  par  M.  Bous- 
singauU.  Voici  la  composilion  de  toutes  ces  substances  : 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

Acide  arsénique. . 
Oxurc  ferrique  . . . 
Eau 

50,78 
34,85 
1  '),55 

50,95 
31,89 
15,64 

5I,0G 
32,74 
15,68 

5.>,16 

33 

15,58 

5.0,96 
33,Î0 
15,70 

49,eo 

84,90 
16,90 

(1)  Damour,  Ann,  chim.  phys,,  janvier  1814,  p.  73. 
(2>  Boudant,  Trané  de  minéralogie,  Paris,  1830. 
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Arséniate  de  fer  de  Villa-Hica,  par  Berzélîus. 

(2)  —  de  Vaulry,  par  M.  Damour. 

(3)  —  de  Gornouailles,  par  le  môme. 

(4)  —  de  Saxe,  par  le  même. 

(5)  —        *  de  Villa-Rica,  par  le  môme. 

(6)  —  terreux  de  Marmalo,  par  M.  Boussingaull. 
La  moyenne  de  ton  les  ces  analyses  donne  : 

Oxygène.  Calculé.    * 

Acide  arsénique 50,92        i7,68    5        As      50,20 

Oxure  ferriquc 33,33        i0,22    3        Fe      34,12 

Eau «5,84        U,08    4       _H*      io,68 

100,09  100,00^ 

Fer  chromé. 

Substance  d'un  gris  noirâtre  et  d'un  éclat  métallique  médiocre, 
pesant  de  4,03  à  4,5,  assez  dure  pour  rayer  le  verre;  tenace  et 
difficile  à  briser  sous  le  marteau. 

La  cassure  est  très-raboteuse.  La  poudre  est  d'un  gris  cendré  ;  les 
morceauxlespluspursagissentsensiblementsurraiguilleaimanlée. 

Le  fer  chromé  est  infusible  au  chalumeau  sans  addition  ;  fondu 
avec  le  borax^  il  lui  communique  une  belle  couleur  verte;  l*acidc 
nitrique  ne  le  dissouX  pas. 

On  a  trouvé,  mais  très- rarement,  le  fer  chromé  cristallisé  en  oc- 
taèdres réguliers.  II  est  le  plus  souvent  en  masses  amorphes,  qui 
se  brisent  quelquefois  suivant  les  faces  d'un  prisme  oblique 
rhomboïdal,  ou  d'un  rhomboïde  aigu.  Ces  masses  se  trouvent 
exclusivement  dans  les  roches  de  talc  ou  de  serpentine,  comme 
à  la  Bastide  de  la  Carrade,  dans  le  département  du  Yar,  à  Har- 
ford  et  à  Barhill  près  de  Baltimore  aux  États-Unis,  à  Krieglack 
en  Styrie,  sur  les  bords  du  Viasga  en  Sibérie,  etc.  Lorsque  le 
Ter  chromé  s'y  trouve  à  peu  près  pur  ou  peu  n>élangé,  il  offre  les 
caractères  indiqués  ci-dessus,  couleur  noirâtre,  éclat  métalloïde, 
cassure  laminaire,  magnétisme  sensible;  mais  le  plus  souvent  il 
est  plus  ou  moins  pénétré  et  mélangé  de  particules  de  la  roche 
qui  lui  sert  de  gangue,  et  alors  il  a  une  couleur  plus  grise,  ou 
rosée,  une  cassure  écailleuse,  un  éclat  demi-vitreux,  et  il  est  sans 
action  sur  l'aiguille  aimantée. 

La  composition  du  fer  chromé  est  encore  très-incertaine  : 
Vauquelin  y  admettait  de  l'acide  chromique,  du  fer  oxydulé  et  de 
l'alumine;  mais  Laugiera  montré  que  le  chrome  y  était  seule- 
ment à  l'état  d'oxyde.  Plus  tard,  on  l'a  regardé  comme  formé  de 
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sesquioxyJe  de  chrome,  de 
tandis  que,  aujourd'hui,  on 
oxy<le  de  chrome,  d'alumine 
faites  jusqu'ici  ne  peuvenl 
ajouter,  d'ailleurs,  qu'on  ne 
du  fer  chromé  que  lorsqii' 
préalablemenl  les  différentes 
dont  le?  masses  sont  formées, 
nombre  d'analyses,  dont  une 
de  l'acide  chromique  : 


sesquioxyde  de  fer  et  d'alumin^r~^B]ç 
le  croit  plut6t  composé  de  sesgii    ^wq'. 
et  de  protoxyde  de  fer.  Les  analjB^9Bes 
décider   la   question,   et  l'on   pt.        ut 
connaîtra  la  véAtable  compositi       oo 
l'on  aura  trouvé  le   moyen  d'iso^Fe^ 
substances,  apercevables  &  la  loup»*,       i 
,  En  voici  cependant  un  assez  %nvd      ;---. 
seule,  celle  de  Vauquelin,  admettail       >* 


1 

! 

;:7 

4 

T 

rr 

1 

51.56 

iM 
35.14 

Ift!s7 

ja,7 

ÎO,î 

31,7 

■■ 

Oijds  do  chRxne 

tà.n 

' 

3B 

Olld»  dé  (cr. 

II.W  

1.  Fer  chromé  cristallisé,  par  Âbich. 

2.  —  des  Iles  Shetland,  par  Thomson. 

3.  —  de  Krieglack,  parKIaprolh. 

4.  —  de  Rœras,  en  Norvège,  par  Laugîer. 

5.  —  (le  Sibérie,  par  le  même. 

6.  —  de  Baltimore,  par  Berlhier. 

1.  —  de  Ghesler,  en  Pensylvanie,  par  Seytert. 

8.  • par  Abich. 

9.  —  (lu  Var,  par  Vauquelin. 

10.  —  (le  Bahimore,  par  Seyberl. 

11.  —  de  l'Ile  à  Vaches,  près  Haili,  par  Berthier. 

Fer  tItsBsU. 

Cet  élat  naturel  du  fer  constitue  un  cerlaiD  nombre  d'espèces 
minérales  qui  ne  sont  pas  encore  bien  déGuies.  L'une  d'elles, 
nommée  ilménile,  parce  qu'elle  a  été  trouvée  principalement 
auprès  du  lue  Ilmen,  en  Russie,  est  noirâtre  et  pourvue  d'un 
éclat  métallique  un  peu  terne.  Elle  est  d'une  dureté  un  peu  infé- 
rieure à  celle  du  feldspath,  non  magnétique,  d'une  densité 
égale  à  4,67  —  4,76.  Ses  cristaux  dérivent  d'un  rhomboèdre 
aigu  de  86°  5',  presque  identique  avec  celui  du  fer  oligiste.  Tous 
ces  caractères,  qui  sont  à  peu  près  ceux  du  fer  oligiste,  ren- 
draient assez  difficile  la  distinction  des  deux  espèces,  si  la  pou- 
dre de  l'ilménite  n'était  pas  noire,  tandis  que  celle  du  fer  oligiste 
est  d'un  brun  rouge. 
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L'ilménile  est  composée  d'acide  titanique,  d'oxure  ferreux  et 
d'oxure  ferrique,  en  proportions  très-variables.  Cette  diversité  de 
composition,  réunie  à  l'identité  de  forme  avec  le  fer  oligiste, 
offrait  un  curieux  problème  à  résoudre,  lorsque  M.  Mosander  a 
imaginé  que  le  titanate  ferreux  (FeO,TiO*),  étant  composé 
de  2  molécules  de  métal  et  de  3  molécules  d'oxygène,  comme  le 
fer  oligiste  (Fe*0*),  devait  être  isomorphe  avec  lui  el  pouvait  dès 
lors  s'y  mélanger  en  toutes  proportions,  sans  en  altérer  la  forme 
moléculaire.  Cette  idée  séduisante  se  trouve  presque  justifiée  par 
les  analyses  suivantes  : 


1 

2 

3 

4 

5 

Acide  titanique  . . . 

Oxure  ferreux 

—    manganeux. 
Misnésie 

Riipp. 
40,92    93 
37,86 

2,T3    94 

1,14) 
10,74     10,7 

Rapp. 

46,79    93 
36,61 

2,56    00 

0.82 
11,22     U 

Rapp. 

34,19     48 

19,91     4) 

»          » 

»          » 

53,01     53 

Rapp. 

22,04     44 

19,68    44 

»          » 

»          » 

58,28     58 

.Rapp. 

14,16    28 

10,01  .  2. 

0,80  }  ^^ 

» 

Oxure  ferrique... 

1.  llménite  du   lac  llmen,  analysée  par  Kobell;  formule   : 

9'FtTi  +  Pe^ 

1  llménite  de  l'ilmen;  moyenne  de  deux  analyses  par  M.  Mo- 
sander :  9FeTi  +  Fe. 

3.  Fer  titane  d'Arendal,  par  M.  Mosander;  formule  approchée  : 

FeTi  +  F^. 

•     ••  •«• 

4.  llménite  de  Washington,  par  M.  Marignac  :  3FeTi  +  ^£^- 

0.  Fer  titane  d'Aschaffenbpurg,  par  Kobell  :  Fefi  +  3Fe. 

Un  grand  nombre  d'autres  analyses  sont  contraires  à  la  suppo- 
sition de  M.  Mosander,  qui  demande  nécessairement  que  Toxure 
ferreux  et  l'acide  tiianique  soient  en  nombre  moléculaire  égal, 
aûn  de  motiver  l'isomorphisme  du  composé  avec  i'oxure  ferrique. 
En  voici  seulement  quelques  exemples  : 


6 

•      7 

8 

9 

Acide  titanique.' 

Oxure  ferreux.. 

—    ferrique . 

45,40 
14,10 
40,70 

Rapp. 
90 
31 
41 

43,73 
13,57 
42,70 

Rapp. 
87 
30 
43 

43,21 
27,91 
28,66 

Rapp. 
86 
62 
29 

Rapp. 
12,67      25 
4,H1       10,7 
82,49      82 

0 

Fe'Ti9H-Fe« 

Fe«  Tio  'f£ 

FeiTi^Fe 

Fe«Ti*Fe>« 
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6.  Ilménite  du  lac  Iltnen,  par  M.  Delesse. 

7.  Fer  tilané  d'Egersund,  par  H.  Rose. 

8.  Le  même,  par  Kobell. 

9.  Fer  titane  de  ...  ,  par  Kobell. 

Chricfitonite. 

On  a  donné  ce  nom  à  un  tilanate  de  fer  en  petits  rhomboèdres 
très-aigus  que  l'on  a  trouvés  adhérents  à  des  cristaux  de  quartz, 
à  Saint-Christophe,  dans  la  vallée  d'Oisans  (Isère),  où  l'on  ren- 
contre également  le  titane  anatase.  Les  sommets  du  rhomboèdre 
sont  souvent  remplacés  par  une  troncature  perpendiculaire  à 
Taxe.  On  trouve  également  la  chrichtonile  sous  forme  de  lamelles 
hexagonales  sur  les  bords  desquelles  on  aperçoit  des  facéties 
en  biseaux  qui  appartiennent  à  des  rhomboèdres  surbaissés. 
Les  lames  sont  souvent  empilées  confusément  les  unes  sur  les 
autres. 

La  chrichtonile  est  noire,  non  niagnétique;  elle  pèse  4,727; 
elle  raie  la  chaux  flualée,  mais  non  le  verre.  Elle  est  composée, 
suivant  l'analyse  de  M.  Marignac,  de  : 

Rapports  moléculairet. 

Acide  titanique....     52,27     X     «,985    =     l03,0  K 

Oxure  ferreux 46,53     X    2,222    =    «03,4  » 

—       ferrique....       1,20     X     1  =        i  » 

•        •  • 

Formule  :  Fe  Ti. 

Celte  composition  montre  que  la  chrichtonite  est  un  simple 
titanale  ferreux.  J'ajoute  que  si  Ton  pouvait,  par  une  loi  de 
décroissement,  ramener  le  rhomboèdre  très-aigu  qui  la  repré- 
sente au  rhomboèdre  de  l'ilménite.  ou  du  fer  oligisle,  aucuoe 
autre  analyse  ne  prouverait  mieux  Tisomorphisme  du  tilanate 
ferreux  avec  le  sesquioxyde  de  fer,  et  dans  ce  cas  l'ilménite  et  1^ 
chrichtonite  ne  formeraient  plus  qu'une  seule  espèce. 

Fer  iiianaté  oclaédrique. 

Afénakamte,  isérine,  gallizinife ^  niyriae,  —  On  a  donné  ces  différeols 
noms  à  un  titanale  de  fer  d'une  composition  très- variable,  naais 
qui  parait  toujours  cristallisé,  de  même  que  le  fer  oxydulé,  ^^ 
octaèdre  régulier,  en  dodécaèdre  rhomboïdal,  ou  en  formes  q^i 
en  sont  dérivées.  Ce  titanate  est  noir  et  doué  d'un  éclat  métalh' 
que  médiocre;  il  pèse  de  4,026  à  4.89;  il  raie  légèrement  1^ 
verre.  Il  est  tantôt  fortement  attirable  à  l'aimant,  et  tantôt  iosen' 
sible  au  magnétisme.  On  le  trouve  quelquefois  en  nids,  dans  te* 
roches  granitiques  {galUzinùe  de  Spessart  près  d'Aschaffenbo»rg« 
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en  Franconie;  nigrine  de  Bodenmais,  en  Bavière);  ou  disséminé 
dans  les  rocbes  talqueuses,  comme  à  Saint-Marcel  en  Piémont, 
ou  dans  les  calcaires  crislallisés,  comme  à  Fetlar  (lies  Shetland). 
Mais  le  plus  souvent  on  le  trouve  sous  forme  de  sables  qui 
proviennent  de  la  destruction  des  roches  précédentes^  ou  de 
celle  des  basaltes,  trachytes  et  autres  roches  volcaniques,  comme 
au  Moni-Dore,  au  Cantal,  dans  le  Yivarais,  dans  la  vallée  de 
Menakan  en  Cornouailles,  à  Madagascar,  à  la  Guadeloupe,  etc.  Ces 
sibies  ferrugineux  titanifères  sont  quelquefois  assez  abondants 
pour  qu'on  puisse  les  exploiter  comme  minerai  de  fer.  C'est 
ainsi  qu'on  exporte  en  Angleterre  un  fer  titane  de  la  Nouvelle- 
Zélande,  en  poudre  très -fine,  qui  forme  un  des  éléments 
sablonneux  de  la  plagQ  sur  une  couche  de  3  mètres  d'épaisseur. 
La  composition  de  cette  substance  est  :  protoxyde  de  fer  27,53; 
sesquioxyde  (Fe*0^)  66,12;  acide  titanique  6,17. 

L'identité  de  forme  du  fer  titane  oclaédrique   avec  le    fer 

oxydulé,  comparable  à  Celle  de  la  chrichlonite  et  du  fer  oligiste, 

a  donné  lieu  à  une  supposition  semblable.  C'est-à-dire,  qu'on  a 

pensé  que  cette  espèce  devait  être  formée  d'un  titanate  ferreux 

bibasique  (Fe^*,TiO*),  composé  de  M^O*  comme  le  fer  oxydulé 

Pe'O*,  isomorphe  avec  lui  et  pouvant  s'y  mélanger  en  toutes 

proportions,  sans  en  altérer  la  forme  cristalline.  Une  analyse, 

faite  par  M.    Rammelsberg,    d'un   fer  titane    magnétique    de 

Unkel,  sur  les  bords  du  Rhin^  est  à  peu  près  conforme  à  ce 

t^ésultat. 

Rapports. 

Acide  titanique li,ol     x     1,9855    =    23        i 

Oxure  ferreux 39,16    X    2,222      =-.87        4 

—    ferrique 48,07    xi  =48        2 

En  admettant  que,  dans  l'analyse,  une  certaine  quantité 
d'oxyde  ferreux  ait  été  transformée  en  oxure  ferrique,  en  en 
1)artageant  également  l'oxure  ferreux  entre  l'acide  titanique 
^t  Toxure  ferrique,  on  trouve  la  formule 

Fe*  T  -+-  2(Fe  Fe), 

^ans  chaque  membrane  de  laquelle  les  molécules  métalliques 
«ont  à  celles  de  l'oxygène  ::  3  :  4,  ce  qui  peut  expliquer 
pourquoi  le  premier  membre  ajouté  au  second  n'en  change  pas 
la  forme  primitive.  Aucune  autre  analyse  ne  se  proie  aussi  bien  à 
ce  résultat;  et  d'ailleurs  il  est  souvent  difficile  de  décider, 
^rtout  dans  celles  qui  sont  un  peu  anciennes^  à  quel  état  d'oxyda- 
UoQ  le  fer  doit  y  être  considéré. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

Acide  litaniquc . . . 
Oxure  ferreux 

—  manganeux. 

—  fepri(iuc  . . . 

84 

14 

2 

w 

58,7 
3G 

» 

Rapp. 

50,12  100 
.9,88  111 

»        » 
»        » 

Rapp. 
48,46    06 
51,54  115 
»        » 

Rapp. 
49      97 

Il  "^ 

n         » 

45,35     90 

9                 N 

Acide  litaniquc. . 
Oxure  ferreux . . . 


—  manganeux. 

—  fcrrique. . . . 


i 

8 

9 

Rjpp. 

Kapp. 

22         44 

20,41    40 

14 

30      ) 

19,48 

85  (FeH)*) 

08 

50 

0,60 

(Zu)3,61 

0,25 

45         45 

55,23    55 

» 

10 


15.90 

79,60  (FeO*) 

2,60 

» 


11 


13,60 
82(Fe'0») 

4,60 


\,  Nigrine  d'Ohlapian  (Transylvanie),  par  Klaprolh. 

2.  —      de  l'île  des  Siècles  (Bretagne),  par  M.  Berlhier. 

•       •* 

3.  Isérine  de  Tlserwiese,  par  H.  Rose;  formule  :  Pe**Ti*^ 

•    •• 

4.  —     d'Egersund  (Norwége),  par  H.  Rose  ;  formule  :  Fe^Ti*. 

5.  Fer    titanaté  de    Bodenmais,  par  Vauquelin;    formule  : 
Fe7Ti«. 

6.  Ménakanile,  par  Vauquelin;  formule  :  Fe*Ti*. 

Les  quatre  résultats  précédents  s'accorderaient  mieux  avec 
la  formule  supposée  de  Tilménile  qu'avec  celle  de  la  nigrine. 

7.  Fer  tilané  magnétique  de  Madagascar,  par  M.  Lassai^n©» 

formule  iFe^TI^+Fe^. 

8.  Fer  litané  magnétique  cristallisé  d'Arendal,  par  M.  Mosa^^' 

der;  formule  :  Fen'i*  +  Fe»  ou  Ti*  +  5  (Fe,Fe). 

9.  Fer  titane  magnétique  de  la  Ballique,  par  Klaproth. 

10.  —  de  Niedcr-Menich  (bords  du  Rhin),  p^ 

M.  Cordier. 

Ces  trois  dernières  analyses,  et  môme  celle  d'auparavant,  se^^ 
blent  montrer  que  la  nigrine  peut  souvent  n'être  qu'un  simj>^ 
mélange  de  fer  oxyduié  octaédrique  (Fe^O*)  avec  une  quanta*  ^ 
variable  d'acide  titanique. 

Fer  tunicstaté  et  (antalaté. 

Ces  minéraux  contenant  toujours  une  certaine  quantité      ^ 
tungstate  ou  de  tanlalale  de  manganèse,  seront  réunis  à  la  fami  • 
de  ce  dernier  métal. 
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Fer  silicate. 


3 


Il  existe  un  grand  nombre  de  silicates  de  fer  naturels,  qui 
ieot  par  l'état  d'oxydation  du  fer,  par  la  proportion  relative  de 
»de  et  de  la  base,  par  l'état  anhydre  ou  hydraté  du  silicate, 
In  par  son  mélange  ou  sa  combinaison  avec  d'autres  silicates, 

que  ceux  de  manganèse,  d'alumine,  de  chaux  ou  de  ma- 
sie.  Tous  ont  la  propriété  de  laisser  de  la  silice  en  gelée 
M]u*on  dissout  l'oxyde  de  fer  par  un  acide.  Ceux  qui  con- 
ment  une  forte  proportion  de  protoxyde  de  fer  ou  d'oxyde 
ermédiaire  sont  magnétiques;  ceux  qui  en  contiennent  peu, 

qui  ne  contiennent  que  du  peroxyde,  ne  le  sont  pas.  Yoici 
II  de  ces  silicates  qui,  en  raison  de  la  forte  proportion  de  fer 
'ils  contiennent,  doivent  faire  partie  de  la  famille  minera- 
<ique  de  ce  métal  : 
1.  Chiorophœùe,  fayalite,  eisen-silikat^  silicate  de  fer  anhydre. 

du  Vésuve.  d'Irlande, 

par  Klaproth.  par  Thomson. 

Rapports.  Rapports. 

Silice 29,50  52        29,00  52        ! 

Oxure  ferreux 66  U7        68,73        <53 

—    manganeux.      »  »  1.78  4 

Potasse 0,25  »  »  »        » 

Alumine 4  6         »  »        » 

^ormule  :  Fe^Si,  avec  mélange  de  silicate  d'alumine  dans  le  mi- 
al  analysé  par  Klaproth. 

i,  Chloropale,  terre  verte  d*  Unghvar.  —  Substance  d'un  vert  pré, 
npacte  ou  terreuse,  fusible  au  chalumeau  en  un  verre  noir, 
nalyse  faite  par  M.  Bernardi  a  donné  : 

Oxygène. 

Silice 45  23,37  3 

Oxure  ferreux 35,3  8,03  1 

Magnésie 2  0,77  » 

Alumine i  »  » 

Eau i8  16  2 

Formule  :  Fe  Si  +  2Aq. 

*  minéral,  désigné  par  Berzélius  sous  le  nom  d'hédenbergùe  de 
'Hberg^  conduit  à  la  même  formule  : 

QxvgèDe. 

Silice 40,62  20,50          :\ 

Oxure  ferreux 32,53  7,4C 

Eau ; 16,05  14.12 

Carbonate  de  chaux 4,03  »             » 

Oxure  de  manganèse 0,75 


» 


Alumine 0,37  w 


» 


GviBovaT,  Dnfttes,  7*  édit.  '*'.  ï«   —   10 
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3.  Fer  hydrosilicaté  de  Suderoë.  —  Minéral  transparent,  d'ui 
V  ert  olive,  à  cassure  conchoïde  et  vitreuse,  Irès-oxydable  à  l'aire 
y  devenant  noir.  Composition  : 

OlTgèlK. 

Acide  silicique 32,85  17,07  3 

Oxure  ferreux 21,56           4,91  |  . 

Magnésie 3,44            J,33  j 

Eau 42,15  37,17  G 


•  •  • 


4.  Thraulite  de  Riddarhytta,  par  Hîsinger  : 

Oxygène. 

Silice 36,30  18,85         6 

Oxure  ferroso-fcrrique.....     44,39         12,53         4 
Eau 20,70  18,40  6 


••■  •••         •■■  ••• 


Formule  :  FeSi  4- J[eSi  +  6Aq. 

5.  Pinguit  de  Wolkenstein  dans  TËrzgebirge,  par  Karsten  : 

Silice 36,9 

Oxure  ferrique 29,5 

—     ferreux 6,1 

Magnésie 0,45 

Alumine 4 ,80 

Oxure  manganique 0,1 5 

Eau 25,10 


•••  •«•        «•• 


Formule  :  Fe  Si  4-  Fe^  Si»  +  15Aq, 
6.  Thraulite  de  Bodenmah^  par  Kobell  : 

Silice 31,28        «6,24  5 

Oxure  ferrique 33,90        i  0,39  3 

—     ferreux 15,22         3,46  1 

Eau 19,12        16,99  5 


••• 


3FeSi  4-Fe»Si«4-  15Aq. 

7.  Anthosidérite.  —  Minéral  de  la  province  de  Minas-Ger^ 
sous  forme  de  filaments  déliés  d'un  brun  d'ocre.  L'analyse  ^* 
par  M.  Schedermann  adonné  : 

Silice 66,08        3  moléc. 

Oxure  ferrique 34,99        1 

Eau 3,59        1 


■ • •    ««t 


Formule  :  FeSi»  +  Aq. 
8.  Nontronite,  —  Substance  jaune  de  paille,  onclueuse,  ten^ 
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sare  inégale  et  mate.  Donnant  de  Teau  à  la  calcination 
iDant  une  couleur  rouge.  Soluble  dans  l'acide  chlorhydrique  ' 
)récipité  de  silice  gélatineuse,  etc.  Trouvée  en  petits  rognons 
ilieu  des  amas  de  bioxyde  de  manganèse,  à  Saint-Pardoux 
ogne).  Moyenne  de  quatre  analyses  : 

Rapports  moléculairct. 

Silice 41,47  72        2 

Oxure  ferrique 33,04  34)      . 

Alumine 2,72  4J      * 

Magnésie i,12  4       » 

Eau 20,47  i82        5 

Fe  j  Si»  +  5Aq. 

Hisingérite  de  Gillinge^  en  Sudermanie.  —  Substance  lamel- 
uoirâtre,  tendre,  à  poussière  verdâtre.  Fusible  au  chalu- 
en  scorie  noire;  pesant  spécifiquement  3,04.  Analyse  par 
jer  : 

Silice 27,50 

Oxure  ferrique 51 ,50 

Alumine y...  5^50 

Oxure  manganique ...  0,77 

Eau ii,75 


Oxvgène. 

14,28 

15 

«5,79 

18 

2,57 

3 

0,17 

» 

10,44 

12 

•••      •••  •••  •#< 


Formule  :  A[Si*  -h  3FV«  Si  +  12Aq. 

ou  bien  5Fe»  Si  +  Fe  Al  -+-  12Aq. 

Granurite  de  Meyenberg.  —  Substance  en  petites  lamelles 
ses,  vertes,  d'un  aspect  gras.  Les  acides  la  décomposent, 
avec  difGcuIté.  Elle  a  donné  à  M.  Bergemann  (1)  : 

Silice 38,39 

Sesquioxyde  ferrique 25,40 

Alumine 6,87 

Proloxyde  de  fer 2,80 

Cbaux 0,56 

Manganèse  (oxyde) 0,67 

Magnésie 0,75 

Potasse 1  >  1 4 

Eau 4' 23,36 


100,00 


Chamoisite.  —  Substance  compacte  ou  oolitique,  d'un  gris 
Ire,  magnétique,  pesant  3  à  3,4.  Donnant  de  Teau  et  deve- 

ergemann,  Ànn,  mil.,  5*  série,  XV,  186. 


Oxygène. 

7,42 

6 

3,64 

3 

13,70 

i2 

«5,50 

12 

Oiygène. 

6,45 

6 

i7 

io 

3,65 

3 

4,50 

3 
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nanl  noire  el  plus  magnétique  par  Taction  de  la  chaleur,  dans  ud 
tube  fermé.  Analyse  par  Berthier  : 

Silice i4,3 

Alumine, 7,8 

Proloxyde  de  fer 60,5 

Eau 17,4 

2Fe»"Si  4-Fe«Al4-  i4Aq. 

12.  Bei'thiérine.  —Substance  d'un  gris  bleuâtre  ou  olivâtre; at 
laquable  par  une  pointe  d'acier  ;  magnétique.  Se  trouve  en  peliU 
grains  mêlés  à  ceux  de  l'hydrate  ferrique  ou  du  carbonate  de  fer, 
qui  const Huent  principalement  les  minerais  de  Champagne,  de 
Bourgogne  el  de  Lorraine.  La  matière,  supposée  pure,  est  formée  de 

Silice 12,4 

Oxure  ferreux 74,7 

Alumine 7,8 

Eau 5,1 

2Fe«si-f-Fe'Al-h3Aq. 

i3.  Cromtedtite,  chloîwnélane.  —  Substance  noire,  à  poussière 
verte,  en  petits  prismes  à  six  pans,  ou  en  petites  masses  fibreuses. 
Pesanteur  spécifique  3,3i8. 

Silice 22,45 

Oxure  de  Ter 58,85 

—      de  manganèse. .  2,8S 

Magnésie 5,08 

Eau 10,70 

i'e      7Si  +  îig  Si  +  5Aq.  =  {Fe*  Si  -f  Mg  Si)  -f  5Fe  Aq. 

14.  llvaïie,  yénite,  liévrite,  fer  calcai^éo-sUiceux.  —  Substance 
noire,  pesant  3,82  à  4,03,  rayant  le  verre,  rayée  par  le  quartz,  cris- 
tallisant en  prismes  droits  rhomboïJaux  d'environ  ill*,5  et68*}3. 
On  la  trouve  à  Tlle  d'Elbe,  dans  les  roches  micacées  chlorileuses 
el  talqueuses  ;  à  Skecn,  en  Norwége  ;  au  Groenland,  etc.  Elle  p*' 
rait  composée,  d'après  les  analyses  de  M.  Rammelsberg,  de 

Oxygène. 

Silice.... 4  moléc.  28,98 

Oxure  ferreux 6  33,06 

—     ferrique 2  24,56 

<:ijau\ 3  13,40 


Oxygèae. 

11,7 

6 

13,4 

7 

0.63  j 

1,96 

1 

9,51 

5 

Ca'Si 
2Fc»Si 


Fe  Si- 
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Exiroction  du  fer. 

De  toutes  les  mines  de  fer,  on  n'exploite,  dans  la  vue  d'en  re- 
tirer le  métal,  que  les  oxydes  et  le  carbonate,  parce  qu'elles  sont 
les  plus  aisées  à  traiter  et  qu'elles  suTlisent  à  la  consommation; 
de  plus,  les  oxydes,  qui  se  trouvent  presque  partout,  fournissent 
plus  de  fer  qu^  le  carbonate,  qui  est  beaucoup  plus  rare. 

En  général,  pour  extraire  le  fer,  on  bocarde  la  mine,  et  on  la 
la?e  pour  en  séparer  l'excès  des  matières  terreuses  ou  de  la  gangue  y 
surtout  lorsqu'on  opère  sur  les  mines  de  fer  limoneuses;  mais  il 
faut  laisser  une  partie  de  cette  gangue  qui  facilite  beaucoup  la 
fusion  de  l'oxyde  de  fer,  et  môme,  comme  il  est  nécessaire,  pour 
que  cette  fusion  s'opère  bien,  que  le  fondant  soit  composé  de  cer- 
taines proportions  de  craie  et  d'argile,  d's^près  un  premier  essai,  on 
ajoute  à  la  mine  bocardée  et  lavée  celle  de  ces  deux  substances  qui 
parait  ne  pas  y  être  en  proportion  suffisante.  Quelquefois  la  mine 
de  fer  oxydé  contient  du  soufre  et  de  l'arsenic;  alors  on  la  grille 
avant  d'y  ajouter  le  fondant  :  lorsque  la  mine  est  convenablement 
préparée,  on  procède  à  la  fonte. 

Le  fourneau  qui  sert  à  cette  opération  a  de  10  à  13  mètres  de  hau- 
teur, et  se  nomme,  à  cause  de  cela,  haut  fourneau  {fig.  145).  11  a 
dans  son  intérieur  la  forme  de  deux  cônes  tronqués  appuyés  base 
à  base,  et  de  telle  manière  que  sa  plus  grande  largeur  se  trouve 
êlre  au  tiers  de  sa  hauteur  environ;  il  est  ouvert  par  le  haut,  et 
l'ouverture,  que  l'on  nomme  gueulard,  sert  à  le  charger;  il  est 
terminé  inférieurement  par  un  creuset  en  briques  réfractaires, 
dans  lequel  doit  se  rassembler  la  fonte.  On  remplit  ce  fourneau, 
jusqu'au  tiers,  de  charbon  ou  de  houille  épurée,  dont  on  active 
lacoDibustion  au  moyen  d'énormes  soufflets,  ou  d'autres  puissants 
appareils  de  ventilation;  bientôt  après  on  y  ajoute  par  pelletées 
^  alternativement  de  la  mine  préparée  et  du  charbon  ;  on  en 
remplit  le  fourneau  et  on  l'entretient  dans  cet  état  en  y  versant  de 
nouvelles  matières  à  mesure  que  celles  qui  s'y  trouvent  descen* 
dent,  par  suite  de  la  combustion  et  de  la  fusion  qui  s'opèrent, 
dans  la  partie  soumise  À  l'action  des  soufflets. 

Voici  ce  qui  se  passe  dans  cette  opération  :  l'acide  carbonique 
de  la  craie  se  dégage  ;  la  chaux  se  combine  à  la  silice  et  à  l'alu- 
Qùne  qui  composent  l'argile,  les  fond  et  détermine  aussi  la  fusion 
d'une  certaine  quantité  d'oxyde  de  fer.  Mais  la  plus  grande  partie 
de  celui-ci  est  réduite  à  l'état  métallique,  soit  par  l'oxyde  de  car- 
l^one  qui  provient  de  l'action  du  charbon  sur  l'acide  carbonique 
de  la  craie,  soit  par  celui  qui  se  forme  directement  par  la  com- 
bustion incomplète  du  charbon.  Cet  oxyde  de  carbone  repasse 
ainsi  à  l'état  d'acide  carbonique,  est  réduit  de  nouveau  à  l'état 
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d'oxyde  de  carbone  par  le  conlacl  du  charbon,  el  peut  ainsi  servir 
à  plusieurs  réductions  successives  du  minerai,  avaul  de  s'échapper 
par  l'ouverture  supérieure  du  fourneau.  Cependant  rien  n'empè- 


r*»n  ds  U  tnopci  D,  mnriillmai 
menlide  briqun;  r.,plil<-rori>i«i  H,  creuiel  ]  1,  ouirtgc  ^  K,  iUlig»  ; 
lird  i  ^,  thcminic  du  Kutnlud  ;  0,  Iutiui  de  )■  mtcblnc  iDaffluic  ;  P,  bue. 

che  de  croire,  comme  on  le  pensait  autrefois,  que  la  rédncUC 
du  métal  s'opère  aussi  par  le  contact  direct  de  l'oxyde  da  ft' 
fondu  el  du  charbon.  Quoi  rju'il  en  soit,  le  fer  el  le  verre  qui  p'*' 
vient  de  la  fusion  des  terres,  couicnt  vers  le  creuset  et  le  reB" 
plissent;  mais  ce  verre,  que  l'on  nomme  laitier,  étant  pluslég^ 
que  le  fer,  reste  à  sa  surface  el  s'écoule  par  une  ouverture  pn^' 
quée  au  haut  du  creuset.  Lorsqu'on  juge  que  celui-ci  est  pl^'" 
de  fer,  on  débouche  un  second  trou  percé  au  fond  el  bouché  m"' 
menlanément  avec  de  l'argile,  el  l'on  reçoit  le  métal  dans  o"* 
rainure  creusée  dans  le  sable.  Pendant  le  temps  que  le  fer  coul'i 
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on  cesse  de  souffler  et  de  charger  le  fourneau;  mais  cela  dure  à 
j^-|     peine  un  quart    d'heure,  l'on   recommence  de  suite  l'opéra- 
lioa. 

Le  métal  obtenu  par  cette  opération  se  nomme  fonte  ;  ce  n'est 
pas  du  fer  proprement  dit,  c'est  plutôt  un  carbure  de  fer  mélangé 
d'oxyde  de  fer,  de  laitier  et  de  charbon  non  combiné;  quelquefois 
même  on  y  trouve  du  phosphore,  du  chrome  et  du  cuivre. 

La  fonte  varie  en  couleur,  en  dureté  et  en  bonté,  suivant  la 
nature  de  la  mine  et  le  soin  qu'on  a  apporté  à  l'opération.  En 
général,  la  fonte  la  plus  pâte,  qu'on  nomme  foute  blanche^  est  la 
moins  estimée;  elle  contient  plus  d'oxygène  et  moins  de  carbone 
que  les  autres.  On  distingue  aussi  la  fonte  grisey  qui  est  plus  es- 
timée, et  la  fonte  noirey  qu'un  excès  de  carbone  rend  peu  propre 
à  plusieurs  usages. 

Pour  affiner  la  fonte,  ou  la  convertir  en  fer  malléable,  on  em- 
ploie plusieurs  procédés,  dont  le  plus  ancien,  qui  est  encore  usité, 
consiste  à  se  servir  d'un  autre  fourneau  qui  n'est,  à  vrai  dire, 
qu'un  grand  creuset  que  l'on  remplit  de  charbon,  et  vers  la  sur- 
race duquel  on  dirige  le  vent  de  deux  souffiets.  On  place  au  mi- 
lieu de  ce  charbon  embrasé  l'extrémité  d'un  de  ces  gros  lingots 
(ie  fonte  nommés  gueuses,  et  on  l'y  pousse  à  mesure  qu'elle  fond  : 
k  matière  fondue  se  rassemble  au  fond  du  creuset,  et  bientôt  le 
l'emplit  en  partie. 

Mais  le  vent  des  soufflets  étant  dirigé  sur  le  métal,  le  charbon 
4ui  s'y  trouvait  combiné  ou  môle  brûle,  et  avec  lui  une  certaine 
^juantité  de  fer;  et  comme  l'oxyde  de  fer  qui  se  forme  est  plus 
^Usible  que  le  métal  lui-même,  il  en  résulte  une  matière  presque 
^uide  tenant  comme  suspendu  un  corps  beaucoup  plus  dur  qui  est 
^^  fer;  alors  un  ouvrier  remue  la  matière  avec  une  barre  do  fer 
^u'il  plonge  partout,  pour  rassembler  autour  et  fixer  le  fer  métal- 
^ique;  et  lorsqu'il  en  a  ramassé  une  masse  de  trente  à  trente-cinq 
fciiogrammes,  il  la  soulève  et  la  fait  glisser  sur  un  plan  incliné, 
j Risque  yers  une  grosse  enclume  où  un  lourd  marteau,  dit  mar- 
^^nely  la  bat,  en  rapproche  les  molécules,  et  en  expulse  la  fonte 
interposée.  Lorsque  la  masse  est  déjà  bien  formée  et  consistante, 
^^OQvrier  la  reporte  au  feu,  la  fait  rougir  de  nouveau  et  la  remet 
^ur  Tenclame,  où  alors  elle  se  trouve  frappée  si  vivement  (le  mar- 
tinet, qui  pèse  environ  450  kilogrammes,  tombe  deux  fois  en  une 
^conde),  qu'il  a  le  temps  d'en  former  une  partie  en  une  barre 
plate  et  rectangulaire,  qu'il  achève  enfin  après  avoir  encore  reporté 
au  feu  l'extrémité  non  forgée. 

Propriétés,  —  Voici  les  propriétés  du  fer  tel  qu'on  peut  l'obtenir, 
car  il  n'est  jamais  exactement  pur,  par  la  raison  qu'on  ne  peut 
Ure  autrement  que  d'employer  le  charbon  pour  le  fondre  et  le 
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travailler^  et  qu'il  absorbe  toujours  une  certaine  quantité  de  ce 
corps  combustible. 

Le  fer  est  d'un  blanc  gris  très-éclatant  ;  lorsqu'il  est  poli,  c'est 
le  plus  dur,  le  plus  élastique,  le  plus  tenace  et  peut-être  le  plus 
ductile  de  tous  les  métaux  ductiles;  cependant  il  se  lamine  diffi- 
cilement; il  pèse  7,78;  un  Bf  de  fer  d'un  dixième  dé  pouce 
de  diamètre  (0*,0027)  supporte  un  poids  de  500  livres  avant  qae 
de  se  rompre. 

Le  fer  a  une  saveur  très-marquée  ;  il  a  aussi  une  odeur  parti- 
culière qui  se  développe  par  le  frottement  des  mains  ;  il  est  alti- 
rable  à  l'aimant,  qui  n'est,  comme  je  l'ai  dit,  qu'une  mine  de  fer 
oxydulé,  et  il  est  susceptible  de  devenir  aimant  lui-môme,  soit 
par  le  frottement  d'un  autre  aimant^  soit  spontanément,  lorsqu'il 
se  trouve  placé  dans  quelques  circonstances  particulières.  Le  fer 
n'est  pas  le  seul  métal  qui  jouisse  de  ces  propriétés  :  le  nickel  et 
le  cobalt  les  possèdent  également^  quoique  dans  un  moindre 
degré. 

Le  fer  est  un  des  métaux  les  moins  fusibles,  car  sa  fusion  n'a 
lieu  qu'au-dessus  du  i50*  degré  du  pyromètre  de  Wedgwood. 

Le  fer  se  combine  avec  presque  tous  les  corps  simples  non  mé- 
talliques :  les  plus  importants  de  ses  composés  avec  ces  corps 
sont  ceux  qu'il  forme  avec  l'oxygène  et  le  carbone. 

Indépendamment  de  la  fonte  dont  nous  avons  parlé  plus  haut, 
l'acier  est  encore  une  combinaison  de  fer  et  de  carbone,  mais  qui 
ne  contient  guère  que  0,01  de  ce  dernier  ;  il  est  plus  dur  que  le 
fer,  très-ductile,  très-malléable,  sans  saveur  ni  odeur,  moins  pe- 
sant que  le  fer,  et  susceptible  d'un  poli  parfait.  Il  se  distingue 
surtout  du  fer  par  la  propriété  suivante  :  que  l'on  fasse  rougir 
une  barre  de  fer  et  une  d'acier,  et  qu'on  les  laisse  refroidir  lente- 
ment, elles  conserveront  leurs  propriétés  primitives;  mais  qu'on 
les  fasse  rougir  et  qu'on  les  plonge  dans  l'eau  froide,  le  fer  con- 
servera sensiblement  les  mêmes  propriétés,  tandis  que  l'acier  eo 
acquerra  de  nouvelles  :  il  deviendra  plus  dur,  moins  dense,  plii^ 
élastique,  moins  ductile  et  d'un  grain  plus  fin  qu'auparavant. On 
le  nomme  alors  acier  trempé^  et  il  sert,  comme  on  le  sait,  à  tibn- 
quer  toutes  sortes  d'instruments  tranchants  et  autres. 

Dissolutions.  —  Le  fer  en  dissolution  est  facile  à  reconnaître» 
quoique  la  couleur  des  précipités  qu'y  forment  les  réactifs  tarie 
selon  le  degré  d'oxydation  du  métal.  Lorsqu'il  est  au  nuHÎmv» 
d'oxydation,  il  forme  avec  les  alcalis  un  précipité  blanc  qui  fBSt^ 
de  suite  au  vert  par  le  contact  de  l'air,  ensuite  au  vert  noirâtre» 
enfin  au  rouge.  Il  forme  avec  le  cyanure  ferroso-potassique  od 
précipité  blanc  passant  au  bleu  par  le  contact  de  l'air.  Il  pr^' 
pite  immédiatement  en  bleu  par  le  cyanure  ferrico-potassiqoet 
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il  oe  précipite  pas  par  la  noix  de  galle,  mais  la  liqueur  se  colore 
àTiiren  bleu  violet. 

Le  fer  au  médium  d'oxydation  précipite  en  vert  noir&ire  par  les 
alcalis,  en  bleu  céleste  par  le  cyanure  ferroso- potassique,  en  bleu 
foncé  par  la  noix  de  galle. 

Le  fer  au  maximum  précipita  en  rouge  un  peu  orangé  par  les 
alcalis,  en  bleu  foncé  par  le  cyanure  ferroso-potassique,  en  noir 
par  la  noix  de  galle.  Il  n'est  pas  précipité  par  le  cyanure  ferrico- 
potassique. 

Usages.  —  Les  usages  du  fer  dans  les  arts  sont  trop  connus  pour 
qu'il  soii  nécessaire  de  les  rappeler  ici.  £n  pharmacie,  on  en  pré- 
pare une  poudre  par  porphyrisation,  de  Toxyde  noir  intermé- 
diaire nommé  éth\ops  martial^  de  l'oxyde  rouge  anhydre  et  hydraté, 
des  chlorures,  des  citrates,  des  tartrates,  etc. 
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On  emploie,  depuis  très-longtemps,  dans  la  fabrication  du  verre 
et  des  émaux,  une  substance  noire  et  métalloïde,  que  sa  ressem- 
blance extérieure  avec  quelques  mines  de  fer  magnétique  avait  fait 
Jàommev  magnesiamigra  ou  magnésie  noire.  Mais  la  nature  en  était 
encore  inconnue,  lorsque  Scheele  la  décrivit  comme  un  oxyde 
métallique  pai  ticulier.  Gahn  parvint  ensuite  à  en  extraire  le  métal. 
Le  manganèse,  tel  qu'on  peut  l'obtenir  en  réduisant  son  oxyde 
par  le  charbon,  et  très- probablement  carburé  comme  le  fer,  est 
un  métal  blanc,  un  peu  gris,  cassant,  et  tellement  dur  qu'il  raie 
l'acier  trempé.  Il  pèse  8,03  et  est  plus  difficile  à  fondre  que  le  fer. 
Il  s'oxyde  à  l'air  et  ne  peut  se  conserver  que  sous  le  naphte  ;  il 
décompose  l'eau,  môme  à  la  température  moyenne  de  l'air,  et  se 
rapproche  beaucoup  des  métaux  terreux  et  alcalins  par  sa  forte 
afûnité  pour  l'oxygène  :  aussi  se  trouve-t-il  placé  presque  immé- 
diatement avant  eux,  dans  l'ordre  naturel  que  nous  avons  adopté. 
Le  manganèse  se  combine  en  six  proportions  avec  l'oxygène, 
et,  comme  la  distinction  précise  de  ses  oxydes  est  nécessaire 
pour  bien  comprendre  les  propriétés  de  ceux  qui  se  trouvent 
dans  la  nature,  nous  allons  en  dire  quelques  mots. 

1*  Protoxyde  de  manganèse  ou  oxure  manganeux,  —  Est  blanc  à 
l'état  d'hydrate,  et  vert  lorsqu'il  est  anhydre;  obtenu  en  faisant 
agir  l'hydrogène  sur  les  autres  oxydes.  Il  contient  1  molécule 
d'oxygène  et  1  molécule  de  métal,  ou  MnO. 

2»  Oxyde  rouge  de  manganèse  ou  oxure  manganoso-manganique.  — 
Est  d'un  rouge  noirâtre  en  masse,  et  d'un  rouge  de  colcothar  en 
poudre;  obtenu  par  la  câlcination  du  bioxyde  de  manganèse  à 
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une  Irès-forle  chaleur.  11  est  formé  de  MnO  +  Mn^O^  ==  Mn^'. 
11  répond  à  Télhiops  marlial  ou  fer  oxydulé  dès  minéralogistes. 

3*  Sesquioxyde  de  manganèse  ou  oxure  mon^ait^yMtf = Mn*0*.  —  Il 
répond  au  sesquioxyde  de  fer  ;  iL  est  brun-noirâtre,  et  se  produit 
en  chauffant  le  bioxyde  au  rouge;  mais  lui-même  se  décompose 
au  rouge  blanc,  et  se  transforma  en  oxure  manganoso-mangani- 
que,  qui  est  la  plus  forte  réduction  que  la  chaleur  seule  puisse 
faire  éprouver  aux  oxydes  supérieurs  de  manganèse. 

4*  Bioxyde  de  manganèse  y  sur-oxure  manganique,  peroxyde  de  man- 
ganèse de  beaucoup  de  chimistes,  oxyde  noir  de  manganèse  du  com- 
merce. —  C'est  le  plus  important  des  oxydes  du  manganèse,  par 
ses  nombreux  usages  dans  les  arts  chimiques;  il  existe  eD  abon- 
dance dans  la  nature;  il  est  noir  et  donne  une  poudre  noire;  à  la 
chaleur  rouge,  il  se  décompose  d'abord  en  sesquioxyde,  puis  en 
oxyde  manganoso-manganique.  L'acide  chlorhydrique  concentré 
le  dissout  à  froid,  en  le  ramenant  à  l'état  de  sesqui-oxyde,  déga- 
geant du  chlore,  et  formant  un  dissoluté  d'un  rouge  de  sang  foncé. 
Par  l'action  de  la  chaleur,  la  réduction  de  l'oxyde  continue,  il  se 
dégage  de  nouveau  du  chlore  et  la  liqueur  devient  entièrement 
incolore.  Alors  elle  contient  du  proto-chlorhydrate  et  du  proto- 
chlorure de  manganèse,  et  précipite  en  blanc  par  les  alcalis.  Mais 
le  précipité  se  colore  Irès-promplement  en  absorbant  l'oxygène 
de  l'air. 

Après  le  bioxyde  de  manganèse,  on  connaît  encore  deux  degrés 
d'oxygénation  plus  élevés,  qui  ont  reçu  les  noms  d'acide  mangant- 
que  et  d'acide  oxymanganique.  Le  premier  parait  formé  de  MnO*. 
On  lui  donne  naissance  en  fondant  dans  un  creuset,  à  l'air 
libre,  le  bioxyde  de  manganèse  avec  de  la  potasse  caustique. 
L'oxyde  absorbe  l'oxygène  et  constitue  du  manganate  de  potasse 
vert,  lequel,  dissous  dans  l'eau,  passe  au  violet,  puis  au  rouge,  et 
finit  par  devenir  incolore  :  de  là  le  nom  de  caméléon  minéral. 

L'acide  oxymanganique  se  forme  lorsqu'on  décompose  le  ca- 
méléon vert  par  Tacide  sulfurique.  Il  est  volatil,  et  donne  une 
vapeur  violette  ;  il  paraît  formé  de  Mn^O'^. 

Ces  détails  préliminaires  étaient  utiles  pour  comprendre  les 
propriétés  des  composés  naturels  du  manganèse,  qui  vont  main- 
tenant nous  occuper. 

Le  manganèse  se  trouve  sous  sept  états  principaux  dans  la  terre  : 
sulfuré,  oxydé,  phosphaté,  tungstaté,  tantaiaté,  carbonate^  silicate. 

Ifanipanëse  sulfuré. 

Minéral  noirâtre,  d'un  aspect  terne  et  terreux,  mais  acquérant 
un  peu  d'éclat  par  l'action  de  la  lime.  Sa  poudre  est  d'un  vert 
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obscur.  Il  est  facile  à  entamer  avec  le  couteau;  mais  il  s'égrène 
et  ne  se  coupe  pas.  Il  dégage  de  l'acide  sulfureux  au  chalumeau  et 
ne  s'y  fond  pas.  Chauffé  avec  un  alcali,  il  le  colore  en  vert  foncé. 
L'acide  sulfurique  en  dégage  du  sulfide  hydrique  ;  la  liqueur  pré- 
cipite en  blanc  par  les  alcalis  et  par  le  cyanure  ferroso-potassi- 
que*  Analyse  par  Ârfwedson  : 

Soufre 37,00  i  molécule  =  36 j77 

Manganèse 61,10  4  —      =63,23 

Trouvé  à  Nagyag,  où  il  accompagne  le  manganèse  carbonate  rose, 
qui  sert  de  gangue  è  Tor  tellure.  Il  existe  aussi  dans  le  Cornouailles 
et  au  Mexique. 

Un  bisulfure  de  manganèse,  répondant  à  la  formule  MnS^  a  été 
trouvé  dans  une  mine  de  soufre  à  Kalnika,  en  Hongrie.  11  est  en 
cristaux  du  système  régulier.  Sa  dureté  est  celle  du  spath  fluor  ; 
sa  densité  égale  3,463.  On  lui  a  donné  le  nom  de  hauérite, 

llaii|r<^nèse  oxydé. 

La  détermination  des  oxydes  de  manganèse  naturels  est  diffi- 
cile à  établir,  parce  qu'il  en  existe  trois  qui  sont  souvent  mélan- 
gés ensemble,  et  qui>  de  plus,  sont  presque  toujours  hydratés  ou 
combinés  à  de  la  baryte,  de  la  silice,  de  l'oxyde  de  fer,  etc. 

Ce  que  j'ai  dit  delà  grande  tendance  du  protoxyde  de  mangi- 
lièseà  s'oxygéner  doit  faire  comprendre  qu'il  ne  peut  pas  exister 
dans  la  terre;  mais  l'oxure  manganoso-manganique  (Mn'O^) 
existe  presque  pur  dans  un  minéral  qui  a  reçu  le  nom  à^hausma- 
nUe^  lequel  est  formé,  d'après  l'analyse  de  Turner,  de  : 

Oxure  manganoso-manganiquc 98,09 

Oxygène  en  excès 0,21 

Baryte 0,  !  I 

Eau.... 0,4i 

Silice 0,34 

99,  lî) 

L'oxure  manganoso-manganique  est  noir-brunâtre,  à  poussière 
d'un  ronge  brun.  Il  cristallise  en  octaèdres  aigus  à  base  carrée, 
ou  en  petites  houppes  composées  de  fibres  divergentes  très-fra- 
giles; on  le  trouve  aussi  en  petites  masses  lamellaires  ou  en 
petites  masses  friables,  d'un  rouge  violet.  Il  pèse  4,3  à  4,7  ;  il 
raye  la  chaux  phosphatée  et  est  rayé  par  le  feldspath.  11  est  in- 
fusible au  chalumeau  et  donne  un  verre  violet  avec  le  borax.  Il  est 
très-rare,  bien  qu'il  existe  probablement  dans  plusieurs  mines 
de  manganèse;   mais  on  n'est  encore  bien  certain  de  l'avoir 
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trouvé  qu'à  Ihlefeld,  au  Harz,  mêlé  à  Toxure  manganique.  Il  ne 
peut  servir  à  la  préparation  de  l'oxygène  par  le  feu.  Traité  par 
l'acide  chlorhydrique,  il  ne  dégage  que  V^  ^^  1^  quantité  de 
chlore  fournie  par  le  peroxyde. 

Nous  arrivons  à  Voxure  manganique  (Mn*0'),  que  l'on  trouve  oh- 
hydre  et  hydraté.  Sous  le  premier  état,  les  minéralogistes  lui  don- 
nent le  nom  de  braunite^  et,  sous  le  second,  celui  à'acerdèse.  Je 
crois  vraiment  que  la  minéralogie  deviendrait  plus  facile  et  plus 
agréable  à  étudier,  si  au  lieu  de  reculer  ainsi  jusqu'aux  noms 
insignifiants  ou  mystiques  des  alchimistes,  on  revenait  aux  prin- 
cipes de  Lavoisier,  de  Guyton,  de  Haûy,  et  des  autres  hommes 
qui  ont  tant  illustré  les  sciences  chimiques  à  la  un  du  siècle  der- 
nier, et  si  Ton  disait  : 

Manganèse  sulfuré  au  lieu  de  Alabandine, 

—  oxydulé  —        Hausmanile, 

—  sesquioxydô  —        Braunite, 

—  oxydé  hydraté  —        Acerdèse, 

—  bioxydé  —        Pyrolusito, 

—  oxydé  barylifère        —        Psilomélane, 

—  —     ferrifère         —       Newkirkite,  etc. 

Manipanète  sei^iiioxydé. 

Cet  oxyde  est  d'un  noir-brun,  médiocrement  éclatant  et  à  pous- 
sière brune.  11  pèse  de  4,75  à  4,8:2;  il  est  fragile,  mais  assez  dur 
pour  rayer  le  feldspath.  Sa  forme  la  plus  habituelle  est  celle  d'un 
octaèdre  presque  régulier,  dont  les  angles  dièdres  sont  de  109*53' 
et  108**  39'.  On  le  trouve  également  sous  forme  d'octaèdre  très- 
aigu,  soit  simple,  soit  terminé  par  un  poinlement  obtus  appar- 
tenant à  l'octaèdre  précédent,  en  trapézoèdre  allongé,  etc. 

Le  manganèse  sesquioxydé  est  rarement  exempt  d'un  peu 
d'eau,  qu'il  perd  à  la  chaleur;  à  une  chaleur  plus  forte,  il  perd 
3  pour  100  d'oxygène  et  se  change  en  oxure  manganoso-manga- 
nique  ;  il  est  infusible  au  chalumeau,  et,  de  même  que  tous  les 
oxydes  de  manganèse,  il  donne,  avec  le  borax,  un  verre  limpide 
et  incolore  au  feu  de  rédaction,  et  d'un  violet  foncé  au  feu  d'oxy- 
dation. L'acide  chlorhydrique  concentré  le  dissout  complète- 
ment, avec  dégagement  de  la  moitié  de  chlore  que  produirait  le 
bioxyde.  L'analyse  de  cristaux  provenant  d'Elgersburg  (Saxe-Co- 
bourg)  a  donné  à  M.  Turner  : 

Sesquiôxure  de  manganèse....  96,79 

Baryte 2,26 

Eau 0,95 

Silice. traces. 
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On  a  admis  pendant  quelque  lemps^  comme  formant  un  sili- 
cate particulier  de  manganèse,  et  sous  le  nom  de  marceliney  un 
minéral  trouvé  à  Saint-Marcel,  en  Piémont,  qui  présente  les 
mêmes  formes  cristallines  que  la  braunile,  mais  qui  conlient  de 
6  à  26  pour  iOO  de  silice.  On  admet  aujourd'hui  que  la  marceline 
est  un  simple  mélange  de  sesquioxyde  de  manganèse  et  de  silicate 
manganeux. 

Maii|r>^nèse  oxydé  hydraté. 

Cet  hydrate  cristallise  en  prisme  droit  rhomboïdal  de  99''  49'  et 
M*  20".  Mais  ses  cristaux  les  plus  ordinaires  sont  hexaédriques  ou 
camielésy  par  l'addition  de  facettes  latérales.  Il  est  d'un  gris  de 
fer  et  très-éclatant  ;  il  pèse  4,328,  est  assez  dur  pour  rayer  la 
chaux  carbonatée,  et  fournit  beaucoup  d'eau  à  la  distillation.  11 
donne  une  poudre  brune.  Cette  substance  cristallisée  est  un 
hydrate  manganique  parfaitement  pur,  ainsi  qu'il  résulte  de 
l'analyse  d'Arfwedson  faite  sur  des  cristaux  d'Undnaes,  en 
Suède,  et  de  celles  de  Gmelin  et  de  Turner  faites  avec  l'hydrate 
cristallisé  d'Ihlefeld,  au  Harz. 

Sesquioxurc  de  manganèse 89,9        1  molécule. 

Eau 10,1        { 

Formule  :  Mn*0»  +  H«0. 

Le  manganèse  hydraté  se  trouve  aussi  très-souvent  sous  forme 
mamelonnée,  stalactitique,  dcndritique  ou  terreuse;  il  est  alors 
tendre^  noirâtre,  tachant  les  doigts  et  le  papier,  mais  toujours 
impur  et  plus  ou  moins  mélangé  de  bioxyde  de  manganèse, 
<l'oxyde  de  fer  hydraté,  d'argile,  etc. 

Le  manganèse  oxydé  hydraté  est  très-commun;  mais  il  a  été 
longtemps  méconnu  et  pris  pour  du  bioxyde,  dont  il  est  essentiel 
de  le  distinguer,  si  Ton  veut  éviter  des  mécomptes  dans  la  fabri- 
cation du  chlore  et  des  chlorures  d'oxydes. 

Manipanèse    bioxyde. 

Oxyde  noir  de  manganèse^  pyrolusite,  —  Cet  oxyde  cristallise  en 
prisme  droit  rhomboïdal  de  93"*  40'  et  86""  âO'  ;  mais  il  se  présente 
le  plus  ordinairement  en  masses  composées  d'aiguilles  grossières, 
dirigées  obliquement  dans  tous  les  sens,  ou  en  masses  amorphes 
et  métalloîies.  Il  pèse  de  4,82  à  4,94.  H  est  moins  dur  que  le 
manganèse  hydraté  et  raie  à  peine  la  chaux  carbonatée;  pcul- 
^Ire  même  ne  la  raie-t-il  que  lorsqu'il  est  mélangé  d'hydrate.  II  a 
^Qe  couleur  plus  foncée  que  celui-ci  et  donne  une  pou  Jre  noire, 
Il  est  infusible  au  chalumeau  et  se  dissout  dans  le  borax,  avec  un 
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vif  dégagement  d'oxygène  el  en  formant  un  verre  violet.  Il  est 
composé  de  63,36  de  manganèse  et  de  36,64  d'oxygène,  dont  il 
peut  perdre  le  tiers,  ou  12,21,  par  l'action  d*une  forte  chaleur; 
mais  il  n'est  jamais  pur  dans  la  nature.  Le  plus  pur,  provenaot 
du  Devonshire,  a  donné  à  Turner  : 

Bioxurede  manganèse 97,84 

Baryte 0,53 

Equ i,{2 

Sitice 0,5i 

Le  manganèse  bioxydé  le  plus  estimé  dans  le  commerce  vient 
surtout  du  Harz,  groupe  de  montagnes  situé  en  Allemagne,  entre 
les  villes  de  Brunswick,  de  Gottingue  et  d'Erfurt.  Il  donne  tou- 
jours un  peu  d'eau  à  la  calcination,  et  forme  avec  Tacide  chlorhy- 
drique  un  dissoluté  vert  qui  contient,  outre  le  manganèse,  du  fer, 
du  cuivre  et  de  la  baryte.  Il  laisse  un  résidu  assez  abondant  com- 
posé de  sulfate  de  baryte  et  de  silice.  La  quantité  de  baryte  dis- 
soute par  l'acide  est  fort  petite.  Il  n'en  est  pas  de  mômeavecla 
plupart  des  oxydes  de  manganèse  de  France,  qui  peuvent  être 
considérés  comme  de  véritables  combinaisons  de  peroxyde  de 
manganèse  et  de  baryte,  mélangés  de  sesquioxyde  hydraté.  Tel 
est  celui  de  la  Romanècbe  (Saône-et-Loire)  (1),  qui  a  doonéà 
Berthier  : 

Bioxure  de  manganèse .^2,2 

Sesquioxure  de  manganèse 25,3 

Baryte 16,5 

Eau 4 

Matières  insolubles 2 

Le  manganèse  barytifère  se  présente  sous  forme  massive  oo 
concrétionnée  ;  il  possède  un  éclat  métallique  teme^  une  couleur 
grise  et  une  pesanteur  spécifique  de  4,115.  Il  raie  le  fluorure  de 
calcium,  dont  il  contient  souvent  des  veines  colorées  en  rose 
violàtre.  Il  forme  avec  l'acide  chlorhydrique  un  dissoluté  ineolortt 
qui  précipite  fortement  par  le  sulfate  de  soude. 

On  emploie  également  en  France  une  grande  quantité  d'oo 
oxyde  de  manganèse  très-impur,  exploité  dans  les  environs  d^ 
Périgueux.  Il  est  amorphe,  très-pesant,  ayant  extérieurcmaûl 
l'aspect  d'un  fer  hydroxydé;  mais  sa  cassure  est  d'un  gris  oûir 
foncé  et  terne.  Il  est  fort  dur  et  difficile  à  pulvériser.  Berthier^ 
a  retiré  : 

(1)  La  môme  combinaison  barj'tiquc  (psilomélaiie)  Bcud.,  se  trooTeàNiil»** 
à  Krzbcrg,  au  Harz. 
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Bioxare  de  manganèse 54,07 

Sesquioxure  de  manganèse '.  i 7,53 

Baryte 4,60 

Oxure  ferrique 6,80 

Eau 7 

Malière  insoluble 10 

100,00 

On  troQYe  des  oxydes  de  manganèse  tendres,  noirs  et  terreux, 
qui  nous  présentent  le  biozyde  combiné  à  un  nombre  plus  ou 
moins  considérable  de  bases  monoxydées  :  lels  sont,  outre 
la  baryte,  la  potasse,  la  cbaux,  la  magnésie,  Toxyde  cobalteux 
et  l'oxyde  cuivrique.  Un  oxyde  de  manganèse  aicalif&re  de 
Gy  (Haule-Loire),  analysé  par  Ebelmen,  contient  6,55  de  baryte 
et  4^05  de  potasse,  et  a  pour  formule  : 

(Po,Ba,Mg)  Mn  +  7Mn. 

Le  manganèse  hioxydé  cuprifère  de  Kamsdorff  contient  14,67 
d*oxure  cuivrique,  de  Toxure  manganeux,  de  la  chaux,  et  a  pour 
formule  : 

RMn*-h2Aq. 

Un  cobalt  noir  terreux  de  la  môme  localité  contient  : 

Oxygène. 

Oxure  manganeux 40,05  8,98  j       . 

Oxygène  en  excès 9,47  9,47  )  ^  ^'*^ 

Oxure cobalteux 19,45  4,i4|    „  ^, 

—  culYrique 4,35  0,87 1    ^'"* 

—  ferrique 4,56         »           » 

Baryte 0,59         »           » 

Potasse 0,57         »           » 

Eau 21,24         »       18,88 

llaii|paiiè«e  pkospkaté. 

Ce  composé  n'a  été  trouvé  jusqu'ici  que  combiné  au  phosphate 
de  fer,  et  en  diverses  proportions,  constituant  trois  espèces  qui 
appartiennent  aux  roches  primitives  (granité  et  pegmalile)  des 
environs  de  Limoges.  La  première  espèce,  nommée  triplite,  est 
une  substance  massive,  brun-noirâtre,  ayant  un  éclat  gras  et 
féâineux,  et  susceptible  de  clivage  parallèlement  aux  pans  d'un 
prisme  droit  rectangulaire.  Elle  pèse  3,45  à  3,77  ;  elle  raie  le 
ûuonirc  calcique,  mais  est  rayée  par  la  feldspath.  Elle  est  facile- 
lûent  fusible  au  chalumeau  en  un  globule  noir  magnétique.  Elle 
forme  une  frite  vitreuse  verte  avec  le  carbonate  de  soude.  Elle 
est  formée,  d'après  l'analyse  de  Berzelius,  de  : 
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Oxjgèoe. 

Acide  phosphorique 32,78  18,36  5 

Oxure  ferreux 3i,90  7,Î6  2j 

—      manganeux 32,60  7,15  2) 

Phosphate  de  chaux 3,20         » 


•  • 


Formule  :  Fe^  P  +  Mn*  P  ou  (FeMn)*R 

Hétè'osUe.  —  Substance  d'ua  gris  bleuâtre,  d'un  éclat  gras,  se 
clivant  suivant  les  faces  d'un  prisme  rhomboïdal  d'environ  400  de- 
grés ;  s'altérant  à  l'air  en  prenant  une  belle  couleur  violette.  Elle 
pèse  3,52  et  raie  le  verre,  mais  non  le  quartz.  Elle  donne  de  l'eau 
à  la  calcination.  Elle  contient,  d'après  Dufreuoy  : 

Oxygène. 

Acide  phosphorique 41,77  23,40  6 

Oxure  ferreux 34,89         7,94  2)3 

—    manganeux 17,57          3,85  1) 

Eau 4,40         3,91  1 

Silice 0,22           »     .  » 


%         •  .  •  •       •  • 


Formule  :  2Fe»  P*  +  Mn»P^+  5Aq.  ou  3  /Fe»\  P»  -f  5Aq 


Q 


Hureaulile.  — Substance  jaune-rougeâtre,  à  cassure  vitreuse, 
cristallisant  en  prismesobliques rhomboïdaux de  117*30' et60*  30'. 
Elle  pèse  2,27,  raie  le  carbonate  de  chaux  et  est  rayée  par  le 
iluate.  Elle  donne  de  l'eau  par  la  calcination,  se  fond  au  chalu- 
meau, etc.  Dufrenoy  en  a  retiré  : 


10 


Oxygène.         Rapport. 

Acide  phosphorique 38  21,19            20 

Oxure  ferreux 11,10  2,52 

—    manganeux 32,85  7,21 

Eau 18  16                  15 

Formule  :  2  /Mn»\  P«  4-  15Aq. 


/Mn»\ 
\Fe  / 


Triphylline  ou  fer  phosphaté  mangano-lithifère,  —Cette  substance 
forme  une  veine  dans  un  terrain  ancien,  à  Bodeumais,  en  Ba> 
vière.  Elle  est  en  masses  lamelleuses,  ayant  trois  clivages,  dont 
deux,  plus  faciles,  forment  un  angle  de  132  degrés  environ.  Elle 
est  d'un  gris  bleuâtre,  comme  Thétérpsite,  à  laquelle  elle  res- 
semble beaucoup  ;  mais  elle  ne  parait  pas  changer  de  couleur  à 
l'air.  Elle  pèse  3,6,  fond  au  chalumeau  en  une  perle  noirei  qui. 
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chauffée  de  nouveau,  laisse  une  scorie  atlirable  à  l'aimant.  Com- 
posîlioQ,  d'après  l'analyse  de  M.  Fuchs  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  pbosphorique 42,64  X  i .  H 1  =  47             1 

Oxure  ferreux 49,16  X  2,222  =  109 

—  manganeux .-..  4,75  x  2,191  =  11}    39    3 

—  lilhique 3,45  x  5,545  =  \l) 

•  • 

Foi-mule  :  (Fe,Mn,Li)»  P. 

Télraphylliney  substance  analogue  à  la  précédente,  mais  de  for- 
mule différente,  trouvée  par  M.  Nordenskcold,  àKeid,  en  Pin- 
lande.  L'analyse  a  donné  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  phosphorique ....  42,60  x  1 , 1 H  =  47                  2 

Oxure  ferreux 38,60  x  2,222  =  85,8j 

—  manganeux 12,10  x  2,l9i  =  26,5    ,.-«    ^ 

—  magnésique 0,17  x  3,87  =  0,7  (       »*^ 

—  lilhique 0.82  x  5,5^5  =  4,5) 

d"où  l'on  tire  très-exactement  (Pe,  etc,)^  P^. 

Manganèse  ei  fer  fluo-pliosphat  es,  eisen-apatite.  —  Je  place  encore 
Jci  un  minéral  qui  provient  de  Zwisel,  en  Bavière.  Il  est  en  masses 
l^melleuses  et  d'un  éclat  gris,  qui  se  rapprochent  beaucoup  en 
apparence  de  la  triplite;  mais  la  composition  en  est  Irès-remar- 
cjuable,  en  ce  que  c'est  un  fluo-phosphale  de  la  môme  formule 

quelesfluo-phosphalesde  plomb  et  dechaux(3M''^P  -f  MF^).  Aussi 
Id.  Fuchs  lui  a-t-il  donné  le  non  de  eisen-apalùe,  ce  qui  veut  dire 
Qpatite  de  fer.  Il  esl  formé  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  phosphorique 3o,60  x  1,111  =  39,5  3 

Oxure  ferreux 35,14  x  2,222  =  8i,3).  ^ 

—  manganeux 20,3i  X  2,194  ==  44,6)''^'' 

Fer 4,76  x  2,857  =  13,6  1 

Huor 3,18  X  8,496  =  27  2 

Silice 0,60 

• . 

Formule  :  3(Fe,Mn/  P  -+-  FcF». 


llaiiipaBèM  tanssUié  ou  ^irolfrani. 

De  même  que  les  précédents,  ce  minéral  est  un  sel  double  de 
^er  el  de  manganèse  et  de  propriétés  analogues.  Il  esl  noir,  doué 
d'un  éclat  demi-métallique,  à  poudre  d'un  violet  sombre  ou  d'un 
bruQ-rougeàtre.  Il  cristallise  en  prismes  courts  et  très-compli- 

GviMMimT,  Drogues,  7«édif.  T.  !•  —  ÎO 
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qués,  qui  dérivent  d'un  prisme  rhomboïdal  droit  dans  lequel  Tic^ 
cidence  des  faces  latérales  est  de  102*"  210'. 

Il  estdifûcilemenl  fusible  au  chalumeau  en  un  bouton  noiri 
surface  cristalline  ;  il  se  dissout  dans  Tacide  chlorhydrique,  eo 
laissant  une  poudre  jaune  d'acide  tungstique. 

Le  wolfram  serait  formé,  d'après  l'analyse  de  Berzélius,  de  : 

Oxygène. 

Acide  tungsUque 78,775  15,93  12 

Oxure  ferreux 18,320           4,17  3 

—    manganeux 6,220           1,36  1 

Silice 1,250             »  » 

104,565 

Formule  :  3Fe  Tg  4-MnTg. 

Mais,  en  raison  de  l'augmentation  de  poids  donné  par  l'ana- 
lyse, augmentation  que  M.  Schaffgostch  a  trouvée  constante,  ce 
dernier  chimiste  pense  que  le  tungstène  se  trouve  dans  le  minéral 
à  l'état  d'oxyde  tungstique.  Il  a  trouvé  de  plus  trois  proportions 
différentes  entre  les  deux  tungstites  qui  constituent  le  minéral, 
ainsi  qu'on  le  voit  par  les  analyses  suivantes: 


DE  Montevideo 

et  de 
EHmnnrmiKDnsDORP. 

WOLFRAM 

Chantbloi'db. 

ZlRMWàL». 

Acide  tungstique 

Oxure  ferreux 

—     manganeux... 

75,99 

19,20 

4»8S 

76 

17,95 
6,05 

75,62 

9,51 

H,8a 

Ce  qui  répond  à 

4Feïg+MnTg 

SFeTg+MnTg 

IFeTg+SMaiff 

Le  wolfram  appartient  aux  terrains  de  cristallisation  les  plos 
anciens,  tels  que  ceux  de  gneiss  et  de  pegmatite,  ob  il  se  troofe 
engagé  dans  les  filons  de  manganèse.  Il  se  trouve  aussi  dansdilK- 
rents  gîtes  métallifères,  notamment  dans  ceux  d'étain.  On  le  ren- 
contre principalement  dans  le  département  de  la  Haute-Yieone, 
dans  le  Gornouailles,  en  Ecosse,  en  Saxe,  en  Bohême,  etc. 


Ce  composé  ne  se  trouve  dans  la  nature  qu'allié  au  tantalatede 


MANGANÈSE  TANTALATÉ.  307 

'f  et  même  la  proportion  de  celui-ci  étant  généralement  plus 
iode  que  celle  du  premier,  le  minéral  pourrait  à  bon  droit 
•ndre  place  dans  la  famille  du  fer,  si  la  présence  du  manganèse 
loi  imprimait  un  caractère  de  ressemblance  avec  les  espèces 
€édenles  qui  en  rend  le  rapprochement  naturel.  Ce  tantalate 
ib!e  porte  le  nom  de  tantalite;  il  contient  presque  toujours  de 
ide  stannique,  quelquefois  de  Tacide  tungstique,  et  très-sou- 
tune  petite  quantité  de  chaux  et  d'oxyde  de  cuivre.  Enfin, 
si  que  je  l'ai  déjà  exposé  (p.  203),  M.  H.  Rose  a  démontré  que 
minéraux  qui  jusqu'alors  avaient  porté  e  nom  de  tantalite 
contenaient  pas  tous  le  même  acide,  et  notamment  que  le  tan* 
te  de  Bavière  contenait  deux  acides  métalliques  particuliers, 
quels  il  a  donné  les  noms  A'acide  niobique  et  d'acide  pélopique. 
naljse  a  montré  de  plus  que  ces  minéraux  étaient  formés  de 
iportions  différentes  d'acides  et  de  bases  ;  de  sorte  qu'il  con- 
it,  sous  tous  les  rapports,  d'en  former  des  espèces  distinctes. 

Tantalite  de  Suède. 

linéral  noirâtre,  assez  éclatant,  à  cassure  inégale  ou  con- 
ifde,  assez  dur  pour  rayer  le  verre,  mais  non  le  quartz  ;  pesant 
7,05  à  7,9.  Sa  poudre  est  d'un  brun  cannelle  ou  d'un  rouge 
n  foncé;  il  est  infusible  au  chalumeau,  et  donne  avec  la 
de  une  fritte  verte  qui  indique  la  présence  du  manganèse. 
ïC  le  borax,  on  obtient  un  verre  jaunâtre  comme  avec  lesf  ftii- 
ais  de  fer.  On  le  trouve  en  cristaux  mal  conformés  qui  parais- 
t  être  des  prismes  rhomboïdaux;  ou  amorphe  et  en  petits  nids 
pigés  dans  la  pegmatite,  comme  à  Kimito,  en  Finlande  ;  à 
Kldbo  et  à  Finbo,  dans  les  environs  de  Fahlum,  en  Suède. 
e  analyse  faite  par  Berzélius,  sur  le  tantalite  de  Kimito,  a 
mé: 

Rapports  moléculaires. 

Acide  tantaUque 85,85  X  0,5755  ==  49,4  ,  „^  ^        ^ 

-.      stannique 0,80»  X  i,069    --    0,9  r"'^ 

Oxure  ferreux 12,94x2,222    =28,8i 

—      manganeux 1,60x2,194    =    3,5>:i3,9        2 

Chaux 0,56X2,857     =    ifi\ 


•  •• 


Formule  :  Fe*T». 
Autres  analyses  : 

U.,            Rapp.  moléc.    lU.     Rapp.  moléc.  IV.  Rapp.  rooléc. 

aO«. . .     83,44            48        83,2  ( , ^  ..  66,90  38,6 ,  „^  ^       , 

n0«..,        p               .»           0,6 r^>^  16,75  17,9  !  ^^>^       ^ 

eO....     13,75)          ,^          '^»^!^9  M9  15,3 

IdO...       1,12)          ^"^          7,4  r^  7,16  15,7j38          2 

«0....         »                              »  2,40  6,9 
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II.  Tantalite  de  Finlande^  par  M.  Nordenskcold. 

III.  Tantalite  de  Kimito,  par  Berzéiius. 

IV.  Tantalite  de  FinbOy  par  Berzéiius. 

Ces  analyses  conduisent  encore  très-exactement  à  lamèmefo^ 
muIeM^Ta^  seulementcellen^llnous  offre  du  tantalate  de  Ter  près- 
que  pur;  la  troisième  est  composée,  par  parties  égales,  de  tantalate 
de  fer  etde  manganèse;  et  la  dernière  nous  offre  le  même  sel  dou- 
ble dans  lequel  une  partie  notable  d*acide  tantalique  est  remplacée 
par  de  Tacide  stannique.  Rien  ne  prouve  mieux  que  ces  analyses 
h'somorphisme  de  ces  deux  acides  métalliques.  Cependant  il 
résulte  d'autres  analyses  citées  ou  données  par  M.  H.  Rose(i)i 
que  le  rapport  des  acides  aux  bases  peut  être  différent.  Ainsi, 
(leuxanalyses  du  tantalite  deFamela  données  par  M.  Rose,  et  trois 
analyses  de  tantalite  de  Broddbo,  dans  lesquelles  l'acide  tungsti* 
que  remplace  en  partie  aussi  l'acide  tantalique,  conduisent  à  la 


••     ••• 


formule  M^M^  ou  M^  (M,M)^.  Enfin  une  analyse  de  tantalite  de 

Famela,  par  M.  Wornum,  d'accord  avec  deux  anciennes  analyses 

de  lanlalite  de'  Suède  par  Klaproth  et  Wollaston,  nous  oITre  la 

•    •• 
formule  M^M*. 

Tantalite  de  Bavière  ou  Balerine, 

Aussi  appelée  columbite  etniobite.  —  Substance  d'un  noir  bru- 
nâtre et  d'un  éclat  demi-métallique  comme  la  prédédente  ;  mais 
sa  pesanteur  spécifique  est  plus  faible  et  varie  de  5,47  à  6,46,  et 
elle  cristallise  en  prisme  droit  rhomboïdal  de  120  degrés  en?iroD 
dans  lequel  un  des  côlés  de  la  base  est  à  la  bauteur  à  peu  près 
comme  les  nombres  25  et  26.  On  la  trouve  disséminée  dans  un 

micaschiste,  àBodenmais,  en  Bavière.  Les  anaylsesqui  en  ont  été 

•      •      •• 
faites  cond  uisent  à  Tune  ou  à  l'autre  des  deux  formules  (Fe,Mn)*NI)* 

ou  (Fe;Mn)Nb,  suivant  qu'on  suppose  que  leniohium  y  est  à  l'état 
d'acide  niobique  ou  d'acide  byp^niobique.  L'acide  forme  80  peut 
iOO  du  minéral  ;  le  reste  se  compose  en  grande  partie  d'oxydttl* 
de  fer.  On  a  aussi  trouvé  la  baïerine,en  France,  dans  les  enviroi^* 
de  Limoges  ;  à  Udefonse,  en  Espagne  ;  au   mont  Ilmen,  da^^ 
rOural  ;  dans  la  baie  d'Arskut,  au  Groenland;  àMiddIeton,  dans  ^ 
Conneclicut,  et  à  Cbesterfield,  dans  le  Massachusets  (États-Un  ^ 
d'Amérique). 

Manifanèse  carbonate,  Diallog^ite.  ' 

Ce  carbonate  se  trouve  principalement  à  Nagyag,  où  il  sert  d^ 
gangue  au  tellure  et  au  manganèse  sulfuré,  à  Kapnick,  àFreyber^ 

(1)  H.  Rose,  Ann,  chim»  et  phys.j  1845,  t.  XIII. 
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à  Orlez  en  Sibérie.  Il  peut  être  cristallisé  en  rhomboèdre  presque 
semblable  à  celui  de  la  chaux  carbonatée  ;  mais  il  est  le  plus 
souvent  en  masses  lamellaires  ou  amorphes.  Il  est  ordinairement 
d'on  rose  pAle  et  nacré  ;  mais  on  en  trouve  aussi  de  blanchâtre, 
de  jaunâtre  ou  de  brun.  Il  pèse  de  3,2  à  3,6;  il  est  rayé  par  l'arrago- 
nile.  Il  passe  au  brun  noirâtre  par  l'action  du  feu  et  forme  une 
fritte  verte  avec  le  carbonate  de  soude.  Il  se  dissout  avec  effer- 
fescence  dans  les  acides  nitrique  et  chlorhydrique.  Le  dissoluté 
éfiporé  à  siccité  et  débarrassé  d'abord  du  fer  par  le  succinate 
d'immoniaquCy  forme  ensuite  un  précipité  blanc  abondant  par  le 
(panure  ferroso- potassique.  Le  carbonate  de  manganèse  est 
toujours  plus  ou  moins  mélangé  des  carbonates  de  chaux,  de  fer  et 
de  magnésie.  L'échantillon  le  plus  pur  qui  ait  été  analysé  par 
Berlhîer  provenait  de  Nagyag,  et  lui  a  fourni  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  carbonique 58,6         \ 

Oxure  manganeux 56    i        . 

Chaux 5,4)        ^ 


•• 


Foimule  :  Mn  t  C. 
Ca  i 

Mwingam^ëe   Bllicaié. 

Il  existe  probablement  plusieurs  silicates  de  manganèse,  dont  le 
lus  important  et  le  mieux  déterminé  est  une  belle  substance  rose, 
Q  rose  tirant  sur  le  violet,  nommée  rhodonùe;  à  cassure  cristal- 
ne  ou  granulaire,  faisant  feu  avec  le  briquet  et  susceptible  de 
oli,  ce  qui  la  rend  utile  pour  faire  de  petits  meubles  ou  des 
bjets  d'ornement.  Ce  silicate  pèse  de  3,6,  à  3,9;  il  ne  donne  pas 
'eau  par  la  calcination;  il  fond  en  émail  rose  au  feu  de  réduction, 
I  noir  au  feu  d'oxydation.  Il  est  souvent  mélangé  de  carbonates 
e  manganèse  et  de  chaux  qui  en  diminuent  la  dureté,  le  poli  et 
3  prix.  Les  plus  heaux  échantillons  viennent  d'Orlez,  en  Sibérie. 
In  en  trouve  également  dans  la  mine  de  fer  magnétique  de 
«angbanshytta,  en  Suède,  dans  les  mines  de  plomb  argentifère  de 
Lapnicketde  Nagyag,  en  Transylvanie.  Il  accompagne  aussi  l'oxyde 
Le  manganèse  barytifère  de  la  Romanèche,  près  de  Mâcon. 

Analyse  de  la  rhodonite  lamellaire  de  Langbanshytta^  par  BerzétUis. 

Oxygèoe. 

Silice 48  24,95  6 

Oxure  manganeux 49,04  10,75  i 

Chaux 3,12  0,87     11,70       3 

Magnésie 0,22  0,08' 

Oxyde  de  fer traces. 

•         •  •  •  < 

Mn»Si*. 
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On  a  admis  pendant  quelque  temps,  comme  espèce  distincte, 
sous  le  nom  de  marceline^  une  substance  massive,  noir-grisàlre, 
d'un  éclat  légèrement  métalloïde,  trouvée  en  amas  assez  considé- 
rables au  milieu  d'un  terrain  de  micaschiste,  au  haut  de  la  vallée 
de  Saint-Marcel,  en  Piémont.  Mais  d'après  sa  pesanteur  spécifi- 
que, qui  est  de  4,75,  sa  dureté,  et  quelques  rares  cristaux  qui 
dérivent  d'un  octaèdre  à  base  carrée,  comme  ceux  de  la  braunite 
ou  sesquioxyde  de  manganèse,  M.  Damour  est  porté  à  croire  que 
cette  substance  n'est  que  de  la  braunite  mélangée  de  manganèse 
silicate. 

FAMILLE  DU  CÉRIUM. 

Le  cérium  a  été  découvert  en  1804  par  M.  Hisinger  etBené- 
lius  dans  un  minéral  confondu  jusque-là  avec  le  wolfram(tung$tate 
de  fer  et  de  manganèse),  et  que  la  présence  du  nouveau  métal  a 
fait  nommer  depuis  cérite.  C'est  un  hydrosilieate  de  cérium  amorphe, 
opaque,  quelquefois  d'un  rouge  violacé  qui  lui  donne  quelque 
ressemblance  avec  le  manganèse  silicate  rose;  mais  il  est  le  plus 
ordinairement  d'un  brun  noir/ltre.  Il  raie  difficilement  le  verre, 
pèse  de  4,66,  à  4,9,  fournit  de  Teau  à  la  distillation,  est  infusible 
au  chalumeau.  Il  donne  avec  le  borax  un  verre  rougeàtre  au  fea 
d'oxydation,  et  incolore  au  feu  de  réduction.  Il  forme  avec  les 
acides  concentrés  des  dissolûtes  rouges  qui^  privés  de  leur  excès 
d'acide  par  l'évaporation  à  siccité  et  repris  par  l'^au,  forment 
avec  Toxalate  d'ammoniaque  un  précipité  qui  devient  brun  par 
la  calcination. 

Mais  ces  propriétés,  que  Ton  avait  cru  caractériser  le  cériani) 
paraissent  ne  pas  lui  appartenir,  et  être  dues  à  un  autre  méUl 
nommé  didymiuniy  dont  l'existence  a  été  signalée  dans  ces  der- 
nières années  par  M.  Mosander  quelque  temps  après  celle  dn 
lanthane;  de  sorte  que  ces  trois  métaux  formentravcc  ry//rMim,le 
terbium,  Verbium  et  le  thorium,  qui  les  accompagnent  aussi  ordi* 
nairemcnt,  un  groupe  de  corps  très-voisins  les  uns  des  autres.  Ce 
fait  vient  à  Tappui  d'une  idée  que  j'ai  déjà  émise  à  l'occasion  des 
propriétés  si  analogues  du  chlore,  du  brome  et  de  l'iode,  oode 
celles  du  platine  et  des  sept  ou  huit  métaux  qui  l'accompagnent- 
c'est  qu'il  existe  une  certaine  corrélation  entre  le  gisement  des 
corps  simples  ou  les  circonstances  qui  ont  présidé  à  leur  forma- 
tion et  leurs  propriétés,  et  qu'on  peut  supposer,  par  suite,  (p^ 
U's  corps  simples  de  la  chimie  peuvent  n'être  que  des  modiûca- 
lions  résultant  de  divers  arrangements  entre  les  atomes  priniili« 
d'une  seule  et  môme  matière. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  cérium  est  un  métal  très-difOcile  à  réduire 
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et  susceptible  de  deux  degrés  d'oxydation,  GeO  et  Ge^O^.  Le  pro- 
toxyde  est  blanc  à  Tétat  d'hydrate  et  forme  ayec  les  acides  des 
sels  incolores.  L'hydrate  jaunit  par  le  lavage  et  la  dessiccation  à 
l'air,  et  parait  se  convertir  en  oxyde  intermédiaire  Ge^O^.  Le 
même  hydrate  céreux,  traité  par  un  courant  de  chlore,  se  trans- 
forme en  ojry(/ec^/fu«%(/ra/^' jaune,  insoluble,  non  salifiable,  qui, 
chaufTé  fortement,  devient  anhydre  et  d*\in  jaune  pur  et  foncé.  Par 
une  longue  caicination,  cependant,  il  prend  une  légère  teinte 
rougeâtre.  Quand  il  devient  rouge  foncé  ou  rouge-brun,  c'est  qu'il 
contient  de  l'oxyde  de  didymium. 

Le  sulfate  céreux  jouit  de  la  propriété  singulière,  qui  est  cepen- 
dant partagée  par  ceux  de  lanthane  et  de  thorium,  d'être  assez 
facilement  soluble  dans  l'eau,  froide,  de  devenir  moins  soluble  à 
mesure  que  la  température  s'élève,  et  d'être  à  peu  près  inso- 
luble dans  l'eau  bouillante.  Il  en  résulte  que,  au  rebours  des 
autres  sels,  on  peut  l'obtenir  cristallisé  en  chauffant  lentement 
son  dissoluté.  Le  sulfate  cristallisé  =  GeO.SO^  +  311^0. 

Didymium.  —  Ge  métal  ne  se  trouve  qu'en  très-petite  quantité 
mélangé  au  cérium  et  au  lanthane.  Il  se  rapproche  beaucoup  du 
manganèse,  et  c'est  lui  qui  est  cause  que  l'on  a  pensé  pendant 
longtemps  que  l'oxyde  de  cérium  se  colorait  en  rouge  par  la  cal- 
cination. 

Le  didymium  forme  un  proloxyde  blanc  DO,  un  oxyde  brun 
intermédiaire  D^O^,  et  probablement  un  sesquioxyde  D^O^,  brun 
du  noir,  qui  dégage  du  chlore  par  Tacide  chlorhydrique.  L'oxyde 
bran  lui-même  en  dégage.  Les  sels  d'oxyde  brun  sont  d'un  rouge 
iméthyste;  le  sulfate  est  très-soluble  dans  l'eau. 

Lanthane.  »  Ce  métal  ne  forme  qu'un  seul  oxyde  LaO,  qui  est 
slanc  ou  d'une  faible  couleur  de  saumon.  Get  oxyde  ne  se  suroxyde 
li  par  l'air,  ni  par  le  chlore,  ni  par  la  calcination.  Galciné,  il  reste 
loluble  dans  les  acides,  et  forme  des  sels  incolores,  sucrés  et 
istringents  comme  ceux  d'yttria  et  de  glucine.  L'oxyde  calciné, 
mis  en  contact  avec  l'eau  froide  ou  mieux  chaude,  forme  un 
hydrate  blanc,  volumineux,  pulvérulent.  Cet  hydrate  rétablit  la 
couleur  bleue  du  tournesol  rouge  et  chasse  en  partie  l'ammonia- 
que de  ses  composés  salins.  L'oxyde  de  lanthane  constitue  donc 
une  base  assez  puissante  qui,  sous  ce  rapport,  tient  le  milieu 
entre  la  glucine  et  la  magnésie . 

Je  reviens  aux  minéraux  du  cérium,  qui  sont  fort  rares  et  d'une 
composition  ordinairement  fort  compliquée  et  mal  défmie;  de 
sorte  que  je  ne  ferai  presque  que  les  indiquer. 

!•  Cérium  fluorure (jluocérine y  Beudant).  —  Substance  très-rare, 
^)ageâtre  ou  jaunâtre,  rayant  la  chaux  carbonatée  ;  sous  forme  de 
)rismes  hexaèdres  très-courts,  ou  de  petites  masses  irrégulières 
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disséminées  dans  ralbile.  Trouvée  à  Broddbo  ei  Pinbo  en  Suède; 
composée,  d'après  l'analyse  de  Berzélius,  de  Ce*Fl'  «=  CeFP  + 
Ce^Fl®,  avec  une  petile  qujintité  de  fluorure  d'yilria. 

2°  Cérium  oxy fluorure  {basicérine,  Beud.)*  —  Trouvé  dans  les 
mêmes  lieux;  jaune,  à  texture  cristalline,  rayant  le  fluorure 
calcique,  donnant  un  peu  d'eau  par  la  chaleur,  infusible  au 
chalumeau  et  y  devenant  noir,  mais  passant  au  rouge  ou  à 
Torangé  par  le  refroidissement.  Il  est  formé  de  I  molécule  de 
fluoride  cérique  combiné  à  3  molécules  d'oxyde  cérique  hydralé 
=  Ce«F16  +  3((:e«03,H«0). 

3°  Cérium  carbonate.  —  Trouvé  à  Bastnaès,  en  Suède,  sous 
forme  de  peliles  couches,  minces,  cristallines,  d'un  blanc  grisâ- 
tre, sur  de  la  cérile.  L'analyse,  faite  par  M.  Hisinger,  a  donné  : 

Rapport!  moléeoltire*. 

Oxure  céreux 75,7    x     l,48i5    =    112       3 

Acide  carbonique. .. .       i0,8    X    3.6364    =      39        1 
Eau 13,5     X    8,8889    =    120        3 

Formule  :Ce»ï:  +  3H. 

4*  CMum  phosphaté,  cryptolite.  —  Ce  minéral  se  trouve  contenu 
et  cachéy  pour  ainsi  dire,  dans  Tapatite  compacte  (chaux  fluo- 
phosphatée  compacte)  d'Arendal,  en  Norwége.  M.  Woehler, en 
dissolvant  cette  apalite  dans  l'acide  nitrique,  a  vu  qu'il  reslail  de 
petits  prismes  hexaèdres  insolubles  qui  lui  ont  fourni  à  Tanalyse: 

Rapports  noIéciUairn. 

Acide  phosphorique.      27,37     x     l,Hi     =      30  1 

Oxure  céreux 73,70     x     1,48      =    109j..a3nx 

—       ferreux i,5i     x    2,222     ==        3?  ' 

En  raison  du  gisement  de  ce  minéral  au  milieu  de  rapàtitft 

qui  a  pour  formule  3Ga3P  +  CaF*;  en  raison  de  la  forme  cris- 
talline du  nouveau  minéral,  qui  est  la  même  que  celle  de  l'apatile; 
enfin  en  raison  de  la  quantité  d'oxyde  de  cérium  trouvée,  qui  dé- 
passe de  beaucoup  celle  qui  est  nécessaire  au  simple  phosphate 
de  cérium,  il  est  très-probable  que  la  cryptolite  est  composée,  i 
rinstar  de  Tapatite,  de  3  molécules  de  phosphate  de  cérium  tri- 
basique  et  de  {  molécule  de  fluorure. 

5**  Cérium  phosphaté  lanthanifère  ou  monazite,  —  Ce  minéral  a  été 
trouvé  à  Slâlonst  et  à  Miask  dans  les  monts  Ourals.  Il  est  cris- 
tallisé en  prismes  à  huit  faces,  trèsaplatis  et  terminés  par  un 
pointement  à  quatre  faces,  qui  dérivent  d'un  prisme  oblique 
rhomboïJal.  M.  Karsten  en  a  retiré  28,50  d'acide  phosphorique; 
26  d'oxyde  de  cérium;  23,40  d'oxyde  de  lanthane;   (7,95  de 
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rioe,  et  de  petites  quantités  de  chaux,  d'oxyde  de  manganèse 
Tacide  slannique.  La  thorine  ne  se  rencontre  que  dans  la  mo- 
ite de  l'Oural,  que  Brootke  a  décrite  sous  le  nom  de  mengite, 
L  Hermann,  en  analysant  la  monazite  de  Miask,  a  trouvé 
>5  d'acide  phosphorique ;  40,i2  d*oxyde  céreux;  27,41 
cyde  de  lanthane;  1,46  de  chaux;  0,80  de  magnésie  et  1,75 
cyde  de  zinc.  Le  rapport  de  Tacide  phosphorique  à  la  somme 
bases  est  comme  i  est  à  3,  5. 

•  Cérium  hydrosilicaté  o\i  cérite,  —  C'est  le  seul  minéral  de  cé- 
m  qui  soit  un  peu  abondant.  J'en  ai  donné  les  caractères  pré- 
iemment  (page  310).  II  contient,  d'après  les  analyses  réunies 
Vauquelin  et  d'Hisinger  : 

Rapports  moléculairef. 

Silice i7,5  X  1,764  =  31  i 

Oxure  céreux 67,8  X  1,4815  =  100     | 

—  ferrique...  2  x  <  =        2    H  07    3,5 
Chaux i,6  X  2,857  =        4,7' 

Eau <0,8     X     8,889      =      96  3 

7*  Cérium  silicate  ferro-aluminifère.  —  Les  minéralogistes  en 
tiuguent  plusieurs  formes,  qu'ils  désignent  sous  les  noms  de 
me,  alianitey  orthite  eXpyrorthite,  Ce  sont  des  composés  variables 

silice,  d'oxydes  de  cérium  et  de  fer,  d*alumine,  de  chaux, 
Itria  et  d'eau.  La  pyrorlhite  contient  en  outre  du  charbon.  Ce 
it  des  substances  compactes,  noirâtres,  assez  dures,  offrant  une 
Qcture  cristalline,  donnant  ou  ne  donnant  pas  d'eau  par  la 
aleur,  infusibles  au  chalumeau,  et  jouissant  du  reste  des 
>priétés  communes  aux  composés  de  cérium».  On  les  trouve 
Qs  les  gisements  ordinaires  de  ce  métal,  à  Riddarhytta,  à 
hlum,  à  Finbo  en  Suède,  au  Groenland,  etc. 
B*  Cérium  titano-silicaté  ou  tschewkinite.  —  Minéral  amorphe  à 
ssure  conchoïde,  d'un  noir  brunâtre  joint  à  un  éclat  vitreux 
i  résineux,  trouvé  dans  le  granité  aux  environs  de  Miask  et 

Siatoust,  en  Russie.  Composition  pouc  100  parties,  d'après 
.  Rose  : 

Acide  siliciquc 21,04 

—  titanique 20,i7 

Oxure  cérique,  avec  o\.  de  lanthane  et  de  didyme.      47,29 

—  ferreux H,2i 

—  manganeux 0,83 

Chaux 3,50 

Magnésie 0,22 

Soude  et  potasse. 0,12 

10^,38 

L'excès  trouvé  par  l'analyse  provient  de  la  suroxydation  du 
irium  qui  existe  dans  le  minéral  à  l'état  de  protoxyde. 
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En  1787,  le  capilaine  Arhenius  trouva,  dans  le  canton  d'Ytterbjt 
en  Suède,  un  minéral  d'un  noir  grisâtre,  dur  età  cassure  vitreuse, 
qui  lui  parut  différent  de  ceux  connus  jusque-là;  en  1794,  le  pro- 
fesseur Gadolin  découvrit  que  ce  minéral  contenait  une  terre 
nouvelle,  à  laquelle  Ekeberg  donna,  deux  ans  plus  tard,  le  nom 
iïyttria^  en  môme  temps  qu'il  désigna  le  minéral  sous  celui  de 
gadolinite.  Depuis,  la  même  terre  ou  le  môme  oxyde  métallique 
a  été  trouvé  associé  au  cérium  dans  la  plupart  des  minéraux  qui 
le  contiennent,  et  principalement  dans  Vorthite  et  la  pyrorthite. 
Enfin  en  1827,  M.  Wœhler  est  parvenu  à  isoler  le  métal  de  Tyltria 
en  convertissant  d'abord  cette  base  en  chlorure  d'yttrium  par  le 
moyen  du  chlore  et  du  charbon,  et  en  décomposant  ensuite  le 
chlorure  par  le  potassium.  L'yttrium,  obtenu  de  cette  manière, 
est  sous  forme  de  petites  paillettes  métalliques,  d'un  gris  noirâtre. 
Il  ne  s'oxyde  à  froid  ni  dans  l'air  ni  dans  l'eau,  mais  il  brûle  avec 
beaucoup  d'éclat  à  la  température  rouge.  Il  se  dissout  dans  les 
acides  hydratés  avec  dégagement  de  gaz  hydrogène. 

Tel  était  l'état  de  nos  connaissances  sur  cette  matière,  lorsque, 
en  1842,  M.  Mosander  annonça  que  Tyttria,  telle  qu'on  la  connais- 
sait, était  un  mélange  de  trois  oxydes  de  propriétés  presque 
semblables;  de  sorte  que  les  minéraux,  déjà  si  mal  définis,  qui 
réunissent  le  cérium  et  l'yttrium,  contiennent  au  moins  six  mé- 
taux qui  leur  sont  particuliers,  sans  compter  la  glucine,  la  zir- 
cone  et  les  oxydes  d'urane,  de  fer  et  de  manganèse,  qui  s'y  joi- 
gnent ausssi  trè-souvent.  Les  deux  oxydes  qui  accompagnent 
plus  spécialement  Tyttria,  et  qui  avaient  été  confondus  avec  elle, 
sont  ceux  de  terbium  et  d'erbium,  dont  les  noms  sont  également 
tirés  de  celui  du  lieu  où  la  gadolinite  a  été  rencontrée  pour  la 
première  fois  (à  Yllerby).  Ces  trois  oxydes  ont  pour  caractères 
communs  d'être  blancs,  insolubles  dans  les  alcalis  caustiques,  ce 
qui  les  distingue  de  la  glucine  etde  l'alumine,  mais  solubles  dans 
les  carbonates  alcalins,  comme  la  glucine  et  l'oxyde  de  cérium. 
Leurs  sels  solubles  sont  sucrés,  comme  ceux  de  la  glucine,  et  leur 
sulfate  est  plus  soluble  dans  l'eau  froide  que  dans  l'eau  bouil- 
lante, comme  ceux  de  cérium  et  de  lanthane;  on  pourrait  voir, 
en  suivant  celte  comparaison,  que  les  corps  simples  qui  com- 
posent les  groupes  des  cérides  et  les  zirconidesont  tous,  à  Texcep- 
tion  de  l'aluminium,  qui  se  trouve  placé  le  dernier,  des  rapports 
tels  qu'où  ne  peut  les  séparer  les  uns  des  autres.  Voici  maintenant 
quelques  caractères  qui  distinguent  Vyttrium^  le  terbium  et  Ter- 
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bium.  De  ces  trois  corps,  l'erbium  est  celui  qui  se  rapproche  le 
plus  du  cérium  par  la  faible  basicité  de  son  protoxyde  et  par  la  pro- 
priété que  possède  ce  proloxyde  de  former,  lorsqu'on  le  chauffe 
au  contact  de  l'air,  un  peroxyde  d'un  jaune  orangé  foncé.  C'est  à 
la  présence  de  cet  oxyde  que  Tyttria  doit  la  propriété  qu'on  lui 
Irouvait  très-souvent  de  jaunir  par  la  calcination,  tandis  qu'elle 
restait  d'autres  fois  incolore.  Les  sels  de  protoxyde  d'erbium 
sont  incolores  :  le  sulfate  n'est  pas  efûorescent. 

Leterbium  ne  forme  qu'un  protoxyde  blanc,  comme  l'yttrium; 
mais  ses  sels  solubles  sont  d'un  rouge  pâle;  le  sulfate  est  très- 
efflorescent,  et  le  nitrate  non  déliquescent. 

L'oxyde  d'yttrium  est  blanc,  insipide,  d'une  pesanteur  spécifi- 
que de  4,842,  supérieure  à  celle  de  la  baryte,  et  d'une  basicité  plus 
forte  que  celle  de  la  glucine.  Son  sulfate  n'est  pas  efflorescent,  et 
son  nitrate  est  déliquescent.  Son  phosphate  est  insoluble.  Ses 
seis  solubles  sont  précipités  par  le  cyanure  ferroso-potassique. 

Les  minéraux  de  l'yttrium  sont  presque  la  répétition  de  ceux  du 
cérium,  dont  on  les  distinguent  difficilement.  Les  principaux 
sont  : 

1*  Ytbnum  et  cérium  fluorures ^  yttrocériie,  —  Substance  grisâtre, 
violàtre  ou  rougeâtre,  à  texture  lamelleuse  ou  compacte.  Les 
masses  se  laissent  assez  fréquemment  clivf3r  suivant  les  faces  d'un 
dodécaèdre  rhomboïdal  ;  elle  raie  la  chaux  iluatée.  Elle  est  infu- 
sible au  chalumeau,  mais  elle  y  perd  sa  couleur  et  devient  d'un 
gris  clair.  On  la  trouve  associée  à  la  pegmatile,  à  Finbo  et  à 
Broddbo,  en  Suède.  Elle  set  formée  de  proportions  variables  de 
fluorures  d'yttrium,  de  cérium  et  de  calcium,  de  la  même  for- 
mule que  ce  dernier  CaFl^,  dont  elle  partage  le  système  cris- 
tallin. 

2*  YUnum  tantalaté,  fergusonite,  —  Minéral  trouvé  à  Kikertan- 
sak,  au  Groenland.  Il  est  opaque,  métalloïde,  d'un  brun  noirâtre, 
assez  semblable  au  wolfram.  Il  raie  le  Terre  et  pèse  5,838.  Il  de- 
vient d'un  jaune  verdâtre  au  chalumeau  et  ne  se  fond  pas.  On  en 
rencontre  des  cristaux  formés  par  la  réunion  de  deux  pyramides 
carrées  et  tronquées  dont  tous  les  angles  sont  remplacés  par  des 
facettes,  et  qui  dérivent  d'un  prisme  droit  à  base  carrée.  Il  con- 
tient, pour  100  parties,  47,75  d'acide  tanlalique;  4i,91  d'yttria; 
4,68  d'oxyde  de  cérium;  3,02  de  zircone,  et  de  petites  quantités 
(l'acide  stannique,  d'oxyde  d'urane  et  d'oxyde  de  fer. 

3*  Yttrium  tungsto-tantalaté,  yltrotantalite,  —  Substance  amor- 
phe, noire,  brune  ou  jaunâtre,  à  poussière  gris-verdâtre,  rayant 
ciifiicilement  le  verre,  pesant  de  5,4  à  5,9;  trouvé  à  Ytlerby, 
Finbo  et  Korarfsberg,  en  Suède.  Composition,  d'après  Ber- 
xélius  : 
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Tariélés 
noire.  brune.  jaune. 

Acide  lantaîique 57  51,815  60,124 

—    lungslique,  mélangé  d'a- 
cide stannique 8,25  2,592  1,044 

Ytlria 20,25  38,r>i3  29,780 

Chaux 6,23  3,260  0,500 

Oxyde  d'urane 0,50  l,lii  6,622 

—       de  fer 3,50  0,553  1,155 

4®  Yttrium  titano-tantalaté  :  euxénite^  œschynite  et  polykrase.  — 
Ces  trois  minéraux  paraissent  être  des  mélanges  divers  de  taota- 
lates  et  de  titanates  d'yltria,  de  zircone,  de  cérium,  d'urane,  de 
fer,  etc»  Veuxénite  a  été  trouvée  à  Jolster,  en  Norwége;  elle  est 
amorphe  et  d'un  brun  foncé,  avec  éclat  métalloïde  résineux;  elle 
pèse  4,6.  L'analyse  a  donné  49,66  d'acide  tantalique  ;  7,94  d'a- 
cide titanique;  25,09  d*yttria;  6,24  de  protoxyde  d'urane; 
2,18  d'oxyde  de  cérium;  2,47  de  chaux;  0,96  d'oxyde  de  lan- 
thane ;  0,29  de  magnésie  et  3,97  d'eau.  On  l'a  trouvée  aussi  à 
Àlve,  près  d'Arendal,  en  prismes  rhomboldaux  à  faces  mates. 

Vœschynite  est  d'un  noir  foncé  et  d'un  éclat  demi-métallique  et 
résineux  ;  il  pèse  de  5,01  à  5,14  ;  il  raie  la  chaux  phosphatée  ;  il  se 
tuméfie  sur  le  charbon  au  chalumeau  et  devient  jaunâtre;  il  con- 
tient :  acide  tantalique  33,39  ;  acide  titanique  11,94  ;  zircone  17^52  ; 
oxure  ferreux  17,65  ;  ytlria  9,35;  oxyde  de  lanthane  4,76;  oxyde 
de  cérium  2,48;  chaux  2,40;  eau  1,56. 

Le  polykrase  est  noir  vu  en  masse,  mais  d'un  brun  jaunâtre  en 
petits  fragments  vus  à  la  loupe  ;  son  éclat  est  métalloïde;  sa  pou- 
dre est  d'un  brun  grisâtre;  il  raie  le  verre;  il  pèse  5,105;  il  se 
présente  en  prismes  à  huit  faces,  très-aplatis  par  l'élargissement 
de  deux  faces,  et  terminés  par  un  double  biseau.  Ces  cristaux  dé- 
rivent d'un  prisme  droit  rhomboïdal.  Il  est  formé  à'acide  titani- 
que, d'acide  tantalique j  de  zircone^  d'yttria  et  des  protoxydes  de  fer^ 
d'urane  et  de  cérium.  On  l'a  trouvé  disséminé  dans  le  granité  rose 
d'Hitetroë  qui  contient  de  la  gadolinite  et  du  zircon. 

5**  Yttrium  tiianaié  feiTO-zirconifère,  polymignite.  —  Substance 
métalloïde,  opaque  et  d'un  gris  noirâtre  foncé.  Sa  cassure  est 
conchoïde  et  un  peu  vitreuse,  elle  raie  le  verre  et  pèse  4,8.  Elle 
cristallise  en  prismes  allongés  et  cannelés  dont  la  forme  primitive 
est  un  prisme  droit  rhomboïJal.  On  là  trouve  disséminée  dans  la 
syénite  zirconienne  de  Friedrikswsern,  en  Norwége.  Elle  con- 
tient 46,30  d'acide  titanique;  14,14  de  zircone;  11,50  d'yttria; 
12,20  d'oxure  ferreux;  5  d'oxure  céreux;  2,70  d'oxure  manga- 
neux;  4,20  de  chaux, 

6'  Yttrium  silicate  ferro  cérifère,  gadolinite,  —  Substance  d'ua 
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oir  brunàlre  ou  jaunâlre  à  cassure  conchoïde  ou  esquilleuse, 
écJataole  ;  quelquefois  crislallisée  en  prismes  obliques  rhomboï- 
«Jaux;  rayant  le  Terre  avec  facilité;  fusible  au  chalumeau  en  un 
^«rerre  opaque;  attaquable  par  les  acides;  la  dissolution  donne, 
sivec  la  soude  caustique  en  excès,  un  précipité  qui  se  redissout  en 
partie  dans  le  carbonate  d'ammoniaque.  L'analyse  des  gado- 
finîtes  de  Finbo  et  de  Broddbo  a  fourni  à  Berzélius  (moyenne  des 
cieux  analyses)  : 

Oxvgène. 

Acide  silicique 2M8  X  1,764  =*  44  1 

YUria 45,47  X  1,99  =  90,5  \ 

Oxyde  céreux 16,80  x  1,44  =  24,9   139     3 

—     ferreux 10,80  x  2,222  =  24     ) 

«8,05 

•  •  •  •  f  • 

d'où  Ton  peut  admeltre  la  formule  (Y,Ce.Fe)3Si. 

7*  Ytin'um  silicate ferroglmi fer e,  ou  ytterbite.  —  Minéral  trouvé  à 
Tlterby,  analogue  à  la  gadolinile,  mais  dans  lequel  la  glucine 
remplace  en  tout  ou  en  partie  l'oxyde  de  cérium,  et  contenant  en 
outre  un  plus  grand  excès  de  base. 

8*  Yttrium  niobaté  ferro-uranifère^  ou  samarskùe.  —  Substance 
métalloïde,  d'un  noir  de  velours,  à  poussière  brun-rouge  foncé, 
de  Miask,  en  Sibérie.  Elle  est  disséminée  dans  les  roches  grani- 
toîiles,  en  grains  aplatis,  ayant  pour  densité  5,  7. 

9*  Ytlrium  phosphaté,  ou  xénottme.  —  Ce  dernier  minéral  cristal- 
lise en  octaèdre  très-obtus,  comme  le  zircon,  et  à  quelque  ressem- 
blance de  couleur  avec  lui.  Berzélius  avait  cru  d'abord  qu'il  con- 
tenait une  nouvelle  terre  à  laquelle  il  avait  donné  le  nom  de  ihorine; 
mais,  en  ayant  depuis  reconnu  la  véritable  composition,  il  donna 
ce  même  nom  de  thortne  à  un  autre  oxyde  métallique  qu'il  dé- 
couvrit véritablement  dans  un  minéral  noir  et  vitreux  provenant 
de  nie  de  Loewen,  en  Norwége.  Ce  minéral,  nommé  thonte,  con- 
tient 19  pour  IGO  de  silice,  58  de  thorine;  9,  5  d'eau;  des  oxydes 
de  fer,  d'urane  et  de  manganèse  ;  de  la  chaux,  et  des  quantités 
minimes  d'oxyde  de  plomb,  d'oxydes  d'étain,  de  magnésie,  de  po- 
tasse, de  soude  et  d'alumine. 

FAMILLE  DU  ZIRCONIUM. 

La  zircone,  à  laquelle  nous  arrivons  maintenant,  est  encore  une 
Substance  fort  rare,  qui  fait  cependant  partie  d'une  pierre  précieuse 
irès-anciennement  connue,  nommée^ar^on  ouzircon,  dans  laquelle 
Klaproth  la  découvrit  en  1789.  Il  la  trouva  ensuite  dans  une  autre 
pierre  nommée  hyacinthe,  tirée  de  Ceylan,  comme  la  première, 
à  laquelle  on  la  réunit  aujourd'hui  sous  le  seul  nom  spécifique  de 
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zircon»  Celte  substance  est  un  silicate  de  zircone  bien  défini.  Les 
autres  composés  naturels  de  la  zircone  sont  peu  nombreux,  com- 
pliqués et  encore  mal  définis. 

1®  Zircone  silicatéCy  ou  zircon.  —  Celte  substance  se  trouve  $ou^ 

forme  de  cristaux  qui  dérivent  d*un  octaë^ 
dre  très-obtus,  à  base  carrée  (fig.  146),  ou 
d'un  prisme  droit  à  base  carrée,  dont  la  hau- 
teur est  au  côté  comme  67  est  à  74.  Les 
octaèdres    sont    rares,    mais    les    cristaux 
prismatiques  sont  très-communs. 
Le  prisme  carré  qui  les  constitue  est  tou- 
jours terminé  par  une  pyramide  obtuse,  dont  les  quatre  faces  co^ 
respondent,  tantôt  aux  arêtes  du   prisme  comme  dans  la  fi- 
gure 147,  tantôt  aux  faces,  comme  dans  la  figure  148.  Quelquefois 
les  faces  du  prisme  {fig.  147)  se  raccourcissent  au  point  que  les 
arêtes  verticales  deviennent  nulles,  et,  dans  ce  cas,  le  cristal  se 
trouve  converti  en  un  dodécaèdre  rhomboïdal  que  Ton  sérail 
tenté  de  confondre,  à  la  première  vue^  avec  celui  du   système 


Fijj.  146.  —  Zircon. 


Fig.  147.  —  Zircon. 


Fig.  148.  —  Zircon. 


Fig.  149.  —  Zircoa. 


cubique  que  présente  le  grenat;  mais  Tincidence  de  toutes  les 
faces  de  celui-ci  est  de  120  degrés;  tandis  que  l'incidence  des 
faces  de  l'octaèdre  obtus,  les  unes  sur  les  autres,  est  de  123*19^» 
et  que  l'incidence  des  mêmes  faces  sur  celles  du  prisme  est  seu- 
lement de  118<*  54'.  Très-souvent  les  arêtes  des  cristaux  précé* 
dents  se  trouvent  remplacées  par  des  facettes,  comme  on  en  voit 
un  exemple  dans  la  figure  149,  qui  présente  un  passage  duprisfoe 
de  la  figure  147  au  prisme  de  la  figure  148.  Ce  sont  ie$prisiD€> 
de  la  forme  148  qui  portaient  spécialement  autrefois  le  nomd^ 
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^^9rcons;  la  forme  dodécaèdre  {fig.  147),  jointe  à  une  couleur  oran  - 

Se  brunâtre,  constituait  Vhyacinthe. 

Le   zircon  est  transparent,  ordinairement  orangé  brunâtre; 

lis  on  en  trouve  aussi  de  verdâtre,  de  jaunâtre  et  de  blanc.  Il 
possède  un  éclat  un  peu  gras,  analogue  à  celui  du  diamant,  ce 
qui  est  cause  que  les  zircons  blancs  sont  souvent  vendus  ou  em- 
ployés comme  diamants;  mais  ils  s'en  distinguent  facilement  par 
leur  densité  plus  forte  (4,4),  par  leur  double  réfraction,  et  par  leur 
<5ureté  beaucoup  plus  faible,  puisqu'elle  se  borne  à  rayer  le  quarlz 
et  qu'ils  sont  rayés  par  la  topaze.  Le  zircon  est  infusible  au  cba- 
iiuneau  qui  lui  fait  perdre  seulement  sa  couleur.  Il  est  inattaqua- 
ble par  les  acides.  Il  est  composé  de  : 

Silice 33,61  i  molécule. 

Zircone 66,39  i 

••  • 

Formule  :  Zr  Si. 

Les  zircons  se  trouvent  disséminés  dans  les  syénites,  comme  en 
Ttorwége,  au  Groenland^  en  Egypte;  ou  dans  les  gneiss  qui  en 
<iépendent,  comme  à  Geylan.  On  le  trouve  aussi  dans  le  basalte, 
comme  en  Auvergne,  à  Ëxpailly  et  aux  environs  du  Puy.  Enfin  on 
le  rencontre  abondamment,  en  cristaux  roulés,  dans  le  sable  de 
^elques  ruisseaux,  comme  à  Ëxpailly,  â  Geylan,  au  Pégu.  Il  pro- 
Tient  alors  de  la  destruction  des  roches  qui  le  renfermaient. 

Les  hyacinthes  étaient  prescrites  par  les  anciens  formulaires 
dans  un  grand  nombre  d'élecluaires  aromatiques  auxquels  on  at- 
tribuait de  grandes  propriétés.  Elles  avaient  même  spécialement 
donné  leur  nom  à  la  confection  d hyacinthes;  mais  on  employait 
en  place  de  petits  cristaux  fort  réguliers  de  quartz  prisme  coloré 
en  rouge  de  sang  par  de  l'oxyde  de  fer  argileux  (p.  78).  Aujour- 
d'hui ces  diverses  substances  siliceuses  sont  tout  à  fait  sup- 
primées. 

2*  Zircone  hydrosilicatée y  zircon  hydraté^  malacon.  —  Ce  minéral 
fort  singulier  a  été  trouvé  dans  les  ûlons  de  Hitteroô  (Norwége), 
avec  la  gadolinite.  Il  offre  la  môme  forme  cristalline  que  le  zircon 
et  la  môme  constitution  moléculaire,  sauf  qu'il  contient  3,03  d'eau 
pour  iOO,  qui  lui  donnent  une  dureté  et  une  pesanteur  spécifique 
moins  considérables.  Il  est  d'un  blanc  bleuâtre  ou  d'un  blanc  de 
lait  avec  mélange  de  gris;  il  est  translucide  en  fragments  minces  ;  il 
n'offre  pas  de  clivage,  et  sa  cassure  estesquilleuse  ;  il  est  rayé  par 
le  quartz  et,  à  plus  forte  raison,  par  le  zircon;  il  pèse  2,903. 
Il  perd 3,03  d'eau  parla  calcination  et  acquiert  alors  une  densité 
de  4,82,  L'acide  chiorhydrique  et  l'acide  sulfurique  concentré 
l'attaquent  à  chaud,  lorsqu'il  a  été  porphyrisé  sans  avoir  été 
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calciné.  Lorsqu'il  a  élé  calciné,  il  résiste  à  tous  les  acides,  comn^  ^ 
le  zircon. 

3*  Zircone  et  alumine  silicaiée,  chrichtonite.  —  Une  substance 
analysée  sous  ce  nom  par  Drappiez  contenait  33  de  silice,  4^ 
de  zircone,  14  d'alumine,  4  d'oxyde  de  fer  et  i  d'oxyde  de  man- 
ganèse. 

4*^  Zircone  silicaiée  alcaline^  eudialUe,  —  Substance  à  structure 
lamelleuse,  inégale  ou  grenue,  d'un  violet  rougeàtre,  translucide 
sur  les  bords.  Elle  pèse  2,9;  elle  raie  la  chaux  carbonatée;  elle 
fond  au  chalumeau  en  un  vert  foncé.  Elle  se  dissout  en  gelée  dans 
les  acides.  On  en  trouve  des  cristaux  qui  dérivent  d'un  rhom- 
boèdre aigu.  En  voici  trois  analyses  : 

• 

par  RammcUberg.       par  Stromeyer. 

Acide  silicique 37,02  52,38  49,92 

Zircone 12,53  10,89  16,88 

Oxure  ferreux 13,60  6,16  6,97 

—     manganeux »  2,31  1,15 

Chaux \ 15,22  10,14  11,11 

Soude 17,77  13,92  12,28 

Potasse 1,06  »  0,65 

Chlore »  1  1,19 

L'eudialite  a  élé  trouvé  au  Groenland,  dans  la  môme  localité 
que  la  sodalite. 

On  peut  encore  compter  au  nombre  des  composés  naturels  de 
la  zircone  Vœschynite^  la  polymignite  et  le  polykrasey  dont  il  a  été 
fait  mention  parmi  ceux  de  ryltria. 

FAMILLE  DU  GLUGIUM. 

La  glucine  a  été  découverte  par  Yauquelin,  en  i7d8,  dans  deux 
pierres  précieuses,  le  béril  et  Vémeraude^  et  voici  à  quelle  OCC** 
sion.  Plusieurs  minéralogistes,  et  principalement  Rome  de  llstet 
se  fondant  sur  Tidcntité  de  forme  cristalline,  de  dureté  et  de 
densité  des  deux  substances,  avaient  pensé  qu'elles  devaient  for- 
mer une  seule  espèce.  Mais  cette  opinion  avait  été  contredite  ptf 
Werner,  lorsque  Haùy,  reprenant  Texamen  des  cristaux  to 
deux  pierres  gemmes,  prononça  qu'on  devait  cerlainemeot 
n'en  former  qu'une  espèce.  Or  Témeraude  avait  été  analysée  ptf 
Klaproth  et  par  Vauqyelin,  qui,  môme,  venait  d'y  décountf 
l'oxyde  de  chrome,  et  il  semblait  résulter  de  l'analyse  de  ces 
deux  chimistes  que  l'émeraude,  à  part  l'oxyde  qui  la  colore,  était 
composée  d'environ  65  centièmes  d'alumine  et  de  30  centièmes 
de  silice.  Sur  ces  entrefaites,  Yauquelin,  ayant  analysé  lebéril> 
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y  cf  écou?rit  une  nouvelle  terre  qui  reçut  le  nom  de  glucine,  et  ce 
^ésuitat  fut  opposé  aux  conclusions  de  Haùy.  Mais  celui-ci  pria 
V^uquelin  de  recommencer  l'analyse  de  Témeraude,  et  c'est 
alors  que  Ton  reconnut  l'identité  de  composition  des  deux  pier- 
res. Ce  résultat  vint  donner  une  grande  valeur  à  l'opinion  de 
Haûy,  que  l'élude  des  formes  cristallines  d'un  minéral  fournit 
un  des  meilleurs  moyens  d'en  déterminer  l'espèce. 

La  glucine  est  une  terre  blanche,  douce  au  toucher,  happant 
h  la  langue,  faisant  pâle  avec  l'eau,  mais  moins  que  l'alumine, 
et  ne  pouvant  pas  être  moulée.  D'ailleurs  elle  est  soluble  dans 
les  acides,  même  après  avoir  été  calcinée;  de  sorte  qu'elle  ne 
pourrait  servir  dans  aucun  cas  à  la  fabrication  des  poteries.  Le 
s&ulfate,  le  nitrate,  le  chlorure^  l'iodure  et  le  bromure  sont  solu- 
bles  et  sucrés.  Le  carbonate  et  le  phosphate  sont  insolubles. 

Les  sels  solubles  de  glucine  ne  sont  pas  précipités  par  le  cya- 
oure  ferroso-potassique,  ce  qui  les  différencie  de  ceux  de 
lliorine  et  d'yttria.  Ils  sont  précipités  par  les  alcalis  libres  ou 
earbonatés.  Le  précipité  se  redissout  dans  la  potasse  et  dans  la 
soude  caustiques,  non  dans  l'ammoniaque;  mais  il  se  redissout 
facilement  dans  le  carbonate  d'ammoniaque,  ce  qui  donne  un 
moyen  de  séparer  la  glucine  de  l'alumine. 

Jusqu'à  ces  dernières  années,  on  a  supposé  que  la  glucine  était 
rormée,  comme  la  zircone  et  l'alumine,  de  2  molécules  de  métal 
<^tde3  molécules  d'oxygène,  et  qu'elle  contenait  en  poids  : 

Glucium 68,83 

Oxygène 31,17        Glucium    —    331,26 

100,00 

filais  les  expériences  de  M.  Âwdejew,  capitaine  au  corps  des 
mioes  de  Russie,  semblent  prouver  que  la  glucine  possède  une 
constitution  bien  différente;  car  elle  contient  véritablement  : 

Glucium 36,74  58,084 

Oxygène 63,26  100 


100,00  158,084 

l^t  en  admettant,  ce  qui  parait  probable,  qu'elle  soit  formée 
d'une  molécule  de  métal  et  d'une  molécule  d'oxygène^  la  molé- 
cule de  glucium  se  trouve  réduite  à  58,084  :  poids  moléculaire 
le  plus  faible  après  celui  de  l'hydrogène,  puisque  la  molécule  du 
earbonate  pèse  75,  et  celle  de  l'azote  88,5. 

La  glucine  se  trouve  à  l'état  iïalumiaate^  de  silicate  simple  et  de 
^eate  composé^  constituant  un  petit  nombre  d'espèces  minéralo* 
giques. 

CvisomiT,  Drogaos,  7»édll.  T.    I.  —   îi 
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Cllaclae  alnmlaaiée. 

Cymophane,  chrysoUte  orientale^  chrysopal^  chrysobérd.  —Il  n'y  a 
que  peu  d'années  que  l'on  sait,  par  l'analyse  de  M.  Seyberl,  que  la 
cymophane  contient  de  la  glucine;  auparavant  on  la  supposait 
formée  d'une  forte  proportion  d'alumine  et  de  silice.  Ensuite 
Thompson  et  Rose  ont  montré  que  la  silice  y  était  acciden* 
telle  et  provenait  du  mortier  d'agate  que  Ton  avait  enoployé 
jusque-là  pour  pulvériser  la  matière.  En  se  servant  d'un  mortier 
d'acier  pour  broyer  la  cymophane,  et  en  enlevant  par  un  acide  le 
fer  que  l'opération  a  dû  introduire  dans  la  substance,  on  ne  la 
trouve  plus  composée  que  de  glucine,  d'alumine  et  d'une  petite 
quantité  d'oxyde  métallique  colorant,  ainsi  qu'on  le  voit  parles 
analyses  suivantes  : 

1.  U.  m.  OiygiM. 

Alumine 78,5  78,92  75,26        32,15    3 

Glucine «8  18  18,79        H,«7    i 

Oxyde  de  fer 4  3,12  4,03 

—  de  chrome »  0,38  » 

—  de  cuivre  etde  plomb.        »  0,29  sable  1,48 

i00,5        100,71  99,56 

I.  Cymophane  du  Brésil,  analysée  par  M.  Av^^dejew. 

II.  —  de  l'Oural,  par  le  même.  L'excès  de  poids  donné 
par  ces  deux  analyses  provient  sans  doute  de  ce  que  le  fer  esta 
l'état  de  protoxyde  dans  la  pierre,  et  de  ce  qu'il  a  été  dosé  à  l'élat 
de  peroxyde. 

III.  Cymophane  de  Haddam  (Connecticut),  par  M.  Damour. 

La  formule  GlAl  donne  :  alumine  80,25;  glucine  19,75.     * 

La  cymophane  se  trouve  en  cristaux  roulés  à  Geyian  et  aa 
Brésil,  dans  les  mêmes  sables  qui  contiennent  les  topaies,  les 
corindons  et  d'autres  minéraux  durs  provenant  de  la  destradioo 
des  anciens  terrains.  Elle  présente  alors  une  teinte  laiteuse  it^ 
des  reflets  bleuâtres  ;  mais  elle  est  souvent  complètement  trans- 
parente à  l'intérieur  et  forme,  étant  taillée,  de  fort  belles  pierres 
d'un  jaune  verdâtre.  On  l'a  trouvée  depuis,  à  Haddam,  en  cris- 
taux disséminés  dans  une  roche  composée  de  feldspath  lamelleox, 
de  quartz  et  de  grenats.  Plus  récemment  encore,  on  l'a  recueilii^ 
dans  rOural  en  cristaux  assez  volumineux,  d'un  beau  vert  d'é- 
meraude,  qui  ont  la  forme  d'une  double  pyramide  hexigote 
fortement  tronquée,  et  ce  sont  ces  cristaux,  comparés  à  réme* 
raude  ou  au  béril,  qui  ont  valu  à  la  pierre  le  nom  de  cAryaoééni; 
mais  ces  cristaux  ne  sont  que  des  macles  provenant  de  It  rés- 
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=^  ioQ  d'aulres  cristaux  dont  la  forme  primilive  est  un  prisme  droit 
^l^omboïdal  de  119'  51'  (1). 

La  cymophane  brute  ou  taillée  peut  être  confondue  avec  d'au- 
jres  pierres  qui  peuvent  offrir  la  même  teinte  jaune-verdàtre 
»«i  verie  :  tels  sont  le  diamant,  le  corindon,  la  topaze,  le  zircon, 
«  béril,  le  quarts',  le  péridot  et  plusieurs  autres  :  sa  dureté,  qui 
me  le  cède  qu'à  celle  du  diamant  et  du  corindon;  sa  pesanteur 
spécifique,  qui  est  de  3,689  à  3,796,  et  sa  double  réfraction, 
gui  est    très-forte,  suffiront  toujours  pour  la  faire  reconnaître. 
%insi  le  diamant  pèse  3,52,  raie  tous  les  corps  et  ne  possède  que 
,^  réfraction  simple;  le  corindon  pèse  de  3,97  à  4, 16  et  raie  la 
crycnnphane.  La  topaze  est  rayée  par  la  cymophane  et  pèse  de  3,5 
Qk  3,54;  de  plus  elle  est  électrique  par  la  chaleur.  Le  zircon  pèse 
de   4,51  à  4,68  et  présente  uu  éclat  gras  et  adamantin   très- 
jDQarqué  ;  il  est  un  peu  moins  dur  que  la  topaze.  Le  béril  pèse 
seulement  2,678;  il  est  aussi  dur  que  le  zircon  et  raie  encore  le 
quartz.  Le  quarlz  pèse  2,653  et  est  rayé  par  tous  les  corps  précé- 
dents. Le  péridot  pèse  3,3  et  raie  à  peine  le  verre  ;  enûn  une  va- 
riété de  la  chaux  phosphatée  cristallisée,  qui  porte  aussi  le  nom 
de  chrysolUe^  se  dislingue  de  toutes  les  pierres  précédentes  par 
son  peu  de  dureté,  qui  permet  qu'elle  soit  rayée  par  le  verre. 

«luclne  ailicatée  OU  Phénuklte. 

Substance  cristallisée,  vitreuse,  incolore  et  transparente,  un 
peu  plus  dure  que  le  quartz,  mais  beaucoup  plus  fragile^  par  suite 
^es  nombreuses  fissures  qui  la  traversent;  elle  pèse  2,969;  elle 
esl  inaltérable  au  chalumeau  et  inattaquable  par  les  acides. 

(I)  dette  forme  primitive  a  permis  d'élever  une  forte  objection  contre  la  for- 

mule  de  la  glucine  Gl.  Si  telle  était  en  effet  la  constitution  de  cet  oxyde,  il  est 

extrêmement  probable  que  son  aluminate,  GlAl,  cristalliserait  en  octaèdre  ré- 
^er,  comme  Taluminate  de  magnésie  ou  spincUe^  et  ton?»  ms  congénères 

{pléimntff,  gahuite,  dyslusHe,  etc.),  qui  ont  pour  formule  générale  MM,  et  la  cy- 
mophane se  refuse  à  cette  assimilation.  Il  est  donc  possible,  tout  en  acceptant 
la  composition  de  la  glucine,  telle  qu'elle  a  été  déterminée  par  M.  Awdejew, 

savoir  : 

Glucium 86,742 

Oxygène   :.    6a,î58 

qull  faille  admettre  que  ces  nombres  représentent  2  molécules  de  métal  et 
%  molécules  d'oxygène,  auquel  cas  le  poids  moléculaire  du  glucium  est  à  celui 
de  Toxygène  comme  18/471  est  K  21,0h6,  ou  comme  K7,124  est  à  iO<i.  De  cette 
Qanière,  le  poids  moléculaire  du  glucium  ne  se  trouve  plus  aussi  bas  placé,  et 

celui  de  la  glucine  (G)  est  474,28,  nombre  plus  en  rapport  avec  la  densité  des 
composé»  naturels  de  la  glucine. 
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La  phénakite  a  été  trouvée  dans  l'Oural  associée  au  micaschiste, 
et  sous  la  forme  d'un  rhomboèdre  obtus  plus  ou  moins  modifié 
sur  les  arêtes,  mais  dont  l'angle  dièdre  supérieur  est  de  li5»2î?; 
ou  sous  la  forme  d'un  prisme  hexaèdre  régulier  terminé  par 
le  pointement  à  trois  faces  du  rhomboèdre  primitif.  On  Ta  lrou?éc 
également  à  Framont,  dans  les  Vosges,  disséminée  dans  an 
quartz  ferrugineux  du  terrain  de  transition,  en  cristaux  dont  la 
forme  générale  est  celle  d'un  prisme  hexaèdre  terminé  par  une 
pyramide  à  six  faces,  comme  le  quartz;  mais  un  examen  plus  at- 
tentif montre  que  ces  cristaux  sont  maclés,  et  proviennent  de  la 
réunion  d'autres  cristaux. 

Analyses  de  la  phénakite  : 

De  Framont,  par  Bischof.      De  l'Ounl,  par  Hait vtll. 
Oiygène.  OxTfèM. 

Silice 54,40         28,65         55,U         28,25 

Glucine 45,57  28, 12  44,47  28,79 

Alumine  et  magnésie . .        0,0 1  »  traces.  » 

Ces  analyses  montrent  que  dans  la  phénakite  l'acide  et  la  base 
contiennent  la  môme  quantité  d'oxygène,  et  quelle  que  soit  la 
constitution  de  la  glucine  et  de  la  silice,  sa  formule  minéralogi- 

que  sera  toujours  GSi  (page  74).  Mais  fA  l'on  admet  G  pour  le 
signe  de  la  glucine,  la  formule  chimique  de  la  phénakite  sera 

G'Si;  si  l'on  admet  G  pour  la  glucine,  ta  formule  chimique  da  mi- 

•••  ••• 

néral  deviendra  G  Si.  Elles  sont,  comme  on  le  voit,  aussi  simples 

et  aussi  satisfaisantes  l'une  que  l'autre. 

Le  silicate  de  glucine,  en  se  combinant  avec  du  silicate  d'alu- 
mine, constitue  deux  autres  pierres  gemmes,  qui  sont  Yeuelaieti 
Vémeraude, 

Euclaie. 

Cette  substance  se  trouve  dans  la  province  de  Minas-Geraèsao 
Brésil,  dans  les  mêmes  alluvions  que  le  diamant,  ou  dansTîtaco- 
lumite  schisteuse  qui  sert  égale  ment  de  gangue  à  ce  dernier  corps. 
Elle  est  toujours  cristallisée,  très-brillante,  transparente  et  d'oB 
vert  bleuâtre  ou  d'un  bleu  très-faible.  Elle  raie  facilement  k 
quartz,  mais  elle  présente  une  telle  fragilité  en  raison  d'un  clivage 
Irès-facilè  dans  le  sens  de  sa  petite  diagonale,  que  le  plus  léger 
choc  la  brise  dans  cette  direction.  Elle  pèse  3,098;  elle  possède  la 
réfraction  double  à  un  haut  degré  ;  elle  est  électrique  par  simple 
pression  et  conserve  pendant  vingt-quatre  heures  son  électricité. 
Chauffé  très-fortement  au  chalumeau,  elle  se  fond  sur  les  bords 
en  un  émail  blanc.  Ses  cristaux  ont  pour  forme  primitive  od 
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wisme  oblique  rhomboïdal  dans  lequel  l'incidence  des  faces  la- 
t  érales  est  de  lli®  50",  et  celle  de  la  base  sur  les  mômes  faces  de 
S  i8^  46'.  Leur  forme  dominante  est  celle  d'un  prisme  rhomboïdal 
i^erminé  par  un  pointement  à  quatre  faces.  Deux  des  arêtes  du 
prisme  et  celles  du  pointement  sont  ordinairement  chargées  de 
fiacettes. 

D'après  l'analyse  de  Berzélius,  Teuclase  contient  : 

Oiygène.  Rapports. 

Silice 43,22  22.15               9 

Alumine 30,oO  14,27               6 

Glucine 21,78  13,45  ^             ^  • 

Oxure  ferreux 2,22  0,45) 

Acide  stannique ....  0,70 


•«•  •..       ••«   ... 


Formule  :2Gl^Si  -|-Al»Si. 

M.  Damour  a  prouvé  depuis  que  Teuclase  renferme  6  p.  100 
ci'eauy  qui  ne  peut  être  entièrement  chassée  qu'au  rouge  blanc, 
^tila  attribué  à  cette  substance  la  formule  : 


••    •••      ••« 


H»G«Al«Si*, 
q^Q'oQ  peut  écrire  plus  simplement  : 

H*  Si*  (G,_A1;«. 
Emeraude. 

Substance  vitreuse,  cristallisant  en  prisme  hexaèdre  régulier 
<)ont  les  arêtes  et  les  angles  sont  souvent  remplacés  par  des  facet- 
^-es;  mais  la  forme  primitive  est  toujours  très-apparente,  et  il  est 
^%j^s  rare  que  les  facettes  qui  rétrécissent  la  base  la  fassent  dispa- 
raître, et  que  le  pointement  soit  complet.  On  en  trouve  aussi  des 
prisme  qui  paraissent  soudés,  cannelés  et  arrondis.  Les  cristaux 
^es  variétés  communes  sont  quelquefois  très- volumineux;  on  en 
>enconlre  à  Ghanteloup,  près  de  Limoges,  qui  ont  de  25  à  30  cen- 
timètres de  diamètre  sur  35  à  40  centimètres  de  hauteur. 

L'émeraude  pèse  spéciûquement  de  2,72  à  2,77;  elle  raie  le 
quartz.  Elle  est  presque  infusible  au  chalumeau  ;  mais  elle  se  fond 
avec  le  borax  en  un  verre  transparent  et  incolore. 

L'émeraude  varie  beaucoup  dans  sa  transparence  et  .dans  sa 
couleur.  Ainsi  elle  peut  être  parfaitement  transparente  ou  com- 
plètement opaque,  et,  quant  à  la  couleur,  elle  peut  être  d'un  vert 
pur,  d*un  vert  bleuâtre,  d'un  vert  jaunâtre  ou  jaune. 

L'émeraude  transparente  et  d'un  vert  pur  vient  surtout  du  Pé- 
^uetde  Santa-Fé  de  Bogota;  mais  les  montagnes  d'Ethiopie  en 
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onl  fourni  anciennement  de  fort  célèbres.  Bien  que  cette  pierre 
le  cède  en  dureté  à  plusieurs  autres  gemmes,  sa  rareté  et  la 
beauté  de  sa  couleur  lui  donnent  un  très-grand  prix.  Une  belle 
émeraude  de  2  décigrammes  vaut  environ  100  francs;  une  pierre 
de  8  décigrammes  vautj,500  francs.  Une  émeraude  de  12  déci- 
grammes 75  a  été  vendue  2,400  francs. 

L'émeraude  bleuâtre  du  Brésil,  nommée  aigue-marine  {aquam- 
rina)^  à  cause  de  la  ressemblance  de  sa  couleur  avec  Teau  de 
mer,  est  d'un  prix  beaucoup  moindre,  et  le  béril  ou  émeraude 
vert-jaunâtre  de  Sibérie  n'en  a  qu'un  médiocre.  Cependant  on 
beau  béril  transparent  de  la  mine  de  Ganbayum,  aux  Indes  orien- 
tales, taillé  et  du  poids  de  184  grammes,  a  coulé  13,500  Traocsà 
M.  Hope,  son  possesseur  actuel.  Quant  aux  cristaux  blancbâlres 
et  opaques  des  environs  de  Limoges,  ils  n'ont  d'autre  valeur  que 
celle  que  les  chimistes  leur  donnent,  pour  en  retirer  la  glucioe. 

L'émeraude  est  essentiellement  formée,  et  dans  des  rapports 
constants,  de  silice,  d'alumine  et  de  glucinc;  mais  elle  coalieot 
en  outre  un  principe  colorant,  qui  est  l'oxyde  de  chrome  pour  la 
belle  émeraude  du  Pérou,  et  l'oxyde  fer  pour  laigue-marioe 
et  le  béril.  Berzélius  a  trouvé  dans  une  émeraude  de  Broddbo, 
en  Suède  : 

Oxygène.  Rapports. 

Silice 68,35  36,t8  13 

Alumine 17,60  8,22  3 

Glucine 13,13          8,31  ^'    .«  ^ 

Oxure  ferreux....  0,72  0,16  i^'*'  ^ 

Acide  lantalique..  0,72             »  » 

Si  Ion  admet  que  la  silice  ait  été  un  peu  augmentée  pire  ^ 
matière  détachée  du  mortier,  et  que  le  rapport  de  l'oxygène  de 
la  silice  et  des  deux  bases  soit  comme  les  nombres  li,  3  et .%  la 
formule  de  l'émeraude  sera  : 


•••     ••• 


Gl^Si*  +  Al_Si*(l). 

L'euclase  et  l'émeraude  contiennent  la  même  quantité  propo^ 
tionnelle  de  glucine  et  d'alumine;  c'est  la  silice  seule  qui  varieet 
qui  se  trouve  en  beaucoup  plus  grande  quantité  dans  Témersade. 

Leucophane.  —  Minéral  trouvé  en  Norwége  disséminé  dans  une 
syénite,  avec  albite,  éléolite  et  yttrotantalite.  Il  est  tramludde, 
d'un  vert  sale  ou  d'un  jaune  de  vin  pâle.  Il  pèse  2,974,  est  à  p^ 
près  aussi  dur  que  le  spath  fluor  et  possède  une  structure  crisUl- 
line  avec  trois  clivages  distincts.  L'analyse  a  donné  : 

m 

(!)  C'est  sans  doute  par  erreur  do  calcul  ou  d'impression  qne  d*ftutr«i  fortf^* 
les  ont  été  données  dans  la  traduction  française  du  mémoire  de  M.  Awdcit*'^ 
dans  Dufré&oy,  Traité  de  minéralogie.  T  édition.  Paris,  18Â6-18SU. 
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Rapports  moléculaires. 

Silice 47,82  X  <,76i  =  84,3  3,5  7 

Chaur 25       X  2,857  =  71,4  3  6 

Glucine 11,64  X  2,i08  —  2M  1  2 

Oxore  manganeux. .  1,01  X  2,248  »    2,2  »  » 

Sodium.   7,50  X  3,478  «  26,1  1  2 

PoUisium 0,20X3,046—    0,6  »  n 

Fluor 6,17  X  8,421  «.  51,9  2  4 

L'analyse  donne  immédialemenl  G^s{  +  2  Ca»  Si*  +  2SdP>, 

ou  2G«Si  -f  3Ca«SÏ»  +  2SdP*  ; 

nais  si  ou  admet  dans  l'analyse  un  excès  accidentel  dp  silice,  la 

•  ••  ••*      •    ••• 
formule  peut  être  beaucoup  plus  simple  et  devenir  G^  Si-f-Ga'Si^ 

""     +SdP», 
ou  G»S{«  +'Ca»  Si+  Sd  F*. 

FAMILLE   DE  L'aLUMINIUM. 

Ce  métal  n'est  connu  que  depuis  Tannée  1827,  époque  à  la- 
quelle M.  Wœhler  est  parvenu  à  l'isoler  en  décomposant  le  chlo- 
rure d'aluminium  par  le  potassium.  Ainsi  obtenu,  il  est  sous 
forme  d'une  poudre  grise  ou  de  paillettes  brillantes  semblables  à 
celles  du  platine.  Il  est  infusible  à  la  température  où  fond  la  fonte 
de  fer.  Il  est  inaltérable  à  froid  dans  l'eau  et  dans  Tair;  mais  il 
décompose  l'eau  à  iOO  degrés  et  en  dégage  Thydrogène,  et  il 
brûle  avec  vivacité,  à  la  chaleur  rouge,  dans  l'air  et  dans  Toxy- 
gène.  M.  Sainte-Glaire  Deville  l'a  depuis  obtenu,  en  traitant  le 
chlorure  double  d'aluminium  et  de  sodium,  par  le  sodium,  à 
l'état  de  métal  blanc,  très-malléable,  fusible  comme  l'argent,  pe- 
sant 2,  56,  pouvant  se  fondre  et  se  coulera  l'air  sans  s'oxyder  sen- 
siblement. 

L'alumine  ou  'oxyde  d'aluminium,  tire  son  âom  du  nom  latin 
de  l'alun  (jilumen),  dont  elle  est  un  des  principes  constituants,  et 
d'où  on  la  retire  encore  tous  les  jours  à  l'état  de  pureté.  Elle  est 
blanche,  douce  au  toucher,  insipide,  inodore,  insoluble  dans 
l'eau,  mais  faisant  pâte  avec  elle,  lorsqu'elle  n'a  pas  été  cal- 
cinée. Sous  le  môme  état,  elle  est  facilement  soluble  dans  les 
acides,  d'où  elle  est  précipitée  par  les  alcalis.  Ainsi  précipitée, 
elle  se  redissout  facilement  dans  la  potasse  et  la  soude  caustiques, 
mais  non  dans  l'ammoniaque  ni  dans  le  carbonate  d'ammo- 
niaque. 

L'alumine  est  peut-être,  après  la  silice,  la  matière  la  plus  abon- 
dante de  la  croûte  solide  du  globe.  Non-seulement,  en  raison  du 
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feldspath  qui  la  conlient,  elle  fait  partie  des  terrains  primitifs, 
dont  la  masse  est  incomparablement  plus  grande  que  celle  de 
tous  les  autres  terrains  réunis;  mais  elle  entre  aussi,  comme  par- 
tie importante,  dans  les  schistes  des  terrains  intermédiaires,  dans 
les  argiles  des  terrains  secondaires  et  tertiaires,  et  dans  le  terrain 
meuble  qui  les  recouvre  tous  et  qui  sert  de  réceptacle  à  la  végéta- 
tion. L'alumine  est  donc  un  des  corps  les  plus  abondants  deia 
nature  ;  mais  nous  n'avons  à  la  considérer  ici  que  dans  les  espèces 
minérales  qui  la  présentent  presque  pure  ou  native,  et  dans  celles 
où  elle  entre  comme  principe  défini  et  électro-positif.  Voici  Ténu- 
mération  de  ces  minéraux,  dont  nous  n'examinerons  que  les 
mieux  définis,  les  plus  répandus  ou  les  plus  utiles  : 

1**  Aluminium  oxydé  ou  alumine  native,  —  Elle  constitue  les 
pierres  précieuses  connues  sous  les  noms  de  corindon^  télésie^  m- 
bis  orientait  saphir  oriental,  etc.,  eli'émeri,  qui  sont  tous  réunis 
aujourd'hui  en  une  seule  espèce  sous  le  nom  de  corindon; 

2**  Alumine  hydratée.  —  On  en  connaît  trois  espèces  nommées 
gypsite,  diaspore  et  hydrargilite  ; 

3"  Alumine  mellitatée  ou  mellite; 

4**  Alumine  sous-sulfatée  et  sulfatée; 

5"  Alumine  sous- fluorée  ou  fluélite.  —  Minéral  très- rare,  proba- 
blement composé  d'alumine  et  de  fluorure  d'aluminium,  d'après 
un  essai  de  Wollasloii  ; 

6"  Alumine  phosjfhatée .  —  Ce  composé  ne  se  trouve  jamais  pur; 
mais,  combiné  ou  mélangé  à  d'autres  phosphates,  il  constitue  un 
certain  nombre  de  minéraux  connus  sous  les  noms  de  fischérite 
ou  péganite,  turquoise  y  amblygonite,  klaprothine^  etc.  ; 

7"  Alumine  fluosilicatée  ou  topaze; 

8®  Alumine  silicatée  et  hydrosilicotée  dont  il  existe  un  grand  nom- 
bre d'espèces  soit  simples,  soit  combinées  à  d'autres  silicates. 

Alamiae  aatUe  ou  Coriadoa. 

Cette  substance  est  la  plus  dure  de  toutes  après  le  diamant.  L^ 
diamant  est  donc  le  seul  corps  qui  puisse  la  rayer  et  elle  raie  tous 
les  autres.  Elle  pèse  4  ;  elle  est  infusible  au  chalumeau,  et  elle  J 
prend  une  belle  couleur  bleue,  lorsqu'elle  a  été  préalablement 
pulvérisée  et  imbibée  de  nitrate  de  cobalt. 

Le  corindon  se  trouve  sous  trois  formes  principales  :  {•cristal- 
lisé et  transparent,  formant  des  pierres  précieuses  d'un  très-grand 
prix  ;  2®  cristallisé  et  opaque  {spath  adamantin^  corindon  harmo- 
phanedQ  Haiiy),  ayant  une  valeur  purement  scientiiique;  3*  en 
masses  granulaires  dont  la  poudre  est  très-usitée,  sous  le  noflO 
d'émer/,  pour  le  polissage  des  corps  durs. 
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La  forme  primitive  du  corindon  cristallisé  est  un  rhomboèdre 

aigu  (/(y.  150),  doot  les  faces  d'un  même  sommet  sont  inclinées 

entre  elles  de  86°  3S,  et  celles  d'un  sommet  sur  l'autre  de  93° âï, 


Ftg.  ISO.  —  Carinaon.  Flg.  ISI .  —  Carimlon. 

et  c'est  cette  forme,  identique  avec  celle  du  fer  oligiste  ou  sesqui- 
oxyde  de  fer,  qui  a  fait  admettre  que  l'alumine  est  composée  de 
i  molécules  de  métal  et  de  3  molécules  d'oxygène.  Ses  formes  les 
plus  ordinaires  sont:  i'  un  prisme  hexaèdre  {/îg.  J51)  qui  peut 


ètrepurou  modifié,  sur  trois  angles  alternatifs  des  deux  bases, 
]tar  des  facettes  appartenant  au  rhomboèdre  primitif;  2°  plusieurs 
dodécaèdres  triangulaires  isocèles  aigus,  provenant  de  décroisse- 
menls  différemment  inclinés  sur  les  arêtes  culminantes  du  rhom- 
boèdre. Ces  dodécaèdres  peuvent  être  isolés,  comme  dans  les 
figures  153  et  1S3,  ou  réunis  sur  le  même  cristal,  comme  dans  la 


Dgure  i: 
figures 
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54,  OU  séparés  et  tronqués  aux  sommets  comme  dans  les 
t55et  156,  etc.  Certains  cristaux  d'i^ne  transparence  dd 
peti  imparfaite  et  à  arëles  arrondies,  taillés 
perpendiculairement  à  l'axe  et  surtout  m  «- 
bockoti,  c'est-à-dire  en  surrace  arrondie,  of- 
frent, lorsqu'on  les  place  entre  i'œil  et  nae 
vive  lumière,  un  étoile  blancb&lre  à  lii 
rayons  qui  porte  le  nom  à'asiérie.  Le  corindon 
possède  la  double  réfraction  à  un  faible  de- 
gré. 

Le  corindon  varie  beaucoup  dans  sa  coolenr 
et  sa  transparence  :  ce  D'est  que  lorsqu'il  est 
parfaitement  transparent  et  d'une  couleur  Tin 


qu'il  a  du  prîjf.  Le  plus  estimé  est  le  rouge,  nommé  rubù  ona- 
tal,  dont  le  prix  surpasse  même  celui  du  diamant  (1). 
Après  Tient  le  corindon  bleu  ou  »apkir  viental; 

—  jiiune       topaze  orientale  ; 

—  verl        émeraude  orientale  ; 

—  violet      amélliyste  orientale; 

—  limpide  et  incolore,  dit  saphir  blane. 
On  joint  à  toutes  ces  appellations  le  surnom  oriental,  ponr  dii- 

tinguer  ces  gemmes,  toutes  fort  rares  et  d'un  prix  très-élsï^i 
d'autres  pierres  semblables  pour  la  couleur,  mais  d'une  compo- 
sition bien  différente. 

Ainsi  le  saphir  d'eau,  ou  cordiérile,  est  une  pierre  violette  tw 
bleuâtre,  composée  d'alumine  et  de  magnésie  silicatées. 

La  topaze  du  Brésil,  ou  topaze  simplement  dite,  est  de  l'alaDiDï 
fluosilicatée.  ' 

La  topaze  de  Bohême,  ou  topaze  d'Inde,  est  du  quartt  hyalin  jaun^- 

Vémeraude  du  Pérou,  ou  émeraude  simplement  dite,  est  unsil'" 
cate  de  gliicine  et  d'alumine. 

(I)  A  la  ïpnto  des  piarres  tliiea  de  M.  do  Dré«,  un  trèa-beaD  dUmMl* 
S  grains  a  été  vendu  m)Q  francs,  et  un  rubis  du  mQoie  poids  t,000  friaa>C° 
autre  nibis  de  10  grains  a  été  vendu  H,(KN)  francs. 
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l/améihyste  commune  est  du  quartz  hyalin,  violet. 
-  Toutes  ces  pierres  peuvent  être  facilement  distinguées  du  co- 
rindon par  leur  dureté  moindre  et  par  leur  densité  respective. 

Le  corindon  cristallisé  est  formé  d'alumine  sensiblement  pure, 
comme  on  le  voit  par  l'analyse  d'un  saphir  bleu,  faite  par  Kla- 
prothy  et  qui  adonné,  sur  100  parties. 

Alumine 98,5 

Ghdux 0,5 

Oxyde  de  fer. . . .        1 

Toutes  les  antres  analyses  offrent  des  quantités  variables  de 
silice;  mais  comme,  à  l'époque  où  elles  ont  été  faites,  on  trouvait 
de  la  silice  dans  tous  les  aiuminates  naturels  qui  n'en  contiennent 
pas,  en  raison  de  leur  grande  dureté  et  de  leur  action  corrodante 
sur  le  mortier  d'agate  qui  servait  à  les  pulvériser,  il  est  probable 
qu'il  en  a  été  de  même  pour  la  plupart  des  corindons  analysés. 

Le  corindon  cristallisé  forme  une  partie  constituante  acciden- 
telle des  terrains  primitifs.  On  le  trouve  dans  la  Gbine  et  au  Thi- 
bet,  dans  un  granité  à  feldspath  rougeâtre  et  à  mica  argentin. 
Dans  l'Inde  il  est  accompagné  d'amphibole,  d'épidote,  de  zircon, 
de  fer  oxydulé,  etc.  Dans  le  Piémont,  il  est  disséminé  dans  un 
micaschiste;  mais  on  le  trouve  plus  fréquemment  dans  les  sables 
qui  proviennent  de  la  décomposition  des  roches  primitives,  mé- 
langé, selon  les  contrées,  au  diamant,  à  l'or,  au  platine,  au  zircon, 
à  la  topaze,  au  fer  titane,  etc.  On  le  trouve  en  France  dans  les 
ruisseaux  d'Expailly  et  du  Puy. 

Le  corindon  granulaire  ou  emert' appartient  aux  terrains  primitifs 
talqueux  et  micacé.  On  le  trouve  en  Europe,  principalement  en 
Saxe  et  dans  l'Ile  de  Naxos.  Il  est  en  masses  amorphes,  très-dures, 
ordinairement  couvertes  de  mica.  A  Tinlérieur,  tantôt  ces  masses 
granulaires  sont  presque  aussi  pures  que  le  corindon  cristallisé, 
tantôt  elles  contiennent  à  l'état  de  mélange,  et  constituant  plutôt 
une  roche  composée  qu'un  minéral  simple,  une  quantité  plus  ou 
moins  grande  de  fer  oxydulé  et  probablement  titane  ;  en  voici 
deux  analyses  : 

Émeri  de  Naxos,  émeri  de  Naxos, 
par  Tennant.        par  Tanquelin. 

.  Alumine 8i  53 

Silice 3  12,60 

Oxyde  de  fer 4  24,66 

Chaux »  i,66 

Perte »  7,19 

L'émeri  pulvérisé  sert  à  user  et  polir  les  métaux,  les  glaces  et 
les  pierres  précieuses.  On  le  broie  entre  deux  meules  d'acier  et 
on  le  délaie  dans  l'eau,  qui  l'abandonne  ensuite  par  le  repos  sous 
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plusieurs  états  de  finesse  commandés  par  l'usage  auquel  il  esl 
destiné. 

Alumime  hydratée. 

Hydrargilite,  —  Hydrate  d'alumine  trouvé  à  Achmatowsk,  près 
de  Slatoust  dans  TOural.  II  est  cristallisé  en  prismes  hexaèdres 
réguliers  ou  en  prismes  à  douze  faces  qui  résultent  de  la  combi- 
naison des  deux  prismes  hexaèdres  du  système  rhomboédrique. 
Il  est  d'un  blanc  rougeâtre,  translucide  et  fortement  nacré  sur  les 
bases.  Il  est  rayé  par  la  chaux  carbonatée;  il  devient  blanc  et 
opaque  au  chalumeau.  G.  Rose  a  constaté  que  ce  minéral  était 
formé  seulement  d*eau  et  d'alumine,  mais  il  n'en  a  pas  4éterminé 
les  proportions.  D'après  l'analyse  de  Hermann  et  de  Kobell,  sa 
composition  serait  de  65,5  d*alumine  et  de  34,5  d'eau  en  poids; 
ce  qui  répond  à  la  formule  A1*0*,3H0. 

On  rapporte  à  cette  espèce  comme  variété  la  Gibbsite;  sub- 
stance blanchâtre  ou  verdâtre,  non  cristallisée,  rayant  la  chaux 
sulfatée,  pesant  2,4;  donnant  beaucoup  d'eau  à  la  distillation, 
se  colorant  en  bleu  par  la  calcination  avec  le  nitrate  de  cobult. 
Soluble  dans  les  acides  minéraux  et  offrant  les  réactions  des  com- 
posés alumineux.  Composition,  suivantM.  Torrey  : 

Oxygène. 

Alumino 64,8        30,26        i 

Eau 34,7        30,84        i 

Formule  :  Al^-f-  3H. 

La  gibbsite  a  été  trouvée  sous  forme  de  petites  masses  mame- 
lonnées ou  de  stalactites,  dans  une  mine  de  manganèse,  à  Riche- 
mond,  dans  le  Massachusets. 

Alumine  hydratée  fetrifère  ou  diaspore,  —  Substance  d'un  gris  de 
perle  ou  d'un  gris  brunâtre,  en  cristaux  allongés  imparfaits,  ou 
en  masses  bacillaires  très- plates,  dont  le  clivage  paraît  conduire 
à  un  prisme  oblique  non  symétrique.  Elle  est  assez  dure  pour 
rayer  le  verre;  mais  elle  esl  très-fragile  ;  elle  pèse  3,432  à  3,452; 
elle  décrépite  par  la  chaleur  et  dégage  de  l'eau;  elle  est  infusible 
au  chalumeau  et  y  bleuit  par  le  nitrate  de  cobalt.  Les  acides  con- 
centrés l'attaquent  à  peine.  Diverses  analyses  ont  donné  de  75 
à  78  d'alumine  ;  4,5  à  7,8  d'oxyde  de  fer  ;  13  à  15  d'eau,  plus  des 
quantités  minimes  de  chaux,  de  magnésie  et  de  silice.  For- 
mule :  (Ai  Fe)  +  H. 

Alumine  mellitatée. 

Mellite  ou  Honigstein,  —Substance fort  singulière  qui  nous  offre 
l'alumine  combinée  avec  un  acide  organique  :  aussi  la  trouve-t-OQ 
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seulement  avec  le  succin,  dans  les  dépôts  de  lignite.  Elle  est  très- 
rare,  et  a  été  trouvée  principalement  à  Arten,  en  Thuringe.  On 
Ta  regardée  autrefois-comme  du  succin  cristallisé.  Klaproth  en 
a  fait  connaître  la  nature  et  en  a  retiré  l'acide  meilitique.  C*est 
uo  acide  cristallisable,  d'une  saveur  fortement  acide,  inaltérable 
â  l'air,  décomposable par  le  feu.  Il  est  très-soluble  dans  Teau,  solu- 
1)le  dans  l'alcool,  inaltérable  par  l'acide  nitrique.  Il  a  été  analysé 
par  M.  Liebig,  qui  avait  pensé  d'abord  qu'il  était  formé  à  l'état 
anhydre  deC*0',  de  môme  qu'on  admet  encore  que  l'acide  oxali- 
<|ue  anhydre  ne  contient  que  C^O^.  Mais  aujourd'hui  M.  Liebig 
pense  que  le  véritable  acide  meilitique,  le  seul  d'ailleurs  que  l'on 
obtienne,  =  C^O^H'.  Cet  acide  se  combine  aux  oxydes  métalliques, 
môme  à  ceux  de  plomb  et  d'argent,  sans  décomposition;  car  le 
meîlitate  d'argent,  séché  à  100  degrés,  =  C*H«0*  +  AgO.  Ce  n'est 
qu'à  180  degrés  qu'il  perd  H«0  et  que  le  sel  devient  C^O»  +  AgO  = 
C^O^Ag;  c'est-à-dire  que,  dans  cet  état,  sa  composition  peut  ôtre 
représentée  par  de  l'oxyde  de  carbone,  plus  de  l'argent. 

Le  mellite  a  l'apparence  extérieure  du  succin  jaune  de  miel;  il 
esl  transparent,  réfracte  fortement  la  lumière  et  prend  Télectri- 
cité  rébineuse  par  le  frottement.  Il  cristallise  en  octaèdre  obtus  à 
base  carrée  {fig,  157),  en  octaèdre  basé  ou  épointé  {fig.  158),  ou 


Fig.  157.  —  Alumine 
mellitâlée. 


Fig.  158.  — Alumine 
mcUiUtée. 


Fig.  159.  —  Aiumiuc 
meliiutée. 


eo  dodécaèdre  irrégulier  {fig.  i59).  Il  pèse  1,58  à  1,66  ;  il  fournit 
de  l'alumine  blanche  par  la  calcinalion  ;  il  se  dissout  dans  les 
acides  et  les  alcalis  caustiques* 

Pour  en  retirer  l'acide  meilitique,  on  le  traite,  pulvérisé,  par 
le  carbonate  d'ammoniaque  ;  on  fait  cristalliser  le  meîlitate  d'am- 
moniaque, on  le  redissoul  dans  l'eau,  on  le  précipite  par  l'acétate 
de  plomb  et  l'on  décompose  le  meîlitate  de  plomb  par  le  sulfide 
hydrique. 

Alumine  sulfatée. 

Sous  cette  simple  dénomination,  je  ne  traiterai  pas  des  aluns 
naturels^  qui  sont  des  composés  de  sulfate  d'alumine  avec  des 
sulfates  de  potasse,  de  magnésie  ou  de  fer  ;  je  ne  traiterai  pas  non 
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plus  de  Yalunit€y  qui  est  un  alun  de  polasse  rendu  insoluble  par 
un  excès  d'alumine,  celte  substance  devant  trouver  sa  place 
parmi  les  composés  potassiques;  mais  je  parlerai  de  trois  sulfates 
d'alumine  simplement  hydratés  que  Ton  trouve  en  différentes 
localités. 

1*  Alumine  sulfatée  hydratée^  webstérite  ou  aluminite.  —  Ce  mi- 
néral a  été  trouvé  anciennement  dans  les  environs  de  Hall,  en 
Saxe;  en  1813,  M.  Webster  en  a  observé  un  nouveau  gisement 
dans  le  terrain  de  craie,  à  New-Haven,  sur  la  côte  du  Sussex; 
depuis,  Brongniart  Ta  retrouvé  dans  le  terrain  tertiaire  d'Au- 
tenil  et  Dufrénoy  dans  le  même  terrain,  à  Lunel-Vieil  (Gard). 

Dans  tous  ces  gisements,  la  webstérite  est  blanche,  terreuse, 
douce  au  toucher,  et  tache  les  doigts  à  la  manière  de  la  craie. 
Elle  pèse  1,66.  Celle  de  Hall  et  du  Sussex  a  toute  Tapparence  de 
la  craie;  celle  d'Auteuil  et  de  Lunel-Vieil  présente  une  struclurc 
un  peu  oolitique.  Malgré  cette  différence»  la  composition  chimi- 
que du  minéral  est  partout  la  même,  et  la  parfaite  concordance 
des  analyses  montre  qu'il  est  formé  de  : 

Alumine 29,79         i  molécule. 

Acide  sulfnriquc .        23,25  i 

Eau 46,96  9 


•••       ••• 


Formule  :  Al  S  -f  9H. 

La  webstérite  ressemble  à  tous  les  corps  blancs  et  d'apparence 
terreuse,  tels  que  la  silice  terreuse^  certaines  argiles  blanches^  la 
craiCy  la  magnésie  carbonatée  ou  silicalée  et  d'autres.  Elle  se  dislin- 
gue de  toutes  ces  substances  par  la  propriété  d'être  dissoute  par 
les  acides,  sans  effervescence  et  sans  résidu. 

V  Alumine  sous-sulfatée  hydratée,  —  trouvée  par  M.  Basterot  à 
la  montagne  de  Bernon,  près  d'Épernay.  L'analyse  faite  par 
Lassaigne  a  donné  : 

Oxygëoe.        Rapports. 

Alumine 39,70  18,54  9 

Acide  sulfurique 20,06  12,00  C 

Eau 39,94  35,o0  18 

SuUate  de  chaux 0,30  »  » 


«..   ... 


Formule  :  Al»  S»  +  1 8H. 

^^  Alumine  trisulfatée  hydratée  y  alunogène,  — Substance  blanche, 
fibreuse,  d'une  saveur  acerbe,  donnant  de  l'eau  et  de  l'acide 
sulfurique  par  l'action  du  feu.  Elle  se  dissout  dans  l'eau  et  forme 
avec  l'ammoniaque  un  précipité  gélatineux  qui  se  redissout  dans 
la  potasse  caustique.  On  la  trouve  dans  les  solfatares  de  Pouzzoles 
et  de  la  Guadeloupe.  M.  Boussingault  l'a  également  observée  dans 
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les  schistes  intermédiaires  qui  bordent  le  Rio-Saldana,  dans  la 
Colombie.  Elle  parait  varier  par  la  quantité  d'eau  qu'elle  con- 
tient. 

Ahmogéne  de  la  Guadehupe,  par  Beudant, 

Oiygène.  Rapports. 

Alumine 16,76  7,83  3 

Adde  sulfuriquc 30,94  23,90  9 

Eau 36,44  32,39  \2 

Alun  de  potasse 4,58             »  » 

Sulfate  de  fer i,H            »  » 

Formule  :  AÏS»  +  !  2H. 

Alunogène  de  Rio-Saidaua,  par  M,  Boussingault. 

Ozygèae.  Rapports. 

Alumine 16,00  7,47  3 

Acide  sulfuriquc 36,40  21,79 

Eau 46,60  41,25  18 

Oxyde  de  fer 0,04  »  » 

Chaux 0,02  »  » 

Argile 0,04  »  » 

Formule  :  AlS»  +  1«H. 

H^mTellite  ou  alumiBe  phosjibatée. 

C'est  un  phosphate  hydraté  d'alumine,  qu'on  ne  connaît  que 
sous  la  forme  d'aiguilles  déliées,  prismes  rhombiques  droits,  d'un 
éclat  vif  ou  nacré  formant  des  globules,  des  mamelons  ou  des 
stalactites  à  structure  radiée.  On  a  tout  d'abord  trouvé  cette 
substance  dans  le  Devonsbire  et  dans  le  Cornouailles,  et  depuis 
eu  bien  d'autres  localités,  en  Irlande,  en  Bohême,  en  Saxe,  en 
Hongrie,  au  Groenland,  aux  Étals-Unis',  au  Mexique  et  au  Brésil.  Sa 
densité eftt  2,3.  Elle  contient  35,3  d'acide  phosphorique,  38  d'alu- 

•  •    •••  • 

mine  et  26,  d'eau  et  correspond  à  la  formule  :  P*Al^,H**. 

A  la  wavellite  se  rattachent  deux  minéraux  qui  ressemblent 
beaucoup  à  l'alumine  hydratée,  et  qui  ont  reçu  les  noms  de  fisché- 
rite  et  de  pégantte.  Le  premier  est  sous  forme  de  petites  feuilles 
cristallines  ou  de  petits  prismes  à  six  faces  qui  paraissent  être  ré- 
guliers. L'analyse  a  donné  : 

Fiscbérite.         Péganite  de  Saxe. 

Alumine 38,47  44,49 

Acide  phosphorique 29,03  30,49 

Eau 27,50  22,82 

Oxydes  de  fer,  de  manganèse  et 

decuivre 2  2,20 

Phosphate  de  chaux 3  » 

i  00,00  100,00 
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L'alumine  phosphatée  se  trouve  aussi  mélangée  a?ec  d'autres 
phosphates  et  constitue  quelques  minéraux  que  nous  De  pouTOos 
entièrement  passer  sous  silence. 

1*  Alumine  phosphatée plombifère,  —  On  a  trouvé  dans  l'ancienne 
mine  de  cuivre  de  Rosières,  département  du  Tarn,  des  stalactites 
assez  volumineuses  formées  de  couches  concentriques  différem- 
ment colorées  en  vert,  en  vert  jaunâtre  ou  en  brun,  mais  dont  le 
centre  est  occupé  par  une  substance  poreuse  et  grenue  d'un 
jaune  d'ocre  pâle,  dont  Berthier  a  déterminé  la  composition,  et 
qui  contient  : 

Oiygéne.  Rapports. 

Alumine 23  40,74  8  24 

Oxyde  de  plomb 10  0,72  j  .  no  i  o 

—    de  cuivre 3  *    0,61)'''^'*  *  ^ 

Acide  phospboriquc 25  14,19  10,6  30 

L'au 38  33,79  25,4  76 


•  •  a  . 

•••        ...  .  .  .  . 


Formule  :  Al«P*  4.  Pb  j  »  P«  -f-  76H  ou  Al'F»  •+-  Pb  j  »£-h  76H. 

Cu)  "       Cu)  ■" 

S^  Alumine  phosphatée  cuprifère  ou  turquoise.  —  Substance  d'un 
bleu  céleste,  d'un  bleu  verdâtre,  ou  verte,  opaque  on  faiblement 
translucide,  un  peu  plus  dure  que  la  chaux  phosphatée,  et  suscep- 
tible de  prendre  le  poli.  Elle  pèse  de  2,836  à  3.  Elle  est  infusible 
au  chalumeau  et  insoluble  dans  les  acides.  Elle  parait  être  de 
composition  variable,  d'après  les  analyses  suivantes  : 

Bleue  de  ciel.  Verte. 

Par  John.  Par  Hcrmann. 

Alumine 44,50  47,45  50,75 

Acide  phosphoriquo 30,90  27,34  5,64 

0\yde  de  cuivre : . . . .  3,73  2,02  1,42 

—  de  fer 1,80            «,iO  i,10 

—  de  manganèse »  0,50  0,60 

Kau 19,00  i8,l8  18,13 

Silice »               »  4,26 


•  • 


Phosphate  de  chaux  (Ca'P).  »  3,61  18,10 

99,95        i  00,20        100,00 

L.i  turquoise  est  une  pierre  très-recherchée  et  qui  se  maintient 
à  des  prix  très-élevés.  Elle  provient  des  environs  de  Muschad,  en 
Perse.  Elle  forme  des  rognons,  gros  au  plus  comme  des  noisettes, 
dans  une  argile  ferrugineuse  qui  remplit  les  fissures  d'un  schiste 
siliceux.  On  lui  substitue  souvent  soit  un  émail  artificiel  coloré 
en  bleu  verdâlre,  soit  des  dents  de  mammifères  fossiles,  colo- 
rées en  bleu  par  du  phosphate  de  fer,  et  que  l'on  trouve  à  Auch, 
dans  le  département  du  Gers,  et  dans  d'autres  lieux.  Celles-ci, 
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teancoup  plus  tendres  que  la  yéritable  turquoise,  se*dissolvent 
d'ailleurs  dans  les  acides,  et  répandent  au  feu  une  odeur  animale. 
On  les  nomme  turquoises  de  la  nouvelle  roche;  eiies  ont  très-peu 
de  valeur. 

3*  A  htmine  phosphatée  magnésifère,  klaprothine,  blauspath,  lazu- 
hte.  —  Le  nom  de  lazulite,  que  les  minéralogistes  allemands  don- 
'  oent  à  cette  substance,  tendant  à  la  faire  confondre  avec  le  vérita- 
ble lapù  lazuli  qui  produit  l'outremer  naturel,  il  convient,  si  l'on 
veut  la  désigner  par  un  nom  univoque,  d'adopter  celui  de  klapro- 
thine^  qui  a  été  proposé  par  Beudant.  Cetle  substance  se  trouve 
cristallisée  ou  en  petites  masses  amorphes  dans  les  fluures  des 
schistes  argileux,  comme  à  Schlamming,  près  de  Werfen  en 
Salzbourg;  ou  dans  les  micaschistes  ou  roches  de  quartz 
subordonnées  de  Miirzthal  près  de  Krieglacb,  et  de  Wald- 
bach  près  de  Vorau,  en  Styrie  ;  à  Wienerisch-Neustadt,  en  Au- 
triche ;  etc. 

Les  cristaux  sont  des  prismes  rectangulaires  presque  carrés  ou 
des  cristaux  octogones  assez  compliqués,  qui  dérivent  d'un  prisme 
droit  rhombofdal  de  Oi^"  10'  et  88*"  50^.  Elle  est  d'une  belle  couleur 
bleue,  presque  opaque  et  d'un  éclat  vitreux.  Elle  raye  le  verre, 
mais  est  rayée  par  le  quartz.  Elle  pèse  3,056;  elle  donne  de  Teau 
par  la  calcination;  elle  se  boursoufle  au  chalumeau  et  y  prend 
UQ  aspect  gris  vitreux,  mais  elle  ne  s'y  fond  pas. 

La  klaprothine  a  été  analysée  par  Klaproth,  Brandes,  Fudhs 
et  M.  Rammelsberg  (1).  Les  amilyses  présentent,  sur  100  parties, 
38  à  43  d'acide  phosphorique  ;  29  à  34  d'aï  umine ,  9  à  13  de  magné- 
sie; 2  à  10  de  protoxyde  de  fer,  dont  la  quantité  est  générale- 
ment inverse  de  celle  de  la  magnésie  ;  une  petite  quantité  de  chaux  ; 
3  à  6  (i'eau,  et  une  quantité  variable  de  silice  que  M.  Ram- 
melsberg^egarde  comme  étrangère  au  minéral,  pour  lequel  il 


•t«  ••• 


adopte  la  formule  2M<ç  l  P  +  AI*P»  +  6H. 


Alamlne  flaoslllc«iée  ou  Topaze. 

Substance  vitreuse  qui  se  présente  presque  toujours  en  cristaux 
qui  dérivent  d'un  prisme  droit  rhomboïdal  de  124«  20'  et56M0' 
{fig.  160).  Les  deux  angles  obtus  du  prisme,  formés  par  l'incidence 
antérieure  et  postérieure  des  faces  M,  existent  très-souvent;  mais 
les  deux  angles  latéraux  3ont  toujours  remplacés  par  deux  facettes, 

(1)  Rammelsberg,  Annuaire  di  chimh,  1846,  p.  318. 

GunouAT,  Drogues,  7«  édit.  T.  I.  2Î 
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comme  on  le  voit  dans  les  figures  161, 162  et  163,  qui  préseDleol, 
en  outre,  trois  terminaisons  difTérenles  du  mCme  prisme;  lepK- 
mier  Étant  terminé  par  un  pointement  à  quatre  faces,  le  deuijtme 
par  un  biseau  et  le  troisième  pa^Doepl^ 
lie  de  la  base  du  cristal  primitif.  Ctfirni 
formes  dominantes  peuvent  ensuite  Aire 
modifiées  par  un  nombre  plus  on  moioi, 
considérable  de  facettes,  tant  termiiuki 
que  latérales;  mais  on  les  recoanalt tou- 
jours plus  ou  moins,  et  elles  peuvent  smir 

"'"  '"rticâi^'" ^  déterminer  l'originedes  cristaux,  la  pK- 

mière  forme  étant  propre  aux  lopaui  du 
Brésil,  la  deuxième  caractérisant  surtout  la  topaie  de  Sibérie,  cl 
la  troisième  la  topaze  de  Saxe.  Bulin  il  arrive  très-souveol  que 
les  quatre  facettes  latérales  s'accroissent  au  point  de  faire  tlispi- 
raltre  presque  complètement  ou  complètement  les  faces  primi- 


^fe^ 


Fil,'.  161.  —  Alumiiic  ■no-         Fig.  ISl.  —  Atoains  Obo-         FiK<  l«l.  —  ilgaiiei» 

uUcit«e.  tili«l««.  lilictl*!. 

tives  M  ;  et  comm.e  ces  quatre  nouvelles  faces  font  entre  elles  d» 
angles  de  93*  et  Hl"  environ,  il  en  résulte  que  les  cristaai  ^ 
topaze  oiïrent  très-souvent  la  forme  de  prismes  presque  carrés. 
Celte  forme  dominante,  jointe  à  ce  que  les  faces  présentent  tou- 
jours des  cannelures  hngùudinalei,  devient  alors  caractérisUqiK 
pour  la  topaze.  Tous  les  cristaux  offrent  en  outre  un  clivage  tiis- 
facile  suivant  la  ba^e  du  prisme,  ce  qui  est  cause  que  les  criil»» 
jt  deux  sommets  sont  rares,  leur  fracture  se  faisant  conslammei' 
dans  celle  dlreclioa. 

Un  trouve  à  Allenbei^,  en  Saxe,  une  variété  de  topaze  en  lirg« 
prismes  cimnelés  et  accolés  dans  le  ^ens  de  leur  longueur,  iloot 
on  a  fait  pendant  quelque  temps  une  espèce  parliculîëre,  sous  !< 
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Domdepycnite,  Hisinger  et  Berzeiius  enl  aussi  décrit  sous  le  nom 
de  pyrophyscUite  une  topaze  en  cristaux  volumineux,  opaques  et 
d'un  blanc  verdâtre,  trouvée  à  Finbo,  en  Suède. 

La  topaze  pèse  de  3^5  à  3,5i.  Elle  raye  Fortement  le  quartz,  mais 
iljfcesl  rayée  par  la  cymophane  et  le  corindon  ;  elle  peut  acquérir 
deux  pôles  électriques  par  la  chaleur;  elle  acquiert  Télectriciti 
résineuse  par  le  frottement  ou  la  pression  et  la  conserve  pendant 
plusieurs  heures;  elle  possède  deux  axes  de  double  réfraction 
dont  l'angle  n'est  pas  constant  pour  les  différentes  variétés. 
Elle  est  inattaquable  par  les  acides  et  infusible  au  chalumeau. 
La  variété  jaune  du  Brésil,  chauffée  dans  un  creuset,  prend 
une  couleur  rosée  analogue  à  celle  du  rubis  balais,  et  ce  pro- 
cédé est  souvent  employé  par  les  lapidaires  pour  simuler  cette 
dernière  pierre.  La  topaze  de  Saxe  soumise  à  Faction  du  feu,  loin 
d'éprouver  le  même  effet,  perd  au  contraire  sa  couleur  et  blan- 
chit. 

Quoique  la  topaze  emporte  avec  elle  l'idée  d'une  pierre  jaune, 
puisque  l'on  dii  jaune  de  topaze,  et  qu'on  a  donné  le  nom  de  topaze 
àdes  gemmes  qui  n'ont  d'aulre  caractère  commun  que  la  couleur 
jaune,  cette  couleur  cependant  ne  lui  est  pas  tellement  inhérente 
qu'on  n'en  trouve  de  roses,  de  bleues,  de  vertes  et  d'incolores. 
Les  topazes  du  Brésil  sont  généralement  d'un  jaune  foncé  ;  mais 
uD  en  trouve  de  parfaitement  incolores  auxquelles  on  donne  le 
Dom  de  goutte  d'eau.  Les  topazes  de  Saxe  sont  d'un  jaune  paille, 
el  celles  de  Sibérie  et  d'Ecosse  d'une  teinte  bleuâtre  analogue  à 
celle  de  l'aigue-marine. 

De  même  que  les  autres  pierres  précieuses^  la  topaze  appartient 
aux  terrains  primitifs.  Elle  se  trouve  à  Finbo  et  en  Sibérie,  dans 
les  pegmatites  et  les  granités;  en  Bohême  et  en  Ecosse,  dans  le 
gneiss  ;  ftn  Saxe  et  au  Brésil,  dans  le  micaschiste. 

A  Schneckenstein,  près  d'Auerbach  en  Saxe,  elle  forme,  avec 
le  quartz  et  le  mica,  une  roche  particulière  nommée  topasfds  ou 
roche  de  topaze,  qui  en  contientdes  cristaux  très- prononcés.  Enfin 
on  la  trouve  en  cristaux  roulés  dans  les  terrains  de  transport  qui 
proviennent  de  la  destruction  des  terirains  primitifs  ci-dessus  in- 
diqués, et  principalement  à  Villarica'&xx  Brésil.  11  est  remarquable 
que  ces  topazes  roulées  appartiennent  presque  toutes  à  la  variété 
bleuâtre  et  semblable  à  Taigue-marine. 

La  topaze  doit  avoir  une  composition  constante,  quoiqu'elle 
soit  peut-être  encore  mal  connue,  car  les  analyses  faites  par 
Berzeiius  sur  celles  de  Saxe,  du  Brésil  et  de  Finbo,  ont  donné 
presque  exactement  les  mêmes  résultats,  en  silice,  alumine  et 
acide  fluorhydrique.  En  calculant  ces  résultats  dans  l'hypothèse 
que  ce  n'est  pas  de  l'acide  fluorhydrique  qui  existe  dans  la  topaze^ 
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mais  bien  du  fluor,  M.  Mosander  lésa  représentés,  en  moyentie 
par  : 

Rapports  noléevlairvs. 

Acide  silicique 34,20     x     i,764    —      60         6 

Alumine 57,85     x     i,o57    —      fO         »      • 

Fluor ri,02     X     8,496    —     i27        12 

i  07,07 

L'excès  de  7,07  provenant  de  l'oxygène  de  la  portion  d'alumJDe 

dont  le  métal  est  combiné  au  fluor,  si  des  9  molécules  d'alumine 

on  en  déduit  2  pour  le  fluor,  il  en  reste  encore  7  dont  6  doitent 

être  combinées  à  la  silice  et  1  au  fluorure  d'aluminium  ;  de  sorte 

•  ••  •••••• 

que  la  formule  de  la  topaze  devient  2A1 F^,  A  l  +6  (A  l  S  i). 

D  après  des  analyses  plus  récentes,  M.  Forchhammer  pense  que 
la  topaze  est  composée  de  : 

Acide  silicique 35,27 

Alumine 54,92 

Fluor 17,14 

107,33 

Formule  :  2Al^  F»  -+-  5 Al  Si. 

M.  Forchhammer  a  trouvé,  comme  Berzelius,  que  la  pycnile 
avaii  une  composition  un  peu  différente.  L'analyse  a  fourni  un 
peu  moins  d'alumine,  plus  de  silice  et  plus  de  fluor. 

Alumine  nillcatée. 

Il  existe  un  grand  nombre  de  silicates  d'alumine  qui  varient 
suivant  trois  circonstances  principales,  savoir:  1  *  l'absence  ou 
la  présence  de  l'eau  combinée;  2*  les  proportions  reUtives  de 
silice  et  d'alumine;  3**  l'adjonction  au  silicate  d'alumine  d'un 
autre  silicate  appartenant  à  un  métal  chroïcolyle,  terreux  (Mi 
alcalin.  Pour  mettre  de  Tordre  dans  ces  nombreux  composés^ 
nous  les  diviserons  d'abord  en  silicates  anhydres  et  en  silicate* 
hydrates.  Ensuite,  dans  chaque  section,  nous  distinguerons  le* 

silicates  simples  de  la  formule  générale  AI"  Si",  dans  lesquels  W 
sesquioxyde  de  fer  viendra  quelquefois  remplacer  en  partie  Talo* 

mine,  des  silicates  doubles  de  la  formule  Al"Si°  +  M"Si'.  Enfin, 

du  nombre  de  ces  derniers,  nous  ne  comprendrons  dans  la  ft* 
mille  de  l'aluminium  que  ceux  dans  lesquels  le  radical  M,  do 
second  silicate,  sera  essentiellement  le  fer  ou  le  manganèse,  m^ 
taux  précédemment  étudiés,  et  ceux  dans  lesquels  ce  même  radical 
sera  seulement  accidentellement  remplacé  par  un  radical  plus  posi- 
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lif,  tel  que  le  magnésium,  le  calcium  ou  le  potassium.  Nous  ré- 
serverons pour  les  familles  de  ces  derniers  métaux  les  silicates 
doubles  alumineux  dans  lesquels  le  silicate  magnésien,  calcaire 
ou  alcalin  sera  au  contraire  essentiel  et  caractéristique.  Cette  dis- 
tioclion  convenue,  nous  allons  décrire  les  principaux  silicates 
alumineux. 

SILICATES  d'alumine    ANHYDRES. 

DUthène. 

Cyanite  ou  $chorl  bleu.  —  Minéral  cristallisé,  ou  tout  au  moins 
lamioairey  que  Ton  rencontre  très-souvent  dans  les  roches  primi- 
tives du  Saiot-Gotbard,  du  Tyrol,  du  Simplon,  de  la  Saxe,  et  d'un 
grand  nombre  d'autres  lieux.  Les  cristaux  sont  ordinairement  des 
prismes  longs  et  aplatis,  bexagoneset  octogones,  qui  dérivent  d'un 
prisme  oblique  non  symétrique.  Le  disthène  est  quelquefois  com- 
plètement incolore;  mais  sa  couleur  la  plus  habituelle  est  le  bleu 
lendre.  Il  est  transparent  ou  fortement  translucide,  assez  dur  pour 
rayer  le  verre.  11  pèse  3,56  à  3,67;  il  est  complètement  infusible 
au  chalumeau,  et  y  blanchit  seulement  Chauffé  avec  le  borax,  il 
s'y  dissout  lentement  en  lin  verre  transparent  et  sans  couleur. 

La  composition  du  disthène  a  longtemps  été  incertaine,  soit  à 
cause  des  procédés  défectueux  d'analyse,  soit  par  suite  du  mélange 
départies  étrangères  provenant  de  la  roche  où  le  minéral  a  cris- 
tallisé. Trois  analyses  modernes,  et  qui  s'accordent  presque  entiè- 

rement,  établissent  que  le  disthène  est  composé  de  Al^  Si^  ou  de 
alumine  37,48;  silice  62,52.  Voici  ces  trois  analyses  : 

Disthène  di*...,  Disthène  du  Saint -Gothard, 

par  Arfwedson.        par  Ro&ales.  par  Marignac. 

Silice 36  36,07  36,60 

Alumine 6i  05,lt  62,66 

Oxure  ferrique....  »  1,19  0,84 

FibrolUe.  —  Minéral  composé  de  fibres  déliées  et  très-serrées, 
d'une  couleur  blanche  ou  grise  perlée;  il  pèse 2,324.  On  Ta  trouvé 
d'abord  parmi  les  substances  qui  forment  la  gangue  du  corindon 
du  Garnate  et  de  la  Chine,  et  ensuite  à  Bodenmais  en  Bavière,  et 
sur  les  bords  de  la  Delaware  aux  États-Unis,  entre  les  feuillets 
d'un  schiste  talqueux.  On  la  regarde  comme  une  simple  variété  de 
disthène,  ce  qui  s'accorde  assez  avec  une  ancienne  analyse  de 
Chénevix  sur  la  fibrolite  du  Garnate  : 

Oxyg^ène. 

Silice.*. '    38  20,11  2 

Alumine 58,25  27,21    j  ^ 

Oxure  ferrique 3,75  1,12   ' 

Formule  :  (Al,  Fèy»  Si». 
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Sillimanite.  —  Substance  grise  ou  brune,  assez  éclatante,  en 
prismes  rbomboidaux  obliques,  rayant  le  quartz,  infusible  au  cha- 
lumeau. Elle  pèse  3,41  ;  elle  a  été  trouvée  dans  une  veine  de 
quartz  qui  traverse  le  gneiss  près  de  Saybrock,  dans  le  Coonec- 
ticut.  Deux  analyses,  faites  par  Bowen  et  par  Thomson,  ont  donné: 


Oxygène. 

Silice 42,67  45,55          23,98             \ 

Alumine 54,11  4d,50 

Oxyde  de  fer 2  4,10 

Eau 0,51  » 


23,12) 
0,91  ^ 


{ 


•••    ••• 


Formule  :  Al  Si. 


Deux  autres  analyses  assimilent  la  sillimanite  au  disthène;  mais 
il  est  possible  qu'elles  aient  été  faites  en  effet  sur  cette  dernière 
substance  : 

Sillimanite, 
par  Staaf       par  Conncl. 

Oiygèoe. 

Silice 33,36  36,7.»  19,45  2 

Alumine 58,62  58j94)  «- --  , 

Oxyde  de  fer 5?,n  0,97)  ' 

Magnésie 0,40               »  »  » 

Bucholsite.  —  Substance  blanche  ou  grise,  à  fibres  droites  ou 
ondulées  et  pourvue  d'un  éclat  soyeux;  elle  pèse  3,193.  Deux 
analyses  faites  par  Brandes  et  par  Thomson  ont  donné  : 


Oivg^ènc.  Oiygène. 

Silice 46            23,89  46,40  24,55  1 

Alumine 50            23,35  52,92  24,72  1 

Oxyde  de  fer. ...        2             0,00  »                 »  » 

Potasse 1,0          0,35  »                 »  t 


• • «      ••• 


Formule  :  Al  Si. 

Xênolithe,  —  Minéral  fibreux  ou  formé  de  prismes  très-Ûo$i 
accolés  dans  le  sens  de  leur  longueur;  incolore  ou  gris  jaunâlr^i 
il  pèse  3,58;  il  est  aussi  dur  que  le  quartz.  On  Ta  trouvé  dans  des 
blocs  de  granité  erratique  aux  environs  de  PQterhoflf.  Il  est  com- 
posé de  : 

Silice 47,44 

Alumine 52,54  Formule  :  Al  Si. 

Il  est  difficile  de  ne  pas  conclure  de  toutes  ces  analyses  quelcs 
minéraux  auxquels  elles  se  rapportent  forment  deux  espèces  :  Tune, 

comprenant  le  disthène  et  la  fibrolite,  a  pour  formule  Ai»  Si>;  !*«"' 
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Ê^Mef  qui  comprend  la  silUmanite^  la  bucholzite  et  xénolithey  a  pour 
•••  ••• 

CV)rmuIe  Al  Si. 

AHdmlousite. 

Feldspath  apyre.  —  Ce  minéral,  observé  pour  la  première  fois 
^ans  les  montagnes  du  Forex,  a  été  retrouvé  depuis  dans  un 
^rand  nombre  de  lieux,  et  toujours  en  cristaux  disséminés,  dans 
les  rocbes  granitiques.  Ces  cristaux  sont  généralement  très-sim- 
ples et  dérivent  d'un  prisme  droit  rbomhoïdal  de  91®  20';  ils  sont 
généralement  rougeâtres,  translucides  sur  les  bords,  rayent  le 
quartz  et  pèsent  spécifiquement  de  3,1  à  3,2. 

L'andalousite  est  inaltérable  par  les  acides  et  complètement 
infusible  au  chalumeau.  La  composition  en  est  encore  incertaine  : 
Yauquelin,  en  analysant  une  andalousile  d'Espagne,  y  avait  trouvé 
8 pour  iOO  de  potasse;  une  autre  analyse  d'andalousite  de  LisenE 
(Tyrol),  par  Brandes,  y  indiquait  encore  2  de  potasse,  3,37 
d'oxyde  ferrique;  2,12  de  chaux;  de  la  magnésie,  de  l'oxyde  de 
manganèse  et  de  Teau.  On  peut  admettre  que  la  composition  de 
ces  minéraux  était. altérée  par  un  mélange  de  la  roche  au  milieu 
de  laquelle  ils  avaient  cristallisé.  Les  analyses  modernes  ne  font 
plus  mention  d'alcali,  mais  conduisent  à  deux  compositions  dif- 
férentes. 

Une  analyse  de  M»  Bunsen,  faite  sur  des  cristaux  purs  d'anda- 
loQsite  de  Lisenz,  a  donné  : 

Silice... 40,i7  2i,26  3 

Alumine 58,62  27,38,  ^ 

Oxyde  manganique.  0,51  0,151 

Chaux 0,28  »  » 


• ••      • •• 


Formule  :  Al»  Si». 
D'autres  analyses  faites  sur  des  andalousites  de  divers  pays  ont 

conduit  à  la  formule  Al^  Si^. 

Macle.  —  Celte  substance  a  toujours  éveillé  l'attention  des  miné- 
ralogistes et  a  longtemps  été  considérée  comme  une  espèce  dis- 
tincte à  cause  de  la  singulière  disposition  de  ses  parties  intérieures. 
On  la  trouve  dans  un  grand  nombre  de  lieux  et  presque  toujours 
cristallisée  au  milieu  des  micasèhistes,  comme  dans  le  Morbihan 
et  à  Saint-Jacques  de  Compostelle.  Ses  cristaux  sont  des  prismes 
droits  rhomboïdaux  de  91^  environ;  c'est-à-dire  presque  carrés, 
comme  ceuxderandalousite;  mais  cequiles  distingue,  c'est  que, 
lorsqu'on  les  coupe  perpendiculairement  à  l'axe,  ils  apparaissent 
composés  de  deux  matières  distinctes,  dont  l'une,  qui  est  noirâtre, 
forme  un  prisme  carré  au  centre  et  dans  l'axe  du  cristal,  lequel 
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est  composé  d'une  autre  matière  blanchâtre  {fig.  164).  Presq 
toujours  la  matière  noirâtre  se  continue  suivant  deux  lignes  q 
aboutissent  aux  angles  du  cristal,  et  souvent  elle  forme  sur  c 


M 


•     LI 


FifT.  164.  —  Macle. 


Ffg.  165.  —  Macle. 


angles  quatre  petits  prismes  qui  occupent  la  place  des  arêtes 
(fig.  i65).  D'autres  fois,  enfin,  la  coupe  du  cristal  présente  des 
lignes  rayonnantes  alternativement  noires  et  blanches,  qui  indi' 
quent  une  séparation  moins  complète  des  deux  matières. 

Les  deux  matières  qui  forment  la  macle  ont  des  propriétés  bie^ 
différentes.  La  matière  noire  se  laisse  facilement  rayer  parum^ 
pointe  d'acier  et  se  fond  au  chalumeau  en  un  verre  noirâtre-* 
comme  la  roche  micacée  qui  l'environne;  la  matièreb  lanche  nf 
le  verre  et  est  infusible  au  chalumeau.  Cette  matière,  séparée aY^ 
soin  de  la  première,  a  donné  la  même  composition  que  TandiP^^ 
lousite. 

Tous  les  minéralogistes  s'accordent  aujourd'hui  à  penser  qit^ 
la  macle  n'est  qu'une  andalousite  qui,  en  cristallisant  au  mili^^^ 
d'une  roche  micacée  à  l'état  pâteux,  s'est  imparfaitement  séparfe^ 
de  sa  gangue,  dont  une  partie  est  restée  enfermée  dans  l'intériei^^ 
des  lames  cristallines. 

flifmarotide  on  Pierre  de  eroix. 

La  forme  primitive  de  ce  minéral  est  un  prisme  droit  rhomboîda' 
dont  les  angles  sont  de  1-29*  30'  et  50*  30'.  Mais  on  le  trouve  pres- 
que toujours  en  prismes  à  six  faces  symétriques  (fig,  166  et  167}» 
et  presque  toujours  aussi  ces  cristaux  sont  réunis  deux  à  deoz  ^^ 
croisés  à  angle  droit  (fig.  168),  ou  suivant  un  angle  de  60  degrés 
(fig.  J69).  Ces  cristaux  sont  vitreux,  d'un  rouge  brun  et  Iranspa- 
rent, .lorsque  la  substance  est  pure;  mais  ils  sont  très-souî^Dt 


reodus  opaques  el  rudes  au  loucher  par  suite  du  mélange  de  la 
matière  de  la  roche  qui  les  enveloppe,  micaschiste  ou  autre,  et 


^n 


««autres  propriétés  en  sont  aussi  altérées.  Cependant,  en  général, 
lastaurolide  raye  le  quartz;  elle  pèse  de  3,3  à  3^,  el  elle  est  in- 
tiuible  ou  dinicilement  Tusihle  au  chalumeau. 
La  composition  de  la  siaurotide  varie  aussi,  avec  le  mélange 


ri|:.  m.  —  Stinrotid*. 


des  parties  étrangères  i  mais  deux  analyses  faites  par  Klaproth  et 
H.  Marignac  sur  des  cristaux  rouges  et  transparents  du  Saint-Go- 
Ihanl,  l'établissent  d'une  manière  certaine. 
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Klaprotb.  Marignac. 

Oxygèoe. 

Silice 27             28,47  15,79 

Alumine 52,25  53,34  24,86,  ^^.^ 

Oxure  ferrique 18,50  17,40  5,33  «  ^"'^*^ 

—     manganique. .        0,25          0,31  » 

Magnésie »       .      0,72  » 


••• 


Formule  :(A1,  Fe)«Si. 

Pinite  de  Saxe.  —  Les  minéralogistes  donnent  le  nom  de  ptnite 
à  deux  minéraux  forts  différents  par  leur  composition,  et  différant 
aussi  probablement  par  leur  système  cristallin.  Celle  dont  il  est 
ici  question  a  été  trouvée  à  Schneeberg,  en  Saxe,  dans  un  granits 
i\  petits  grains.  Elle  est  sous  forme  de  gros  prismes  hexaèdres 
réguliers  qui  se' divisent  facilement  dans  le  sens  de  un  base.  Eiie^ 
est  rougeâlre,  opaque,  facile  à  racler  avec  un  couteau,  et  raye  à. 
peine  la  chaux  carbonatée;  elle  pèse  2,92  et  est  infusible  ai& 
chalumeau.  L'analyse  faite  par  Klaproth  a  donn^  : 

Oxygèae. 

Silice 29,50  15,61  1 

Alumine 63,75  ^9,77 .  «  ^ 

Oxure  fterrique ...     .  6,75  2,03  I 

Formule  :  (Al,  Fe)*  Si. 

Il  existe^  comme  on  le  voit,  les  plus  grands  rapports  entre  la 
pinite  de  Saxe  et  la  staurotide;  peut-être  même,  malgré  leurs 
différences  de  dureté  et  de  densité,  faut-il  considérer  la  première 
comme  une  variété  de  la  seconde. 

firenaiii. 

S'il  fallait  s'en  rapporter  rigoureusement  aux  résultats  de  l'ana- 
lyse chimique,  les  grenats  constitueraient  un  certain  nombre 
d'espèces  distinctes  et  qui  se  trouverciient  même  réparties  dans 
différentes  familles  minéralogiques,  puisqu'on  y  trouve  souvent, 
en  remplacement  des  deux  silicates  d'alumine  et  djd  fer  qui  les 
constituent  généralement,  des  silicates  de  manganèse,  de  chaux 
ou  de  magnésie;  mais,  en  considérant  que  ces  silicates  sont  iso- 
morphes et  peuvent  se  substituer  en  tout  ou  en  partie  les  uns 
aux  autres,  sans  changer  la  forme  cristalline  et  les  autres  princi- 
paux caractères  des  minéraux,  on  est  conduit  à  ne  former  qu'une 
seule  espèce  des  composés  qui  présentent  ces  substitutions,  et 
Ton  se  borne  à  en  distinguer  plusieurs  sous-espèceSp  suivant  les 
bases  qui  s'y  trouvent  dominantes. 
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Toici  quels  sont  les  caraclères  généraux  des  grenats  : 

Ces  minéraux  crislallisenl  dans  le  système  cubique  et  offrent 

ur  formes  dominantes  le  dodécaèdre  rhomboïdal  {fig.  470)  et  le 


Fig.  170.  —  Grenats. 


Fig.  171.  ~  GreaaU. 


^r^pézoèdre  {fig.  171).  Leur  pesanteur  spéciQque  varie  de  3,65  à 
"^^22;  tous  ne  rayent  pas  le  quartz;  de  même  que  tous  les  corps 
^ui  cristallisent  dans  le  système  cubique,  ils  possèdent  la  réfrac- 
tion simple;  ils  sont  tous  fusibles  au  chalumeau;  enfln  ils  sont, 
Suivant  leur  composition,  attaquables  par  les  acides  on  tout  fi 
^ait  insolubles  dans  ces  agents.  Tous  ces  grenats  sont  composés 

Suivant  la  formule  M  Si  +  M^  Si,  c'est-à-dire  qu'ils  sont  formés 

de  deux  silicates  dans  chacun  desquels  Toxygène  de  l'acide  sili- 
cique  est  égal  à  celui  de  la  base;  mais  dans  le  premier  silicate  la 
base  est  un  sesquioxyde,  comme  ceux  d'aluminium,  de  chrome, 
de  fer  ou  de  manganèse  ;  et  dans  l'autre  la  base  est  un  proloxyde 
comme  ceux  de  fer,  de  manganèse,  de  calcium  ou  de  magnésium, 
lesquels,  séparés  ou  réunis,  forment  toujours  trois  molécules 
d'oxyde,  de  manière  que  l'oxygène  de  la  base  commune  soit 
égal  à  l'oxygène  de  l'acide  silicique.  La  composition  des  grenats 
étant  ainsi  bien  comprise,  nous  allons  en  décrire  séparément 
les  variétés. 


•      1.  Grenat  almandin  ou  Grenat  ferreux. 

Dît  aussi  grenat  syrien.  Cristaux  d'un  rouge  violet  velouté 
ou  d'un  brun  foncé;  rayant  le  quartz,  pesant  de  3,9  à  4,236; 
insolubles  dans  les  acides.  Ils  sont  essentiellement  formés  de 


•  •  • ... 


Al  Si  +  Fe'  Si,  c'est-à-dire  que  le  fer  y  est  à  l'état  de  proloxyde  ; 

mais  quelques  parties  de  sesquioxyde  de  fer  et  de  manganèse 
leur  doaaent  leur  couleur.  En  voici  quelques  analyses  : 
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I.  II.  m. 

Oxygène.        Oxygène.        Oxygène. 

Acide  silicique 39,66  20,60  40,60  21,49  39,62  20,40 

Alumine 19,66  9,i8  19,95  9,32  19,30  9,05 

Oxure  ferreux 39,68  .  ^  , ,  33,93  i  ^^  34,05  ) 

—     raanganeux...  1,80»  ^'*^  6,691  ^»"*       0,80 (  g  g^ 

/Chaux »  »                        3,28 1  ' 

Magnésie »  »                        0,77  / 

I.  Grenat  rouge-brun  de  Fahlun,  par  Hîsinger. 

II.  Grenat  rouge-brun  d'Engso,  par  le  comte  TroUe  de  Wacht- 
meister. 

III.  Grenat  rouge-brun  de  Zillertbal,  parKobell. 

Ces  trois  analyses  offrent  un  excès  de  silice  que  l'on  peut  attri- 
buer à  un  mélange  naturel  ou  à  la  pulvérisation  de  la  matière  dans 
un  mortier  d'agate. 

2.  Grenat  manganésien, 

Spessarti'ne.  —  Ce  grenat  ne  diffère  du  précédent  que  par  la 
substitution  plus  ou  moins  grande  mais  jamais  complète  da 
protoxyde  de  manganèse  au  proloxyde  de  fer,  et  par  la  substitu- 
tion partielle  du  peroxyde  de  fer  à  Talumine.  II  a  donc  pour  for- 

mule  (Al,  Fe)  Si  -j-  (Mn,  Fe)^  Si.  Il  est  d'un  rouge  brun  et  jamais 

noir;  fondu  au  chalumeau  avec  de  la  soude,  il  donne  la  couleur 
du  caméléon  vert^  ce  qui  lui  sert  de  caractère  dislinclif.  Tels  sont 
les  grenats  de  Spessart,  de  Broddbo  et  du  Connecticut,  analysés 
par  Klaprolh,  Obsson  et  Seybert  : 

De  Spessart.  De  Broddbo.  Da  Connecticut. 

Oxygène.  Oxvgène.  Oxygène. 

Silice 35,00       18,18    39,00      20,26    35,83       18,61 

Alumine 14,25)      q  «..     14,30 


Q  0^ 

Oxure  fcTrique 7,90  )        '  5,00 

—     ferreux 6,101      q  ^«      9,84 


8,38     *«;S;j       9,31 
8,36     l'>??|       9,30 


—     mangnneux...       33,00)        '        27,90)        »        30,96 
3.  Grenat  magnésien  ou  magnésio-ca^caire.  • 

Dans  celte  variété,  la  magnésie  et  la  cbaux  remplacent  en  par- 
tie le  protoxyde  de  fer;  tels  sont  le  grenat  rouge-brun  de  Halland 
et  le  gren'at  noir  d'Arendal,  analysés  par  Trolle  : 

De  Halland. 

Oxygène. 

Silicp 41,00      21,29 

Alumine 20,10        9,30 


D'Areodal. 

Oxygène. 

42,45      22,03 

2 

22,47       10,49 

1 
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DcHalland.  D'Arcndal. 

Oxygèue.  Oiygèuc. 

Oxore  ferreux 28,81  j                      0,29  2,8o  j 

—    manganeux.. . .  2,88 (  (.  j.^            6,27  *>^''(ii9o        i 

Magnésie <i,oU  '''^•'          «3,27  5,20  f'»^'^        * 

Chaux I,o0.)                         «,o2  1,87  j 

Formule  :  Al  Si  +  (Fe,  Mg,  Mn,  Ca/  Si. 
4.  Grenat  magnésien  chromifére  ou  Pyrope. 

Grenat  magnésien  granuliforme,  transparent  et  d'un  rouge  de 
feu,  aussi  remarquable  par  sa  belle  couleur  que  par  son  analyse, 
qui  y  montre  constamment  de  l'acide  chromique  ou  de  l'oxyde 
de  chrome  remplaçant  une  partie  de  la  silice  ou  de  l'alumine. 
En  voici  quatre  analyses  :  ^ 

I.  u.  m.        IV. 

OiTgèoe. 

Silice 40,00    43,70      42,08      43  22,36    2 

.Uumine 2.S50    22,40  i   20,00  v    22,26  j 

Acideouoxyde  de  chrome.        2,00      6,52)     3,0i        «,80  j    ''»''* 
Oxure  ferrique «6,50        »    -      «,^n 


—  ferreux »  ««,48 

—  manganeux 0,25  3,68 

Magnésie «0,00  5,60 

Chaux 3,50  6,72 


9,«0 
0,32 
«0,20 
«,09  j 


» 

8,74 

» 

«8,55 

5,^8 


10,76     i 


I.  Pyrope  granuliforme  de  Bohême,  parKIaprolh. 

n.  —  de  Meronitz,  parTrolle- Wachtmeister. 

III.  —  de  Stiefelberge,  par  Kobell. 

IV.  —  dito.  dito. 

Formule  :  (Al.  Cr)  Si  -h  Mg,  Fe,  Ca,  Mo)'  Si. 
5.  Grenat  calcaire. 

Nommé,  suivant  ses  variétés  de  forme  ou  de  couleur,  grossu- 
iaire,  essonite  ou  kaneelstein,  topazoUte,  colophonife,  succinite,  etc. 
Il  peut  être  incolore  et  transparent,  verdàtre,  jaune-succin  ou 
jaune-hyacinthe;  il  pèse  de  3,55  à  3,64:  il  fond  facilement  au 
chalumeau  en  émail  peu, coloré;  pulvérisé  et  traité  par  l'acide 
chlorhydrique,  il  lui  cède  de  la  chaux  reconnaissable  par  Toxa- 
lale  d'ammoniaque,  après  que  la  liqueur  a  été  préalablement 
neutralisée  en  grande  partie.  Analyses  : 

1.  II.  m.  IV.        V.  VI. 

Silice 4«,«0  39,60  40,55  35,00    38,30  40,30 

Alamine 21,20  21,20  20,«0(  «5,001  2«,20  23,40 

Oxyde  ferrique »  »  5,00 1  7,50 1    »  » 
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I.  II.  III.  IV.  V.  VI. 

Oxyde  ferreux »  2      \  »           1 ,00  \    6,50  j  i  1,60^ 

—     manganeux...  »  3,i5  (  0,48 ï      4,751     »     |    ■ 

Chaux 37,i0|  32,30  (  34,85)  29,00  (  3 «,25 '21 

Magnésie 0,60)  /  »            1,50]     »        3,70, 

I.  Grossulaire  verdâtre  de  Csiklowa,par  Beudanl. 
lî.        —  blanc  de  Tellemaiken,  par  M.  Trolle. 

11!.       —  verdâtre  de  Wlloui,  par  le  môme. 

IV.  Golophonile  de...,  par  Simon. 

V.  Essonile  de  Ceylan,  par  Klaprolh. 

Yl.  Grossulaire  rouge  de  Zillerlhal,  par  Beudant. 

Formule  :  iU  Si  x  (Ca,  Fe,  Mn,  Mg)»  Si. 

•  *      0.  Grenat  fernc(xakaire. 

Grenat  aplome.  —  Dans  cette  variélé  de  grenats,  TalumiDe  est 
remplacée  entièrement  ou  presque  entièrement  par  le  sesqui- 
oxyde  de  fer,  et  le  proloxyde  de  fer. du  second  silicate  est 
remplacé  par  de*  la  chanx;  de  sorte  que  sa  formule  géDéralc 

est  Fe  Si  -f-  Ca'  Si.  La  couleur  de  ces  grenats  est  lrès-?ariablc, 

puisqu'il  y  en  a  de  rouges,  de  jaunes,  de- verts  et  de  noirs.  Cesder- 
niers  portent  le  nom  de  mélanite^  Ces  grenats  sont  en  géoénl 
rayés  par  le  quartz;  ils  pèsent  de  3,65  à  4.  Ils  se  fondent  eooD 
verre  noir  au  chalumeau;  ils  sont  en  grande  partie  sôlublesdans 
l'acide  chlorhydrique,  et  le  dissoluté  présente  les  réactions  réu- 
nies de  la  chaux  et  de  Toxyde  de  fer. 

I.  II.  m.  n. 

Silice 37,55  35,6V  36,75  39,«3 

Oxurcferriquc....  31,35  30  25,83  j  t3,45| 

Alumine »  »  2,78»  14,30» 

Chaux '26,74  20,31  \  21,79x  31,66  J 

Magnésie ni  »     (  l^M  >    ( 

Potasse »     \  2,35 1  *     (  '    j 

Oxure  manganeux.        4,78/  3,02  »     /  1,40/ 

I.  Grenat  rouge  de  Lindbo,  par  Hisinger. 

II.  —      jaune  d'Altenau,  par  Trolle- Wachtmeister. 

III.  —      vert  de  Sala,  par  Bredberg. 

IV.  Mélanile  du  Vésuve,  par  Trolle-Wachtmeisler. 

7.  Grenat  chromo-calcaire, 

Ouwarovite.  —  Ce  grenat,  d'un  belle  couleur  verte,  a  quelq»* 
analogie  avec  le  cuivre  dioptase,  dont  les  faces  rhomboid>l6< 
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peuvent  ôlre  confondues  avec  les  siennes  ;  mais  la  forme  de  do- 
décaèdre régulier  que  présente  le  grenat  vert  lève  toute  incerli- 
tucle. 

Ce  grenat  raye  bien  le  quartz  ;  il  ne  perd  ni  sa  couleur  ni  sa 
transparence  au  chalumeau  ;  il  a  été  trouvé  à  Bissersk,  dans  TOu- 
rai,  où  il  est  accompagné  de  fer  chromé.  M.  Damour  en  a  re- 
tiré : 

Oxygène. 

Silice 45,57  i8,47  2 

Oxure  chroniique 23;45  7,01  i  ^ 

Alumine  et  oxureferrique..  6,25  2,92  i  '^'^     * 

Chaux 32,22  9,33  \ 


•••  •••      ••• 


Formule  :  (Cr,  Al)  Si  +  Ca«  Si. 

Gisements  et  usages.  —  Les  grenats  forment  rarement  des 
couches  à  eux  seuls  (vallée  d'AUa,  en  Piémont).  Ils  sont  généra» 
lement  disséminés  dans  les  terrains  de  demi-cristallisation,  depuis 
le  gneiss  jusqu'au  schiste  argileux,  mais  plus  particulièrement 
dans  les  micaschistes,  qui  en  offrent  presque  partout.  On  en 
trouve  aussi  dans  les  diorites,  dans  les  serpentines,  les  talcs  et 
les  euphotides;  dans  quelques  calcaires  secondaires,  comme  au 
pic  d'Érès-Lids  dans  les  Pyrénées  ;  dans  les  basaltes  et  dans  les 
tafs  volcaniques  modernes,  comme  au  Vésuve.  Enfin  ou  en  ren- 
contre dans  les  terrains  d'alluvion  formés  aux  dépens  des  roches 
précédentes. 

Les  plus  beaux  grenats  d'un  rouge  violacé  sont  usités  dans  la 
bijouterie  sous  le  nom  de  grenats  syriens,  ainsi  que  les  essonites 
de  Ceylan  qui  sont  généralement  vendues  comme  hyacinthes. 
Quelques  grenats  très-volumineux  ou  même  massifs  ont  été 
taillés  en  coupes  ou  en  vases.  Les  grenats  d'alluvion  sont  si  abon- 
dants et  si  petits  dans  certaines  contrées,  qu'on  les  emploie 
comme  sable  ou  comme  fondant  pour  l'extraction  du  fer.  On  s'en 
sert  également,  sous  le  nom  d'émeri  rouge^  pour  polir  les  métaux 
et  d'autres  corps,  après  les  avoir  pulvérisés  et  dilués  à  la  manière 
de  l'émeri. 

Ils  faisaient  partie  des  cinq  fragments  précietÂX  des  anciennes 
pharmacopées  (i). 

Tourmaline. 

Ce  silicate,  d'une  composition  très-compliquée,  se  trouve  tou- 
jours sous  la  forme  de  cristaux  soit  réguliers,  soit  déformés; 

(1)  Ce»  cinq  fragments  précieux  étaient  Vhyacinthef  ïémeraude,  le  saphir, 
le  grenat  et  la  cornaline. 
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tantAt  isolés,  lanlAt  réunis  en  masse  bacillaire.  Safarme  primi- 
tive esl  DU  rhomboèdre  obtus  de  133"  33' (A?-  i^^)>  mais  les  cris- 
taux atleclenl  toujours  la  forme  de  prismes  allongés  àsix,  à  nenf 
ou  à  UD  plus  grand  nombre  de  Taces.  Les 
prismes  h  six  faces  sont  réguliers  et  loas 
leurs  angles  sont  de  ]  20  degrés  :  les  prismes 
h.  neuf  faces  proviennent  du  prisme  pré- 
cédent, dont  trois  angles  sont  remplacfs 
par  trois  faces  d'un  autre  prisme  hexa&dre 
formé  sur  les  angles  du  rhomboèdre  primi- 
ig.  ..  ounni  m  .  j.|,^  ^^  comme  ces  trois  nouvelles  faces  for- 
ment avec  les  premiËres  des  angles  de  130  degrés,  plus  obtus  et 
moins  saillants  que  les  premiers,  le  prisme  à  neuf  faces,  qui  est 
très-commun,  présente  toujours  une  apparence  triangulaire  qui 


est  caractéristique -(Asr.  173,  iH,  175].  Les  prismes  qui  portent 
un  plus  grand  nombre  de  facps  sont  plulAt  cylindrolde^ 

Enfin,  les  cristaux  de  tourmaline  présentent  un  caraolftre  de 
dissymélrie  que  nous  avons  déjà  signalé  dans  la  topnze  et  qui 
s'accorde  avec  la  propriété  possédée  par  ces  minéraux  d'acquérir 
la  polarité  électrique  par  la  chaleur;  c'est  que  les  sommets  des 
prismes  sont  toujours  terminés  d'une  manlËre  différente  :  l'un 
d'eux  offrant  très-souvent  les  trois  faces  seules  du  rhomboèdre 
primitif,  et  l'autre  ces  mêmes  faces  plus  ou  moins  modifiées  par 
des  facettes,  ou  môme  complètement  supprimées  par  la  base  du 
prisme  hexaèdre  (fig .  175)  ;  et  lorsque  les  faces  du  rhomboèdre 
sont  modifiées  aux  deux  sommets,  toujours  elles  le  sont  d'une 
manière  dissemblable,  et  de  telle  sorte  que  l'un  des  sommets 
offre  un  plus  grand  nombre  de  facettes  que  l'autre.  Vient-on  à 
soumettre  ces  cristaux  à  une  émanationcalorilique  conslante,  les 
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sommets  manifestent  bientôt  la  polarité  électrique  :  le  sommet 
Irièdre,  ou  le  sommet  composé  du  plus  petit  nombre  de(aceUes, 
acquiert  l'électricité  vitrée,  et  le  sommet  le  plus  complexe  l'élec- 
Iricilé  résineuse.  L*opposiiion  électrique  augmente  avec  la  tem- 
pérature, et  disparaît  au  moment  où  celle-ci  devient  stationnaire. 
Elle  réparait  ensuite  pendant  le  refroidissement,  mais  en  sens 
inverse;  c'est-à-dire  qu'alors  le  sommet  qui  a  le  moins  de  fa- 
cettes devient  résineux  et  l'autre  vitré. 

La  tourmaline  est  généralement  noire  et  opaque  ;  mais  sou- 
vent aussi  elle  est  verte,  bleue  ou  rouge,  et  elle  est  alors  trans- 
parente, au  moins  loi^qu'on  la   regarde  perpendiculairement  à 
l'axe,  car  elle  est  toujours  opaque  vue  dans  le  sens  de  l'axe  ou  de 
la  longueur  du  prisme.  Elle  jouit  d'une  autre  propriété  qui  la  rend 
très-utile  pour  étudier  le  phénomène  de  la  double  réfraction  dans 
les  minéraux;  elle  polarise  la  lumière.  Il  en  résuUt  que,  lors- 
qu'on dirige  un  rayon  de  lumière  à  travers  deux  plaques  de 
tourmaline  taillées  parallèlement  à  Taxe  et  croisées  à  angle  droit, 
l'espace  compris  entre  les  deux  plaques  est  entièrement  obscur. 
II  reste  obscur  lorsqu'on  interpose  entre  les  deux  plaques  une 
lame  diaphane  d'une  substance  qui  ne  possède  que  la  réfraction 
simple;  par  exemple,  le   verre  ou  le  grenat.  Il  devient  éclairé 
lorsque  la  substance   interposée  possède  la  double  réfraction, 
comme  le  quartz  et  le  zircon. 

La  tourmaline  raye  très-facilement  le  verre  et  souvent  le  quartz, 
mais  elle  est  toujours  rayée  par  la  topaze;  elle  pèse  de  3,069  à 
3,076.  Sa  cassure  est  inégale  et  conchoïde.  Les  variétés  noires  ou 
brunes  se  boursouflent  et  même  se  fondent  au  chalumeau  en  une 
scorie  noire  ;  les  variétés  vertes  et  rouges  se  boursouflent  sans  se 
fondre.  Ces  différences  de  propriétés  et  de  couleur  ont  fait  donner 
quelques  noms  particuliers  à  certaines  tourmalines  qui  les  pré- 
sentent :  une  variété  d'un  beau  bleu  d'indigo,  d'Uto  en  Suède,  a 
reçu  le  nom  A'indicolite  ;  une  autre,  de  Sibérie,  d'un  rouge  de 
rubis,  a  été  nommée  rubellite  ;  les  tourmalines  du  Brésil,  d'un 
vene  bouteille  plus  ou  moins  foncé,  ont  reçu  la  désignation  d'éme- 
raudes  du  Brésil,  bien  que  leur  couleur  soit  bien  distincte  de  celle 
de  l'émeraude.  Le  Saint-Uotbard  fournit  des  tourmalines  d'un 
bleu  clair,  et  l'Ile  d'Elbe  en  présente  qui  sont  presque  incolores. 
La  composition  des  tourmalines  est  très-compliquée,  mais  tou- 
jours caractérisée  par  la  présence  de  l'acide  borique,  qui  vient  y 
tenir  la  place  d'une  certaine  quantité  de  silice.  Après  ces  deux 
acides  vient  l'alumine,  comme  base  prédominante,  puis  un  cerlain 
nombre  de  bases  monoxydées  dont  la  nature  et  la  proportion  ne 
sont  pas  sans  influence  sur  les  caractères  particuliers  du  minéral. 
Généralement  les  variétés  transparentes,  bleue,  verte  ou  rouge, 
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contiennent  peu  de  magnésie  et  d*oxyde  de  fer,  el  présentent, 
comme  bases  principales  monoxydées,  la  lilhine  et  la  potasse  ou 
la  soude.  C'est  le  contraire  pour  la  tourmaline  noire  et  opaque. 
Les  chimistes  sont  loin  de  s'accorder  sur  la  formule  de  la  tour- 
maline. Quant  à  moi,  je  la  crois  formée  de  deux  silicates  de  la 
môme  formule  que  ceux  du  grenat,  mais  dans  des  proportions 
qui  peuvent  varier,  et  toujours  caractérisés  par  une  substitution 
partielle  de  Tacide  borique  à  Tacide  silicique.  J'avais  admis  (!) 
comme  étant  la  formule  la  plus  générale,  fondée  sur  la  moyenne 

de  six  analyses,  4Al  Si  4"  M'^'  î  ^^^^  î^  convient  peut-être  de 
particulariser  davantage  cette  composition.  Or,  si  Ton  prend  pour 
type  du  minéral  qui  nous  occupe  Iditow^maline  verte  et  transparente^ 
du  Brésil,  ou  celle  de  Chesterfield^  toutes  deux  analysées  par 
Gmelin,  ou  la  tourmatine  bleue  itUio,  analysée  par  Arfwedson,  on 
trouve  que  ces  trois  tourmalines  ont  également  pour  formule 

5AI  Si  4-  M^Si;  et  cette  conséquence  devient  tout  à  fait  éyidente 
en  prenant  la  moyenne  des  trois  analyses  : 

Ozigène.  Rapports. 

Acide  siliciqtre....  39,42  20,86 (  „,  ^„  g.  .^ 

—  borique 3,19  2,49j  ^^'"^  ®  *^ 

Alumine 40,03  i8,70  5  15 

Oxure  ferreux 6,08  1,35  ] 

—  manganeux.  2,i7  0,48/  , -„  .  , 

Lithine 2,70  4,50  (  ''^  '  ^ 

Soude 4,65  0,43; 

Formule  :  5Ai  s{  -i-  (Fe,  Li,  Mn)«  Si. 

Parmi  les  tourmalines  noires  que  j'avais  anciennement  réunies 
aux  premières,  en  raison  du  rapport  égal  entre  la  silice  et  l'alu- 
mine, il  en  est  deux,  celle  de  Bowey  et  celle  de  Babenstet'n^  dont 
les  analyses  sont  tellement  concordantes  qu'on  peut  également  en 
prendre  la  moyenne  que  voici  : 

OzygèDe.  Rapports. 

Acide  silicique 35,34  \ 8,70 1  « ,  «q        , 

—  borique 4,06  2,79»  ^*'*^        *       "^ 

Alumine 34,62                       46,i7        3        9 

Oxure  ferreux 17,65  3,021 

—  manganeux..  1,16  0,254 

Magnésie 2,69  «,041..^.         .         . 

Chaux 0,27  0,0771  ^^^^        *         ^ 

Soude 6,87  0,224 

Potasse 0,2^  0,041 


•  •  • 


••• 


Formule  î  3A1  Si  +  (Fe,  Mg,  etc.)»  Si. 
(1)  Guibourt,  Revue  scientifique,  t.  XIX,  p.  43U. 
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Oa  Toit  pourquoi  la  moyenne  de  toutes  ces  analyses  m'avait 
fouroi  : 


•••  •  •• 


4A1  Si  4-  M»  Si. 

M.  Rammelsberg,  qui  a  analysé  un  grand  nombre  d'échan- 
tillons choisis  de  toutes  les  variétés  de  tourmaline,  a  montré  : 
que  l'acide  borique  est  toujours  dans  la  proportion  de  7  à  9 
pour  100  ;  que  l'oxygène  de  la  silice  est  à  l'oxygène  de  Tacide 
borique  comme  3,5  :  i,  et  à  l'oxygène  de  tous  les  autres  oxyde$ 
(en  y  comprenant  Tacide  borique)  :  :  3  :  4.  Il  a  cru  pouvoir 
ramener   toutes   les   variétés    aux    deux    formules    générales 

rSi'-J-'wR  Sietr  Si  +  iwH  Si,  dans  lesquelles  le  coefficient  m 

peut  prendre  les  valeurs  3,4  et  6  ;  il  suppose,  dans  ce  cas,  que 
l'acide  borique  remplace  en  partie  l'acide  silicique. 

D'un  autre  côté,  M.  Dana  comptant  Bo  aveclesbases  R,  assigne 


•••  ••• 


àtoutes  les  tourmalines  la  formule  très- simple  (R,R,Bo)^  Si'. 

Les  tourmalines  appartiennent  aux  terrains  de  granile,  de  peg- 
noaliie,  de  gneiss^  de  micaschistes,  etc.  On  les  trouve  aussi  dans 
^e  laïc  et  dans  la  dolomie,  comme  au  Saint- Gothard,  où  elle  est 
d'une  belle  couleur  verte  et  transparente.  Les  plus  longues  ai- 
guilles viennent  de  la  Castille  et  de  Rosena  en  Moravie.  Les  va- 
riétés transparentes,  et  surtout  les  rouges,  sont  recherchées  pour 
^^t  joaillerie,  où  elles  ont  quelquefois  un  prix  presque  égal  à  celui 
'lu  rubis. 

ALDHINE  HTDLOSIUCAT&E. 

Cet  état  naturel  de  l'alumine  constitue  un  grand  nombre  de 

Salières  amorphes   et  d'apparence  terreuse,  dont  la  distinction 

^st  très-diQcile  à  faire,  et  qui  paraissent  souvent  formées  par  le 

tnélange  intime  d'anciens  minéraux  aluminifères  décomposés  et 

très-atténués.  Ces  matières  ont  donc  peu  d'importance  comme 

espèces;  mais  elles  en  ont  une  très-grande  par  leur  utilité  dans  un 

grand  nombre  d'arts,  où  elles  sont  usitées  sous  les  noms  de  kao- 

ÂVi,  d*argik,  de  terre  à  foulon,  de  bols,  d'ocrés,  etc.  Quelques-unes 

de  ces  substances,  qui  ont  une  forme  plus  particulière  ou  qui 

sont  d'une  formation  plus  restreinte,  ont  reçu  des  noms  spéciû- 

ques,  tels  que  ceux  dç  collyrite,  d*allophane,  d'halloysite,  de  lenzi- 

mie,  etc.  ;  mais  comme  elles  ne  diffèrent  en  rien  des  autres  par 

leur  nature,  je  préfère  les  comprendre  toutes  sous  le  nom  général 

^'argUes. 


3o0  FAMILLE  DE  L'ALUMINIUM. 

Les  «argiles  sont  essentiellement  formées  de  silice^  d'alumine  et 
d'eau.  Elles  sont  généralement  douces  et  onctueuses  au  loucher; 
souvent  translucides  ;  mais  pouvant  devenir  opaques  par  la  dessic- 
cation à  Tair.  L'insufflation  de  l'haleine  y  développe  une  odeur 
fade  particulière;  eWcs  happent  à  la  langue;  elles  forment  avec 
Teau  une  pâle  liante  et  tenace  à  laquelle  on  peut  donner  toutes 
sortes  de  formes.  Cette  pâte,  desséchée  à  l'air,  conserve  ses  pro- 
priétés primitives,  et  est  toujours  soluble  dans  les  alcalis  causti- 
ques, ou  attaquable  par  les  acides  minéraux;  mais  si  on  la  chaufle 
graduellement  au  feu,  elle  perd  son  eau  de  combinaison,  prend 
du  retrait,  acquiert  une  dureté  considérable,  et  se  trouve  avoir 
perdu  la  propriété  défaire  pâte  avec  l'eau  et  d'être  attaquée  par 
les  acides  et  les  alcalis. 

Les  argiles  pures,  c*est-à-dire  qui  sont  formées  uniquement  de 
silice,  d'alumine  et  d'eau,  restent  blanches  au  feu,  et  y  sont  com- 
plètement infusibles.  Celles  qui  contiennent  les  oxydes  de  fer  ou 
de  manganèse  y  deviennent  rouges  ou  brunes;  celles  qui  contien- 
nent une  certaine  quantité  de  chaux  et  de  magnésie  se  fondent  à 
une  forte  chaleur.  De  là  trois  divisions  principales,  dans  les  ar- 
giles : 

Les  argiles  pures,  infusibles  ou  apyres  ; 

Les  argiles  ferrugineuses  ; 

Les  argiles  fusibles. 

Il  en  existe  une  quatrième  division  qui  résulte  du  mélange,  en 
quantités  variables,  du  carbonate  de  chaux  avec  l'argile.  On 
donne  en  général  au  mélange  de  ces  deux  corps  le  nom  de  marne. 
Celui  qui  contient  une  assez  grande  proportion  d'argile  pour  en 
conserver  les  principaux  caractères  porte  le  nom  de  marne  argi- 
leuse ou  d'argile  effervescente,  en  raison  de  la  propriété  qu'elle  pos- 
sède de  faire  effervescence  avec  les  acides. 

Ari^lles  pures  ou  apyres. 

Je  les  décrirai  suivant  Tordre  de  leur  composition,  en  commen- 
çant par  les  plus  alumineuseset  terminant  parles  plus  siliceuses. 

Collyrite  (de  xo^Xol,  colle  ou  gélatine).  —  Substance  translucide, 
homogène  et  d'apparence  gommeuse  ;  à  cassure  conchoide  et 
pourvue  d'un  éclat  vitro-résineux.  Facile  à  couper  ou  à  rayer  par 
l'ongle  ;  s'effleurissanl  à  l'air  ;  devenant  blanche  et  pulvérulente 
au  feu  ;  soluble  en  gelée  dans  les  acides.  Elle  a  été  trouvée  en  pe- 
tits filons  dans  les  diorites  porphyriques  de  Schempitz  en  Hon- 
grie, el  à  la  montagnç  d'Ëzquerra,  aux  Pyrénées.  Les  analyses 
faites  par  Klaprolh  et  par  Berthier  s'accordent  parfaitement  et 
donnent  à  ce  minéral  une  composition  bien  déterminée. 
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Ezquerra.    Scbcninilz.    Rapports  moléculaires. 

Silice i5  14  24,7  1,06 

Alumine 44,5         45  70  3 

Eau 40,'î         42  373  16 

Formule  :  Al'Si  +  16 H. 


Allophane.  —  Subslance  opaline,  demi-lransparenle,  à  cassure 
coQchoïdale,  pesant  1,9',  rayée  par  le  fluorure  de  calcium.  On  Ta 
trouvée  à  Graefenthal  (Saxe),  dans  des  noalières  argileuses  renoij 
plies  de  fer  hydroxydé  el  de  cuivre  carbonate  bleu,  qui  dommu- 
niqueat  souveal  à  Tailophane  leur  couleur.  On  en  cite  également 
dans  les  houillères  de  Firmi  (Aveyron),  mais  qui  est  d'une  com- 
position un  peu  différente. 

Allophanc  de  Graefenthal  ;  de  Firrai. 

Silice 21,02  23,76 

Alumine *  32,20  39,68 

Eau 41,20  3o,74 


•■•••«  ■  •••••• 


La  seconde  analyse  fournit  APSi^-}-  '^H  et  la  première  Al*Si* 
•f  30H.  On  cite  une  collyrile  analysée  par  Anthon  qui  lui  a  paru 

composée  de  Al*Si^4-27H.  11  est  évident  que  cette  matière  doit 

^tre  assimilée  à  l'allophane. 

Hydrobuckolzitey  pholérite^  lenziniie,   halloysite,  —  Ces  quatre 
^oms  el  plusieurs  autres  encore  ont  été  appliqués  à  des  hydrosi- 
'icates  d'alumine  de  composition  plus  ou  moins  différente,  et  fort 
difficiles  à  distinguer  par  leurs  caractères  physiques. 

Hydrobucholzile.  —  M.  Thomson  a  désigné  sous  ce  nom  un  mi- 
néral d'un  bleu  verdâtre  très-clair,  formé  de  petites  écailles  bril- 
lantes el  translucides.  Il  pèse  2,855,  el  est  rayé  par  la  chaux 
frarbonatée.  Il  se  convertit  en  une  poussière  blanche  au  chalu- 


•••      ••• 


ineau.  H  est  formé  de  5A1  Si-fH,  avec  mélange  de  sulfate  de 

chaux. 

Pholérite.  —  Minéral  en  petites  écailles  cristallines  et  nacrées 
ou  en  lames  minces,  qui  remplissent  des  fissures  dans  des,  ro- 
gnons de  minerai  de  fer,  dans  le  terrain  houiller.  Trois  analyses 

•  •  •     •••  • 

très-concordantes   donnent,   pour  sa  composition,  Al  Si-|-2H, 

c'est-à-dire  que  c*est  encore  de  la  bucholzite  hydratée,  mais  con- 
tenant dix  fois  plus  d'eau  que  le  minéral  précédent. 
Lenzinite  opaline.  —  Substance  blanche,  compacte,  translucide. 
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à  cassure  conchoîde,  trouvée  à  Kall,  dans  l'Eiffel .  Sa  composition 

répond  très-sensiblement  à  la  formule  Al  Si  4- H. 

Halloysite.  —  Substance  blanche  ou  accidentellement  colorée 
en  gris  clair  ou  en  vert  paie,  compacte,  translucide,  devenaot 
presque  transparente  lorsqu'on  la  plonge  dans  Teau;  devenant  au 
contraire  opaque,  en  perdant  à  l'air  une  partie  de  Teau  qu'elle 
contient.  On  la  trouve  en  rognons  dans  les.  amas  de  mineraisdefer, 
de  zinc  et  de  plomb  qui  remplissent  les  calcaires  des  provinces 
de  Liège  et  de  Namur.  Une  substance  semblable  a  été  trouvée  en 
abondance  dans  un  schiste  Irès-carburé,  à  Guatéqué,  dans  II 
Nouvelle-Grenade.  EnQn  il  faut  y  joindre  une  matière  opMjoe 
trouvée  en  morceaux  isolés,  à  Kall,  dans  rEiCfel,  et  analytfée  par 
John,  sous  le  nom  de  lenzinite  argileuse.  Voici  la  composition  de 
ces  trois  substances  : 

HaUoysite    -  Hallaytite  Lensmite 

d'Arreur  (Liège).       de  Guatéqué.      argileoM  4e  Bail. 

Silice 39,5  40  39 

Alumine..  34,0  35  35,5 

Eau 26,5  25  25 

Chaux....              »  »  0,5 

La  première  analyse  conduit  à  la  formule  Ai*Si*+*^H»®*^ 

les  deux  autres  donnent  Al*Si*+*6W-  Ce  qu'il  y  a  de  singuliefi 
c'est  que  les  deux  halloysites,  desséchées  à  100  degrés,  parii** 
sent  perdre  exactement  la  moitié  de  leur  eau  et  devenir,  la  pi** 

mière  AÎ*Si«+9H,  et  la  seconde  Al*Si»  +  8H.  Il  est  probil* 

que  la  dernière  se  conduirait  de  même. 

Saponùe  (Nicklès).  »  Substance  tantôt  blanche  et  saupoudf^ 
d'une  poudre  brune  (détritus  d'un  granité  porphyroïde),  tifil^ 
marbrée  de  bleu,  comme  le  savon  de  Marseille.  Dans  tous  les  eiSt 
elle  offre  les  apparences  et  le  toucher  du  savon,  se  laisse  coupera 
racler  au  couteau  et  même  diviser  entre  les  doigts.  Elle  se  tronv* 
dans  le  bassin  de  Plombières,  empâtant  une  roche  de  granil^ 
porphyroïde  (1). 

Elle  répond  à  la  formule  A1203,3SiO«+42HO. 

KfioHn  ou  ierre  à  porcelaine.  —  Cette  argile,  la  plus  impoHtn|^ 
de  toutes,  est  remarquable  par  son  origine,  car  elle  provient év»" 
demment,  partout  où  on  l'a  trouvée,  de  la  décomposition  à^ 
feldspaths  qui  font  partie  des  roches  primitives,  et  princip»!^ 
ment  des  pegmatites,  des  granités  et  des  porphyres*  On  suit  so'"* 

(I)  Nicklès^  Annal,  des  min.,  v«  série,  XV,  510. 
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vent,  dans  un  même  gtte,  par  exemple  à  Saint-Yrieix^  près  de 
Limoges^  toutes  les  phases  de  décomposition  de  la  roche,  depuis 
l'état  du  double  silicate  d'alumine  et  de  potasse  ou  de  soude,  qui 
constitue  le  feldspath,  jusqu'à  celui  d'un  simple  silicate  d'alu- 
mine hydraté,  qui  forme  le  kaolin.  Celui-ci,  lorsque  l'élimination 
des  parties  qui  lui  sont  étrangères  est  complète,  ou  lorsqu'il  en 
a  été  séparé  parla  dilution  dansTeau  et  la  décantation,  forme  une 
argile  blanche,  opaque,  terreuse,  friable,  souvent  dure  au  toucher, 
mais  quelquefois  douce  cependant.  Elle  happe  fortement  à  la 
langue;  elle  fait  difficilement  pâte  avec  l'eau;  elle  ne  fait  aucune 
eSerrescence  avec  les  acides.  Enfin  elle  est  tout  à  fait  infusible  au 
feu  et  y  reste  blanche.  Souvent  même  elle  y  devient  blanche 
lorsqu'elle  était  accidentellement  colorée. 

Le  kaolin  est  bien  loin  d'avoir  une  composition  toujours  iden- 
tique, ce  qui  tient  sans  doute  aux  diverses  circonstances  qui  ont 
influé  sur  la  décomposition  des  roches  qui  l'ont  produit.  Il  ne 
contient  jamais  moins  de  silice  que  d'alumine;  mais,  à  partir  du 


>..  ••. 


^silicate  simple  Al  Si,  on  en  trouve  de  tous  les  degrés  de  composi* 


.••  ••• 


tion  jusqu'à  Al  Si^. 


Silke. . . . 
Alumine  . 
Potasse.. 
Cbaux... 
Magnésie 
Eau 


43,3G 

42,78 

0,92 

0,^2 

11,87 


43,OS 
40 

» 

2,89 
14,00 


43,17 

36,81 

» 

1,68 

» 

1 1 ,99 


48,49 
37,88 

N 
» 

13,58 


43,G 

32,4 

» 

23 


61,4 
23,2 


» 


0^ 
13,8 


!•  Moyenne  de  cinq  analyses  de  kaolin  de  localités  non  indi« 
quéeSyparM.  Wolf(l).  Formule2Àl  Si4-3H,  avec  mélange  d'une 

petite  quantité  de  Ps  S.  La  chaux  paratl  à  l'état  de  carbonate. 

2.  Composition,  d'après  Berthier,  du  kaolin  de  Limoges /7t<r, 
c'est-à-dire  non-seulemBnt  débarrassé  par  dilution  et  décanta- 
lion  du  quartz  et  des  grains  de  feldspath;  mais  privé  de4iiiit,  par 
sa  dissolution  dans  l'acide  sulfurique  concentré  et  dans  la  potasse 
caustique,  du  feldspath  très-divisé  qui  accompagne  toujours  le 
kaolin  le  mieux  lavé.  Cette  composition  répond  presque  exacte- 
ment à  7  molécules  de  silice,  6  d'alumine,  i  de  magnésie  et  12 


(I)  Wolf,  Annuaire  de  chimie  de  Uilhn  et  Beisft,  1840. 
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molécules  d'eau,  que  Ton  peut  traduire  ainsi  :  6  (Al  Si  +  2H)-|^ 

MgS  ou  A]  Si  +  2H  /wx/x  i/6  MgS. 

3.  Composition  moyenne  des  kaolins  simplement  dilués  et  dé- 
cantés de  Limoges,  de  Plymlon  (Devonshire),  de  Rama  (Passau), 
de  Sosa  (Saxe),  el  de  Sargadelos  (Galice).  Celte  composition 

répond  à  la  formule  Al'Si*+6H,  avec  mélange  d'une-  petite 

•     ••■ 
quantité  de  Ca^Si. 

4.  Kaolin  de  Schneeberg^  analysé  par  M.   Wolf. —  Formule:  * 

•••  •••         .  ., 

Al»Si»+4H. 

5.  Kaolin  de  Loukossoa,  près  de  Bayonne,  analysé  par  Bei:thier; 

formule  exacte  :  Al^Si*-|-8H.  Ce  kaolin  présente  des  caractères 

particuliers.  Il  est  en  masses  compactes,  opaques  et  d'un  beau 
blanc;  il  ne  tache  pas  les  doigts,  il  est  dépourvu  de  plasticité  avec 
l'eau,  ce  qui  le  rend  propre  à  la  fabrication  de  la  porcelaine; 
mais  il  est  très-facilement  attaqué  par  l'acide  sulfùrique,  et 
pourra  devenir  très-utile  pour  la  préparation  de  l'alun. 

6.  Kaolin  (TElbogeny  en  Bohême,  analysé  par  Berthier,  après 
avoir  été  séparé  des  grains  de  quartz  qu'il  renferme  en  abondance; 

formule:^!  Si3+3H.  . 

Argiles  plastiques.  —  On  a  donné  ce  nom  à  des  argiles  qui  of- 
frent beaucoup  de  propriétés  communes  avec  les  kaolins,  mais  qui 
en  diffôrcnt  par  deux  points  essentiels  :  par  leur  gisement  d'abord, 
qui  est  généralement  situé  à  la  partie  la  plus  inférieure  des  ter- 
rains tertiaires  et  au-dessus  de  la  craie,  ce  qui  empêche  de  croire 
qu'elles  proviennent,  au  moins  immédiatement,  des  roches  feid- 
spathiques;  ensuite  par  leurs  produits  travaillés,  qui  ne  peuvent 
former  que  des  poteries,  dites  de  grèsy  ou  des  faïences  plus  ou 
moins  belles,  mais  toujours  opaques,  tandis  que  les  kaolins  se 
convertissent,  à  la  cuisson,  en  porcelaine.  Ces  argiles  forment 
avec  l'eau  une  pâte  très-plastique  et  tenace,  et  sont  éminemment 
propres  à  l'art  du  potier.  Elles  sont  généralement  compactes, 
douces  et  onctueuses  au  toucher;  quelques-unes  sont  translu- 
cides ou  le  deviennent  quand  on  les  plonge  dans  l'eau.  Elles 
sont  le  plus  souvent  blanches  ou  grises,  et  quelquefois  noirâ- 
tres; mais  comme  cctle  couleur  est  due  à  une  matière  organi- 
que destructible  au  feu,  cela  ne  les  empêche  pas  de  produire 
des  poteries  blanches.  La  plupart  cependant,  exposées  à  un  feu 
violent  et  longtemps  continué,  acquièrent  une  couleur  rougeâ* 
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tre  plus  ou  moins  marquée.  Elles  sont  infusiblés  au  feu.  Les 
argiles  plastiques  les  plus  célèbres  sont  celles  du  Devonshire, 
en  Angleterre;  d' Ancienne,  près  de  Namur;  de  Gross-Almerode, 
près  de  Gassel.  Ëa  France,  les  plus  usitées  sont  celles  de-Mau- 
beuge,  de  Savigny,  près  de  Beauvais  ;  de  Forges-les-Eaux  et  de 
Gournay  (Seine-Inférieure);  d'Abondant,  près  de  Dreux;  de  Mon- 
lereau,  d'Arcueil,  près  de  Paris  ;  de  Gaujac  (Landes),  etc.  Voici 
la  composition  des  principales  d*enlre  elles. 


i 


SîO». 

Ai«œ. 

FeO.. 
CaO.. 
MgO. 
HK).. 


46,M) 

38,10 

» 

14,50 


2 


46,8 
37,2 

» 

» 

0,8 
14.2 


49,6 
37,4 

» 

n 

1» 

11,20 


50,6 

35,2 

0.4 

» 

» 
13,1 


5 


47,50 

34,37 

1,24 

0,50 

l 

14,50 


6 


6?,50 
23,15 

n 

2,30 

» 

12,65 


65 

24 
» 
» 
» 

11 


8 


64,10 
24,60 


» 


10 


1.  Argile  plastique  de  Gaujac  ;  2.  argile  blanche  de  Siegen.  —  Ces 
deux  argiles  ont  la  môme  formule  que  les  kaolins  de  Limoges,  de 


M    •  ••• 


•••  ••« 


Plymlon,  etc.  :  Al^Si^+ÔH. 

3.  Argikdu  Devonshire^  par  Berlhier  =  Al^Si3-|-3,5H. 

4.  Argile  d^  Abondant  y  par  Berthier=Al*Si*4"^iJ[* 

5.  Argile  plastique  de  Hesse^  par  Salvelat.  —  Formule  :  A]*Si®-j- 

•  ••• 

5H  avec  mélange  de  (Fe^M)^  Si.  Cette  terre  sert  à  la  fabrication 

des  creusets  de  Hesse. 


■••      ••• 


•••        ••« 


•        ••• 


6.  Argile  de  Nevcrs  =^  A]  Si-|-3H  avec  mélange  de   Ca^Si. 

Cette  argile  serait  mieux  rangée  parmi  les  figulines.  Elle  ne  peut 
servir  qu'à  faire  des  faïences  communes,  en  raison  de  la  chaux 
qu'elle  contient. 


•••  .1 ■ 


7.  Argile  plastique  de  Forges- les-£aux  =  2A1  Si'  -\-  5H. 

•  •  t    •••  • 

8.  Argile  plastique  de  Montereau,  par  Salvelat  =  Al  Si'-j-2,3H. 
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Arfpiles  fusibles. 

Argiles  figulînes,  —  Ces  argiles  ont  beaucoap  de  rapport  avec 
les  précédentes,  et  se  trouvent  dans  la  même  partie  inférieure 
des  terrains  tertiaires;  mais  elles  sont  moins  compactes,  plus  fa- 
ciles à  délayer  dans  l'eau  et  forment  une  pâte  plus  courte  ou  moins 
tenace.  Elles  sont  généralement  colorées,  et,  loin  de  blanchir  par 
la  cuisson,  elles  deviennent  souvent  d*nn  rouge  très-marqué. 
Elles  contiennent  toujours  de  l'oxyde  de  fer  et  de  la  chaux  dont 
une  partie  peut  se  trouver  à  Tétat  de  carbonate,  mais  dont  la 
quantité  ne  dépasse  pas  quelques  centièmes.  C'est  ce  mélange  qui 
les  rend  fusibles  à  une  haute  température,  et  qui  empêche  qu'on 
ne  les  emploie  autrement  que  pour  les  poteries  communes  et  pour 
la  fabrication  des  fourneaux.  Les  sculpteurs  s'en  servent  pour 
modeler,  et  on  les  emploie  aussi  sous  le  nom  de  terre  glaise  pour 
glaiser  les  bassins  oîi  l'on  veut  retenir  de  l'eau.  Cette  argile  est 
très-abondante  au  sud  de  Paris,  dans  les  environs  de  Yaugirard, 
de  Vanvres  et  d'Arcueil. 

Argiles  smectiques  ou  terres  à  foulon.  —  Ces  argiles  sont  grasses 
au  toucher  et-  se  laissent  polir  avec  l'ongle;  elles  se  délitent 
promptement  dans  l'eau  et  y  forment  une  sorte  de  bouillie  sans 
ductilité.  Il  y  en  a  de  jaunâtres,  de  vertes,  de  brunes  et  de  rouge 
de  chair.  Elles  contiennent  des  quantités  variables  d'oxydes  de 
fer^  de  chaux  et  de  magnésie,  et  leur  composition  ne  peut  être 
considérée  comme  régulière.  On  les  emploie,  ainsi  que  l'indique 
leur  nom,  pour  dégraisser  les  étoffes  de  laine,  ce  qui  se  fait  en 
foulant  celles-ci,  dans  des  mortiers  de  bois,  avec  de  l'eau  et  de 
l'argile. 

Les  argiles  smectiques  les  plus  connues  sont  celles  d'Angleterre, 
où  elles  sont  très-abondantes,  principalement  dans  les  comtés  de 
Hampshire  et  de  Surrey,  et  celle  de  Saxe  (à  Rosswein,  à  Schom- 
berg,  à  Johann-Georgenstadt).  Ou  en  trouve  en  France  à  Issou- 
dun  (Indre),  à  Villeneuve  (Isère),  à  Flavin  près  dé  Rhodei  (Avey- 
ron),  etc. 

Arn^lles  effervescentes  ou  Maraes  arf^llenses. 

Ce  sont  des  mélanges  naturels  d'argile  et  de  carbonate  de  chaux, 
faisant  une  vive  effervescence  avec  les  acides,  et  contenant  cepen- 
dant assez  d'argile  pour  en  conserver  les  principaux  caractères  et 
pour  être  propres  encore  à  la  fabrication  des  poteries  communes, 
et  que  l'on  cuit  à  une  chaleur  de  60  degrés  environ  du  pyromè- 
tre de  Wedgwood.  Ces  argiles  sont  tellement  fusibles  à  une  tem* 
pérature  plus  élevée  (120  à  i30  degrés),  qu'elles  coulent  en  un 
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liquide  brun  capable  de  percer  les  creusets  les  plus  réfractaires. 
Elles  forment  des  couches  puissantes  dans  un  grand  nombre  de 
pays,  et  dans  divers  terrains  infra-ou  supra-crétacés.  Celles  que 
Ton  exploite  aux  environs  de  Paris,  comme  l'argile  jaunâtre  de 
Yiroflay  et  l'argile  verte  de  Montmartre,  appartiennent  à  la  for- 
mation du  gypse  et  constituent  des  couches  très-étendues  qui  sé- 
parent ce  terrain  d'eau  douce  du  terrain  marin  supérieur. 

Ces  argiles  ont  une  couleur  rouge  due  à'  de  l'oxyde  de  fer,  dont 
la  quantité  varie  depuis  la  plus  faible  jusqu'à  celle  capable  de 
coistituer  un  minerai  de  fer  exploitable.  D'autres  fois  elles  ont 
une  couleur  jaune  due  à  l'hydrate  de  fer.  Elles  sont  usitées  plu- 
tôt pour  la  peinture  ou  pour  l'usage  médical  que  pour  la  fabrica- 
tion des  poteries. 

Sangmme  ou  crt^yan  rouge,  •—  Argile  à  structure  schisteuse,  à 
texture  compacte,  à  cassure  facile  et  terreuse.  Elle  est  douce  au 
toucher,  très-tendre,  tache  fortement  les  doigts  et  laisse  sur  le 
papier  des  traces  d'un  rouge  vif  et  durable.  On  la  trouve  en  pe- 
tites couches  ou  en  amas,  au  milieu  des  schistes  argileux,  comme 
i  Tballiter,  dans  la  Hesse,  à  Blankenbourg  età  Kœnilz,  en  Thu- 
ringe.  On  en  fabrique  des  crayons  rouges. 

Bol  cT Arménie  ou  argile  ocreuse  rouge.  —  Cette  argile  tire  son 
nom  de  ce  qu'on  l'apportait  autrefois  d'Ar.ménie  ou  tout  au  moins 
de  rOrieot.  Mais  depuis  longtemps  déjà  celle  que  nous  employons 
est  tirée  de  divers  lieux  de  la  France,  comme  de  filois  et  de  Sau« 
mur.  Elle  est  douce  au  loucher,  d'un  rouge  moins  vif  et  moins 
foncé  que  la  sanguine.  Elle  est  également  plus  compacte,  plus 
dure,  plus  difficile  à  casser  et  à  délayer  dans  l'eau.  Elle  contient 
ordinairement  du  gravier,  qui  se  précipite  lorsqu'elle  est  délayée, 
et  qu'il  faut  en  séparer  par  décantation.  Quelquefois  on  lave  le 
bol  à  la  carrière  même  et  on  le  met  en  petits  pains  ronds  qu'on 
empreint  d'un  cachet.  Cette  opération  était  autrefois  pratiquée 
dans  rOrient  et  principalement  à  l'île  de  Lemnos,  d'où  l'argile 
ainsi  préparée  avait  pris  les  noms  de  terre  sigillée  ou  de  tetre  de 
Lemnoi;  mais  ces  noms  appartenaient  aussi  à  une  argile  beaucoup 
plus  pâle,  qui  seule  les  a  conservés. 

Terre  sigillée;  argile  ocreuse  pâle,  — Cette  substance,  dont  j'ignore 
le  lieu  d'origine,  est  toujours  sous  la  forme  de  petits  pains  orbi- 
culaîres  ou  cylindriques  plus  ou  moins  aplatis  et  marqués  d'un 
cachet.  Elle  est  d'un  blanc  rosé  et  contient  par  conséquent 
beaucoup  moins  d'oxyde  de  fer  que  le  bol  d'Arménie.  Elle  fait 
partie  de  Télectnaire  de  safraa  composé  ou  confection  d'hyacin- 
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ihes,  de  même  que  le  bol  d'Arménie  entre  dans  la  composition 
de  i'éleciuaire  diascordium  qui  lui  doit  sa  couleur. rouge. 

Ocre  jaune.  —  Celte  substance  se  trouve  en  France,  sur  les  bords 
du  Cher,  dans  la  commune  de  Saint-Georges  ;  à  Bitry  (Nièvre;  et 
à  Taunay,  en  Brie.  Elle  est  située  à  une  certaine  profondeur  au- 
dessous  d'un  banc  de  sable,  d'un  banc  de  glaise  et  d'un  banc 
de  grès,  et  elle  est  portée  sur  un  banc  de  sable.  Elle  forme  une 
couche  assez  homogène,  mais  sans  consistance  et  presque  pulvé- 
rulente, d'un  jaune  un  peu  orangé  et  assez  foncé.  Elle  présente 
un  toucher  siliceux  plutôt  qu'argileux,  et  elle  contient  en  effet 
une  très-grande  quantité  de  silice,  peu  d'alumine,  de  la  chaux  et 
de  l'oxyde  ferrique  hydraté.  Elle  est  employée  dans  la  peinture  et 
surtout  dans  celle  en  bâtiments.  On  en  calcine  également  Une 
partie  pour  en  former  de  l'ocre  rouge  qui  est  employée  pour  les 
mêmes  usages. 

Terre  d'ombre,  —  Cette  substance  est  une  argile  massive,  d'ap- 
parence terreuse,  d'un  grain  très-fin  et  très-égal,  mais  sans  con- 
sistance, absorbant  l'eau  très-avidement  et  s'y  délayant  avec  une 
grande  facilité.  Elle  est  d'une  couleur  foncée  qui  est  à  la  fois 
verdâtre,  jaunâtre  et  brunâtre,  et  qui  devient  d'un  brun  rou- 
geâlre  au  feu.  Elle  nous  arrive  par  Marseille,  qui  la  tire  soit  de 
la  province  d'Ombrie,  en  Italie,  soit  de  l'Ile  de  Chypre  ou  du 
Levant.  Elle  est  très-usitée  dans  la  peinture  en  détrempe  et  pour 
la  fabrication  des  papiers  peints. 

Terre  de  Sienne.  —  Cette  substance  est  tirée  des  environs  de 
Sienne  en  Italie;  elle  est  sous  forme  de  petites  masses  d'un  jaune 
brunâtre  à  l'extérieur,  et  présentant  à  l'intérieur  la  couleur  et 
la  cassure  luisante  de  Taloès  hépatique.  Elle  est  très-estimée  dans 
la  peinture,  soit  dans  son  état  naturel,  soit  brûlée  ou  calcinée, 
opération  qui  lui  communique  une  couleuf  brun  rougeâtre  très- 
foncée. 

Te7Tes  comestibles,  —  Je  ne  terminerai  pas  cette  longue  série 
des  composés  argileux  sans  parler  de  l'usage  presque  universel- 
lement répandu,  chez  les  peuples  sauvages  de  l'Afrique,  de 
l'Amérique  et  de  l'Asie,  de  manger,  comme  un  supplément  né- 
cessaire à  une  nourriture  trop  insuffisante,  des  quantités  consi- 
dérables d'argile.  Cet  usage  s'est  même  conservé  ou  propagé 
chez  des  peuples  plus  civilisés,  comme  dans  l'Inde,  et  jusqu'en 
Portugal,  où  des  femmes,  dit-on,  mangent  encore  avec  plaisir 
de  la  terre  rouge  de  Boucaros,  dont  sont  fabriqués  les  alca» 
razzas,  ou  vases  à  rafraîchir  l'eau.  Je  ne  pense  pas  qu'un  usage 
aussi  répandu  ait  pour  seul  effet  de  tromper  l'estomac,  et  d'apai- 
ser momentanément  la  faim,  sans  aucun  résultat  utile  pour  la 
nutrition.  Il  est  probable,  au  contraire,  que  l'instinct  de  conser- 
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Talion  a  fait  reconnaître  à  ces  peuples  misérables  des  espèces 
d'argiles  qui  contiennent  encore  une  certaine  quantité  de  ma- 
tière organique  provenant  de  végétaux  ou  d'animaux  détruits,  et 
que  c'est  cette  matière  qui  contribue  à  les  soutenir,  principale- 
ment dans  les  mois  de  l'année  oti  une  nourriture  plus  efficace 
vient  à  leur  manquer. 

Famille  du  zinc  (1). 

Le  zinc  se  trouve  sous  huit  états  principaux  :  sélénié,  arséniatéj 
sulfuré^  oxydé  f  sulfaté ,  carbonate^  silicate  y  aluminaté. 

,  Zinc  Bélénlé. 

Trouvé  au  Mexique,  combiné  au  mercure  sélénié;  inconnu  en 
Europe. 

zinc  arséniaté. 

Minéral  trouvé  dans  un  gisement  de  cobalt  gris,  près  de 
Schneeberg.  Il  est  en  couche  cristalline,  cramoisie,  colorée  par 
l'arséniate  de  cobalt.  Sa  densité  est  3,  1  ;  sa  dureté  sensiblement 
égale  à  celle  du  spath  d'Islande.  Il  cristallise  dans  le  système  du 
prisme  oblique  symétrique.  D'après  M.  Kœtlig,  il  renferme  sur 
100  parties  : 

Acide  arséuique 37,17 

Oxyde  de  zinc 30,52 

Protoxyde  de  cobalt 6,91 

—  nickel 2,00 

Eau 23,'i0 

Chaux traces. 

d'où  Ton  a  conclu  la  formule  :  AsO*,3(ZnO,CoO,NiO)  +  8H0. 

Zinc  flulfuré  ou  Blende. 

Ce  sulfure  est  assez  répandu  dans  les  terrains  primitifs,  jus- 
qu'aux terrains  de  sédiment  moyens;  mais  c'est  surtout  dans  les 
terrains  de  transition  qu'on  le  trouve;  il  y  est  presque  toujours 
accompi^gné  de  sulfure  de  plomb. 

(l)  Jusqu'à  présent  je  n'avais  pas  séparé  le  zinc  de  l'étain,  auquel  on  le  trouve 
réuni  dans  les  classiâcations  d'Ampère  et  de  Thenard.  Mais  la  nécessité  de  ne 
plus  séparer  Tétain  du  tantale  et  des  autres  titanides,  jointe  au  caractère  positif 
beaucoup  plus  marqué  du  zinc,  et  à  ses  nombreux  rapports  avec  le  magnésium, 
m'ont  engagé  à  faire  descendre  le  zinc  jusqu'au  magnésium.  Alors  il  m'a  fallu 
le  faire  suivre  du  cadmium,  bien  que  celui-ci  conserve  des  rapports  plus  mar- 
qués avec  rétain  et  les  argyridcs. 
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Le  zinc  sulfuré  est  lamelleux,  fragile  et  facile  à  diviser  en 
lames  éclatantes  au  moyen  du  couteau.  Il  est  rayé  par  le  spath 
fluor.  Il  est  jaune  et  transparent  lorsqu'il  est  pur,  mais  il  con- 
tient presque  toujours  une  quantité  variable  de  protosulfure  de 
fer  qui  fait  varier  sa  couleur  du  jaune  enfumé  au  brun  ou  au  noir, 
et  qui  lui  ôte  plus  ou  moins  sa  transparence  jusqu'à  le  rendre 
complètement  opaque  (l).*Cependant  il  donne  toujours  une  pou- 
dre grisâtre.  Il  pèse  4,04  ;  il  est  très- phosphorescent  par  le  frotte- 
ment, infusible  au  feu,  difficilement  attaquable  par  les  acides. 
Néanmoins,  lorsqu'il  est  réduit  en  poudre  fine,  il  se  dissout  à 
chaud  dans  les  acides  sulfurique  et  nitrique  un  peu  étendus  : 
avec  le  premier  il  se  dégage  de  l'acide  sulfhydrique,  et  avec  le 
second  des  vapeurs  nitreuses.  Dans  les  deux  cas,  la  liqueur  lient 
en  dissolution  du  sulfate  de  zinc. 

Le  sulfure  de  zinc  se  trouve  cristallisé,  fibreux,  mamelonné, 
ou  testacé.  Il  cristallise  dans  le  système  cubique,  et  ses  formes 


Fig.  176.  —  ZÎDC  sulfuré. 


Fi  g.  177.  —  Zinc  sulfuré. 


les  plus  habituelles  sont  le  tétraèdre  plus  ou  moins  modifié 
(fig.  176  et  177),  l'octaèdre  passant  au  dodécaèdre  {fig.  178), 
ou  tout  à  la  fois  au  dodécaèdre  et  au  cube  {fig.  179),  le  dodécaè- 
dre rhomboïdal,  soit  simple  {fig**il%),  soit  diversement  modifié 

(1)  Analyse  de  différents  sulfures  de  zinc  : 

I.        II.        m.       IV.        v. 

Soufre 33.66  33  33,15  32,75  28,60 

Zinc 6G,34  6f,5  61,65  62,62  43 

Fer >>  4  8,20         2,20  15.70 

Plomb »  »  1,50  »  » 

Cadmium »  »  »  1,78  » 

I.  Zinc  sulfuré  pur  cristallisé,  analysé  par  Arfwedson.  Sa  composition  répond 
ù  la  formule  ZnS,  avec  un  petit  excès  de  soufre. 
il.  Zinc  sulfuré  lamellaire  d* Angleterre,  par  Borthier. 

III.  Zinc  sulfuré  concrétionné  du  Brisgau,  par  Laugier. 

IV.  —  cadmifère,  analysé  par  Lowe. 

V.  Zinc  sulfuré  fortement  ferrifère  de  Marmato,  par  M.  BotnsingauU. 


{fis-  iSl).  Tous  ces  cristaux  sont  souvenl  hémitropes  et  maclés. 
Soiu  la  forme  dodécaèdre,  le  einc  suiruré  ressemble  beaucoup 


Pig.  ni.  —  ZlDCiuIfbrt. 

au  grenat;  mais  celui-ci  est  moins  lamelleux  et  beaucoup  plus 
dor  puisqu'il  étincelle  sous  le  briquet  et  raye  le  verre.  Il  res- 


Kmble  aussi,  suivant  les  échantillons,  à  Vêtain  oxydé,  ou  wolfram 
nu  lungstate  de  fer  et  de  manganèse,  et  à  l'urane  oxydulé  ou 
pKhbknde.  Voici  leurs  caractères  différentiels  : 

L'étain  oxydé  est  très-dur,  étincelle  fortement  sous  le  briquet 
el  pèse  6,9. 

Le  wolfram  raye  le  verre,  et  doune  une  poudre  brune  qui  tache 
le  papier.  H  colore  le  borax  en  vert. 

L'urane  oxydulé  pèse  6,5,  est  feuilleté  dans  un  seul  sens,  et 
lionne  une  poudre  noirâtre. 


A  une  époque  oîi  les  minéralogistes  confondaient  les  diffé- 
rentes substances  appelées  calamine  sous  le  nom  de  zinc  oxydé,  ce 
composé  passait  pour  être  très-répandu  dans  la  terre.  Aujourd'hui, 
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c'est  à  peine  si  Ton  ose  ranger  sous  ce  titre  une  substance  nom- 
mée plus  communément  oxyde  rouge  de  zinc  ou  brucite,  qui  a  été 
trouvée  dans  plusieurs  mines  de  fer  du  comté  de  Sussez  et  du 
New-Jersey  aux  États-Unis. 

Cette  substance  est  en  grains  amorphes  d'un  rouge  orangé, 
disséminés  dans  la  masse  minérale.  Elle  pèse  5,43.  Sa  cassure 
est  éclatante  et  lamelleuse  dans  un  sens,  conchoïde  suivant  l'au- 
tre. Elle  raye  le  spath  calcaire.  Elle  se  dissout  facilement  à  froid 
dans  les  acides  minéraux.  Berthier  en  a  retiré  : 

Oxyde  de  zinc 88 

—    manganique  (MnW)....  42 

100 

On  trouve  au  môme  endroit  un  autre  minéral  d'un  brun  très- 
foncé,  donnant  une  poudre  de  môme  couleur^  sensible  à  l'action 
du  barreau  aimanté,  cristallisant  en  octaèdre,  et  pesant  spécifi* 
quement  4,87.  On  Ta  nommé  franklinite.  A  froid,  l'acide  chlor- 
hydrique  l'attaque  peu,  ce  qui  permet  d'en  séparer  la  brucite. 
Berthier  en  a  retiré  : 

Scsquioxyde  de  fer 66 

•Oxyde  manganoso-manganique. .         16 
Oxyde  de  zinc 18 

100 

Mais  comme  la  franklinite  est  magnétique,  il  est  plus  probable 
que  le  fer  y  est,  en  partie  du  moins,  à  l'état  d'oxyde  intermé- 
diaire, et  le  manganèse  à  celui  de  trioxyde.  Berthier  admet  qu'il 
est  composé  de  : 

•       •  •  • 

2  molécules  de  ferrite  de  fer  =  2  Fe  Fe, 

•  •  •  • 

1  —  —      de  zinc  =    Zn  Fe, 


.. . 


1  —  demanganitedezinc=    Zn  Mn; 

ce  qui  donne  : 

3  molécules  de  sesquioxyde  de  fer ....      50,2 

1        —         de  protoxyde  de  fer 15,1 

1  —         de  sesquioxyde  de  manganèse.       17,4 

2  ■    —         d'oxyde  de  zinc 17,3 

100,0 

Cette  manière  d'envisager  la  composition  de  la  franklinite 
permet  d'expliquer  sa  cristallisation  semblable  à  celle  du  fer 

•         ••  • 

oxydulé  Fe  Fe;  puisque,  alors,  les  deux  minéraux  se  trouvent 

.  .    •   *•• 

également  représentés  par  la  môme  formule  générale  M  M. 
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Zine  smlfaté. 

Sel  blanc,  très-styptique,  soluble  dans   Teau,  précipitant  en 

blanc  par  les  sulfhydrates  et  par  le  cyanure  ferroso-potassique. 

11  forme  également  avec  les  alcalis  un  précipité  blanc  soluble 

dans  un  grand  excès  d'alcali. 
Ce  sel  se  trouve  en  très-petite  quantité,  à  Tétat  de  dissolution, 

dans  les  eaux  qui  circulent  dans  les  mines  de  zinc  sulfuré,  ou 
fixé  aux  parois  des  galeries.  On  dit  qu'on  Ta  trouvé  en  aiguilles 
à  Idria,  ou  en  stalactites  fibreuses  dans  les  mines  de  Schemnitz, 
en  Hongrie.  Mais  tout  celui  du  commerce  est  artificiel  et  est  un 
produit  très-secondaire  de  la  mine  de  plomb  de  Rammelsberg, 
exploitée  à  Goslar,  en  Hongrie .  Cette  mine  se  compose  de  sul- 
fures de  plomb,  de  cuivre,  d'argent,  de  zinc  et  de  fer.  On  met  à 
part  les  morceaux  riches  en  sulfure  de  zinc;  on  les  grille  et  on 
les  projette  dans  l'eau,  qui  dissout  les  sulfates  de  zinc  et  de  fer 
formés.  On  évapore  à  siccité  et  Ton  chaufi'e  dans  des  cornues 
pour  en  retirer  de  l'acide  sulfurique  fumant  provenant  principa- 
leoient  de  la  décomposition  du  sulfate  de  fer.  On  lave  pour  dis- 
soudre le  sulfate  de  zinc  et  le  séparer  du  colcothar.  On  fait  con- 
centrer la  liqueur  sur  le  feu,  jusqu'à  ce  qu'elle  puisse  se  prendre 
en  masse  parle  refroidissement,  et  on  la  coule  dans  des  moules 
disposés  à  cet  effet. 

Le  sulfate  de  zinc  du  commerce  est  en  masses  prismatiques 
blanches,  cristallisées  confusément  à  la  manière  du  sucre.  Il 
contient  encore  du  sulfate  de  fer,  qui  lui  fait  prendre  une  cou- 
leur de  rouille  par  le  contact  de  l'air,  et  dont  il  est  très-difficile 
de  le  priver  entièrement.  Il  est  très-soluble  dans  l'eau,  a  une 
svaeuràcre  et  slyptique,  et  jouit,  à  l'élat  de  dissolution,  des  pro- 
priétés caractéristiques  du  zinc  (p.  374),  sauf  les  modifications 
apportées  par  le  fer  :  ainsi  le  sulfate  de  zinc  du  commerce  forme 
un  précipité  jaunâtre  par  les  alcalis,  noirâtre  par  les  hydrosul- 
fales,  bleuâtre  par  les  hydrocyanates,  et  il  noircit  par  la  noix  de 
galle. 

Le  sulfate  de  zinc  est  employé  à  l'extérieur  comme  siccatif, 
astringent  et  escarrolique  ;  introduit  dans  l'estomac,  il  est  vo- 
milifà  petite  dose,  et  vénéneux  lorsqu'on  le  prend  en  trop  grande 
quantité. 

Nous  allons  maintenant  parler  du  zinc  carbonate,  hydrocarbo- 
noté,  silicate  et  hydrosilicaté.  Ces  quatre  substances  ont  été  long- 
temps confondues  sous  le  nom  de  zinc  oxydé  et  sous  celui  plus 
ancien  de  ca&tmiVte  ou  A^pierie  calaminaire.  Et,  en  effet,  la  pierre 
calaminaire  est  souvent  un  mélange  de  ces  quatre  espèces;  mais 

GnioomT,  Drogues,  7«  édit.  1'»  '•  —  2  4 
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comme  elles  existent  aussi  séparées,  il  est  convenable  de  dire    ^ 
moins  quelques  mots  de  leurs  caractères  particuliers. 

EIne  earbonaté. 

Smithùnite  (B«ud.).  — Substance  pouvant  se  montrer  cristal- 
lisée suivant  un  rhomboèdre  obtus  de  iOTl''  40'  et  72""  20';  mais 
étant  le  plus  souvent  en  masses  compactes,  lithoîdes,  blancbi- 
très,  jaunâtres  ou  rougeitres.  Ce  carbonate  a  une  structure  lami- 
naire et  une  cassure  demi-vitreuse.  Il  pèse  4,4;  il  raye  ramgo- 
Bite,  mais  est  rayé  par  la  chaux  phosphatée.  Il  n'est  pas  électrisé 
par  la  chaleur;  il  ne  donne  pas  d'eau  par  le  feu,  qui  le  change 
seulement  en  un  émail  blanc.  Lorsqu'il  est  réduit  en  poudre,  il    ' 
se  dissout  avec  eOervescence  dans  les  acides  et  fournit  une  li-    , 
queur  qui  piiécipite  en  blanc  par  les  alcalis,  les  sulfhydrates  et  le 
cyanure  ferroso-potassique. 

Ce  minéral,  dans  son  état  de  pureté>  est  composé  de  : 

Acide  carbonique...     1  molécule    35,37 
Oxyde  de  zinc 1  64,63 

«00,00 

c'est-à-dire  que  c'est  un  carbonate  neutre  (ZnC)  ;  mais  il  est  très- 
souvent  mélangé  de  carbonate  de  fer  et  de  manganèse,  d'oxy<fc 
de  fer,  de  silicate  de  zinc,  e^c. 

Gisement.  —  C'est  dans  les  terrains  intermédiaires,  dans  ceox 
qui  sont  formés  de  schiste  et  de  calcaire,  que  l'on  renconlre 
les  premiers  giles  de  carbonate  de  zinc.  Tels  font  ceox  de 
Bleiberg  en  Carinlhie,  du  Limbourget  du  duché  de  Juliers  dans 
la  Prusse  rhénane.  Dans  les  terrains  de  sédiment  inférieur,  ^ 
même  carbonate  se  trouve  au  milieu  des  arkoses  (à  Chessyprt* 
de  Lyon),  ou  dans  le  calcaire  pénéen,  comme  à  Combecave  p* 
de  Figeac,  et  à  Montalet  près  d'Uzès  en  France,  dans  les  Mcndip* 
Hills,  en  Angleterre,  etc.  Il  devient  beaucoup  plus  rare  dansl^ 
terrains  de  sédiment  moyens  et  supérieurs;  on  en  cite  quelqo^ 
petits  dépôts  dans  le  calcaire  grossier  à  Passy  près  de  Paris,  dan» 
la  colline  de  Viaume  au  delà  de  Pontoise,  et  dans  les  environs  de 
Marine,  dans  un  terrain  de  transport. 

Zinc  hydrocarbonaté. 

Calamine  terreuse.  —  Substance  d'apparence  terreuse  ou  p«^' 
yérulenle,  pesant  3,59  donnant  de  l'eau  par  l'application  du  fe«» 
jouissant  du  reste  de  toutes  les  propriétés  d'un  carbonate  * 
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zinc.  Elle  a  été  trouvée  seulement  en  petites  masses  dans  les 
mioes  de  plomb  de  Bleiberg.  Deux  analyses  ont  donné  : 

Par  Smithon.  Par  Berthier. 

Oxvgène.  Oiygène. 

C0«...       13,50        9,76      2  CO*....       13  9,40        2 

ZoO...       71,40       14,18      3     "         ZnO....       67        13,31         3 
m...       lo,10       13,42      3  H«0....       20        17,78        4 


•• 


Formules  :  ZnC  +  ZnMî».    .  ZnC  -f  ZnW. 

On  connaît  sous  le  nom  de  calamine  verte  et  d*auHchalcite  un 
hjdrocarbonate  de  zinc  contenant  une  quantité  variable  de  car- 
l)onate  de  cuivre.  Un  minéral  de  cette  nature  trouvé  à  Lowtesk, 
dans  l'Alta!,  contient  : 

Rapports.  Oxygène. 

Acide  carbonique , .  1 6,0^;  1 1 ,62  4 

Oxyde  de  zinc 45,84  9,U  3 

—  de  cuivre 28,19  5,69  2 

Eau 0,95  8,85  3 

que  l'on  peut  représenter  fort  simplement  par  2GuC  +  3ZnH. 

Zlne  ■llIcAté. 

Trouvé  seulement  jusqu'à  présent  dans  les  dépôts  de  calamine 
delà  Vieille-Montagne  dans  le  Limbourg,  et  dans  la  mine  de 
Tranklin  aux  Étals-Unis.  Le  premier  est  en  prismes  hexaèdres 
terminés  par  des  sommets  de  rhomboèdres  dont  les  faces  sont 
inclinées  enlre  elles  d'environ  128  degrés,  avec  un  cîivage  per- 
pendibulaire  à  ra.xe.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  4^18.  Le  se- 
cond est  en  prismes  hexaèdres  à  sommets  dièdres,  de  couleui; 
verdâlre,  rougedtre  ou  brunâtre,  pesant  3,89  et  composés  de  : 

Oxygène. 

Silice 25  12,98  1 

Oxyde  de  zinc... 71,33  14,17  i -h 

—  de  manganèse 2,66  0,73  » 

—  de  fer 0,09  0,20  » 

ce  qui  indique  un  silicate  de  la  for.mule  Zn^Si  mélangé  de  Tran- 
klinite. 

Zlne  hydroillIcAté. 

Calamine  électrique.  —  Substance  beaucoup  plus  commune 
que  la  précédente,  blanchâtre,  jaunâtre  ou  bleuâtre;  cristallisant 
le  plus  souvent  en  tables  rectangulaires  biselées  sur  les  quatre 
côtés,  et  dérivant  d'un  prisme  droit  rhomboîdal  de  102°  30'  et 
1?  30*.  Pesanteur  spécifique  3, 42. 


• 
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Le  zinc  hydrosilicaté  raye  le  calcium  fluorure,  et  est  difficile- 
ment rayé  par  le  couteau.  Il  s'électrise  si  facilement  par  une 
petite  variation  de  température,  qu'on  a  cru  qu'il  était  naturel- 
lement électrique;  mais  le  fait  est  qu'il  ne  le  devient  que  par 
un  changement  de  température  en  plus  ou  en  moins. 

Il  donne  de  l'eau  par  la  calcination  et  est  iofusible  au  feu.  11  se 
dissout  facilement  dans  les  acides  en  donnant  un  dissolulé 
d'oxyde  de  zinc  et  un  dépôt  de  silice  en  gelée.  On  en  coonalt 
plusieurs  analyses  qui  semblent  indiquer  plusieurs  degrés  d'hy- 

dratation  du  môme  silicate  de  zinc  Zn'Si. 


Silcie 

Oxyde  de  zinc. 
Eau 


CALAMINE 


de  Reibanya, 
par  Smitbson. 


Oxygène. 
25  3 

G8,3  3 

4,4  1 


de  Limburg, 

{MirBEEZÊLIUS. 


Oxvgène. 
24,89    "   2 
66,84        2 
7,46        1 


de  Limborg, 
par  Berthikh. 


Oxygène. 
25  3 

66  3 

a  2 


La  première  analyse  donne Zn^Si+Aq. 

•  ••• 

La  deuxième 2Zn'Si+3Aq. 

•  ••• 

La  troisième  et  la  quatrième Zn3Si-|-2Aq. 

Des  quatre  composés  que  je  viens  de  décrire,  deux  sont  très« 
rares,  ce  sont  le  zinc  hydrocarbonaté  et  le  zinc  siUcaté  anhydre; 
deux  sont  très-communs,  ce  sont  le  zinc  carbonate  et  le  zine  Ajr- 
drosilicaté.   Ce  sont  ces  deux  derniers  composés   mélangés  et 
rendus  plus  ou  moins  impurs  encore  par  d'autres  mélanges,  qoî 
constituent  la  plus  grande  partie  des  calamines^  dont  on  distingue 
deux  variétés  de  couleurs,  la  blanche  et  la  rouge. 

La  calamine  blanche  est  d'un  blanc  grisâtre,  compacte,  pesant 
de  3,5  à  4;  offrant  une  cassure  unie  avec  un  éclat  mat,  etprf* 
sentant  souvent  des  ébauches  de  cristaux  dans  les  cafVités  deb 
masse.  Deux  échantillons,  analysés  par  Karsten,  ont  donné  : 


De  Scbarley. 

Oxyde  de  zinc 56,33 

Acide  carbonique 30,71 

Silice 9,36 

Eau 0,o7 

6,97 


95,56 


2a 
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De  Scharley.  De  Guitate. 

Beport 96,97  95,56 

Protoxyde  de  fer. «  ,85  3,45 

—  de  mangahùse 0,50  0^66 

—  de  cadmium 9,25  0,09 

Chaux 0,10  0,03 

99,67  99,79 

Calamine  rouge.  —  D'un  rouge  de  brique,  d'un  rouge  brunâtre, 
ou  d'un  jaune  d'ocre;  compacle,  à  cassure  unie  ou  terreuse; 
pesant  de  4  à  4,33.  Deux  analyses  de  Karslen  ont  donné  : 

De  Scharley.  De  MichowiU. 

Oxyde  de  zinc 44,50  37,30 

—  ferreux 3,27  » 

—  ferrique 13,25  34,56 

—  roanganeux i  ,66  » 

—  manganique »  1,73 

Acide  carbonique 27,41 

Eau 3,64 

Silice 0,63  0,83 

Alumine 3,58  0,40 

97,97  90,94 

Les  différentes  espèces  de  calamine  se  trouvent  dans  les  mômes 
'ieui  que  j*ai  indiqués  pour  le  carbonate  de  zinc,  et  principale- 
ment dans  le  pays  de  Liège,  oii  il  en  existe  un  dépôt  encaissé 
^ntre  deux  bancs  de  schiste  quarlzeux,  long  de  500  mètres,  large 
^e30  et  d'une  profondeur  inconnue.  Oik  en  extrait  annuellement 
t)lus  de  750  milliers  de  kilogrammes  de  calamine. 

Nous  parlerons  du  zinc  aluminaté,  nommé  aussi  gahnite  ou 
tpineik  lincifère^  à  la  suite  du  spinelle  magnésien. 

Extraction  du  zinc,  —  Autrefois  on  relirait  le  zinc  de  la  blende 
seulement,  et  même  ce  métal  n'était  qu'un  produit  très-secon- 
daire des  galènes  mélangées  de  blende.  Il  résultait  du  grillage  de 
ces  minerais  une  certaine  quantité  d'oxyde  de  zinc  condensé 
dans  la  partie  supérieure  des  fourneaux  et  nommé  tuthie  ou  cadmie 
des  fourneaux,  que  l'on  réduisait  ensuite  à  Faide  du  charbon. 
Depuis,  on  s'est  attaché  principalement  à  retirer  le  zinc  de  la 
calamine,  et  enûn,  aujourd'hui  que  les  usages  du  zinc  se  sont  con- 
sidérablement multipliés,  on  extrait  ce  métal  de  tous  ses  com- 
posés naturels,  c'est-à-dire  principalement  de  la  blende  et  de  la 
calamine. 

Le  traitement  de  la  blende  consiste  à  la  bocarder  d'abord  et  à 
la  laver  pour  la  priver  d'une  partie  de  la  gangue,  et  ensuite  à  la 
griller  deux' fois  dans  des  fours  à  réverbère,  ce  qui  en  dégage  le 
^ufre  à  l'état  d'acide  sulfureux  et  fait  passer  le  zinc  à  celui 
d'oxyde . 
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Pour  exploiter  la  calamine,  on  la  Irie  d'abord  autant  que  pos- 
sible pour  en  séparer  la  gangue  calcaire  ou  argileuse;  mais  pour 
en  obtenir  une  séparation  plus  complète,  on  laisse  le  minerai 
exposé  à  l'air  pendant  longtemps,  afin  que  l'argile  se  délite  et 
devienne  friable  ;  alors  on  opère  un  second  triage  de  la  calamine 
et  on  la  calcine  dans  un  fourneau  à  réverbère  pour  en  dégager 
Teau  et  Tacide  carbonique. 

Lorsque  Toxyde  de  zinc  est  obtei^i  par  l'un  ou  l'autre  moyen, 
on  le  mélange  avec  du  poussier  de  charbon  ou  de  bouille,  et  oa 
le  réduit  dans  des  conduits  en  fonte  ou  en  terre  qui  sont  placés 
en  grand  nombre  dans  un  fourneau,  et  qui  communiquent  par 
leur  partie  supérieure  ou  inférieure  avec  des  récipients;  de  sorte 
que  le  métal  est  obtenu  dans  le  premier  cas  par  une  dislillatioi^ 
per  ascensurriy  ou  per  descensum  dans  le  second.  Ce  zinc  distilla 
est  en  grenailles  que  Ton  fond  dans  un  creuset  pour  le  couler 
plaques. 

Le  zinc  pur  est  d'un  blanc  bleuâtre  assez  éclatant;  mais  il 
ternit  et  s'oxyde  promptement  à  l'air  humide.  11  pèse  7,9.  Lors- 
qu'il est  pur,  il  est  à  peu  près  aussi  malléable  que  l'étain;  mais 
celui  du  commerce  ne  se  lamine  bien  qu'à  une  température  supé- 
rieure à  100  degrés.  Il  se  fond  au  rouge  obscur  et  se  volatilise 
sans  altération,  à  une  chaleur  plus  forte,  dans  des  vaisseaux  fer- 
més, lise  combine  très-difficilement  avec  le  soufre. 

Si,  lorsque  le  zinc  est  fondu  dans  un  creuset  et  fortemeal 
rougi,  on  le  met  en  contact  avec  l'air,  il  brûle  avec  une  flamme 
blanc  verdâtre  éblouissante;  en   môme  temps,   une  partie  se 
volatilise  dans  l'air,  et  forme  un  oxyde  blanc,  "floconneux,  très- 
léger,  que  Ton  nommait  autrefois  nihil  album,  laine  philosophiÇ»^* 
et  pompholix.  Le  zinc  se  dissout  facilement  à  froid  dans  TadJ^ 
sulfurique  étendu  d'eau,   dans  les  acides  chlorhydrîquc  et  ni- 
trique, et  en  général  dans  tous  les  acides.  Toutes  ses  dissolutioo^ 
sont  incolores,  et  forment,  avec  la  potasse,  la  soude  ou  Tarnoo* 
niaque,  un  précipité  blanc  qui  peut  être  redissous  par  unexc^ 
d'alcali.  Ces  mômes  dissolutions  forment  un  précipité  blanca^^ 
les  sulfhydratcs  alcalins;  blanc  demi-transparent  parlecyanot* 
ferroso-polassique.    Elles    ne    précipitent   pas    par  la  noii  u* 
galle. 

Le  zinc  n'est  usité  en  pharmacie  que  pour  préparer  l'oxyde  u^ 
zinc  ;  mais,  employé  comme  un  des  éléments  de  la  pile  voltaïqiCi 
il  donne  lieu  à  l'un  des  plus  puissants  moyens  d'analyse  qp^ 
possède  la  chimie.  On  l'uliîise  aujourd'hui  pour  faire  des  condail^ 
d'eau,  des  gouttières  et  des  couvertures  de  toits;  on  a  au^ 
essayé  d'en  fabriquer  des  casseroles  et  d'autres  ustensiles  de  cui- 
sine; mais  la  facilité  avec  laquelle  les  acides  les  plus  faiW^ 
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cJélerminent  son  oxydation  et  sa  dissolution  doit  détourner  de 
l'appliquer  h  cet  usage. 

FAMILLE  DU  CADMIUM. 

Métal  volatil  et  susceptible  d'être  distillé,  décourert  en  18i8 
par  M.  Hermann  dans  des  tleurs  de  zinc  où  Ton  soupçonnait  la 
présence  de  Tarsenic,  parce  i]ue,  lorsqu'on  les  dissolvait  dans  aa 
acide»  la  liqueur  précipitait  en  beau  jaune  par  Tacide  sui (hy- 
drique, propriété  qui  appartient  au  cadmium  tout  aussi  bien 
qu*à  Tarsenic. 

Le  cadmium  sulfuré  a  été  trouvé  dans  une  roche  trappéenne  por* 
phyrilique  près  de  fiishoptown  en  Angleterre.  Il  est  cristallisé  en 
prismes  à  six  pans,  terminés  par  une  ea  plusieurs  pyramides  à 
six  faces  tronquées  au  sommet.  Il  est  assez  dur,  d'une  couleur  de 
miel  orangée.  Il  est  translucide  et  présente  un  lustre  brillant  à  sa 
surface.  Il  pèse  4,8  et  contient  : 

Soufre 22,41 

Cadmium 77, o9 

Quelques  minéralogistes  lui  ont  donné  le  nom  de  greenockiie. 
Sa  formule  est  CdS. 

Le  cadmium  existe  aussi,  presque  toujours  en  petite  quantité,  à 
l'état  de  sulfure,  dans  la  blende,  et  à  Tétat  de  carbonate  dans 
certaines  calamines.  II  se  trouve  dans  la  tuthie  qui  provient  du 
grillage  de  la  blende,  et  dans  les  premières  portions  de  zinc  qui 
distillent.  On  dissout  cette  tulhie  ou  ce  zinc  dans  l'acide  sulfu- 
rique,  et  on  y  fait  passer  un  courant  d'acide  sulfhydrique  qui  y 
forme  un  précipité  de  sulfure  de  cadmium  mélangé  de  sulfure  de 
cuivre  et  d'un  peu  de  sulfure  de  zinc.  On  dissout  ces  sulfures 
dans  l'acide  chlorhydrique,  on  évapore  presque  à  siccité,  on 
redissout  dans  l'eau  et  on  ajoute  du  carbonate  d'ammoniaque  en 
excès  qui  redissout  les  carbonates  de  zinc  et  de  cuivre  formés,  et 
laisse  celui  de  cadmium.  On  lave  celui-ci,  on  le  calcine  pour  en 
chasser  l'acide  carbonique,  on  le  mélange  de  noir  de  fumée  et  on 
le  chauffe  dans  une  cornue  au  fourneau  à  réverbère.  Le  cadmium 
distille  dans  un  récipient. 

Le  cadmium  est  d*un  blanc  d'élain;  très-éclatant,  et  bien  duc- 
tile. Il  pèse  8,604,  est  très-fusible  et  presque  aussi  volatil  que  le 
mercurcc  Ghaulfé  avec  le  contact  de  l'air,  il  se  converlit»en  un 
oxyde  brunâtre  qui  paraît  sous  forme  d'une  fumée  de  môme  cou- 
leur, mais  qui  est  très-fixe.  Il  se  dissout  dans  les  acides  chlorhy- 
drique et  sulfurique  étendus,  avec  dégagement  de  gcU  hydrogène  ; 
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ses  dissolutions,  qui  sont  incolores,  forment  avec  l'acide  sulfby- 
drique  un  sulfure  jaune  insoluble  qui  est  usité  en  peinture. 

FAMILLE  DU  MAGNÉSIUM. 

Humphry  Davy  est  le  premier  qui  ait  réduit  le  magnésium  à 
Tétat  métallique;  mais  il  ne  Ta  obtenu  qu'amalgamé  avec  le 
mercure.  En  1828,  M.  Bussy  est  parvenu  à  obtenir  le  magnésium 
pur,  en  décomposant  le  chlorure  magnésique  anhydre  par  le 
potassium.  Ce  métal  est  plus  lourd  que  l'eau,  d'un  blanc  d'ar- 
gent, malléable,  inaltérable  à  froid  dans  l'air  sec,  inaltérable 
même  dans  Teau  bouillante  ;  fusible  à  la  même  température  que 
Targent  et  volatil  comme  le  zinc  (i).  Il  s'enflamme  au  rouge 
obscur  lorsqu'il  a  le  contact  de  Toxygène,  et  produit  de  la  ma- 
gnésie. Il  se  combine  de  même  avec  le  chlore,  le  brome  et  l'iode, 
mais  pas  avec  le  soufre.  A  la  chaleur  rouge,  la  magnésie  est 
décomposée  par  le  chlore,  et  non  par  les  autres.  C'est  au  con- 
traire l'oxygène  qui  décompose  les  bromure,  iodure  et  sulfure 
de  magnésium. 

La  magnésie  forme  avec  plusieurs  acides,  et  notamment  avec 
les  acides  sulfurique,  chlorhydrique  et  azotique,  des  sels  solubles 
pourvus  d'une  saveur  amère  désagréable.  Les  carbonates  simples 
de  potasse,  de  soude  et  d'ammoniaque  forment  dans  la  dissolu- 
tion de  ces  sels  un  précipité  blanc  à' hydrocarbonate  de  magneste, 
qui  est  insoluble  dans  un  excès  du  liquide  précipitant.  La  même 
chose  a  lieu  avec  les  alcalis  caustiques  ;  seulement  il  faut  remar- 
quer que  Tammoniaquc  ne  précipite  que  la  moitié  de  la  magnésie 
du  sel,  et  même  qu'elle  ne  la  précipite  pas  du  tout  si  on  a  préala- 
blement ajouté  une  suffisante  quantité  d'acide  à  la  liqueur.  Le 
réactif  le  plus  sensible  pour  découvrir  et  doser  la  magnésie  est  le 
sous-phosphate  d'ammoniaque,  qui  occasionne  dans  la  liqueur 
un  précipité  de  phosphate  ammoniaco-magnésien  d'une  compo- 
sition constante,  et  reconnaissable  au  microscope,  par  les  belles 
formes  qu'il  y  présente  {'!). 

La  magnésie  communique  à  plusieurs  de  ses  composés  naturels 
un  toucher  onctueux  qui  sert  à  les  faire  reconnaître.  Ces  mêmes 
composés,  additionnés  de  nitrate  de  cobalt  et  chauffés  au  rouge, 
acquièrent  une  couleur  rose  qui  les  distingue  des  composés  alu- 
mineux  dont  la  couleur  devient  bleue  dans  les  mêmes  circon- 
stances. 

(1)  Comptes  rendus  de  l'Académie  des  Sciences,  t.  XLIV,  p.  394. 

(2)  Voir  Guibourt,  Mémoire  sur  le  phosphate  ammoniaco-magnésien  {Travaux 
de  C Académie  roi/ale  des  s  :iences  et  arts  de  Rouen,  année  1841). 
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Dans  rélude  que  nous  allons  faire  des  composés  naturels  de  la 
magnésie,  nous  metlrons  hors  ligne,  pour  ainsi  dire,  ses  trois  sels 
solubles,  chlof*ure  ou  chlorhydrate^  azotate  et  sulfate,  qui  se  trou- 
vent plutôt  dissous  dans  les  eaux  qu'à  l'état  solide,  dans  le  sein 
de  la  terre,  et  nous  traiterons  ensuite  de  ses  nombreux  composés 
insolubles,  parmi  lesquels  les  silicates  occupent  une  place  consi- 
dérable de  même  que  dans  l'histoire  des  autres  bases  terreuses. 

Le  chlorhydrate  de  magnésie  est  certainement  très-abondant  dans 
la  nature,  puisque  Teau  de  la  mer,  dont  la  masse  est  si  considé- 
rable, en  tient  en  dissolution,  et  qu'il  fait  partie,  en  outre,  d'un 
assez  grand  nombre  d'eaux  salines^  telles  que  celles  de  fialaruc, 
de  Sedlilz,  de  Seydschutz,  de  Pullna,  etc.  ;  mais  comme  la  grande 
solubilité  de  ce  sel  et  sa  déliquescence  s'opposent  à  ce  qu'il  se 
montre  sous  forme  solide,  dans  le  sein  de  la  terre,  nous  ne  nous 
y  arrêterons  pas. 

L'existence  du  nitrate  de  magnésie  est  beaucoup  plus  restreinte, 
car  il  n'existe  guère,  conjointement  avec  le  nitrate  de  chaux,  que 
dans  les  matériaux  salpêtres  et  dans  l'eau  des  puits  de  Paris; 
nous  n'en  dirons  donc  pas  davantage. 

Le  sulfate  de  magnésie  existe  aussi  dissous  dans  un  certain  nom- 
bre d'eaux  minérales,  auxquelles  il  communique  sa  saveur  amère 
et  sa  propriété  purgative  ;  telles  sont  les  eaux  d'Ëpsom  en  An- 
gleterre, et  celles  de  Sedlitz,  de  Seydschutz,  d'Ëgra  et  de  Pullna, 
ea  Bohême.  Mais  comme  ce  sel  n'est  pas  déliquescent,  il  peut 
exister  aussi  à  l'état  solide; tantôt  sous  forme  d'efflorescence,  à 
la  surface  de  la  terre,  comme  dans  la  haute  Asie,  à  Salinelle 
près  de  Montpellier,  à  Ménilmontant  près  de  Paris  ;  et  surtout 
dans  les  lieux  abondants  en  schistes  à  la  fois  magnésiens  et  pyri- 
leux,  comme  à  Sallanche  près  du  mont  Blanc,  et  à  Mouslier  dans 
les  Basses-Alpes.  D'autres  fois  on  le  trouve  en  petites  masses  ou 
en  veines  dans  les  terrains  de  gypse,  comme  dans  les  plàtrières 
de  Fitou  (Aude),  où  il  a  été  découvert  par  M.  Bouis,  pharmacien 
à  Perpignan.  Il  remplace  aussi  fréquemment  le  sulfate  de  fer 
dans  la  houille,  et  il  se  forme  également  dans  les  solfatares  et 
près  du  cratère  des  volcans. 

Le  sulfate  de  magnésie  naturel  se  présente  donc  sous  forme 
presque  pulvérulente  ou  sous  celle  de  petites  masses.  Celles-ci 
sont  tantôt  cristallines,  lamelleuses  et  transparentes  comme  si  le 
sel  avait  été  obtenu  par  l'art  (tel  est  celui  de  Fitou)  ;  tantôt  elles 
sont  opaques  et  formées  de  longs  filaments  parallèles  et  d'un  éclat 
nacré.  On  distingue  facilement  le  sulfate  de  magnésie  des  autres 
sels  qui  peuvent  lui  ressembler,  sous  ces  différentes  formes,  à  sa 
saveur  amère,  à  sa  grande  solubilité  dans  l'eau,  et  par  les  réac- 
tions propres  de  l'acide  sulfurique  et  de  la  magnésie. 
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Mais  ce  sulfate  naturel  ne  pourrait  pas  sufQre  à  celui  qui  est  né- 
cessaire pour  l'usage  de  la  médecine  ou  pour  Texlraclion  de  la 
magnésie;  il  faudrait,  d'ailleurs,  toujours  le  puriûer.  Celui  duL 
commerce  proTient  donc  de  l'une  des  sources  suivantes  : 

1^  On  le  retire  par  évaporalion  des  eaux  salines  qui  ont  éL^ 
nommées  ci-dessus,  et  on  le  purifie  par  une  nouvelle  solution  ^  \ 
cristallisation. 

2®  On  expose  les  schistes  magnésiens  et  pyriteux  à  l'air,  penda^^^t 
un  temps  plus  ou  moins  long,  et  on  les  arrose  quelquefois  :  p^u 
à  peu  le  soufre  et  le  fer  se  brûlent  et  forment  de  Tacide  sulfuvr^j. 
que  et  de  Toxyde  de  fer;  mais  l'acide  se  combine  de  préférera  ce 
à  la  magnésie  et  il  se  forme  très-peu  de  sulfate  de  fer.  Lorsqa^oo 
juge  que  la  matière  contient  assez  de  sulfate  de  magnésie,  on  k 
lessive,  on  ajoute  à  la  liqueur  un  peu  de  lait  de  chaux  qui  préci- 
pite l'oxyde  de  fer;  on  décante,  on  fait  évaporer  et  cristalliser. 
Le  sel,   redissous  et  soumis  à  une  nouvelle  cristallisation,   est 
aussi  pur  que  celui  d'Angleterre. 

3®  On  traite  par  l'acide  sulfurrque  une  roche  nommée  (fo/omii*, 
très-abondante  dans  les  anciens  terrains  de  sédiment  calcaire, 
qui  est  composée  de  carbonate  de  chaux  et  de  magnésie.  L'acide 
sulfurique  transforme  ces  deux  bases  en  sulfates;  mais  comme 
celui  de  chaux  est  presque  insoluble  dans  l'eau,  on  le  sépare  très- 
facilement  du  premier,  qui  est  dissous  par  ce  liquide  et  obteoa 
par  évaporation  et  cristallisation. 

Le  sulfate  de  magnésie  se  trouve  dans  le  commerce  sous  la 
forme  de  petits  cristaux  blancs  et  transparents,  qui  sont  des  pris- 
mes à  quatre  pans,  terminés  irrégulièrement  :  il  a  une  saveur 
Irès-amôre;  il  est  très-soluble  dans  Veau  froide,  encore  plus  dans 
Teau  bouillante,  et  cfislallise  en  très-gros  prismes  par  le  refroi- 
dissement. On  lui  substitue  souvent  le  sulfate  de  soude,  dit*«/ 
dEpsom  de  Lorraine,  auquel  on  a  donné  la  même  forme  de  pelils 
cristaux  aiguillés,  mais  qui  s'en  distingue  par  une  saveur  moins 
amère,  par  sa  très-facile  efflorescence  à  l'air,  et  surtout  par  la 
propriété  de  n'être  pas  précipité  par  les  solutés  de  carbonates- 
alcalins.  Mais,  pour  être  certain  que  le  sulfate  de  magnésie  ne 
contient  pas  de  sulfate  de  soude,  il  faut  en  faire  dissoudre  une 
certaine  quantité,  par  exemple  10  grammes  dans  20  grammes 
d'eau;  y  verser  20  grammes  de  carbonate  d'ammoniaque  nonif' 
fleuri,  dissous  dans  80  grammes  d'eau  :  de  cette  manière  on  en 
précipite  toute  la  magnésie  et  on  forme  du  sulfate  d'ammoniaque 
soluble;  on  filtre  la  liijjieur,  on  la  fait  évaporer  dans  un  creuset 
d'argent  ou  de  platine,  et  on  chauffe  au  rouge  :  si  la  liqueur  ne 
contenait  que  du  sulfate  d'ammoniaque,  le  sel  se  volatilisera  en 
entier  à  cette  température  ;  si  elle  contenait  du  sulfate  de  soude 
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qui  n'a  pu  ôlre  décomposé  par  le  carbonate  d'ammoniaque,  ce  sel 
restera  au  fond  du  creuset,  et  il  sera  facile  d'en  constater  les  pro- 
priétés (1). 

Le  sulfate  de  magnésie  est  très-usité  en  médecine  comme  pur- 
gatif. Il  est  employé  dans  les  lieux  mêmes  oh  on  l'obtient  par  Té- 
Taporation  des  eaux  des  fontaines,  ou  par  l'efllorescao  ce  des  schistes 
magnésiens,  à  la  préparation  du  sous -carbonate  de  magnésie. 

Composition  du  sulfate  de  magnésie  cristallisé  : 

Acide  sulfurique 32^35  i  molécule. * 

Magnésie 16,71  i 

Eau 50,94  7 

100,00 
D'après  M.  Bonis,  le  sulfate  naturel,  découvert  à  Fitou,  ne 

•      •••  • 

conlient  que  48,32  d'eau,  et  sa  formule  est  MgS  -|-  6H. 

COMPOSÉS   INSOLUBLES. 

Ifai^néile  n»tlTe  ferrifère. 

Périclase.  —  Substance  découverte  en  1843,  par  M.  Sacchi, 
dans  un  bloc  de  dolomie  du  mont  Somma,  au  Vésuve.  Elle  est 
accompagnée  d'oUvile  et  de  magnésie  carbonatée  terreuse.  Elle 
est  cristallisée  en  octaèdres  réguliers,  transparents  et  d'un  vert 
obscur;  elle  pèse  3,75,  est  presque  aussi  dure  que  le  feldspath, 
est  inaltérable  et  infusible  au  chalumeau.  Elle  est  inattaquable 
par  les  acides  quand  elle  est  cristallisée,  mais  elle  s'y  dissout  après 
avoir  été  pulvérisée.  Elle  est  composée  de  : 

Magnésie 02,o7 

Oxure  ferreux C,9i 

Résidu  insoluble 0,S6 

100,34 

Celte  substance  doit  être  considérée  comme  de  la  magnésie  na- 
tive au  môme  litre  que  le  corindon  est  de  l'alumine  cristallisée. 
L'oxyde  ferreux  s'y  trouve  comme  isomorphe  avec  la  magnésie. 

ll»;^nésle  hydratée. 

Brucite.  —  Celle  substance  ressemble  au  talc  par  sa  structure 
laminaire,  sa  couleur  un  peu  verdàlre,  sa  tanslucidité,  son  éclat 
nacré  et  son  toucher  savonneux,  mais  ses  lames  ne  sont  pas 
flexibles,  deviennent  opaques  à  Tair  et  surtout  au  feu,  et  donnent 

(1)  Journal  de  chimie  médicale 1 1,  4  30. 
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une  grande  quantité  d'eau  à  la  distillation.  Elle  se  dissout  sans 
effervescence  dans  l'acide  sulfurique.  Elle  est  forndée  de  : 

Magnésie.. r...       69,7o     X     3,8707    =:    269,93    =    \ 
Eau 30,2o     X    8,8889    =    268,9iB    =     i 

Formule  :  MgH. 

La  magnésie  hydratée  a  été  trouvée  en  veines  dans  la  serpen- 
tine, à  Uoboken  dans  le  New-Jersey,  et  à  l'Ile  d'Unst,  une  des 
Shetlands.  Celle-ci  présente  des  cristaux  distincts  aplatis  qui  sont 
des  prismes  hexaèdres  réguliers  très-courts. 

ll»|^Bésle  earbonatée  anhydre. 

Giobertite,  — -  Cette  substance  a  été  longtemps  méconnue  à 
l'état  cristallisé,  parce  qu'elle  cristallise  en  rhomboèdre  obtus  de 
107 ""SB',  presque  semblable  à  celui  de  la  chaux  carbonatée,  et 
qu'on  la  prenait  pour  de  la  chaux  carbonatée  magnésifère;  mais 
l'analyse  a  montré  que  certains  cristaux  des  Alpes  et  du  Salzbourg 
étaient  complètement  privés  de  chaux  et  devaient  constituer  une 
espèce  distincte.  Souvent  cependant,  de  même  que  cela  a  lieu 
dans  la  chaux  carbonatée,  une  partie  de  la  magnésie  se  trouve 
remplacée  par  de  Toxure  ferreux  ou  de  l'oxure  manganeux.  La 
magnésie  carbonatée  est  plus  dure  que  le  spath  calcaire  et  fait 
une  effervescence  beaucoup  plus  lente  avec  les  acides.  Elle  offre 
quelquefois  une  teinte  jaunâtre  due  à  un  peu  de  fer  peroxyde,  ou 
une  couleur  noire  due  à  un  mélange  de  bitume,  comme  les  cris- 
taux du  Salzbourg.  En  voici  deux  analyses  : 

I.  II. 

Rapports  moléculaires. 

Acide  carbonique 50,75  184  50,6=481 

Magnésie 47,63  18i  4i,5  =  172,2  (  .^.^  . 

Oxure  ferreux »  »  4,9=    i0,9t        » 

—      manganeux....        0,2i  »>  »  » 

Eau 1,40  »  N  » 

Bitume »  »  traces  » 

I.  Magnésie  carbonatée  de  Baumgarten,  parSlromeycr. 

II.  —  noire  du  Salzbourg,  par  Berthier. 

Formule  :  MgC. 

On  a  donné  les  noms  de  pùtomésùe  et  de  mésitine  à  une  espèce 
mixte  composée  de  carbonate  de  fer  et  de  carbonate  de  magnésie. 


a. 


s'approchant  plus  ou  moins  de  la  formule  FeC  -|-  MgC.  Elle  est 
au  carbonate  de  fer  ce  que  la  dolomie  est  au  carbonate  de  chaux. 
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Magnésie  carbonatée  silictfère^  magnésie  carbonates  terreusey  bau- 
dissérite,  —  Cette  substance  se  trouve  en  veines  ou  en  nodules 
dans  les  roches  serpentineuses,  où  elle  accompagne  la  magnésie 
bydrosilicatée  ou  magnésite  (spécialement  à  fialdissero,  près  ^e 
Turin)  ;  et  dans  le  fait  elle  est  formée  par  un  mélange  variable  de 
carbonate  et  d'hydrosilicate  de  magnésie. 

Cette  substance  est  sous  forme  de  rognons  blancs,  souvent  ma- 
melonnés à  leur  surface,  fibreux  et  un  peu  caverneux  à  l'inté- 
rieur. Elle  est  quelquefois  très-dure,  peu  happante  à  la  langue  et 
non  altérable  à  Tair,  lorsqu'elle  contient  une  forte  proportion  de 
silicate  ;  mais  d'autres  fois  elle  est  tendre^  facile  à  briser,  très- 
happante  à  la  langue,  et  fort  ressemblante  à  de  la  craie,  dont  elle 
se  distingue  cependant  facilement  aux  caractères  suivants  :  elle 
fait  difBcilement  effervescence  avec  les  acides,  et  laisse  de  la  si- 
lice gélatineuse  insoluble;  le  dissoluté  neutralisé  précipite  peu  ou 
pas  par  l'oxalate  d'ammoniaque,  et  précipite  au  contraire  par 
l'ammoniaque  caustique.  La  substance  elle-même  s'altère  et  se 
délite  à  Tair,  par  suite  de  l'action  de  l'eau  atmosphérique  sur  le 
carbonate  neutre  de  magnésie. 

Analyse  du  carbonate  de  magnésie  silicifère  de  Baldissero^  par 
Berthier  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  carbonique 4i,8  152 

Magnésie 39  151 

Magnésie  hydrosilicatée  (magnési  te) .       1 9,2 

Ifaipoésle  hydroe«rbonatée« 

Cette  substance,  d'après  les  analyses  qui  en  ont  été  faites,  con- 
slituerait  deux  espèces,  dont  l'une  serait  du  carbonate  neutre 
sous-bydraté,  et  l'autre  un  sous-carbonate  hydraté  semblable  à  la 
magnésie  blanche  des  pharmacies.  Voici  ces  deux  analyses  : 

Analyse  de  magnésie  hydrocarbonatée  du  Harz,  par  M.  Walm- 
sledt  : 

Acide  carbonique 48,58  X  3,6364  =  176,66  2 

Magnésie 40,84  X  3,8707  —  \  58,08  ) 

Oxureferreux 6,16x2,2222=    13,ii9    176,14      2 

—      manganeux 1,69  X  2,194    =      4,37) 

Eau 10,51   X  8,8889  =    93,42 

Silice 0,30 

Formule  :  2  (Mg,  Fe,  Mn)  G  +  H. 
Magnésie  hydrocarbonatée  de  Hoboken,  par  Wachlmeister  : 
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Acide  carbonique 36,82  =  133,80           * 

Hagnéde 42,41  =  164,161 

Ojiure  ferreux 0,27  =  O.CO  j 

Eau 1B,S3  =  164,71            S 

Silice 0,57 

Fotmulo  :  Mg>C*  +  H»  ou  4S(gC  +  MgH'  (1). 

■■•■ratalc  borktée  oa  Bor*clte. 

Cette  substaDce  se  trouve  sous  forme  de  petits  cristaux  dissé- 
minés  dans  un  sulfate  de  chaux  granulaire,  près  de  Lunebouc^ 


Fig.  liî.  —  Kagntiic  borilfc. 


'  Hign^ic  bonite. 


dans  le  BruiiswicJf,  et  à  Segeberg  dans  le  Holstein.  Ces  cristaux 
soDt  des  cubes  {/ig.  182  et  183)  ou  des  dodécaèdres  rbomboï' 
daux  {fig.  184),  jamais  simples  et  toujours  moditiés  au  contraire. 
Mais  ce  qu'il  y  a  de  irès-rcmarquable,  c'est  que  ces  modiUcalJoDs 

(I)  On  sdniPt  qur  ccl  li3*droc!irbi)nale  naturel  est  idpntii|iie  avec  la  mngnéiit 
blaaclit  dus  pliarniBcies,  obtenue  par  U  précipitation  k  froid  du  sulfate  de 
majçnésie  par  le  carbonate  de  soude,  et  par  ta  dessiccation  du  précipité  k  l'air 
libri'.  Mnis  celle-ci  ne  contient  que  4  de  magnésie,  et  sa  foruiule  est,  d'après 

Benclius,  Mg'C'  +  flH  ou  3MgC  +  Mglf>.  Un  expli(|uu  d'ailleurs  facilement  la 

formation  de  la  magnésie  hlamhe,  en  supposant  qu'on  agisse  sur  5  moltculei 
de  sulfate  de  magnésie  et  auuint  de  carbonate  de  soude,  soit  SMgS  -|-  hSàÇ. 
Par  la  double  déco  m  position  des  deux  sois,  il  se  forme  âSdS  qui  restent  dissous, 


former  MgC',  qui  reste  dissous  dans  \i  liqueur.  Il  ne  reste  donc  plus  que 
3  molécules  d'acide  carbonique  et  4  moli^cules  de  magnésie  qui,  combinées  1 
i  molécules  d'eau,'  forment  le  précipité.  On  pourrait  expliquer  d'une  manière 
semblable  la  formation  de  Tllydrocarbunate  naturel  de  lloboken.  Il  est  facile 
u  reste  i|iie  la  compositioji  du  précipité  doit  varier  avec  la  tem- 
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ne  sont  pas  complètement  symétriques,  comme  cela  a  toujours 
lieu  dans  le  système  cubique.  Ainsi,  dans  la  figure  184,  les 
douze  arêtes  du  cube-  sont  bien 
remplacées  par  les  doaze  facet- 
tes tangentes  qui  conduisent  au 
dodécaèdre  rhomboïdal  ;  mais 
sur  les  buit  angles  du  cube,  il 
n'y  en  a  que  quatre  qui  présen- 
tent la  modification  de  l'octaè- 
dre ;  les  autres  3ont  intacts.  Dans 
la  figure  i83,  autre  dissymétrie  : 
les  buit  angles  du  cube  présen- 
tent bien  les  faces  de  l'octaèdre  ; 
mais  il  y  en  a  quatre  qui  présen- 
tent en  outre  une  troncature  tri-  ..     ..,       „     .     u 

.  ,  ,       y  t  *"'§»•  **'•  —  Magnésie  Doratée. 

pie  qui  appartient  au  trapézoèdre. 

La  môme  disposition  existe  dans  la  figure  184  qui  dérive  de  celle 
i8â,  avec  un  accroissement  considérable  des  faces  du  dodécaèdre 
et  addition,  sur  les  quatre  angles  simples,  de  la  troncature 
triple  du  trapézoèdre. 

Haiiy,  qui  a  signalé  le  premier  Tanomalie  de  cristallisation  de 
ia  boracite,  a  montré  qu'elle  se  liait  à  la  propriété  d'acquérir  Té- 
lectricité  polaire,  par  l'intermédiaire  de  la  chaleur,  de  même  que 
cela  a  lieu  pour  les  autres  cristaux  dissymétriques.  On  a  reconnu 
de  plus  qu'une  lame  de  boracite,  interposée  entre  deux  tourma- 
lines croisées,  rétablissait  la  lumière  dans  l'espace  occupé  parles 
deux  tourmalines,    comme   le  font  les   substances  pourvues  de 
double  réfraction.  El  comme  les  substances  qui  cristallisent  dans 
le  système  régulier   ne  jouissent  pas,  en  général,  de  cette  pro- 
priétéy  plusieurs  personnes  en  ont  conclu  que  la  forme  primitive 
de  la  magnésie  boratée  était  un  rhomboèdre  très-voisin  du  cube 
€t  non  un  cube  véritable.  Mais  indépendamment  de  ce  que  cette 
supposition  ne  ferait  pas  disparaître  la  dissymétrie  des  cristaux, 
celle-ci  peut  s'expliquer  en  supposant,  avec  M.  Delafosse,  que  la 
molécule  intégrante  de  la  boracite  est  le  tétraèdre  régulier. 

La  magnésie  boratée  est  incolore  et  transparente  lorsqu'elle 
est  pure  ;  mais  elle  est  souvent  translucide  ou  rendue  complète- 
ment opaque  par  un  mélange  de  chaux  qui  vient  y  remplacer  une 
partie  de  la  magnésie.  Ëile  est  assez  dure  pour  rayer  le  verre  : 
mais  elle  est  rayée  par  le  quartz.  Elle  se  boursoufle  au  chalumeau 
et  se  fond  en  un  globule  blanc  et  opaque  qui  cristallise  en  refroi- 
dissant. Elle  se  dissout  dans  l'acide  nitrique. 

La  composition  de  ce  minéral  n'est  pas  moins  remarquable 
que  ses  propriétés.  L'acide  borique  y  contient  quatre  fois  autant 
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d'oxygène  que  la  magnésie,  ce  qui  est  une  forte  présompUon  en 
faveur  de  ceux  qui  pensent  que  la  formule  de  l'acide  est  BO*  ; 
mais  la  composition  des  autres  borates,  tt  surtout  celle  du  bo- 
rate  de  soude,  s'accorde  mieux  avec  la  formule  BO^  que  j'ai 
adoptée. 
Analyse  de  la  boracite  par  M.  Arfwedson  : 

Oxygène.  Rapports  nolécalaires. 

Acide  borique...*....       69,7      47,94      4  159,79        4 

Magnésie 30,3      11,73       1  117,28        3 

Formule  :  Mg'ii*. 

Deux  analyses  faites  par  M.  Rammeisberg  conOrmeni  le  résul- 
tat précédent.  Il  faut  dire  cependant  qu'une  analyse  antérieure, 
faite  par  M.  Pfciff,  avait  donné  63,7  d'acide  borique  et  36,3  de 

magnésie,  ce  qui  répond  à  MgB. 

HydroboracUe .  —  Substance  fibro-lamelleuse,  ayant  la  dureté  eL 
Tétat  nacré  du  gjrpse,  auquel  elle  ressemble  beaucoup.  L'analyse 

a  montré  qu'elle  contenait  Mg^B*  +  ^H.  Elle  a  été  trouvée  dans 
des  minéraux  provenant  du  Caucase. 

Magnésie  •lamina tée  on  liplnelle. 

Le  nom  de  sptnelle  ou  de  rubis  spinelle  a  été  longtemps  le  nom 
l^écifique  d'une  gemme  rouge  et  transparente  qui  ressemble 
beaucoup  au  rubis  oriental  ou  corindon  rouge  hyalin  ;  mais  au- 
jourd'hui ce  nom  est  appliqué  à  un  groupe  de  pierres  très-varia- 
bles par  leurs  caractères  extérieurs,  puisqu'elles  peuvent  être 
rouges,  noires,  vertes  ou  incolores,  et  transparentes  ou  opaques; 
mais  CCS  pierres    se  touchent  par  deux  points  essentiels  :  elles 

cristallisent  toutes  en  octaèdre  régulier,  et  leur  formule  générale 

.    ... 

parait  être  celle  d'un  aluminate  de  magnésie  MgAl,   dans   lequel 

l'alumine  peut  être  suppléée  par  de  l'oxure  ferrique,  et  la  magné- 
sie par  le  proloxure  de  fer,  de  zinc  ou  de  manganèse. 

Les  caractères  généraux  des  spinelles  sont  donc  de  cristalliser 
en  octaèdre  régulier,. ou  en  formes  dérivées.  (1)  Us  ont  une  dureté 
un  peu  supérieure  à  celle  de  la  topaze  et  qui  ne  le  cède  qu'à  celles 
du  corindon  et  du  diamant  ;  leur  pesanteur  spécifique  varie  de 
3,523  à  3,5b5.  Ils  possèdent  la  réfraction  simple  ;  enfin  ils  sont  in- 
fusibles au  chalumeau.  Décrivons-en  maintenant  les  diverses 
sous-espèces . 

(1)  Voyez  les  figures  116,  117  et  118  ^pages  235  et  226). 
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Itubù  spinelle  ou  spinelk  rouge.  —  Cette  gemme  se  trouve  à  Cey- 
laDy  dans  les  mêmes  sables  d'alluvion  que  les  corindons,  les  zircons 
et  autres.  Elle  est  transparente,  d'un  rouge  ponceau  ou  d'un 
t'Ose  foncé,  et  d'autres  fois  d'un  rouge  rosé  faible  [rubis  balais)  ; 
elle  est  d'un  prix  très-élevé,  bien  qu'inférieur  à  celui  du  rubis 
oriental,  avec  lequel  on  la  confond  facilement;  mis  celui-ci  est 
plus  dur,  d'one  pesanteur  spécifique  de  4  environ  et  pourvu  de 
ladoubleVéfraclion.  M.  Bischop  possède  un  spinelle  rouge  d'une 
grande  beauté  et  du  poids  de  11,29  grammes  qu'il  estime  à  100 
ou  H0,000  francs.  Dufrénoy  en  a  examiné  un  autre,  taillé  et  du 
poids  de  iSL64i  grammes,  qui  était  complètement  incolore,  et 
que  Ton  pr^QAÎt  pour  un  diamant  dont  il  avait  presque  la  pesan- 
teur spécifique  (3,SS75).  Mais  il  avait  un  éclat  beaucoup  moins 
Tif  et  il  polarisait  la  Rimière  sou  un  angle  de  60**  45',  tandisque 

ia  polarisation  de  la  lumière  par  le  diamant  a  lieu.sous  un  angle 

de 68*.  Les  spinelles  d'Aker,  en  Sudermanie,  sont  bleus. 

Qael  que  soit  l'accord  présenté  par  les  analyse  modernes  des 

•     •  <  • 
spiuelles,  qui  les  ramènent  tous  à  la  formule  M  AJ,  je  ne  puis 

passer  complètement  sous  silence  les  analyses  plus  anciennes  de 
Vauquelin,  de  Klaproth  el  de  Berzélius,  parce  qu'il  serait  possible 
que  la  composition  de  ces  minéraux  ne  fût  pas  aussi  constante 
qu'on  le  pense,  et  qu'elle  se  rapprochât  quelquefois  davantage  du 
corindon. 

Spiaelle    rouge,    Spinelle  rouge,  Spiaelle  bleue  d'Aker, 
parVaaquelia.        par  Klaproth.  par  Berzélius 

Acide  chromique...  6,<8  »                       » 

Alumine 82,47  74,50  72,2a 

Magnésie 8,78  8,25  14,63 

Chaux D  0,75                      » 

Oxure  ferreux <>  1,50  4,26 

Silice »  15,50  5,45 

L'analyse  de  Vauquelin  répond  à  Al**Mg*Gr. 

l'analyse  de  Klaproth,  en  admettant  que  la  silice  soit  acciden- 

Wle,  conduit  à  la  formule  MgM^,  et  celle  de^Berzélius  donne  à 

•    ••  •  % 

peu  près  MgAl*.  Autres  analyses,  par  M.  Abich  : 

Spinelle  rouge.  Spinelle  rouge  d'Aker. 

OiYgëne.  Oxygène. 

Alumine 69,0!       32,22        3  68,94  32,47        3 

Magnésie 26,21       10,14)  25,72  9,951 

Oxure  ferreux.      0,71        0,06        1  3,49  0,79' 


F,UOj 

-chromique?      1,10        0,31) 
SUce 2,02  2,25 

Formule  :  MgAl. 

GoiBom,  Drocues,  7«  édit. 


))  » 
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Chlorospinelle  ou  spinelle  vert  de  tOnaraL  — En  petils  oclaèd 
d'un  vert  d'herbe,  trouvés  à  Slatoust.  M.  H.  Rose  en  a  retiré: 

Oxygène. 

Alumine 57,34  26,77  j     ^ 

Oxure  ferrique 14,77  3,36 1 

Magnésie 27,69  i0,67        1 

Oxyde  de  cuivre 0,62  » 

Formule  :  Mg  (AÎjFe). 

Candite,  ceylanite,  pléonaste.  —  Lesdeux  premiers  noms  onléi^ 
donnés  à  des  spinelles  de  Ceylan  cristallisés  en  octaèdres  et  qui 
trouvent  mêlés  au  spinelle  rouge,  mais  qui  sont  opaqdhs  et  bol 
(candite)  ou  d'un  vert  foncé  (ceylanite).  Lepléonaste  est  un  aut^^ 
spinelle  noir  et  opaque,  cristallisé  en  dodécaèdres  réguliers,  qu^ 
Ton  trouve  dans  un  grand  nombre  de  lieux,  au  milieu  des  roch.  ^** 
volcaniques  ou  disséminé  dans  leurs  débris,  comme  au  Mor:^^ 
Somma  (Vésuve),  à  Montferrier  (Hérault),  à  l'abbaye  de  Laac^-b 
sur  les  bords  du  Rhin,  etc . 

Ceylanite,  par  Laugier.  PléonasU^  pv  Abieb. 

Oxygène.  Oxygène. 

Alumine 65  30,36            3,27  67,46  31,51            2,J 

Magnésie 13          5,03)  25,94  10,04,       .,  , 

Oxure  ferreux..  16,î)       3,67|9,27  1  5,00  1,121       *' 

Chaux 2          0,57;  » 

Silice 2  2,38 

•       •     ... 
Formule  :  Mg,  Fe)Al. 

Spinelle  zincifère  ou  gahnite.  =  En  octaèdres  d'un  vert  foncé, 
translucides  sur  les  bords.  Pesanteur  spécifique  4,232.  Dureté  Jtf 
spinelle.  Ce  minéral  a  été  trouvé  par  Gahn,  dans  un  schiste  fa/- 
queux  des  environs  de  Fahlun;  on  l'a  observé  depuis  à  Frani/io, 
dans  les  États-Unis. 

Analyse  par  Abich  : 

De  Franklin.         De  Fahlun 

Oxygène. 

Alumine 57,09  55,14  25,75  j   «- „.         j^g 

Oxure  ferrique..         »  5,85              1,76)    ^''^'          ' 

—  ferreux...      4,55  »                   » 

—  ïincique..  34,80  30,02              5,86  j 

Magnésie 2,22  5,25             2,03  )      ''^ 

Silice 1,22  3,84                » 

DysluUe,  —  Ce  minéral  provient  de  Sterling,  dans  le  N^^' 
Jersey,  où  il  accompagne  le  fer  oxydulé  et  la  franklinite.  U  ^^^ 
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en  octaèdres  réguliers  d'un  jaune  brunâtre  ;  il  a  la  dureté  du 
feldspath  seulement,  et  pèse  4,55. 
Analyse  par  Thompson  : 

Oxygène. 

Alumine 30,49=  30,49    ^^fi^  i^^  ^q 

Oxyde  de  fer 41,93  =  [  P^^^^lf  •  ^7,97      8  5  i   - 

'  «protoxyde.  12,?5      1,bi 

Protoxyde   de    manga-  (   7  «1      4 

nèae 7,60=  7,60      2,85       ' 

Oxyde  dezinc 16,80=  16,80      3,34/ 

Silice 2,97 

Eau 0,40 

Ce  minéval,  par  l'absence  complète  de  la  magnésie  et  par  la 
substitution^d'une  grande  quantité  d'oxydes  de  fer  et  de  manga- 
nèse à  l'alumine  et  à  Toxyde  de  zinc,  ne  conserve  plus  rien  des 
spinelles,  si  ce  n*est  sa  crislallisation  en  octaèdre  régulier. 

MmgméBÏe  fluo-pliospliatée. 

• 

Wagnérite.  —  Minéral  très-rare,  cristallisant  en  prisme  rhom- 
boîdal  oblique  ;  translucide,  d'un  jaune  de  miel,  rayé  par  le 
quarlz,  pesants,!..  Difficilement  fusible  au  chalumeau  ;  composé 


••  • 


deMgF-}-  Mg'P.  Trouvé  à  Hollegraben,  dans  le  Salzbourg,  dis- 
^miné  dans  une  veine  de  quartz  traversant  un  schiste  argileux. 

Magnêule  flao-slllcatée. 

Chondroditeoxx  brucite, — Substance  également  fortrare,en  grains 
cnstallins'et  d'un  jaune  de  cire,  trouvés  disséminés  dans  uncchaux 
carbonatée  lamellaire  dans  l'étal  de  New- Jersey  et  en  Finlande. 


•«  * 


Formule  :  2Mg»Si  +  MgF. 
M afl^nésle  sillcmtée. 

Les  minéraux  qui  renferment  la  magnésie  à  l'état  de  silicate 
sont  rarement  cristallisés,  de  sorte  que  les  espèces  en  sont  très- 
souvent  confuses,  mal  définies  ou  multipliées  sans  grande  néces- 
sité. Je  n'en  nommerai  qu'un  petit  nombre  que  je  diviserai  en 
deux  sections  seulement^  les  silicates  non  alumineux  elles  si- 
licates al  umineux. 

SU.1CATES   DE   MAGNÉSIE   NON   ALUMINEUX. 

Pérldot. 

Nommé  aussi  olivine  et  chrysolite  des  volcans.  —  Silicate  vitreux, 
transparent  ou  fortement  translucide  ;  d'un  vert  jaunâtre  ou  d'un 
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vert  olive  clair  ;  rayant  le  verre,  mais  non  le  quartz  ;  pesant 3,338  à 
«3,344.  Il  ne  donne  pas  d'e.iu  par  la  ealcination  et  est  infusible  au 
chalumeau.  Il  est  allaquable  par  les  acides  minéraux  concentrés. 

Le  péridot  ne  paraît  pas  exister  dans  les  terrains  primitifs  ni 
dans  les  dépôts  de  trachyles  ;  mais  on  le  trouve  dans  les  roches  ^ 
basaltiques,  partout  oti  elles  se  sont  épanchées,  comme  en  Au-  — 
vergne,  dans  le  Velay  et  le  Vivarais,  sur  les  bords  du  Rhin,  etc.^ 
II  y  est  disséminé  en  petits  cristaux,  en  grains,  ou  en  rogna 
granulaires.  Les  laves  des  volcans  modernes  en  renferment  aussi 
Enfin,  une  des  manières  d'être  les  plus  remarquables  du  périda 
granulaire  ou  olivine,  estsongisementdans  les  cavités  des 
de  fer  météorique.  Un  certain  nombre  de  grains  vitreux,  observée 
dans  les  diverses  pierres  météoriques,lui  appartiennent  également^ 

Les  cristaux  du  péridot  paraissent  dériver  d'un  prisme  rhom — 
buïdal  oblique  ;  cependant  Haiiy  avait  adopté  pour  la  forme  pri — ■ 
mitive  le  prisme  rectangulaire  droit.  La  composition  en  paraîB 

constante,  quant.à  la  formule,  qui  est  MS^Si  ;  mais  la  magnési 
y  est  toujours  en  partie  remplacée  par  de  i'oxure  ferreux.  0 
admet  môme  aujourd'hui  un  péridot  calcaire  ou  batrachile^  dan 
lequel  une  grande  partie  de  la  magnésie  est  remplacée  par  de  Ij 
chaux  ;  un  péridot  manganésien  ou  knébélite  qui  présente  en  pi 
de  la  magnésie  des  proloxydes  de  fer  et  de  manganèse;  enfin  uik 
péridot  ferreux  qui  est  un  pur  silicate  de  protoxyde  de  fer.    VoicL 
la  composition  particulière  de  ces  différents  minéraux  : 

i.              II.        m.        IV.  v.  VI.          vu. 

SiO' 40,78  40,8a  40,26  31,63  37,69  32,50  31,04- 

MgO 30,02  47,54  40,73  32,40  21,79        »            » 

FeO 8,82  11,63  15,62  28,49  2,99  32  62,57 

MnO 0,17            0,36       0,37      0,48  »  33            » 

NiO 0,08  ZuO  0,08        »            »  »  i»            » 

CaO 0,03             »           »            »  35,45  »  2,43 

PsO »                 »           »  2,79  »  »             » 

AIW 0,18             »          0,M  2,21  »  »  3,27 

H*0 »                 »            »          n  1,27  »             » 

I.  Moyenne  de  six  analyses  comprenant  \e  péridot  oriental  ei 
le  péridot  des  basaltes  de  Yogelsberg  (Giessen),  de  Kasalthoff 
(Bohême),  de  Tlserwiese  et  du  Puy  en  Velay.  L'oxigène  de  la 
silice    est    égal    à    celui    des    bases  monoxydées.  Formule  : 

(Mg,  Fe)'Si,  ou  10Mg»Si  +  Fe'SÏ. 

II.  Moyenne  de  trois  analyses  de  tolivine  du  fer  météorique  de 

Sibérie.  Formule  :  TMg^si  +  Fe'Si. 

Jll.  Moyenne  des  analyses  des  péridots  du  Groenland,  du  Mont* 
Somma  et  des  basaltes  de  Langeac  (Haute-Loire). 
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3T.  Analyse  de  VhyalosidéntedQ  Kaiserstuhl.  Elle  donne  immé- 

•  •  •  •  •  • 

dîalemcnl  (Mg,  Fe,  Ps),Si*.  Si  Ton  admet  que  l'excès  de  base  soit 

•    •••         •     ••• 

ac^cidentel,  on  aura  très-sensiblement  2Mg^Si  -j-  Fe'Si. 

T.  Analyse  de  la  batrachite  du  Tyrol.  Elle  donne  très-sensible- 

€nl(Mg,Fe)3S+Ca»Si. 

•     •  •  • 

VI.  Analysede  la  knébélite.  Elle  donne  sensiblement  Fe^Si  -f- 

n'Si,  avec  un  excès  de  silice. 

*    •  •  • 

VII.  Analyse  du  péridot  ferreux  des  Açores.  Formule  :  Fe^Si, 
ai.*v^ec  un  excès  de  silice. 

On  a  aussi  trouvé  du  péridot  titanifère.  M.  Damourya  con- 
sl.sté  4  à  5  pour  100  d'acide  titanique  dans  un  péridot  rouge-bru- 
n  Atre  de  Pfunders,  en  Tyrol. 

^ilUniite  romain  Péridot  hydraté. 

Substance  demi-transparente,  d'un  vert  Jaunâtre,  assez  tendre, 
gr-enue,  fragile,  trouvée  dans  la  mine  de  fer  oxydulé  de  Traver- 
selle  en  Piémont.  Elle  existe  aussi  dans  les  granités  de  la  chaîne 
^u  Forez.  Dufrénoy  en  a  décrit  des  cristaux  qui  sont  des  octaèdres 
ï*homboïdaux  tronqués  au  sommet,  dérivant  d'un  prisme  droit 
^homboïdal.  L'analyse  lui  a  donné  : 

Du  Forez.  Du  Piémont. 

Silice 40,52  30,01     Ox.  2(»,57                    4 

MagDésie 43,75  47,47  i  8,37  . 

Oxure  ferreux 6,25  3,59  0,«lî)  I 

—      manganeux.          »  2,42  0,53-'    19,8!       4 

Chaux 1,70  0,53  0,lil 

Pelasse 0,72  0,4h  O.OSJ 

Eau. 6,21  5,80              5,14                    I 

Formule  :  4Mg'si  -f-  2\U 
Hypemtève,  bronzlte,  anthopliyllite,  diallair®  métalloVde,  etc. 

On  a  donné  ces  différents  noms  à  des  minéraux  silicates  et  Irès- 
complexes,  que  l'on  trouve  le  plus  souvent  mêlés  aux  serpentines, 
sous  forme  de  petites  masses  lamelleuses,  d*un  brun  verdâlre, 
avec  reflet  métallique  bronzé  :  plusieurs  clivages,  qui  sont  assez 
faciles,  conduisent  à  un  prisme  rhomboïdal  oblique  de  87  degrés 
environ;  la  densité  varie  de  3,115  à -3,261.  La  dureté  n'est  pas 
plus  constante,  car  si  Thyperslène  est  assez  dur  pour  tirer  des 
étincelles  du  briquet,  la  bronzile  raie  à  peine  le  verre  Soumis  à 
Faction  du  chalumeau,  ces  minéraux  sont  infusiblcs  ou  fusibles, 
suivant  la  nature  et  la  prépondérance  des  b;ises  qui  les  compo- 
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sent  (magnésie,  chaux,  proloxydes  de  fer  et  de  manganèse);  mais, 
quelles  que  soient  ces  différences,  la  composition  s'accorde  près- 

•        •  •  • 

que  toujours  avec  la  formule  R'Si*.  Celte  formule,  qui  est  celle 
des  pyroxènes,  jointe  à  ce  que  la  forme  primitive  s'accorde  aussi 
avec  celle  de  ces  minéraux,  est  cause  que  les  minéralogistes  re- 
gardent aujourd'hui  rhyperstène  et  labronzite  comme  une  dé- 
pendance du  genre  pyroxène. 

On  a  réuni  pendant  longtemps  à  la  bronzite  et  à  la  diallage,et 
sous  le  nom  de  diallage  verte  ou  de  smaragdite^  une  substance 
d'une   très-agréable  couleur  verte,  qui  fait  partie  de  la  roche 
nommée  vert  de  Corse;  mais  cette  substance,  toute  caractérislî' 
que  qu*elle  est  dans  cette  roche,  parait  n*ètre  qu'un  mélange  de 
lames  d'amphibole  et  de  pyroxène,  et  ne  peut  constituer  une  ea^ 
pèce  minérale. 

Taie  et  Stéatlte. 

Substances  tendres  et  très-douces  au  toucher,  donnant  peu 
d'eau  par  la  calcinalion«  infusibles  au  chalumeau  et  d'une  com- 
position un  peu  variable,  mais  que  l'on  peut  généralement  re- 

•  ••• 
présenter  par  un  silicate  de  magnésie  de  la  formule  MgSi,  con- 
tenant en  plus  soit  un  peu  de  magnésie,  soit  de  l'eau,  soit  de  la 
magnésie  hydratée. 

Ces  substances  accompagnent  les  serpentines  dans  les  terrains 
primitifs  supérieurs,  et  forment  des  lits  ou  des  couches  au  mi- 
lieu des  micaschistes,  des  calcaires  cristallisés^  des  dolomies  et 
des  phyllades.  .Elles  forment  la  base  des  stéaschisteSy  et  entrent 
dans  la  composition  des  autres  roches  de  la  môme  époque,  telles 
que  les  ophiolites  et  les  ophicalces.  Ce  ne  sont  même  qae  les 
portions  isolées,  et  qui  ont  échappé,  pour  ainsi  dire,  h  l'empâ- 
tement de  ces  roches,  qui  constituent  les  espèces  ou  variétés  qn^ 
nous  distinguons,  et  que  je  vais  décrire. 

Talc  laminaire  y  àïitalç  de  Venise. — Substance  en  petites  masses 
aplaties,  translucides  ou  môme  presque  transparentes,  d'un  blan« 
verdâtre  avec  un  reflet  nacré  très-éclatant  ;  très-douce  et  onc- 
tueuse au  toucher;  très- facilement  rayée  par  l'onlge  etraj^ 
môme  par  le  sulfate  de  chaux  ;  se  divisant  facilement  en  feuilW* 
très-minces  et  très-flexibles,  mais  non  élastiques.  Dans  quelque 
échantillons  rares  et  qui  me  paraissent  cependant  certains,  1^ 
lames  du  talc  ont  une  forme  hexagonale  très-prononcée  ^* 
doivent  ôtre  considérées  comme  des  prismes  hexaèdres  Ir^^' 
courts. 

Le  talc  laminaire  se  trouve  principalement  au  Saint-Gothaf*'» 
associé  à  des  cristaux  rhomboédriques  de  dolomie;  au  Tyrol,  ^ 
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Taberg  in  Suède,  à  Rhode-Island  aux  Étals -Unis,  etc.  En  voici 
pi  usieurs  analyses  : 


1. 

R.  mol. 

SiO».  02 

iOO 

MgO.  27 

H2 

FeO.   3,5 

à   M  et 

PsO.    • 

n 

H«0.    6 

5 

AIW  15 

» 

II.      Rapp. 

m.      Rapp. 

IV. 

Rapp. 

V.      Rapp. 

61,75      i09 

62          i09 

62,8 

lli 

62,80     114 

i,70)   ^^' 

30,50  j 

32,4 

■ 

1,10     ^^^ 

2,50     128 

1,6 

»            » 

2,75) 

» 

s 

4,83       43 

0,50         » 

n 

» 

»            » 

Il            » 

{ 

1 

0,60 

I.  Cette  analyse,  due  à  Yauquelia,  était  la  seule,  il  y  a  peu  de 

l.^mps,  qui  admit  une  aussi  grande  quantité  d*eau  dans  le  talc 

1  £ft.niinaire,  et  Ton  pouvait  croire  à  une  erreur;  mais  l'analyse  If, 

'f'iMite  par  M.  Delesse,  sur  du  talc  laminaire  très- pur  de  Rhode- 

X^land,  semble  montrer  que  cette  variété  de  talc  peut  contenir 

«  l'eau.  M.  Delesse  ajoute  que  le  talc  lamelleux  de  Zillerthal 

vrol)  perd  de  même  4,7  d'eau  à  une  forte  chaleur;  mais  ce 

Ssultat  est  contraire  aux  trois  dernières  analyses  :  celle  du 

^  m,  due  àKlaproth,  faite  sur  du   talc  laminaire  du  Saint- 

othard;  celle  du  n^  lY  faite  par  M.  Kobell  sur  le  talc  môme  de 

lUerlhal;  et  celle  du  n''  Y,  due  au  môme  chimiste,  ayant  pour 

mjjetle  talc  de  Proussiansk  (Ekatherinenbourg).  Quant  à  moi, 

^^^fait  deux  seuls  essais  avec  du  beau  talc  laminaire  du  Tyrol; 

ans  le  premier,  la  matière  chauffée  au  rouge  n'avait  perdu  ni 

couleur  verdÂtre,  ni  sa  transparence,  ni  rien  de  son  poids;  et 

^ans  le  second  essai,  à  une  chaleur  très-forle  et  prolongée,  la 

Osatière  étant  devenue  complètement  opaque  et  d'une  couleur 

Tougeâlre,  il  n'y  a  eu,  sur  100  parties  de  talc  qu'une  perte 

de  0,768.  Je  suis  donc  convaincu  que  le  talc  laminaire  contient 

généralement  moins  de  1  pour  100  d'eau.    Quant  aux  autres 

principes,  l'analyse  de  Klaproth  est  la  seule  qui  fasse  mention 

de  la  potasse,  et  celle  de  Yauquelin  est  la  seule  qui  admette  un 

.     ... 

silicate  de  la  formule  Mg  Si,  combiné  avec  l'a  molécule  d'eau  ; 

«•• 

dans  toutes  les  autres  analyses,  le  silicate  a  pour  formule  Mg^Si*, 
et  comme  cet  accord  ne  peut  être  accidentel,  je  le  regarde 
comme  une  preuve  que  cette  formule  exprime  la  composition  la 
plus  habituelle  du  talc  laminaire. 

Talc  écailleuXy  craie  de  Briançon,  speckstein.  —  Cette  substance 
se  trouve  en  masses  assez  considérables  un  peu  schisteuses  et  à 
feuillets  indistincts  et  ondulés.  Sa  texture  est  fibro- lamelle  use; 
ses  lames  sont  très-petites  et  faciles  à  isoler  les  unes  des  autres  ; 
elle  est  parfaitement  blanche  ou  d'un  blanc  faiblement  verdâtre; 
elle  est  très-douce  au  toucher,  etc. 

Talc  granulaire  ou  stéatite»  —  Substance  compacte,  toujours 
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tendre  et  douce  au  toucher,  susceptible  de  poli.  EUe«présent^^ 

une  cassure  finement  esquilleuse,  ou  granulaire  coname  cell^h. 

de  la  cire,  ou  môme  terreuse.  Elle  est  d'un  blanc  grisâtre,  A'uim- 

blanc  jaunâtre,  d'une  couleur  verdâtre  ou  d'une  teinte  rosée'c^  ^ 

fleur  de  pêcher.  Sa  composition  a  beaucoup  de  rapport  aY< 

celle  du  talc  laminaire  et  présente  les  mômes  varialions. 

I.  II.  m.           IV.  V.              VI. 

SiO»..     58,2  59,5  62  64,85  63,95  66,70 

MgO..     33,2  30,5  27  28,53  28,25  30,23 

FeO..      4,6          2,5  3,5          i,40  0,60            2,41 

H«0..       3,5          5,5  6              5,22  2,70              » 

ATO'.        »             »  1,5            »  0,78              » 

I.  Talc  écailleux  du  petil  Saint-Bernard,  par  Berthier;  comi^ 

sition  :  Mg*si»  H  ou  3MgSÏ+  MgH . 

•     . .  • 
IL  Sléatilede  Bayreuth,  par  Klaprolh  ;  composition  :  Mg^SiW 

Une  autre  analyse  par  Bucholz  et  Brandes  conduit  exactement 

même  résultat. 

.  III.  Talc  écailleuf  de  Briançon,  par  Yauquelin  ;  compositioi 

2MgSi  +  H.  . 

lY.  Stéatile  de  Nyntsch,  par  M.  Delesse;  composition  :  5Mg! 

+  2H. 

V  Sléatite  d'Ingeris,  par  Tengstroem  ;  composition  :  4,5M'8 
•  •  •       . 
Si  +  H. 

YI  Sléatite  du  Canigou,  par  M.  Lichnell;  composition  :  MgSi. 

On  peut  expliquer,  jusqu'à  un  certain  point,  la  composition 
variable  du  talc  et  de  la  stéatitc,  en  admettant  que  ces  substances 
ont  été  formées  après  coup,  au  milieu  des  roches  qui  les  con- 
tiennent, et  à  la  manière  de  la  dolomie,  par  un  effiuve  de  parti- 
cules magnésiques  sorties  de  la  partie  ignée  de  la  terre,  et  à  une 
époque  de  soulèvement^  et  qui  sont  venues,  à  l'aîiie  de  la  vapeur 
d'eau  et  d'autres,  convertir  les  roches  siliceuses  et  calcaires  ea 
silicate  de  magnésie,  ou  s'y  substituer.  Ce  silicate,  formé  proba- 
blement d'abord  avec  des  proportions  constantes  d'acide,  de 
base  et  d'eau,  aura  pu  ensuite  être  modifie  par  une  nouvelle 
adjonction  de  particules  magnésiennes,  ou  perdre  son  eau  par  la 
communication  de  la  chaleur  des  roches  ignées.  On  a  d'ailleurs 
la  preuve  que  le  talc  s'est  formé  postérieurement  aux  terrains  qui 
le  contiennent,  par  ses  pseudomorphoses  qui  nous  le  présentent 
cristallisé  en  formes  propres  au  quartz  hyalin  ou  à  la  chaux 
carbonatée;  le  premier  ayant  été  évidemment  converti  en  sili- 
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cate  de  magnésie,  et  la  seconde  ayant  été  complètement  enlevée , 
pour  faire  place  au  nouveau  composé. 

Mai^éslte  OU  Ecume  de  mer. 

Substance  d'un  blanc  grisâtre,  poreuse,  légère,  et  cependant 
assez  tenace,  offrant  souvent  une  disposition  schisteuse.  Elle  est 
sèche  au  toucher  et  happe  fortement  à  la  langue.  Elle  donne 
l>eaucoup  d'eau  par  la  distillation  ;  elle  est  très-difficilement  fu- 
sible au  chalumeau.  Elle  est  attaquée  par  les  acides  concentrés, 
et  le  dissoluté,  séparé  de  la  silice,  oiïre  tous  les  caractères  des 
sels  magnésiens. 

La  magnésite  la  plus  estimée,  celle  qui,  sous  le  nom  d'écume  de 
97i€r,  sert  dans  l'Orient  à  la  fabrication  des  pipes,  provient  de  divers 
lieux  de  TAsie-Mineure,  de  l'île  de  Négrepontet  de  la  Crimée.  Elle 
se  trouve  dans  des  calcaires  compactes  qui  renferment  des  rognons 
de  silex,  et  dont  on  ne  connaît  pas  bien  TâgcOn  la  rencontre  en« 
suite  dans  la  colline  de  Vallecas  près  de  Madrid,  en  couches  assec 
puissantesqui  renferment  des  rognonsde  silezet  qui  alternentavec 
des  couches  d'argile,  au-dessus  d'un  terrain  gypseiix.  On  la  trouve  ' 
à  baiiuoiio  <iiAv«iiU).  près  de  Lunel,  et  enfin  dans  le  terrain  ter- 
tiaire parisien,  comme  a  viv/v.. »  f-^--   ^  SfliÂnLdDuen 

et  à  Chenevières,  au  milieu  de  marnes  calcaires  et^argltéti!^^. 

On  trouve  encore  la  magnésite  à  Baldisero  et  à  Caslella-Monte 
(Piémont),  formant  des  rognons  ou  des  veines  dans  la  serpenlme, 
et  souvent  mélangée  avec  la  magnésie  carbonatée. 

U  magnésite  de  Vallecas,  de  Coulommiers  et  de  Chenevières 
préseûle  la  même  composition,  qui  est  de  54  de  silice,  24  de 
magnésie  et  20  d'eau,  ce  qui  répond  à  MgSi  +  2H.  Celle  de 
l'Asie-Mineure  contient,  d'après  Berlhier,  50  de  magnésie,  25  de 

»      •  •  •  • 

siUce  et  25  d'eau,  et  sa  formule  est  2MgSi + 5JH . 

Ouincvte  —  On  a  donné  ce  nom  à  une  véritable  magnésjte, 
colorée  en  rouge  par  une  matière  organique,  que  l'on  trouve  au 
milieu  des  calcaires  d'eau  douce  de  Melun  et  de  Quincy. 

Aphrodite.  —  Berlhier  a  décrit  sous  ce  nom  une  écume  de  mef 
trouvée  à  Langbanshylla  (Suède)  ;  elle  est  formée^ d^,-^^,„,. 

SiUce..: 5I,SS  90.94                             '^ 

Magnésie 33,72  130,53  x 

Oxure  manganeux  «,62  3,5o  |     ua.JJ 

_    ferreux....  0,59  1,31  J 


—    ferreux....      0,59 

Eau 12,32      «09,51 

Alumine 0,20 

^  Formule  ;  5Mg'Si»  +  12H. 


12 
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Marmolltlië. 

Substance  d'un  blanc  verdâlre  el  jaunâtre,  avec  «n  éclaton 
neu  nacré  ;  à  texture  foliée,  à  lames  opaques,  non  ûexibles  ;  plus 
dure  que  le  talc  ;  donnant  une  poudre  douce  f  «f  ««^^ 
loucher  ;  attaquable  par  l'acide  nitrique;  perdant  del  eau  el  pre- 
nant de  a  dureté  par  la  calcination.  Elle  a  été  trouvée  en  vem« 
aroiles  dans  des  roches  de  serpentine,  à  Ho^^^^J  «^^J»'^ 
HiU,  près   de  Baltimore.  Elle  contient,   suivant  1  analyse  de 

Nuttall  : 

Silice : '* 

Magnésie *" 

Chaux ^p 

Oxydes  de  fer  et  de  chrome.. .  «,<> 

Eau •' 

Formule  :  Mg»si  +  2H. 

On  l'a  aussi  trouvée  dans  la  Finlande  ;  elle  y  est  compaclej]^ 
possède  une  cassure  conchoide  et  transparente^syr  tes  bords.^i  ^^. 
friable,  et  sa  poudre  es^djun^b^anc^v^|-^'»--p^jj^  d'ishnia.  ' 

S^erpentlne  el  Pierre  ollalre. 


l 


ns 


oe 
la 


La  serpentine  est  une  substance  verdâlre,  GODfipacte,  mo 
douce  au  toucher  que  le  talc  et  beaucoup  plus  dure  ;  cepend^:^" 
elle  se  laisse  facilement  rayer  par  une  pointe  d'acier.  Elle  a 
cassure  esquilleuse  et  un  éclat  cireux.  Elle  perd  de  l'eau  par 
calcinalion  et  acquiert  une  dureté  plus  considérable.  Elle      '^ 
assez  tenace,  facile  à  scier,  à  tailler  el  à  tourner,  ce  qui  pern^^* 
d'en  fabriquer  des  mortiers,  des  encriers,  des  salières,  des  thfc-     *^' 
res  el  d'autres  vases  culinaires  d'autant  plus  utiles  qu'il  si — ^P' 
portent  bien  le  feu  el  y  acquièrent  une  plus  grande  dureté, 
serpentine  commune,  qui  sert  principalement  à  cet  usage,  e 
reçu  le  nom  de  pierre  ollaire,  bien  qu'il  existe  aussi  des  pie 
ollaires  qui  ne  sont  pas  de  la  serpentine. 

La  serpentine  étant  massive  et  non  cristallisée,  est  rareni^  ^^^ 
pure.  Presque  toujours  elle  présente  sur  un  fond  vert-olives    ^" 
vert-poireau  des  taches  ou  des  bandes  d'un  vert  plus  clair  «^  ^" 
sur  un  fond  vert  clair  des  bandes  ou  des  taches  d'un  vert  fo  ^W» 
ce  qui  indique  déjà  un  mélange  de  parties  hétérogènes.  Elle  .^^^ 
ferme  de  plus  très-souvent  du  fer  oxydulé,  du  fer  sulfuré  9  ^^ 
mispickel,  des  grenats,  de  la  diailage,  du  pyroxène,  de  l'amp^'' 
bole,  de  l'asbeste,  du  talc,  du  spath  calcaire,  elc.  Lorsqu'on  k 


SILICATES  DE  MAGNÉSIE  ALUMINEUX.  395 

sépare  de  ces  différents  méknges,  on  lui  trouve  une  composition 
qui  n'est  pas  toujours  semblable,  mais   qui  paraît  avoir  pour 

point  de  départ  un  hydrosilicate  de  magnésie  de  la  formule 

•       •  ••         • 

Mg*  Si*  +  6H^,  qui  appartient  à  la  serpentine  pure  et  incolore  de 
Guisjo,  analysée  par  M.  Mosander  : 

Rapports  molécukires. 
Silice 42,34X1,7642=    74,7  =4 

Magnésie 44,20  X  3,8707  =  ni,8  (....  ^    __  ^  ., 

Oxure  ferreux 0,18  x  2,22  r2  =      4    j         '      ~  '^''^ 

Eau i2,:j8  X  8,88S3  =  118,4  —  6 

Plusieurs  autres  serpentines  ont  offert  la  même  composition, 
aTec  substitution  d'une  certaine  quantité  de  chaux,  d'oxyde  de 
fer,  de  manganèse,  de  chrome  ou  de  cérium  à  la  magnésie  ;  telles 
sont: 

La  serpentine  de  Germantown,  analysée  par  NuLtall  ; 
—        jaune  de  Finlande,  analysée  par  M.  Lychnell  ; 

La  néphrite  de  SmithOeld,  analysée  par  M.  Bowen  ;  • 

La  picrolite  de  Braltfor,  analysée  par  Stromeyer. 

•     •••  • 

J'admets  donc  que  la  formule  Mg'Si*+6H  représente  la  com- 

position  normale  ou  fondamentale  de  la  serpentine  ;  ,eA  yoici 
niaintenant  quelques  modifications  que  j'indiquerai  seulement 
par  leurs  formules  : 

Hydrophyte  de  Taberg^  par  Svanberg  :  Mg^Si*  +*^1I- 
Picrolite  de  Taberg,  parAlmrolh  :  2Mg»Si*  +  îiH. 

•  •••  •  •  •  •  • 

Serpentine  de  Norberg,  par  Hisinger  :  Mg*^Si*+9H[=Mg^Si*, 
H«4.3MgH. 

SILICATES    DE   HÂGNÉSIB    ALUMINEUX. 

Cordlérlte. 

loliie^dichroïte, saphir  d'eau. — Substance  vitreuse  translucide  ou 
transparente,  d'une  assez  belle  couleur  bleue  lorsqu'on  la  regarde 
dans  le  sens  de  Taxe,  d'un  jaune  brunâtre  lorsqu'on  la  voit  per- 
pendiculairement à  l'axe  ;  elle  possède  deux  axes  de  double  ré- 
fraction ;  elle  pèse  de  2,56  à  2,66  ;  elle  raie  fortement  le  verre  et 
faiblement  le  quartz; elle  fond  difficilement  au  chalumeau  et  est 
insoluble  dans  les  acides. 

La  cordiérite  se  présente  sous  la  forme  d'un  prisme  hexaèdre 
régulier  moéiûé  sur  les  arêtes  et  pouvant  offrir  plusieurs  rangs  de 
facettes'  sur  les  bases.  On  la  trouve  à  Bodenmais,  disséminée  dans 
un  micaschiste  avec  de  la  pyrite  magnétique  ;  à  Simintak  au 
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Groenland  ;  en  Finlande  près  d'Abc  ;  au  cap  de  Gaie  en  Espagn 
dans  une  roche  trachy  tique,  etc.  Il  en  vient  également  de  Ceyl 
qui  est  employée  par  les  joailliers  sous  le  nom  de  saphir  cTeau. 
en  existe  un  assez  grand  nombre  d'analyses  qui  donnen  tou 

•  ••       •  •  •      • 

pour  sa  composition  Si'Al^Mg^,   que  l'on  suppose   unis  de 
manière  suivante  :  SAlSi  +  Mg^Si^ 

CliloHte. 

Substance    dont   la   couleur  varie    du  vert  noirâtre  ou 
vert  bouteille  Joncé  au  vert  jaunâtre,  composée  de  lamelles  bri 
lantes  plus  ou  moins  agrégées,  douces  au  toucher,  flexibles  et  n( 
élastiques,  comme  celles  du  talc. 

Elle  est  fusible  au  chalumeau  en  une  scorie  noire  attirable^  i 
l'aimant. 

Elle  se  présente  en  couches  fréquentes  et  étendues  dans  1 
terrains  primitifs  su{.érieurs,  dans  les  schistes  de  transition 
dans  les  schistes  argileux,  dont  elle  emprunte  la  structure  schis- 
teuse, avec  un  caractère  particulier  de  courbure  ou  de  contour- 
iiement  des  lames  qui  la  composent.  Quelques  variétés  dont  la 
forme  cristalline  est  bien,  déterminée,  ou  dont  la  composition 
offre  une  modification  assez  marquée,  ont  été  considérées  par 
quelques  minéralogistes  comme  des  espèces  distinctes  et  ont  reçu 
des  noms  particuliers.  C'est  ainsi  qu'on  donne  le  nom  de  pennine 
à  une  chlorile  qui  se  présente  sous  la  forme  d'un  rhomboèdre 
aigu  de  63''  15',  ou  en  tables  plus  ou  moins  épaisses,  à  bases  trian- 
gulaires ou  hexagonales,  qui  proviennent  de  la  troncature  plus 
ou  moins  avancée  des  deux  angles-sommets  du  rhomboèdre.  Ces 
cristaux  paraissent  d'un  vert  noir  sur  les  faces;  mais  ils  sont  trans- 
parents et  jouissent  à  un  haut  degré  du  dichroïsme  :  dans  le  sens 
du  grand  axe,  la  lumière  est  d'un  beau  vert  d'émeraude,  tandis 
qu'elle  est  brune  ou  rouge-hyacinthe,  perpendiculairement  à  cet 
axe.  Sa  pesanteur  spécifique  est  de  2,653  à  2»659.  On  la  trouve  dans 
une  gangue  de  schiste,  au  milieu  des  roches  serpentineuses  qui 
avoisincnt  le  mont  Rose  ;  j'en  donnerai  plus  loin  la  composition. 

MM.  Marignac  et  Dcscloiseaux  ont  décrit,  sous  le  nom  particu- 
lier de  cidorite  hexagonale^  une  substance  verte,  cristallisée  quel- 
quefois en  une  double  pyramide  hexagonale  tronquée,  mais  qui 
se  présente  plutôt  en  lames  hexagonales  biselées,  ou  en  prismes 
allonges  et  contournés.  Ce  minéral  pèse  2,672;  est  tendre,  onc- 
tueux au  toucher,  flexible,  non  élastique,  transparent  dans  ses 
lames  minces  et  dépourvu  de  dichroïsme.  On  le  trouve  princi- 
palement dans  la  vallée  d'Ala  (Piémont),  où  il  accompagne  de 
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beaux  grenats  cristallisés.,  à  Slatoust  et  à  Achmatowsk  en  Sibérie, 
à  Mauléon  dans  les  Pyrénées,  etc.  On  a  pris  longtemps  cette 
chlorite  pour  du  talc  cristallisé. 

Enfin  M.  Kobell>  en  se  fondant  sur  un  certain  nombre  d'ana- 
lyses^ a  pensé  que  Ton  pouvait  diviser  les  chlorites  en  deux  sous- 
espèces^  à  l'une  desquelles  il  a  conservé  le  nom  de  chlorite,  et  dont 
i*autre  a  reçu  celui  de  ripidolithe  ;  mais,  sans  compter  que  la 
chlorite  de  M.  Kobell  n'est  pas  celle  de  M.  Marignac,  d'anciennes 
analyses  qui  me  paraissent  très-régulières  me  semblent  démon- 
trer que  la  composition  de  la  chlorite  peut  éprouver  d'assez  nom- 
breuses variations  sans  que  les  caractères  du  minéral  en  soient 
sensiblement  altérés. 


Sic».. 

OrK)» 
F'eH)». 

McO.. 
MgO.. 

H»0.. 


1. 

H. 

ni. 

IV. 

v. 

VI. 

26,8 

25,37 

26 

27,32 

30,76 

33,57 

19,6 

18,50 

18,5 

20,69 

.  17,07 

13,37 

» 

» 

» 

)) 

» 

0,20 

» 

» 

» 

» 

» 

1,90 

23,5 

28,79 

43 

15,23 

4,11 

3,58 

» 

» 

» 

0,47 

0,26 

0 

14,3 

17,09 

8 

24,8D 

34,18 

34,i6 

•?,7 

» 

2 

» 

» 

» 

n,4 

8,96 

2 

12 

12,42 

12,68 

vu. 
30,11 
19,45 

» 
4,61 

» 

» 
33,27 

» 
12,52 


I.  Chlorite  écailleuse,  par  Berthier. — En  exprimant  les  bases  mo- 
Boxydées  par  M,  et  en  supposant  l'alumine  à  l'état  de  silicate,  la 

tormule  est  Al*Si*  +  M*Si+6i4j.  Si  Ton  suppose  que  l'alumine 
fasse  fonction  d'acide  pour  une  partie  de  la  magnésie,  on  obtient 

M»AP+M*Si3'+6A?. 
Une  analyse  de  chlorite  schisteuse,  par  Grûner,  que  je  ne  rap- 

porte  pas,  donne  Al*Si*  +  2M*Si  +6Ay,  dont  le  rapport  avec  la 

ia  première  formule  est  facile  à  saisir. 

II.  Ripidolithe  du  Saint-Gothardy  par  M.  Warrenlrapp  ;  formules  : 

Ai«si»  +  M^si  +  ^Aq,  ou  M^Aj^  +  M^Si^  +  6^y. 
Cette  chlorite  diffère  de  celle  analysée  par  Berthier  par  une 

addition  de  M^ . 

• •*    ... 

III.  Chlorite  écailleuse ^nailysée  par  Vauquelin;  formules:  Al*Si* 

+  M»si+ Aç,  ou  M^AÎ^-f  M«Si3  +  Aq. 

Cette  chlorite  ne  diilère  de  la  précédente  que  parce  qu'elle  a 
perdu  presque  toute  son  eau. 

IV.  RipidoUthe  de  Greiner,  par  M.  Kobell  ;  formulas  :  Ai«SÏ*-f- 
M»Si+6.4î,  ou  M>Aia  +M6si3-|_  e^^. 
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Celle  dernière  formule^  qui  résulte  aussi  de  i^analyse  de  la  rS  ^ 
pidolilhe  de  Rauris,  est  donnée  comme  caraclérisanl  la  ripid<r> 
lilhe. 

V.  Chlorite  d'Achmalowsk,    moyenne   de   deux  analyses  par 


•••      ••• 


MM.  Kobell  et  Warrentrapp  ;  formules  :  Al*Si«  +  M*0Si»  +  8^y, 


•  ••• 


ou  M*Al*  +  Mg*Si*  +  8^?'  C'est  la  môme  substance  que  le  clino- 
chlore  de  Pensylvanie . 

Une  ancienne  analyse  de  chlorite  lamellaire,  par  Lampadios, 
présente  la  même  composition,  à  Texceplion  de  l'eau  qui  se 
trouve  réduite  à  2Aq. 

VI.  Penm'ne,  moyenne  de  trois  analyses  par  M.  Marignac  ;  for- 


•••   • • . 


mules  :  Al2Si2  +  M*5»si3_^10ylgr,  ou  M«Aia+M40Si*+i0i4j'. 
VII.  Chlorite  hexagonale  y  par  M.  Marignac  ;  formules:  Al*Si'+ 

M*«Si*H»«  +  M3H,  ou  M^AP  +  M*2s{^4«+  AIH. 

L'épichlorite  est  un  nouveau  minéral,  offrant  une  grande  res- 
semblance avec  la  chlorite  :  on  Ta  trouvé  à  Rifensbeck,  près  de 
Neustadt.  II  a  Taspect  de  l'asbeste,  est  gras  au  toucher,  et  pèse 
2,76.  Il  fond  difficilement  au  chalumeau  ;  sa  formule  paraitâtre: 

2(2si  +  311  +  Si  H  +  3H  Mgr 

FAMILLE  DU   CALCIUM. 

Le  calcium  est  un  métal  tellement  avide  d'oxygène,  que  c'est  à 
peine  si  l'on  a  pu  le  réduire  à  l'état  métallique,  et  son  oxyde  lui- 
môme,  ou  la  chauxy  est  si  avide  de  combinaison^  qu'on  ne  peut 
l'exposera  l'air  sans  qu'il  en  attire  à  la  fois  Teau  et  l'acide  car- 
bonique. Il  est  évident,  d'après  cela,  que  nous  ne  devons  trouver 
dans  la  nature  ni  calcium  ni  chaux  pure,  et  que  nous  ne  pouvons 
avoir  à  examiner  que  leurs  combinaisons,  qui  sont  fort  nombre^' 
ses  et  qui  peuvent  ôtre  ran^gées  sous  qualre  chefs. 

1°  Calcium  combiné  à  un  corps  simple  électro-négatif,  corntO* 
le  fluor  ou  le  chlore.  Avec  le  premier,  il  forme  un  fluorure  inso- 
luble dans  l'eau,  fixe,  mais  fusible  à  une  forte  chaleur,  ce  quil*** 
avait  valu  anciennement  le  nom  de  spath-fluor  et  celui,  plusitt^' 
derne,  de  fluate  de  chaux.  Avec  le  second,  le  calcium  forme  *^^ 
chlorure  également  fixe,  mais  très-fusible,  très-soluble  dansTc*^» 
déliquescent  môme,  ce  qui  empêche  qu'on  ne  le  trouve  à  l'é*-^ 
solide  et  isol^  dans  la  terre  ;  mais  il  existe  dissous  dans  plusici^^ 
eaux  minérales  et  dans  l'eau  de  la  mer. 
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2®  La  chaux  se  trouve  combinée  à  ua  acide  oxygéné  qui  peut 
^Cre  un  des  acides  nitrique^  sulfurique,  carbonique,  phosphori- 
1  mje,  arsénique,  antimonieux,  antimonique,  tungstique,  vanadi- 
If  «je,  titanique  ou  siiicique,  d'où  résultent  autant  d'espèces  miné- 
*,Si.Ies  nommées  chaux  nitratée,  sulfatée^  carbonatée,  phosphatée, 
t  w^séniatée^  aniimoniée  et  antimonialée,  tungstatée,  vanadatée,  tùana- 
^Cy  niobaiée  et  silicatée, 

3^  La  chaux  peut  exister  combinée  à  deux  acides  à  la  fois^ 
^^)mme  à  l'acide  titanique  et  à  Tacide  silicique,  formant  un  miné- 
*^l  nommé  sphène  ou  chaux  titano-siUcatée ;  ou  aux  deux  acides 
:X)rique  et  silicique,  formant  de  la  chaux  boro-silicaiée,  dont  on 
:r  onnalt  deux  espèces  nommées  datholite  et  botryolite,  qui  diffèrent 
p2ir  leur  degré  d'hydratation. 

4*  Il  existe  un  grand  nombre  de  composés  naturels  formés  de 
oliaux  et  de  une  ou  de  plusieurs  autres  bases  combinées  à  un  seul 
».cide  :  tels  sont  les  innombrables  silicates  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie ;  de  chaux  et  d'alumine;  de  chaux^de  fer  et  d'alumine,  etc.  ; 
ocmposés  dont  nous  ne  décrirons  que  les  plus  connus  et  les 
mieux  déterminés. 

Calelum  fluorure. 

Fluorure  de  calcium,  chaux  fluatée,  spath-fluor  ou  fluorine.  — 
Cette  substance,  dans  son  état  de  pureté,  est  uniquement  com- 
posée de  fluor  et  de  calcium  dans  la  proportion  de  : 

Fluor 3  molécules      235,4  48,5 

Calcium....         1  250,0  51,5 

485,4  100,0 

Formule  :  Ca  F. 

Le  calcium  fluorure  se  présente  presque  toujours  sous  la  forme 
de  cube  {^fig.  185);  mais  un  clivage  très-facile  et  très-visible  sur 
les  angles,  conduit  d'abord  au  cubo-octaèdre  {fig,  186)  et  ensuite 
à  l'octaèdre  régulier  {fig.  187),  que  Ton  doit  considérer  comme  la 
forme  primitive.  Cet  octaèdre  se  rencontre  encore  assez  souvent, 
mais  il  est  bien  plus  rare  cependant  que  le  cube.  Les  autres  for- 
mes sont  le  cube  émarginé,  passant  au  dodécaèdre  rhomboïdal 
{fig.  188);  le  cube  pyramide  ou  hexa-tétraèdre,  solide,  à  vingt- 
quatre  faces  portant  une  pyramide  très-surbaissée  sur  chaque 
face  du  cube,  et  toutes  les  modifications  intermédiaires.  Les  faces 
sont  ordinairement  miroitantes. 

Le  fluorure  de  calcium  est  incolore  et  transparent  lorsqu'il  est 
pur  ;  il  pèse  é,l  ;  il  raie  la  chaux  carbonatée  et  est  rayé  par  le 
quartz  et  le  feldspath;  il  fait  éprouver  à  la  lumière  la  réfraction 
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simple;  il  devient  lumineux  dans  Tobscurité  par  le  frottement 
réciproque  de  ses  morceaux  ;  sa  poudre,  jetée  sur  un  charbon 
ardent  placé  dans  l'obscurité,  répand  une  lueur  verdâtre.  On  con- 


U""' 


Fig.  185.  —  Calcium  fluorure. 


Fi^.  186.   —  Calcium  fluorure. 


naît  même  une  variété  cristallisée,  de  Sibérie,  qui  répand,  lors- 
qu'elle est  chauffée,  une  lumière  d'un  beau  vert  d'émeraude,  qui 
lui  a  fait  donner  le  nom  de  chhrophane. 
Le  fluorure  de  calcium,  chauffé  au  chalumeau,  se  fond  en  un 


Fig.  188.  —  Calcium  flluororé. 


Fig.  187.  —  Calcium  fluorure. 


émail  blanc.  Traité  par  l'acide  sulfurique  hydraté,  dans  un 
de  plomb,  de  platine  ou  de  sa  propre  substance,  il  dégage  na^ 
fumée  épaisse  et  très-dangereuse  de  fluoride  hydrique,  qui  joiu* 
de  la  propriété  de  corroder  le  verre.  Si  l'opération  se  fait  dans 
un  vase  de  verre,  ou  avec  un  mélange  de  verre  ou  de  silice,  il  s€ 
produit,  au  lieu  de  fluoride  hydrique,  du  fluofide  silicique,  g»* 
incolore  et  permanent  qui  se  décompose  soas  Tinfluence  àt 
l'eau,  etc. 

Le  calcium  fluorure  présente  des  couleurs  très- variables  ;  I^* 
plus  communes  sont  le  vert  pâle,  le  vert  bleu,  le  jaune,  le  violet» 
rarement  le  bleu,  très-rarement  le  rose.  Indépendamment  i^ 
cristaux  qui  sont  ainsi  colorés,  on  le  trouve  en  masset  concrétioD' 
nées,  confusément  cristallisées  à  l'intérieur,  et  dont  ragrémco^ 
est  augmenté  par  les  différentes  nuances  de  couleur  et  les  reOet^ 
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qu'y  fait  natlre  la  direction  de  la  lumière.  On  en  fabrique  des 
Vases  d'ornement  d'un  assez  grand  prix.  Le  calcium  fluorure  se 
trouve  encore  en  masses  compactes,  translucides,  verdâtres,  blan- 
châtres ou  jaunâtres,  de  peu  d'éclat,  ayant  une  cassure  testacée 
ou  esquilleuse.  On  le  trouve  enQn  sous  forme  terreuse,  opaque  et 
friable. 

Le  fluorure  de  calcium  est  très-répandu,  mais  il  ne  forme  pas 
de  couches  puissantes  à  lui  seul.  Il  est  tantôt  disséminé  dans  les 
filons  métalliques  des  terrains  primitifs  et  de  transition,  et  prin- 
cipalement dans  ceux  de  plomb  sulfuré,  de  cuivre  gris  et  de  zinc 
sulfuré;  tantôt  il  forme  lui-même,  dans  les  mêmes  terrains,  des 
nions  où  il  est  associé  au  quartz,  à  la  chaux  phosphatée  ou  car- 
bonatée,  à  la  baryte  sulfatée.  Il  en  existe  aussi  dans  les  terrains 
secondaires  et  dans  quelques  dépôts  tertiaires,  comme  à  Neuilly 
près  de  Paris.  Les  terrains  d^amygdaloîdes  et  les  produits  des 
^v'olcans  modernes  en  offrent  aussi  quelquefois.  11  est  usité  en  mé- 
Callurgie  comme  fondant,  et  en  chimie  pour  produire  le  fluoride 
Jkydrigue  ou  acide  fluor  hydrique. 

Nous  ne  dirons  rien  ici  du  chlorhydrate  ni  du  nitrate  de  chaux, 
C)ue  leur  déliquescence  empêche  d'exister  à  l'état  solide,  et  qu'on 
ine  trouve  que  dissous  dans  les  eaux  terrestres,  où  ils  accompa- 
gnent constamment  le  sulfate  de  chaux  ;  mais  celui-ci,  en  raison 
cie  sa  faible  solubilité,  existe  en  grandes  masses  dans  le  sein  de 
la  terre,  et  il  s'y  trouve  sous  deux  états,  constituant  deux  espèces 
c^n'il  faut  étudier  séparément,   sous  les  noms  de  chaux  sulfatée 
anhydre  et  de  chaux  sulfatée  hydratée, 

Chanz  sulfatée  aahydre. 

Anhydrite  ou  knrsténite,  —  Cette  substance  a  été  trouvée  cristal- 
lisée en  prisD^e  droit  rectangulaire,  qui  est  sa  forme  primitive;  en 
prisme  octogone  symétrique,  qui  provient  de  la  troncature  des 
quatre  arêtes  perpendiculaires  du  prisme  rectangulaire  ;  en  prisme 
rectangulaire  tronqué  sur  tous  les  angles  par  les  faces  d'un  ou 
de  plusieurs  octaèdres.  Mais  ces  cristaux  sont  très-rares,  et  la 
forme  la  plus  habituelle  de  la  chaux  sulfatée,  anhydre  est  celle  de 
masses  lamellaires  ou  saccharoïdes,  dont  les  premières  présen- 
tent trois  sens  de  clivage  perpendiculaires  entre  eux  et  qui  con- 
duisent au  même  prisme  droit  rectangulaire.  Cette  substance 
pèse  2,9;  elle  raie  la  chaux  carbonatée,  mais  elle  est  rayée  par  la 
chaux  fluntée;  elle  présente  deux  axes  de  double  réfraction;  elle 
ne  blanchit  pas  et  ne  s'exfolie  pas  sur  les  charbons  ardents. 
Chauffée  dans  la  flamme  intérieure  du  chalumeau,  elle  fournit  une 
miilière  blam-hâtre  qui  répand  une  odeur  hépatique  à  l'air  hu- 

GinwMiBT,  Drogues,  7«  édi t.  ^-  '•  *^ 
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niide,  ou  par  Taction  des  acides.  Pulvérisée  el  bouillie  dans  Te^^ai 
elle  donne  lieu  à  un  soluté  de  sulfate  de  chaux,  facile  à  rec  ^^i 
naître  au  double  caractère  de  précipiter  par  le  nitrate  de  bai^^, 
et  par  l'oxalate  d'ammoniaque. 

La  chaux  sulfatée  anhydre  est  rarement  blanche;  elle  est  pr^^s- 
que  toujours  grisâtre,  bleuâtre  ou  un  peu  violette.  On  en  conirB^u 
une  variété  sub-Iameilaire  et  d'un  bleu  céleste  qui  est  emplojrëe 
comme  marbre,  sous  le  nom  de  marbre  bleu  de  Wurtemberg.  On 
en  trouve  une  autre  variété  à  Hall  dans  le  Tyrol,  et  dans  les  sa- 
lines d*Ischl  en  Autriche,  qui  est  sous  forme  de  petites  masses 
d'un  rouge  de  chair,  composées  de  fibres  droites  et  conjoin/es. 
On  en  trouve  une  autre  à  Wieliczka,  en  Pologne,  qui  forme  de 
petites  masses  grisâtres,  fibreuses  dans  leur  intérieur,  plusieurs 
fois  repliées  sur  elles-mêmes  à  la  manière  des  intestins,  ce  qui  l'a 
fait  désigner  sous  le  nom  de  pierre  de  tripes. 

Le  sulfate  de  chaux  anhydre  àe  trouve  assez  abondamment  dans 
les  plus  anciens  terrains  de  sédiment  qui  ont  été  enclavés  dans 
des  roches  de  cristallisation,  dont  l'action  ne  paraît  pas  avoir  été 
étrangère  à  sa  formation;  soit  que  Ton  suppose  que  la  chaleur 
communiquée  par  ces  roches  ait  converti  en  sulfate  anhydre  ie 
sulfate  hydraté  qui  a  pu  se  former  d'abord,  soit  que  l'on  doive 
admettre  que  les  émanations  sulfuriques,  qui  ont  accompagné  le 
soulèvement  des  roches  ignées,  ait  transformé  le  carbonate  de 
chaux  en  sulfate.  Il  accompagne  aussi  très-souvent  les  dépôts  sa- 
lifôres  répandus  dans  les  mômes  terrains  de  sédiment,  comme  à 
Bex  en  Suisse,  dans  les  salines  du  Tyrol,  de  la  Haute-Autriche, 
de  Vie  en  France,  etc.  On  connaît  môme  un  minéral  fibreux  ou 
laminaire,  nommé  muriaci(e,  qui  n'est  qu'un  mélange  de  sulfate 
de  chaux  anhydre  et  de  chlorure  de  sodium. 

On  trouve  à  Vulpino,  dans  le  Bergamasque,  en  Italie,  une  chaux 
sulfatée  anhydre  uniformément  imprégnée  de  quartz,  dont  elle 
contient  8  à  9  pour  100,  et  qui  est  d'un  bleu  tendre,  très-dure  et 
susceptible  d'un  beau  poli.  On  l'emploie,  sous  le  nom  de  bardigito 
ou  de  marbre  de  Bergame^  aux  mômes  usages  que  le  marbre  caU 
caire. 

Chanx  «nlfatée  hydralée. 

Gypse  ou  sélénite,  —  Substance  très- tendre,  rayée  par  la  chaux 
carbonalée  et  môme  très-facilement  par  l'ongle  ;  rayant  le  talc. 
Elle  possède  la  réfraction  double  entre  deux  faces  non  parallèles; 
elle  pèse  2,33;  elle  devient  très-blanche,  opaque,  et  s'exfolie 
sur  un  charbon  ardent.  Elle  perd  22  pour  100  d'eau  par  la  cal- 
cination  et  se  trouve  réduite  à  l'état  de  plâtre,  qui  est  sus- 
ceplilile  de  se  combiner  de  nouveau  à  l'eau,  avec  dégagement 


CHAUX  SULFATÉE  HYDRATÉE.  403 

de  chaleur,  et  de  former  avec  elle  une  masse  cristalline,  solide  et 
tenace,  ce  qui  le  rend  très-précieux  pour  lâ  construction  des 
maisons. 

Les  cristaux  de  chaux  sulfatée  hydratée  sont  très-fréquents  : 
Haûy  les  faisait  dériver  d'un  prisme  droit  à  hase  de  parallélo- 
gramme ohliquangle  ;  mais  les  minéralogistes  prennent  aujour- 
d'hui, de  préférence,  pour  forme  primitive,  un  prisme  oblique 
rhomholdal  dont  les  faces  sont  inclinées  entre  elles  de  ill<'  3(y, 
dont  la  base  est  inclinée  sur  les  faces  de  109^  46'  13'',  et  dont  le 
c6té  de  la  base  est  à  la  hauteur  à  peu  près  comme  3:1.  Les  for- 
mes secondaires  sont  assez  nombreuses  et  généralement  très- 
aplaties,  mais  dans  un  sens  contraire  à  Taplatissement  du  cristal 
prinnilif,  par  suite  de  deux  profondes  troncatures  des  deux  arêtes 
latérales  du  prisme,  dirigées  parallèlement  à  sa  petite  diagonale. 
Ces  jcristaux  sont  très-souvent  émoussés,  arrondis,  et  prennent 
une  forme  lenticulaire.  Ces  cristaux  lenticulaires  eux-mêmes,  en 
se  pénétrant  obliquement  en  partie^  et  en  devenant  de  plus  en 
plus  petits  dans  une  même  direclion,  forment  des  masses  aiguôs 
<)'un  côté,  creusées  d  un  angle  rentrant  à  leur  extrémité  la  plus 
large,  à  la  manière  d'un  fer  de  lance.  Cette  chaux  sulfatée  en  fer  de 
Mance^  qui  est  très-commune  à  Montmartre,  est  toujours  très-fis- 
sible  et  à  clivage  miroitant. 

On  rencontre  à  Lagny  (Seine-et-Marne)  une  chaux  sulfatée  d'une 
grande  pureté  en  grandes  masses  laminaires  transparentes  et  na- 
crées, ou  en  masses  saccharoïdes^  qui  sont  employées,  sous  le  nom 
^'albâtre  gypseux,  à  faire  des  vases  et  d'autres  objets  d'ornement 
remarquables  par  leur  blancheur  éclatante  et  leur  demi-transpa- 
rence, et  qui  seraient  sans  doute  d'un  grand  prix  si  la  matière  en 
était  moins  commune  chez  nous.  On  connaît  également  une  chaux 
sulfatée  fibreuse  et  conjointe^  formée  de  fibres  droites,  élargies, 
parallèles  et  nacrées,  qu'il  est  très-facile  de  confondre,  à  U  vue, 
avec  la  magnésie  sulfatée  fibreuse,  ou  avec  le  sel  gemme  de  même 
forme;  mais  le  défaut  de  saveur  et  de  solubilité  la  fait  très-faci- 
lement distinguer  de  ces  deux  matières.  Enfin  on  trouve  au  mi- 
lieu du  terrain  tertiaire  et  calcaire  du  bassin  de  Paris  un  dépôt 
considérable  de  chaux  sulfatée  calcarifère  ou  de  gypse,  sous  forme 
de  masses  jaunâtres,  lamelleuses  ou  granulaires,  mais  toujours  à 
facettes  miroitantes,  d'un  tissu  lâche  et  grossièrement  schisteux. 
Cette  matière,  qui  serait  d'une  faible  ressource  comme  pierre  à 
bâtir^  en  raison  de  son  peu  de  ténacité,  acquiert  une  grande  im- 
portance pour  les  constructions  civiles,  lorsqu'elle  a  été  privée 
par  lo  feu  de  son  eau  d'hydratation  et  mise  à  l'état  de  plâtre.  Le 
plâtre,  en  effet,  étant  mélangé  ou  gâché  avec  une  quantité  d'eau 
sufQsante  pour  en  former  une  bouillie  claire,  absorbe  et  solidifie, 
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en  s'bydralant  de  nouveau,  une  partie  de  Teau,  et  constitue  une 
masse  adhérente»  dure  et  tenace,  qui  est  très-propre  à  lier  entre 
eux  les  moellons  de  calcaire  grossier,  et  à  donner  à  leur  assem- 
blage une  grande  solidité. 
Le  sulfate  de  chaux  hydraté  pur  contient,  sur  100  parties, 

46  parties  d'acide  sulfurique,  33  de  chaux  et  ^l  d'eau.  Sa  formule 

•   •  •  •       • 
est  CaS*  +  *H.  La  pierre  à  plâtre  de  Paris  conserve  les  mômes 

rapports  de  ces  trois  composants,  mais  contient  à  Tétat  de  mé- 
lange, sur  100  parties,  7,63  de  carbonate  de  chaux  et  3,21  d'ar- 
gile. 

Chaux  carboBatée. 

Cette  substance  est  une  des  plus  abondantes  du  globe,  car  elle 
forme  une  grande  partie  des  terrains  de  stratification.  Elle  a  reçu 
les  différents  noms  de  spaths  marbre^  pierre  à  bâtir^  crcUe,  albâ- 
tre^ elc,  suivant  les  différentes  formes  sous  lesquelles  on  la  ren- 
contre; mais,  indépendamment  de  ces  distinctions,  les  minéra- 
logistes en  ont  fait  une  autre  qui  consiste  en  ce  que  la  chaux 
carbonatée  cristallisée  se  présente  sous  des  formes  qui  dérivent 
de  deux  formes  primitives  différentes,  ce  qui,  joint  à  d'autres  dif- 
férences dans  la  pesanteur  spécifique  et  la  dureté,  a  déterminé 
HaCiy  à  en  faire  deux  espèces  distinctes.  L'une,  nommée  chaux 
carbonntée  spathique  ou  rkomboédrique,  a  pour  forme  primitive  un 
rhomboèdre  :  c'est  la  plus  commune;  l'autre,  nommée  chaux 
carbonaice prismatique  ou  aragonùe,  a  pour  forme  primitive  un  oc- 
taèdre rectangulaire  ou  un  prisme  droit  rectangulaire.  Nous  sui- 
vrons cet  exemple  et  nous  parlerons  d'abord  de  la  chaux  carbo- 
natée rbomboédrique,  qui  est  celle  que  Ton  entend  toujours, 
lorsqu'on  ne  fait  pas  de  distinction  d'espèce. 

Celte  substance  a  pour  forme  primitive  un  rhomboèdre  obtus, 
dont  les  angles  dièdres  ont  105°  5'  sur  les  arêtes  culminantes  ou 
entre  les  faces  d'un  môme  sommet,  et  74*^  55' sur  les  arêtes  laté- 
rales ou  entre  lesfaces  qui  appartiennent  aux  deux  sommets.  Sa 
pesanteur  spécifique  est  de  :2;696;  sa  dureté  est  très-faible,  car 
elle  raie  seulement  le  talc  et  la  chaux  sulfatée,  et  elle  est  rayée 
par  la  chaux  fluutée.  Elle  possède,  à  un  degré  très-marqué,  la 
double  réfraction  à  un  seul  axe  ;  elle  présente  un  éclat  vitreux  un 
peu  nacré.  Enfin  le  moindre  choc  y  fait  naître  trois  clivages  très- 
faciles  parallèles  aux  faces  du  rhomboèdre,  de  sorte  que  ses  cris- 
taux se  partagent,  avec  la  plus  grande  facilité,  en  rhomboèdres 
de  plus  en  plus  pctils. 

La  chaux  carbonatée  est  soluble  avec  effervescence  dans  l'acide 
nitrique  et  se  réduit  à  l'étal  de  chaux  vive  par  une  forte  calcina- 


CHAUX  CARBONATËE.  405 

UoD.  Elle  est  formée  de  44  parties  d'adde  carbonique  et  de 
S6  parties  de  chaux,  et  sa  formule  est  CaG.  Maiselle  est  souvent 
mélangée  de  carbonates  de  magnésie,  de  fer  et  de  manganèse, 
qui  sont  isomorphes  avec  elle  et  qui  peuvent  s'y  unir,  sans  pro- 
portions Qses,  ainsi  que  nous  le  redirons  plus  loin . 

11  n'y  a  pas  de  substance  minérale  qui  se  présente  sous  un 
aussi  grand  nombre  de  formes  que  la  chaux  carbonatée;  mais  il 
o'y  en  a  pas  une  non  plus  qui,  se  trouvant  répandue  dans  tous  les 
terrains,  ait  cristallisé  dans  un  plus  grand  nombre  de  circonstan- 
ces différentes.  On  a  compté  jusqu'à  1,400  formes  secondaires. 
que  l'on  peut  rapporter  à  quatre  formes  dominantes,  qui  com- 
prennent : 

Les  cristaux  rhomboédriques  ; 

Ceux  en  prisme  hexabdfte  régulier  ; 

Les  dodécaèdres  &  triangles  scalënes,  dits  cristaux  métastatiques  ; 
—  —       isocèles. 

Ces  derniers  sont  Irës-rares.  Je  ne  représenlerai  ici  que  les 
formes  les  plus  simples,  qui  donneronl  ce- 
pendant une  idée  suffisante  des  autres. 

Fig.  190.  Rhomboèdre  obluiprimililabxd, 
déjà  représenté  page  38,  oîi  se  trouve  ex- 
pliqué comment  la  chaux  carbonatée  pré- 
sente une  série  de  quatre  rhomboèdres 
tangents  les  uns  aux  autres,  dont  l'un,  IV- 
qviaxeamta'  (fig.  49  ou  191),  est  beaucoup 
plus  obtus  que  le  primilif.  Ainsi  que  le 
représente  la  figure,  chacune  des  faces 
de  ce  rhomboèdre  est  tangente  il  une 
des  arèlrs  culminâmes  du  primilif,  et  a  été 
produite  par  un  décroissemenl  uniforme 
et  langent  à  cette  aréle.  Ce  rhomboèdre  vig-iss.  — chiuicirbamw». 
est  très-commun,  mais  le  plus  souvent 
combiné  avec  d'autres  formes  :  assez  souvent  aussi  ses  faces  et 


Hf.  IN.  —  ChiBi  oirhoutée.  Fig.  1(1.  —  Chu 

tts  arêtes  sont  arrondies,  et  les  cristaux  deviennent  lenticulaires. 
Le  rhomboïde  inverse  ae  trouve  représenté  (yî;.  189).  Dans  la 
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fig.  193,  il  esta  l'inlérieur  du  primitif;  mais,  en  réalité,  ilnepeul 
se  former  qu'à  l'extérieur,  par  un  décroissement  langent  à  chacun 
des  six  angles  latéraux,  et  l'on  peut  voir  en  elTet  que  chacune 
des  faces  de  l'inverse  répond  à  l'un  des  angles  latéraux  du  priini- 
tif,  et,  étant  reportée  au  dehors  de  la  ligure,  devient  taogealeà 
cet  angle. 

Ce  rhomboèdre  est  moins  fréquent,  à  l'état  simple,  quel'é- 
quiaxe,  mais  il  est  Irès-abondant  dans  le  grès  de  Fontainebleim. 
Celte  roche,  qui  eslformée  d'un  sable  quartzeux  trës-fio,  cimeolé 
par  du  carbonate  de  chaux,  a 

présente  fréquemment  des 
(géodes  où  le  carbonate  a  pu 
crislalliser,  tout  en  empâ* 
lanl  une  quantité  considé- 
rable de  quartz.  La  forme 
qu'il  affecte  alors  est  tou- 
jours celle  du  rhomboèdre 
inverse,  On  l'a  trouvé,  dans  . 


lin  gisement  semblable  et  avec  la  môme  Terme,  dans  les  grès  de 
Biiyonne  et  de  Bergerac. 

La  Hgure  (92  représente  le  môme  rhomboèdre  inverse  non 
complet  et  offrant  encore,  sur  ses  arêtes  culminantes,  des  facettes 
qui  appartiennent  au  primitif.  On  le  retrouve  encore  plus  ou 
moins  modilic  dans  un  grand  nombre  de  cristaux  naturels  plus 
complexes. 

Fig.  i!)3.  Ji/iomboèilre  contraslant,  résultant  d'un  décroissement 
non  tangent  sur  les  angles  latéraux  du  primitif. 

Fig.  lyi.  ithomboédre  mixte  de  Ilaily,  encore  plus  aigu  que  le 
précédent,  formé  par  un  décroissement  inégal  sur  les  angles  laté- 
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ig.  iflS.  Rhomboèdre  eubotde,  moins  aigu  que  l'inverse  et  assez 
in  du  cube  (la  figure  le  représente  modiilé  par  six  facéties  la- 
ies appartenant  au  prisme  he«aèdre);  cette  variétéaété  trou- 
principaiement  h  CasLelnaudacy  (Aude),   Sa  forme  et  sa  cou- 


i^ 


Fl(.  IH.  —  ChMi  eubontMi,  Fig.  It». 

'  jaunAlre  lui  donnent  une  assez  grande  ressemblance  avec  la 
uz  Ouatée  cubique  ;  mais  In  mesure  des  angles,  qui  ont  envi- 
Si  e(  88  degrés,  et  non  9D,  la  fait  facilement  reconnaître, 
ig.  196.  Prisme  hexaèdre  régulier  modifié  sur  chaque  base  par 
s  facéties  alternatives  qui  appartiennent  au  cuboïde. 
ig.  1!)7.  Même  prisme  hexaèdre  régulier  lermin&par  les  faces 


bomboèdre  primitif.  Ce  prisme,  raccourci,  formerait  une  sorte 
odécaèiire  penlagonal.  Ces  cristaux  ont  été  trouvés  au  Ilarz, 
te  Cumberland,  dans  le  département  de  l'Isère, 
g.  198.  Autre  prisme  liexnëdre  régulier  terminé  par  les  faces 
ttomboédre  primitif;  trouvé  dans  le  Cumberland.  La  ligure, 
ourcie,  formerait  un  dodécaèdre  rhomboîUal.  La  dilTérence 
frappante  que  l'on  observe  entre  cette  forme  et  la  précédente 
;t«  de  celle  du  prisme  hexaèdre  qui  les  constitue. 
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Le  prisme  de  la  figure  197  a  été  Tormé  par  an  décroissemeni 
tangent  sur  les  angles  latéraux  du  rhomboèdre  primitif,  elû  le 
noynu  fbomboédrique  était  indiqué,  chacun  de  ses  angles  laté- 
raux se  trouverait  placé  au  rentre  d'une  face  du  prisme  ;  et  celle- 
ci,  en  venant  couper  hoi-izontalemenL  la  face  du  rhomboïde  qui 
lui  correspond,  en  forme  un  penla{;one.  Dans  la  figure  193,  le 
prisme  hexaèdre,  ce  qui  est  beaucoup  plus  rare,  ayant  été  formi 
par  un  décroissement  tangent  sur  les  arôtes  latérales  du  rhom- 
boèdre primitif,  les  arCles  terminales  du  prisme,  de  même  que 
ses  faces  culminantes,  ne  dilTtirent  pas  de  celles  du  rhomboèdre. 

Fig.  199.  Prisme  hexaèdre  terminé  par  une  pyramide  à  tii 
faces.  Ce  prisme  est  lu  même  que  celui  de  la  figure  197,  dans  le- 
quel trois  arCtes  culminantes  du  rhomboèdre  ont  été  remplacées 
par  une  facette  triangulaire  égale  à  celle  qui  reste  de  la  face  pri- 
mitive (voyez  page  4^,  où  celte  transformation  se  trouve  expli- 
quée). Ce  crisLal  lessemhle  beaucoup  à  ceux  du  quartz  {fig.  64, 
page  7)  et  de  la  chaux  phosphatée  pyramidée;  mais  les  angles 
sont  différents. 


Angles  dièdrastf  ulminànts 

Angle  dJLidre  furmé  ptr  la  rencoulre 
do  1>  avec  la  face  du  prisme 


I3*«  36'       130»  Itf 


Fig.  200.  Dodécaèdre  métattatique  formé  par  un  décroissement, 
urles  ai  éles'latératei,  de  deux  rangées  en  largeur  sur  une  rangée 


Fig.  «H.  — ChiBicirto- 


e»*épnisscur,  ainsi  que  cela  se  trouve  expliqué  page  39.  Il  existe 
beaucoup  d'aulres  dodécaèdres  à  triangles  scalènes,  dont  plu- 
sieurs très-aigus,  mais  le  plus  commun  est  le  mélatiatiquet  ainsi 
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nommé  parce  qu'il  offre  comme  une  métastase  ou  un  transport 
des  angles  du  rhomboèdre  primitif:  l'angle  plan  obtus  du  rhom- 
boèdre se  retrouvant  dans  l'angle  obtus  de  l'un  quelconque  des 
triangles  scalènes,  et  l'incidence  de  deux  faces  du  dodécaèdre, 
pris  à  l'endroit  des  arêtes  culminantes  les  plus  courtes,  étant 
6gale  à  celle  des  faces  du  noyau,  prise  vers  un  même  sommet. 

La  forme  métastatique  est  peut  être  la  plus  fréquente  de  toutes 
celles  qui  appartiennent  à  la  chaux  carbonatée.  Elle  est  quelque- 
fois complète;  mais  le  plus  ordinairement  elle  se  trouve  combi- 
née avec  d'autres  formes  telles  que  le  prisme  hexaèdre,  ou  diffé- 
rents rhomboèdres.  La  figure  ^01  nous  offre  le  cristal  métastatique 
terminé  par  les  faces  du  rhomboèdre  primitif;  la  figure  202  re- 
présente un  autre  dodécaèdre  très-aigu  (axigraphe  de  Haùy)  ter- 
miné par  la  base  du  prisme  hexaèdre. 

Indépendamment  des  formes  détermînables  dont  nous  venons 
«Je  parler,  des  hémitropies  que  plusieurs  d'entre  elles  présentent, 
et  de  la  forme  lenticulaire  qui  est  produite,  ainsi  que  nous  l'avons 
«lit,  par  un  arrondissement  du  rhomboèdre  équiaxe,  on  trouve  la 
«^.hauz  carbonatée  sous  la  forme  de  masses  considérables,  tantôt 
laminaires,  c'est-à-dire  formées  de  grandes  lames  dont  on  retire 
Irès-facilement  par  le  clivage  des  rhomboèdres  primitifs;  tantôt 
dameilaires  ou  formées  de  lames  bien  moins  étendues  et  croisées 
^ans  tous  les  sens  ;  tantôt  enfin  les  lames  sont  tellement  petites  et 
confuses  que  la  masse  prend  l'aspect  sarcharotde.  Dans  tous  les 
cas,  ces  calcaires,  qui  occupent  une  étendue  considérable  à  la 
partie  supérieure  des  terrains  primitifs,  ont  tout  l'aspect  d'une 
matière  qui  a  cristallisé  par  refroidissement,  après  avoir  éprouvé 
la  fusion  ignée.  Cette  opinion,  émise  pour  la  première  fois, 
en  1798,  par  Breislak,  a  été  confirmée  en  1804  par  les  expérien- 
ces de  James  Hall,  qui  ont  montré  que  le  carbonate  de  chaux 
pouvait  éprouver  la  fusion  ignée,  sans  se  décomposer,  lorsqu'on 
le  chauffait  sous  une  forte  pression.  Alors  on  peut  expliquer  de 
deux  manières  la  formation  du  carbonate  de  chaux  cristallisé 
dans  les  terrains  priniitifs  :  ou  bien  ce  sel  existait  tout  fonné  et 
fondu  à  la  surface  de  la  terre,  lorsqu'elle  était  elle-même  en  état 
de  fusion  complète,  et  cela  en  raison  de  l'énorme  pression  due  à 
une  atmosphère  chargée  de  soufre,  de  mercure,  de  zinc,  et  sans 
doute  d'autres  métaux,  et  il  aura  cristallisé  un  des  premiers  par  le 
refroidissement  de  la  surface  ;  ou  bien  on  peut  admettre  que,  à 
des  époques  bien  postérieur3s,  l'influence  calorifique  de  roches 
ignées  sorties  du  centre  du  globe  airra  déterminé  la  fusion  des 
premiers  calcaires  de  sédiment  enfermés,  comme  dans  un  vase 
clos,  sous  les  terrains  supérieurs.  Dans  tous  les  cas,  c'est  à  cette 
variété  de  calcaire,  cristallisée  par  le  feu,  qu'il  faut  rapporter  les 
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marbres  les  plus  beaux  el  en  particulier  le  marbre  statuaire.  Ces 
marbres  sont  très-peu  variés  en  couleur.  Les  plus  célèbres  étaient 
autrefois  : 

Lq  marbre  cipolin  d'Egypte,  lamellaire,  et  d'un  blanc  grisâtre, 
avec  des  bandes  ondulées  et  verdàtres  dues  à  un  mélange  de  talc. 
On  en  a  trouvé  de  semblable  en  Corse  et  dans  les  Pyrénées. 

Le  marbre  de  Paras,  dans  l'arcbipel  grec,  remarquable  par 
sa  blancheur,  sa  belle  transparence  et  sa  structure  lamellaire  très- 
marquée.  Les  statues  antiques  en  sont  formées. 

Parmi  les  marbres  modernes,  il  faut  citer  : 

Le  marbre  de  Carrare  près  de  Gênes,  ou  marbre  saccharoîde  pro- 
prement dit,  qui  est  blanc  ou  blanc  veiné  de  gris.  Le  premier  est 
réservé  pour  les  statues  et  pour  les  monuments  d'une  grande  im- 
portance ;  le  second  est  employé  pour  faire  des  piédestaux  et  des 
ornements  de  palais  ou  de  demeures  particulières. 

Le  marbre  bku  iurquin^  calcaire  sub-lamellaire  d'un  bleu  gri- 
sâtre, dans  lequel  viennent  se  fondre  des  veines  blanchâtres  et 
noirâtres.  Il  est  très-recherché  pour  les  meubles,  et  vient  égale- 
ment de  Carrare. 

Après  les  marbres  primitifs,  dans  lesquels  la  cristallisation 
ignée  est  évidente,  viennent  des  marbres  «ecoïK/atres,  chez  lesquels 
un  mélange  d*argiie,  d'oxydes  métalliques,  de  bitume,  de  corps 
organisés  viennent  démontrer  une  origine  première  neptunienne 
ou  sédimentaire.  Ces  marbres  ont  une  cassure  plus  terne  ou  à 
peine  cristalline,  mais  reçoivent  encore  un  beau  poli  ;  ils  ofTrent 
en  général  des  couleurs  très -vives  et  très-variées.  Les  principaux 
sont  : 

Le  marbre  de  Languedoc  y  des  carrières  de  Cannes,  près  de  Nar- 
bonne  ;  il  est  d*un  rouge  de  feu,  rubané  de  blanc  et  de  gris.  Il  sert 
principalement  pour  les  églises. 

Le  marbre  griotte  y  provenant  des  mêmes  carrières.  Il  est  d'un 
rouge  brun,  avec  des  taches  ovales  d'une  teinte  plus  vive  et  des 
cercles  noirs  dus  à  des  coquilles. 

Le  marbre sarancolin y  dans  les  Pyrénées,  d'un  rouge  foncé  mêlé. 
de  gris  et  de  jaune,  avec  des  parties  transparentes. 

Le  marbre  campan^  des  Pyrénées  également,  de  couleur  rouge. 
rose  ou  vert  clair.  Il  s'altère  à  l'air. 

Le  marbre  portor,  de  Porto-Venere  en  Italie;  marbre  noir  avec 
des  veines  d'un  jaune  vif. 

Le  /aune  de  Sienne^  d'un  jaune  vif  mélangé  de  pourpre  el  de 
louj^e. 

Le  marbre  sainte-anne ,  d'un  gris  foncé  veiné  de  blanc. 

Le  marbre  granité  y  d'un  gris  foncé  veiné  de  blanc,  presque  en- 
tièrement formé  de  débris  d'entroques  (articulations  d'encrines. 
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polypiers  charnus).  On  le  trouve  aux  Écaussines,  près  de  Mons. 
Marbre  noir  antique  et  noir  de  Flandre.  —  Le  premier  est  complé- 
Lcment  noir,  et  le  second  litre  un  peu  sur  le  gris.  On  emploie  le 
remier  pour  les  monuments  funèbres  et  le  second  pour  le  carre- 
i  sge  des  églises  ou  des  habitations.  Il  est  imprégné  de  bitume  et 
égage  une  odeur  fétide  par  le  frottement. 
Marbre  iumachelle  (de  lumach^  limaçon),  presque  entièrement 
oroposé  de  coquilles  brisées  engagées  dans  de  la  chaux  carbonatée 
s  ub-lamellaire. 

Marbre  brèche^  composé  de  morceaux  brisés  et  anguleux  d'un 
*  iiarbre  j>lus  ancien,  enchâssés  dans  une  pâte  de  couleur  dif- 
•^érente. 

Marbre  ruini forme  ou  marbre  de  Florence.  —  Cette  sobstance  estla 
^  lemière  qui  puisse  porter  le  nom  de  marbre,  car  elle  est  à  peine 
l^olissable,  et  on  doit,  plutôt  la  considérer  comme  une  marne,  ou 
siiélange  de  carbonate  de  chaux  et  d'argile,  qui,  en  se  desséchant, 
=1  permis  à  des  infiltrations  d'oxyde  de  fer  hydraté  d'y  produire 
«les  lignes  et  des  dessins  offrant  l'image  d'une  ville  ruinée. 

Nous  avons  été  amenés,  par  la  nature  de  notre  sujet,  à  décrire 
les  principales  variétés  poîissables  de  chaux  carbonatée  ou  de 
maibre,  à  peu  près  suivant  leur  rang  de  plus  grande  ancienneté 
dans  les  couches  de  la  terre.  En  continuant  de  la  même  manière 
l'étude  des  variétés  plus  modernes,  nous  arrivons  à  h  pierre  litho- 
graphique,  calcaire  compacte  et  d'un  grain  très-Gn,  susceptible 
d'un  poli  terne,  à  cassure  conchoîde  et  d'une  structure  un  peu 
schistoïde,  qui  tire  son  nom  de  l'usage  qu'on  en  fait  pour  rem- 
placer la  gravure  sur  métaux.  Cet  art,  qui  a  été  nommé  lithogra- 
phie, a  pris  naissance  en  Bavière,  où  la  pierre  lithographique  a 
li'abord  été  trouvée,  à  Pappenheim^  sur  les  bords  du  Danube,  et 
qui  fournit  encore  les  pierres  les  plus  estimées;  mais  on  en  a 
trouvé  depuis  dans  bien  d'autres  lieux,  et  notamment  en  France, 
à  Ghâteauroux  (Ind.'-e),  à  Belloy  (Ain),  à  Dijon,  à  Périgueux,  etc. 
Cette  pierre  appartient  aux  dépôts  jurassiques. 

Calcaire  oolitique.  —  En  globules  agglutinés  par  un  ciment  cal- 
caire ou  marneux  ;  d'un  volume  variable,  depuis  celui  d'un  grain 
de  millet  jusqu'à  celui  d'un  pois;  mais  toujours  uniforme  dans 
une  localité  donnée.  L'intérieur  des  grains  est  compacte;  rare- 
ment on  y  distingue  une  ou  deux  couches  extérieures  con- 
centriques. 

Ce  calcaire  constitue  des  bancs  considérables  au  pied  des 
montagnes  jurassiques.  On  s'accorde  à  penser  qu'il  a  été  formé, 
par  voie  de  dépôt,  dans  une  eau  constamment  agitée. 

Craie.  —  Substance  blanche,  mate,  opaque,  très-tendre  et  pour 
ainsi  dire  pulvérulente.  Elle  constitue  partout^  au-dessus  du  grès 
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verl,  leâ  dernières  assises  des  terrains  secondaires;  au-dessus  se 
trouve  Targile  plastique  qui  commence  les  terrains  tertiaires. 
Elle  forme  des  collines  entières  peu  élevées  et  souvent  dégradées; 
elle  renferme  fréquemment  des  lits  d'argile,  de  sable,  de  grès,  e^ 
surtout  du  silex  pyromaque  qui  s'y  trouve  en  rognons  isolés,  mais 
disposés  avec  un(*  sorte  de  régularité,  suivant  des  lignes  parallèles 
superposées.  On  y  trouve  un  grand  nombre  de  coquilles  et  de  ma- 
drépores fossilles,  et  particulièrement  des  bélemnites,  des  anonrhy- 
tes^  des  spatanguSy  etc.  ;  mais  ce  qu'il  y  a  de  plus  singulier,  c'est  que 
la  craie  elle-même  parait  ôlreen  très-grande  partie  formée,  d'après 
les  observations  microscopiques  de  IM.  Ehrenberg,  de  la  dépouille 
fossile  de  très-petits  êtres  organisés  appartenant  à  deux  familles 
distinctes^  ]es polythalamies  et  les  nautilites.  Ces  petits  corps  orga- 
nisés ont  environ  l/iOS""  de  ligne  de  longueur,  en  sorte  qu'il  peut 
yen  avoir  pins  de  i  million  dans  chaque  pouce  cube  de  craie,  et 
plus  de  10  millions  dans  un  morceau  du  poids  de  500  grammes.  La 
craie  constitue  des  terrains  d'une  immense  étendue,  dans  toutes 
les  parties  du  monde.  En  France  elle  entoure  de  tous  côtés  le  bassin 
parisien,  d'une  part  par  la  Normandie,  la  Touraine  et  la  Sologne; 
de  l'autre  par  la  Picardie,  TArtois,  la  Belgique,  la  Champagne  et 
l'Auxerrois.  C'est  à  son  affleurement  à  la  surface  du  sol  qu'une 
partie  de  la  Champagne,  si  énergiquement  fléirie  d'un  nom  vul- 
gaire, doit  la  stérilité  dont  elle  est  frappée.  Enfoncée  sous  le  ter- 
rain de  Paris,  la  craie  s'y  relève  en  quelques  endroits  et  s'y  mon- 
tre presque  à  la  surface  du  sol,  comme  à  Meudon  et  à  Bougival, 
d'où  Paris  tire  celle  qui  lui  est  nécessaire. 

Chaux  carbonatée  grossière,  pierre  à  bâtir  des  Parisiens^  calcaire 
à  écrtthes.  —  Cette  variélé  constitue,  dans  le  terrain  de  Paris  et  au- 
dessus  de  l'argile  plastique,  des  couches  puissantes  dont  rorigihe 
marine  est  prouvée  par  un  grand  nombre  de  coquilles,  et  spéciale- 
ment par  des  écrithes  dont  quelques-unes  présentent  une  taille  gi- 
gantesque. Ce  calcaire  est  grossier,  jaunâtre,  facilement  attaqué 
par  les  instruments  tranchants,  nullement  susceptible  de  poli.  Il 
est  exploité  tout  autour  de  Paris;  mais  la  meilleure  pierre  vient 
de  Saint-No(n,  dans  le  parc  de  Versailles,  de  la  Chaussée  près  de 
Saint-Germain,  de  Poissy,  de  Nanterre,  etc. 

Chaux  carbonatée  concret lonnée,  —  Cette  variété  de  calcaire  se 
forme  encore  de  nos  jours  en  couches  superposées,  dues  ciu  dépôt 
successif  du  carbonate  de  chaux  qui  se  trouve  dissous  dans  les 
eaux  terrestres  par  un  excès  d'acide  carbonique. 

Tantôt  cette  eau,  en  filtrant  à  travers  la  voûte  des  grottes  sou- 
terraines, y  forme  de  longues  colonnes  nommées  stalactites,  qui 
pendent  jusqu'à  terre,  comme  dans  la  grotte  d'Antiparos,  une  des 
îles  grecques  ;  ou  bien,  en  tombant  sur  le  sol  ou  en  coulant  le 
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long  des  parois,  elle  forme  des  couches  mamelonnées  qui  portent 
Jle  nom  de  stalagmites,  La  matière  elle-même  qui  forme  ces  sta- 
lactites ou  stalagmites  est  dure,  susceptible  d'un  beau  poli,  à 
structure  cristalline,  et  formée  de  couches  alternativement  trans- 
S)arentes  et  nébuleuses.  Elle  est  quelquefois  d'un  blanc  parfiit; 
«nais  le  plus  ordinairement  elle  présente  des  zones  plus  ou  moins 
^;olorées  en  jaune  rous<«àtre.  C'est  celle  qui  constitue  le  véritable 
^ilbâtre  des  anciens,  lequel  est  bien  loin,  comme  on  le  voit,  de 
;|)résenler  toujours  la  blancheur  qui  semble  attachée  à  son  nom. 
^n  en  fait  des  vases  et  d'autres  objets  d'ornement  d'une  valeur 
sasez  considérable. 

Lorsque  l'eau  chargée  de  particules  calcaires  coule  à  la  surface 
^u  sol,  elle  forme  un  calcaire  grenu  ou  cristallin  plus  ou  moins 
impur  qui  porte  le  nom  de  traoertin;  tels  sont  celui  produit  par 
l'Anio,  en  Italie,  qui  a  servi  à  la  construction  des  monuments  de 
Home,  et  celui  qui  forme  le  pont  de  Saint-Allyre  près  de  Cler- 
mont  (Puy-de-Dôme).  D'autres  fois,  enfin,  le  carbonate  de  chaux 
se  dépose  sur  des  objets  étrangers,  végétaux  ou  animaux,  qui  se 
trouvent  plongés  dans  le  courant  de  l'eau  incrustante,  et  constitue 
des  sortes  de  pseudomorphoses  que  l'on  produit  le  plus  souvent 
Â  dessein,  comme  à  la  fontaine  de  Saint-Philippe  en  Toscane  et  à 
celle  de  Saint-Allyre. 

ChAOX  earbonatée  laai^néBlfère  OU  Dolomle. 

J'ai  dit  précédemment  que  la  chaux  earbonatée  avait  pour 
forme  primitive  un  rhomboèdre  de  105"^  5',  et  qu'elle  pouvait  être 
mélangée  de  plusieurs  carbonates  isomorphes  avec  celui  de  chaux 
sans  perdre  sa  cristallisation  et  ses  principales  propriétés.  Il  ne 
faut  pas  prendre  cette  assertion  dans  un  sens  rigoureux,  car  l'an- 
gle dirdre  du  rhomboèdre  des  carbonates  de  magnésie,  de  manga- 
nèse et  de  fer,  étant  renfermé  entre  107*  25'  et  107**,  le  mélanjçe 
d'un  ou  de  plusieurs  de  ces  carbonates  change  nécessairement 
l'angle  de  la  chaux  earbonatée,  et  il  est  évident  que  la  pesanteur 
spécilique,  la  dureté  et  la  résistance  aux  acides  doivent  éprouver 
des  variations  analogues.  Pour  ce  qui  regarJe  la  chaux  earbonatée 
fcrripire  ou  manganésifère^  je  me  bornerai  h  dire  que  la  première 
portail  autrefois  le  nom  de  spath  jaunissant^  et  la  seconde  celui  de 
ipaih  ôrunhsant^  à  cause  de  l'action  de  l'air  sur  l'oxyde  du  carbo- 
nate de  fer  ou  de  manganèse  ;  mais  je  dois  m'.irrôter  sur  la  ehaux 

earbonatée  magnésifère  ou  dolomie,  qui  se  présente  souvent  avec 

•     •  •        .     •  • 
une  composition  constante  (GaG  -|-  MgG)  et  qui  offre  un  assez 

grand  intérôt  géologique. 

Cette  substance  cristallise  en   rhomboèdres  de  106**  15'  et 
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73®  45'.  Elle  présente  des  formes  beaucoup  moins  variées  que 
celles  de  la  chaux  carbonatée;  cependant,  oulre  le  rhomboèdre 
primitif  qui  se  niiontre  le  plus  souvent  (comme  à  Traverselle  en 
Piémont,  à  Pesey  en  Savoie,  à  Guanaxuato  au  Mexique),  on  trouve 
le  rhomboèdre  équiaxe,  l'inverse,  deux  autres  rhomboèdres  plus 
aigus,  le  dodécaèdre  métastalique,  le  prisme  hexaèdre  surmonté 
des  faces  du  rhomboèdre,  et  quelques  autres  ;  et  il  est  à  remar- 
quer que  ces  formes  dérivent  du  rhomboèdre  de  106'  45',  ce  qui 
lui  donne  une  valeur  réelle  et  spéciOque,  tout  à  fait  indépendante 
du  rhomboèdre  de  la  chaux  carbonatée. 

La  dolomie  pèse  de  2,859  à  2,878  ;  elle  raie  la  chaux  carbonatée 
rhomhoédrique  ;  mais  elle  est  un  peu  moins  dure  que  l'aragonile. 
Elle  possède  (surtout  lorsqu'elle  se  présente  en  incrustations  cris- 
tallines et  arrondies  sur  d'autres  substances)  un  éclat  uacré  très- 
prononcé,  qui  lui  a  valu  le  nom  de  spath  petdé.  On  Ta  nommée  aussi 
chaux  carbonatée  lentCy  parce  qu'elle  se  dissout  très-lentement  et 
avec  une  effervescence  peu  sensible  dans  les  acides.  La  dissolution, 
après  avoir  été  précipitée  par  l'oxalate  d'ammoniaque,  et  même 
par  un  sulfhydrate  alcalin,  pour  se  débarrasser  du  fer  et  du  man- 
ganèse, forme  encore  un  précité  blanc  par  la  potasse  caustique. 

La  dolomie  peut  se  présenter  en  grandes  masses  saccharuîdes 
analogues  par  leur  blancheur  et  leur  éclat  au  marbre  de  Carrare  ; 
mais,  bien  loin  d'en  avoir  la  solidité^  les  petits  cristaux  dont  elle 
est  composée  paraissent  comme  isolés  ou  mal  soudés,  et  se  désa- 
grègent très-facilement.  On  trouve  également  de  la  dolomie  corn- 
pacte  et  de  la  dolomie  terreuse, 

La  dolomie  forme  des  dépôts  considérables  dans  un  grand 
nombre  de  terrains.  On  la  trouve  d'abord  dans  des  terrains  très- 
rapprochés  des  primitifs,  comme  aux  environs  du  Saint-Golhard, 
où  elle  forme  des  couches  puissantes  intercalées  avec  des  mica- 
schistes ou  des  roches  serpenlineuses.  Il  en  existe  aussi  de  gran- 
des masses  dans  les  terrains  secondaires,  principalement  dans  le 
calcaire  pén^en  qu'elle  remplace  même  quelquefois  entièrement, 
comme  en  Angleterre  :  on  en  trouve  encore  dans  le  lias,  dans  le 
calcaire  jurassique,  et  même,  à  ce  qu'il  paraît,  au  milieu  de  la 
craie  du  terrain  de  Paris.  Dans  presque  toutes  ces  positions,  on 
a  remarqué  que  la  dolomie  se  trouvait  en  relation  avec  des  roches 
ignées,  telles  que  des  ophites,  des  amygdaloïdes  et  des  basaltes, 
d'oii  Ton  a  inféré  qu'elle  était  le  résultat  de  la  transformation 
du  carbonate  de  chaux  des  terrains  de  sédiment  en  carbonate 
double  de  chaux  et  de  magnésie  ;  transformation  opérée,  lors  de 
l'expulsion  de  ces  roches  ignées,  par  voie  de  cémentation,  au 
moyen  d'un  effluve  de  particules  magnésiques  sorti  simultané- 
ment du  sein  de  la  terre. 
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ChKsx  eftrkoBAtée  prismatique  OU  Ara|;«Rt(e. 

Celle  substance,  composée  essentiellement  d'acide  carbonique 
^l  de  chaux,  dans  les  infimes  proportions  que  la  chaux  carbona- 
Sée  ordinaire,  nous  oITre  cependant  des  propriétés  assez  différentes. 
Klle  pèse  de  2,U2S  à  2,947;  elle  est  presque  aussi  dure  que  la 
«^haux  Quatée  ;  elle  prr^sente  une  cassure  vitreuse  et  inégale  et 
^3lle  se  cIÎTe  très-difficilement;  elle  possède  deux  axes  de  double 
x^fraction  ;  chaulfée  au  chalumeau,  elle  se  divise  en  petites  par- 
celles blanches  qui  se  dispersent  dans  l'air;  elle  a  pour  forme 
primitive  un  prisme  droit  rhomboïdal  de  116?  iO  et  63*  50'  ;  enfin 
^us  cristaux  apparents  ne  sont,  la  plupart  du  temps,  que  des 
^"Hipes  d'autres  cristaux  accolés,  soudés  ou  maclés. 

Les  figures  203  à  203,  que  je  donne  ici,  présentent  les  formes 


Kg.  ï«.  —  AripmiW.  Vig.  iût-  —  Arm^omte.  Kig.  toa.  —  Arigonitc. 

le» plus  fréquentes  de  l'aragonite,  et  celles  309,  210  et  3tt,  qui 
oITkdI  la  coupe  horizontale  de  prismes  à  six  pans,  montrent 
comment  le  prisme  rhoniboldal  primitif  peut  être  disposé  dans 
leur  intérieur,  de  manière  à  les  former.  La  figure  211,  en  parti- 
culier, fait  voir  que  IrÈs-souvcnt  les  prismes  n'ont  qu'une  appa- 
rence hexaèdre,  puisque  plusieurs  de  leurs  faces  présentent  des 
nngles  rentrants.  Ajoutons  que  les  cristaux  composés  de  l'arago- 
nite sont  loin  de  présenter  toujours  une  pareille  symétrie  dans 
leur  structure,  et  qu'ils  sont  trëss-ouvent  formés  par  un  nombre 
considérable  de  cristaux  accolés  sans  ordre,  et  qui  ne  paraissent 
assojetlis  &  aucune  autre  loi  qu'à  celle  de  former,  par  leur  en- 
semble, des  prismes  il  six  faces  dont  les  angles  soient  de  116 
degrés,  comme  ceux  du  prisme  primitif. 

L'aragonite  se  présente  tréssouvenf  en  masses  fibreuses,  droites 
OQ  rayonnées,  qui  se  distinguent  de  celles  qui  peuvent  apparte- 
nir à  la  chaux  carbonatée  rhomboédrique,  par  leur  plus  grande 
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dureté  jointe  à  noe  plus  faible  ténacité,  par  les  pointes  de  crii- 
taux  qui  lerniiDent  les  fibres,  et  par  la  propriété  de  derénir  opa- 


<L             :■> 
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Fig.  107.  — AripniX 


qaes  et  de  d^crépiler  au  feu.  Ces  masses  fibreuses  peiiTcnt  êlr* 

blanches,  grises,  bleuàlres,  d'un  vert  tendre,  rouges  ou  Tiolette^' 

Aragonile  coraltoide.  —  Citle  belle  variété  porte  aussi  le  noO 


fit.  t\t.  —  iTfmUt. 


de  fios  ferri,  parce  qu'on  la  Irouve  ordinairement  dans  les  m*^ 
d'usydi:  de  fer.  Bile  se  présente  sous  la  forme  de  rameaux  cy  ^^ 
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driques  droits  ou  contournés,  croisés  en  tous  sens^  et  comme 
accompagnés  de  feuilles,  de  sorte  qu'elle  ressemble  plutôt  à  des 
rameaux  d'arbrisseaux  entrelacés  qu'à  des  branches  de  corail. 

Elle  est  d'un  blanc  parfait  et  composée  à  Tintérieur  d'aiguilles 
très-fines  qui  sont  inclinées  sur  l'axe. 

L'aragonite  se  trouve  dans  divers  dépôts  métallifères,  et  leplus 
fu>uvent  dans  ceux  de  fer,  soit  en  cristaux,  soit  sous  forme  coral- 
lolde,  comme  à  Framont  (Vosges),  à  Vizille  (Isère),  à  Baigorry, 
&tJix  Pyrénées,   en  Saxe,  en  Bohême,  etc.  ;  ou  bien  dans  les  fis- 
sures des  roches  serpentineuses,  comme  au  mont  Rose  et  à  Bal- 
ci  issero  en  Piémont.  Elle  est  disséminée  dans  les  argiles  qui  ac- 
compagnent les  gypses,  comme  à  Molinaen  Aragon,  à  Bastène 
près  de  Dax,  où  sont  particulièrement  les  groupes  en  prismes 
bcxagones.  Enfin  elle  est  très-souvent  associée  aux  terrains  de 
trapp  et  de  basalte,  ou  disséminée  dans  les  tufs  qui  en  dépen- 
dent, comme  à  "Vertaison  (Puy-de-Dôme),  à  Velay  dans  le  Viva- 
rais,  à  Gziczow  en  Bohème,  d'où  viennent  les  cristaux  les  plus 
réguliers. 

Les  chimistes  se  sont  beaucoup  occupés  de  rechercher  la  cause 
de  la  cristallisation  particulière  de  l'aragonite.  D'abord  Fourcroy 
et  Vauquelin  n'y  ont  trouvé  que  de  l'acide  carbonique  et  de  la 
chaux,  et  en  ont  donné  des  quantités  un  peu  fautives.  Ensuite 
Biot  etThénard  y  ont  trouvé  une  petite  quantité  d'eau,  indépen- 
damment de  ce  qu'ils  ont  rectifié  les  doses  d'acide  et  de  base. 
Leur  analyse  a  donné  : 

Chaux o(),327 

Acide  carbonique  . .       43,045 
Eau 0,028 


100,000 


Enfin,  en  1813^  M.  Stromeyer  ayant  découvert  dans  un  assez 
grand  nombre  d'échantillons  une  certaine  quantité  de  carbonate 
de  strontiane,  on  crut  pouvoir  attribuer  à  ce  corps  la  cause  de  la 
Cristallisation  particulière  de  l'aragonite;  mais,  indépendamment 
de  ce  que  la  quantité  du  carbonate  de  strontiane  ne  dépasse  pas 
4,5  pour  100,  et  de  ce  qu'elle  est  souvent  égale  à  2,  à  i,  ou  môme 
^0,50  pour  100,  des  chimistes  très-habiles,  tels  que  Laugier  et 
Bucholz,  ont  trouvé  des  aragonites  tout  à  fait  exemptes  de  «kron- 
tiane,  et  l'aragonite  coralloïde,  entre  autres,  n'en  contient  pas  ; 
il  est  donc'^  certain  que  ce  n'est  pas  à  la  présence  du  carbonate 
de  strontiane  que  l'aragonite  doit  ses  propriétés  particulières. 
Je  B8  crois  pas  non  plus  que  l'eau,  qui  existe  toujours  dans  l'a- 
ragmite,  mais  en  très-petite  quantité,  puisqu'elle  varie  de  i  mil- 
lième 1/2  à  6  millièmes,  doive  ôtre  considérée  comme  la  cause 
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immédiate  de  sa  forme  particulière  ;  mais  elle  a  mis  sur  la  Toie 
pour  en  trouver  la  véritable  cause.  £n  effet,  M.  Gustave  Rose, 
ayant  remarqué  qu'une  partie  des  concrétions  formées  par  les 
eaux  de  Garlsbad  était  à  l'étal  d'aragonite,  a  examiné  les  circon- 
stances qui  concourent  à  cette  formation,  et  il  a  été  amené  à 
conclure  que,  lorsque  les  eaux  acidulés  qui  tiennent  en  dissolu- 
tion du  carbonate  de  chaux  sont  maintenues  à  une  température 
élevée,  le  dépôt  qu'elles  produisent  est  de  l'aragonite;  tandis 
que,  lorsqu'elles  arrivent  plus  ou  moins  refroidies  à  la  surface 
du  sol,  avant  d'avoir  perdu  leur  acide  carbonique,  les  incrasta< 
tions  qu'elles  produisent  sont  à  l'état  de  simple  chaux  carbona- 
tée.  Cette  observation  concordant  tout  à  fait  avec  le  gisement 
habituel  des  aragonites  au  milieu  de  terrains  qui  ont  évidemment 
subi  l'influence  de  la  chaleur  d'anciens  volcans,  tandis  que  tout 
le  calcaire  concrétionné  qui  se  ferme  dans  les  eaux  parvenues  à 
la  surface  du  sol  est  à  l'état  rhomboédrique,  il  faut  en  conclure 
que  M.  G.  Rose  a  trouvé  les  véritables  circonstances  qui  déler* 
minent  la  formation  de  l'aragonite. 

Chaux  flao-phowpliAtée. 

Cette  substance  a  pour  forme  primite  un  prisme  hexaèdre 
régulier  dont  la  hauteur  est  au  côté  de  la  base  environ  comac&< 
7  :  iù.  Les  cristaux  les  plus  habituels  sont:  le  prisme  hexaèdcc 
{fig,  212),  le  môme  prishie  modiûé  par  un  rang  de  facettes  s«^ 
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Fig.  212.  —  Chaux  lluo-pbosphatée. 


Fig.  213.  ^  ClMux  Cuo-photptoW 


les  bases  {fig,  2l3),  le  prisme  pyramide  {Jig,  214),  le  péridod*' 
caèdre  {fig,  215),  le  didodécaèdre  (/f<7.'216),  et  quelques  auir^ 
plus  compliqués,  dans  lesquels  domine  toujours  cependant  ^ 
forme  primitive.  Sa  densité  varie  de  3,i66à3285.  Elle  raie  ** 
calcium  fluorure  et  même  très-légèrement  le  verre  ;  elle  est  ray^ 
par  le  feldspath.  Sa  réfraction  est  simple,  d'après  Haûy  ;  elle  «** 
infusible  au  chalumeau;  l'acide  nitrique  la  dissout  lentement  ^^ 
sans  effervescence.  On  reconnaît  facilement  dans  la  liquctt^  ^ 
présence  de  la  chaux  pr  le  moyen  de  l'oxalate  d'ammoniaq^^ 
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el  celle  de  l'acide  pbosphorique  par  une  addition  de  suiralc  de 
magnésie  et  d'une  pelile  quantité  d'aannoninqne. 

Dti* reste  la  cristallisation,  ou  quelque  circonstance  inconnue, 
influe  assez  sur  une  des  propriétés  de  la  chaux  fluo-phosphatée 
pour  qu'on  ait  pensé  pendant  quelque  temps  à  en  faire  deus  es- 


pbo^ilitKe. 


pfeces.  Les  cristaux  cristallisés  en  prisme  hexaèdre  régulier,  ou, 
tout  au  moins,  terminés  par  un  plan  perpendiculaire  à  l'nxe  (ils 
Ont  porté  les  noms  d'apatite,  li'aguitite  et  de  béril  de  Saxe),  sont 
Irès-pbosphorescenls  lorsqu'on  les  projette,  étant  réduits  en 
poudre  sur  un  charbon  ardent.  Les  cristaux  terminés  par  deux 
Pyramides  hexaèdres  ne  jouissent  pas  de  cette  propriété. 

Ces  derniers  cristaux  ont  porté  le  nom  de  spargelstein  ou  de 
pierre  d'asperge,  à  cause  de  leur  couleur  verdâtre,  et  plus  nncien- 
iienient  aussi  celui  de  chrysolithe.  On  a  essayé  de  les  employer 
<laQs  la  joaillerie;  mais  leur  peu  d'éclat  et  de  dureté  leur  Ole 
Presque  toute  valeur. 

La  chaux  fluu-pbospbatée  cristallisée  appartient  aux  terrains 
{Primitifs.  On  la  trouve  en  petits  liions  dans  le  granit;  elle  accom- 
pagne les  mines  d'étaîn  dans  le  Cornounilles,  la  Boh6mi3  et  la 
Saxe  ;  elle  forme  des  rognons  dans  le  schiste  talqueux  du  Ziller- 
Lhal;  elle  existe  dans  les  filons  de  fer  oxydulé  d'Arend^il  en  Nor- 
vège. Dans  beaucoup  d'autres  lieux,  comme  au  lac  de  Laach  sur 
'es  bonis  du  Rhin,  à  Albano  près  de  Rome,  au  cap  de  Gâte  en 
I^pagoe,  elle  est  disséminée  dans  des  roches  volcaniques. 

Chaux  fluo-phosphatée  compcute.  — .Cette  variété  forme  dans  les 
ËBvirons  de  Truxillo,  en  Espagne,  des  collines  entières  où  elle 
Se  trouve  disposée  par  couches  entremêlées  de  quartz.^  Elle  est 
blaocbe,  opaque,  mêlée  de  scones  jaunàlres,  à  cassure  unie  ou 
CoQcboIde.  Elle  est  tellement  phosphorescente  sur  les  charbons 
ardents,  qu'oA  lui  a  donné  le  nom  de  phosphorile.  Elle  est  em- 
plojée  comme  pierre  îibltir. 
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Les  premières  analyses  qui  ont  été  faites  par  Klaproth  et  Yau- 
quelin^  de  l'apatite  cristallisée  et  du  spargelstein,  n'y  avaient  in- 
diqué que  de  l'acide  phosphorique  et  de  la  chaux;  mais  layariété 
compacte  de  TËstramadure  avait  offert  h  Pelletier  et  Donadei  des 
acides  fluorique  et  mariatique  et  Klaproth  en  avait  égalemeol 
retiré  d'un  variété  pulvérulente  dite  pierre  de  Marmaro$ch,  Beau- 
coup plus  récemment,  M.  Gustave  Rose  a  montré  que  les  cristaux 
avaient  la  même  composition^  et  ce  qui  est  très-remarquable, 
c'est  que  cette  composition  répond  complétementà celle  àxipbmk 

•    ••• 
chloro-phosphaté  que  nous  avons  vu  être  égale  à  3Pb'P-|-PbCI, 

sauf  la  substitution  du  calcium  au  plomb  et  du  fluor  à  une  par- 
tie du  chlore. 
Composition  de  Snarum  en  Tapatite  de  Scanie  : 

Muléc. 

Chaux 49,65  9j  .  ; .-. 

Acide  phosphorique....  41,48  3J  =         ^^  ^  ^*»" 

Calcium 3,95  i)                ,      q^qi  4î3 

Chlore 2,711  «  =            CaF  459 

Fluor 2,21j  ^)                !      ^  ^'^^ 

400,00  100,00 

de  Tapatite  du  cap  de  Gâte  : 

KoMeaiei. 

Phosphate  de  chaux  tribasique 92  3 

Fluorure  de  calcium. — .        7 

Chlorure  de  calcium , \ 


l 


400 
Formule  :  3Ca*P  +  Ca(F,  Cl). 

Chaux  hydropbo«pliatée« 

Les  traités  font  mention  d'Un  phosphate  de  chaux  terreux,  oa 
en  petits  rognons  grisâtres,  trouvé  à  Witsant  près  de  Calais,  et  ao 
cap  de  la  Hève  près  du  Havre,  dans  la  craie  ou  dans  le  gifes  verl 
Ce  phosphate,  par  l'absence  complète  du  chlore  et  du  flaorcf 
par  la  présence  de  l'eau,  pourrait  former  un  eespèce  particulièrt^i 
s'il  n'était  pas  d'ailleurs  mélangé  d'argile  et  de  carbonates  de 
chaux  et  de  magnésie.  Mais  j'ai  fait  l'analyse  d'un  minéral  com- 
posé seulement  de  phosphate  de  chaux  tribasique  uni  à  6  mole' 
cules  d'eau,  qui  doit  former  une  espèce  distincte  pourlaqadk 
j'ai  proposé  le  nom  de  pelleiién'te,  parce  qu'elle  faisait  parti* 
d'une  collection  de  roches  formée  par  Pelletier,  et  que  j'ai  ac- 
quise à  sa  mort.  Ce  minéral  est  très-remarquable  par  sa  forint 
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ni  le  fait  ressembler  tout  à  fail  à  un  gros  bézoard  animal  ;  mais  il 
en  distingue  par  la  régularité  de  ses  couches,  par  son  odeur  ar- 
ileuse  et  par  la  nalure  de  matière  organique  qui  n'est  pas 
azotée  (i). 

Ce  bézoard  minéral  est  d'une  forme  sphérique  un  peu  aplalie  ; 
son  plus  grand  diamètre  est  de  71  millimètres  et  son  plus  petit 
^n  a  62.  Son  poids  est  de  362  grammes. 

Ëlant  scié  par  le  milieu,  il  offre  pour  noyau  un  gravier  presque 
ioiperceptible,  et  tout  autour  dix  couches  concentriques  très- 
xrégulières  et  à  structure  rayonnée,  dont  la  couleur  varie  du  blanc 
{^risÂtre  au  gris  verdâtre.  Plusieurs  de  ces  couches  se  séparent 
complètement  les  unes  des  autres.  La  matière  m'a  donné  à  l'a- 
nalyse : 

Phosphate  de  chaux  tribasique. ..     72,92  74,75 

Eau 24,62  25,25 

Matière  organique  végétale 2,46 


100,00  100,00 

Formule  :  Ca'P  ■+-  6H. 


..• 


Je  ne  puis  m'expliquer  la  formation  de  ce  minéral  qu'en  sup- 
posant qu'il  a  pris  naissance,  à  la  manière  des  pisolithes,  au  mi- 
lieu d'une  eau  continuellement  agitée,  contenant  des  végétaux 
vivants  ou  en  décomposition. 

Chaux  araénlatée. 

i.  Il  en  existe  plusieurs  espèces  encore  mal  définies.  La  plus 
connue  et  la  mieux  déterminée  est  celle  de  Wittichen  en  Souabe, 
qui  a  été  analysée  par  Klaproth  sous  le  nom  de  pharmacolite^  et 
qu  on  a  trouvée  également  au  Hartz,  à  Neustadt  en  Saxe  et  à 
Joachimsthal  en  Bohême.  Elle  est  sous  forme  de  houppes  aiguil- 
lées, soyeuses  et  d'un  blanc  de  lait,  lorsqu'elle  est  pure;  mais 
^He  est  souvent  colorée  en  rose  par  de  l'arséniate  de  cobalt.  Elle 
<ionne  de  l'eau  à  la  calcination,  se  fond  difficilement  en  un  émail 
blanc  au  chalumeau.  Elle  se  dissout  sans  effervescence  dans  l'a- 
cide chiôrhydrique  et  donne  lieu  aux  réactions  connues  de  la 
chaux  et  de  l'acide  arsénique.  Elle  est  formée  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  arsénique....     50,54     X    0,6957    =    35,16       1 

Chaux 25  X     2,8571     =    71,42      2 

'     Eau.... 24,46     X     8,8889     —217,42      6 

Formule  :  Ca'As  +  6H. 
(t)  hnuêicientifiquet  t.  XIV,  p.  29. 
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2.  On  a  donné  le  nom  de  haidingMte  à  une  chaux  arséniatée  de 
la  même  formule  que  la  précédente,  mais  contenant  seulement 
14,32  d*eau,  ou  3  molécules.  On  Ta  trouvée  cristallisée  en  dodé- 
caèdres à  triangles  scalènes,  d'après  Beudant,  ou en'octaèdres  tron- 
qués dérivant  d'un  prisme  rhomboïdal  droit,  d'après  Dufrénoj. 

3.  On  a  trouvé  à  Langbanshytla^  en  Suède,  une  substance  jau- 
nâtre, fragile  et  d'un  aspect  cireux,  qui  a  reçu  le  nom  de  bené' 
li(e,  et  qui  est  un  arséniatc  de  chaux  et  de  magnésie  tribasiqueet 
presque  anhydre.  Il  est  composé  de  : 

Rapport!  moléculaires. 

Acide  arsénique 56,46  39,28                   \ 

Chaux... 20,96  57,88) 

Magnésie ^  o,61  60,42    127,63      3 

Oxure  maDganeux....  4,26  9,35; 

Eau 2,71  «4,09                   0,33 

Formule  :  (Ca,  Mg,  Mn)'M  4-  1/3H. 

4.  Enfin  on  a  trouvé,  à  Andreasberg  et  à  Riechelsdorff,  un  ar- 
séniatc de  chaux  qui  se  présente  en  houppes  soyeuses  blanches, 
comme  le  premier,  mais  qui,  en  raison  de  sa  composition  on 
peu  différente,  a  reçu  les  noms  particuliers  de  ptcrophatmaeoli^ 
et  d'arsém'te. 

Picrophannaeolite         Arsénicite 
de  Riechelsdorff,      d'Andreasberg, 
par  Stromeyer.  ^  par  John. 

Acide  arsénique 46,97  45,68  2 

Chaux 24,65  27,28  5 

Magnésie 3,22  »  » 

Oxure  coballeux i  »  » 

Eau 23,98  23,86  14 

Formule  :  Ca'ÂV*  -f  14H. 
Chaux  antimoniée  ou  Bomélme. 

Substance  d'un  jaune-hyacinthe,  cristallisée  en  très-petils oc* 
tacdresà  base  carrée,  trouvée  par  M.  Bertrand  de  LomdansU 
mine  de  manganèse  de  Saint-Marcel  enPiémont.Sa  densité  estli*'' 

En  1853^  M .  Damour  a  donné,  pour  sa  composition  : 

Ozygèoe.      1MP«** 

Acide  antîmonique 0,4079  »          0,0965        ^ 

Oxyde  d'antimoine 0,3682  »          0,0577        ^ 

Oxyde  ferreux 0,0170  0,0039  j 

Oxyde  manganeux 0,0i2t  0,0027}  0,0523        ^ 

Uiaux 0,1629  0,0457; 

Silice  soluble 0,0096 

Matières  siliceuses  mélangées. . .  0,0190 

0,9967 
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cl 'où  il  a  conclu  la  formule  :  SllOSb^O^Sb^O^  ;  c'est-à-dire  de  la 
c^liaux  combinée  avec  un  acide  intermédiaire  d'antimoine  :  (Sb^O^, 

D'autres  minéralogistes,  entre  autres  MM.  Breithaupt  et  Dufré* 
Vïoy,  la  considèrent  comme  un  antimonile  de  cbaux  de  la  formule 
CaO,Sb»03. 

Chaux  tangstaiée. 

Schéelite  ou  schéelin  calcaire,  —  Substance  blanche  ou  jaunâtre, 
^  itreuseavec  un  éclat  diamantin  très-vif.Ëlle  cristallise  dans  le  sys- 
l^me  du  prisme  droit  à  base  carrée;  mais  ses  cristaux  sont  tou- 
jours des  octaèdres  aigus  ou  obtus,  simples  ou  modifiés.  Elle 
pèse  6,076  ;  elle  raie  le  fluorure  de  calcium  et  est  rayée  par  la  cbaux 
phosphatée  ;  elle  fond  lentement  au  chalumeau  en  un  verre  trans- 
parent; elle  se  dissout  lentement  dans  l'acide  nitrique  en  formant 
un  dépôt  jaune  d'acide  tungstique. 

La  grande  densité  de  cette  substance,  comparées  à  celle  de 
beaucoup  d'autres  matières  lithoïdes,  lui  avait  fait  donner  le  nom 
de  lungstein  ou  de  pierre  pesante,  et  on  la  prenait  pour  une  mine 
tfétatn  blanche,  lorsque  Schéele  découvrit  qu'elle  était  formée  de 
cliàux  et  d'un  acide  particulier  qui  fut  bientôt  nommé  acide 
^^sttque.  Mais  ce  n'est  que  quelques  années  plus  tard  que  les 
frères  d'Elhuyar,  chimistes  espagnols,  réduisirent  l'acide  tungsti- 
que à  l'état  métallique  et  le  métal  reçut  le  nom  de  tungstène, 
^omme  la  pierre  d'où  Schéele  avait  retiré  l'acide. 
Analyse  par  Berzélius  : 

Os  y  gène. 

Acide  tungstique 80,817  16,27  3 

Chaux 19,400  5,45  1 

Formule  :  CaTgou  CaW. 

On  trouve  le  tungstate  de  chaux  dans  les  terrains  primitifs  les 
Ptus  anciens,  et  principalement  dans  les  mines  d'élain,  où  il  ac- 
conupagne  le  wolfram  (lunsgtate  de  fer  et  de  manganèse). 

Chaux  tltanaiée  on  Pérownklte. 

Minéral   en  cristaux  ayant   pour   forme    primitive,   d'après 
M.  Dcscloiseaui,  un  prisme  rectangulaire  très-rapproché  du  cube. 

H  est  d'un  noir  de  fer  à  éclat  métallique  assez  vif.  Sa  densilé 

«    •  •  ■ 
^t  4,02.  Sa  formule  est  GaTi.  Il  a  été  trouvé  d'abord  dans  un  cal- 
caire lamellaire  du  Kaisersthul,  puis  à  Zermatt,  près  du  mont 
Kose,  et  en  Sibérie. 
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Chaux  nlobatée  ou  Pyrocklore. 

Minéral  d'un  brun  rougeâtre,  en  octaèdres  réguliers  ou  en 
grains  arrondis.  Sa  densité  est  4,21.  Il  existe  en  Norwége  eteo 
Sibérie,  dans  la  syénite.  Il  devient  jaune  verdâtre  quand  on  le 
calcine,  en  conservant  un  éclat  vitreux  ou  résineux.  Quant  à  sa 


a.  •  • 


composition  elle  répond  à  la  formule  HNd,  dans  laquelle  R  est 
représenté  par  de  la  chaux  avec  un  certain  nombre  d'autres  bases 
à  un  atome  d*oxygène.  L'acide  niobique  est  aussi  associé  à  un  peu 
d'acide  titanique,  stannique  ou  tungstique. 

Chaux  titaMo-silieatée  ou  Spkème. 

DifTérentes  variétés,  qui  ont  été  considérées  comme  des  espèces 
distinctes,  avaient  reçu  les  noms  de  spinthère^  pictite^  $émëm^ 
spinelline,  greenovitej  etc.;  leur  réunion  en  une  seule  espèce  en 
rend  les  caractères  plus  difficiles  à  établir. 

La  chaux  titano-silicatée  constitue  une  substance  vitreuse,  fra* 
gile,  rayant  la  chaux  phosphatée  et  rayée  par  le  feldspath;  elle 
pèse  de  3,47  à  3,60;  elle  est  généralement  d'un  gris  verdâtre, 
d'un  gris  rougeâtre  ou  d'une  couleur  hyacinthe;  mais  il  j  ep  a 
d'un  brun  foncé  et  d'un  vert-olive  foncé  (cristaux  d'Arcndal),  et 
de  roses,  comme  la  greenovile.  Les  variétés  de  couleur  claire  sont 
transparentes  avec  un  éclat  adamantin  ;  les  brunes  sont  opaques. 

La  chaux  titano-silicatée  présente  des  cristaux  très-variés  qoi 
dérivent  d'un  prisme  oblique  rhomboïdal.  Elle  est  très-répandoe 
dans  les  roches  granitiques,  et  principalement  dans  les  syénitest 
telles  que  celle  de  Corse  qui  forme  les  marches  de  la  colonne  de 
Napoléon  à  Paris,  et  celle  dont  est  formé  l'obélisque  de  Louqsof. 
La  greenovite  a  été  trouvée  dans  la  mine  de  manganèse  de  Saint- 
Marcel  en  Piémont.  Voici  l'analyse  de  plusieurs  de  ces  va- 
riétés : 

I.  II.  ni.  lY.        V* 

Acide  lilanique.* 41,58'       40,92        42,56        38,57      *l 

—  silicique 32,29  31,20        30,63        32,26      30,4 

Chaux 26,61  22,25        25  27,65       «M 

Oxure  ferreux i,07  5,62  3,93  0,76         » 

—  manganeux »  »  »  0,76        3,8 

1.  Sphène  de  Zillerthal,  par  H.  Rose. 
IL      —      brun  d'Arendal,  par  Rosales. 
ni.     —        —    de  Passae,  par  Brooke. 

IV.  Greenovite,  par  Marignac. 

V.  —  par  Delesse. 

Ces  analyses,  mais  surtout  la  première  et  la  troisième,  dooficirt 
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sensiblement  Ti^,  Si',  Ca*,  que  les  minéralogistes  disposent  au- 

jourd'hui  de  cette  manière  :  Ga'Si+Ti^Si  ;  mais  comme  il  n'est 
pas  vraisemblable  que  Tacide  litanique  serve  de  base  à  Tacide  si- 

licique,  je  préfère  la  formule  de  M.  Rose,  CaSi^+Ca^Ti^. 

Chaax  boro-slllcatée. 

On  en  connaît  deux  espèces  :  Tune,  nommée  datholùe,  se  pré- 
sente en  crislaui  transparents  ou  d*un  blanc  laileux  qui  dérivent 
d'un  prisme  droit  rhomboîJal  de  103"*  25' et  76**  35';  elle  pèse 
â,98,  raie  la  chaux  phosphatée,  donne  de  Teau  à  la  calcination, 
et  se  fond  au  chalumeau  en  un  verre  transparent.  Sa  composition 

est  égale  k  3GaB  +  Ca3Si*+3H.  L'autre  espèce,  nommée  bo- 
tryolite^  esi  sous  forme  de  concrétions  globulaires  d'un  blanc  ver- 
dâtre,  rayonnées  à  Tintérieur,  souvent  adhérentes  les  unes  aux 
autres  comme  les  grains  d'une  grappe;  elle  ne  diffère  de  la  pré- 
cédente que  parce  qu'elle  contient  6  molécules  d'eau  au  lieu  de  3. 
Ces  deux  minéraux  ont  été  trouvés  près  d'Arendal  en  Norwége, 
associés  à  de  la  chaux  carbonatée  laminaire  et  à  une  roche  de  talc 
verdâtre.  La  datholite  a  été  observée  depuis  à  Andreasberg,  dans* 
le  Tyrol,  en  Ecosse  et  aux  Étals-Unis. 

Chaux  sllleatée. 

Il  existe  probablement  un  certain  nombre  de  silicates  de  chaux 
simples,  c'est-à-dire  presque  uniquement  composés  de  silice  et 
de  chaux.  Le  plus  connu  a  reçu  le  nom  de  spath  en  tables  et  de 
wollastoniie.  11  cristallise  en  tables  chargées  de  facettes,  qui  dé- 
rivent d'nn  prisme  rhomboïdal  oblique  de  95°  38',  et  dont  la  base 
est  inclinée  sur  les  faces  de  104"*  18'.  La  wollastoniie  est  d'un 
blanc  nacré,  elle  pèse  2,805  à  2,86  ;  elle  est  rayée  par  la  chaux 

phosphatée.  Elle  contient  environ  53  de  silice,  46  de  chaux  et 

•  •  ■  • 

1  de  magnésie.  Elle  a  pour  formule  Ca^Si^.  M.  Hisinger  en  a  dé- 
crit une  autre  espèce  sous  le  nom  de  edelforsite,  par  ce  qu'elle  a 
été  trouvée  à  EdelTorss  en  Smoland.  Elle  est  d'un  blanc  gris,  fi- 
breuse, grenue  ou  compacte.  Elle  contient  d'après  l'analyse  de 

Beudant,  sur  un  échantillon  de  Gsiklova,  61,6  de  silice,  36,1  de 

•  •  •  • 
chaux  et  2,3  de  magnésie.  Formule  :  GaSi. 

Nous  arrivons  maintenant  aux  silicates  de  chaux  composés,  qui 
sont  tellement  nombreux  et  d'une  si  faible  utilité  par  leurs  appli- 
cations, qu'à  l'exception  de  deux  ou  trois  espèces  sur  lesquelles  je 
reviendrai  en  particulier,  je  me  contenterai  de  donirer  une  classi- 
flcation  méthodique  des  autres  et  d'en  indiquer  la  composition. 
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SILICATES  CALCAIRES. 

I.  Anhydres  non  alnmlneux. 

•  •  • . 
Éléments  de  composition.   RSi. 

Édelforsîte Ca  Si. 

•  ■••      .    ••■ 

Cuir  de  montagne Ca  Si  -f-  Mg'Si. 

•    •  • . 
H«  Si». 

Wollastonite Ca'Si». 

Pyroxène  diopside Ca»Si«  +  Mg'SÏ». 

—  augite Ca'SÏ*  4- Fe«Si». 

—  amiantoïde (Ca,  Mg)«Si«  +  (Fe,  Mn)»Si«, 

—  vert  de  Pargas Ca  Si  +  (Mg,  Fe,  Mn)*SÏ. 

Buslamite Ca  Si  +  Mn**SÏ. 

R  Si  4-  R'Si*. 

Trémolite Ca  SÏ+Mg»Si«. 

Aclinole , .    Ca  SÏ4-  (Mg,  Fe)»Si« . 

•  •••      •    ••• 

Anlhophyllile  de  Kongsberg. Fe  Si  +  Mg*Si*. 

liabinglonite 3Ca  Si  4-  Fe»'sï«. 

II.  Anhydres  et  nlnmlnenz. 


•  •  •  •  •  •  • 


•  «va 


U  Si-I-R  Si. 

•  •■•••       ■    ••■ 
Scolexerose Al  Si  +  Ca  Si. 

Isopyre (/U,  FeVsï+ Ca  SÏ. 

Labradorile (Xf,  Fe)  Si  +  (Ca,  Sd,  Mg)  SÏ. 

Glaukolite Al  Si  +  (Ca,  Mg,  Po)  Si. 

Couzéranile 2AÎ  si4-3(Ca,  Mg,  Sd,  Po)'si. 

Dipyre 3Ai  Si  4-2(Ca,  Sq)  si* 

R  Si  -f-  R»  Si*. 


•  •  ■  •  •  • 


Axinite Al_  Si  +  (Ca,  Fe)»Si*. 

Raphifite Al  si  +  3(Ca,  Po)»Si\ 

Barsowitc SaI  Si  -f  Ca'sï*. 


•  '•  ••«•• • 


!••••••••  •  •  •  ••• 
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ite.  .^. SAÎ  Si  +  2Ca»SÏ». 

RSi  +  H»Si. 

AJ  si  +  (Ca,  JNa)»Si. 

(ÂV,  Fe)  à'  +  (Ca,  Mn,  Mg)»  Si. 

Ililithe AÎ  S  +  2(Ca,  Mg)»si. 

EOïsile 2^  Si-f  Ca'si. 

thalllle 2Ai  SÏ+  (Ca,  Fe)»  Si. 

Daanganésienne 3(Ai,  Mn)  Si  +  (Ca,  Fe,  Mn)»si. 

(par  Stromeyer) 2a(  Si  4-  (Ca,  Po)»si . 

2 Al  si  -f  3 Ca«si . 

;e \ 

I      •  •  •   •«•  «        ••• 

oe 3AI  Si  +  Ca»Si, 

(GmelÎD) j 

•  •  ■      «ta  •  •  •  • 

î 3^  Si  +  Ca'Si. 

4Ai  SÏ  +  (Ca,  Sd)»Si. 

3Al  SÏ4-(Ca,  Po)«si. 

Compositions  diverses. 

de  de  Werner Aï  Si*  +  2(Mg,  Ca)»Si*  ? 

2 Al  Si»  +  Ca'Si*. 

2Ai  SÏ« -t- (Ca,  Mn)  SÏ. 

rllite  de  Norwége Al_SÎ«  +  3(Fe,  Mn,  Mg,  Ca)  Si. 

ne 2Al*SÏ  +  3Ca»SÏ. 

j Al'SÏ  4-  2(Ca,  Mg)«si. 

III.  Sllleaies  non  alaminenx  bydratés. 


•     ••• 


Ca»Si*  +  6A^. 

le  (How) Ca*S>  +  oAq. 

Esite  (How) Ca**si«  +  ^Aq. 

ite 8Ca'si  +  PoW+16A^. 
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Danburyle 9Ca  Si  +  Po  Si*  +  SAq. 

Oxavérite \oU  SÏ+  Po  SÏ«  +  22^^. 

IV.  Sllleates  alamlneux  hydratés. 

Scolézile Al  si  4-  Ca  Si  +  ZAq. 

Mésolite Al  Si'-f  (Ca,  Sd)  Si  -f  SA^. 

Levyne Al  Si  +  (Ca,  Sd)  SÏ  +  ^Aq. 

Phakolite  (Anderson) 2Al  *si  +  3Ca  Si  +  9Aq. 

Antrimolite .- oAl  Si  +  3(Ca,  Po)  SÏ -f  ISAj. 

Mésole 6Ai  SÏ  +  2(Ca,  Sd)»si«  +  iSAç. 

Slellitc AÏ  SÏ  +  5  (Ca,  Mg,  Fe) »  SP  +  6. 

Edinglonite 4Ai  Si*  +  Ca»si«  +  itAq. 

Prehnile Al  SÏ  +  Ca«SÏ -f-  Ag . 

Gismondine  du  Vésuve. 2AI  Si  4"  Ca"Si  +  9Aç. 

Kirwanite Al  Si  +  3(Ca,  Fe)«si  +  lAq. 

Thomsonite aXi  Si  4-  (Ca,  Sd)»sl  +  6Aq. 

lUnérite 3X1  si  4-  (Ca,  Sd,  Po)»si  4-  6A« 

Zéolite  de  Borkhult 2a[  SÏ  4-  Ca  Si*  4-  2Aq. 

Zéolite rouge d'Edelfors8(Hisinger).  Al  Si* 4- CaSi  +  ZAq. 

Chabasie Al  Si*  4-  (Ca,  Po)  si  4-  6Aq. 

Hydrolilhe  (Vauquelin) 4a[  Si*  4-  3(Ca  Sd)  SÏ  4-  UAq. 

Chabasie  de  Naelsoê 4Al  SÏ*  4-  (Ca,  Sd,  Po)»Si«  4-  24 

Caporcianite 3Ai  SÏ*  4-  (Ca,  Po)*  SÏ*  4-  9Aq. 

Lanmonite  (Dufrénoy) sXi  SÏ*  4-  Ca'Si*  4-  i%Aq. 

Mésoline 3Ai_SÏ*4-  (Ca,  Sd)»si«4-  ilAq. 

Christianite  de  Marburg .........  3Ai,  Si*  4-  (Ca,  Po)»SÏ«  4-  i  oAq. 

Hydrolithe  (Rammelsberg) âXI  Si*  4-  (Ca,  Sdj»Si*  4-  i  %Aq. 

Phakolite  (Rammelsberg) ........  3a\  SÏ*  4-  (Ca,P8,  Sd)*si  4-  i  SAj 

Laumonite  (Gmelin)^ , 3Ài  si*  4-  Ca'SÎ  +  i^Aq. 


PYROXÉNE. 
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•  ■■  • •  • 


Slilbile Al  Si»  +  Ca  Si  +  ôA^. 

Zéolite  rouge  (Damour) Al  Si'  +  Ca  Si  -|-  4Ag. 

Épislilbite 

Heulandite  (Damour) 


Al  Si»  +  (Ca,  Na)  Si  -f  oAq. 


Heulandite  (Walmesledt) 4 M  Si»  +  3Ca  Si  + 1  SAq. 

Saibile  lamelleuse i 

Bre^,éri.e........ j  4A1  Si' +  3Ch  Si  +  24Ag. 


I  •  •     • •• 


Sphajrostilbile 3 Al  Si»  +  Ca»  Si» 4-  \SAq. 

Hyposlilbile 3Ai  SÏ»  +  Ca» Si  +  iSAq. 

Heulandite  de  Stromoê id  Si»  +  (Ca,  Na)  SÏ»  +  21  Aq, 

Faujasile A[Si»+  (Ca,  Na) Si-f-9Ag. 

Beaumonile. ÂÏ  si»  +  Ca  sV»+  5Ag. 

Pyroxène. 

Celte  espèce  comprend  un  grand  nombre  de  variétés  qui  ont 
été  décrites  sous  les  noms  de  diopside,  malacolite^  sahlite,  baîka- 
^ûe,  coccolitej  hédenbergite,  augùe^  etc.  Ces  substances,  qui  se  pré- 
sentent avec  des  aspecls  très-divers  et  une  couleur  blanche,  verte 
ou  noire,  ont  été  réunis  par  Haiiy  en  une  seule  espèce,  parce 
Qu'elles  ont  une  seule  et  môme  forme  primitive,  qui  est  un  prisme 
oblique  rhomboîdal  {fig.  216),  dont  les  deux  faces  M,  M,  sont  in- 


M 


i 

! 
1 

1 

1 

1 

'r 

1 

1 
1 

1 
! 

Fîg.  217.  *  Pyroxène.  ''ig-  *»«•  -  Pyo^ne. 

«^Hnée  entre  elles  de  87*»  5'  et  dont  la  base  P  forme  avec  les  mê- 

^cs  faces  un  angle  de  100*  25'.  L'analyse  chimique  a  longtemps 

paru  contraire  à  celte  réunion,  à  cause  de  la  diversité  des  bases 

combinées  à  la  silice;  mais  la  théorie  de  l'isomorphisme  est  ve- 

^ue  donner  raison  à  la  cristallographie,  en  montrant  que  la  com- 

P<>8iliou  de  tous  les  pyroxènes  était  celle  d'un  silicate  de  pro- 

^oxyde,  qui  peut  être  représenté  parR»Si»ouou  par  Il'Si»-f  R-^^i*^ 
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suivant  qu'on  suppose  toutes  les  bases  renfermées  dans  un  seul 
silicate  ou  réparties  dans  deux.  Dans  ce  dernier  cas,  la  base  du 
premier  silicate  esl  toujours  la  chaux,  et  celle  du  second  nlit 
la  magnésie  ou  de  l'oxurc  ferreus,  ou  un  mélange  des  deui,aui- 
quels  se  joint  souvent  l'o^iure  manganeux. 

La  premiËt'c  variété  de  pyroxène  porte  principalement  les 
noms  de  diopside  et  de  malacolite.  Elle  est  d'une  couleur  blancbt 
ou  verdâtre  et  se  compose  de  Ca'Si'-J-Mg'Si*,  avec  substitu- 
tion à  la  magnésie  d'une  quantité  variable  de  proloiyde  de  fer. 


Fig.  11S-  — Pirouu'.  r\f.  tlO.  — PTroiine. 

Elle  pèse  3,3, raie diriicilement  leverreetest  rayée  par  le  quarts 
elle  ne  donne  pas  d'eau  à  lacalcination  et  se  fond  au  chalume»— 
en  un  verre  incolore.  Elle  est  inattaquable  par  les  acides.  On  M 


Fig.  lîi .  —  Pyroièii!.  Fig.  lîî.  —  Pinuènc. 

trouve  disséminée  dans  tes  micaschistes  ou  dans  les  schistes  arV 
gileux  qui  leur  sont  subordonnés  {vallées  d'AIa  et  de  Grassoney"" 
en  Piémont);  dans  les  calcaires  bleus  lamellaires  des  Pyrénées 
dans  les  diorites  ou  dans  les  dépAts  calcaires  subordonnés  (& 
Passa,  dans  le  Tyrol);  dans  les  dolomies  et  dans  les  roches  ser^ 
penlineuses  subordonnées  au  gneiss,  etc. 

La  seconde  variété  de  pyroiène  porte  les  noms  d'augile  ou  d'Af-" 
denhergite.VA\e  m  verleou  noire  et  ne  pèse  que  3,(  à 3, 15,  cequ..^ 
est  assez  singulier  en  raison  de  la  substitution  presque  complète 


AMPHIBOLE. 
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de  proloxyde  de  fer  à  la  magnésie;  elle  se  fond  au  chalumeau  en 
un  Terre  noirâtre.  Elle  est  inattaquable  par  les  acides. 

L'augile  appartient  aux  terrains  volcaniques  anciens  et  mo- 
dernes. On  la  trouve  en  abondance  dans  les  courants  de  lave  de 
TEtna  et  du  Vésuve,  et  dans  les  scories  qui  les  accompagnent. 
Les  volcans  en  rejettent  quelquefois  avec  profusion  des  cristaux 
isolés  qui  retombent  sur  leurs  flancs,  et  dont  les  principales  formes 
se  trouvent  représentées  figures  219  à  222.  L'augite  fait  partie 
intégrante  des  basaltes  et  des  dolérites. 


Ampliibole. 

De  même  que  pour  le  pyroxène,  les  minéralogistes  admettent  la 
réunion,  sous  le  nom  d' amphibole,  de  trois  minéraux,  fort  diffé- 
rents en  apparence,  que  Werner  avait  décrits  sous  les  noms  de 
trémolite,  d'aciinote  et  de  hornblende.  Cette  réunion,  que  Haiiy  a, 
le  premier,  opérée  en  se  fondant  sur  les  caractères  Cristallogra- 
phiques,  présente  cependant  cette  anomalie  que  la  hornblende, 
qui  est  l'espèce  la  plus  répandue  et  la  plus  importante  des  trois, 
possède  une  composition  qui  ne  s'accorde  pas  avec  celle  des  deux 
autres.  C'est  ce  qui  m'engage  à  les  décrire  séparément. 

La  trémolite  est  une  sub::lance  blanche,  grise  ou  verdâtre,  an- 
hydre, fusible  au  chalumeau  en  un  verre  blanc,  translucide  ou 
opaque.  Elle  pèse  2,93;  elle  est  très-difficilement  attaquable  par 
les  acides;  cependant  la  dissolution  précipite  abondamment  par 
l'oxalate  d'ammoniaque  et  ensuite  par  la  potasse,  peu  ou  pas  par 

'e  cyanure  ferroso-potassique. 

La  trémolite  se  trouve  cristallisée  ou  en  masses  fibreuses  (gram- 

i>^atite).  Sa  forme  primitive  est  un  prisme  rhomboïdal  oblique 

ifig.  223),  dont  les  faces  M  et  M  font  en- 

^re  elles  un  angle  de  i24<»  34',  dont  la 

l>ase  P  est  inclinée    sur   les  faces    de 

*03»  <3',  et  dont  la  hauteur  est  à  l'un 

^es  côtés  de  la  base  comme  1  :  4.  Ses 

cristaux  les  plus  habituels  sont  des  pris- 


^ 


M 


Fig.  223.  Amphibole. 


Fig.  224.  Amphibole. 


^^  rhomboïdaux  obliques  {(ig.  224),  terminés  par  un  biseau 
wnaé  sur  les  angles  E.  Les  masses  fibreuses  sont  à  fibres  droites. 
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conjointes  ou  rayonnées,  d*un  éclat  soyeux,  faciles  à  diviser  par 
la  pression  en  parcelles  dures  et  aciculaires  qui  s'implaptent  dans 
les  doigts.  Celte  substance  ne  forme  pas  de  roche  :  elle  est  sea- 
lement  disséminée  dans  les  calcaires  saccharoXdes  et  les  schistes 
de  transition.  Je  n'en  citerai  qu'une  seule  analyse,  faite  par  Ban- 
dant sur  la  trémolitc  de  Cziklova. 

Oxygéné. 

Silice 59.5  3i,49  .     9 

Magnésie 26,8  10,37  3 

Chaux 12,3  3,45  I 

Alumine 4,4  0,65  » 

Formule  :  Ca  Si  -+-  Mg»si«  ou  (Mg,Ca)»si«. 

« 

Asbeste,  amiante,  lin  fos$He,  carton  fossile.  —  On  a  donné  ces  dif- 
férents noms  à  un  minéral  fort  singulier  qui  se  présente  soas  la 
forme  de  Ûbres  douces,  soyeuses  et  flexibles  comme  du  cotoo, 
ou  en  masses  à  Ûbres  douces  et  comme  feutrées,  ressemblant  i 
du  carton  ou  à  de  Tagaric  blanc  du  mélèze.  Cette  substaoce  se 
dislingue  du  talc,  avec  lequel  on  Ta  presque  confondue  autr^ 
fois,  parce  que  son  toucher,  quoique  très-doux,  ne  présente  rien 
d'onctueux.  Celle  qui  est  en  longs  filets  flexibles  ei  qui  porte  plus 
spécialement  le  noifn  d'ammn/e,  peut,  jusqu'à  un  certain  point, 
se  filer  et  se  tisser,  et  Ton  a  dit  que  les  anciens  en  fabriquaient 
des  toiles  incombustibles  dans  lesquelles  ils  enveloppaient  les 
cadavres  destinés  au  bûcher,  dont  ils  voulaient  recueillir  is 
cendre . 

Aujourd'hui  les  minéralogistes  sont  portés  à  ne  regarder  Tas- 
beste  que  comme  une  forme  particulière  d'un  autre  minéral,  mais 
ils  ne  s'accordent  pas  sur  l'espèce  à  laquelle  ils  le  rapportent. 
Cordier  est  le  premier,  je  crois,  qui  ait  assimilé  Tasbeste  à  Tio* 
phibole,  et  maintenant  on  le  rapporte  plutôt  au  pyroxène. 

Il  est  possible,  en  effet,  que  des  substances  (ibreuses«  telles 
que  l'amiantoïde  de  Hauy  et  la  substance  analysée  parBerihiv 
sous  le  nom  d'asôeste  du  Petit-Saint-Bemat^,  soient  des  fj' 
roxènes;  mais  le  véritable  asbesle  blanc  et  cotonneux  delaT** 
rantaise  est  plutôt  une  emphibole,  comme  on  peut  le  voirparT*' 
nalyse  suivante  de  M.  Bonsdorff  : 

Rapports  molécnl&ires.  * 

Silice 58,20  102,68                   3 

Chaux 15,55  44,43 

Magnésie 22,40  86,70^  138,28    4 

Oxure  ferreux 3,22  7,i5 

Alumine 0,i4 

Lau 0,14 

Acide  fluorique.. .        0,66 
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Il  faut  remarquer  cependant  que  Tasbeste  se  rapproche  de 

Vamphibole  seulement  par  le  rapport  total  des  bases  à  la  silice 

•    ••• 
qui  donne  la  formule  R*  Si^,  et  non  par  celui  de  1  à  3  qui  existe 

dans  l'amphibole,  entre  la  chaux  et  la  magnésie. 

Jade  orientaly  Jade  néphrétique  ou  néphrite.  —  Substance  com- 
pacte, verdâtrc,  translucide,  d'une  dureté  égale  à  celle  du  fel- 
dspath et  tellement  tenace  qu'on  a  peine  à  la  briser  sous  le  marteau. 
La  cassure  en  est  terne,  inégale  et  esquilleuse.  La  texture  elle- 
même  est  ûnement  squameuse  ou  grenue,  comparable  à  celle  de 
la  stéatite  ou  de  la  cire.  La  couleur  est  quelquefois  blanche;  mais 
elle  est  le  plus  ordinairement  d'un  vert  poireau  très-pàle,  passant, 
par  places,  au  vert  de  chrome.  La  pesanteur  spéciflque  est  de 
3  environ.  Cette  substance  est  apportée  de  Tlnde  et  de  la  Chine 
soos  forme  de  cailloux  roulés  quelquefois  volumineux,  ou  en 
objets  d'art  travaillés,  pourvus  d'un  poli  et  d'un  éclat  imparfaits, 
et  qui  paraissent  doux  et  un  peu  gras  au  toucher.  Cette  pierre 
porte  en  Chine  le  nom  de  ju  et  elle  y  jouit  d'une  grande  célébrité. 
On  lui  attribuait  autrefois,  môme  en  Europe,  la  propriété  de  faire 
sortir  les  calculs  de  la  vessie,  étant  portée  en  amulette.  Elle  parait 
ftToirdes  caractères  assez  tranchés  et  constants,  les  deux  analyses 
suivantes  donnent  une  idée  de  sa  composition  : 

I. 

SiUce 5^,68 

Chaux 16,06 

Magnésie 26,06 

Oxyde  de  fer 2,15 

Eau 2,75 

I.  Jade  de  Turquie,  par  M.  Hammelsberg. 

II.  Jade  blanc  laiteux  de  l'Inde,  moyenne  de  deux  analyses, 

.      •••  •     ••• 

{MIT  M.  Damour.  Formule  :  Mg^Si^Ca  Si.  Cette  composition  étant 

exactement  celle  de  la  trémolite,  on  regarde  le  jade  oriental 
comme  une  simple  variété  de  trémolite.  Pendant  longtemps  on 
^  cru  que  l'alumine  était  un  des  éléments  essenliels  du  jade 
oriental,  mais  on  sait  aujourd'hui  qu'elle  n'y  entrait  que  par 
exception . 

On  nomme  jade  ascien^  un  jade  à  cassure  écailleuse,  suscep- 
tible d'un  beau  poli  et  d'un  vert  foncé  ou  d'un  vert  olivâtre, 
presque  transparent  dans  ses  fragments.  Son  poli  est  plus  par- 
fait et  plus  éclatant  et  son  toucher  est  plus  sec,  sans  être  ce- 
pendant entièrement  privé  d'onctuosité.  Je  possède  un  échan- 
^llon  de  ce  jade,  façonné  en  un  fer  de  hache  de  8  centimètres 
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de  long  sur  4,3  centimètres  de  large,  et  j'en  ai  vu  un  autre  de 
même  forme,  qui  a  été  trouvé  dans  les  alluvions  de  la  Seine  par 
M.  Duval,  pharmacien  et  géologue  très-distingué.  On  sait,  en  ef- 
fet, que  les  peuples  demi-sauvages  de  toutes  les  parties  du  monde, 
les  premiers  habitants  de  la  Gaule  comme  ceux  de  TAmérique,  se 
sont  servis  des  pierres  les  j)lus  dures  de  leur  pays,  avant  qu'ils 
connussent  l'usage  d:i  fer,  pour  en  fabriquer  des  armes  et  des 
instruments  tranchants.  Sur  l'ancien  sol  parisien,  c'étaient  prin- 
cipalement le  silex  pyromaque  et  le  grès  de  Fontainebleau  qoi 
servaient  à  cet  usage;  la  petite  hache  de  jade  dont  je  viens  de 
parler  y^avait  peut-être  été  apportée  par  le  commerce.  En  Amé- 
rique, sur  les  bords  de  l'Amazone  et  dans  les  lies  de  la  merda 
Sud,  c'est  principalement  le  jade  qui  sert  à  faire  les  haches  et  les 
casse-tête  des  indigènes. 

De  Saussure  avait  donné  le  nom  de  jade  à  un  feldspath  i 
base  de  soude,  compacte,  tenace,  d'un  gris  bleuâtre  ou  d'un 
vert  grisâtre,  qui  sert  de  base  à  la  roche  diallagiqne  nom- 
mée vert  de  Corse,  La  cassure  en  est  esquilleuse  et  assez  sem- 
blable à  celle  du  jade  néphrétique  ;  la  pesanteur  spécifique  in- 
diquée est  de  3,34.  Le  caractère  qui  distingue  le  mieux  cette 
substance  du  jade  néphrétique  réside  dans  l'éclat  vitreux  de  si 
surface  polie  et  dans  son  toucher  sec  et  dépourvu  de  toute  onc- 
tuosité. 

Actinote  ou  amphibole  vert,  —  En  cristaux  bacillaires,  nonte^ 

minés,  d'un  vert  clair,  transparents  et  à  structure  lamelleose. 

Fusible  en  un  verre  peu  coloré  en  vert.  Pesanteur  spécifique, 

3,05.  L'analyse  montre  que  l'actinote  n'est  autre  chose  quedelt 

Irémolite  dans  laquelle  une  partie  de  la  magnésie  est  remplacée 

.    ...      • 
par  de  Toxyde  de  fer,  de  sorte  que  sa  formule  est  Ca  Si4-(Mg, 

Fe)»  si». 

Amphibok  alumineuxoM  hornblende,  —  Cette  substance  est  prei- 
({ue  toujours  cristallisée,  ou  pour  le  moins  en  masses  très-hinei- 
leuses  et  d'un  clivage  facile.  Sa  forme  primitive  est  un  priuK 
oblique  rhomboïdal  de  124"* 34',  comme  celui  delà  trémolite,el 
ses  cristaux  les  plus  habituels  sont  des  prismes  à  six  faces  teb 
que  ceux  présentés  ligures  225  et  226.  Ces  cristaux  ressembleal 
d'autant  plus  à  un  prisme  hexaèdre  régulier,  et  en  particulier  i 
certaines  tourmalines,  qu'ils  sont  terminés  par  un  pointemeoti 
trois  faces  composé  de  la  base  primitive  et  d'un  biseau  placé  sir 
les  arêtes  de  derrière.  Mais  on  reconnaît  très-facilement,  à  l'aide 
du  goniomètre,  que  le  prisme  est  seulement  symétrique  et  non 
régulier;  les  deux  angles  qui  restent  de  la  forme  primitive  étant 
de  12i*  3i',  et  les  quatre  autres  mesurant  117**  32'.  Ces  cris- 
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X  se  distinguent  en  outre  de  ceux  de  la  tourmaline  par  leur 

ibilité  en  un  verre  notr,  et  parce  qu'ils  ne  sont   pas  élec- 

[oes  par  la  chaleur.  Enfin  ils  sont  complélement  noirs  et 

iques. 

A  composition  de  la  hornblende  présente  toujours,  comme 

ments  principaux,  la  silice,  la  chaux,  la  magnésie  et  le  prot- 


Fig.  125.  —  Amphibole. 


Fig.  226.—  Amphibole. 


rde  de  fer;  mais  il  est  difficile  d'y  reconnaître  la  formule  de 
rémolite,  et  d'ailleurs  la  présence  de  l'alumine,  dont  la  quan- 
t  Tarie  de  4  à  26  centièmes,  ne  permet  d'en  conclure  aucun 
ingement  certain.  On  s'est  beaucoup  occupé  d'expliquer  com- 
ot  la  hornblende,  avec  une  composition  si  variable,  peut  offrir 
i  cristallisation  aussi  nette,  aussi  constante,  et  toute  sembla- 
à  celle  de  la  trémolite.  La  manière  la  plus  plausible  d'expli- 
sr  ce  fait  consiste  à  supposer  que  la  hornblende  est  une  tré- 
lite  qui  a  cristallisé  dans  un  milieu  très-chargé  de  parties 
mineuses,  dont  l'élimination  n'a  pu  se  faire  complètement,  et 
I  sait  que  les  sels  qui  cristallisent  dans  ces  circonstances  prê- 
tent presque  toujours  des  formes  plus  simples  el  plus  nettes 
i  ceux  qui  sont  d'une  pureté  parfaite. 

les  diverses  espèces  d'amphibole  appartiennent  aux  terrains 
nilifs  et  à  ceux  de  transition.  La  hornblende  forme  à  elle  seule 
couches  très-étendues,  soit  à  l'état  lamellaire,  soit  à  l'état 
îstoide,  et  constituant  le  hornblendeschiefer.  Mélangée  au 
bpath  compacte  ou  laminaire,  elle  forme  des  rocbes  très- 
Ddues  nommées  diorites  et  syéniies.  Elle  fait  également  partie 
I  terrains  volcaniques  anciens  et  modernes,  el  c'est  même  de 
i  sortes  de  terrains  que  proviennent  les  plus  beaux  cristaux, 
ictinote  forme  des  couches  dans  les  micaschistes  et  se  trouve 
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aussi  disséminée  dans  les  roches  lalqueuses.  La  trémolite  el  Tas- 
besle  se  trouvent  dans  les  roches  serpentineuses  et  les  stéa* 
schistes.  L'asbeste  vient  surtout  de  la  Corse  et  de  la  Tarantaise. 


FAMILLE  DU  STRONTIUM. 

Le  strontium  ressemble  au  barium  comme  le  brome  au  chlore, 
le  sélénium  au  soufre,  Tarsenic  au  phosphore  ;  aussi  leurs  com- 
posés naturels  ont-ils  d'abord  été  confondus  ensemble.  Le  doc- 
teur Crawfort  est  le  premier  qui,  eu  1790,  ait  annoncé  qu'un  mi- 
néral pesant,  trouvé  à  Strontian  en  Ecosse,  et  pris  pour  da 
carbonate  de  baryte,  contenait  une  base  différente,  qui  reçal 
bientôt  après  le  nom  de  strontiane.  Plus  tard  on  reconout  aussi 
que  de  beaux  groupes  de  cristaux  apportés  de  Sicile  et  qui  figu- 
raient dans  les  collections  comme  sulfate  de  baryte,  étaient  da 
sulfale  de  strontiane.  Ces  deux  états  sont  les  seuls  sous  lesquels 
on  trouve  la  strontiane. 


litron tiaiie  solfAtée. 

Celle  subslance,  à  Tétat  de  pureté,  est  sous  forme  de  cristaux 
transparents  et  incolores,  composés  de  56,36  de  strontiane  et  de 

43,64  d'acide  sulfuriquc,  ou  de  SrS;  elle  pèse  de  3,85,  à  3,96; 
elle  raie  la  chaux  carbonatée  ;  elle  présente  un  éclat  vitreux  et 
nacré,  et  possède  deux  axes  de  double  réfraction.  Elle  décrépite 
au  chalumeau  et  se  fond  en  un  émail  blanc  et  laiteux;  chauffée 
avec  du  charbon,  elle  donne  lieu  à  du  sulfure  de  strontium  dont 
la  saveur  est  sulfureuse  et  alcaline.  Ce  sulfure,  traité  parTacide 
chlorhydrique  dégage  du  sulfure  hydrique  et  forme  une  disso- 
lution qui  précipite  en  blanc  par  Tacide  sulfurique  et  qui  colore 
en  pourpre  la  flamme  de  l'alcool. 
La  forme  primitive  de  la  strontiane  sulfatée  est  un  prisme  droit 

rhomboïdal  de  i04«  et  76«  {fig.  2i7).  ^ 
prisme  primitif  de  la  baryte  sulfatée  pré- 
sente des  angles  de  401*  42'  et  78*  38'.  Cell« 
diff'érence  de  près  de  3  degrés  avait  ptf^ 
une  anomalie  inexplicable  à  Haiiy,  p' 
qu'au  moment  où  l'analyse  chimique  viol 
démontrer  la  nature  diff'érente  des  deux 
sels.  La  pesanteur  spécifique  du  sulfate  de 
baryte  est  un  peu  plus  considérable  (4,3);  du  r«ste,  les  pro- 
priétés et  les   formes  cristallines  présentent  une  grande  ana- 
logie^ 
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Fie.  227.— Stroiiliane. 
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On  trouve  en  Sicile  des  cristaux  laiteux  qui  affectent  la  forme 
primitive,  et  on  en  trouve  aussi  dans  les  mines  du  Salzbourg, 
qui  soQt  bleuâtres  et  fortement  striés  sur  leurs  faces  ;  mais  la  plu- 
part des  cristaux  ont  la  forme  de  prismes  rhomboïdaux  de  102^58' 
{fg.  2*28)  qui  proviennent  de  l'allongement  de  la  forme  primitive 


Fig.  t28.  —  Strontiane. 


Fig.  229.  —  strontiane. 


dans  le  sens  de  la  petite  diagonale  AÂ,  joint  à  un  biseau  formé 
sur  les  angles  E.  Les  beaux  cristaux  de  Sicile  se  présentent  sous 
cette  forme  ou  sous  celles  représentées  {fig.  229  et  230),  qui  n'en 


pif.  230.  —  strontiane. 


Fig.  231.  —  strontiane. 


K)Dt  que  des  modiflcations.  Ces  cristaux  rassemblés  en  groupes 
Qin  peu  rayonnants,  remplissent  les  caviiés  de  bancs  de  soufre 
loi  alternent  avec  de  la  chaux  sulfatée. 

Autres  formes  de  la  strontiane  sulfatée  : 

Laminaire;  à  Bristol,  en  Angleterre,  ayant  pour  gangue  une 
irgile  ferrugineuse. 

fVftreiae  ;  comme  aux  environs  de  Toul,  en  couches  minces 
dans  une  argile  glaise.  Elle  est  ordinairement  colorée  en  bleu. 
D'après  Wittsein  et  plus  tard  Crawford,  la  coloration  bleue  de 
b  strontiane  sulfatée  d'Iéna  est  due  à  un  mélange  de  fer  phos- 
phaté. 

Compacte  et  terreuse;  en  masses  ovoïdes  aplaties,  ou  en  rognons 
engagés  dans  une  marne  qui  sépare  les  bancs  de  chaux  sulfatée, 
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à  Monlmarlre.  Celle  variété  est  impure  et  contient  de  10  à  20  de 
carbonate  de  chaux.  Les  masses  sont  presque  toujours  crevassées 
à  l'intérieur  par  suite  du  retrait  causé  par  la  dessiccation,  elles 
crevasses  sont  ordinairement  tapissées  de  petits  cristaux  brillanls 
qui  ont  la  forme  apotome  représentée  Ogure  231.  La  slrontiaoe 
sulfatée  qui  tapisse  Tintérieur  de  quelques  silex  de  la  craie,  à 
Meudon,  se  présenle  sous  la  même  forme. 

Strondaiie  carboiiatée. 

Cette  substance  se  trouve  rarement  cristallisée.  Ses  crislaiii 
sont  des  prismes  à  sic  pans,  souvent  bordés  par  un  rang  de  fa- 
cettes annulaires,  comme  cela  a  lieu  pour  le  prisme  hexaèdre 
régulier;  mais  quelques  crislaux,  qui  ont  offert  une  double  bor- 
dure de  facettes  sur  quatre  faces  seulement,  tandis  qu'il  n'ezislait 
qu'une  seule  faccetle  sur  les  deux  autres  faces,  ont  montré  que  le 
prisme  hexaèdre  était  seulement  symétrique.  Il  dérive  d*un 
prisme  droit  rhomboïdal  de  117*  32' et  62*  28',  presque  semblable 
à  celui  de  Taragonite.  La  stronliane  carbonatée  se  trouve  beau- 
coup plus  ordinairement  sous  la  forme  de  masses  à  struclure 
fibreuse  et  rayonnante.  Elle  est  d'un  blanc  un  peu  jaunâtre,  uu 
grisâtre,  ou  vcrdâtre.  Elle  pèse  3,63  (la  baryte  carbonaléc 
pèse  4,29)  ;  elle  est  rayée  par  la  chaux  fluatée,  et  se  fond  au  cha- 
lumeau en  répandant  une  lueur  purpurine  ;  elle  est  phosphores- 
cente étant  projetée  en  poudre,  dans  l'obscurité,  sur  des  char- 
bons ardents.  Elle  se  dissout  lentement  et  avec  effervesceDcedans 
l'acide  nitrique  un  peu  étendu.  La  dissolution  précipite  en  blanc 
par  l'acide  sulfurique  et  colore  en  pourpre  la  flamme  de  l'al- 
cool. 

La  slronliane  carbonatée  a  été  trouvée,  associée  au  plomb  sul- 
furé, au  cap  Slrontian  et  à  Lead-Hills  en  Ecosse.  A  BruusdorlT, 
en  Saxe,  elle  est  accompagnée  de  pyrite. 

FAMILLE  ou  BAHIUM. 

La  baryte,  ou  l'oxyde  de  barium,  a  été  découverte  parSchéele, 
en  1774-,  dans  l'examen  qu'il  fit  de  l'oxyde  noir  de  manganèse, 
lequel  contient  très-souvent,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  delab^" 
ryte  à  Télat  de  combinaison.  Elle  a  été  décomposée  en  1808,  p*f 
Humphry  Davy,  qui  est  parvenu  à  en  retirer  le  batnum,  en  la  d^* 
composant  par  la  pile  électrique  avec  l'intermède  du  mercure. 
Lorsqu'elle  a  été  obtenue  à  l'état  de  pureté,  elle  est  d'un  blanc 
grisâtre,  très-caustique,  soluble  dans  Teau,  plus  à  chaud  qu'à 
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froid,  el  cristallisable  par  rerroidissemenU  Elle  verdit  forlement 
la  teinture  de  violette  ;  elle  neutralise  complètement  les  acides  ; 
enfin  elle  possède  à  un  haut  degré  tous  les  caractères  d'un 
alcali. 

Toutes  ses  dissolutions  sont  précipitées  par  Taeide  sulfurique 
et  les  sulfates  solubles,  et  le  précipité  est  insoluble  dans  Tacide 
nitrique. 

La  baryte  existe  dans  la  terre  principalement  à  l'état  de  sulfate, 
de  carbonate  et  de  silicate.  * 

Baryte  snlfAtée. 

Cette  substance  se  dislingue  de  la  plupafi'tdes  autres  minéraux 
lîlboides  (sels  calcaires,  silice  ou  silicates),  par  une  pesanteur 
spécifique  plus  considérable  (de  4,  3  à  4,  7)  ;  aussi  portait-elle  au- 
trefois le  nom  de  spath  pesant.  Elle  est  assez  dure  pour  rayer  la 
chaux  carbonatée  ;  mais  elle  est  rayée  par  le  calcium  fluorure. 
Elle  possède  la  double  réfraction  entre  deux  faces  non  parallèles  ; 
elle  est  insoluble  dans  les  acides;  elle  se  fond  au  chalumeau  en 
un  émail  blanc  qui  tombe  en  poussière  après  quelques  heures. 
Calcinée  au  milieu  des  charbons,  puis  exposée  à  la  lumière  et 
enfin  portée  dans  un  endroit  obscur,  elle  répand  une  lueur  rou- 
geâlre.  Pulvérisée  et  chauffée  en  vases  clos  avec  du  charbon,  elle 
se  convertit  en  sulfure  de  barium  soluble  dans  Teau,  décomposa- 
blepar  Tacide  chlorhydrique  avec  dégagement  de  suHide  hydri- 
que et  formation  d'un  dissoluté  qui  précipite  en  blanc  par  Tacide 
sulfurique  et  colore  en  jaune  verdâlre  la  flamme  de  l'ai- 
eool. 

La  baryte  sulfatée,  quoique  très-répandue  dans  la  terre,  ne 
forme  jamais  de  montagne,  de  couche  ni  de  masse  consi- 
dérable. Mais  plus  qu'aucune  autre  substance  d'apparence  non 
métallique,  elle  sert  de  gangue  aux  métaux,  et  principalement 
aux  minerais  de  plomb,  de  cuivre,  d'argent,  d'antimoine, 
de  mercure  et  de  zinc.  On  ne  la  trouve  pas  dans  les  mine- 
rais d^élain  qui  appartiennent  à  une  époque  encore  plus  an- 
cienne. 

La  baryte  sulfatée  se  trouve  en  outre  avec  fréquence  dans  les 
arkoses  situés  vers  la  séparation  des  granités  et  des  terrains  se- 
condaires. On  la  rencontre  môme  dans  les  argiles  de  ces  terrains 
jusqu'à  la  partie  inférieure  des  formations  jurassiques,  où  elle 
cesse  de  se  montrer. 

La  baryte  sulfatée  cristallisée  et  incolore  est  uniquement  for- 
mée de  65,63  de  baryte,  de  34,37  d'acide  sulfurique,  ou  de 
.   ... 

Ba  S  ;  celle  qui  est  massive,  amorphe  ou  terreuse,  est  souvent 
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mélangée  de  sulfates  et  de   carboDales    de   strontiaoe  et  de 

chaux,  de  fluorure  de  calcium  ou  de  si- 
lice. 

La  baryte  sulfatée    cristallisée  a  pour 
forme  primilive  un  prisme  droit  rhombol- 
dal  de  101  <"  42'  et  78«  18'  {fig.  232)  dont  le 
rapport  d'un  des  côlés  de  la  base  eslàla 
Fig.  s3i.  —  Baryte  sulfatée,  haulcur  commc  50  :  51.  Cette  forme  est 

très-facile  à  obtenir  par  le  clÎTage  des 
masses  lamellaires  ;  mais  on  la  trouve  naturelle  à  Schemnitz  en 
Hongrie,  à  OfTenbanya  et  à  Kapnick  en  Transylvanie.  Elle  a 
une  grande  tendance  à  se  montrer  en  cristaux  aplatis  ou  tabulém 


Fig.  233.  —  Baryte  •uifatée^ 


Fig.  234.  "  Baryte  Miiratée. 


modifiés,  soit  sur  deux  angles  opposés  de  la  base,  comme  dans 
la  figure  233^  soit  par  la  troncature  tangente  de  deux  des  arêtes 
du  prisme,  comme  dans  la  figure  232,  où  cbaque  arête  G  est 
remplacée  par  ime  profonde  troncature  g.  Lorsque  la  troncature 


Fig.  235.  —  Baryte  sulfatée. 


Fig.  236.  —  Baryte  tulfitée. 


tangente  se  fait  sur  les  quatre  arêtes  du  prisme,  et  de  manière  i 
en  faire  complètement  disparaître  les  faces,  il  en  résulte  on 
prisme  rectangulaire  {fig,  235)  qui  n'existe  jamais  simple,  nuis 
qui  donne  naissance  à  un  grand  nombre  de  cristaux  composés, 
tels  que  celui  de  la  figure  236^  qui  provient  des  mines  de  IDe^ 
cure  sulfuré  daPalalinat. 

La  variété  trapézienne  de  Haîiy  {fig.  237)  appartient  au  môœ« 
type,  ainsi  que  celle  de  la  figure  238,  qui  n'en  diffère  que  par  des 
rudiments  des  faces  primitives  M,  placés  sur  les  angles  du  prison 
rectangulaire. 

Les  cristaux  de  baryte  sulfatée  présentent  encore  trois  autres 
formes  dominantes,  dont  Tune  (la  troisième  des  cinq)»  représen* 
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tée  ligure  239,  est  donnée  par  un  biseau  naissant  sur  les  angles  A 
de  la  forme  primitive,  prolongé  de  manière  à  remplacer  complè- 
tement la  base,  et  allongé  dans  le  sens  de  la  grande  diagonale.  Il 
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Fig.  237.  —  Baryte  sulfatée. 


Fig.  238.  —  Baryte  sulfatée. 


en  résulte  un  prisme  rbomboïdal  de  102*  9',  terminé  par  un  bi- 
seau aigu  formé  par  les  faces  M  {fg.  240). 
La  quatrième  forme  dominante  {fig.  241)  est  im  prisme  inverse 


Fig.  239.  '-  Baryte  sulfatée. 


Fig.  240.  *  Baryte  sulfatée. 


au  précédent,  résultant  d*un  biseau  é  formé  sur  les  angles  aigus  £ 
du  cristal  primitif.  L'angle  de  ce  prisme  est  de  103*  30',  et  le 
biseau  donné  par  les  faces  M  est  obtus  comme  celui  des  cristaux 


Fig.  241.  —  Baryte  sulfatée. 


Fig.  242.  ~  Baryte  sulfatée. 


analogues  du  sulfate  de  strontiane  ;  mais  comme  cette  forme  est 
très-rare,  et  que  la  précédente  au  contraire  est  fréquente,  la  cir- 
constance du  biseau  aigu  donné  par  les  faces  M  peut  servir,  pres- 
que toujours,  à  distinguer  les  prismes  du  sulfate  de  baryte  de 
ceux  du  sulfate  de  strontiane. 

La  dernière  forme  du  sulfate  de  baryte  est  un  octaèdre  rectan- 
gulaire ou  cunéiforme  (fig,^h3)  formé  par  les  mômes  biseaux  que 
la  variété  trapézieune  (fig.  238),  prolongés  de  manière  à  faire  dis- 
paraître les  bases.  Cet  octaèdre  est  presque  toujours  modlQé  par 
des  facettes  appartenant,  soit  aux  variétés  précédentes,  soit  à  la 
forme  primitive. 

Les  cristaux  tabulaires  de  la  baryte  sulfatée  sont  très-souvent 
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serrés  les  uns  contre  les  autres  et  arrondis  sur  leurs  angles,  de 
manière  à  fîgurerdes  crêtes  decoqs.Enùn  celte  substance  se  trouve 
en  nnasses  stalacti formes  y  laminaires,  lamellaires^  bacillaires,  fi- 
breuses ou  radiées. 

Cette  dernière  variété,  nommée  pierre  de  Bologne,  se  rencontre 
au  mont  Paterno,  près  de  Bologne  en  Italie,  sous  forme  de  ro 
gnons  arrondis  et  tuberculeux^  disséminés  dans  une  marne  argi- 
leuse grise.  Les  cristaux  fibreux  parlent  du  centre,  s'élargissonl 
vers  la  circonférence  et  prennent  à  la  surface  une  forme  lenticu- 
laire. Celte  substance  servait  autrefois  à  faire  le  phosphore  de  Bo- 
logne, qui  consistait  en  de  petits  gâteaux  formés  de  la  pierre  de 
Bologne  pulvérisée  et  agglutinée  avec  de  la  gomme.  Ces  gâteaux, 
chauffés  sur  (^s  charbons  et  mis  dans  l'obscurité,  brillaient  d'une 
lumière  assez  vive. 

Baryte  carboiiaiée . 

Substance  blanche,  rayant  la  chaux  carbonatée,  rayée  par  le 
calcium  fluorure,  pesant  4,3,  phosphorescente  sur  les  charbons 
ardents,  fusible  au  chalumeau  en  un  globule  transparent  qui  de- 
vient opaque  en  refroidissant.  Elle  est  difûcilement  attaquable 
par  Tacide  nitrique,  qui  finit  cependant  par  la  convertir  en  un 
dépôt  pâteux  d'un  volume  plus  considérable  que  celui  du  frag- 
ment*. Pour  bien  dissoudre  le  carbonate  de  baryte,  il  faut  le 
chauffer  au  rouge,  le  plonger  dans  Teau  froide,  le  pulvériser  cl 
le  traiter  par  l'acide  nitrique  affaibli. 

Les  cristaux  naturels  de  la  baryte  carbonatée  présentent  quel- 
que chose  de  singulier  :  ayant  pour  forme  primitive  un  prisme 
droit  rhomboïdal,  dont  les  angles  sont  de  118°  30'  et  61»  30',  ils 
se  présentent  sous  des  formes  qui  appartiennent  le  plus  ordi- 
nairement au  prisme  hexaèdre  régulier  du  système  rhomboïdal. 
Ainsi  on  trouve  ce  minéral  cristallisé  en  prisme  hexaèdre  terminé 
par  une  ou  plusieurs  rangées  de  facettes  sur  la  base  ;  ou  en 
prisme  hexaèdre  pyramide  comme  le  quartz,  ou  en  dodécaèdre 
triangulaire  isocèle.  Et  il  faut  mesurer  avec  attention  les  angles 
du  prisme  pour  s'apercevoir  qu'il  n'est  pas  régulier,  et  qu'au 
lieu  d'avoir  tous  ses  angles  de  120  degrés,  il  y  en  a  deux  de  118* 
30'  et  quatn^  de  120°  45'.  La  baryte  carbonatée  se  trouve  en 
outre  sous  forme  de  rognons  arrondis  à  structure  radiée,  ou  en 
masses  compactes.  Elle  a  été  découverte  d'abord-dans  la  mine  de 
plomb  de  Snailbach,  en  Angleterre,  par  le  docteur  Witheriog,  ce 
qui  est  cause  que  Werner  l'a  décrite  sous  le  nom  de  wilhérite.  On 
l'a  trouvée  également  à  Alston-Moor,  dans  le  Cumberland,  el  à 
Neuberg,  dans  la  haute  Styrie.  Elle  porte  en  Angleterre  le  nom 
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de  mort  aux  rats^  parce  qu'elle  tue  les  rais  et  les  chiens.  Elle  est 

plus  vénéneuse  que  le  carbonate  artificiel,  qui  est  seulement  vo- 

•    •• 
milif.  Sa  formule  chimique  est  Ba  C. 

On  a  décrit  sous  le  nom  de  sulfato-carbonate  de  baryte  un  mé- 
lange naturel;  mais  non  défini,  de  suirale  et  de  carbonate  de  ba- 
ryte ;  il  cristallise  en  prismes  à  six  pans,  terminés  par  une 
pyramide  à  six  faces,  comme  le  carbonate  simple.  On  a  trouvé 
également  le  carbonate  de  baryte  uni  en  proportion  définie  au 

carbonate  de  chaux  (Ba  G  -|-  (^^  ^)>  ^t  cristallisé  soit  en  prismes 
rhomboldaux  obliques (6ary^o-ca/ciVtf  de  Brooke),  soiten  cristaux 
qui  ressemblent  à  des  dodécaèdres  triangulaires  isocèles,  mais 
dont  la  forme  primitive  est  en  réalité  un  prisme  droit  rhomboï- 
dal  de  118^  ^&  dans  lequel  un  des  côtés  de  la  base  est  à  la  hauteur 
comme  25  :  16  [alstonite  ou  baryto-calcite  en  prisme  droit).  C'est 
un  nouvel  exemple  de  dimorphisme. 

B»rjte   et  Alumine  hydrosllieatées. 

Barmotome  et  morvénite,  —  Cette  substance  garnit  l'intérieur  de 
géodes  dans  les  roches  amygdaloïdes  d'Oberstein  (Prusse  rhé- 
nane), ou  se  trouve  disséminée  dans  des  filons,  comme  à  An- 
dréasberg,auHarz  et  au  cap  Strontian,  en  Ecosse.  Elle  est  compo- 
sée de  silice,  d'alumine,  de  baryte  et  d*eau,  dans  des  proportions 
qui  paraissent  assez  constantes,  et  dont  voici  la  moyenne,  résul- 
tant de  sept  analyses  faites  par  des  chimistes  différents  : 

Rapports  moléculaires. 

SiUcc 47,62  84,0«                     M 

Alumine «6,46  22,51                        3 

Barylc 20,:n  2I,^26\ 

Chaux C,17  0,49/ 

Potas.e 0,51  0,8;i  (         '^  ^        '^ 

Soude 0,22  0,55] 

Eau 14,35  127,56                     17 

Il  est  peu  probable  que  la  quantité  de  silice  doive  être  aug- 
mentée, parce  que  les  analyses  de  silicates  en  donnent  générale- 
ment un  excès,  et  que  celle  faite  par  Berzélius,  qui  n*a  pas  con- 
couru à  établir  la  moyenne  ci-dessus,  n'en  a  donné  que  44,10 
pour  IGO.  Si  cependant  on  suppose,  dans  les  résultats  précédents, 
12  molécules  de  silice  et  18  d'eau,  on  arrivera  à  des  rapports 


•••       •  • •  • 


beaucoup  plus  simples  qui  sont  Aj^,  Ba,  Si^,  H^,  et  Ton  en  déduit 

la  formule  Al  Si»  +  Ba  Si  -f  6H,  qui  répond  à  celle  de  laslilbite 
ou  du  feldspath  hydraté. 
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L'harmolome  a  pour  forme  primitive  un  prisme  rhomboidal 
droit  dont  les  angles  sont  de  110"^  30'  et  69''  30';  et  on  la  trouve 
quelquefois  sous  cette  forme  modifiée  par  un  commencement  de 
pyramide  quadrangulaire  sur  chaque  base,  et  par  deux  facettes 
sur  les  angles  aigus  du  prisme  (morvénite  de  Strontian).  On  en 
trouve  d'autres  cristaux  formés  des  mômes  éléments,  maïs  très- 
allongés  dans  le  sens  de  la  petite  diagonale  de  la  base  et  forte- 
ment tronqués  sur  les  arêtes  aiguës  du  prisme,  ce  qui  leur  donne 
la  forme  de  prismes  rectangulaires  aplatis,  terminés  par  quatre 
ou  six  facettes  (harmotome  d'Oberstein)  ;  mais  presque  toujours 
ces  derniers  cristaux  se  trouvent  maclés  et  croisés  à  angle  droit, 
de  manière  à  figurer  comme  un  seul  prisme  quadrangulaire  qui 
offrirait  un  angle  rentrant  à  la  place  de  chacune  de  ses  arêtes 
longitudinales. 

L'harmotome  est  d'un  blanc  laiteux,  quelquefois  un  peu  jau- 
nâtre. Les  cristaux  d'Andréasberg  et  de  Norwége  sont  opaques  ; 
ceux  de  Strontian  sont  fréquemment  transparents.  Elle  raie  la 
chaux  fluatée  et  est  rayée  par  la  chaux  phosphatée.  Elle  pèse 
de  2,392  à  2,447  ;  elle  dégage  de  Teau,  blanchit  et  devient  friable 
au  feu;  elle  fond  difficilement  au  chalumeau.  Réduite  en  poudre, 
elle  est  facilement  attaquée  par  Tacide  nitrique  ou  chlorhydrique. 
La  liqueur  séparée  de  la  silice  non  dissoute  précipite  par  Tacide 
sulfurique. 

On  a  trouvé  à  Strontian  un  minéral  analogue  à  l'harmolome 
par  la  nature  de  ses  éléments,  mais  qui  en  diffère  par  leur  pro- 
portion et  par  l'adjonction  de  la  strontiane  à  la  baryte  ;  on  lui 
donne  le  nom  de  brewstérite.  11  crislailise  suivant  un  prisme 
rhomboïJal  oblique  de  136°  et  W  ;  il  pèse  de  2,25  à  2,40  ;  il  est 

composé  de  4A1  *S>  +  3  (Ba,  Sr)  Si  +  18H_. 

familliî;  du  lituium. 

La  lilhine  a  été  découverte  en  1817,  par  M.  Arfwedson,  dans 
trois  minéraux  provenant  de  l'ile  d'Ulo,  en  Suède.  Ces  minéraux 
étaient  le  triphane^  le  péialite  et  la  tourmaline  rouge.  On  a  trouvé 
depuis  la  même  base  alcaline  dans  d*autres  minéraux  où  elle 
remplace  plus  ou  moins  la  potasse  et  la  soude,  et  principalement 
dans  une  variété  de  mica  très-brillante  nommée  lépidolilhe;  enfin 
elle  existe  à  l'état  de  phosphate,  combiné  aux  phosphates  de  fer 
et  de  manganèse,  dans  deux  minéraux  nommés  triphyUine  et  létra- 
phylline  (pages  304  et  305)  ;  ou  combiné  au  phosphate  d'alumine 
et  formant  un  minéral  très-rare  qui  a  reçu  le  nom  à*amblygonite, 

et  dont  la  formule  est  aV^  P  +  Li  P. 
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La  lilhine  lient  le  milieu,  par  ses  propriétés,  entre  la  potasse 
et  la  soude,  d'une  part,  dont  tous  les  sels  sont  solubles,  et  la  ba- 
ryte, la  strontiane  et  la  chaux,  qui  en  forment  un  assez  grand 
nombre  d'insolubles.  Ainsi  le  sulfate,  l'azotate  et  le  tartrate  de 
lithine  sont  très-solubles,  et  le  borate  de  lithine  ressemble  beau- 
coup à  celui  de  soude  ;  mais  le  phosphate  de  lithine  est  très-peu 
soluble,  et  le  carbonate  ne  se  dissout  bien  que  dans  l'eau  bouil- 
lante. 

THphAiie. 

Substance  d'un  gris  verdâtre  ou  blanchâtre,  trouvée  dans  les 
roches  granitiques  d'Uto;  on  l'a  rencontrée  depuis,  dans  la  même 
position,  à  Sterzing  dans  le  Tyrol,  à  Killiney  près  de  Dublin,  à 
Pelerhead,  en  Ecosse,  à  Sterling  dans  le  Massachusets.  Elle  est 
en  masses  lamelleuses,  translucides  ou  opaques,  d*un  éclat  un 
peu  nacré,  assez  dures  pour  faire  feu  avec  le  briquet.  Elle  se  clive 
suivant  les  faces  d'un  prisme  rhomboïdal  de  86  degrés.  Elle  se 
boursoufle  et  se  fond  au  chalumeau  en  un  verre  incolore.  Fondue 
avec  la  soude  sur  une  feuille  de  platine,  elle  y  forme  une  tache 
brune  due  à  la  forte  action  exercée  par  la  lithine  sur  ce  métal. 

Nous  possédons  plusieurs  analyses  du  triphane  très-rappro- 
chées,  dont  voici  la  moyenne  : 


Silice 65,28 

Alumine 2G,bi 

Lilhine 6,27 

Soude 0,67 

Oxure  ferreux 1,40 


Rapports  nioléculaircs. 

ii7,«7  3 

4f,43  1 

34,77  j 
1,73     39,61         i 
3,11  » 


Formule  :  Al  Si»  +  Li  Si. 


Pétaliie. 

Ce  minéral  forme  une  veine  dans  la  pegmatile  d'Uto  ;  il  est  en 
masses  lamelleuses  d'un  blanc  laiteux  ou  d'un  blanc  rosé,  dont 
les  propriétés  sont  presque  semblables  à  celles  du  triphane.  On 

admet  généralement  qu'il  est  formé  de  Al  Si'  +  ^^  ^^  ^^  ^^®  ^^ 

composition  répond  à  celle  du  feldspath  ;  mais  aucune  des  ana- 
lyses qui  en  ont  été  faites  ne  justifie  cette  supposition. 


GmeliQ. 

Silice 74,i7 

Alumine..  17,41 

Lithine....  5,16  \ 

Chaux 0,32) 

Soude » 


Muléc. 
5 
1 

\ 


Hagea. 


Ai'fwedsoD. 

oléc. 

Moléc. 

19 

•:9,2i 

26 

4 

17,23 

5 

» 

5,76 

6 

3 

» 

» 

» 

» 

» 
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La  première  analyse  donne  Al  Si*  +  Li  Si. 

La  seconde      —      —    4  A^l  Si*  +  3  (Li,  Sd)  'si. 

La  troisième    —      —    5  Xf  Si*  +  6  Li  Si'. 

FAMILLE  DU  SODIUM. 

Le  sodium  esl  un  métal  d*un  blanc  d'argent,  plus  mou  ci  plu< 
malléable  que  le  plomb,  un  peu  plus  léger  que  l'eau,  car  il  pèse 
seulement  0,972.  Il  se  ramollit  à  50  degrés,  est  liquide  à  90  de- 
grés, mais  ne  se  volatilise  pas  h  la  température  du  verre  fondant. 
11  s'oxyde  lentement  à  l'air  froid  et  brûle  vivement  à  la  chaleui 
rouge.  Il  s'agite  vivement  à  la  surface  de  l'eau  et  se  conveftit  en 
soude,  qui  se  dissout;  mais  il  ne  s'enflamme  pas  comme  le  potas- 
sium, à  moins  qu'on  ne  le  flxe  à  la  même  place  en  donnant  de  h 
consistance  à  l'eau.  11  forme  deux  oxydes,  SdO  etSd^',  dont-S*   t 
le  premier  seul  peut  se  combiner  aux  acides.  Tous  ses  sels  sontJV  ( 

solubles  (i),  et  le  sont  plus  que  ceux  de  potasse  correspondants.  

Cependant  le  carbonate  est  moins  soluble  et  efflorescenl. 

Voici  les  principales  espèces  minéralogiques  du  sodium  : 

Sodium  chloruré,  sel  gemme  ou  sel  marin. 

Soude  sulfatée  anhydre  ou  thénardîle. 

Soude  sulfatée  hydratée  ou  sel  de  Glauber 

Soude  et  chaux  sulfatées,  schclot  ou  Glaubénte. 

Soude  carbonalée,  natron  et  wao. 

Soude  et  chaux  carbonatées,  Gaij-lussite, 

Soude  nitralée.  * 

Soude  boratée,  ttnckal  ou  borax. 

Sodium  et  aluminium  fluorures,  cryolite. 

Quant  aux  silicates  de  soude,  alumineux  ou  non  alumineux, 
nous  les  étudierons  conjointement  avec  ceux  à  base  de  potasse, 
avec  lesquels  ils  sont  presque  toujours  confondus,  soit  par  leur 
mélange,  soit  par  leur  formule  semblable  et  par  leur  forme  cris- 
talline. 

fiodlum  chlomré. 

Sel  gemme  ou  sel  marin;  formule  Sd  Cl,  ou  sodium  39,35  ;  chlore 

60,65.  Ce  sel  est  soluble  dans  2,79  fois  son  poids  d'eau  à  14  de- 
grés centigrades,  et  ne  devient  pas  beaucoup  plus  soluble  dans 
l'eau  bouillante;  il  possède  une  saveur  qui  lui  est  propre,  nom- 

(1)  A  roxception  do  rantinioniatc. 
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roée  saveur  talée,  elqui  suffit  pour  le  faire  reconnaiire.  Il  pèse  2,5. 
Sa  forme  primiliveesl  le  cube (/Î17. 243  et  244),  elc'estaussi  presque 
exclusivement  la  seule  forme  sous  laquelle  on  le  rencontre  cris- 


Lallisé.  Hais  on  le  trouve  le  plus  ordinairemenl  en  masses  consi- 
dérables qui  possèdent  un  clivage  cubique  très-facile,  ou  en 
suasses  lamellaires,  granulaires  ou  Qbreuses.  Il  est  incolore  et 
transparent  lorsqu'il  est  pur;  mais  il  peut  6tre  coloré  en  rouge 
par  de  l'oxyde  de  fer  ou  du  sous- phosphate  de  fer;  en  bleu  cé- 
leste par  un  corps  indéiermiDé;  en  gris  noiriltre  par  du  charbon 
ou  par  du  bitume. 

Le  chlorure  de  sodium  existe  sous  deui  états  principaux  : 
1*  k  l'élaL  solide  dans  la  terre,  et  tel  que  nous  venons  de  le  dé- 
crire ;  on  lui  donne  le  nom  de  tel  gemme  ;  2°  dissous  dans  les  eaux 
minérales,  dans  les  eaux  des  lacs  salés,  et  dans  l'eau  de  la  mer, 
-  d'où  on  le  retire  par  l'évaporation.  On  le  nomme  alors  sel  marin. 
On  peut  reconnaître,  par  l'action  du  feu,  le  sel  gemme  de  celui 
<L|ui  a  été  obtenu  par  l'évaporation  d'une  eau  quelconque  :  le  sel 
^tmme,  ne  contenant  pas  d'eau  interposée,  ne  décrépite  pas  au 
■  eu;  il  entre  en  fusion  tranquille  si  on  ie  chauffe  dans  un  creuset; 
«nse  volatilise  à  une  forte  chaleur.  Le  sel  cristallisé  artiflcielle- 
cnent,  contenant  toujours  de  l'eau-mère  interposée  entre  ses  la- 
Knelles,  décrépite  au  feu.  11  se  fond  ensuite  et  se  volatilise  comme 
le  premier. 

La  présence  du  sel  gemme  dans  la  terre  parait  être  le  résultat 
«ie  deux  formalioQs  différentes  :  ou  bien  on  le  trouve  en  couches 
«ontemporaines  du  terrain  qui  le  renferme;  ou  bien  il  y  a  été 
introduit  par  une  action  postérieure.  Le  sel  gemme  en  couches 
contemporaines  appartient  presque  exclusivement  au  terrain  du 
lieiiper  ou  de  trias,  et  particulièrement  aux  marnes  irisées.  La 
France  eu  possède  un  dépôt  considérable  dans  le  département  de 
la  Heurllie,  qui  s'étend  de  Dieuze  à  Cbàteau-iSalins  et  à  Pélon- 
courl,  le  long  de  la  vallée  de  la  Seille.  Ce  dépât  n'a  été  découvert 
à  Vie  qu'enl8i9,  par  un  sondage  qui  avait  pour  objet  d'y  recher- 
cher de  la  houille  ;  tandis  qu'on  aurait  dû  beaucoup  plus  161  y 
soup^^nner  la  présence  du  sel,  en  raison  des  sources  salées  qui 
étaient  exploitées  depuis  longtemps  dans  la  contrée.  On  peut  à 
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peine  douter  que  le  département  du  Jura,  dont  les  sources  salées 
sont  également  très-abondantes,  ne  puisse  offrir  des  mines  de  sel 
gemme  exploitables.  Dans  la  Meurthe,  à  partir  d'uqe  profondeur 
de  60  mètres  environ,  jusqu'à  celle  de  140  à  160  mètres,  on  compte 
douze  coucbes  de  sel,  qui  alternent  avec  une  marne  grise  oa 
bleuâtre  fortement  salée,  et  qui  porte  le  nom  de  saltzton  (terre 
salée).  La  plus  forte  des  couches  de  sel  ne  dépasse  pas  15  mètres 
d'épaisseur.  A  Northwich,  près  de  Liverpool  en  Angleterre,  il 
existe  une  exploitation  considérable  de  sel  qui  forme  deux  cou- 
ches puissantes  recouvertes  par  des  marnes  rouges  et  vertes  ana- 
logues  à  celles  de  Vie.  Le  premier  banc  de  sel,  situé  à  une  pro- 
fondeur de  37  à  38  mètres,  présente  une  épaisseur  de  23  mètres, 
et,  après  une  couche  d'argile  salifère  de  95  mètres,  on  trouve  un 
second  banc  de  sel,  dont  l'épaisseur  connue  jusqu'à  présent  est 
de  33  mètres. 

Le  sel  gemme  en  amas  postérieurs  est  beaucoup  plus  fréquent 
et  se  reconnaît  à  trois  circonstances  principales:  d'abord  les 
masses  salifères,  au  lieu  de  faire  partie  de  la  stratification  du  te^ 
rain,  en  coupent  les  couches  en  différents  sens,  ou  s'y  trouvent 
seulement  en  amas;  secondement,  le  sel  qui  appartient  à  ce  genre 
de  gisement  ne  se  rencontre  plus  exclusivement  dans  un  seul  te^ 
rain.  Ainsi,  à  Bex,  en  Suisse,  on  le  trouve  dans  la  partie  supé- 
rieure du  lias  ;  à  Salzbourg,  dans  le  calcaire  jurassique  ;  à  Orthez, 
dans  les  Basses-Pyrénées,  et  à  Gardone  en  Espagne,  il  gtt  enclayé 
dans  la  craie.  Les  célèbres  mines  de  Wieliczka,  en  Pologne,  pa- 
raissent appartenir  au  même  gisement.  On  en  trouve  mêone  eo 
quelques  lieux  dans  les  formations  tertiaires.  Ce  genre  de  gise- 
ment est  donc  indépendant  de  la  nature  du  terrain;  mais  ce  qui 
achève  de  le  caractériser,  c'est  qu'il  se  trouve  partout  dans  le 
voisinage  de  roches  ignées,  et  qu'il  parait  même  quelquefois  afoir 
soulevé  le  terrain  environnant  (à  Gardone),  dont  les  couches  se 
relèvent  de  toutes  parts  autour  de  lui  ;  de  sorte  que  sa  formalioa 
parait  liée  à  des  phénomènes  de  la  même  nature  que  ceux  qoi 
produisent  les  éruptions  volcaniques. 

Extraction.  —  L'extraction  du  sel  de  mine  est  très-simple  • 
lorsqu'il  est  pur  et  incolore,  on  l'arrache  seulement  du  sein  de  U 
terre,  et  on  le  verse  dans  le  commerce.  C'est  ce  qui  a  lieu  dans 
la  mine  de  Wieliczka  en  Pologne,  que  l'on  exploite  depuis  un 
temps  considérable,  et  qui  fournit  annuellement  120,000  quinlaflJ 
de  sel.  La  masse  du  sel  commence  à  65  mètres  au-dessous  du  sol,' 
et  elle  a  été  creusée  à  312  mètres,  ce  qui  lui  donne  déjà  245  mè- 
tres d'épaisseur.  Ce  banc,  suivant  ce  qu'on  rapporte,  i  trois  lieues 
d'étendue  en  tous  sens.  Lorsque  le  sel  est  impur  et  coloré  par  de 
l'oxyde  de  fer  ou  de  manganèse,  comme  cela  a  lieu  dans  le  Tyrol 
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et  dans  le  Sallzbourg,  on  pratique  dans  sa  masse  même  des  gale- 
ries dans  lesquelles  on  fait  parvenir  de  Teau..  Lorsque  cette  eau, 
par  son  séjour  sur  le  sel,  en  est  saturée,  on  la  conduit,  à  l'aide  de 
canaux,  jusque  dans  les  usines  où  on  Tévapore  sur  le  feu. 

L'eau  de  la  mer  estencore  une  source  inépuisable  de  sel.  Pour 
l'en  retirer,  le  procédé  qui  est  usité  en  France,  sur  les  côtes  de 
la  Méditerranée  et  de  l'Océan,  consiste  à  creuser  sur  le  rivage 
des  bassins,  dits  marais  salants,  peu  profonds,  mais  d'une  vaste 
étendue.  Ces  bassins  sont  tapissés  d'argile  et  communiquent  les 
uns  avec  les  autres,  mais  de  telle  manière,  que  l'eau  est  obligée 
de  faire  de  très-grands  circuits  pour  les  parcourir  tous.  Dans  la 
haute  marée,  on  reçoit  l'eau  de  la  mer  dans  le  premier  bassin  qui 
sert  de  réservoir,  et  de  là  on  la  distribue  par  une  pente  douce 
dans  les  autres,  où  elle  se  vaporise  promptement  en  raison  3e  la 
grande  surface  qu'elle  présente  à  l'air.  On  en  ajoute  de  nouvelle  à 
mesure  que  la  première  s'évapore  ;  bientôt  tout  le  sel  qu^elle  con- 
tient ne  pouvant  plus  y  être  tenu  en  dissolution,  il  cristallise  et 
se  précipite  ;  on  le  relire  de  temps  en  temps,  et  on  le  met  égout- 
1er  par  tas  sur  le  bord  des  bassins  ;  on  continue  ainsi  tant  que  la 
pureté  de  l'air  et  la  cbaleur  de  la  saison  le  permettent,  c'est-h- 
dire  depuis  le  mois  d'avril  jusqu'au  mois  de  septembre  ;  alors  on 
bit  écouler  l'eau-mère  qui  reste  dans  les  bassins. 

Le  sel,  ainsi  obtenu,  est  ordinairement  gris  ou  rougeâtre,  en 
taison  d'une  portion  d'argile  qui  le  salit  ;  et  il  est  déliquescent 
par  la  présence  d'une  certaine  quantité  de  cblorbydrate  de  magné- 
sie; il  est  cependant  d'autant  moins  impur,  qu'il  est  resté  plus 
longtemps  exposé  aux  intempéries  de  l'air  sur  le  bord  des  bas- 
sins, ce  qui  est  facile  à  concevoir,  l'eau  emportant  de  préférence 
le  chlorhydrate  de  magnésie  et  l'argile  qui  recouvre  les  cristaux. 
Il  me  reste  à  parler  de  l'extraction  du  sel  des  sources  salées  de 
l'est  de  la  France  ;  mais  je  dois  auparavant  donner  une  idée  de  la 
composition  des  eaux  qu'elles  fournissent,  et  de  l'altération  que 
<^s  eaux  éprouvent  lorsqu'on  les  concentre  en  les  évaporant 


''S*  14S.  -.  TMmie  à  bâte  carrée  formâe  par      Vig.  216.  —  Trémie  à  base  carrée  form  r 
^  cklorve  aodiqoe  criitaUisé  par  érapo-  par  le  chlorure  lodique  cristallisé  (jar 

t^Mo*  évaporation. 

(A9. 245  et  246).  Ces  eaux  contiennent,  outre  le  chlorure  de  so- 
dium,  du  sulfate  de  soude  et  des  chlorhydrates  de  chaux  et  de 
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magnésie.  Dans  Tétai  naturel,  ces  différents  sels  peuvent  y  exister 
simultanément,  en  raison  de  ce  que  la  quantité  d'eau  est  plus  que 
suffisante  pour  tenir  en  dissolution  le  plus  insoluble  des  sels  qu'ils 
pourraient  former  par  leur  décomposition  réciproque  ;  mats  lors- 
qu'on vient  à  concentrer  le  liquide,  il  arrive  un  point  auquel  le 
sulfate  de  soude  et  le  chlorhydrate  de  chaux  se  décomposent 
mutuellement  et  forment  du  chlorhydrate  de  soude,  qui  reste  en 
dissolution,  et  du  sulfate  de  chaux,  qui,  étant  très-peu  soloble, 
se  précipite:  alors  aussi  il  arrive  une  chose  bien  remarquable; 
c'est  que  ce  sel,  en  se  précipitant,  entraine  avec  lui  le  sulfate  de 
soude,  malgré  la  grande  solubilité  de  ce  dernier,  et  cela  en  rai- 
son de  l'affinité  qui  existe  entre  eux.  Ce  composé  ou  ce  sel  à  dou- 
ble base  existe  dans  la  nature  ;  dans  les  salines,  on  le  nomme 
schetot. 

Maintenant,  voici  en  peu  de  mots  comment  on  procède  i  Tex- 
traction  du  sel.  A  Moyenvic,  Château-Salins  et  Dieuzc  (Meurtbe), 
les  eaux  ont  de  13  à  16  degrés  de  salure.  On  les  fait  évaporer  im- 
médiatement sur  le  feu,  dans  des  chaudières  de  tôle  qui  ont  de 
6  à  7  mètres  en  largeur  et  en  longueur,  et  seulement  0*,54  de 
profondeur.  D'abord  la  liqueur  se  recouvre  d'une  écume  noiriire 
que  l'on  rejette  ;  ensuite  elle  se  trouble  et  laisse  précipiter  le 
schelot,  que  l'on  rassemble  dans  des  angelots  placés  sur  les  côlfe 
des  chaudières;  enfin,  lorsque  la  cristallisation  parait,  on  enlève 
les  angelots,  et  l'on  continue  l'cvaporation  jusqu'à  siccité;  on 
retire  le  sel  des  chaudières,  on  le  fait  égoutter,  et  on  le  met  sé- 
cher dans  une  étuve. 

On  suit  le  môme  procédé  à  Salins  (Jura),  où  la  salure  moyenne 
des  eaux  n'est  que  de  12  degrés  ;  mais  à  Montmorot  (même  dé- 
partement) et  à  Arc  (Doubs),  où  l'on  exploite  les  plus  bibles 
eaux  de  Salins,  qui  y  sont  amenées  de  quatre  lieues  de  distance 
sur  des  conduits  en  bois,  on  se  sert,  pour  commencer  la  concen- 
tration des  eaux,  de  ce  qu'on  nomme  les  bâUments  de  graduitm* 

Ces  bâtiments  sont  de  grands  hangars  ouverts  à  tous  vents, 
sous  lesquels  on  construit,  avec  des  fagots  d'épines,  plusieurs pi- 
rallélipipèdes  rectangles  qui  les  remplissent  presque  entièrement 
On  élève  l'eau  salée  par  des  pompes  jusqu'au-dessus  de  ces  fagots, 
et  on  l'y  laisse  tomber  par  un  grand  nombre  d'ouvertures  qaila 
divisent  également  partout  ;  de  cette  manière,  elle  présente  ooe 
très-grande  surface'à  l'air  et  s'y  vaporise  en  partie.  On  la  reprend 
au  bas  du  hangar,  et  on  Télèvc  de  nouveau  pour  la  faire  retomber 
encore  sur  les  épines  :  on  continue  ainsi  jusqu'à  ce  qu'elle  ait 
acquis  14  ou  15  degrés.  Alors  on  eu  achève  l'évaporation  comme 
dans  les  autres  salines. 

Le  sel  obtenu  par  les  difi'érents  moyens  que  je  viens  de  décrire 
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^est  jamais  entièrement  pur.  Lorsqu'on  veut  l'obtenir  à  cet  état, 
nie  met  dans  une  bassine  étamée  avec  trois  parties  d'eau^  et  l'on 
hauffe  pour  en  accélérer  la  dissolution.  On  y  ajoute  une  petite 
[uantité  de  carbonate  de  soude  qui  en  précipite  la  magnésie;  on 
dtrifie  la  liqueur  avec  le  blanc  d'œuf  ou  tout  autre  intermède, 
si  on  la  fait  évaporer  presqu'à  siccité,  en  enlevant  à  mesure,  avec 
une  écumoire,  le  sel  qui  se  forme  à  la  surface*  On  fait  égoutter 
ce  sel  sur  des  toiles,  et  on  en  achève  la  dessiccation  dans  une 
iluve. 

Soude  sulfatée  anhydre. 

Thénardite.  —  Ce  sel  a  été  découvert  par  M.  Casa  Seca,  dans 
un  lieu  nommé  les  salines  d'Espartine^  à  cinq  lieues  de  Madrid. 
Pendant  l'hiver,  une  eau  saline  transsude  à  travers  le  fond  d'un  bas- 
sin et  le  remplit.  Durant  l'été,  l'eau  s'évapore  et  laisse  le  sel  sous 
la  forme  de  cristaux  qui  dérivent  d'un  prisme  droit  rhomboïdal 
de  125"*  et  55"*.  Il  pèse  2,73  ;  il  est  transparent  lorsqu'on  le  retire 
delà  masse  saline,  mais  il  devient  opaque  à  l'air  en  absorbant  de 
l'eau,  qui  en  disgrége  les  parties.  Il  est  formé  de  : 

Sulfate  de  soude  anhydre 99,78 

Carbonate  de  soude 0^22 

D'après  H.  Thomson,  on  peut  facilement  obtenir  artificielle- 
ment  le  sulfate  de  soude  anhydre  en  exposant  pendant  un  certain 
temps  une  dissolution  saturée  de  sulfate  de  soude  à  la  tempéra- 
ture de  40  degrés.  Les  cristaux,  qui  ne  tardent  pas  à  se  former  au 
fond  du  vase,  sont  anhydres  et  ont  la  même  forme  que  la  thé- 
xurdite. 

Soude  ralfatèe  hydratée. 

Ce  sel  était  autrefois  connu  sous  ie  nom  de  sel  admirable  de 
Glauber^  à  cause  de  sa  belle  cristallisation,  et  parce  que  Glauber 
te  découvrit  le  premier,  en  examinant  le  résidu  de  la  décompo- 
sition du  sel  marin  par  l'acide  sulfurique. 

Il  n'est  pas  très-abondant  dans  la  nature,  et  surtout  à  l'état  so- 
lide, ce  qui  est  dû  à  sa  grande  solubilité  dans  l'eau.  On  le  trouve 
cependant  cristallisé  dans  les  excavations  abandonnées  des  salines 
delà  haute  Autriche;  il  s'y  effleurit,  tombe  en  poussière,  et  ne 
tarde  pas  à  se  renouveler  lorsqu'on  l'enlève.  On  le  trouve  aussi  à 
la  surface  des  laves  du  Vésuve,  ainsi  que  sur  les  tracbytes  alté- 
rés de  la  solfatare  de  Pouzzoles.  Dans  ces  derniers  gisements,  il 
est  blanc,  opaque  et  contient  18  à  20  pour  100  d'eau. 

Le  sulfate  de  soude  est  moins  rare  à  l'état  liquide,  car  les  eaux 
de  la  mer  et  toutes  les  sources  d'eaux  salées  en  contiennent;  on 
tait  môme  que  les  sources  de  la  Lorraine  et  de  la  Franche- 
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Comté  en  fournissent  une  assez  grande  quantité  au  commerce. 

J'ai  exposé  précédemment  la  composition  de  ces  eaux*  dans 
leur  état  naturel,  et  la  cause  pour  laquelle  elles  déposent,  à  aoe 
certaine  époque  de  leur  concentration,  une  matière  blanchejn- 
soluble,  nommée  scheloty  que  Ton  rassemble  avec  soin  dans  des 
augelots  placés  le  long  des  vases  évaporatojres,  et  qui  est  compo- 
sée de  sulfate  de  soude  et  de  sulfate  de  chaux  combinés. 

On  laisse  égoutter  ce  schelot,  on  le  lave  avec  un  peu  d'ean 
froide  pour  enlever  le  sel  marin  qui  le  mouille,  et  on  le  traite  par 
l'eau  bouillante  qui  le  décompose,  dissout  le  sulfate  de  soude,  et 
précipite  le  sulfate  de  chaux.  La  liqueur,  évaporée  convenable- 
ment, est  mise  dans  un  vase,  oii  elle  cristallise  tranquillemeoL 
On  sépare  l'eau -mère,  on  fait  redissoudre  les  cristaux  dans  une 
petite  quantité  d'eau  bouillante,  et  l'on  agite  le  mélange  jusqu'à 
ce  qu'il  soit  refroidi.  Par  ce  moyen,  on  trouble  la  critallisation 
du  sel,  et  on  l'obtient  sous  une  forme  qui  approche  beaucoup  de 
celle  du  sel  cPEpsom  anglais;  aussi  le  nomme-t-on  assez  bizarre- 
ment dans  le  commerce  sel  d'Fpsom  de  Lotratne.  Il  est  facile  à 
distinguer  du  véritable  sel  d'Epsom  par  sa  saveur,  qui  est  moins 
amère,  et  parce  que  sa  dissolution  dans  l'eau  ne  précipite  pas  par 
la  potasse,  la  soude,  ni  l'ammoniaque. 

Outre  le  sulfate  de  soude  provenant  de  nos  salines  de  l'Est,  on 
verse  encore  dans  le  commerce  une  très-grande  quantité  de  ce 
sel  résultant  de  la  décomposition  du  sel  marin  par  l'acide  sulfari- 
que.  On  lui  donne  la  même  forme  qu'au  sel  de  Lorraine,  et  ce- 
pendant des  yeux  exercés  les  distinguent  encore  facilement. 

Le  sulfate  de  soude  cristallisé  est  sans  couleur  et  d'une  saveur 
fraîche  et  amère;  il  est  soluble  dans  8  parties  d'eau  à  zéro;  dans 
3  parties  d'eau  à  15  degrés,  et  dans  le  tiers  de  son  poids  d'eau  à 
33  degrés.  Il  cristallise  facilement  et  forme  de  très-beaux  prismes 
transparents,  qui  contiennent  0,58  d'eau  de  cristallisation,  et  qui 
tombent  en  poussière  en  perdant  cette  eau  par  leur  exposition  à 
l'air.  Lorsqu'on  l'expose  au  feu,  il  se  fond  d'abord  dans  son  eau 
de  cristallisation;  ensuite  il  se  dessèche  et  ne  se  refond  plus  qu'au- 
dessus  de  la  chaleur  rouge. 

Il  est  très-employé  en  médecine  comme  purgatif;  il  sert  dans 
les  arts  à  l'extraction  de  la  soude  artificielle. 

Composition  du  sel  anhydre  :  acide  sulfurique,  56,  iS;  soude, 

43,82;  formule  Sd  S. 

Sonde  et  eliauz  milfaiées. 

Schelot  ou   Glaubérite.  —  Ce  composé,  qui  se  forme  pendant 
l'évaporation  des  eaux  des  salines  de  l'Est,  existe  aussi  cristallisé 
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dans  le  sel  gemme  de  Vie  et  à  Villa-Rubia,  dans  la  province  de 

Tolède.  Ses  cristaux  dérivent  d'un  prisme  rhomboïdal  oblique  de 

116''  30^,  dont  la  base  est  inclinée  sur  les  surfaces  de  136"*  45'.  Il  est 

'plus  dur  que  le  gypse,  pèse  de  2,72  à  2,73.  Celui  de  Villa-Rubia 

est  transparent  et  d'un  gris  jaunâtre;  celui  de  Vie  est  opaque  et 

coloré  en  rouge  par  une  argile  ferrugineuse.  Il  décrépite  au  feu 

et  se  fond  au  chalumeau  en  un  émail  blanc.  Celui  qui  est  incolore 

eltransparent  devient  blanc  et  opaque  -lorsqu'on  le  trempe  dans 

Teau,  parce  que  le  sulfate  de  soude  se  dissout  et  que  le  sulfate  de 

chaux  forme  une  couche  à  la  surface  du  cristal. 

L'analyse  de  la  glaubérite  a  donné  : 

VilIa.Rubia.  Vie. 

Sulfate  de  soude 5i  48,50 

—      de  chaux 49  46,60 

Chlorure  de  sodium »  1,20 

Argile  ferrugineuse »  2,70 


*  •    ... 


Toutes  deux  conduisent  également  à  la  formule  Sd  S  -]-  Ca.  S. 
Seulement  le  minéral  de  Vie  est  mélangé  d'un  peu  de  chlorure 
de  sodium  et  d'argile. 

On  trouve,  au  milieu  des  argiles  salifères  des  mêmes  localités, 
€t  principalement  à  Yic,  des  rognons  d'une  substance  grise  ou 
rougeàtre  et  à  structure  fibreuse,  qui  sont  des  mélanges  variables 
d'un  assez  grand  nombre  de  sels.  On  a  donné  à  ces  mélanges  le 
^om  de  poli/haliie;  mais  il  est  difficile  d'en  faire  une  espèce  par- 
ticulière, quoique  les  sulfates  s'y  montrent  souvent  en  propor- 
tions déterminées. 

Rouge  Rouge  Roujse  Grtie. 

Polyhalite  de  Vie.  amorphe.    cristalJisée.     cristallisée. 

Sulfate  de  chaux 45,0.  40,0  52,8  40 

—  de  soude 44,6  37,6  21,0  29,4 

—  de  magnésie »  »              2,5  i7,6 

—  de  manganèse «  0,5             »                 » 

Chlorure  de  sodium 0,4  i5,4  18,9             0,7 

^ile  et  oxyde  de  fer 3,0  4,5  5                4,3 

Pertepar  la  calcination....        4,0  2,0  »                 6 

Les  deux  premières  analyses  nous  offrent  encore  les  deux  sul- 
fates de  soude  et  de  chaux  dans  le  même  rapport  que  dans  la 
glaubérite;  la  troisième  présente  un  excès  considérable  de  sul- 
bte  de  chaux;  dans  la  quatrième,  on  trouve  sensiblement  2  mo- 
lécules de  sulfate  de  magnésie,  3  de  sulfate  de  soude  et  4  de  sul- 
fate de  chaux. 

On  a  trouvé,  dans  la  saline  d'Ischel  (basse  Autriche),  une  poly- 
halite remarquable  par  la  substitution  du  sulfate  de  potasse  à  celui 
de  soude,  et  par  la  présence  simultanée  et  en  rapport  simple  des 
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deux  sulfales  de  chaux,  anhydre  et  hydraté.  Stromeyer  en  a  re« 
tiré  : 

Rappwts  moléemUires. 

duirate  de  chaux  auhydre 22,22  26  I 

—  de  potasse    —      27,63  26  i 

—  de  magnésie  —      20,03  26  i 

—  de  fer           —      0,29  »  » 

—  de  chaux  hydratée 28,46  27  1 

Chlorure  de  sodium. .' 0,19  »  • 

—  de  magnésium 0,01  » 

Oxure  Terrique 0,19  •  s 

Slonde  earbonatée. 

Natron,  trôna,  urao,  —  On  a  cru  pendant  longtemps  que  le  no- 

tronou  carbonate  de  soude  naturel  de  TÉgypte  était  un  carbo- 

•    •• 
nale  neutre  formé  de  Sd  C.  Ensuite  on  l'a  cru  semblable  au  tnm 

et  à  Vurao,  dans  lesquels  on  a  constaté  la  présence  de  1  molé- 
cule 1/2  d'acide;  mais  il  paraît  que  l'on  doit  admettre  déflniliTe- 
ment  l'existence  de  deux  carbonates  de  soude  naturels  :  l'un  neo- 
tre,  l'autre  avec  excès  d'acide. 

Carbonate  de  soude  neutre.  —  Ce  carbonate  était  connu  desan- 
ciens sous  le  nom  de  nitrum  ou  de  natrum.  On  l'extrayait,  ainsi 
qu'on  le  fait  encore  aujourd'hui,  de  quelques  lacs  situés  à  Tooest 
du  Nil,  dans  une  vallée  qui  en  a  pris  le  nom  de  vallée  detlattèt 
Natron,  Dans  l'hiver,  une  eau  d'un  rouge  violet  transsude  i  tn- 
vers  le  fond  de  ces  lacs  et  s'y  élève  à  près  de  2  mètres  ;  mais,  dans 
Tété,  cette  eau  s'évapore  complètement  et  laisse  une  couche  de 
sel  qu'on  brise  avec  des  barres  de  fer,  pour  le  livrer  immédial^ 
ment  au  commerce.  Il  est  en  masses  cristallines,  dures,  traoslo- 
cides,  qui  s'effleurissent  superGcieliement  en  absorbant  rbami- 
dite  de  l'air.  Il  contient,  d'après  l'analyse  deBeudant  : 

Rapport!  moUcttUirct. 

Acide  carbonique ?0,0  1 12,36 

Soude 43,8  113 

Kau 13,5  120 

Sulfate  de  soude  sec 7,3  8,24 

Chlorure  de  sodium 3,1  » 

Matière  terreuse 1,4  » 

Formule  :  Sd  C  4-  H. 

Sesquicarhonate  de  soude,  —  On  a  trouvé  près  de  Sukéna,  dans 
l'Étatde  Tripoli  en  Afrique,  une  quantité  considérable  de  ce  sel, 
sous  forme  de  grandes  masses  striées,  inaltérables  à  l'air  et  d'one 
si  grande  dureté  que  les  murailles  de  Cassar,  fort  actuellement 
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détruit,  en  avaient  éléconslruiles.  Ce  sel  porte  le  nom  de  trana, 
qui  n*e$t  que  l'anagramme  de  nairon.  Klaproth  en  a  relire  : 

Rapports  moléculaires. 

Soude 37  95,48  2 

Acide  carbonique 38  1 38, 1 8  2,9 

Eau 22,5  200  4,2 

Suirale  de  soude 2,5  »  » 

d'où  l'on  lire  très-sensiblement  Sd»C»+4H. 

Le  môme  sel  a  été  observé  par  MM.  Boussingault  et  Mariano  de 
Rivero,  au  village  de  Lagunilla,  dans  les  environs  de  Mérida, 
en  Colombie.  On  le  trouve  dans  un  terrain  argileux,  qui  contient 
aussi  de  gros  fragments  de  grès  secondaire.  Il  y  forme  un  banc 
peu  épais  recouvert  par  une  couche  d'argile  qui  contient  des 
cristaux  de  Gay-lussùe. 

Biearbonnate  de  soude.  —  Ce  sel  existe  dans  un  grand  nombre 
d'eaux  minérales  saturées  d'acide  carbonique  :  telles  sont  surtout 
celles  de  Vais  et  de  Vichy  en  France,  et  celles  de  Seltz  et  de  Carls- 
baden  Allemagne.  Mais  on  ne  peut  l'en  retirer  par  Tévaporation, 
qui  fait  perdre  au  sel  une  partie  de  son  acide  carbonique.  On  est 
donc  obligé  de  le  préparer  artificiellement  en  saturant  d'acide 
carbonique  le  carbonate  de  soude  neutre  ordinaire  du  com- 
merce. 

Quant  au  carbonate  de  soude  neutre,  anciennement  on  se  le 
procurait  presque  exclusivement  par  l'incinération  de  plusieurs 
plantes  de  la  famille  des  chénopodées  qui  croissent  sur  le  bord 
de  la  mer,  en  Espagne  et  dans  le  midi  de  la  France  ;  mais  après 
ia  révolution  de  1789,  les  relations  avec  l'Espagne  s'étant  trou- 
vées interrompues,  le  gouvernement  français  demanda  aux  chi- 
mistes un  procédé  pour  retirer  la  soude  du  sel  marin,  et  parmi 
les  moyens  qui  furent  alors  proposés,  il  y  en  eut  un,  ^donné  par 
Leblanc,  qui  réussit  parfaitement  et  qui  n'a  pas  cessé  d'être  em- 
ployé depuis;  de  manière  qu'à  partir  de  cette  époque,  la  France 
a  été  affranchie  d'un  tribut  considérable  à  l'étranger. 

Pour  convertir  le  chlorure  de  sodium  en  carbonate  de  soude , 
on  commence  par  le  changer  en  sulfate  de  soude  sec,  au  moyen 
d'un  traitement  par  l'acide  sulfurique  concentré.  On  opère  dans 
un  appareil  fermé,  et  l'on  reçoit  dans  l'eau  l'acide  hydrochlori* 
que  qui  se  dégage,  lorsqu'on  veut  le  recueillir  mais,  comme  on 
est  loin  de  pouvoir  utiliser  tout  celui  que  l'on  produirait  ainsi,  le 
plus  souvent  on  opère  la  décomposition  du  chlorure  dans  un  four 
chauQé,  oii  le  sulfate  formé  se  dessèche  immédiatement.  On  môle 
ensuite  le  sulfate  de  soude  avec  partie  égale  de  craie  et  demi-par- 
tie decharbon  pulvérisés,  et  l'on  chauffe  le  mélange,  dans  un  four 
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à  réverbère,  jusqu* à  ce  que  la  fusion  en  soit  complète.  Dans  cette 
opération,  le  charbon  réduit  le  sulfate  de.  soude  à  l'état  de  sul- 
fure de  sodium,  et  celui-ci  éprouve  une  double  décomposition  1  js 
avec  le  carbonate  de  chaux,  d*où  résultent,  d'une  part,  du  carbo-  1  l 
nate  de  soude  soluble  dans  Teau,  et  de  Taulre  un  composé  de  Ik 
sulfure  decalcium  et  de  chaux  sensiblement  insoluble.  On  traite  iîie 
donc  par  l'eau  plusieurs  fois,  on  concentre  les  liqueurs,  et  on  les  la^ 
laisse  crilalliser. 

D'autres  fois,  cependant,  on  évapore  à  siccité,  et  on  obtient 
ainsi  un  sel  anhydre  qui  offre  un  grand  avantage  pour  le  trans- 
port et  la  conservation,  à  cause  de  la  grande  quantité  d'eau  qui 
existe  dans  le  sel  cristallisé.  Dans  le  commerce,  on  connaît  ces 
deux  produits  sous  des  noms  différents  :  on  nomme  cristaux  ^ 
soude  le  carbonate  cristallisé,  et  sel  de  soude  le  carbonate  dess^ 
ché(i). 

Le  carbonate  de  soude  est  blanc,  d'une  saveur  alcaline,  etr^^' 
dit  fortement  le  sirop  de  violettes.  Cette   double  réaction   ^^ 
cause  qu'il  a  longtemps  été  considéré  comme  un  sel  avec  ex^^  . 
de  base,  et  qu'il  a  porté  le  nom  de  sous-carbonate  de  soude.  VL^^^ 
sa  composition,  que  j'ai  exposée  plus  haut,  doit  le  faire  consic^^ 
rer  comme  un  sel  neutre.  Il  est  bien  soluble  dans  Teau,  bea 
coup  plus  à  chaud  qu'à  froid,  et  cristallise  facilement  par  le  r 
froidissemcnt.  Les  cristaux  sont  des  prismes  rhomboïdaux  ou 
octaèdres  tronqués  par  les  deux  bouts;  mais  le  plus  souvent  ils  so^^ 
très-irréguliers  ou  réunis  en  masse.  Ils  sont  transparents  et  cor^  ' 
tiennent  63  pour  100  d'eau  de  cristallisation  :  ce  sel  devient  o 
que,  s'effleuril  à  l'air  et  s'y  réduit  en  petits  cristaux  fins  qui  n 
reliennentplus  que  30  pour  iOO  d'eau.  Exposé  au  feu,  il  y  éprouva 
d'abord  la  fusion  aqueuse,  puis  il  s'y  dessèche  et  ne  se  fond  plu^ 
qu'au-dessus  de  la  chaleur  rouge. 

Le  carbonate  de  soude  fait  une  vive  effervescence  avec  les  aci^ 
des,  et  forme,  avec  les  dissolutions  de  chaux,  de  magnésie,  d^ 
plomb,  de  baryte^  etc.,  des  précipités  qui  sont  entièrement  so^ 
lubies  dans  Tacide  nitrique.  Ordinairement,  cependant,  les  pré-^ 
cipités  formés  par  les  sels  de  plomb  et  de  baryte  ne  se  redissol^ 
vent  pas  en  entier,  à  cause  d'une  quantité  plus  ou  moins  grandi? 
de  sulfate  de  plomb  ou  de  baryte  insoluble,  dû  à  ce  que  le  carbo-- 
nate  de  soude  du  commerce  est  rarement  exempt  de  sulfate  de 
soude  :il  faut  choisir  celui  qui  en  contient  le  moins,  ou,  ce  qui 

(l)  On  peut  aussi  obtenir  le  carbonate  de  soude  en  décomposant  le  sulfate  de 
soude  par  Tacétate  de  chaux  provenant  des  fabriques  d'acide  pyroligneux  Ors 
forme  alors  du  sulfate  de  chaux  presque  insoluble,  et  de  l'acétate  de  soude 
soluble.  Celui-ci,  desséché  et  calciné,  donne,  par  la  solution  dans  Tean,  da 
carbonate  de  soude  presque  pur. 
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t  la  môme  chose,  celui  qui,  après  avoir  été  précipité  par  le 
omb  ou  la  baryte,  laisse  le  moins  de  sulfate  insoluble  dans  l'a- 
ie nitrique. 

Le  carbonate  de  soude  est  employé,  en  pharmacie,  pour  for- 
er un  grand  nombre  de  sels  à  base  de  soude,  et  surtout  pour 
itenir  la  soude  caustique  liquide,  dite  lessive  des  savonniers  ;  lui- 
ème  est  quelquefois  usité  en  médecine,  comme  excitant,  fon- 
ini  et  dissolvant  de  certains  calculs  urinaires  ;  mais  son  plus 
and  usage  est  pour  les  verreries,  les  blanchisseries,  les  savon- 
tries  et  les  ateliers  de  teinture. 

Soude  et  cliaux  carbonatées. 

Gay-lassUe.  —  Ainsi  que  je  Tai  dit  précédemment,  ce  sel  à 
uble  base  a  été  trouvé  par  M.  BoussingauU  dans  la  couche  d'ar- 
le  qui  recouvre  l'urao,  à  Lagunilla.  Il  s'y  présente  en  cristaux 
i  dérivent  d'un  prisme  rhomboïdal  oblique  de  68"*  50'  et  iW 
\  dont  la  base  est  inclinée  sur  les  faces  de  96®  30'.  Les  cristaux 
in  altérés  sont  transparents;  mais  ils  deviennent  opaques  à  l'air, 
«it  l'humidité  les  décompose  lentemenL  Ils  pèsent  1^93  ;  iis 
yent  la  chaux  sulfatée,  et  sont  rayés  par  la  chaux  parbonatée. 
(  décrépitent  au  feu,  et  deviennent  opaques  en  perdant  l'eau 
fils  contiennent.  L'acide  chlorhydrique  les  dissout  avec  effer- 
scence  ;  l'oxalate  d'ammoniaque  précipite  la  chaux  de  la  disso- 
tion  ;  la  liqueur,  évaporée  et  calcinée,  laisse  pour  résidu  du 
ilorure  de  sodium.  L'analyse  a  montré  que  la  gay-Iussile  était 
imposée  de  : 

Carbonate  de  soude 35,8  i  molécule. 

—         de  chaux 34  1 

Eau 30,2  5 


■  • 


Formule  :  Sd  C  -f  Ca  C  +  5H. 


Sonde  nliratée. 


Ce  sel  était  nommé  autrefois  nitre  cubique^  parce  qu'il  cristallise 
i  rhomboèdres  obtus,  que  l'on  prenait  pour  un  cube,  mais  qui 

I  diffère  beaucoup,  puisque  ses  angles  dièdres  sont  de  106®  33' 
73®  27'. 

II  pèse  2,096  ;  il  présente  une  saveur  piquante  et  amère  ;  il  est 
lubie  dans  3  parties  d'eau  à  16®,  dans  une  partie  d'eau  à  50®, 
dans  moins  que  son  poids  d'eau  bouillante.  La  solution  ne  pré- 
pite  par  aucun  des  réactifs  qui  font  reconnaître  la  potasse. 
>rsqu'il  est  pur,  il  est  formé  de  : 
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Acido  DÎtrique 62,8 

Soude 37,2      Formule  :  Sd  Az. 


-M 

iÈ 

il 


U 


11  ne  contient  pas  d'eau. 

Pendant  longtemps  ce  sel  a  été  un  produit  de  l'art,  et  il  nof- 
frait  d'ailleurs  aucun  emploi  utile;  mais  vers  Tannée  1820,  il  a 
été  découvert  au  Pérou,  sur  une  étend.ue  de  plus  de  40  lieues,  aa 
nord  et  à  l'ouest  d'Atica,  dans  la  province  de  Taracapa,  et  an 
sud  de  cette  ville,  jusque  près  de  la  rivière  de  Loa.  Le  pays  forme       Jic 
un  bassin  élevé,  fermé  à  l'ouest  par  les  falaises  de  la  mer,  au  nord       ^^^ 
et  à  l'est  par  des  collines  de  grès,  et  au  sud  par  le  ravin  dans 
lequel  coule  la  Loa.  Vers  le  milieu  du  bassin,  il  existe  une  forèV 
souterraine  composée  de  grands  arbres  qui  ont  la  couleur  du 
vieil  acajou.  La  matière  saline  se  trouve  au-dessus,  en  lits  distinct^i 
séparés  par  de  minces  couches  de  terre  argileuse  brune.  Po^^ 
l'extraire,  on  bocarde  les  parties  les  plus  riches,  et  on  les  ir^^^^ 
par  l'eau  bouillante  pour  avoir  une  solution  saturée.  On  fait  cc*^^* 
talliser.  Le  résidu,  qui  est  rejeté,  contient  encore  plus  de  la  na.^^' 
lié  du  nitrate  qu'il  pourrait  fournir. 

D'après  une  analyse  de  M.  Hayes,  le  sel  natif  se  composée^  ^** 

•     Nitrate  de  soude «4,98 

Sulfate  de  soude 3,00 

(Ihlorure  de  sodium i'8,69 

lodiire  de  sodium 0,63 

Coquilles  et  marne ^,60 

Mais  la  pureté  en  est  certainement  très-variable,  et  M.  Maria  ^^ 
de  Rivero,  qui  en  a  donné  la  première  description,  annonce  q  *^^ 
le  nitrate  de  soude  est  parfaitement  pur  dans  quelques  parties. 

Le  nitrate  de  soude  est  aujourd'hui  substitué  avec  avantage  r^  ^ 
nitrate  de  potasse  pour  la  fabrication  de  l'acide  nitrique,  à  cau^^ 
de  son  bas  prix  d'abord,  et  ensuite  parce  qu'il  contient  62,8  poi^  ^ 
iOO  d'acide,  au  lieu  de  53,44  que  renferme  le  nitre  ordinaire"' 
Mais  il  ne  convient  pas  pour  la  fabrication  de  la  poudre,  parc^ 
qu'il  s'humecte  à  l'air. 

lioade  boraiée. 

Ce  sel,  formé  par  la  combinaison  de  l'acide  borique  avec  1^ 
soude,  se  nommait  autrefois  borax^  nom  tiré  de  l'arabe  ;  tinckalf 
qui  paraît  être  son  nom  indien;  enfin  chrysocoUe^  de  deux  mot^ 
grecs  qui  indiquent  l'usage  qu'on  en  fait  pour  souder  l'or.  Le  bo- 
rax se  trouve  dans  un  assez  grand  nombre  de  lieux,  mais  surtout 
dans  l'Inde,  au  Thibet,  en  Chine,  et  dans  deux  mines  duPotosi, 
au  Pérou  ;  c'est  du  Thibet  que  venait  anciennement  la  plus  grande 
partie  de  celui  du  commerce. 
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Le  borax  existe  dissous,  ou  se  forme  dans  les  eaux  de  plusieurs 
Jacs  de  celte  dernière  contrée;  il  paraît  qu'il  cristallise  dans  la 
vase  de  ces  lacs,  et  surtout  vers  leurs  bords,  par  le  dessèchement 
partiel  qui  s'y  opère  pendant  le  temps  des  plus  fortes  chaleurs  ; 
on  l'en  retire  et  on  le  livre  au  commerce  tel  qu'il  est,  c'est-à-dire 
sali  par  de  l'argile  et  par  une  matière  grasse  particulière,  sapo- 
nifiée à  Taide  d'un  excès  de  soude. 

Ce  borax  brut  de  l'Inde,  ou  tinckal^  est  remarquable  par  sa 

forme  ;  il  se  présente  presque  toujours  en  prismes  hexagones  ou 

octogones  très-comprimés,  terminés  par  une  base  oblique  et  par 

deux  facettes  (var.  dihexaèdre  Haiiy).  Ces  cristaux  sont  toujours 

très-petits,  translucides  ou  opaques,  blanchâtres  ou  verdàtres, 

mélangés  d'argile  et  doux  au  toucher.  Haiiy  les  faisait  dériver  d'un 

prisme  rectangulaire  oblique,  dont  deux  des  faces  répondaient 

aux  deux  plus  larges  faces  du  prisme  hexaèdre  ;  mais  on  prend 

aujourd'hui  pour  forme  primitive  le  prisme  rhomboïdal  oblique, 

dont  les  laces  inclinées  entre  elles  de  86"*  30'  et  93"*  30',  répondent 

aux  quatre  petites  faces  du  prisme  hexaèdre  ;  et  c'est  sur  ces 

quatre  faces,  allernativement,  que  se  trouvent  placées  les  deux 

facettes  de  chaque  base. 

On  trouvait  aussi  autrefois  dans  le  commerce  un  borax  demi- 
rarûné,  dit  borax  de  Chine,  qui  se  présentait  sous  la  forme  de  mas- 
ses ou  de  croûtes  de  4  à  5  /centimètres  d'épaisseur,  amorphes 
d'un  côté,  terminées  par  des  pointes  de  cristaux  de  l'autre,  et 
assez  semblables,  quant  à  Textérieur,  au  sucre  de  lait. 

Pendant  longtemps  les  Hollandais  ont  élé  presque  exclusive- 
ment en  possession  de  l'art  de  raffmer  le  borax.  Ce  n'est  guère 
qu'en  1818  que  Uobiquet  est  parvenu  à  le  puriQer  et  à  nous 
affranchir  de  la  sujétion  où  nous  nous  trouvions  placés  à  cet  égard  ; 
mais  bientôt  après,  la  grande  extension  qui  fut  donnée  à  l'extrac- 
tion de  l'acide  borique  des  lagoni  de  Toscane,  est  venue  anéantir 
l'importation  du  borax  de  l'Inde  et  sa  purification  ;  et  maintenant 
tout  le  borax  dû  commerce  est  fabriqué  artiûciellement  en  com- 
binant l'acide  borique  de  Toscane  avec  la  soude.  C'est  en  se  livrant 
à  cette  fabrication,  que  MM.  Buran  et  Payen  ont  découvert  qu'en 
changeant  les  circonstances  de  la  cristallisation,  on  faisait  varier 
la  forme,  la  composition  et  les  propriétés  du  sel.  De  telle  sorte 
qu'on  connaît  maintenant  deux  espèces  de  borax  raffiné,  que  l'on 
désigne,  d'après  la  forme  de  leurs  cristaux,  sous  les  noms  de  borax 
prismatique  et  de  borax  ociaédrique. 

Le  borax  prismatique  est  le  plus  anciennement  connu.  Il  est  en 
gros  cristaux  blancs,  d'une  transparence  imparfaite  et  d'une  sa- 
veur alcaline  ;  il  verdit  également  le  sirop  de  violettes,  ce  qui  le 
distingue  de  l'alun.  Lorsque  les  cristaux  présentent  quelques 
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faces  déierminables,  il  est  rare  qu'on  n'y  reconnaisse  pas  le  prisme 
reclangulaire  de  Haiiy,  terminé  par  une  portion  de  base  inclinie 
de  iOC*  T  sur  la  face  du  prisme,  et  par  deux  facéties  latérales 
(forme  émoussée  de  Haûy). 

Le  borax  prismatique  pèse  1,705  ;  il  s'erfleurit  superficiellement 
dans  un  air  sec  et  n'éprouve  point  d'altération  dans  un  air  hu- 
mide ;  il  est  soluble  dans  8  à  40  parties  d'eau  froide  et  dans  3  par- 
ties seulement  d'eau  bouillante  ;  sa  dissolution  concentrée,  addi- 
tionnée d'acide  sulfurique,  nitrique  ou  chlorhydriqae,  laisse 
cristalliser  de  l'acide  borique,  sous  forme  de  lames  brillantes  et 
nacrées.  Il  contient  iO  molécules  d'eau  ou  47,10  pour  iOO. 

Le  borax  exposé  au  feu  se  fond  dans  son  eau  de  cristallisation, se 
boursoufle  considérablement,  se  dessèche,  et  enfin  se  fond,  à  li 
chaleur  rouge,  en  un  verre  transparent  et  incolore.  Ce  verre  jouit 
de  la  propriété  de  dissoudre  la  plupart  des  oxydes  métalliques  et 
de  prendre  une  couleur  particulière  pour  chacun  d'eux,  de  ma- 
nière qu'on  l'emploie  dans  les  essais  docimasiques  pour  recon- 
naître ces  oxydes.  Mais  son  plus  grand  usage  est  pour  faciliter  la 
soudure  des  métaux,  en  dissolvant  l'oxyde  qui  les  recouvre  et 
empêchant  qu'il  ne  s'en  forme  d'autre  par  le  contact  de  l'air. 

Le  borax  octaédrique  dilTère  du  premier  par  sa  forme,  qui  est 
l'oclaèdre  régulier  ;  par  sa  pesanteur  spécifique  plus  grande;  car 
elle  Cbt  de  1,815  ;  enfln  parce  qu'iLne  contient  que  5  molécules 
d'eau  de  cristallisation,  ou  30,81  pour  100.  Les  cristaux,  au  lieu 
de  s'effleurir  dans  un  air  sec  comme  les  premiers,  s'y  conservent 
intacts,  tandis  qu'au  contraire  ils  deviennent  opaques  et  se  déli- 
tent dans  l'air  humide.  Pour  les  arts,  ce  borax  offre  de  très- 
grands  avantages  sur  le  premier  :  il  est  plus  dur,  plus  tenace,  et 
ne  se  divise  pas  en  éclats  par  le  frottement  ;  il  se  boursoufle 
moins  lorsqu'on  le  fond,  et  procure  des  soudures  plus  promptes 
et  plus  parfaites  (1).  EnOn  il  offre  une  grande  économie  dans  le 
transport  et  l'emmagasinage,  puisqu'il  contient  plus  de  matière 
réelle  sous  le  même  poids  et  le  même  volume.  Mais  cette  raison 
même  doit  le  faire  rejeter  de  la  médecine,  où  les  doses  fixées  par 
les  formulaires  ont  été  établies  d'après  la  composition  du  borax 
prismatique. 

Voici  comment  on  obtient  le  borax  octaédrique  :  au  lieu  de 
former  une  dissolution  bouillante  de  borax  qui  marque  seul^ 
ment  20  degrés  au  pèse-sels  de  Baume,  et  qui,  en  raison  de  ce 
faible  degré  de  concentration,  ne  commence  à  cristalliser  qu'à 

(1)  Plusieurs  fois  des  ouvriers  se  sont  adressés  à  moi  pour  connaître  la  nttun 
d'une  substance  que  plusieurs  d'entre  eux  emploient  avec  plus  d'avant»|8 
encore,  pour  la  soudure  dos  métaux,  et  dont  on  leur  fait  un  secret.  Celte  sub- 
stance est  du  borax  fondu  et  anhydre. 
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55  OU  50  degrés  de  température  et  ne  produit  que  du  borax 
prismatique,  on  forme  une  dissolution  bouillante  qui  marque 
30  degrés  au  pèse-sels.  Alors  celle  dissolution  commence  à  cris- 
talliser à  79  degrés  et  dépose  du  borax  oclaédrique  tant  qu'elle 
est  au-dessus  de  56  degrés  de  température.  Au-dessous  de  ce 
terme  elle  ne  donne  plus  que  du  borax  prismatique,  comme  la 
première. 
Voici  la  composition  des  trois  espèces  de  borax  : 

Prismatique.        Octaédriqiue.  Anhydre. 

Acide  borique 36,33  47,79  69,06 

Soude 16,37  21,41  30,91 

Eau 47,10  30,80  » 


•*•  •      •     ..< 


Sd  B«  -h  lOH.  Sd  B«  4-bH.         Sd  B*. 

Tinkalzite.  —  Stfus  ce  nom,  M.  Phipson  a  fait  connaître  un  borate 
sodico-calcique  du  Pérou,  trouvé  dans  les  couches  de  nitrate  de 
soude.  11  est  en  tubercules  assez  tendres,  .à  cassure  soyeuse; 
traité  par  l'eau,  il  lui  cède  du  borax  et  du  sel  marin.  Sa  composi- 
tion parait  se  rapprocher  de  : 

NaO,^BoO»-f2CaO,3BoO'-4-  lOFIO. 
Iloilliim  et  alumlnlam  flnomréfli. 

Fluorure  aluminosodique^  alumine  fluaiée  alcaline^  cryolite  ou 
eigstein.  —  Ce  minéral  n'a  encore  élé  trouvé  qu'à  Ivikaet,  dans  le 
Groenland.  Il  y  forme  des  veines  dans  un  granité  stannifère  et 
Wolframifère.  Il  est  en  masses  lamelleuses,  d'un  blanc  laiteux, 
qui  possèdent  trois  clivages  perpendiculaires.  Il  a  un  aspect 
vitreux,  un  peu  perlé;  il  pèse  2,963.  Il  est  rayé  par  le  fluate  de 
chaux.  Il  parait  formé,  d'après  une  analyse  de  Berzélius,  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Fluor 54,07  439  12 

Aluminium 13  76  2 

Sodium 32,93  115  3 

Formule:  Al  F»  4- 3Sd  F. 

FAMILLE  DU  POTASSIUM. 

Cette  famille  est  moins  nombreuse  et  moins  variée  que  celle  du 
sodium  ;  elle  ne  comprend  guère  que  le  potassium  chloruré,  la 
potasse  nitratée,  la  potasse  sulfatée,  la  potasse  et  Yalumine  sulfatées  ; 
enfin  la  potasse  unie  à  la  soude,  à  la  lilhine  et  à  d'autres  bases 
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silicalées.  Quanta  ces  derniers  composés,  nous  nous  contente- 
rons d'en  donner  le  tableau,  ne  devant  traiter  que  de  quelques 
espèces  en  particulier. 

PotaMlum  cliloniré. 

Muriate  dépotasse.  —  Ce  sel  ne  se  trouve  pas  pur  et  isolé  dans  le 
règne  minéral.  Il  existe  seulement  mélangé  en  petite  quantité  au 
sel  gemme  de  quelques  mines  d'Allemagne,  où  il  a  été  décourert 
par  M.  Yogel.  Il  cristallise  en  cube  comme  le  sel  marin,  mais  il 
s'en  distingue  par  le  précipité  jaune  qu'il  forme  dans  le  sololéde 
chlorure  de  platine.  Décomposé  par  l'acide  sulfurique,  il  donae, 
au  lieu  de  sulfate  de  soude  prismatique,  fragile  et  trèsefQores- 
cent,  un  sel  qui  cristallise  en  pointes  de  dodécaèdre  pyramidal, 
très-dur  et  non  efflorescent. 

Potasie  nKntée. 

Ce  sel,  qui  porte  aussi  les  noms  de  nitre  et  de  salpêtre^  se  trouve 
en  assez  grande  quantité  dans  la  nature,  mais  non  en  masses  con- 
sidérables. Il  est  disséminé  dans  le  sol,  et  vient  se  montreras^ 
surface  sous  la  forme  d'une  effiorescence  blanche,  qu'on  enlève 
lorsqu'elle  a  acquis  une  certaine  épaisseur,  et  qui  ne  tarde  pasd^ 
se  reproduire.  C'est  ainsi  qu'on  se  procure  le  nitre  dans  l'Iode, 
dans  l'Amérique  méridionale  et  dans  quelques  contrées^de  l'Es- 
pagne ;  mais  la  plus  remarquable  de  ces  nitrières  est  sans  contredit 
celle  du  Pulo  de  la  Molfetta,  découverte  en  1783  dans  le  royaunae 
de  Naples,  pac  M.  Fortis.  Ce  Pulo  est  un  enfoncement  circulaire 
d'environ  ^100  mètres  de  circonférence  et  de  33  mètres  de  profon- 
deur; il  parait  avoir  été  creusé  par  affaissement  dans  une  pierre 
calcaire  coquillière,  et  est  percé,  sur  les  côtés,  de  trous  servant 
d'ouvertures  à  des  grottes  qui  se  prolongent  sous  le  terrain.  C'est 
contre  toute  la  paroi  de  ces  grottes  que  l'on  trouve  une  grande 
quantité  de  nitre  presque  pur,  et  qui  s'y  régénère  dans  l'espace 
d'un  mois  à  six  semaines,  sans  qu'on  puisse  attribuer  sa  régéné- 
ration à  la  fréquentation  des  animaux  ;  car  on  a  remarqué  que 
les  grottes  les  plus  riches  sont  celles  que  la  petitesse  de  leur  ou- 
verture met  à  l'abri  de  leur  atteinte. 

Mais,  comme  les  mines  de  salpêtre  naturel  sont  loin  de  pouvoir 
sufQre  à  la  grande  consommation  que  l'on  fait  de  ce  sel,  on  a 
établi  des  nitrières  artificielles  en  France,  et  surtout  en  Alle- 
magne, en  exposant,  sous  des  hangars  humides,  des  terres  cal- 
caires môlées  de  substances  végétales  et  animales. 

Lorsqu'on  juge  la  formation  du  nitre  sufflsamment  avancée,  on 
lessive  les  terres  et  on  traite  les  liqueurs  à  peu  près  de  la  même 
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manière  que  je  le  dirai  tout  à  Theure  pour  la  fabrication  du  sal- 
pêtre à  Paris. 

On  a  cru  pendant  longtemps  que,  dans  les  nitrières  artificielles, 
la  formation  de  l'acide  nitrique  et,  par  suite,  celle  des  nitrates, 
était  due  à  la  combinaison  de  l'azote  des  substances  animales 
avec  Toxygène  de  Tair,  et  l'on  admettait  qu'il  en  était  de  même 
pour  les  nitrières  naturelles,  et  que  toujours  les  animaux  ou  les 
irégétaux  fournissaient  l'azote  nécessaire  à  la  formation  de  l'acide. 
liais  cette  théorie  est  tout  à  fait  inadmissible,  quand  on  pense  à 
l'abondante  production  de   nitre  qui  a  lieu  dans   les  plaines 
sablonneuses  de  la  Perse,  de  l'Arabie  et  des  Indes,  dans  les 
grottes  de  Gey lan,  aru  Pulo  de  la  Molfetta,  dont  il  a  été  parlé  plus 
liaut,  enGn  à  la  surface  des  bancs  de  craie  de  la  Roche-Guyon, 
près  de  Mantes  (Seine-et-Oise).  Pour  tous  ces  lieux,  oii  la  produc- 
tion du  nitre  ne  peut  être  attribuée  à  des  matières  animales  qui 
n'y  existent  pas,  on  est  obligé  d'admettre  l'explication  de  M.  Lon- 
champ,  que  l'acide  nitrique  se  forme  aux  dépens  des  éléments 
de  l'air,  absorbés  et  condensés  par  les  terrains  poreux;  de  même 
que  le  charbon  condense  et  détermine  la  combinaison  de  l'hy- 
drogène et  de  l'oxygène  qu'il  a  absorbés  à  l'état  de  mélange. 
Ij^acidiûcation  de  l'azote  est  d'ailleurs  favorisée  par  la  présence 
de  la  chaux,  de  la  magnésie,  et  par  celle  de  la  potasse  provenant 
du  détritus  des  végétaux  que  les  vents  portent  jusque  dans  les 
endroits  les  plus  incultes  ;  ou  qui  résulte  de  la  décomposition 
lente  des  minéraux  qui  la  contiennent.  Cette  explication,  une  fois 
admise  pour  les  nitrières  naturelles,  tend  à  faire  changer  celle 
des  nitrières  artificielles;  car  si,  dans  un  cas,  l'acide  nitrique  se 
forme  aux  dépens  des  principes  de  l'air,  pourquoi  dans  l'autre  la 
même  formation  n'aurait-elle  pas  lieu?  Il  est  probable,  en  effet, 
que,  dans  tous  les  cas,  l'acide  nitrique  est  produit  par  l'oxygé- 
nation de  Tazote  atniosphérique,  et  que  les  substances  animales 
agissent  surtout  en  fournissant  de  l'ammoniaque,  qui,  de  même 
que  toute  base  forte,  tend  à  déterminer  la  formation  d'un  acide, 
lorsque  les  éléments  s'en  trouvent  réunis. 

A  Paris,  la  formation  du  salpêtre  est  due  aux  mêmes  causes; 
car  cette  grande  ville,  présentant  un  grand  nombre  d'endroits 
bas,  peu  aérés,  saturés  d'exhalaisons  animales,  et  entourés  de  murs 
calcaires,  peut  être  considérée  comme  une  immense  nitrière  arti- 
ficielle. On  a  donc  soin  d'inspecter  tous  les  plâtras  qui  provien- 
nent de  la  démolition  des  vieux  murs;  et,  lorsqu'on  reconnaît 
qu'ils  contiennent  une  quantité  de  nitre  exploitable,  on  les  trans- 
porte dans  les  ateliers  des  salpôtriers,  où  ils  sont  pulvérisés  et 
lessivés.   L'eau  en  dissout  sept  sels  dont  les  proportions,  sur 
iOO  parties,  sont  d'environ  70  de  nitrate  de  chaux  et  de  magnésie, 
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10  de  sel  marin,  10  de  nilrate  de  potasse  el  5  de  sulfate  dechaoz 
et  de  chlorhydrates  de  chaux  et  de  magnésie.  On  fait  évaporer 
cette  eau  depuis  5  jusqu'à  25  degrés,  dans  une  chaudière  de 
cuivre,  où  elle  se  trouble  et  précipite  une  matière  boueuse,  que 
Ton  reçoit  dans  un  chaudron  placé  au  fond  de  la  liqueur  et  sus- 
pendu à  une  poulie,  aQn  qu'on  puisse  le  retirer  de  temps  eo 
temps.  On  ajoute,  dans  la  liqueur  à  23  degrés,  une  dissolaiioa 
de  potasse  du  commerce,  laquelle  y  forme  uu  précipité  dûi  la 
décomposition  des  nitrates  et  chlorhydrates  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie,  et  produit,  d'un  autre  côté,  du  nitrate  de  potasse  et  da 
chlorure  de  potassium  qui  restent  dans  la  liqueur. 

Lorsque  la  précipitation  est  opérée,  on  porte  la  liqueur  dans  aa 
réservoir  placé  à  proximité  de  la  chaudière;  et,  quand  elle  est 
reposée  et  éclaircie,  on  la  remet  dans  la  chaudière  pour  la  laire 
évaporer  de  nouveau. 

Cette  liqueur  contient  alors  une  grande  quantité  de  nitrate  de 
potasse,  tout  le  sel  marin  de  l'eau  de  lessivage,  du  chlorure  de 
potassium,  et  une  certaine  quantité  de  sels  calcaires  et  magné- 
siens échappés  à  la  précipitation  par  la  potasse.  Lorsqu'elle  ap- 
proche de  42  degrés,  le  sel  marm  s'en  sépare  :  on  l'enlève  avee 
des  écumoires,  et  on  le  met  égoutler  dans  un  panier  placé  ao- 
dessus  de  la  chaudière.  Quand  la  liqueur  est  parvenue  t  45  d^ 
grés,  on  la  laisse  reposer,  et  on  la  porte  dans  des  vases  de  cuivre 
où  elle  cristallise  :  on  décapte  l'eau-mère,  on  fait  égoutter  le  sel, 
on  le  lave  une  fois  dans  Teau  de  lessivage  à  5  degrés;  et,  après 
1  avoir  fait  sécher,  on  le  livre  à  Tadministration  centrale  sous  le 
nom  de  salpêtre  brut  :  il  contient  alors  de  0,85  à  0,88  de  nitrate 
de  potasse,  et  le  reste  se  compose  de  beaucoup  de  sel  marin,  d'un 
peu  de  chlorure  de  potassium  et  de  sels  déliquescents. 

On  procède  au  raflinage  de  ce  salpêtre  en  le  mettant  dans  uoe 
chaudière,  avec  le  cinquième  de  son  poids' d^eau,  chauHaut  jus- 
qu'à i'ébullition,  et  entretenant  toujours  la  même  qucintité  d'^Q 
dans  la  chaudière  ;  par  ce  moyen  on  en  dissout  presque  que  les 
sels  déliquescents  et  le  nitrate  de  potasse,  dont  la  solubilité  aug- 
mente avec  la  température  de  l'eau,  dans  un  rapport  beaucoup 
plus  grand  que  celle  des  chlorures  de  sodium  et  de  potassium: 
ces  sels  se  précipitent  donc  au  fond  de  la  liqueur,  et  sont  enlevés 
avec  soin;  lorsqu'il  ne  s'en  sépare  plus,  on  clariUe  la  liqueur 
avec  de  la  colle,  on  l'étend  d'eau,  de  manière  à  en  compléter  le 
tiers  du  poids  du  salpêtre  employé,  et  on  la  fait  cristalliser.  On 
trouble  la  cristallisation  pour  avoir  le  sel  dans  un  certain  étal  de 
division;  on  le  lave  avec  de  l'eau  saturée  de  nitre,  pour  le  priver 
des  sels  déliquescents  qui  s'y  trouvent  encore  ^  enfin  on  le  bit 
égoutter  el  sécher. 
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Ce  sely  ainsi  obtenu,  sert  à  la  fabrication  de  la  poudre  à  canon; 
mais  celui  que  radminislration  livr»  ^  commerce,  ou  n'a  pas 
été  troublé  pendant  sa  crislallisalion,  ou  A  é(é  redissous  et  mis  à 
rristalliser  de  nouveau  ;  car  il  est  en  masses  considérables,  for- 
mées de  cristaux  prismatiques  longs  et  cannelés.  Les  cristaux 
isolés  sont  ordinairement  des  prismes  hexaèdres  aplatis,  termi- 
nés par  un  biseau.  Ces  cristaux  dérivent  d'un  prisme  droit  rhom- 
boldal  dont  les  angles  sont  d'environ  120  degrés  et  GO  degrés. 

Le  nitrate  de  potasse  est  blanc,  d'une  saveur  fraîche  et  pi(|uante, 
soluble  dans  4  à  5  parties  d'eau  froide  et  dans  le  quart  de  son 
poids  d'eau  bouillante.  Il  se  fonda  une  douce  chaleur,  et  se  prend, 
par  le  refroidissement,  en  une  masse  blanche,  opaque,  nommée 
crîital  minêfal;  à  la  chaleur  rouge  il  dégage  du  gaz  oxygène,  et 
passe  à  l'état  de  nitnte  ;  une  chaleur  plus  forte  décompose  même 
Tacide  nitreux,  et  la  potasse  reste  à  nu,  mais  jamais  pure,  ce- 
pendant. 

Le  nitrate  de  potasse  enflamme  tous  les  corps  combustibles  à 
la  chaleur  rouge;  il  fuse  sur  les  charbons  ardents  ;  mêlé,  dans  la 
proportion  de  0,750,  avec  0,125  de  charbon  et  autant  de  soufre, 
il  constitue  la  poudre  à  canon. 

Il  sert  à  l'extraction  de  l'acide  nitrique  et  à  la  fabrication  de 
l*acide  sulfurique.  Son  utilité,  en  médecine,  est  d'être  diurétique, 
étant  pris  à  petites  doses;  car  il  ne  faudrait  paâ  le  prescrire  en 
trop  grande  quantité  à  la  fois  ;  il  pourrait  alors  agir  comme 
poUon. 

Composition  :  acide  nitrique  53,48,  potasse  46,55. 

PotaMC  sulfatée. 

Tartre  vitriolé^  sel  de  duobus,  —  Ce  sel  ne  se  trouve  qu'en  petite 

quantité  parmi  les  produits  des  éruptions  volcaniques;  il  recouvre 

'^s  laves  récentes  d'un  enduit  léger,  ou  forme  dans  leurs  cavités 

^^  petites  masses  mamelonnées,  quelquefois  colorées  en  verdâ- 

^1*6  ou  en  bleu&tre  par  des  sels  cuivreux.  Pour  le  besoin  des  arts 

^^  pour  la  pharmacie,  on  le  prépare  avec  le  résidu  de  la  décom- 

l^Ositiondu  nitrate  de  potasse  par  Pacide  sulfurique  (fabrication 

^c  l'acide  nitrique).  Ce  résidu  étant  du  bisulfate  de  potasse,  on 

'^  fait  dissoudre  dans  l'eau,  on  le  neutralise  par  du  carbonate  de 

I^otasse,  on  fait  évaporer  et  cristalliser. 

te  sulfate  de  potasse  cristallisé  se  présente  presque  toujours 
^^tïs  la  forme  de  dodécaèdres  triangulaires  formés  de  deux  pyra- 
^^îdcs  à  six  faces,  mais  dont  une  seule  parait.  Ces  pyramides 
^l^prochenl  tellement  de  la  régularité  de  celles  qui  dérivent  d'un 
^ikomboèdre  que,  pendant  longtemps,  on  a  pensé  que  la  forme 

Gdibouat,  Drogues,  7*  6JU .  ''•    ï»  ""    ^^ 
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primitive  élait  un  rhomBbèdre.  Mais  l'examen  des  angles  montre 
que  la  base  de  la  pyra|||idf  n'est  pas  un  hexagone  régulier,  et 
Ton  admet  aujourd'hui  que  la  forme  primitive  de  la  potasse  sul- 
fatée est  un  prisme  droit  rhomboïdal  de  118 à  119  degrés. 

Le  sulfate  de  potasse  pèse  2,4;  il  a  une  saveur  amëre  désa- 
gréable; il  est  soluble  dans  10  parties  d'eau  froide;  il  est  très- 
dur,  inaltérable  à  l'air.  11  décrépite  au  feu  en  raison  d'une  petite 
quantité  d'eau-mère  interposée,  car  il  ne  contient  pas  d'eau  de 
cristallisation.  Sa  dissolution  dans  l'eau  forme  avec  le  chlorure 
de  platine  un  précipité  jaune  grenu,  et  avec  le  nitrate  de  baryte 
un  précipité  blanc,  insoluble  dans  l'acide  nitrique. 

Potasse  et  al  aminé  sialfatées. 

II  existe  deux  composés  de  ce  genre  bien  faciles  à  distinguer: 
l'un,  soluble  dans  l'eau  et  doué  d'une  saveur  acidulé  et  astriu- 
gente,  est  presque  toujours  un  produit  de  l'art  et  porte  lé  oom 
A'alun;  l'autre,  insipide  et  insoluble,  est  une  roche  naturelle  que 
ses  rapports  de  composition  avec  le  sel  précédent  ont  fait  nom- 
mer alunite. 

Alaiilte. 

Alumine  somsulfatée  alcaline  de  Haiiy.  —Substance  pierreuseqoi 
se  présente  en  masses  compactes,  à  cassure  irrégulière  ou  légè- 
rement conchoïde,  d'un  blanc  jaunâtre  ou  rosâtre.  Quelques 
échantillons  sont  caverneux  à  la  manière  de  la  pierre  meulière 
et,  dans  ce  cas,  les  cellules  sont  ordinairement  tapissées  de  très- 
petits  cristaux  qui  sont  des  rhomboèdres  presque  cubiques,  et 
qui  sont  presque  la  seule  forme  déterminabie  sous  laquelle  se 
présente  l'alunite. 

L'alunite  pèse  de  2,694  à  2,752.  Elle  est  assez  tendre  lorsqu'elle 
est  pure;  mais  elle  est  presque  toujours  mélangée  de  quartz  ou 
Ae  feldspath,  qui  en  augmentent  beaucoup  la  dureté.  Elle  forme 
des  collines  entières  à  la  Tolfa  et  à  Piombino,  en  Italie,  et  on  ^^ 
trouve  également  en  Hongrie,  dans  les  îles  grecques,  en  Auvcr* 
gne,  à  la  Guadeloupe;  enlin  dans  beaucoup  de  terrains  volc^^^' 
ques  anciens  et  modernes,  au  milieu  des  trachytes  et  des  pon^^ 
et  toujours  accompagnée  de  feldspath  dont  les  éléments  ont  P^ 
contribuer  à  sa  formation. 

La  composition  de  l'alunite  n'est  pas  encore  bien  connue  ^ 
peut-être  n'est-elle  pas  constante.  Pour  s'en  faire  une  idée  p^^ 
juste,  je  crois  qu'il  faut  la  comparer  à  la  composition  de  Valun  ^* 
taré  dalumine  obtenu  par  M.  Hiflault,  en  neutralisant  avec  d^ 
potasse  un  soluté  d'alun  ordinaire.  Ce  précipité  était  formé  S^ 


ALUNITE. 

Acide  sulfurique...  36,19 

Alumine 35,17 

Potasse 10,82 

Eau 17,82 
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Rapports  moléculaires. 

72,38  4 

54,75  3 

18,34  1 

158,04  0 


Formule  :  Al»S»  +  Ps  S  +  9H. 

uainlenant  on  suppose  que,  dans  Talunite  naturelle,  la  silice 

e  contient  Irès-souvenl  en  proportion  considérable,  soit  en 

s  de  sa  composition,  on  trouvera  presque  toujours  le  minéral 

••••*•      .    ... 
t  des  deux  mêmes  sulfates  Al  S  et  Ps  S,  mais  dans  des  rap- 

variables. 

voici  des  exemples  : 


I.  R.  m<d. 

II.    Rapp. 

m. 

Rapp. 

IV. 

Rapp. 

V.        Rapp. 

..       16,5     5 

27            6 

27 

9 

33,6 

9 

35,49    4,18 

..     10        4 

31,80       5 

26 

6,5 

40 

8 

39,65    3,633 

..       4        i 

5,60       1 

7,3 

2 

13,8 

3 

10,02    1 

..3        4 

3,72       3 

8,2 

12 

10,6 

12 

14,83    8 

. .     56,5     » 

28,10       » 

26,5 

» 

» 

» 

»        » 

»        » 

1,44       » 

4 

» 

» 

D 

»        » 

Alunite  de  la  Toi  fa,  par  Klaproth  :  4  Al  S  +  Ps  S  +  4I£. 

—  du  Mont'Dore,  par  Cordier  :5Aj's  +  Ps's  +  3H. 

—  de  Beregszasz,  par  Berlhier  :  TAj  S  +  2PsS  +  12H. 
.     —    de  Aîontione,  par  Descotils  :  2Al*S3  +  3Ps  S  +  12H, 

ou  :  6AÎS  +  3PsS  +  12H  +  2Ai. 


.    .»• 


—    cristallisée^  par  Cordier  :  3 Al  S  +  Ps  S  +  8H  +  AI. 

s  deux  dernières  analyses  présentent  un  excès  d'alumine  qui 
>uve  très-probablement  hydratée,  au  moyen  d'une  partie  de 
contenue  dans  la  formule, 

Alan  loliible. 

sel  est  formé  de  trisulfate  d'alumine,  de  sulfate  de  potasse 

îau;  sa  formule  est  Al  S'  +  ^^  S  +  24H,  et  sa  composition 
sntièmes  est  de  : 

Rapports  moléculaires. 

Acide  sulfurique 33,72  4 

Alumine i0,83  1 

Potasse 9,93  1 

Kau 45,52  24 


468  FAMILLE  DU  POTASSIUM. 

L'alun  est  incolore,  transparent,  d'une  saveur  acidulé  et  aslrio- 
gente  ;  il  rougit  le  tournesol  ;  il  est  soluble  dans  14  à  15  parties 
d'eau  froide  et  dans  moins  de  son  poids  d'eau  bouillante.  Il  cris- 
tallise en  oclaëdres  réguliers;  il  est  légèrement  effloresceot  à 
l'air;  au  feu,  il  éprouve  la  fusion  aqueuse,  se  boursoufle  considé- 
rablenlent  et  se  dessèche  en  une  masse  blanche  et  très-poreose 
nommée  alun  calciné,  A  une  forle  chaleur,  le  sulfate  d'alumioe 
est  décomposé  et  il  reste  de  l'alumine  et  du  sulfate  de  potasse. 
Enfin  à  une  température  encore  plus  élevée,  le  sulfate  de  potasse 
parait  être  décomposé  lui-même  et  l'alumine  se  combine  direc- 
tement avec  la  potasse. 

L'alun  ne  se  trouve  qu'en  petite  quantité  dans  la  nature,  à  la 
surface  des  schistes  argileux  mélangés  de  sulfure  de  fer,  et  il  s'en 
forme  journellement  dans  les  houillères  embrasées,  dans  les  sol- 
fatares et  dans  les  cavités  de  volcans  encore  fumants;  mais  tout 
celui  du  commerce  est  préparé  artificiellement  par  plusiears 
procédés  que  je  vais  décrire,  et  qui  ne  donnent  pas  tous  des  pro- 
duits parfaitement  identiques. 

1°  Alun  d'Italie  ou  alun  de  Rome,  —  On  le  prépare  avec  l'alonite 
de  la  Tolfa,  qui,  ainsi  que  nous  l'avons  vu,  est  formée  de  diffé- 
rentes proportions  de  sulfate  neutre  d'alumine  et  de  sulfate  de 
potasse  (I)  ;  de  telle  sorte  qu'en  enlevant  à  l'alunite  de  l'alumine, 
on  peut  toujours  la  transformer  en  trisulfate  d'alumine  et  en  sul- 
fate de  potasse,  qui  sont  les  éléments  de  l'alun.  Pour  obtenir  ce 
résultat,  on  calcine  la  pierre  et  on  l'expose  pendant  quelques  mois 
à  l'air,  en  l'arrosant  de  temps  en  temps.  Il  parait  que,  pendant  la 
caleination,  l'excès  d'alumine  s'unit  à  la  silice  que  contient  tou- 
jours la  pierre,  et  que  l'alun  soluble  qui  se  forme  alors  peut  être 
enlevé  lentement  par  l'eau.  Dans  tous  les  cas,  on  lessive  la  ma- 
tière effleurie  à  l'air,  on  fait  évaporer  et  cristalliser. 

L'alun  de  Rome  diffère  par  plusieurs  caractères  de  celui  des 
fabriques  françaises  ou  autres.  11  est  coloré  en  rose  par  du  sulfate 
neutre  d'alumine  et  de  fer,  mais  ce  composé  est  complètement 
insoluble  et  la  dissolution  est  tout  à  fait  exempte  de  fer.  C'est 
cette  absence  du  fer  dans  la  dissolution,  qui  cause  la  supériorité 
de  l'alun  de  Rome  dans  la  teinture  ;  mais  la  cause  étant  connue, 

(1)  Pour  moi  un  sulfate  neutre ^  que  sa  base  soit  de  Talumine  ou  de  la  potasse, 
est  celui  qui  contient  une  molécule  de  base  pour  une  molécule  d'acide  ;  et 
génf'Talpment  un  sel  neutre^  sulfate,  silicate,  azotate  ou  autre,  est  celui  qui 
contient  un  nombre  égal  do  molécules  do  base  et  d'acide  (voir  Hevue  scientifique 
et  indusirielle  de  M.  Quesneville,  t.  XX,  p.  42).  Peut-être  vaudrait-il  encore 
mieux  n'employer  Texprossion  de  sel  neutre  que  pour  exprimer  Tétit  d'un  sel 
qui  n'est  ni  acide  ni  alcalin,  aux  goût  comme  aux  réactifs  colorés  ;  et  indiquer  les 
variations  de  composition  des  sels  par  les  particules  équi,  t4/ii,  6i,  tn\  qua- 
drit  etc.,  appliquées  au  mot  qui  caractérise  l'acide  ou  la  base. 
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on  coDQoit  qu'on  puisse  arriver  partout  au  même  résultai  à  l'aide 
de  procédés  de  purification.  De  plus,  Talun  de  Rome  dissous  à 
froid  dans  l'eau  et  concentré  à  une  température  qui  ne  dépasse 
pas 42  degrés,  cristallise  en  cubes  opaques;  tandis  que  si  on  le  dis- 
sout ou  si  on  l'évaporé  à  une  température  supérieure,  il  aban- 
donne une  petite  quantité  de  sulfate  double  insoluble  et  se  trouve 
converti  en  alun  ordinaire,  octaédrique  et  transparent.  L'alun  de 
Rome  dififère  donc  véritablement  des  autres  par  une  proportion 
un  peu  plus  grande  d'alumine. 

Ahtn  de  Liège. — Dans  ce  pays,  on  fabrique  l'alun  avec  des  schistes 
argileux  mêlés  de  sulfure  de  fer.  On  laisse  ces  scbistes  exposés  à 
l'air  pendant  un  an  et  même  davantage.  Le  fer  s'oxyde,  et  le  sou- 
fre devenu  acide  sulfurique  se  partage  entre  l'alumine  et  l'oxyde 
de  fer  :  mais  comme  le  sulfate  d'alumine  ne  constitue  pas  de  l'a- 
ion  à  lui  seul,  et  qu'il  faut  d'ailleurs  en  séparer  l'oxyde  de  fer, 
on  grille  le  minerai  efflcuri,  en  le  disposant  par  couches  alterna- 
tiTes  avec  des  fagots,  et  en  formant  des  tas  considérables  auxquels 
on  met  le  feu.  Par  ce  moyen,  le  fer  passe  au  maximum  d'oxydation 
et  devient  peu  susceptible  de  rester  combiné  à  l'acide  sulfurique; 
d'nn  autre  côté,  la  cendre  des  fagots  ajoute  au  sulfate  d'alumine 
la  potasse  nécessaire  pour  le  convertir  en  alun.  On  lessive  le 
tout,  on  fait  évaporer  la  liqueur,  et  on  la  fait  cristalliser.  L'eau- 
oaère  contient  encore  de  l'alun;  mais  comme  elle  renferme  aussi 
du  sulfate  acide  d'alumine  non  cristallisable  par  défaut  de  po- 
tasse, la  cendre  du  bois  n'en  ayant  pas  fourni  assez,  on  y  ajoute 
toujours  une  certaine  quantité  de  cet  alcali  avant  de  procéder  à 
une  seconde  cristallisation.  On  purifie  tout  cet  alun  en  le  faisant 
dissoudre  et  cristalliser  de  nouveau. 

A  Paris  et  dans  d'autres  villes  manufacturières  on  fait  de  l'a- 
lun de  toutes  pièces  :  pour  cela  on  prend  de  l'argile  qui  soit  peu 
chargée  de  carbonate  de  chaux  et  d'oxyde  de  fer;  on  la  calcine 
pour  oxyder  le  fer  au  maximum,  on  la  pulvérise,  et  on  la  traite 
par  l'acide  sulfurique  un  peu  étendu,  dans  des  auges  de  plomb. 
Lorsque  le  sulfate  d'alumine  est  formé,  on  le  dissout  dans  l'eau,  on 
y  ajoute,  soit  du  sulfate  de  potasse,  soit  du  sulfate  d'ammoniaque 
(Az*H*,H*0+S03)  qui  possède,  comme  le  premier,  la  propriété  de 
changer  le  sulfate  d'alumine  en  alun,  et  l'on  fait  cristalliser. 

C'est  une  chose  bien  remarquable  que  cette  substitution  dans 
l'alun,  et  dans  beaucoup  d'autres  composés  chimiques, .  de 
Az*H*,H'0  à  KO  ou  PsO;  et  rien  n'est  plus  propre  à  démontrer 
que  l'ammoniaque  hydratée  doit  plutôt  être  considérée  comme 
un  oxyde  métallique  (AzW)O,  qui  se  trouve  être  isomorphe  avec 
la  potasse  PsO,  malgré  la  nature  composée  de  son  radical  mé- 
tallique, qui  a  reçu  le  nom  d'ammonium. 
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Les  chimistes  ont  obtenu  beaucoup  d'autres  substitutions  dans 
la  formule  de  l'alun,  de  sorte  que  les  aluns  forment  aujourd'hui 


•••  ••• 


un  groupe  dont  la  formule  générale  est  RS^  +  R  S  -f  24H,el 

•  •• 
dans  laquelle  R  représente  l'alumine^  ou  des  sesquioxydes  de 

chrome,  d'urane,  de  fer  ou  de  manganèse  ;  et  R,  de  la  potasse  oa 
des  proloxydes  d^ammonium,  de  sodium,  de  magnésium,  de  fer, 
de  cuivre^  de  manganèse,  etc.  Plusieurs  de  ces  composés  ont  été 
trouvés  dans  la  nature,  tantôt  suivant  les  proportions  réelles  de 
l'alun,  d'autres  fois  avec  des  modifications  dans  le  rapport  des 
trois  corps  qui  les  composent;  et  comme  ils  se  présentent  géné- 
ralement sous  la  forme  de  filaments  ou  d'aiguilles  très-déliées,  à 
la  surûice^es  roches  oti  ils  se  forment,  on  les  a  désignés,  à  peu 
près  indistinctement,  sous  le  nom  de  aluns  de  plume.  Je  me  con- 
tenlerai  d'en  citer  quelques  exemples. 

1<^  Alun  fibreux  et  flexible  de  l'intérieur  de  la  grotte  des  eaux  à 
soufre^  à  Aix,  en  Savoie.  D'après  l'analyse  qui  en  a  été  faite  par 
M.  Bonjean,  pharmacien  à  Chambéry,  ce  sel  est  un  véritable  alao, 
dans  lequel  le  sulfate  de  potasse  est  remplacé  par  les  sulfates  de 

magnésie  et  de  fer.  Sa  formule  est  a[s^  +  (Mg,  Fe)S  +  24H. 

â^  Hversalt  provenant  de  l'action  simultanée  de  l'acide  salfo- 
reux  de  l'air  sur  une  lave  de  Havnefjord,  en  Islande.  Ce  sel  pré- 
sente simultanément  du  peroxdye  de  fer  comme  remplaçant  d'ane 
petite  quantité  d'alumine  et  du  protoxyde  de  fer  et  de  la  magné- 

sie  pour  remplacer  la  potasse.  Formule  :  (Ai,  Fe)S^  +  (Fe,  Mg)S 

+  24U.  On  le  trouve  également  avec  iSjL 
Z"*  Alun  à  base  de  cuivre  de  Schemnitz  en  Hongrie.  —  Suivant  Ta-  ' 

nalyse  de  M.  Beudant,  il  est  formé  de  AllS»  +  GuS-f  12H. 
4^  Alun  à  base  de  manganèse  de  Schemnitz,   par  Beudant  : 

^2  Ai  'S3  +  3Mn  S  +  54Hl. 
5*^  Alun  de  plume  des  mines  de  Hurlet  et  de  Campsie,  ptf 

n.  Phillips  :  âXi  Si3  +  3Fe's  +  48H. 

6^  Alun  de  plume  de  ,  ...  par  Berthier  :  Aj  S^  +  îFcS-j- 
aOH. 

7°  Alun  de  sonde  du  Pérou  méridional,  par  M.  Thomson.  Fo^ 

mule  :  Aj^  S^  +  Sd  S  +  5H.  Ce  sel  n'est  pas  un  véritable  aloa. 
puisque  le  sulfate  d'alumine  ne  contient  que  â  molécules  d'acide; 
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néanmoins  il  est  soluble  dans  Peau,  et  sa  saveur  rappelle  celle  de 
l'alun. 

PotaMe  silleatée. 

La  potasse  silicatée  est  très -répandue  dans  la  terre,  mais  on  ne 
l'y  trouve  pas  isolée.  Réunie  à  d'autres  silicates,  en  proportions 
très-variées,  elle  constitue  un  grand  nombre  de  minéraux  lithoï- 
des  dont  je  me  contenterai  de  donner  les  formules  chimiques,  en 
y  comprenant  les  silicates  à  base  de  soude,  qui  sont  d'ailleurs 
presque  toujours  mêlés  à  ceux  de  potasse  et  qui  leur  sont  iso- 
morphes. Je  n'en  reprendrai  ensuite  que  trois  espèces  ou  trois 
groupes  en  particulier,  à  savoir  :  Voutrémer^  les  micas  et  les  feld- 
9path$, 

I.  Ailleates  alcmllfères  boii  alamineaz.  ' 

Terre  de  Chypre  (Kiaproth) (Fe,  Pc,  Mg)  SÏ  -{-Aq. 

Terre  de  Vérone  (Kiaproth) 5(Fe,  Po,  Mg)  Si  +  3  Ag. 

Peclolile. 4Ca>SÏ«  +  3(Sd,  Po)  Si +  3Ag. 

Àppphyllile j 

Danburite /  Voir  aux  silicates  calcaires. 

Oxavérite ! 

II.  fiUlIcates  alaminci-aïèalIfèreB. 


>•«     •••  •  ••• 


Outremer  (Clément  el  Desormes)..  4Al>Si«+(Sd»Si)  +  SiS». 

Lépidomélane SAl  Si  +  (Fe,  Po)«Si'. 

Néphéline 3Ai  Si*  +  (Sd,  Po)»SÏ. 

Sodalile 3a[  Si  +  Sd»Si*  +  Sd  Cl*. 

Ulnérite 3MSi  -f  (Sd,  Ca,  Po)»si  6A7. 

Hicas  magnésiens  :  Éléments  decomposilion  Al*Si'+H'S  (voy.  plus  loin). 

Pagodite  de  Nagyag 7A1«SÏ*  +  (Po,  Fe)»SÎ«  -f  9A7. 

Pagodile  jaune  el  rouge  de  Chine.  8a[  Si*  +  (Po,  Ca)»'si*  +  «Ag. 

Pinile  d'Auvergne 3Ai  Si»  +  (Po,  Fe,  Mg)*  SÏ/^'v^y^ Ag. 

Gabronile 2X1  Si«  4-  (Sd,  Mg)*si/xAA/vAg. 


•  ••  •  • • 


Amphigône  ou  leucile 3  Al  Si«  -f-  Po'Si». 

Pseudo-albile  (Abisch) 3(Ai,  Fe)  si'«  -f  (Ca,  Sd)»Si' . 


•  •  • 
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Analcime 3Al_SÏ«  +  (Sd,  Po)»SÏ»  +  6.4^. 

Herschélile 3AI  SÏ*  +  (Sd,  Po,  Ca)»si«  +  iBiy. 


•• •  ••• 


Terre  verte  de  la  craie  (Berthier).  Al  Si*  -f  6(Fe,Po)  Si  +  9Ag. 

—  de  Vérone  ( Vauquelin) Al  Si»  +  8(Fe,  Mg,  Po)»Si^  +  Uq, 

Nacpite  1"  (Vauquelin) Xi  Si  +  (Po,  Fe,  Ca)  SÏ. 

Labradorile Al  SÏ  +  (Ca,  Sd)  Si. 

Mésotype Al  Si* -f  Sd  si  +  2Ag. 

Gieseckite 2M 'si  +  (Po,  Fe,  Mn)  SÏ. 

•t«*««  •••       •    «•• 
Mica  vitreux  de  Mo8COvie(  Vauquelin).  2(^1  Fe)  Si  -f  Po  Si. 

Micas  à  base  de  lilhine (Al  Fê)Si+(Po,Li)  si/w./x(Al,SiF(i: 

Lépidolile  rose  (Regnault) (AI,  Mn)  Si  +  (Po,  Li)  sIa/vx-SI  F. 

Mica  blanc  nacré  de  Zillerlhal ....  4AI  Si  +  a^Po,  Ca,  Mg)  SÏ/vaaaA1  F. 

ou 2Al*SÏ»  +  (Po,  Ca,  Mg)'Si-/^AAAl  F. 

—  chromifère  deSchwarzenslein.    5(Ai  (>)SÎ+2(Po,Mg,Ca)SÏ^^ 

•••    ••*.••        .       •     ••» 
Micas  potassiques  deKinilo,Ochotzk,  1  3(A1,  £e)  Si  -|-  (Po,  Mn)Si/NAAAAi. 

Fahlun,  Brodbo,  r 

Micas  magnésiques. 

—  vert-noirûlre  de  Sibérie(Rose)    ( Ai_  Fe)  Si  +  (îlg,  Po)«  Si. 

ou    (a[,  Fê)»SÏ»  +  (Mg,  Po)*Si. 

—  noir  de  Sibérie  (Klaprolb) ...     (Xi  Fe)«s{»  +  (Mg,  Po)»SÏ. 

—  nacré  deMo8Covie(Vauquelin) 

—  de  Sibérie  (Rose) }  ^^  ^^)'Si'  +  ^iMg,  Po)»Si. 

—  de  JelTerson  (MeilzendorO ...  (Al  Fê)*si»+3(Mg,Po)»SÏ-f  (Po,Sd)F. 
Mica  de  Zinwald  (Vauquelin) 3(A1  Fê)«si»  +  (Po,  Mn)»si. 

—  vioiairedesÉlals-Unis(Vauq.).  Xi'SÏ»  +  (Po,  Mn)  Si  +  Aq. 

—  de  Varsovie  (Vauquelin) (Âï,  Fê)«si»  +  Po,  SÏ*  -f  ^Ag. 

—  du  .Mexique  (Vauquelin) ....  8(\l,  Fe)  Si»  +  Po'Si. 


(1)  La  coinposiiion  dos  micas  présente  deux  circonstance»  particulières  : 
presque  toujours  une  partie  de  l'alumine  est  remplacée  par  du  sesqnioxydo  de 
fer  ;  et  presque  toujours  également  on  trouve  une  certaine  quantité  de  fluor 
dont  l'état  de  combinaison  est  incertain. 


Fahlun,  Brodbo,  Uto (  Si  Fel  Ag 


*  •  m        •  •  •         •  I 
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Mica  de  Jaschakowa  (Hosales) 4A!  F-|->( ÂÏ ,  Jànjéj + 3(Po,  Li,  Sd)si*. 

KilUniCe  (Lehunt)  (I  ). 2\i  Si  +  (Po,  Fe,  Mg)  Si*  +  ^Aq. 

Oligoklase  sodique A[si«-f-(Sd,  Ca,  Po)  SÏ. 

—        calcique Al  Si»  +  (Ca,  Sd)  Si. 

Achmitc Fe  SÏ«  +  (Sd,  Ca)  Si. 

MéioDile  d'Arfwedson 2Al  si*  -f  3(Po,  Ca)  Si. 

Nacrile  2«  (Vauqueiîn) a[  Si»  +  (Po,  Ca,  Fe)  Si  +  2Aq. 

Feldspalh  sodique  ou  albite M  SÏ»  -f  (Sd,  Ca)  Si. 

Péridine Al*  SÏ'-f  (Sd,  Po,  Ca)SÏ. 

Feldspath  vitreux  ou  ryacolite ....  Al  Si'  +  (Po,  Sd,  Mg)  Si. 

—  potassique  ou  orthose. . .  Al  Si*  -j-  (PO)  Sd)  Si. 

—  calcaire  du  Carnate. ...  Al^  Si* -|-  (Ca,Sd)  Si. 
Obsidienne  du  Mexique  (Descotils) .  2 Al  Si'  +  3(Sd,  Fe)  Si. 

U?e  vitreuse  du  CanUI Al  Si*  +  (Po,  Fe,  Mg,  Ca)'si  +  2Aq. 

Marékanite  opaque Al  Si*  +  Sd  Si. 

PétrosUex  de  Salberg Al  Si»  -f  (Sd,  Mg)  Si. 

—  de  Nantes 4Ai  Si»  -f  3(Po,  Mg,  Ca)  Si*. 

Ponce  (Berthier) 4M  SÏ*  +  3(Po,  Ca)  Si"-j-  iAq,  ^ 

—     de  Lipari  (Klaprolh) 8Ai  Si*  +  (Sd,  Po)»Si«. 

Baulite Ai^S>  +  (Po,  Sd)  Si». 

Réiinite 4Ai  si«  +  3(Sd,  Ca,  Fe)  Si*. 

Sphérolite oAl  si«  +  (Po,  Sd,  Fe)»si»  +  Aq. 

Perlite-. oAÎ_si«  +  (Po,  Fe,  Ca)»  Si»  4-  4  Ag. 

(I)  Gtlbraitli  propose  la  formule  suivante  : 

RO,SiO»  -f  2AliO^SiO'  +  ôHO. 

{Journnl  of  GéoL  Soc,  Dublin,  t.  VI,  p.  16S.) 
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Outremer. 

Substance  minérale  d'une  couleur  bleue  magnifique  que  le 
temps  ni  la  lumière  ne  peuvent  altérer,  ce  qui,  joint  à  sa  rarelé, 
l'ont  maintenue  à  un  prix  trës-élevé,  jusqu'à  ce  qu'on  soit  i)ar- 
venu  à  la  préparer  artiûciellement. 

L'outremer  n'a  été  trouvé  jusqu'à  présent  qu'en  Sibérie,  près 
du  lac  Baïkal,  dans  la  petite  Bucharie,  au  Thibet  et  dans  quelques 
autres  parties  de  l'empire  chinois.  Il  est  sous  la  forme  de  très- 
petits  grains  arrondis,  d'un  bleu  pur  et  foncé,  disséminés  d'une 
manière  plus  ou  moins  uniforme  et  plus  ou  moins  abondante, 
dans  une  gangue  de  chaux  carbonatée  et  de  chaux  sulfatée.  Ce 
mélange,  qui  est  toujours  accompagné  de  petits  cristaux  de  fer 
sulfuré  cubique,  est  lui-même  enclavé  ou  mélangé  dans  une  roche 
de  quartz  qui  parait  appartenir  à  la  formation  des  granités.  Ce 
sont  les  parties  bleues  de  ce  mélange  qui  ont  été  considérées 
comme  une  pierre  particulière  nommée  autrefois  lapis  lazuli^  et 
que  les  minéralogistes  modernes  ont  admise  au  nombre  desespè* 
ces  minérales,  sons  le  nom  de  lazulite^  en  lui  donnant  pour  carac- 
tères de  cristalliser  en  dodécaèdre  rhomboïdal  ;  de  peser  de  2,76 
à  2,9  i  ;  de  rayer  le  verre  et  même  de  faire  feu  au  briquet  ;  d'être 
susceptible  d'être  polie  et  de  pouvoir  servir  à  faire  des  coupes 
(aillées,  des  vases  et  d'autres  objets  d'ornement,  etc.  ;  mais  tocs 
ces  caractères  et  circonstances  appartiennent  au  mélange  indi- 
qué ci-dessus,  cl  il  ne  faut  pas  plus  s'y  arrêter  qu'aux  différeotes 
analyses  qui  en  ont  été  faites  ;  les  propriétés  réelles  de  Toutrc- 
mcr  ne  devant  être  étudiées  que  sur  la  matière  bleue  pure  et  sé- 
parée de  sa  gangue.  C'est  ce  qui  a  été  parfaitement  comprise! 
exécuté  par  Clément  et  Desormes,  à  qui  revient  l'honneur  d'avoir 
déterminé  la  composition  de  l'outremer,  et  de  l'avoir  signalée 
aux.chimistes  comme  la  base  des  essais  à  faire  pour  arriver  à  sa 
fabrication  arliOcielle. 

I.e  moyen  à  l'aide  duquel  on  parvient  à  retirer  l'outremer  de 
sa  gangue  est  un  procédé  tout  empirique  que  des  savants  n'au- 
raient probablement  pas  trouvé,  mais  que  des  ouvriers  ont  dé- 
couvert depuis  fort  longtemps  et  on  ne  sait  comment.  On  fait 
rougir  la  pierre,  on  la  jette  dans  l'eau,  on  la  réduit  en  poudre 
très-fine  et  on  la  mêle  intimement  avec  un  mastic  composé  de 
cire,  de  résine  et  d'huile  de  lin  cuite.  On  renferme  ce  mélange 
dans  un  linge  et  on  le  malaxe  dans  de  l'eau  tiède.  Cette  première 
eau  entraine  avec  elle  une  matière  de  couleur  sale  et  est  rejelée. 
On  en  met  une  seconde  qui  se  charge  d'une  très-belle  couleur 
bleue  qu'on  laisse  précipiter  en  repos  et  qui  constitue  YoutrtvMT 
le  plus  pur.  Un  troisième  lavage,  dans  de  nouvelle  e;iu,  fournit 
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encore  une  très-belle  couleur  bleue.  Enfin  une  dernière  eau  ne 
produit  plus  qu'une  matière  d'un  bleu  pÂle  nommée  cendre  (four 
tremer.  C'est  Toutremer  le  plus  pur  que  Clément  et  Desormes  ont 
analysé  et  qu'ils  ont  trouvé  composé  de  : 

Rapports  moléculairet. 

Silice 35,5  X  1,7642  =  63,16  4,075  4 

Alumine 34,8  x  1,5568  =  54,18  3,493  3,5 

Soude 123,2  x  2,5806  =  59,87  3,863  4 

Soufre 3,1  X  5  =  lo,o0  1  1 

Carbonate  de  chaux 3,1 

Le  carbonate  de  chaux  appartient  encore  à  la  gangue  de  Tou- 

tremer  ;  quant  aux  autres  prmcipes,  si  Ton  admet  que  leurs  rap- 

• ••     •  « •     • 
ports  soient  Si*,  AP,  Sd*  et  S,  on  arrive  à  une  formule  très-sim- 


■  •  I 


pie  3AI  Si  +  Sd'Si  +  SdS,  qui  représente  de  la  néphéline  addi- 
tionnée de  sulfure  de  sodium  ;  mais  comme  il  n'est  pas  probable 
qu'une  couleur  aussi  indestructible  à  l'air  contienne  un  sulfure 
alcalin,  et  que  d'ailleurs  les  résultats  de  l'analyse  sont  véritable- 


I  •  m 


ment  Si*,  Al^,»,  Sd*  et  S,  je  préfère  la  formule  Al^Si»  +  2Sd«  Si 

-f  AlS,  qui  s'accorde  mieux  avec  les  propriétés  du  composé. 

Voici  les  propriétés  de  Toutremer  :  il  pèse  2,36  ;  on  peut  le 
faire  rougir  au  feu  sans  en  altérer  la  couleur  ;  mais  à  une  très-forte 
chaleur  il  se  fond  en  un  verre  transparent  et  incolore.  Il  se  fond 
également  avec  le  borax,  en  un  verre  très-transparent,  après  qu'il 
s'est  dégagé  du  soufre.  A  la  chaleur  rouge,  le  gaz  oxygène  le  dé- 
colore en  partie  et  en  augmente  le  poids  ;  le  gaz  hydrogène  lui 
enlève  du  soufre  et  lui  communique  une  couleur  rougeàtre  ;  le 
soufre  n'exerce  aucune  action  sur  lui;  les  acides  sulfurique  et 
chlorhydrique  peu  étendus  d'eau,  le  décolorent  avec  dégagement 
de  sulfide  hydrique,  dissolution  de  soude  et  d'alumine,  et  dépôt 
de  silice  gélatineuse.  L'acide  azotique  le  décolore  également  avec 
dégagement  de  deuloxyde  d'azote  et  formation  d'acide  sulfurique. 

Pour  fabriquer  l'outremer  factice,  on  prépare  d'abord  de  la 
soude  caustique  liquide  saturée  de  silice  ;  on  y  ajoute  de  l'alumine 
en  gelée  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  dans  la  liqueur  parties  égales  de  si- 
lice et  d'alumine  supposées  sèches.  On  évapore  à  siccité,  on  puU 
vérise  le  produit  et  on  le  projette  dans  du  sulfure  de  sodium  fondu 
au  feu.  On  chauffe  pendant  une  heure  et  on  laisse  refroidir.  La 
masse  pulvérisée  est  traitée  par  l'eau  bouillante  pour  enlever  le 
sulfure  de  sodium,  et  on  lave  avec  soin  le  résidu  qui  est  déjà  bleu. 
On  chauffe  cette  poudre  bleue  dans  un  creuset  pour  lui  enlever 
un  excès  de  soufre  qu'elle  contient  ;  on  la  broie  euûn  avec  de  l'eau 
et  OD  la  soumet  à  la  dilution  el  k  \a  dècatvVaWotk,  ^w«  Vw^x^ 
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d'une  grande  finesse  et  de  la  plus  belle  couleur  possible.  L'out^^ 
mer  naturel  se  vendait  autrefois  125  francs  l'once  ;  Toutremer 
artificiel  vaut  aujourd'hui  10  francs  le  kilogramme. 

Les  minéralogistes  connaissent,  sous  les  noms  de  haûyne  et  de 
spinellancy  deux  substances  qui  offrent  quelque  rapport,  non  pas 
avec  Toutremer  proprement  dit,  mais  avec  le  mélange  qui  loi 
sert  de  gangue.  La  première  se  montre  fréquemment  dans  les  ro- 
ches volcaniques  de  différentes  contrées,  comme  au  lac  de  Laacb 
sur  les  bords  du  Rhin,  au  Mont-Dore,  au  Cantal,  au  Vésuve,  etc. 
Elle  est  disséminée  dans  la  roche  volcanique,  sous  la  forme  de 
cristaux  qui  sont  des  dodécaèdres  réguliers  ;  elle  est  transparente, 
d'un  bleu  pâle  et  vêrdâtre,  assez  dure  pour  rayer  le  verre  et  quel- 
quefois le  quartz  ;  elle  pèse  de  2,6  à  3,3  ;  elle  se  dissout  en  gelée 
dans  les  acides,  et  se  fond  au  chalumeau  en  un  verre  huileux. 

Le  spinellane  se  trouve  au  lac  de  Laach,  dans  la  même  roche 
que  la  haiiyne,  et  n'en  diffère  que  par  sa  couleur  qui  est  brunâ- 
tre, et  par  une  pesanteur  spécifique  plus  faible  (2,28).  Voici  du 
reste  le  résultat  des  analyses  faites  sur  les  trois  substances  : 

Lapis  lazuli.  Haûyne.  Spinellane. 

Silice 46  à  40  35  à  37  36  à  43 

Alumine H  à  14,5  18  à  27  29  à  3? 

Potasse  ou  soude...  0  à  8  9  à  15  16  à  19 

Carbonate  de  chaux.  28  y»                          » 

Sulfate  de  chaux. . .  6,5  »                         « 

ou 

Chaux 16                          8  à  12  là  «,5 

Acide  sulfurique .. .  2                         il  à  13  Oà  9 

Soufre  »                   des  traces.  Oà  I 

Oxyde  de  fer 3à4               0,17  à  1,16  0,4  à  2 

Eau »                      0,6  à  1,5  1,8  à  3 

La  différence  la  plus  saillante  qui  résulte  de  ce  tableau  est  que 
la  haûyne  et  le  spinellane  ne  contiennent  pas  de  carbonate  de 
chaux;  tandis  que  ce  composé  fait  partie  essentielle  du  lapis  et 
paraH  môme  être  plus  immédiatement  mélangé  à  l'outremer  que 
le  quartz  et  le  sulfate  de  chaux. 

HiCM. 

On  a  donné  le  nom  de  mica  (de  tnicare,  briller)  à  des  minéraux 
siliceux  qui  sont  tellement  caractérisés  par  leur  éclat  demi-métal- 
lique et  par  la  propriété  de  pouvoir  être  divisés  en  lames  d'une 
très-grande  minceur,  que  l'on  a  peine  à  comprendre  qu'il  faille 
en  faire  plusieurs  espèces  distinctes.  C'est  cependant  ce  qui  res- 
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sort  de  leur  composilion  chimique  qui  ne  peut  être  ramenée  à 
une  seule  formule,  et  de  leurs  propriétés  optiques  qui  montrent 
que  les  micas  ne  peuTent  appartenir  à  un  seul  système  cristallin. 
Les  micas  sont  rayés  par  la  chaux  carbonatée  ;  ils  pèsent  de 
i,65  à  2,95  ;  ils  sont  presque  incolores,  ou  jaunâtres,  gris,  verts, 
bruns,  rouges,  violets  ou  noirs.  Les  moins  colorés  sont  assez 
transparents  pour  servir  de  vitre,  lorsqu'ils  sont  en  lames  sufG- 
samment  étendues,  comme  certains  micas  de  Sibérie  ;  les  plus 
foncés  paraissent  opaques.  Ils  sont  généralement  fusibles  au  cha- 
lumeau en  un  émail  blanc,  ou  noir  lorsqu'ils  contiennent  beau- 
coup de  fer  ;  ceux  qui  renferment  une  forte  proportion  de  magnésie 
sont  attaquables  par  l'acide  sulfurique  ;  les  autres  ne  le  sont  pas. 
Les  micas,  suivant  leur  couleur,  la  grandeur  et  la  forme  de 
leurs  lames,  peuvent  être  confondus,  à  la  première  vue,  avec 
quelques  autres  substances  dont  il  est  facile  de  les  distinguer. 
Celui  qut  est  en  grandes  lames  transparentes  ressemble  beaucoup 
à  de  la  chaux  sulfatée  hydratée  ;  mais  il  conserve  sa  transparence 
sur  les  charbons  ardents,  tandis  que  la  chaux  sulfatée  hydratée  y 
devient  très-blanche  et  opaque. 

Le  mica  d'un  blanc  argentin  ressemble  à  de  l'argent  et  porte  le 
nom  A' argent  de  chat  ;  de  môme  que  le  mica  jaune  bronzé  ressem- 
ble à  de  l'or  et  se  nomme  vulgairement  or  de  chat.  Mais  les  lames 
isolées  de  ces  micas  sont  transparentes  et  fragiles,  et  ne  pèsent 
guère  que  2,65  ;  tous  caractères  qui  empêchent  de  les  confondre 
avec  les  deux  métaux  précités. 

Le  mica  blanc  ou  verdâtre  peut  aussi  ressembler  au  talc  ;  mais 
celui-ci  est  onctueux  2i\i  toucher,  tandis  que  le  mica  est  seulement 
doux  sans  onctuosité.  Enfln  le  mica  noir  se  distingue  du  graphite 
et  du  molybdène  sulfuré  parce  qu'il  ne  tache  pas  le  papier  ;  et  du 
fer  oligisle  écailleux,  en  ce  que  celui-ci  est  sensible  à  l'aimant 
et  peut  se  réduire  en  poudre  rouge  tout  à  fait  amorphe  et  non 
lamelleuse  ;  tandis  que  la  poudre  du  mica  noir  est  grisâtre  et 
toujours  lamelleuse. 

Tous  les  micas  transparents  jouissent  de  la  double  réfraction  ; 
mais  il  y  en  a  quelques-uns  qui  ne  possèdent  qu'un  axe  suivant 
lequel  cette  double  réfraction  est  nulle,  et  qui,  par  conséquent, 
doivent  appartenir  au  système  rhomboédrique.  Tous  les  autres 
ont  deux  axes  de  double  réfraction,  et  la  plus  grande  partie  de 
ceux-ci  cristallisent  dans  le  système  du  prisme  droit  rhomboïdal  ; 
tandis  que  d'autres  appartiennent  au  prisme  rhomboïdal  oblique. 
On  a  trouvé  quelquefois,  mais  rarement,  du  mica  en  prismes 
hexaèdres  très-courts,  avec  des  modifications  qui  caractérisent 
ces  trois  systèmes  de  cristallisation. 
Je  ne  rapporterai  pas  ici  les  analyses  très-nombreuses  qui  ont 
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été  faites  des  micas.  J'ai  formulé  le  résultat  des  principales  de 
ces  analyses  dans  le  tableau  des  silicates  qui  a  précédé.  Oq  peul 
y  voir  que  ces  minéraux  se  composent  toujours  de  deux  silicates  : 
l'un  à  la  base  d'alumine  et  de  peroxyde  de  fer  ;  l'autre  à  bases 
mono.xydées,  dans  lesquelles  domine  soit  la  lithine,  soit  la  potasse, 
soit  la  magnésie.  Il  est  remarquable  qu'aucun  mica  ne  contient 
de  soude,  ce  qu'il  faut  attribuer,  conformément  à  l'observation 
de  Dufrénoy,  à  ce  qu'ils  appartiennent  aux  plus  anciens  terrains 
granitiques,  dans  lesquels  le  feldspath  lui-même  est  à  base  de 
potasse  ;  tandis  que  les  roches  granitiques  plus  modernes  contien* 
nent  plutôt  de  Talbite  au  lieu  d'orthose,  et  du  talc  ou  de  la  chlo- 
rite  au  lieu  de  mica.  Les  analyses  faites  anciennement  par  Kla- 
proth  et  Vauquelin  ne  faisaient  pas  mention  d'acide  fluorique. 
C'est  M.  Henri  Rose,  je  crois,  qui  a  le  premier  trouvé  le  fluor 
dans  le  mica,  et  toutes  les  analyses  faites  depuis  en  ont  également 
donné.  Cependant,  comme  la  quantité  en  est  très-variable  et 
quelquefois  fort  petite,  il  serait  possible  que  tous  les  micas  n'en 
continssent  pas.  Celui  de  Juschakowa,  dont  j'ai  donné  une  for- 
mule conforme  à  l'analyse,  contient  40,44  de  fluor  et  i,3i  de 
chlore  pour  100. 
Tous  les  micas  à  base  de  lithine  paraissent  avoir  une  composi- 

tion  fort  simple  représentée  par(AlFe)Si  +  (P^»  Li)Si,  saufle 
mélange  de  fluorure  d'aluminium  ou  de  silicium,  dont  je  ne  par- 
lerai plus. 

On  a  trouvé  le  rubidium  dans  la  proportion  de  0,26  pour  100 
dans  la  lépidolithe  de  Rosena,  en  Moravie. 

La  plus  grande  partie  des  micas  à  base  de  potasse,  et  principa- 
lement les  micas  de  Suède  et  de  Finlande,  présentent  aussi  une 
formule  très-simple,  dérivée  de  la  précédente.  Cette  formule  est 

3{Ai,  Fê)Si  4-  (Po,Mn  ou  Mg)si. 

Les  micas  dans  lesquels  la  magnésie  prédomine  appartiennent 
surtout  à  la  Sibérie.  Ce  sont  les  seuls  qui  aient  ofl*ert  un  seul  axe 
de  double  réfraction  et  qui  appartiennent  par  conséquent  au  sys- 
tème rhomboédrique.  Leurs  silicates  sont  d'un  ordre  différent  et 

leur  composition  peut  être  représentée  par  (Al  Fe)*Si*  +  Mg, 

Po)3Si,  ou  par  (Aj  Fe)asi  +  3(Mg,  Po)si. 

Enûn  il  existe,  comme  par  exception,  quelques  micas  à  deux 
axes,  dans  lesquels  la  silice  devient  très-prédominante.  Je  renvoie 
au  tableau  pour  les  formules. 

Le  mica  fait  partie  essentielle  de  plusieurs  rochejs  primitives,  et 
principalement  du  granité,  du  gneiss  et  du  micaschiste  ;  ce  dernier 
en  est  presque  entièrement  formé.  Il  est  moins  abondant  dans  le:s 
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terrains  de  transition,  et  cependant  il  fait  encore  partie  de  plu- 
sieurs roches  dures  telles  que  les  phyllades  et  les  psammites  ;  ses 
parties  atténuées  paraissent  aussi  constituer  presque  entièrement 
les  schistes  argileux.  On  le  trouve  ensuite  disséminé  sous  forme 
de  paillettes  brillantes  dans  tous  les  autres  terrains,  et  notam- 
ment dans  les  sables  des  terrains  tertiaires,  d'oîi  on  le  retire  pour 
l'employer  comme  poudre  pour  l'écriture. 

Feldspath*. 

Les  granités  et  la  plupart  des  roches  non  stratifiées  contien- 
nent, comme  partie  constituante  essentielle,  une  substance  la- 
melleuse,  nacrée,  blanche  ou  rosée,  qui  a  été  désignée  par  Wal- 
lerius  sous  le  nom  de  feldspath,  et  qui  a  été  considérée  comme  un 
seul  et  môme  minéral,  jusqu'à  ce  que  M.  Lévy,  par  les  caractères 
cristallographiques,  et  M.  G.  Rose,  par  les  mêmes  caractères 
réunis  à  la  composition  chimique,  aient  montré  que  le  feldspath 
de  Wallerius  devait  former  plusieurs  espèces  distinctes.  Aujour- 
d'hui on  en  connaît  six  espèces  qui  portent  les  noms  d'orthose, 
albite^  oligoclase^  rhyacoUle^  labradorite^  anorthtte.  On  peut  y  join- 
dre Je  pétalite  et  le  triphane^  dont  le  premier  présente  la  compo- 
sition de  l'albite,  et  le  dernier  celle  de  Toligoclase  avec  substitu- 
tion totale  ou  partielle  de  la  lithine  à  la  soude. 

OrthoM  ou  Feldspath  potassique. 

Cette  substance  se  trouve  en  cristaux  engagés  dans  les  roches 
primitives,  ou  en  masses  lamelleuses.  Sa  forme  primitive  est  un 
prisme  rhomboldal  oblique,  dont  les  faces  forment  des  angles 
d*environ  120^  et  60®,  et  dont  la  base  est  inclinée  sur  les  faces  de 
112*  r  (1);  mais  ses  cristaux  les  plus  habituels  sont  des  prismes 
rectangulaires  ou  des  prism.es  à  six  faces,  aplatis  et  terminés  par 
un  biseau;  et  ces  cristaux  sont  très-souvent  hémitropes  ou  ma- 
clés,  comme  si  un  cristal  avait  pénétré  en  partie  dans  un  autre. 

L'orthose  est  rayé  par  le  quartz,  mais  il  fait  feu  avec  le  briquet. 
Il  devient  phosphorescent  par  le  frottement  réciproque  de  ses 
parties;  sa  pesanteur  spécifique  varie  de  2,40  à  2,58;  il  se  fond 
au  chalumeau  en  un  émail  blanc  ;  il  est  insoluble  dans  les  acides. 
Le  plus  pur  est  incolore  et  transparent  ;  mais  il  est  très-souvent 
opaque  et  d'un  blanc  de  lait,  ou  d'un  blanc  grisâtre,  verdàtre  ou 
rougeàtre.  Il  y  en  a  une  variété  chargée  de  paillettes  brillanles 
comme  l'aventurine  ;  une  autre  encore  est  incolore  et  presque 
Iransparenle,  avec  un   chatoiement  nacré   qui,   lorsqu'elle  est 

(1)  D*après  M.  Lévy,  les  angles  ci-dessus  sont  de  1 18*  ?5',  61*  36'  et  112*  36' 
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polie  en  sphéroïde  el  exposée  à  la  lumière»  simule  le  disqae 
argenté  de  la  lune  ;  aussi  lui  donne-t-on  le  nom  de  piem  à 
lune,  etc. 
La  composition  normale  de  Torthose,  calculée  sur  la  formule 

AlSi3  +  PoSi,  est  : 

Silice 22«7,28  64,81 

Alumine 642,34  18,36 

Potasse......       588,86  16,83 

3498,48  100,00 

Mais  il  contient  très-souvent  quelques  centièmes  de  soude  a^ec 
un  peu  de  magnésie  et  de  chaux,  par  substitution  à  la  potasse;  et 
ce  qu'il  y  a  d'extraordinaire,  c'est  que  tandis  que  cette  substitu- 
tion, conformément  à  la  loi  de  l'isomorphisme,  ne  change  pas  le 
système  cristallin  de  l'orthose,  Talbite  et  la  carnalite  (feldspath 
calcaire  du  Carnate),  qui  ne  diffèrent  du  premier  que  par  la  pré- 
dominance de  la  soude  ou  de  la  chaux  sur  la  potasse,  appartien- 
nent à  un  système  différent. 

J'ai  exposé  précédemment  (p.  358  et  359)  que  le  feldspath,  par 
OQe  décomposition  qu'il  peut  éprouver  dans  le  sein  de  la  terre,  se 
convertit  en  une  argile  pure  et  blanche,  nommée  kaolin^  qui  forme 
la  pâte  de  la  porcelaine.  Le  feldspath  lui-même,  en  masses  lamel- 
laires ou  saccharoïdcS)  est  employé  sous  le  nom  de  pélunié,  pour 
faire  la  couverte  des  porcelaines.  Cette  diiTérence  dans  l'applica- 
tion est  due,  d'une  part,  à  la  fusibilité  du  feldspath  ;  de  rautre, 
à  ce  que  le  kaolin,  ayant  perdu  la  presque  totalité  de  l'alcali  do 
premier,  est  seulement  susceptible  d'éprouver  au  feu  le  plus  in- 
tense un  commencement  de  ramollissement,  qui  en  agglutine  les 
parties  et  donne  à  la  masse  la  demi-transparence  qui  caractérise 
la  porcelaine.  Le  kaolin,  pour  former  de  la  porcelaine,  doit  donc 
contenir  un  peu  de  feldspath  non  décomposé. 

Alblte  ou  Feldspath  sodlque. 

Ce  minéral  présente  beaucoup  de  propriétés  communes  avec 
Torlhosc.  Ainsi  il  fait  feu  au  briquet  et  est  rayé  par  le  quartx;  ilse 
conduit  de  môme  au  chalumeau  et  est  inattaquable  par  les  acides. 
Sa  pesanteur  spécifique  est  un  peu  plus  considérable  et  varie  entre 
2,61  et  2,63.  Il  est  très-rarement  transparent,  el  est  ordinaire- 
ment  d'un  blanc  de  lait  quelquefois  nuancé  de  gris,  de  rouge  ou 
de  vert.  Il  a  l'éclat  vitreux. 

Ou  le  trouve  en  cristaux,  ou  en  masses  lamelleuses  ou  grenues, 
comme  l'orthose  ;  mais  sa  forme  primitive  est  un  prisme  oblique 
non  symétrique.  Il  forme  de  petits  filons  dans  les  granités  des 
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Alpes,  et  il  y  est  ea  oulre  souvent  disséminé  en  petits  cristaux, 
surtout  dans  les  granités  modernes.  Cependant  il  n'y  devient  ja- 
mais dominant  comme  Torthose,  et  on  ne  peut  pas  dire  qu'il 
existe  des  granités  à  base  d'albite.  Il  n'en  est  pas  de  même 
des  porphyres  et  des  diorites,  dont  la  pâte  parait  souvent  com- 
posée d*albite. 


•  ••  ••  *  •  «4 


L'albîte  étant  formé  de  Al^Si»  +  SdSi,  sa  composition  nor- 
male est  : 

Silice 2267,28  68,76 

Alumine 642,34  {9,49 

Soude 387,50  H,7H 

3297,12  100,00 

Mais  elle  contient  souvent  un  peu  de  potasse,  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie. Lorsque  la  potasse  s'élève  à  2  p.  400,  comme  dans  Talbite 
^cZoeblitz,  en  Saxe,  la  pesanteur  spéciGque  du  minéral  s'abaisse 
4.  2,55;  ce  qui  avait  engagé  M.  Breilhaupt  à  en  faire  une  espèce 
particulière,  sous  le  nom  de  péricline;  mais  celle  seule  différence 
^e  suffit  pas  pour  la  séparer  de  Taibite. 

Olliroklas  on  Oliffoclase. 

Spodumen  à  base  de  soude^  ou  Natrospodumen.  —  Ce  minéral,  de 
^ême  que  Talbite,  fait  partie  des  granités,  et  principalement  de 
^^eux  à  gros  éléments,  qui  sont  comme  enclavés  dans  un  granité 
plus  ancien  à  petits  éléments.  On  le  trouve  aussi  dans  les  gneiss 
«lies  micaschistes  qui  les  accompagnent,  dans  certains  porphyres 
dioriliques,  et  dans  les  terrains  volcaniques  modernes.  Il  est  dif- 
ficile à  distinguer  de  l'albile,  dont  il  partage  le  système  de 
cristallisation,  l'opacité  et  la  couleur  blanchâtre;  il  possède  la 
même  dureté,  mais  une  pesanteur  spéciQque  un  peu  plus  forte 
encore  (2,64  à  2,66)  ;  il  est  plus  fusible  au  chalumeau.  Il  a  la  môme 

formule  que  le  Iriphane  (RSi^  +  ^Si);  mais  il  contient  quel- 
quefois du  peroxyde  de  fer  substitué  à  ralumine,.et  à  côté  de  la 
soude,  qui  est  sa  base  principale,  se  trouvent  quelques  centièmes 
de  potasse  et  de  chaux  et  quelque  peu  de  magnésie,  de  sorte  que 

sa  formule  propre  est  (Al,Fe)  Si^*  +  (Sd,Po,Ca,Mg)Si. 

liabndorlte  ou  Pierre  de  I^abrador. 

Cette  belle  substance  se  trouve  en  masses  lamelleuses  d'un  gris 
cendré,  mais  avec  des  reflets  vifs  et  changeants,  bleus,  rouges, 
YerU,etc.  Les  crislaux  en  sont  très-rares  et  difficiles  à  déleraxi 

(voiMUKT,  Drogues,  7«  édit.  * 
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ner;  mais  le  clivage  des  masses  conduit  à  admettre,  pour  forme 
primitive^  un  prisme  oblique  non  symétrique. 

Le  labradorite  pèse  de  2,7  à  2,75  ;  il  raye  le  verre  ;  il  ne  donne 
pas  d'eau  par  la  calcination  ;  il  se  fond  au  chalumeau  en  un  verre 
buUeux  ;  il  se  dissout  par  digestion  dans  Tacide  chlorbydriqne, 
et  la  dissolution  précipite  abondamment  par  l'oxalate  d'ammo- 
niaque. Cette  solubilité  dans  les  acides  le  fait  facilement  distin- 
guer des  autres  minéraux  feldspathiques.  Il  contient  d'ailleurs 
moins  de  silice;  sa  base  principale  monoxydée  est  la  chaux,  et 
ses  bases  accessoires  sont  la  soude  et  l'oxure  ferreux.  Sa  formule 
est  : 

AÎ^SÏ  -h  (Ca,  Sd,  Fe)  si. 

Le  labradorite  a  d'abord  été  trouvé  sur  la  côte  du  Labrador  a^ 
socié  à  l'byperstène,  et  faisant  partie  d'un  terrain  granitique.  Oa 
le  trouve  aussi  disséminé  dans  le  basalte  et  dans  les  laves  des  vol- 
cans modernes. 

Pétrosllcx. 

• 

On  donne  le  nom  de  pétrosikx  à  une  substance  compacte,  dure, 
amorphe  et  sans  aucune  structure  cristalline,  qui  forme  des 
nœuds,  des  veines  ou  des  amas  dans  les  terrains  de  granité,  et 
qui  constitue  également  la  pâte  des  porphyres  et  des  diorites.  Il 
se  trouve  aussi  en  masses  plus  ou  moins  considérables  ou  en  filons 
intercalés,  soit  dans  les  terrains  de  transition,  soit  dans  ceux  de 
sédiment.  On  admet  même  que  le  pétrosilex  peut  avoir  une  ori- 
gine toute  neptunienne,  prouvée  par  des  fossiles  végétaux,  comme 
à  Thann,  dans  les  Vosges,  et  que  son  état  actuel  lui  a  été  commu- 
niqué par  une  action  postérieure  de  nature  ignée;  mais  il  est 
évident  que  l'on  confond  ici  deux  roches  d'origine  très-diSi- 
rente,  et  que  le  hasard  seul  pourrait  faire  qu'elles  fussent  de  même 
nature. 

Le  pétrosilex  primitif  est  eiicore  assez  difficile  à  définir,  en 
raison  de  sa  nature  massive  et  amorphe;  parce  qu'il  est  possible 
qu'il  y  ait  de  Torthose,  de  l'albîte  ou  de  l'oligoclase  compacte, 
que  l'on  confonde  avec  lui;  mais  comme  un  grand  nombre 
d'analyses  ont  montré  qu'il  existe  une  substance  différente  dei 
trois  précédentes  par  la  grande  quantité  de  silice  qu'elle  contient, 
et  qui  possède  des  caractères  assez  constants,  on  est  conduit 
à  en  faire  une  espèce  particulière. 

Le  pétrosilex,  ainsi  restreint  et  défini,  est  une  substance  com- 
pacte, translucide  et  ayant  un  éclat  un  peu  mat  ;  il  est  ordinai- 
rement d'un  gris  rougeâtre,  ou  verdâtre,  ou  d'un  blanc  grisâtre. 
Celui  de  Salberg,  en  Suède,  qui  a  reçu  le  nom  particulier  d'aA- 
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nolef  est  d'un  rouge  de  sang.  Le  pétrosilex  pèse  de  2,606  à  2,66  ; 
il  raie  le  verre,  et  est  rayé  par  le  quariz;  il  a  une  cassure  esquil- 
Icuse  plus  ou  moins  distincte,  assez  semblable  à  celle  du  silex 
conié,  avec  lequel  il  a  été  longtemps  confondu  ;  mais  Werner  les 
a  distingués  en  nommant  le  pétrosilex  Aorn^/^tVi  fusible,  el  le  ^lex 
corné  homsiein  in  fusible;  parce  que,  en  effet,  le  pétrosilex  se 
fond  au  chalumeau,  quoiqu'il  soit  plus  difflcile  à  fondre  que  le 
feldspath. 

Le  pétrosilex  est  formé  des  mêmes  éléments  que  les  minéraux 
feldspathiques  :  silice  et  alumine,  potasse  ou  soude,  plus  une 
quantité  variable  de  magnésie,  de  chaux  et  d'oxyde  de  fer.  Mais  il 
renrerme  de  70  à  81  de  silice,  tandis  que  l'albite,  qui  en  contient 
le  plus  après  lui,  n'en  présente  que  68  à  70  pour  iOO.  J'en  ai 
donné  deux  formules  dans  le  tableau  qui  a  précédé.  Le  pétrosilex 
de  Nantes,  qui  contient  75,20  de  silice,  45  d'alumine,  3,4  de  po- 

lasse,  etc.,  a  pour  formule  4AJ  Si^  -}-  3Po  &P.  L'adinole  de  Sal- 
berg,   qui    renferme   79,5    de    silice,    12,2   d*alumine,    6    de 

soude,  etc.,  a  pour  formule  A!  Si*  +  Sd  Si. 


FAMILLE  DE  l'aMMONIUM. 

L'ammoniaque  est  un  alcali  gazeux  qui  résulte  de  la  combinai- 
son de  i  volume  d'azote  el  de  3  volumes  d'hydrogène  condensés 
en  2  volumes.  Ce  corps  peut  donc  se  combiner  aux  acides  ;  mais, 
par  une  circonstance  qui  devait  paraître  bizarre  anciennement, 
tandis  que  les  sels  d'alcalis  fixes  peuvent  exister  anhydres,  et  que 
le  chlorhydrate  d'ammoniaque  lui-même  se  forme  sans  le  secours 
de  l'eau,  les  sels  ammoniacaux  formés  par  les  oxacides  conte- 
naient toujours  au  moins  une  molécule  d'eau.  Le  sulfate  d'ammo- 
niaque ordinaire,  par  exemple  (le  seul  qui  fût  alors  connu),  non- 
seulement  n'est  pas  formé  d'une  molécule  d'ammoniaque  et 
d'une  d'acide  sulfurique,  comme  le  sont  les  sulfates  neutres  h  base 
d'alcalis  fixes  ;  il  contient  d'abord  2  molécules  d'ammoniaque  pour 
4  d'acide,  et  il  renferme  de  plus  nécessairement  1  molécule  d'eau, 
indépendamment  d'une  autre  molécule  qu'il  contient  lorsqu'il  eut 
crisUllisé.  La  formule  du  sulfate  d'ammoniaque  sec  était  donc 

Les  choses  en  éUient  là,  lorsque  Berzélius  ayant  obtenu  un 
amalgame  de  potassium,  en  décomposant  la  potasse  [lar  la  pil^ 
avec  rmlermédiaire  du  mercure  placé  au  pôle  négatif,  l'idée  lui 
vint  de  soumettre  l'ammoniaque  à  la  môme  expérience,  et  il  vii 
tout  aussitôt  le  mercure  se  changer  en  un  amalgame  trôH-volumi- 
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neux,  très-léger,  mais  toujours  doué  du  brillant  métallique;  d*oi 
Ton  devait  conclure  qu'il  s'était  combiné  avec  un  métal.  Ce  mé- 
tal, déterminé  par  la  décomposition  de  Tamalgame,  était  formé 
de  Azll*,  ou  plutôt  de  AzW  qui  en  représentent  réquivalcnl 
chimique. 

C'est  alors  que  Berzélius,  comparant  les  composés  ammonia- 
caux à  ceux  de  potassium,  s'imagina  que  le  sulfate^  par  exemple, 
ne  devait  pas  contenir  d'eau,  et  que  les  éléments  de  cette  eau  de 
valent  ôtre  combinés  à  l'ammoniaque  pour  former  de  l'oxfde 
d'ammonium  : 

Az«H«  -f  H«0  =  Az«H«,0. 

Alors  les  sels  ammoniacaux  devenaient  tout  à  fait  comparables  à 
ceux  de  potassium  ;  et  le  sulfate  d'ammoniaque  en  particulier, 
pouvant  s'écrire  ainsi.     .     .     .     SO*  +  Az*H',0, 
répondait  au  sulfate  de  potasse    SO*  +     Ps    0. 
Pareillement  le  chlorhydrate  d'ammoniaque,  au  lieu  d'être  re- 
présenté par  C1«H«  4-  Az»H«,  peut  Tôlre  par  Cl«  +  Az«H». 

Le  chlorure  de  potassium  =■ Cl*  +  Ps. 

Enfin,  ainsi  que  je  l'ai  déjà  dit,  en  parlant  de  l'alun  (p.  476),  ce  sel 
peut  contenir  indifféremment  du  potassium  ou  de  rammonium, 
et  sa  formule  peut  être  : 


»•    •«  •  *       ••  • 


Al  S»  -j-  Ps  S  +  24HI. 
ou  Al  si»  -+-  (Âz  H*)  *S  -+-  24H. 

Rien  ne  prouve  mieux  la  nature  métallique  de  l'ammonium  et 
son  isomorphisme  avec  le  potassium.  Ce  n'est  donc  pas  sans  rai- 
son que  je  me  suis  réservé  de  placer  ses  composés  naturels  après 
ceux  du  potassium.  Ces  composés  ne  sont  d'ailleurs  qu'au  nombre 
de  ti  ois  :  le  chlorure^  le  sulfate  et  le  phosphate  h  l'état  de  phosphate 
ammoniaco-magnésien . 

Ammonliint  eUoraré. 

Chlorhydrate  (t ammoniaque.  —  Ce  sel  s'est  nommé,  pendant 
quelque  temps,  muriate  (T ammoniaque^  et  plus  anciennement  lei 
ammoniaCy  parce  que,  suivant  Pline,  on  le  trouvait  en  grande 
quantité  aux  environs  du  temple  de  Jupiter  Ammon.  Quoi  qu'il 
en  puisse  être  de  cette  assertion,  elle  indique  au  moins  que  l'em- 
ploi de  ce  sel  remonte  aune  grande  antiquité. 

Le  chlorhydrate  d'ammoniaque  se  forme  journellement  dans 
les  éruptions  volcaniques.  L'Etna  en  produit  des  quantités  consi- 
dérables qui  ont  été  quelquefois  livrées  au  commerce.  Les  Kal- 
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en  résulte  du  carbonate  de  chaux  insoluble^  et  du  sulfate  d'am- 
moniaque qui  reste  dans  la  liqueur.  Alors  on  ajoute  dans  celle 
liqueur  un  excès  de  sel  marin;  on  fait  évaporer  et  cristalliser.il 
j  a  alors  double  décomposition  et  formation  de  sulfate  de  soude 
et  de  chlorhydrate  d'ammoniaque,  qui  cristallisent  à  deoiépo- 
ques  différentes:  on  les  sépare  donc»  et  l'on  purifle  le  chlorhy- 
drate par  la  sublimation  dans  de  grands  matras  de  verre. 

Aujourd'hui  ce  procédé  a  cessé  d'être  employé  partout  où  l'on 
a  introduit  l'éclairage  par  le  gaz  retiré  de  la  houille  ;  parce  que  ia 
distillation  de  la  houille  donne  naissance  à  des  eaux  ammonia* 
cales  que  Ton  s'est  bien  vite  empressé  d'utiliser.  On  sature  ces 
eaux  par  de  l'acide  chlorhydrique  et  on  les  évapore  dans  de  grands 
creusets  en  fonte  garnis  de  tuiles  à  l'intérieur.  Lorsque  le  seiesl 
desséché  en  assez  grande  quantité  dans  le  creuset,  on  recouvre 
celui-ci  d'une  calotte  de  plomb  et  l'on  chauffe  assez  pour  subli- 
mer le  sel. 

On  peut  le  purifier  par  une  nouvelle  sublimation.  J'ai  vu  ce 
procédé  très-simple  employé  à  la  fabrique  de  MM.  Hills,  à  Deplh- 
fond,  près  de  Londres. 

Le  sel  ammoniac  du  commerce  est  en  pains  ronds  aplatis,  d'une 
apparence  de  glace,  et  comme  légèrement  flexibles  sous  le  mar- 
teau lorsqu'on  veut  le  casser.  Il  est  blanc  ou  coloré  par  une  ma- 
tière fuligineuse,  qui  parait  n'être  pas  inutile  lorsqu'on  lefail 
servir  dans  Tétamage  du  cuivre;  mais  pour  la  pharmacie,  c'eslle 
sel  ammoniac  blanc  qu'il  faut  préférer,  et  il  convient  encore  de 
le  purifier  par  solution  et  crislallisalion. 

Le  chlorhydrate  d'ammoniaque  a  une  saveur  très-piquante;il 
est  soluble  dans  environ  3  parties  d'eau  froide,  et  dans  une  bien 
moindre  quantité  d'eau  bouillante;  il  cristallise  en  aiguilles  qui 
se  groupent  comme  des  barbes  de  plume,  et  qui  forment,  en  se 
séchant,  des  masses  fort  légères.  Ce  sel,  ainsi  cristallisé,  ne  con- 
tient pas  d'eau,  et  est  formé  seulement  de  :  acide  chlorhydrique, 
68,24  ;  ammoniaque,  3i,76.  Il  est  entièrement  volatil  et  indécom- 
posable au  feu,  il  exhale  une  forte  odeur  d'ammoniaque  lorsqu'on 
le  mêle,  même  à  l'état  solide,  avec  un  alcali  6xe,  ou  avec  les  car- 
bonates de  potasse  et  de  soude  ;  sa  dissolution  précipite  celle  de 
nitrate  d'argent,  de  même  que  toutes  les  autres  dissolutions  de 
chlorures. 

Le  sel  ammoniac  est  employé  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur. 

Il  sert  à  faire  l'ammoniaque  et  le  carbonate  d'ammoniaque;  on 
l'emploie  pour  décaper  le  cuivre  que  l'on  veut  étamer;  il  sert 
quelquefois  dans  la  teinture. 
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Amatomlaqiiic  sulfatée. 


Ce  sel  se  forme  dans  les  mêmes  circonstances  que  le  précédent 
et  se  rencontre  dans  les  mômes  lieux  ;  ainsi  on  le  trouve  en  efflo- 
rescence  sur  les  laves  récentes  de  l'Etna  et  du  Vésuve,  et  dans  les 
houillères  embrasées  de  la  Loire  et  de  l'Aveyron  ;  mais  son  prin  - 
cipal  gisement  est  sur  les  roches  ou  dans  les  fentes  du  terrain  où 
se  trouvent  les  lagoni  de  Toscane,  dont  les  eaux  le  tiennent  en 
dissolution.  Celui  qu'on  obtient  par  l'art  cristallise  en  prismes 
hexaèdres  aplatis,  terminés  par  des  pyramides  à  six  faces,  et  dont 
la  forme  primitive  est  un  prisme  droit,  rhomboldal.  Il  possède 
une  saveur  piquante  et  amère;  il  se  dissout  dans  deux  fois  son 
poids  d'eau  froide;  il  se  décompose  et  se  volatilise  complètement 
à  une  température  élevée.  Il  est  formé  de  : 

SO* 500  53,33 

AzW 212,5  22,67 

2H*0 225  24,00 

937,5  100,00 

Le  sulfate  naturel  a  présenté  exactement  la  même  compo- 
sition. 

Phosphate  ammoniaco-iitai^nésieii. 

En  explorant  les  gisements  du  guano,  sur  la  côte  d'Afrique,  on 
j  a  trouvé  de  nombreux  cristaux  d'un  sel  dont  la  forme  primitive 
parait  être  un  prisme  rhomboïdai  droit,  et  qui,  ayant  été  analysé 
par  M.  Teschemacher,  a  été  trouvé  composé  de  : 

Bapports  moléculaires. 

Acide  phosphoriq  lie 30,40    =    33,77  1 

Magnésie ,....     17         =    65,80  2 

Ammoniaque  (AzH^;....:...     14,30    =    67,29  2 

Eau T.." 38,10    =338,67  10 

Formule  :  P'Mg*  (AzH«)»  10  4-'h. 

Ce  sel  diffère  du  phosphate  ammoniaco-magnésien  artificiel, 

.  • .     •  • 

tel  que  j'en  ai  déterminé  la  composition  (PxMg^AzH^  +  ^^^f  P^r 
1  équivalent  d'ammoniaque  en  plus  et  4  équivalents  d'eau  en 
moins. 

Le  guano  est  une  substance  d'origine  animale  que  l'on  a  trouvée 
d'abord  sur  les  c6tes  du  Pérou,  aux  îles  de  Ghinche,  et  dans 
d'autres  plus  méridionales,  telles  que  Ilo,  Iza,  Arica,  etc.  Il  forme 
dans  ces  lies  des  dépôts  très-étendus  de  16  à  20  mètres  d'épais- 
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seur,  et  parait  avoir  été  produit,  durant  un  grand  nombre  de 
siècles,  par  l'accumulation  des  excréments  des  innombrables 
oiseaux  qui  les  habitent.  On  a  trouvé  depuis  le  guano  sur  lescfttes 
de  là  Patagonie^  et  dans  les  Iles  de  la  côte  occidentale  d'Afrique, 
et  on  en  transporte  aujourd'hui,  de  toutes  ces  contrées,  des  quan- 
tités considérables  en  Europe,  où  on  l'emploie  comme  un  en- 
grais très-puissant.  Il  se  présente  ordinairement  sous  la  forme 
d'une  matière  humide,  pulvérulente,  de  couleur  brunâtre  et  d'aoe 
odeur  forte  et  ammoniacale.  On  y  découvre  souvent  des  crislaax 
blancs,  soyeux,  de  diverses  natures,  car  il  est  difQcile  de  trooier 
une  matière  plus  complexe  et  plus  variable  dans  sa  composition. 
On  peut  y  rencontrer  les  substances  suivantes  : 

Sulfate  de  soude.  Carbonate  d'ammoniaque. 

—  de  potasse.  Chlorure  de  potassium. 
Phosphate  de  chaux.  Chlorure  de  sodium. 

—  de  potasse.  Chlorhydrate  d'ammoniaque. 

—  de  soude.  Acide  uriquc. 

—  d'ammoniaque.  Urate  d'ammoniaque. 

—  de  magnésie.  Acide  humique. 

—  ammoiiiaco-magnésicn.  Hiimate  d'ammoniaque. 
Oxalate  de  chaux.  Matières  organiques  indéterminées. 

—  de  soude.  Eau. 

—  d'ammoniaque. 

MINÉRAUX  MÉLANGÉS  OU  ROCHES. 

Nous  avons  passé  en  revue,  jusqu'ici,  les  espèces  minérales  les 
plus  importantes,  soit  par  leur  abondance  dans  la  terre,  soit  par 
leur  utilité.  Il  nous  reste  encore  à  considérer  ces  espèces  dans 
leurs  mélanges,  lorsque  ces  mélanges  forment  eux-mêmes  une 
partie  plus  ou  moins  essentielle  de  la  croûte  solide  du  globe,  et 
lorsque  l'uniformité  et  la  constance  de  leurs  parties  constita- 
tives  en  forment  des  sortes  d'espèces  composées^  qui  ont  leur  im- 
portance et  leur  utilité  propres,  utilité  et  importance  qui  appar* 
tiennent  bien  alors  à  la  masse  ou  au  mélange,  et  non  plas  isolé- 
ment aux  éléments  qui  les  forment.  On  a  donné  anciennemoit  i 
ces  mélanges  le  nom  de  roches;  mais  plus  récemment,  lorsque  la 
géologie  est  venue  nous  éclairer  sur  la  disposition  des  matérianx 
qui  composent  la  terre,  et  qu'on  a  voulu  exprimer  par  un  mot  U 
généralité  de  ces  matériaux,  on  leur  a  donné  également  le  nom 
de  roches  (i).  Alors  il  a  fallu  distinguer  des  roches  simples  et  des 
roches  composées;  les  premières  n'étant  autre  chose  que  les  miné- 
raux simples  considérés  géologiquement^  c'est-à-dire  relatife- 
inent  à  leur  place  et  à  leur  connexion  avec  les  grands  pbéno- 

(I)  Voyez  Contejean,  Éléments  de  géologie  et  de  paléontologie.  Paris,  \%% 
in-8»  avec  407  fig. 
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mènes  qui  ont  déterminé  ou  modiné  la  conslilution  du  globe, 
les  secondes  se  confondant  avec  les  roches  des  anciens  minéralo- 
gistes. Ce  sont  celles-ci  seulement  qui  vont  mainlenanl  nous  oc- 
cuper ;  mais  comme  le  cadre  de  cet  ouvrage  ne  me  permet  pas 
de  leur  accorder  beaucoup  d'étendue,  je  me  bornerai  à  en  donner 
une  courte  description,  quelquefois  môme  une  simple  définition, 
en  les  rangeant  seulement  d'après  l'ordre  alphabétique,  aûn  d'en 
faciliter  la  recherche. 

Ampéute,  voyez  Schiste. 

AMPniBOLiTE.  —  Roche  composée  principalement  d'amphibole 
hornblende,  empâtant  différents  minéraux,  tels  que  des  grenats, 
du  feldspath,  du  mica,  et,  comme  parties  accessoires,  du  quartz,  ' 
de  lu  diallage,  du  disthène,  de  l'épidote,  du  titane,  des  pyrites, 
(lu  fer  oxydulé.  La  structure  peut  en  être  schisloïde  ou  massive. 
Elle  appartient  aux  terrains  supérieurs  de  cristallisation,  où  elle 
est  subordonnée  au  gneiss  et  au  micaschiste. 

Amtgdaloïde.  —  Ce  nom,  qui  répond  au  mol  allemand  mandel» 
stein,  a  été  donné  à  plusieurs  roches  qui  offrent,  dans  une  pâte 
de  pétrosilex  ou  d'aphanite,  des  noyaux  arrondis  d'une  substance 
qui  peut  être  de  môme  nature  que  la  pâte,  mais  de  couleur  dif- 
férente,  ou  de  nature  différente.  Dans  le  premier  cas,  la  roche 
porte  aujourd'hui  le  nom  de  vaHolite  ;  dans  le  second,  celui  de 
spillite. 

Anagénite.  Grauwacke  à  gros  grains  des  géologues  allemands.— 
Hoche  composée  de  fragments  arrondis  de  roches  primùweM^  réu- 
nis par  un  ciment  soit  schisteux,  soit  de  calcaire  saccharolde. 
Elle  appartient  aux  terrains  de  transition.  Voyez  aussi  poudingue. 

Aphanite  (Haiiy).  —  Roche  d'apparence  homogène,  mais  que 
Ton  suppose  formée  d  amphibole  hornblende  et  de  feldspath 
fondus  imperceptiblement  l'un  dans  l'autre.  Elle  provient  d'an- 
ciens épanchements  qui  ont  traversé  à  peu  près  tout  les  terrains. 
Elle  répond  à  la  cornéenne  et  au  trapp  des  anciens  minéralogities. 
Elle  est  noirâtre,  compacte,  tenace  et  difficile  à  cafscr  La  cas- 
sure en  est  raboteuse.  Elle  est  toujours  assez  dure  poor  ne  pas 
être  rayée  par  le  cuivre,  mais  elle  ne  raie  pasloujours  le  verre  <:t 
n'use  pas  toujours,  le  fer.  C'est  la  plus  dure,  qui  raie  le  ferre  et  u^; 
le  fer,  qui  porte  plus  spécialement  'e  nom  Atirofip,  lL\e  a($it  or- 
dinairement sur  l'aiguille  aimantée,  ce  qui  iudiq'ie  qu'e.ie  con- 
tient une  petite  quantité  de  fer  oxydulé  à  l'élat  de  rn^Urij^e,  i:.- 
dépeudamment  des  10  à  20  centièmes  qui  i'j  troarent  k  i'î:Ui  x 
silicate.  Elle  fond  au  chalumeau  en  no  éoiai]  uoir.  L'api^^^ 
forme  la  pâte  d'une  roche  composée  nffm*gff  spUUu. 

Abgile.  —  Plusieurs  des  substances  qui  cnt  kU:  prrcri^^ 
décrites  sous  ce  nom  (p.  356)  peofeat  eut  cox^^.'^tTrrt* 
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des  roches  tendres  provenant,  soit  de  la  décomposition  chimique 
de  roches  feldspathiques  (ex.  le  kaolin),  soit  de  l'atténuation 
d'autres  minéraux  alnmino-siliceux.  Elles  sont  principalemeot 
composées  de  silice,  d'alumine  et  d'eau  ;  elles  font  pâte  aiec 
l'eau,  elc. 

Argiloute.  —  Roche  d'apparence  homogène  qui  paraît  proTe- 
nir  d'une  première  altération  du  feldspath  compacte.  £lle  sert  de 
base  à  la  suivante. 

Argilophyueou  Porphyre  argikux. — Hoche  porphyroïde formée 

d'une  pâte  d'argilolite  et  de  cristaux  de  feldspath  ;  en  d'autres 

termes,  c'est  un  porphyre  qui,  par  suite  d'un  commencement 

*  d'altération,  a  perdu  une  partie  de  sa  dureté  et  de  sa  cohésioQ  et 

a  pris  un  aspect  terreux. 

Ahkose. — Roche  d'agrégation  composée  de  gros  grains  de  quartz 
hyalin  et  de  grains  de  feldspath  laminaire,  compacte  ou  argUoIde- 
Elle  constitue  souvent  des  masses  très-étendues  au-dessus  des 
granités,  dont  les  éléments  séparés  mécaniquement  ont  concouru- 
à  la  former.  Elle  renferme  à  la  fois  des  amas  de  minerais  métal^ 
liques  et  des  débris  végétaux  et  animaux;  elle  appartient  auiC- 
plus  anciens  terrains  de  sédiment. 

Basalte.  —  Cette  roche  a  été  produite,  sous  forme  de  couUer 
très-considérables,  par  des  volcans  antérieurs  à  ceux  de  Fépoque 
actuelle  ;  tels  sont  les  volcans  éteints  de  TÉcosse  et  des  Hébrides, 
et  ceux  de  l'Auvergne,  du  Forez,  du  Velay  et  du  Vivarais  (Puy- 
de-Dôme,  Loire,  Haute-Loire  et  Ardèche).  La  matière,  en  se  re- 
froidissant, s'est  divisée  en  colonnes  prismatoïdes  à  trois,  quatre, 
cinq,  six  ou  neuf  pans,  ce  qui  donne  à  ces  terrains  l'aspect  de 
constructions  gigantesques.  La  roche  en  elle-même  est  principa- 
lement composée  de  pyroxène  en  très-petites  particules  cristal- 
lines, mélangé  d'une  certaine  quantité  de  feldspath.  Elle  a  une 
texture  grenue,  une  cassure  mate,  inégale,  un  aspect  âpre  et  une 
couleur  grise,  quelquefois  blanchâtre  ;  elle  se  décompose  à  la 
longue  sous  les  influences  météorologiques  et  passe  à  l'état  de 
wacke  et  d'argile. 

Basanite.  —  C'est  un  basalte  qui  renferme  des  cristaux  de  py- 
roxène distincts  et  disséminés,  et,  comme  parties  accessoires  ou 
accidentelles,  du  péridot,  du  fer  titane,  des  zircons,  du  quartz 
agate,  etc. 

BBÉcnE.  —  Roche  hétérogène,  formée  de  fragments  assez  vo- 
lumineux, anguleux,  quelquefois  émoussés,  mais  non  roulés,  agglu- 
tinés par  une  pâte  contemporaine  ou  un  peu  postérieure  à  la 
formation  des  fragments.  On  en  distingue  deux  espèces  princi- 
pales :  la  brèche  siliceuse  composée  de  fragments  de  jaspe  ou  d'a- 
gate^  réunis  par  un  ciment  siliceux,  et  la  brèche  calcaire,  ou 
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marbre  brèche^  formée  de  fragments  de  marbres  anciens,  empâtés 
dans  un  ciment  calcaire.  Une  des  brèches  calcaires  les  plus  con- 
nues est  la  brèche  iVAlet  près  d'Aix,  en  Provence,  qui  porte 
improprement  le  nom  de  brèche  (TAlep.  On  connaît  encore  des 
brèches  volcaniques,  formées  de  morceaux  de  lave  solidifiée,  em- 
pâtés dans  un  courant  de  lave  encore  liquide.  Quant  aux  brèches 
formées  de  fragments  de  roches  primitives,  elles  ont  reçu  le  nom 
particulier  à'anagénies. 

Brccciolb,  c'est-à-dire  petite  brèche.  —  Roche  formée  de  par- 
ties anguleuses,  ayant  environ  la  grosseur  d*un  pois^  réunies  par 
un  ciment.  On  en  connaît  à  base  d'argilolite,  avec  des  grains  de 
quartz  ;  à  base  d'alunite,  formée  de  fragments  d'alunite  cristalline, 
empâtés  dans  de  l'alunite  siliceuse  ;  à  base  de  wacke  dure,  etc. 

GALcipnTRE.  —  Pâte  de  calcaire  enveloppant  des  cristaux  de  di- 
verse nature.  On  a  distingué  comme  espèces  le  calciphyre  feldspa- 
thique  qui  présente  des  cristaux  de  feldspath  blanchâtre,  dans  un 
calcaire  compacte  (au  Petit-Saint-Bernard);  le  calciphyre pyroxé- 
nique  formé  de  cristaux  de  pyroxène  verdâtre,  disséminés  dans 
un  calcaire  translucide  et  rosâtre  (lie  de  Tyry)  ;  le  calciphyre 
pyropien^  mélanique^  etc. 

Calsouistë.  —  Schiste  argileux  mélangé  de  calcaire  lamellaire. 

CiPOUTB  ou  Marbre  cipoUn,  —  Calcaire  saccharo!de  renfermant 
du  talc  ou  du  mica  qui  lui  communique  une  structure  schistoïde. 

COBNÉENNE  =  ophanite. 

DiORiTB.  —  Roche  composée  de  hornblende  lamellaire  et  do 
feldspath  compacte,  en  parties  distinctes  et  assez  uniformément 
répandues.  Elle  présente  deux  couleurs  mélangées,  mais  non  con- 
fondues :  la  couleur  vert-noirâtre  de  l'amphibole  hornblende 
qui  y  domine  généralement,  et  la  couleur  blanche  du  feldspath 
compacte.  Lorsque  les  parties  des  deux  éléments  cessent  d'ôlrc 
discernables,  la  roche  passe  à  Vaphanite.  Quand  elle  contient,  in- 
dépendamment des  parties  de  feldspath  compacte  qui  en  forment 
la  pâtCy  des  cristaux  plus  volumineux  de  feldspath  disséminés, 
elle  se  rapproche  du  porphyre  et  prend"  le  nom  de  diorite porphy^ 
roide.  On  trouve  en  Corse  une  variété  de  diorite  très-remarqua- 
ble {diorite  orbiculaire  de  Corse),  qui  présente  des  sphéroMes  à  cou- 
ches alternatives  et  concentriques  de  feldspath  et  d'amphibole, 
dans  une  masse  de  diorite  à  grains  moyens.  La  diorite  forme  des 
montagnes  ou  remplit  des  espaces  très-élendus  danH  la  partie  su- 
périeure des  terrains  de  cristallisation  ou  dans  ceux  de  transition  ; 
elle  est  souvent  traversée  par  des  ûlons  métalliques. 

DoLÉRiTE.  —  Cette  roche,  qui  appartient  aux  terrains  d'épais- 
cbements  trappéens,  est  essentiellement  composée  de  pyroite* 
et  de  feldspath.  Sa  couleur,  toujours  sombre,  est  le  gris  ou  le 
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plus  OU  moins  mélangé  de  parties  blanches.  Lorsque  les  deux  élé- 
ments sont  à  peu  près  également  répandus  et  entrelacés,  la  roche 
prend  le  nom  de  doiérùe  granitoîde  ;  lorsqu'elle  renferme  en  pins 
des  cristaux  distincts  et  plus  volumineux  de  feldspath,  elle  prend 
répithètede  porphyroîde.  Elle  passe  au  basalte  par  la  prédomi- 
nance du  pyroxène  et  la  confusion  de  toutes  ses  parties. 

DoMiTE.  —  Ce  nom  a  été  affecté  particulièrement  à  la  roche  tra- 
chy tique  qui  constitue  la  plus  grande  partie  du  Puy-de-Dôme. 
Elle  est  formée  de  feldspath  argileux  renfermant  des  paillettes 
de  mica  et  quelques  rares  cristaux  de  feldspath  vitreux.  Elle  a  peu 
de  cohésion,  présente  un  aspect  terreux  et  une  cassure  raboteuse; 
elle  est  blanchâtre  ou  grisâtre  ;  elle  est  infusible  au  feu. 

DoLOMiE.  —  Roche  composée  de  chaux  et  de  magnésie  carbo- 
natées,  souvent  combinées  en  proportions  déûnies  et  constituant 
alors  une  espèce  minérale  distincte  dont  il  a  été  traité  précédem- 
ment (p.  413). 

ÉcLOGiTE.  —  Roche  composée  de  diallage  verte  (amphibole  pj- 
roxénique)  et  de  grenats.  On  y  trouve  comme  parties  acciden- 
telles du  disthène  ou  de  la  chlorite.  Cette  roche  ne  se  rencontre 
que  rarement  et  en  couches  peu  étendues  parmi  le  gneiss,  le  mi- 
caschiste ou  la  diorite. 

EuPHOTiDE.  —  Très-belle  roche  composée  d'albite  compacte  on 
de  feldspath  tenace  (jade  de  Saussure)  avec  mélange  de  diallage 
verte  ou  de  diallage  métalloïde  ;  celle  à  diallage  verte  porte  le 
nom  de  veri  de  Corse,  Elle  appartient  aux  terrains  de  serpentine. 
EuRiTE.  -—  Roche  principalement  composée  d'albite  compacte 
ou  de  pétrosilex  grisâA*e^  verdâlre  ou  jaunâtre,  renfermant  des 
grains  de  feldspath  laminaire,  du  mica  ou  d'autres  minéraux  dis- 
séminés(quarlz,  amphibole,  tourmaline,  disthène,  etc.}.  Elle  peut 
être  compacte  ^porphyroîde  y  granitoïde  ou  schùtoïde.  Elle  présente 
une  stratification  distincte  et  une  structure  quelquefois  fissile.  On 
la  trouve  dans  les  terrains  de  transition  et  dans  les  plus  anciens 
terrains  d*épanchement.  Elle  renferme  très-rarement  des  subs- 
tances métalliques. 
Gabbro  de  Corse  =  eupholide  à  diallage  verte, 
Gabbro  de  Gênes  =  ophiolite  diallagique. 
Galunace.-*  C*est  une  obsidienne  (verre  volcanique)  tout  à  fait 
vitreuse  et  d'une  belle  couleur  noire.  Elle  est  fusible  au  chalu- 
meau en  un  émail  noir.  Elle  vient  principalement  d'Islande  et 
des  Andes  du  Pérou.  On  en  fait  des  miroirs  qui  sont  recherchés 
par  les  paysagistes. 

Glaucomie.  —  Roche  â  texture  grenue,  composée  de  propor- 
tions variables  de  calcaire  non  cristallisé,  de  sable  quarzeux  et  de 
grains  verts.  Elle  a  quelquefois  une  texture  compacte  ;  mais  elle 
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est  le  plus  souvent  friable  ou  même  sableuse.  Elle  se  trouve  par- 
tout à  la  partie  inférieure  des  terrains  de  craie  et  de  calcaire 
grossier,  et  elle  forme  le  passage  de  ces  deux  roches  calcaires  aux 
sables  verts  qui  se  trouvent  au-dessous.  On  la  distingue  en  glau- 
conie  compacte,  grossière,  crayeuse  et  sableuse,  suivant  sa  consis- 
tance, son  gisement  et  la  quantité  de  sable  qu'elle  contient. 
GuMMERTSCHiEFER.  —  Nom  allemand  du  m;'ca^cA{]$^6. 
Gneiss.  —  Roche  de  cristallisaliouy  formée  de  feldspath,  de 
mica  et  de  quartz,  avec  une  structure  feuilletée.  On  peut  dire  que 
c'est  du  granité  dans  lequel  le  quartz  manque  plus  ou  moins  com- 
plclementy  tandis  que  le  mica,  au  contraire,  se  trouve  augmenté; 
mais  il  s'y  trouve  encore  d*autres  différences  :  ainsi^  générale- 
ment, le  mélange  des  éléments  n'est  pas  homogène,  et  la  roche 
est  composée  de  feuillets  très-minces  de  mica  qui  alternent  avec 
des  couches  plus  épaisses  de  feldspath,  ou  de  feldspath  et  de 
quartz.  Enfin  le  feldspath  est  plus  souvent  grenu  que  laminaire,  ce 
qui  rapproche  le  gneiss  du  leplynite.  Le  gneiss  admet  quelquefois, 
dans  sa  composition,  du  talc  ou  du  graphite  qui  paraît  y  prendre 
la  place  du  mica.  C'est  de  toutes  les  roches  celle  qui  contient  le 
plus  de  minerais  métalliques.  Il  se  montre  presque  partout  au- 
dessus  du  granité  ;  d'abord  en  couches  alternantes,  puis  en  for- 
mation indépendante,  qui  fait  place  ensuite  au  micaschiste. 

GoMPHOLiTE.  —  Roche  d'agrégation  postérieure  môme  aux  ter- 
.rains  tertiaires,  ou  contemporaine  de  leur  dernière  formation.  Elle 
se  compose  de  parties  arrondies  de  roches  diverses,  dans  un  ci- 
ment de  calcaire  ou  de  macigno.  Celle  qui  est  formée  de  noyaux 
calcaires  renfermés  dans  un  ciment  calcaire  porte  vulgairement 
le  nom  de  poudingue  calcaire. 

Granité.  — Roche  primitive,  formée  par  voie  de  cristallisation 
confuse  et  simultanée  des  éléments  qui  la  constituent.  Ces  élé- 
ments sont  le  feldspath  lamellaire,  le  quarz  hyalin  et  le  mica.  Ils 
sont  à  peu  près  également  disséminés  dans  la  masse  ;  mais  ils  va- 
rient considérablement  par  leur  volume  et  leur  couleur,  ce  qui 
modifie  presque  à  l'infini  l'aspect  de  la  roche.  On  nomme  granité 
commun,  à  gros  ou  à  petits  grains,  celui  dans  lequel  le  feldspath  et 
le  quarz  sont  à  peu  près  du  même  volume  ;  et  granité  porphtjroïde 
celui  qui,  en  outre  des  éléments  ordinaires  du  granité  commun, 
renferme  des  cristaux  distincts  et  plus  volumineux  de  feldspath. 
Ce  dernier  parait  être  d'une  formation  plus  moderne  et  plus  li- 
mitée que  le  granité  commun,  lequel  forme  partout  des  terrains 
très-anciens,  inférieurs  à  tous  les  autres,  et  d'une  immense  éten- 
due ;  mais  qui,  souvent  aussi,  a  été  soulevé  de  manière  à  former 
des  plateaux  ou  des  montagnes  qui  résistent  pendant  des  siècles 
aux  agents  destructeurs. 
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Les  granités  présentent  souvent,  comme  parties  accessoires,  de 
la  tourmaline  et  de  Tamphibole,  et  comme  parties  accidentelles 
disséminées,  de  Tactinote,  de  Tépinote,  du  cymopbane,  du  gre- 
nat, du  zircon,  etc.  Us  ne  renferment  qu'un  petit  nombre  de 
substances  métalliques  en  ûlons,  en  veines  ou  disséminées  ;  les 
principales  sont  Tétain  et  Kurane  oxydés,  le  wolfram,  le  feroxj- 
dulé  et  le  fer  oligiste  ;  l'argent,  l'or,  les  pyriles,  etc. 

Granitelle.  —  Nom  donné  par  quelques  auteurs  à  la  syéniteîi 
à  la  dîorùe. 

Graustein  =dolérile, 

Grauwacke  =psammùe  et  anagéniie. 

Greisen  =  hyalomicle. 

Grés.  —  Ge  nom  a  été  donné  généralement  à  des  roches  for- 
mées de  parties  atténuées  de  rocbes  plus  anciennes,  liées  posté- 
rieurement entre  elles,  soit  par  un  ramollissement  causé  parle 
calorique,  soit  par  Tintroduction  d'un  ciment  siliceux,  argileux 
ou  calcaire.  Mais  plusieurs  de  ces  roches,  surtout  parmi  les  plas 
anciennes,  ont  formé  des  espèces  distinctes,  sous  les  noms  de 
psammile  et  depséphite,  et  l'on  n'a  conservé  parmi  les  grès  que  les 
roches  formées  de  quartz  sableux  agglutiné,  soit  par  ramollisse- 
ment, soit  par  un  ciment  siliceux  ou  calcaire.  Ainsi  déûnis,  les 
grès  comprennent  encore  des  roches  de  deux  natures  et  d'épo- 
ques bien  différentes.  Les  principales  variétés  sont  : 

i°  Le  vieux  grès  rouge,  qui  appartient  aux  plus  anciens  terrains 
de  sédiment,  et  qui  est  formé  de  fragments  atténués  de  quartz, 
agglutinés  par  ramollissement.  Plus  intimement  soudée,  cette 
roche  deviendrait  une  quarzite  ;  mélangée  de  mica  et  d'autres 
débris  primitifs  atténués,  elle  serait  comprise  parmi  les  psam- 
mites. 

2°  Le  grès  bigan^é,  —  Grès  analogue  au  précédent,  mais  plus 
moderne,  puisqu'il  fait  partie  d'une  formation  placée  entre  le  cal- 
caire alpin  (zechstein)  et  le  calcaire  conchylien  (muschelkalk). 
Ce  grès  est  remarquable  par  ses  bandes  rouges,  jaunâtres  ou  lie 
de  vin  ;  droites,  sinueuses  ou  contournées,  sur  un  fond  blanc.  Oo 
le  trouve  principalement  dans  les  Vosges,  dans  la  Thuringe  et 
dans  le  pays  de  Magdebourg. 

3*^  Le  grèsfilti^ant^  d'uu  tissu  lâche  qui  permet  à  l'eau  de  filtrer 
au  travers.  On  en  trouve  en  Saxe,  en  Bohême,  sur  les  côtes  du 
Mexique,  aux  lies  Canaries,  et  surtout  dans  le  Guipuscoa,  en  Es- 
pagne. Dans  quelques  pays,  des  fourbes,  pour  entretenir  la  supers- 
tition du  peuple,  en  formaient  des  tètes  de  saints  évidées  à  l'inté- 
rieur, et  que  Ton  remplissait  d'eau  à  certains  jours  de  fête.  L'eau 
sortait  par  gouttes  à  travers  les  orbites,  le  saint  pleurait  et  la  foule 
criait  au  miracle. 
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4*  Le  grès  flexible  de  Yillarica,  au  Brésil.  —  Ce  grès  étant  ré- 
duit en  bandes  plates,  peut  être  ployé  lorsqu'on  le  soulève  par 
une  extrémité,  ou  qu'on  le  prend  dans  les  mains  par  les  deux 
boots.  Il  doit  cette  propriété  à  renchevêtrement  et  à  la  forme  al- 
longée et  aplatie  des  parties  de  quartz  dont  il  se  compose.  Celte 
disposition  permet  à  ces  parties  de  jouer  un  peu  entre  elles  sans 
se  disjoindre  entièrement. 

5*  Le  grès  btstré.  —  Cette  variété  forme  des  bancs  de  â  à  3  dé- 
cimètres d'épaisseur  dans  le  sable  blanc  qui  termine  la  colline  de 
Montmorency,  au  nord  de  Paris.  Elle  est  d'un  gris  cendré  nuancé 
de  veines  parallèles  plus  foncées  ;  elle  est  translucide,  d'un  grain 
très-serré,  et  consiste  en  sable  siliceux  réuni  par  un  ciment  de 
même  nature. 

©•  Le  grès  blanc  à  ciment  calcaire.  —  Ce  grès  se  trouve  princi- 
palement dans  la  forêt  de  Fontainebleau,  et  dans  les  environs  de 
Longjumeau  et  de  Pontoise.  11  sert  au  pavage  de  Paris  et  des  rou- 
tes qui  y  aboutissent.  Il  est  quelquefois  coloré  par  des  zones  fer- 
rugineuses rougeâtres,  par  des  dendrites  grossières,  et  contient 
albuvent  des  noyaux  noirs  d'une  grande  dureté  et  très-tenaces.  11 
est  formé  d'un  sable  quarzeux  très-ûn  et  d'un  ciment  calcaire  qui 
a  pu  quelquefois  cristalliser  sous  la  forme  de  rhomboïde  inverse 
(page  446).  Il  présente  deux  assises  :  Tune,  inférieure^  privée  de 
coquilles;  c'est  celle  dont  se  sert  exclusivement;  Tautre,  su- 
périeure, renfermant  des  coquilles  marines. 

GaunsTEiif  =^dionie  et  hémitrène. 

HÉMiTBiiiE.  —  Roche  composée  essentiellement  d'amphibole 
hornblende  et  de  calcaire  saccharoîde.  Elle  contient,  comme  par- 
ties accessoires,  du  feldspath  compacte  et  du  fer  oxydulé.  Elle  ap- 
partient aux  mêmes  terrains  que  les  amphiboliles  et  les  diorites, 
et  ressemble  beaucoup  à  cette  dernière,  avec  laquelle  elle  est  sou- 
vent confondue. 

Htalomictb  {greisen^  granité  stannifère).  —  Roche  très-dure 
composée  de  quarlz  hyalin  granuleux,  Irès-prédominant,  et  de 
mica  disséminé  et  non  continu.  Elle  contient,  comme  parties  ac- 
cessoires, du  feldspath,  de  l'éUin  oxydé,  du  wolfram,  des  pyri- 
tes, etc.  Elle  présente  une  structure  granulaire  ou  schisteuse. 
Lorsque  le  feldspath  y  devient  abondant,  la  roche  se  rapproche 
du  granité;  quand,  au  contraire,  c'est  le  mica,  elle  passe  au  mi- 
caschiste. L'hyalomicte  se  trouve  en  couches  subordonnées  de- 
pois  le  granité  ancien  jusqu'à  la  partie  supérieure  des  dépôU  in- 
termédiaires. L'hyalomicte  granitoïde  parait  postérieure  au  gneiss 
et  se  ratUche  aux  dépôts  de  pegmatite.  L'hyalomicte  schistoldç 
se  trouve  plus  particulièrement  dans  les  micaschistes  et  se  ren- 
contre aussi  dans  les  schistes  argileux.  Il  parait  môme  qu'il  co^ 
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slilue  une  formation  indépendante,  au-dessus  de  ces  dépôts,  et 
principalemenl  au  pic  dllacolumi^  au  Brésil,  où  il  est  remarqua- 
ble par  la  présence  accessoire  du  fer  oligisle,  de  l'or,  du  soufre  et 
du  diamant.  Ces  circonstances  ont  fait  donner  à  cette  roche,  ainsi 
établie,  le  nom  particulier  d'itacolumite  (page  87). 

Itacolumite.  Voyez  Hyalomicte. 

KiESELScniEFER  =  phtkanîfe, 

Laye.  —  On  a  donné  ce  nom  aux  matières  embrasées  qui  sor- 
tent des  volcans  sous  une  forme  plus  ou  moins  fluide  ou  pâleuse, 
et  qui  se  répandent  sur  les  terrains  environnants  en  immenses 
courants  qui  ont  quelquefois  plusieurs  lieues  de  longueur. 
La  matière  des  laves  est  formée  principalemenl  de  la  substance 
même  du  globe,  qui  se  trouve  à  l'état  de  fusion  ignée  dans-  son 
intérieur;  mais  il  faut  y  ajouter  tous  les  corps  entraînés,  ramollis 
ou  fondus,  qui  proviennent  des  parois  du  canal  volcanique  :  en 
sorte  que  la  nature  des  laves  est  très-complexe,  et  que  les  miné- 
raux cristallisés  qu'elles  contiennent  peuvent  résulter,  soit  de  la 
combinaison  à  part  et  de  la  cristallisation  d'une  partie  des  maté- 
riaux du  fluide  terrestre,  soit  de  l'entratnement  de  minéraux  déjà 
cristallisés,  qui  ont  résisté  à  la  chaleur  du  courant.  On  admet  ce- 
pendant que  la  masse  principale  des  laves  est  formée  soit  de  l'un 
des  minéraux  feldspathiques  (orthose,  albite,  oligoklase,  pétro- 
silex),  soit  de  pyroxène,  et  cette  opinion  a  conduit  à  les  diviser 
d'abord  en  laves  feldspathiques  et  en  laves  pyroxénigues.  Chacun  de 
ces  deux  genres  se  subdivise  ensuite  en  laves  cristallines  ou  ccm- 
pactes,  laves  vitreuses,  laves  scort  fiées  eilaves  altérées.  Nous  citerons 
comme  exemples  de  laves  feldspathiques,  laleucostine,  Vohsidienni, 
la  ponce,  la  téphrine;  et,  parmi  les  laves  pyroxéniques,  le  basalte, 
la  gallinace,  la  pépérite,  la  wacke  et  la  pouzzolane, 

Leptynite.  —  Hoche  composée  principalement  de  feldspath 
grenu,  avec  mélange  de  quartz  sableux  ou  de  mica.  Elle  a  une 
texture  grenue  et  présente  une  stratilicalion  peu  sensible.  Elle 
contient  souvent  des  grenats  disséminés,. du  disthène  ou  de  la  to- 
paze. Elle  se  présente  en  masses  subordonnées  dans  les  gneiss, 
les  micaschistes,  les  syénites,  et  dans  quelques  terrains  semi- 
cristallisés.  Elle  a  beaucoup  de  rapport  avec  les  eurites;  mais  elle 
est  plus  ancienne  et  passe  plus  facilement  au  gneiss,  tandis  que 
Teurite  se  rapproche  davantage  des  porphyres. 

Leucostine.  —  Lave  pétrosiliceuse  des  volcans  modernes;  pâle, 
grisâtre,  enveloppant  des  cristaux  de  feldspath  ;  elle  est  un  peu 
celluleuse  et  est  fusible  en  un  émail  blanc.  11  y  en  a  une  variété 
compacte,  à  peine  celluleuse,  à  cristaux  peu  distincts,  translu- 
cide, sonore  lorsqu'on  la  frappe,  ce  qui  lui  a  valu  le  nom  depho- 
nolite,  et  souvent  divisible  en  tables  de  peu  d'épaisseur»  ce  qui 
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permet  de  l'employer  à  la  couverture  des  maisons.  Lorsque  les  cris< 
taux  de  feldspath  sont  très-dislincts,  la  roche  devient  porphyroîde, 

Ltdienne  ^  phlhanite. 

Marbre.  —  Ce  nom  a  été  donné  à  tous  les  calcaires  massifs, 
susceptibles  de  recevoir  un  poli  brillant,  et,  par  extension,  à  un 
certain  nombre  d'autres  matières  polissables.  Les  marbres  primi- 
tifs,  blancs  et  cristallins,  ou  marbres  statuaires,  n'étant  formés 
que  de  chaux  carbonatée  presque  pure,  appartiennent  complète- 
ment à  l'espèce  minérale  de  ce  nom;  mais  les  marbres  secondai- 
res, sub-lamellaires  ou  compactes,  si  souvent  remarquables  par 
leurs  couleurs  variées,  dues  à  des  mélanges  d'oxydes  mélaliiques, 
de  charbon,  de  bitume»  de  débris  organiques,  sont  de  véritables 
roches  composées,  sur  lesquelles  nous  ne  reviendrons  pas  cepen- 
danty  en  ayant  parlé  (page  409). 

Harékamte  =  variété  de  perlite. 

Harnb.  —  Roche  tendre,  formée  d'argile  et  de  chaux  carbona- 
tée très-atténuées  et  intimement  mélangées.  Lorsque  Targile  do- 
mine, on  lui  donne  le  nom  de  marne  argileuse^  et  ou  l'emploie 
souTcnt  comme  argile  (page  362)  ;  quand  c'est  la  partie  calcaire 
qui  domine,  on  lui  donne  le  nom  de  marne  calcaire,  La  roche  peut 
devenir  alors  plus  dure  et  quelquefois  même  un  peu  polissable; 
d'autres  fois  elle  présente  une  structure  schisteuse  ou  une  appa- 
rence de  forme  prismatique,  due  au  retrait  de  la  masse.  Les  mar- 
nes appartiennent  surtout  aux  terrains  lacustres  tertiaires  ;  mais 
on  en  trouve  aussi  dans  les  terrains  de  sédiments  inférieurs  ou  al- 
pins, et  dans  les  terrains  jurassiques,  où  elles  alternent  avec  les 
calcaires  qui  les  constituent  principalement. 

Macigno.  —  Roche  d'agrégation,  à  texture  grenue^  essentielle- 
ment composée  de  petits  grains  de  quartz  distincts,  mêlés  de  cal- 
caire, et  renfermant,  comme  parties  accessoires,  du  mica  ou  de 
l'argile.  Structure  massive  ou  schistoïde  en  grand,  couleur  gri- 
sâtre. Les  macignos  diffèrent  des  grès  par  le  volume  plus  mar- 
qué et  l'état  distinct  de  leurs  éléments.  Ceux  qui  sont  solides  et 
compactes  appartiennent  aux  terrains  inférieurs  de  sédiment;  ils 
ne  contiennent  pas  de  débris  organiques.  Ceux  qui  sontd*une  tex- 
ture lâche  et  sableuse  sont  situés  dans  les  assises  moyennes  des 
terrains  tertiaires,  et  contiennent  des  débris  végétaux  et  animaux  ; 
on  leur  a  donné  le  nom  particulier  de  molasse. 

Mélaputre.  —  Trapporphyre,  et  vulgairement  por/>Ayrenot>.  — 
Pâte  d'amphibole  pétrosiliceux  renfermant  des  cristaux  de  feld- 
spath; fusible  en  émail  noir  ou  gris. 

On  en  connaît  trois  variétés  : 

L'une  dite  mélaphyre  demi-deuil,  d'un  noir  foncé,  à  cristaux 
blanchâtres  ; 

GoiMNjmr,  Drogues,  7«  édit.  T.  I.  «^  8î 
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La  seconde  nommée  mélaphyre  sanguin^  noirâtre,  avec  cristaux 
'  de  feldspath  rougeàtre; 

La  troisième  dite  mélaphyre  tache^erte,  brun-noirâtre,  avec 
cristaux  verdâtres.  Ces  roches  appartiennent  aux  terrains  cristal- 
lisés épizootiques  et  à  ceux  d'épanchement  trappéen. 

Micaschiste.  —  Roche  composée  essentiellement  de  mica  la- 
mellaire, abondant  et  continu,  et  de  quartz  interposé.  Elle  a  uDe 
structure  fissile.  Elle  diffère  du  gneiss  par  l'absence  du  feldspath, 
et  quelquefois  le  quartz  y  devient  si  rare,  qu'elle  parait  presque 
uniquement  composée  de  mica.  On  l'observe  dans  les  terrains  pri- 
mitifs, d'abord  subordonnée  au  granite-gnciss  et  au  gneiss,  puis 
en  couches  alternantes  avec  le  gneiss  lui-même;  enfin  consti- 
tuant à  lui  seul  une  formation  indépendante,  placée  entre  le 
gneiss  et  le  schiste  argileux.  Il  renferme  alors  un  grand  nombre 
de  couches  subordonnées  de  cblorite  schisteuse,  de  schiste  argi- 
leux, de  calcaire  grenu,  de  dolomie,  de  diorite,  de  serpentine,  etc., 
et  on  y  rencontre,  comme  minéraux  accidentels  disséminés,  éti 
grenats,  de  la  tourmaline,  du  disthène,  de  la  staurotide,  de  ram- 
phibole,  de  Témeraude.  C'est  également,  après  le  gneiss,  la  ro- 
che qui  renferme  le  plus  de  minerais  métalliques  ;  on  y  trouve  du 
fer  oxydulé,  des  pyrites  aurifères,  des  sulfures  de  plomb,  de  zinc, 
de  mercure,  de  cobalt,  de  Tor  natif,  de  l'argent  rouge,  etc. 

MiMOPUTRE  (faux  porphyres  et  poudingues  porphyroîde$).  - 
Roche  formée  d'un  ciment  argiloïde  empâtant  des  grains  très-dis- 
tincts de  feldspath,  et  quelquefois  de  quartz,  de  mica,  de  schiste,  etc. 
Les  parties  empâtées  sont  anguleuses,  et  de  formation  antérieure 
à  la  pâte  qui  est  compacte.  Sa  cassure  est  raboteuse  et  sa  dureté 
inégale.  Elle  appartient  aux  terrains  inférieurs  de  sédiment  et, 
aux  terrains  semi-cristallisés.  Elle  suit  ordinairement  leseurites, 
les  porphyres  et  les  protogynes. 

Molasse.  —  Roche  à  texture  grenue,  lâche  et  sableuse,  presque 
friable,  formée  de  grains  distincts  de  quartz,  mêlés  de  calcaire, 
d^un  peu  de  mica  et  d'argile.  C'est  le  macigno  des  terrains  supé- 
rieurs de  sédiment. 

Obsidienne.  — ^  Lave  complètement  vitreuse,  à  cassure  écla- 
tante et  largement  conchoïde,  à  esquilles  minces  et  tranchantes. 
Celle  des  volcans  éteints  est  d'une  couleur  vert-bouteilie,  trans- 
parente ou  opaque,  et  parait  être  de  la  nature  du  feldspath,  dont 
elle  contient  souvent  des  cristaux  disséminés.  Celle  des  volcans 
modernes,  notamment  de  ceux  d'Islande  et  du  Mexique,  est  d'un 
noir  pur,  opaque  ou  seulement  translucide,  et  parait  être  de  na- 
ture pyroxénique;  on  lui  donne  le  nom  particuUer  de  galb'nace. 
On  connaît  une  obsidienne  filamenteuse  (némate,  Haûy)  en  fils  dé- 
liés, plus  ou  moins  longs,  fins,  flexibles,  mais  fragiles,  souvent 
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terminés  par  un  très-pelit  globule;  c'est  un  produit  particulier  du 
rokan  de  l'Ile  Bourbon.  La  pierre  ponce  paraît  n*ètre  qu'un  état 
bulleuz  particulier  de  l'obsidienne. 

Ocre.  —  Les  ocres  ou  bols  des  anciens  minéralogistes  sont  des 
argiles  colorées  en  rouge,  en  jaune  ou  en  brun  par  des  oxydes  de 
fer.  Il  en  a  été  question  page  363. 

Ophicalce.  —  Rocbe  formée  de  calcaire  et  de  serpentine,  par- 
fois remplacée  par  [du  talc  ou  de  la  chlorite.  On  en  distingue  trois 
?ariéiés  principales  : 

I*  Ophicalce  grenUf  calcaire  saccharoîde  contenant  de  la  serpen- 
iine  disséminée  ; 

2®  Ophicalce  réiiculé,  présentant  des  noyaux  ovoïdes  de  calcaire 
compacte,  serrés  et  réunis  par  un  eserpentine  talqueuse  (marbre 
campan)  ; 

3*  Ophicalce  veinée  offrant  des  taches  irrégulières  de  calcaire, 
séparées  et  traversées  par  des  veines  de  talc  et  de  serpentine 
(marbre  vert  antique).  Cette  roche  se  trouve  en  couches  subor- 
données dans  les  micaschistes  primitifs,  et  dans  les  porphyres 
et  les  syénites  des  terrains  de  transition. 

Ophiolitb.  Serpentine  commune^  pierre  ollaire^  etc.  —  Pâte  de 
serpentine  enveloppant  du  fer  oxydulé  ou  d'autres  minéraux  ac- 
cessoires. Parmi  ceux-ci,  les  uns,  tels  que  le  talc,  la  stéatite,  l'ar- 
gile lithomarge,  la  chlorite,  l'asbeste,  s'y  présentent  en  veinules 
qui  semblent  se  fondre  dans  la  masse  serpentineuse;  les  autres, 
tels  que  l'amphibole,  le  grenat,  la  calcédoine^  le  silex  corné,  le 
quartz,  la  chaux  carbonatée,  le  fer  oxydulé,  le  fer  chromé,  la  dial- 
ûge,  y  sont  en  grains  ou  en  veinules  distinctes  de  la  base.  La  for- 
mation de  celte  roche  parait  avoir  été  simultanée;  la  structure  en 
est  veinée  ou  empâtée;  la  dureté,  moyenne.  Elle  est  facilement 
rayée  par  une  pointe  d'acier;  elle  acquiert  un  poli  terne;  sa  cou- 
leur dominante  est  le  vert  noirâtre  ou  le  brun  jaunâtre.  C'est  elle, 
plotAl  que  la  serpentine  pure,  qui,  sous  le  nom  de  serpentine  ou 
de  pierre  ollaire^  sert  aux  usages  mentionnés  page  394. 

Ophite.  Porphyre  vert  ou  serpentin,  —  Pâte  d'aphanite  très- 
homogène  ou  de  pétrosilex  amphiboleux  verdâtre,  enveloppant 
des  cristaux  de  feldspath.  L'ophite  a  d'ailleurs  tous  les  caractères 
da  porphyre,  sauf  que  la  pâte  présente  une  cassure  moins  unie. 
La  couleur  verte  est  le  caractère  qui  distingue  le  mieux  cette  ro- 
che du  porphyre.  La  plus  belle  variété  est  Yophite  antique  ou  por- 
phyre vert  antique,  dont  la  pâle  est  d'un  vert  pur  foncé,  bien  ho- 
mogène  et  opaque,  et  les  cristaux  d'un  blanc  verdâtre.  L'ophite 
de  Tourmalel,  dans  les  Pyrénées,  a  la  pâte  d'un  vert  brunâtre  et 
les  cristaux  d'un  blanc  grisâtre  ou  verdâtre.  L'ophite  du  Morvan 
et  celui  de  Niolo,  en  Corse,  ont  la  pâte  d'un  gris  verdâlre.  Celui 
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du  ballon  deGiromagny,  dans  les  Vosges,  présente,  dans  une  pâle 
d'un  vert  foncé,  des  cristaux  blancs  peu  distincts,  etc.  Cette  ro- 
che, que  les  noms  d'ophite  et  de  serpentine  pourraient  faire  con- 
fondre avec  la  précédente,  s'en  distingue  par  sa  nature  feldspa- 
thique,  sa  grande  dureté  et  le  poli  parfait  qu'elle  peut  acquérir. 
Elle  appartient  aux  mômes  terrains  que  les  porphyres  et  que  Teo- 
rite  porphyroïde. 
Pechstein  =  rétiniie. 

Pegmatite.  —  Roche  composée  essentiellement  de  feldspath 
lamellaire  et  de  quartz.  Souvent  le  feldspath  domine.  On  y  ren- 
contre accidentellement  du  mica  en  grandes  lames,  de  la  tourmi- 
line,  du  feldspath  nacré  dit  pierre  de  lune^  du  béril,  du  titane  ru- 
tile, de  l'étain  oxydé,  etc.  La  disposition  différente  du  feldspath 
et  du  quartz  donne  lieu  à  deux  variétés  principales  : 

1°  La  pegmatite  graphique^  vulgairement  granité  graphique^  est 
formée  de  feldspath  laminaire  et  de  cristaux  de  quartz  enclavés, 
dont  la  trace  sur  la  pierre  polie  imite  des  caractères  hébraïques. 
2^  La  pegmatite  granulaire  ou  pétunzéy  formée  de  feldspath  la- 
mellaire et  de  grains  de  quartz.  C'est  cette  roche  surtout  qui,  par 
sa  décomposition  dans  le  sein  de  la  terre,  donne  naissance  au 
kaolin  (page  359).  La  pegmatite  constitue  une  formation  indé- 
pendante, dont  le  granité  à  gros  éléments,  intercalé  au  gneiss 
semble  être  le  prélude*  Cette  formation  est  superposée  au  gneiss 
indépendant»  et  se  présente  dans  un  grand  nombre  de  localités 
sur  des  espaces  très-étendus  (environs  de  Limoges,  Moravie,  Suède, 
Sibérie,  États-Unis  d'Amérique,  etc.). 

PÉPÉRiNE.  Peperino,  tufaïie,  tuf  basaltique ^  brecciole  volcanique, 
—  Roche  d'agrégation,  composée  essentiellement  de  petits  frag- 
ments de  téphrine,  de  wacke  et  de  pyroxène,  réunis  par  une  pâte 
terreuse.  On  y  trouve,  comme  parties  accidentelles,  des  grains  de 
basanite,  de  ponce,  de  haûyne,  d'amphigène,  de  mica,  de  fer  ma- 
gnétique, de  calcaire  saccharoïde,  etc.  Cette  roc^e  a  peu  de  co- 
hésion ;  elle  est  même  quelquefois  très-friable  :  elle  a  une  cou- 
leur grisâtre,  brunâtre,  jaunâtre  ou  rougeâtre,  toujours  terne. 

Perlite.  Perlstein,  obsidienne  perlée.  —  Lave  fondue,  opaque 
ou  à  peine  translucide  sur  les  bords,  d'une  teinte  grise,  bleuâ- 
tre ou  verdâtre,  avec  un  aspect  nacré.  La  pâte  en  est  craquelée 
comme  celle  de  certains  émaux,  auxquels  cette  production  vol- 
canique peut  être  comparée,  sous  beaucoup  de  rapports.  Elle  se 
boursoufle  et  augmente  de  volume  au  chalumeau.  On  en  distingue 
une  variété  trouvée  à  Marékan,  dans  le  Kamtchatka,  et  nommée 
marékanite,  qui  semble  formée  de  débris  de  coquilles,  et  qui  est 
composée  d'une  multitude  de  pellicules  d'un  blanc  nacré,  prove- 
nant  de  la  rupture  de  g\obu\^^  nvU^utlô^^  Na^^^^^^w^  d'un  pois. 
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On  iroaye,  an  milieu  de  cet  amas  d'enveloppes  vitreuses,  des 
fragments  d*obsidienne  vitreuse,  presque  transparents. 

Phonouthb  =  leuc^tine  compacte. 

Phthanite.  Kieselschiefer  ou  jaspe  schisteux,  piètre  lydienne, 
pierre  de  touche.  —  Roche  d'apparence  homogène,  noire  et  opa- 
que, plus  dure  que  i'acier,  ayant  une  cassure  terne,  à  grain  très- 
fin,  droite  ou  conchoïde.  Elle  est  infusible  au  chalumeau.  En 
masse,  elle  offre  une  structure  schistolde;  elle  est  entrecoupée  de 
veines  de  quartz  blanc.  On  la  trouve  en  couches,  en  amas  ou  en 
rognons,  dans  les  terrains  intermédiaires  et  dans  ceux  de  sédi- 
ments inférieurs.  Quelques  personnes  ont  regardé  cette  roche 
comme  un  jaspe^  c'est-à-dire  comme  formée  essentiellement  de 
silice;  d'autres,  comme  une  aphanùe.  Il  est  plus  probable  qu'elle 
a  été  formée,  de  même  que  la  plupart  des  roches  intermédiaires' 
par  l'action  du  feu  central  sur  un  mélange  de  parties  très-atté- 
DDées  de  une  ou  de  plusieurs  roches  primitives,  d'anthracite  et 
de  fer  sulfuré.  L'analyse  faite  par  Vauquelin,  de  la  meilleure  qua- 
lité de  pierre  de  touche,  s'accorde  avec  cette  supposition.  Elle  a 
donné  : 

SiUce 85,0 

Alumine 2,0 

Chaux 1,0 

Fer 1,7 

SouTro 0,6 

Charbon 2,7 

Eau 2,5 

Perte 4,5 

100,0 

Pbtllade.  —  Roche  des  terrains  de  transition  ou  des  premiers 
terrains  de  sédiment,  composée  essentiellement  de  schiste  argi- 
laux,  comme  base,  et  de  minéraux  disséminés.  Elle  a  une  struc- 
ture fissile,  et  elle  manifeste  souvent  une  tendance  à  se  diviser  en 
prismes  obliques  rhombo!daux  de  120  et  60  degrés.  Elle  est  assez 
tendre  pour  se  laisser  rayer  par  le  fer  et  môme  par  le  cuivre.  Elle 
est  toujours  opaque  et  présente  les  mêmes  couleurs  dominantes 
que  le  schiste  qui  lui  sert  de  base.  Elle  est  presque  toujours  fusi- 
ble en  un  verre  noir  ou  grisâtre.  Les  principales  variétés  sont  : 

Le  phyUade  micacé  qui  est  un  schisle  très  chargé  de  mica  en 
paillettes  distinctes.  11  est  pailleté  ou  satiné,  suivant  que  les  pail- 
lettes de  mica  y  sont  trôs-dislincles  ou  peu  discernables.  Les 
pierres  à  faux  de  Yiel-Salm  près  de  Liège,  et  les  ardoises  de 
Glaris  et  de  Gênes,  appartiennent  à  ces  variétés  ; 

Le  phyUade  carburé;  noir,  tachant,  décolorable  par  le  feu  ;  de 
Bagnères-de-Lucboii  ; 
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Le  phyllade  porphyroïde,  renfermant  des  cristaux  de  différente 
nature,  soit  de  quartz,  soit  de  feldspath^  soit  de  macle,  etc. 

Ponce  ou  Pumite.  —  Substance  d'origioe  volcanique,  spon- 
gieuse et  légère,  composée  de  fibres  vitreuses,  courtes,  rades  an 
loucher,  laissant  entre  elles  des  interstices  de  grandeurs  variables. 
Elle  est  ordinairement  d'un  blanc  sale;  mais  il  y  en  a  de  grise, 
de  jaunâtre  et  de  brune.  Elle  fond  au  chalumeau.  Elle  contient 
quelquefois  des  cristaux  de  feldspath  disséminés.  Elle  est  suscep- 
tible de  se  disgréger  et  de  se  décomposer  comme  toutes  les  ro- 
ches volcaniques;  elle  donne  lieu,  dans  ce  cas,  soit  à  de  hpom 
arénacée^  soit  à  une  substance  blanche  d'apparence  crayeuse, 
nommée  asclérine. 

Quoique  certaines  ponces  aient  coulé  des  volcans,  à  la  manière 
des  laves,  le  plus  ordinairement  elles  paraissent  avoir  été  lancées 
hors  du  cratère,  et  s'être  ensuite  tassées  sur  les  terrains  envi- 
ronnants, à  la  manière  de  la  grêle.  On  en  trouve  principalement 
aux  tles  Lipari.  On  l'emploie  surtout  comme  matière  à  polir. 

Porphyre.  —  Roche  très-dure,  compacte  et  susceptible  d'un 
beau  poli,  composée  d'une  pâte  de  feldspath  compacte  ou  de  pé- 
trosilex,  enveloppant  des  cristaux  de  feldspath  ou  d'albite.  Ceux- 
ci  étant  ordinairement  blanchâtres,  tranchent  plus  ou  moins  avec 
la  pâte  qui  présente  diverses  teintes  de  rouge,  de  brun,  de  noir 
ou  de  vert.  Les  principales  variétés  sont  :  le  porphyre  rouge  an/i- 
gue,  à  pâte  d'un  rouge  vif  et  foncé,  enveloppant  des  cristaux 
polits  et  très-nombreux  de  feldspath  blanchâtre.  Il  venait  antre- 
fois  d'Egypte;  le  porphyre  brun  de  Suède,  à  pâte  brune  et  à  cris- 
taux rougeâlres,  dont  on  fait  maintenant  la  plupart  des  vases 
d'ornements,  urnes  et  tables  à  porphyriser;  \q  porphyre  rosâtre^ 
à  pâte  d'un  rouge  pâle,  renfermant,  indépendamment  des  cris- 
taux de  feldspath,  de  nombreux  grains  ou  cristaux  de  quartz  (entre 
Roanne  et  Saint-Symphorien);  le  porphyre  violàtre  de  Niolo  en 
Corse,  etc.  Pour  le  porphyre  noir,  voyez  mélaphyre;  et  pour  le 
porphyre  vert,  voyez  ophite. 

Les  porphyres  sont  des  roches  qui  sont  sorties  de  terre  à  l'état 
d'une  fusion  incomplète,  et  à  différentes  époques.  On  les  trouve 
dans  les  terrains  primitifs,  au-dessus  des  gneiss  et  des  granités; 
dans  les  terrains  de  transition,  parallèlement  avec  la  syénite  et  la 
diorite,  et  même  dans  le  grès  rouge  des  anciens  terrains  de  sédi- 
ment. Plus  tard,  les  porphyres  ont  été  remplacés  par  les  euriles 
et  par  les  leucoslines. 

Poudingue.  —  Ce  nom  n'a  pas  la  même  signification  pour  tons 
les  géologues.  Les  uns,  n'ayant  égard  qu'à  la  disposition  des  par- 
iiez, et  non  à  leur  nature,  donnent  le  nom  de  poudingue  à  toute 
roche  formée  de  parties  assex  gcos^^^^XiOxvç.mVî^YSife^'Sk^  ^tcondies 
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et  plus  OU  moins  roulées,  agglutinées  par  une  pâte  de  nature  di- 
verse. Les  autres  restreignent  ce  nom  aux  seules  roches  formées 
de  cailloux  siliceux  roulés,  empâtés  dans  un  ciment  siliceux.  En 
admettant  la  définition  la  plus  large,  il  faut  alors  distinguer  comme 
espèces  ou  variétés  : 

1*  Le  poudingue  anagénique  ou  anagénîte,  formé  de  fragments 
arrondis  de  roches  primitives,  réunis  par  un  ciment  de  schiste  ou 
de  calcaire  saccharolde. 

2*  Poudingue  pétrosiUceux.  —  Roches  de  toutes  sortes  réunies 
par  un  ciment  pétrosiliceux  {brèche  universelle), 

3*  Poudingue  argiloide,  —  Noyaux  quarzeux  dans  un  ciment  argi- 
lolde  {grauwacke  de  Clauslhal  au  Harz). 

4®  Poudingue  ophiteux,  —  Roches  de  toutes  sortes,  dans  une  pâte 
de  serpentine. 

3®  Poudingue  polygénique,  —  Roches  de  toutes  sortes  dans  un 
ciment  calcaire  {nagelflue  du  Righi). 

6*  Poudingue  calcaire  ou  gompholite.  —  Noyaux  calcaires  dans 
un  ciment  calcaire  {nagelflue  de  Salzbourg). 

7*  Poudingue  siliceux.  —  Noyaux  de  silex  dans  une  pâle  de  grès 
homogène  (poudingue  de  la  plaine  de  Boulogne  près  de  Paris). 

8*  Poudingue  jaspique,  —  Noyaux  d'agate  ou  de  jaspe,  dans  une 
pâte  de  nature  semblable  (caillou  de  Rennes). 

9*  Poudingue  psammitique ,  —  Noyaux  siliceux  ou  autres  dans 
une  pâte  de  psammite  (pudingstone  des  Anglais). 

Pouzzolane.  —  Sable  volcanique  d'apparence  terreuse,  d'un 
brun  rouge  ou  d'un  gris  sombre,  tiré  d'abord  de  Pouzzoles,  près 
de  Naples,  où  il  en  existe  des  dépôts  immenses;  on  l'a  trouvé 
depuis  dans  beaucoup  d'autres  terrains  volcaniques,  comme  aux 
environs  de  l'Etna  et  de  THécla,  ainsi  que  dans  les  volcans  éteints 
de  l'Italie,  de  l'Auvergne  et  du  Brisgaw.  Ces  sables  peuvent  être 
le  résultat  de  l'altération  de  laves  qui  se  seraient  changées  sur 
place  en  matière  terreuse  et  pulvérulente  ;  ou  peuvent  avoir  été 
rejetés  par  les  volcans,  à  peu  près  tels  qu'on  les  trouve  aujour- 
d'hui. Le  caractère  essentiel  des  pouzzolanes,  celui  qui  en  fait  le 
seul  mérite  et  la  valeur,  est  la  propriété  dont  ils  jouissent  de  for- 
mer, avec  la  chaux  et  le  sable  commun,  des  mortiers  qui  dur- 
cissent sous  l'eau.  Leur  importance  est  devenue  moins  grande  ou 
moins  exclusive,  depuis  que  l'on  sait  fabriquer  de  la  chaux  hydrau- 
lique et  des  ciments  artificiels. 

Peotogtnb.  —  Roche  de  cristallisation  primitive  formée  de 
feldspath,  de  quartz  et  de  talc,  de  stéatite  ou  de  chlorite.  On  peut 
dire  que  c'est  un  granité  dans  lequel  le  talc,  la  stéatite  ou  la  chlo- 
rite remplacent  le  mica.  Cependant  le  talc  n'y  est  pas  en  général 
aussi  également  disséminé  que  le  mica  dans  le  granité;  il  y 
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forme  plutôt  des  espèces  de  paquets  souvent  disposés  à  peoprès 
parallèlement,  ce  qui  donne  à  la  roche  une  apparence  un  [yeu 
feuilletée.  La  plupart  des  grandes  masses  des  Alpes  et  du  Sainl- 
Gothard,  notamment  la  chaîne  du  Mont-Blanc  et  le  Mont-Bla^c 
lui-même,  sont  formés  de  cette  roche. 

PsAMMiTE.  —  Roche  grenue,  formée  par  voie  d'agrégation  a?ec 
les  déhris  atténués  des  roches  primitives,  et  composée  principa- 
lement de  quartz  sableux,  de  mica  et  de  feldspath  altéré,  liés  au 
moyen  d'une  petite  quantité  d'argile  (1).  Le  quartz  est  soQfenl 
prédominant.  Les  principales  variétés  sont  : 

Le  psammite  micacé  ou  grès  des  houillères.  —  Pâte  sablonneuse 
grossière,  grisâtre,  renfermant  de  nombreuses  paillettes  de  mica. 
On  y  voit  des  parties  charbonneuses  disséminées,  ou  en  petits 
lits  interposés,  et  souvent  des  empreintes  de  végétaux. 

Lepsammùe  carbonifère  des  houillères.  —  Pâte  tf^s-fine,  nm 
et  schisieuse,  très-imprégnée  de  charbon  et  portant  de  nom- 
breuses empreintes  de  fougères  ou  d'autres  végétaux  ana- 
logues. 

Le  psammite  schistoîde^  Brongn.  —  Pâte  grenue,  quarzeuse,  assez 
fine,  d'un  gris  noirâtre,  assez  chargée  de  mica  qui  s'y  trouve  en 
outre  quelquefois  disposé  par  lits.  Structure  un  peu  schisteuse, 
ou  fissile  ea  lames  d'une  certaine  épaisseur.  Les  pierres  à  faux 
de  Normandie,  de  Lombardie  et  de  beaucoup  d'autres  contrées, 
sont  faites  de  cette  roche. 

Le  psammite  verdâtre,  dioritique  ou  chloritique.  —  Ne  diffère 
du  précédent  que  par  l'addition  des  grains  de  diosite  ou  de  chlo- 
rite  à  ses  éléments  habituels.  Pierres  à  /auo:, également. 

Le  psammite  rougeâtre.  —  Pâte  sablonneuse,  jaunâtre,  brunâ- 
tre ou  rougeâtre,  moins  mélangée  de  feldspath,  de  mica  et  d'ar- 
gile que  le  psammite  commun.  Exemple  :  beaucoup  d'ancieos 
grès  rouges,  et  la  roche  dite  pierre  à  dresser  de  la  Belgique.  H 
passe  au  grès  ronge. 

Le  psammite  sablonneux.  —  Quartz  à  l'état  sableux  très-prédo- 
minant, mica  plus  rare;  passe  au  grès  micacé. 

PsÉPUiTE.  —  Roche  composée  essentiellement  d'une  pâte  argi- 
loïde  enveloppant  des  fragments  pisaires  et  même  avellenaires  de 
schistes  divers  et  de  phyllade.  Ses  parties  accessoires  sont  des 
fragments  de  môme  volume  de  quartz,  de  feldspath,  de  granité, 
de  micaschiste,  de  porphyre,  etc.  Elle  répond  au  grès  rudiment 
taire  de  Haùj  et  à  la  plupart  des  todtliegende  des  Allemands.  Elle 
est  rovgeâtre  ou  verdâire.  Elle  appartient  à  l'époque  classique  des 

(I)  L*agglutination  des  parties  peut  (iXre  due  aussi  en  partie  à  l'action  da 
feu. 


SCHISTE.  305 

terrains  de  transilion  el  de  sédiment  iaférieur.  On  la  trouve  à 
Coatances,  etc. 
Plmitb  =  ponce. 

Ftroméride.  —  Roche  composée  d'une  {)âle  de  feldspath  com- 
pacte et  de  quarlz,  enveloppant  des  sphéroïdes  de  même  nature 
à  structure  radiée.  Elle  est  d'une  couleur  ocreuse  inégale  el  ren- 
ferme du  fer  oxydé  en  petits  cristaux  cubiques  ou  dodécaèdres 
pentagonaux,  qui  proviennent  par  conséquent  de  la  décomposi- 
tion du  fer  sulfuré  de  môme  forme.  Getle  roche,  qui  porte  le  nom 
vulgaire  de  porphyre  orbkulaire  de  Corse,  n'a  encore  été  trouvée 
qu'en  Corse.  Peut-être  faudrait-il  la  réunir  à  Tespèce  pegmcUiie, 
sous  le  nom  de  pegmalique  orbiculaire. 

QuAKZiTE.  —  Roche  essenliellement  composée  de  quartz  sub- 
lamellaire  ou  grenu,  translucide,  à  cassure  raboteuse,  sub-vi- 
treuse  dans  quelques-unes  de  ses  parties.  Elle  forme  des  couches 
puissantes  dans  les  terrains  de  cristallisation  et  dans  les  plus 
anciens  terrains  de  sédiment.  Elle  peut  avoir  deux  origines  :  ou 
c'est  du  quartz  granitique  isolé  de  ses  autres  éléments,  ou  c'est  un 
grès  quarzeuz  qui  est  repassé  à  Télat  vitreux  par  l'approche  des 
roches  ignées. 

RÉTiNiTE  OU  Résinite,  —  Ces  noms  pouvant  faire  confusion 
avec  le  rétinasphalte  el  le  quartz  résinite,  peut-être  serait-il  conve- 
nable d'adopter  sans  modification  le  nom  allemand  pechstein  qui 
appartient  à  une  roche  pyrogène  composée  d'une  grande  quantité 
de  silice  (73  à  78  pour  100),  d'alumine,  de  soude,  de  chaux, 
d'oxyde  de  fer,  d'une  petite  quantité  d'eau  et  quelquefois  de  bi- 
tume. Celte  roche  est  compacte,  homogène,  opaque  ou  un  peu 
translucide,  à  cassure  vitreuse  avec  un  éclat  résineux  très-mar- 
qué, quelquefois  un  peu  gras.  Elle  donne  de  l'eau  et  souvent 
du  bitume  lorsqu'on  la  chauffe  dans  un  tube  fermé.  Au  chalu- 
meau elle  se  fond  tantôt  facilement  cl  d'autres  fois  difficilement, 
ce  qui  indique  une  nature  variable. 

Le  pechstein  présente  une  grande  variété  de  couleurs  dont  les 
principales  sont  le  vert  olivâtre,  brunâtre  ou  noirâtre;  le  jaune 
brunâtre,  le  rouge  sale  el  brunâtre,  le  noir  verdâtre.  Il  se  trouve 
en  masses  non  stratiQées  ou  en  couches,  dans  les  terrains  de  |>or- 
phyre  et  de  trach^te.  Mais  il  est  rarement  homogène  sur  une 
grande  étendue  ;  il  renferme  souvent  des  grains  de  feldspath,  du 
mica  ou  d'autres  minéraux,  et  il  constitue  alors  une  roche  plus 
composée  à  laquelle  on  a  donné  le  nom  de  itigmite. 

Schiste.  —  Roche  c^japparence  homogène,  d'une  structure  fis- 
sile, non  susceptible  de  se  délayer  dans  l'eau  et  ne  fiinant  pas  j»At^ 
avec  ce  liquide,  même  après  avoir  été  pulvéri!»ée.  Elle  pré**»*^* 
la  vue  simple,  à  ia  loupe  surtout,  une  mM\WV\\A«i  <\^  v^Vjft*^ 
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melles  de  mica  ;  en  sorte  qu'elle  parait  n'êlre  souvent  qu'un  mica 
très-divisé,  réuni  en  masse  compacte.  Elle  a  une  cassure  esquil- 
leuse  ;  elle  est  souvent  assez  tendre  pour  se  laisser  rayer  par  le 
cuivre,  et  elle  est  toujours  rayée  par  le  fer  ;  elle  est  complète- 
ment opaque,  sans  éclat  ou  n'ayant  qu'un  faible  éclat  soyeux.  Les 
couleurs  en  sont  ternes  et  varient  entre  le  noir,  le  brun  bleuâtre,, 
le  gris  bleuâtre,  le  verdâtre,  le  jaunâtre  et  le  rougeâtre.  Presque 
tous  les  schistes  sont  fusibles  en  émail  noir  ou  brun  ;  quelques- 
uns  font  effervescence  avec  les  acides;  d'autres  contiennent  une 
matière  charbonneuse  ou  bitumeuse  ;  mais  leurs  principes  essen* 
tiels  sont  la  silice^  l'alumine,  l'oxyde  de  fer,  la  magnésie,  li 
potasse  ou  la  chaux  et  l'eau.  En  voici  les  principales  variétés  : 

1®  Schiste  luisant.  —  Il  est  luisant  et  comme  soyeux  dans  le  sens 
(le  ses  lames,  qui  sont  souvent  ondulées  ou  plissées.  Il  se  fond 
facilement  en  un  émail  gris  ou  jaunâtre  rempli  de  bulles.  Il  est 
évidemment  composé  de  mica,  et  il  passe  au  micaschiste  par  des 
nuances  insensibles.  Il  appartient  aux  premiers  terrains  de  sédi- 
ment ;  il  ne  renferme  aucun  débris  de  corps  organisé. 

2®  Schiste  ardoise,  —  En  masses  très-fissiles  et  faciles  à  diviser 
en  grands  feuillets  minces  et  planes.  Il  est  encore  un  peu  luisant; 
il  est  sonore  lorsqu'on  le  frappe  avec  un  corps  dur,  et  est  sou- 
vent assez  dur  pour  recevoir  la  trace  du  cuivre  ;  il  fond  facile- 
ment au  chalumeau. 

On  trouve  le  schiste  ardoise  dans  un  grand  nombre  de  loca- 
lités, et,  en  France,  à  Angers  principalement.  Le  chiste  y  forme 
masse  de  plusieurs  lieues  d'étendue,  à  stratification  très-relevée 
ou  presque  verticale,  qui  vient  affleurer  le  sol  presque  partout. 
On  l'exploite  à  ciel  ouvert,  ou  dans  de  vastes  excavations  souter- 
raines qui  ont  plus  de  100  mètres  de  profondeur.  On  y  trouve  des 
cristaux  cubiques  de  fer  sulfuré,  et  fréquemment  des  empreintes 
de  trilobites. 

,3°  Schiste  argileux.  —  Plus  tendre  que  le  précédent,  ce  schiste 
répand  une  odeur  argileuse  très-sensible  et  absorbe  l'eau  assez 
abondamment.  Il  ne  reçoit  pas  la  trace  du  cuivre.  11  ne  peut  se 
diviser  en  feuillets  minces.  Il  appartient,  comme  le  schiste  ardoise, 
aux  terrains  primordiaux  de  sédiment,  et  l'on  peut  admettre  qu'il 
n'en  diffère  que  parce  que  le  mica  qui  le  compose  est  réduit  par 
sa  grande  division  à  l'étal  argileux. 

4°  Schiste  novaculaire  ou  pioTC  à  rasoir.  —  Ce  schiste  est  formé 
d'une  pâle  beaucoup  plus  fine  que  les  autres,  compacte  et  à  cassure 
plutôt  écailleuse  que  feuilletée.  Il  présente  des  couches  superpo- 
sées de  deux  couleurs  différentes,  l'une  jaune,  l'autre  d'un  brun 
violacé.  La  présence  de  deux  couches  ainsi  diversement  colorées 
est  un  caractère  si  reconnu  d^iw^  \^  (iCitùm^^ç.^^  ^'^w  les  réum't 
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toujours  artiOciellement  ^lorsqu'elles  ne  le  sont  pas  naturellement. 
Cette  roche  me  paraît  contenir  de  la  stéatile  à  l'état  de  mélange 
intime  et  essentiel;  peut-ôtre  serait-elle  mieux  rangée  parmi  les 
siéasehistes. 

5*  Schiste  siliceux,  —  Solide,  à  structure  fissile,  assez  dur  pour 
rayer  le  fer,  très-difficile  à  fondre.  Il  est  ordinairement  noir  et 
les  fissures  de  stratification  sont  souvent  enduites  d'un  vernis 
brillant  de  la  nature  de  l'anthracite  ou  du  graphite.  C'est  un  mé- 
lange en  parties  non  distinctes  de  schiste  argileux  et  de  silice. 

6*  Schùie  bitumeux,  —  Noir,  solide,  à  feuillets  épais  et  con- 
tournés ;  il  perd  en  partie  sa  couleur  au  feu,  en  répandant  une 
odeur  bitumineuse.  Il  alterne  avec  les  phyllades  pailletés  et  les 
psammites  dans  les  terrains  houillers.  11  se  confond  presque  avec 
le  phyllade  carbonifère. 

7*  Schùte  grafique^  ampélite  graphique^  crayon  noir,  crayon  des 
charpentiers.  —  Cette  substance  est  tout  à  fait  noire,  à  cassure 
homogène  et  conchoïde,  assez  tendre  pour  laisser  des  traces  sur 
le  papier.  Elle  est  fissile  en  grand.  Elle  perd  sa  couleur  noire  par 
la  caleination  et  laisse  un  résidu  coloré  en  rouge  par  Toxyde  de 
fer.  Elle  se  délite  et  s'effleurît  souvent  à  l'air  humide,  en  raison 
du  sulfure  de  fer  qu'elle  renferme. 

8**  Schiste  alumineux,  ampélite  ou  tetTC  à  vigne  des  anciens.  —  11 
ne  diffère  du  précédent  que  par  le  mélange  d'une  plus  grande 
quantité  de  fer  sulfuré  qui  le  rend  très-altérable  à  l'air  et  très- 
propre  à  la  fabrication  de  Talun. 

SÉLAGiTE.  —  C'est  une  diorite  qui  contient  du  mica  disséminé. 

Serpbrtin  =  ophite. 

SinéROCBiSTB.  —  Roche  composée  de  fer  oligiste  micacé  et  de 
quartz,  observée  dans  les  environs  de  Yillarica  au  Brésil.  Elle 
parait  être  le  gîte  originaire  de  l'or  et  des  diamants  déposés  dans 
le  terrain  d'ail  uvion. 

Spillub.  —  Roche  composée  d'une  pâte  d'aphanite  renfermant 
des  noyaux  arrondis  de  nature  différente.  Le  spillile  commun  pré- 
sente des  noyaux  de  calcaire  spathique,  et  quelquefois  des  noyaux 
d'agate,  dans  une  pâte  compacte  d'un  vert  sombre  ou  d'un  brun 
violâtre;  par  exemple,  la  roche  nommée  variolite  du  Drac.  Le 
spilUte  bufonite  a  la  pâle  noire.  Le  spilltte  veiné  vcnïevme  des  veines 
et  de  petits  grains  de  calcaire  cristallisé.  Le  spiliite  porphyroîde 
contient  dans  la  pâte  des  cristaux  de  feldspath.  Cette  roche  appar- 
tient à  des  terrains  d'épanchemenl  probablement  postérieurs  aux 
terrains  de  sédiment  moyens. 

Stéascdiste.  —  Ce  nom  devrait  signifier  roche  composée  de  stéa- 
tite  et  de  schiste  {ie\  est  le  schiste  novaculaire)  ;  mais  il  a  été  donné 
à  une  roche  formée  d'une  base  de  talc  eii\e\oçv^vv\.àfe^mvçv^x^\«. 
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très-variables,  et  qui  sont  principalement  le  quartz,  le  feldspath, 
la  diallage,  le  grenat,  la  chlorite,  la  serpentine,  le  fer  oxydalé, 
les  pyrites,  etc.  Au  moins  aurait-on  dû  la  nommer  taUchiste, 
comme  le  font  les  Allemands.  Celte  roche  constitue  des  roches 
subordonnées  dans  les  micaschistes  primitifs  et  les  schistes  argi- 
leux. 

Stigmite.  —  Pâle  de  pechstein  ou  d'obsidienne  renfermant  des 
grains  ou  des  cristaux  de  feldspath.  Les  parties  accessoires  sodI 
le  quartz^  le  mica,  l'obsidienne  perlée.  Cette  roche  fait  partie  des 
terrains  d'épanchement  trachytiques  et  trappéens  et  des  terrains 
pyroïdes  de  tous  les  âges. 

Sténite  .  —  Roche  composée  de  feldspath  laminaire  prédomi- 
nant, d'amphibole  et  de  quartz.  On  peut  dire  que  c'est  du  granité 
dans  lequel  l'amphibole  a  remplacé  le  mica.  Sa  couleur  domi- 
nante varie  avec  celle  du  feldspath,  et  elle  est  souvent  d'un  rouge 
incarnat.  On  y  trouve  comme  parties  accidentelles  du  mica,  du 
zircon,  du  fer  oxydulé  ou  titane;  des  cristaux  de  sphène,  etc.  La 
syénite  existe  d'abord  en  couches  subordonnées  dans  le  gneiss  et 
le  micaschiste  ;  elle  est  beaucoup  plus  répandue  dans  les  terrains 
de  transition,  où  elle  existe  d'abord  en  formation  parallèle  aux 
porphyres  les  plus  anciens  ;  on  la  trouve  ensuite  en  couches 
subordonnées  aux  schistes  argileux;  elle  constitue  enfin,  au-dessus 
de  ces  terrains,  une  formation  indépendante  et  parallèle  aux 
porphyres  et  à  la  diorite  porphyroïde  métallifère. 

Téphrine.  —  D'après  de  Laraétherie,  la  téphrine  est  une  pierre 
volcanique  intermédiaire  enire  le  pélrosilex  et  l'amphibole.  Elle 
est  grisâtre,  rude  au  toucher,  remplie  de  vacuoles  et  fusible  en 
un  émail  grisâtre  ou  verdâtre  picoté  de  noir.  C'est  elle  qui  forme 
la  base  des  anciennes  laves  de  Volvic,  d'Andernach,  etc.,  et  celle 
des  laves  actuelles  de  l'Etna^  du  Vésuve  et  de  la  Guadeloupe.  Elle 
peut  renfermer  des  cristaux  distincts  de  diverses  substances,  et 
on  la  désigne  alors  par  les  noms  de  téphrine  feldspatiquCy  pyt^xé- 
nique,  amphigénique,  etc.,  suivant  la  nature  des  cristaux. 

TnONPORPDYRE  =  argilophyre. 

TnONSCHiEFER  =  schiste  argileux  et  phyllade, 

Tracbyte.  ^  Roche  à  base  d'albite  grenueempâtant  des  cristaux 
de  feldspath  vitreux.  Elle  est  généralement  d'un  gris  terne,  un  peu 
celluleuse  et  présente  une  cassure  très-raboteuse.  Elle  fond  au  cha- 
lumeau. Elle  présente  comme  parties  accessoires  ou  accidentelles 
du  mica,  de  lamphibole,  du  pyroxène,  du  fer  oligiste,  etc.  Elle  passe 
par  des  degrés  peu  distincts  à  Teurite  ou  à  la  leucostine  ;  à  l'argilo- 
phyre,  au  porphyre,  au  basalte  et  à  la  dolomie.  Elle  appartient  aux 
terrains  d'épanchement  qui  portent  son  nom,  antérieurs  aux  vol- 
cans de  l'époque  actuelle;  elle  forme  des  plateaux  à  escarpements 
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presque  verticaux  et  des  montagnes  coniques  irès-élevées,  comme 
au  mont  Dore,  dans  le  Cantal,  en  Italie,  à  la  Martinique,  et  dans 
toutes  les  Andes  de  l'Amérique  dont  elle  occupe  les  parties  les 
plus  élevées,  en  présentant  des  couches  de  2  à  3000  mètres  d'é- 
paisseur (au  Ghimborazo,  au  volcan  de  Guagua-Pichincha). 

Trapp.  —  Variété  de  cornéenne  ou  d'aphanite  assez  dure  pour 
user  le  fer,  mais  non  scintillante.  Elle  est  compacte,  très-homo- 
gène, à  cassure  unie  et  mate,  ni  grenue  ni  cristalline.  Elle  se  brise 
en  morceaux  parallélipipèdes;  elle  est  ordinairement  noire;  mais 
il  y  en  a  de  bleuâtre,  de  verdâtre  et  de  rougeàtre.  Ou  lui  a  donné 
le  nom  de  trapp^  ce  qui  veut  dire  escalier,  parce  que  les  monta- 
gnes qui  en  sont  composées  présentent,  sur  leurs  pentes  escar- 
pées, des  espèces  de  gradins. 

Teappitb.  —  Roche  formée  d'aphanile  dure  enveloppant  des 
minéraux  disséminés,  tels  que  mica,  feldspath  ou  amphibole.  La 
structure  en  est  empâtée  et  porphyroïde. 

Yackb  ou  Wagke.  —  Roche  tendre  et  facile  à  casser,  à  cas- 
sure unie,  assez  douce  au  toucher.  Elle  est  d'une  couleur  grisâ- 
tre, brunâtre  ou  verdâtre  ;  elle  répand  une  odeur  argileuse  par 
l'injection  de  l'haleine  ;  mais  elle  ne  happe  pas  à  la  langue  et  ne 
fait  pas  pâte  avec  l'eau.  Elle  parait  être  produite  par  l'altération 
des  basaltes  au  milieu  desquels  on  la  trouve. 

Wagkite.  —  C'est  une  roche  composée  de  wacke  qui  empâte  du 
mica  et  du  pyroxène.  On  y  trouve  comme  parties  accessoires  du 
feldspath,  de  l'amphibole,  de  l'agate,  du  calcaire  spalhique,  etc. 

Yarioutb.  —  Roche  formée  de  pétrosilex  coloré,  renfermant 
des  noyaux  sphéroîdaux  de  la  même  substance,  mais  d'une  cou- 
leur différente.  La  variété  principale  est  la  variolite  verdâtre  que 
l'on  trouve  en  morceaux  roulés  dans  la  Durance  {variolite  de  la 
Durance).  Une  autre  roche  roulée  que  l'on  trouve  dans  le  Drac, 
et  qui  porte  le  nom  de  variolite  du  Drac^  est  une  spillite. 


EAU. 


L'eau  ou  l'oxyde  d'hydrogène,  a  longtemps  été  regardée  comme 
un  élément.  Newton,  le  premier,  a  pensé  qu'elle  pouvait  conte- 
nir un  corps  combustible,  parce  qu'elle  réfracte  la  lumière  dans 
une  raison  plus  forte  que  ne  l'indique  sa  densité  ;  mais  c'est  à 
Lavoisier,  surtout,  qu'on  doit  la  découverte  de  ses  principes 
constituants  de  leurs  proportions. 

L'eau  est  formée  de  88,89  parties  d'oxygène  et  de  11,11  parties 
d'hydrogène  en  poids,  ou  de  1  partie  du  premier  et  de  2  parties 
du  second  en  volume. 
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L^eau  se  trouve,  dans  la  nature,  sous  trois  états  physiques  :  à 
l'état  solide  ou  de  glace,  à  l'état  liquide  ou  d'eau,  à  l'état  gazeux 
ou  de  nuages,  de  brouillards  et  de  vapeurs.  Dans  nos  climats, 
nous  voyons  le  plus  habituellement  l'eau  à  l'état  liquide,  mais 
elle  n'est  presque  jamais  pure.  On  la  purifie  facilement  en  la  dis- 
tillant dans  un  alambic  ou  dans  une  cornue  ;  car,  des  substances 
qui  altèrent  sa  pureté,  les  unes  sont  fixes,  comme  les  sels,  et  les 
autres  gazeuses,  comme  l'air  et  Tacide  carbonique  :  les  premières 
restent  dans  la  cornue,  les  secondes  passent  dans  l'air,  et  l'eao 
distille  pure  dans  le  récipient. 

L'eau  pure  est  un  corps  liquide  à  la  température  moyenne  de 
nos  climats,  diaphane,  insipide,  inodore,  élastique  puisqu'elle 
transmet  le  son,  et  cependant  difficilement  compressible. 

L'eau  se  solidifie  par  le  froid,  en  prenant  un  accroissement  de 
volume  dû  à  la  cristallisation  de  la  glace.  Cet  accroissement  com- 
mence môme  un  instant  avant  la  congélation;  de  sorte  que  la 
plus  grande  densité  de  l'eau  est  à  4  degrés  environ  an  des- 
sus du  zéro  thermométrique,  qui  est  le  degré  de  la  glace  fon- 
dante. 

L'eau  soumise  à  l'action  du  calorique  se  dilate,  s'écbauffe,  et 
finit  par  bouillir  et  se  volatiliser.  Alors  sa  température  se  fixe  et 
répond  au  100®  degré  du  thermomètre  centigrade,  sous  la  pres- 
sion habituelle  de  l'air;  mais  cette  température  baisse  lorsque  la 
pression  diminue,  ou  augmente  avec  elle.  Les  sels  dissous  dans 
Teau  retardent  aussi  son  point  d'ébuUilion. 

On  reconnaît  que  Teau  est  entièrement  pure,  lorsqu'elle  ne 
précipite,  ni  par  les  dissolutions  barytiques,  qui  indiquent  la 
présence  de  Tacide  sulfurique  ou  des  sulfates;  ni  par  le  nitrate 
d'argent  qui  y  découvre  l'acide  chlorhydrique  ou  les  chlorures, 
en  y  formant  un  précipité  blanc,  ou  y  montre  la  présence  de  l'a- 
cide sulfbydrique  et  des  sulfhydrates,  en  y  formant  un  précipité 
noir;  ni  par  l'acide  sulfbydrique  et  les  sulfhydrates  qui  indiquent 
la  présence  des  substances  métalliques  (1). 

L'eau,  considérée  sous  les  rapports  d'économie  domestique, 
de  propriétés  chimiques  ou  de  propriétés  médicamenteuses,  a  été 
distinguée  en  plusieurs  sortes,  dont  les  principales  sont  : 

i"*  I^'cau  de  plaie. 

Elle  est  presque  pure,  surtout  après  quelque  temps  de  pluie. 
Elle  est  saturée  d'air.  On  doit  la  recevoir  immédiatement  de  l'at- 
mosphère, dans  des  vases  de  grès,  de  faïence  ou  de  verre  ;  car 

(I)  Voyez  Jules  Lefort,  Traité  de  chimie  hydrologique  comprenant  des  NotioM 
générales  d'hydrologie  à  fanafyse  c/itmt<{u«  des  eaux  douces  et  des  eaux  miné- 
raies,  2*  édition.  Paris,  XViZ,  ui-%. 
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celle  qui  a  coulé  sur  les  toits,  et  qu'on  reçoit  dans  des  citernes, 
est  déjà  impure. 

2"  li'ean  de  foMlalne  on  de  Boarce. 

Elle  peut  contenir  diverses  substances,  selon  la  nature  des  ter- 
rains qu'elle  a  déjà  parcourus.  Celles  qui  s'y  trouvent  le  plus 
communément  sont  le  carbonate  et  le  sulfate  de  chaux.  Elle  pa- 
rait ordinairement  fraîche  et  vive  au  goût,  en  raison  de  ce 
qu'ayant  un  cours  assez  rapide  et  un  petit  volume,  elle  se  refroidit 
beaucoup  par  l'évaporalion  et  se  sature  d'air.  En  générale,  plus 
une  eau  est  salurée  d'air,  plus,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  elle 
parait  agréable  et  se  trouve  propre  à  la  digestion  des  aliments. 

Gomme  l'eau  de  source,  elle  contient  différentes  substances, 
suivant  le  terrain  à  travers  lequel  elle  Gltre.  Celle  des  puits  de 
Paris  traversant  un  sol  presque  tout  formé  de  sulfate  de  chaux, 
est  saturée  de  ce  sel,  qui  la  rend  impropre  à  la  plupart  des 
usages  domestiques  :  ainsi  elle  a  une  saveur  crue;  elle  précipite 
l'eau  de  savon  et  ne  peut  servir  au  blanchissage;  elle  durcit  les 
légumes  en  les  cuisant,  à  cause  du  sel  insoluble  qu'elle  précipite, 
et  qui  pénètre  dans  la  substance  môme  de  ces  sortes  d'aliments. 

4®  li'eau  de  rivière. 

Elle  varie  dans  sa  composition  comme  les  autres.  Celle  de  la 
Seine,  prise  au-dessus  de  Paris,  est  une  des  plus  pures  que  l'on 
connaisse;  cependant  elle  contient  toujours  du  sulfate  de  chaux, 
on  chlorure,  et  des  traces  de  matière  organique. 

5®  liteau  de  mer. 

Elle  est  salée,  acre  et  désagréable.  Elle  tient  en  dissolution  des 
chlorures  de  sodium,  de  magnésium  et  de  calcium,  et  du  sulfate 
de  soude.  On  en  retire  le  premier  de  ces  sels,  par  Tévaporation 
spontanée,  comme  je  l'ai  dit  en  parlant  du  sel  marin  (p.  449). 

6®  li'eau  mlmérale. 

On  donne  le  nom  d^eaux  minérales  à  des  eaux  naturelles  qui 
sortent  du  sein  de  la  terre  chargées  d'un  certain  nombre  de  prin- 
cipes qu'elles  y  ont  puisés,  et  auxquelles  on  a  reconnu  des  pro- 
priétés médicinales  (1). 

(1)  Voyez  O.  Henry,  Instruction  sur  lepuisement  et  tenvoi  des  eaux  minérale  f 
naturelles  {Bulletin  de  r Académie  de  méiL,  1845,  p.  760).  —  Dictionnaire  général 
des  eaux  minérales  et  d'hydrologie  médiale,  par  M.  Durand-Fardel,  Lcbret  ot 
Lefort.  Paris,  1860,  2  vol.  in-8.  —  Voyez  aussi  dans  te  Bu«.  dt  (*Acadëm<«  <f< 
médeevte.  Pmhs,  i887-!8U,  toutes  les  analyses  oWlcieWes  ^e%  ^%sttm\xAsn\^« 
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On  les  divise  en  quatre  classes  principalesi  fondées  sur  la  na- 
ture des  substances  qui  leur  communiquent  leurs  qualités  les 
plus  sensibles  :  ce  sont  les  eaux  acides  non  gazeuses^  les  eaux  ad- 
dules  gazeusBi^  les  eaux  salines  et  les  eaux  sulfureuses.  On  distin- 
gue, en  outre,  dans  chaque  classe,  les  eaux  dont  la  température 
ne  diffère  pas  sensiblement  de  celle  de  l'atmosphère,  que  l'on 
nomme  froides,  de  celles  dont  la  température  est  évidemment 
plus  élevée.  Ces  dernières,  qui  s'élèvent  quelquefois  jusqu'au  de- 
gré de  l'eau  bouillante,  portent  la  dénomination  d'eaux  ther* 
maies. 

La  division  précédente  des  eaux  minérales  en  quatre  classes 
n'est  pas  absolue  et  n'est  que  relative  à  la  prédominance  de  td 
ou  tel  principe  sur  les  autres.  Ainsi  : 

I.  Les  eaux  acides  non  gazeuses  sont  celles  qui  contiennent  une 
quantité  marquée  d'un  acide  non  effervescent  à  l'état  de  liberté; 
telles  sont  l'eau  du  cralère-Iac  du  mont  Idienne^  dans  l'Ile  de 
Java,  qui  contient  de  l'acide  sulfurique  uni  à  une  petite  quantité 
d'acide  cblorhydrique,  à  du  sulfate  de  soude  et  à  du  sulfate  d'a- 
lumine, et  celle  du  Bio  vinagre  de  Popayan,  dans  la  Colombie, 
dont  j!ai  rapporté  l'analyse,  page  118.  Il  faut  comprendre  dans 
la  même  classe  les  eaux  des  lacunes  de  l'oscane,  qui  doivent  leur 
acidité  peu  marquée  à  Tacide  borique  libre  qu'on  en  extrait  pour 
les  besoins  du  commerce. 

II.  Les  eaux  acidulés  gazeuses  sont  celles  qui  contiennent  une 
grande  quantité  d'acide  carbonique  libre,  indépendamment  des 
sels  qui  peuvent  s'y  trouver.  Elles  moussent  et  pétillent  par  l'agi- 
tation, rougissent  passagèrement  le  papier  de  tournesol,  et  for- 
ment avec  l'eau  de  chaux  un  précipité  blanc  qui  se  dissout  avec 
effervescence  dans  les  acides.  On  peut  les  diviser  en  trois  groupes: 

1®  Les  eaux  alcalines  gazeuses,  qui  offrent  à  l'analyse  une  quan- 
tité assez  forte  de  carbonate  de  soude  ;  telles  sont  les  eaux  de 
Tœplitz,  de  Bilin  et  de  Carlsbad  en  Bohême,  et  celle  de  Vichy  en 
France. 

2°  Les  eaux  calcaires  ou  incrustantes,  dans  lesquelles  il  entre 
une  si  grande  quantité  de  carbonate  de  chaux  en  dissolution 
dans  l'acide  carbonique,  qu'elles  recouvrent  d'une  croûte  solide, 
en  fort  peu  de  temps,  les  objets  qui  s'y  trouvent  plongés  :  telles 
sont  l'eau  de  Saint-Allyre,  près  de  Clermont,  en  Auvergne,  cl 
celle  des  bains  de  Saint- Philippe,  en  Toscane. 

3®  Les  eaux  acidulés  ferrugineuses,  qui  ne  diCTèrent  des  deux 
groupes  précédents  que  par  la  présence  du  carbonate  de  fer  en 
quantité  fort  petite,  mais  suffisante  cependant  pour  donner  au 
liquide  une  saveur  ferrugineuse  sensible,  et  la  propriété  de  se 
colorer  en  bleu  noirâtre  ou  violacé  par  la  noix  de  galle.  Ces  eaux 
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en  s'écoulant  à  l'air,  forment  un  dépôt  ocracé  dans  lequel  on  a 
reconnu  assez  récemment  la  présence  de  l'acide  arsénieux  ;  en 
sorte  qu'il  faut  admettre  que  l'eau  elle-même  en  contient.  Quelle 
qu'en  soit  la  minime  quantité,  il  est  évident  qu'un  principe  aussi 
actif  doit  avoir  une  grande  importance  sous  le  rapport  thérapeuti- 
que ;  c*est  une  preuve  de  plus  qu'il  ne  faut  pas  juger  de  la  vertu 
des  eaux  minérales  naturelles  par  le  peu  d'énergie  ou  la  petite 
quantité  des  matières  que  l'analyse  y  avait  fait  d'abord  décou-^ 
Yfir.  Presque  toutes  ces  eaux  contiennent  aussi   une  matière^ - 
organique  azotée,  qui  avait  d'abord  été  assimilée  à  celle  des  eaux 
sulfureuses  et  décrite  sous  le  nom  de  barégineou  de  glairine;  mais 
qui  parait  constituer  différentes  espèces  de  plantes  confervoïdes. 
Enfin  les  eaux  acidulés  ferrugineuses,  plus  spécialement,  renfer- 
ment un  acide  organique  soluble  nommé  acide  crénique,  analogue 
aux  acides  du  terreau,  et  que  l'on  peut  extraire,  par  l'intermède 
d*un  alcali,  du  dépôt  ocracé  formé  par  Teau  minérale.  M.  0.  Henry 
admet  môme  qu'il  y  a  des  eaux  acidulés  ferrugineuses  dans  les- 
quelles le  fer  est  principalement  tenu  en  dissolution  par  l'acide 
crénique,  et  en  forme  un  groupe  particulier  sous  le  nom  d*eaux 
ferrugineuses  crénatées  ;  mais  il  est  possible  que  l'acide  crénique 
existe  dans  ces  eaux  sans  être  nécessairement  combiné  au  fer,  et 
que  la  combinaison  n'ait  lieu  que  lorsque  l'oxyde  de  fer  se  sépare 
de  l'acide  carbonique  et  se  précipite  après  sa  suroxydation  à  l'air. 
III.  Les  EAUX  SAUNES  sout  celles  qui  contiennent  beaucoup  de 
sels  solubles,  abstraction  faite  de  la  faible  portion  d'acide  car- 
bonique et  de  carbonates  qu'elles  peuvent  également  renfermer. 
On  les  distingue  en  : 

!•  Eaux  ferrugineuses  sulfatées  ou  eaux  vitrioliques.  —  Elles  ont 
une  saveur  atramentaire,  noircissent  par  la  teinture  de  noix  de 
galle  et  forment  un  précipité  bleu  par  le  cyanure  ferroso-potas- 
sique.  Elles  conservent  ces  caractères  après  avoir  été  soumises  à 
l'ébullition,  tandis  que  les  eaux  ferrugineuses  carbonatées  les 
perdent  complètement. 

On  forme  ordinairement  une  classe  distincte  de  toutes  les  eaux 
ferrugineuses^  qu'elles  soient  carbonatées  ou  sulfatées  ;  mais  on 
trouves!  peu  de  rapports,  môme  sous  le  point  de  vue  médical, 
entre  ces  deux  sortes  d'eaux,  et  il  en  existe  tant  au  contraire  entre 
toutes  les  eaux  acidulés  carbonatées,  qu'elles  soient  ferrugineu- 
ses ou  non,  que  je  crois  pouvoir  proposer  de  les  classer  ainsi  que 
je  le  fais  ici. 

2"  Eaux  séléniteuses.  — Elles  sont  saturées  de  sulfate  de  chaux  ; 
elles  ont  un  goût  fade,  précipitent  abondamment  le  savon  et 
durcissent  les  légumes  à  la  cuisson.  Telles  sont  les  eaux  des  puits 
de  Paris. 

GuiMimT,  Drogues,  7«  édiU  T.  I.  —  88 
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S""  EaiLx  magnésiennes.  —  Elles  doivent  leur  propriété  amère  et 
purgative  à  la  présence  d'un  forte  proportion  de  sulfate  et  de 
chlorhydrate  de  magnésie.  Telles  sont  les  eaux  de  Palioa,  de 
Sedliiz  et  de  Seydschutz  en  Bohème^  et  celle  d'Epsom  en  Angle- 
ter  e 

4°  Eaux  salées.  —  Ce  sont  celles  dans  lesquelles  domine  le  sel 

marin,  souvent  accompagné  de  ses  acolytes  habituels  le  chlorare 

de  potassium  et  les  iodures  ou  bromures  alcalins.  Telles  soot 

Veau  de  la  mer,  celle  des  salines  de  tous  les  pays,  les  eaux  de 

Bourbonne-les-Bains,  de  Balaruc,  etc. 

IV.  Les  EAUX  SULFUREUSES  sontcellcs  qui  contiennent  de  l'acide 
sulfhydrique  libre  ou  combiné;  elles  présentent  une  odeur  el 
une  saveur  d'œufs  gâtés,  et  noircissent  les  dissolutions  de  plomb 
et  d'argent.  On  les  a  distinguées  en  : 

Eaux  sulfhydnquéesy  ne  contenant  que  de  l'acide  suIfhydriqQe 
libre. 

Eaux  sulfhydratées,  ne  contenant  que  de  l'acide  sulfhydrique 
combiné,  c*est-à-dire  à  l'état  de  sulfhydrate  alcalin. 

Eaux  sulfhydriquées  sulfhydratées^  contenant  tout  à  la  fois  oo 
sulfure  ou  un  sulfhydrate  alcalin  et  de  l'acide  sulfhydrique  en 
excès. 

Eaux  sulfhydriquées  sulfurées^  contenant  un  sulfhydrate  sul- 
furé. 

Mais  cette  classification  est  plutôt  théorique  qu'effective;  d'a- 
bord parce  qu'il  ne  parait  pas  exister  d'eau  qui  doive  sa  qualité 
sulfureuse  à  de  l'acide  suithydrique  libre  de  toute  combinaison; 
ensuite  parce  qu'on  peut  admettre  que  toutes  les  eaux  sulfureuses, 
sans  exception,  sont  primitivement  formées  de  un  ou  plusieurs 
sulfhydrates,  ou  sulfures  simples  à  l'état  de  dissolution,  et  que 
ceux-ci  ne  passent  à  l'état  de  sur-sulfhydrates  ou  de  sulfhydrates 
sulfurés  que  par  l'action  décomposante  de  l'acide  carbonique  ou 
de  l'oxygène  de  l'air.  M.  Fontan  (1)  a  été  mieux  inspiré  lorsqu'il 
a  divisé  les  eaux  sulfureuses  en  deux  groupes  qu'il  a  désignés  par 
les  noms  de  naturelles  et  A' accidentelles ^  mais  que  je  nommerai 
primitives  et  secondaires^  d'après  la  nature  des  terrains  où  elles 
prennent  naissance.  Les  eaux  sulfureuses  prtW/tWs naissent  toutes 
dans  le  terrain  primitif,  ou  sur  les  limites  de  ce  terrain  et  du 
terrain  de  transition.  Elles  sont  toutes  thermales,  et  ne  contien- 
nent qu'une  minime  quantité  de  matière  saline  qui  se  compose  de 
sulfhydrate,  de  sulfate,  de  silicate,  de  carbonate  de  soude,  de 
chlorure  de  sodium,  avec  des  traces  seulement  de  fer,  de  magné- 
sie et  d'alumine.  Elles  contiennent  toutes  une  matière  organique 

(1)  FonUn,  Recherches  sur  les  eaux  mimirales  des  Pyrénées.  Paris,  1863. 


EAUX  MINÉRALES.  515 

azotée,  qui  contribue,  avec  le  sulfhydrate,  le  silicate,  et  le  carbo- 
nate sodiques,  à  leur  donner  l'onctuosité  qui  les  distingue,  et 
qui  se  précipite  sous  forme  de  gelée  dans  les  réservoirs  où  Teaa 
séjourne.  Celte  substance,  qui  a  reçu  les  noms  de  barégine  et  de 
glairme^  se  compose,  d'après  Turpin,  d'une  matière  muqueuse 
sans  organisation  appréciable,  enveloppant  des  sporules  globu- 
leuses ou  ovoïdes,  d'où  naissent  des  filaments  blancs,  simples, 
non  cloisonnés,  début  d'une  végétation  confervoïde.  Cette  môma 
matière,  lorsqu'elle  se  trouve  soumise  à  l'action  de  l'air,  à  une 
température  de  35  à  15  degrés,  donne  naissance  à  de  longs  fila* 
ments  blancs,  simples,  non  cloisonnés,  et  d'une  excessive  ténuité, 
que  M.  Fontan  a  décrits  sous  le  nom  de  sulfuraire^  et  qui  appar- 
tiennent à  la  tribu  des  escillariées.  La  presque  totalité  des  eaux 
sulfureuses  des  Pyrénées  appartiennent  à  ce  groupe.  On  remar- 
que qu'elles  sont  d'autant  plus  thermales  et  plus  sulfureuses, 
qu'elles  Àont  situées  à  la  base  de  montagnes  primitives  plus  éle- 
vées, et  qu'elles  sont  plus  rapprochées  du  centre  de  la  chaîne. 
Le  gaz  qui  s'en  dégage  est  de  l'azote  pur  ou  ne  contenant  que  des 
traces  de  sulûde  hydrique  et  d'acide  carbonique. 

Les  eaux  sulfureuses  secondaires  prennent  naissance  dans  les 
terrains  de  sédiment,  secondaires  ou  tertiaires  ;  elles  sont  froides 
ou  thermales,  et  elles  sont  évidemment  dues  à  l'action  réductive 
exercée  sur  les  sulfates  d'une  eau  minérale  quelconque  par  des 
matières  organiques  provenant  de  couches  de  tourbe  ou  de  li- 
gnite, que  l'eau  traverse  avant  d'arriver  à  la  surface  du  sol.  Il  en 
résulte  que  la  nature  de  ces  sources  varie  comme  celle  des  eaux 
primitivement  salines  qui  leur  donne  naissance  ;  elles  sont  salées, 
si  l'eau  primitive  était  salée;  séléniteuses,  magnésiennes,  etc., 
si  l'eau  était  chargée  de  sulfate  de  chaux  ou  de  magnésie,  etc.  La 
seule  règle  de  composition  à  laquelle  elles  paraissent  assujetties, 
est  qu'elles  sont  d'autant  plus  sulfureuses  qu'elles  sont  plus 
froides,  plus  chargées  de  sulfates,  surtout  de  sulfate  de  chaux, 
et  qu'elles  filtrent  à  travers  des  matières  organiques  plus  abon- 
dantes; telle  est  spécialement  Veau  (TEnghien  près  de  Paris,  qui 
est  une  des  plus  sulfureuses  connues,  et  qui  est  formée  d'une  eau 
fortement  séléniteuse  filtrant  à  travers  un  fond  tourbeux.  Ces 
eaux  dégagent  spontanément  de  l'azote  toujours  mêlé  d'acide 
carbonique  et  de  sulfide  hydrique. 

M.  Fontan,  ainsi  que  je  l'ai  dit  plus  haut,  a  désigné  ces  deux 
groupes  d'eaux  sulfureuses  par  les  noms  de  naturelles  et  d'aeciden- 
telles^  parce  qu'il  suppose  que  les  dernières  seules  sont  dues  à 
l'altération  d'une  eau  premièrement  sulfatée  ;  tandis  que  les  pre* 
mières  tireraient  directement  leurs  matériaux  des  terrains  pri- 
mitifs, ce  qui   n'est  pas  dénué  de  toute  vraisemblance.  Mais 
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néanmoins,  puisque  ces  eaux  elles-mêmes  contiennent  constam- 
ment une  matière  organique,  la  glairtne,  qui  a  besoin  d'oxygène 
pour  s'organiser  et  végéter,  rien  n'empêche  de  croire  que  ce  ne 
soit  aussi  à  la  réduction  du  sulfate  de  soude  par  cette  matière  que 
les  eaux  dites  naturelles  doivent  leur  nature  sulfureuse.  D'ailleurs 
toutes  les  eaux  minérales,  les  sulfureuses  comme  les  salines,  les 
sulfureuses  primitives  comme  les  secondaires,  ne  peuvent  avoir 
qu'une  seule  et  première  origine.  Toutes  proviennent  de  l'eau 
atmosphérique  qui  se  précipite  presque  continuellement  sur  les 
mçntagnes  sous  forme  de  pluie^  de  brouillards  ou  de  rosée.  Une 
partie  de  ce  fluide  coule  à  leur  surface,  ou  sort  de  leurs  flancs 
sous  forme  de  sources  et  de  ruisseaux;  et  cette  eau,  qui  n'a  par- 
couru qu'un  faible  trajet  à  travers  les  couches  supérieures  du 
terrain,  n'a  pu  dissoudre  ni  un  grand  nombre  ni  une  grande 
quantité  de  substances  minérales  :  mais  une  autre  partie  de  Teau, 
condensée  sur  les  hauteurs,  tombe  dans   les  fissures  du  sol  et 
s'enfonce  à  des  profondeurs  d'autant  plus  grandes  que,  conti- 
nuellement pressée  par  une  colonne  très-élevée  de  liquide,  elle 
ne  s'arrête  que  lorsqu'elle  ne  trouve  plus  aucun  moyen  de  péné- 
trer plus  avant.  Tout  nous  porte  à  croire  même  que  cette  eau 
peut  parvenir  jusqu'aux  couches  incandescentes  du  globe,  et  que 
c'est  à  son  action  chimique  sur  les  corps  non  oxydés  qui  se  trou- 
vent à  cette  profondeur  et  à  sa  vaporisation  instantanée,  qu'il 
faut  attribuer  les  tremblements  de  terre  et  les  éruptions  volca- 
niques. Lorsque,   par  la  nature  compacte  des  couches  intermé- 
diaires, ou  par  suite   de  bouleversements  qui  ont  obstrué  les 
conduits  primitifs,  soit  encore  à  cause  du  refroidissement  lenl 
et  progressif  du  globe,  l'eau  ne  parvient  plus  jusqu'à  des  couches 
d'une  température  assez  forte  pour  la  volatiliser  et  surmonter 
Tobstacle  de  la  masse  superposée,   alors  cette  eau,  seulement 
échaufifée,  et  toujours  pressée  par^la  colonne  qui  pèse  [sur  elle, 
remonte  par  d'autres  conduits  vers  des  points  de  la  surface  moins 
élevés  que  ceux  d'où  elle  est  partie,  et  en  sort  sous  forme  de 
sources  chaudes,  toujours  plus  ou  mçins  chargée  de  substances 
minérales.  Il  est  d'ailleurs  facile   de  concevoir  que  la  nature  di- 
verse des  couches  traversées,  et  la  profondeur  plus  ou   moins 
grande  à  laquelle  parviennent  les  eaux  avant  de  retourner  vers  la 
surface  du  globe,  déterminent  leur  température  variable  et  leur 
composition. 

Voici  rénumération  des  principales  eaux  minérales  de  l'Europe, 
et  surtout  de  France,  rangées  suivant  les  cinq  classes  admises  ci- 
dessus;  mais  leur  description  sera  rangée  seulement  suivant 
l'ordre  alphabétique,  afin  de  faciliter  la  recherche  des  a^ 
ticles. 
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I.  EAUX  AQDES. 

Froides. 

Thermalei. 

• 

Lagonis  de  Toscane. 

II. 

EAUX  ACIDULES  GAZEUSES. 

1.  Alcalines. 

Mont  Dore. 

Pont-Gibaut. 

Fougues. 

Roisdorff. 

Saint-Mjon. 

SelU. 

Salzmat. 

Vais  (ferrugineuse), 

Vîc-le-Com(e. 

Carlsbad. 

Chaudesaigues. 

Ems. 

Saint-Nectaire. 

Tœplitz. 

Vichy. 

% 

n 
» 

5.  Calcaires. 

Salnt-Galmier. 
Vîc-sur-Gère  (et  alcaline). 

Aî\  en  Provence. 

SainUAllyre. 

Ussar. 

3.  Ferrugineuses, 

Boarbon-rÂrchambauU  (Jonas).      Bourbon-l'ArchambauIt  {salino-cal- 

cairé). 


Bussang.                                          Chfltel-Guyon. 

CbAteldon.                                       Rennes  (Aude). 

Forges  (Seine-Intérieure).                Saint-Mart. 

La  Maréquerie  (Rouen). 

)) 

Provins. 

»» 

Pyrmont. 

I) 

Saint-Pardoux. 

n 

Tarascon. 

» 

Tongres. 

)) 

Kl.   BAUX  SALINES. 

1.  Vitrioliques, 

Cransac  (manganésifère). 

» 

GraTille-l'Heure  {iodarée). 

n 

Passj. 

n 

2.  Séléniteuses, 

Contrexeville.                                 Capvern. 

La  Roche-Posay.                               Encause. 

Saînte-Marie  (Hautes-Pyrénées).       Loucsche. 

Puits  de  Paris.                                 Lucques. 

3.  Magnésiennes. 

Epsom. 

'» 

Pullna. 

•) 

Sedlitz. 

•» 

Seydschutz. 

« 
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4.  Salées. 

Froides. 

Thermales. 

Chateau-Salins, 

Dieuze,  etc. 

Baden  (Bade). 

Chellenham. 

Bade  en  Argovie  (sulfureuse?). 

Ëgra  (acidulé  alcaline). 

Bagnères-de-Bigorre. 

Friedrichshall. 

Bains  (Vosges). 

Heilbrunn. 

Balaruc. 

Hombourg. 

Batb. 

Jouhe. 

Bourbon-Lancy. 

Kreutznach. 

Bourbonne- les- Bains. 

Niederbronn. 

Dax. 

Salins  (Jura). 

E?aux, 

Eaux  de  mer. 

Lamotte. 

il 

Luxueil. 

» 

Néris. 

» 

Plombières. 

» 

Saint-Amaud  {sulfureuse?)* 

)) 

Saint-Gervais  (Savoie). 

I) 

SouUz-les-Bains. 

■ 

i> 

Wisbaden. 

IV. 

EAUX  SULFUREUSES. 

1.  Primilives, 

1) 

Ax. 

» 

Bagnùres  de  Luchon. 

1) 

Bains  d'Arles  (Pyrénées-Orienlilei 

» 

Baréges. 

» 

Barzun. 

» 

Bonnes. 

» 

Cauterets. 

» 

Escaldas. 

)) 

Saint-Sauveur. 

» 

Vernel. 

2.  Secondaires, 

Allevard. 

Acqui. 

Challes  (salée  et  ioduréé). 

Aix  en  Savoie. 

Cauvallat. 

Aix-la-Chapelle. 

Enghien. 

Baden  (Autriche). 

Labassére. 

Bagnoles  (Orne). 

Uriage. 

Bagnols  (Lozère). 

1) 

Borcelte  (Prusse  rhénane). 

» 

Gréoulx. 

» 

Saint-Amand  (?). 

AcQui  (Italie).  —  Ville  sur  la  rive  septentrionale  de  la  Bormi 
à  dix  lieues  de  Gènes  et  six  d'Alexandrie. 
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Ses  eaux  thermales  étaient  connues  des  Romains  {Aquœ  Sta- 
tiellœ). 

Elles  forment  plusieurs  sources,  dont  l'une,  située  au  milieu  de 
la  ville,  oQre  une  température  presque  constante  de  75  degrés 
centigrades;  elle  est  lEaiblement  sulfureuse,  présente  une  pesan- 
teur spécifique  un  peu  supérieure  à  Teau  distillée  (lOOi  :  1000), 
et  contient,  d'après  l'analyse  de  M.  Mojpn,  pour  chaque  kilo- 
gramme d'eau  : 

grtminet. 

Chlorure  de  de  sodium \  ,420 

Chlorhydrate  de  chaux 0,314 

Sulfhydrate  de  chaux 0,303 

2,037 

Les  autres  sources  sont  situées  à  cinq  cents  toises  environ  de  la 
ville,  sur  le  penchant  d'une  colline  nommée  Monte-Siregone;  leur 
température  n'est  que  de  38  à  50  degrés,  et  leur  pesanteur  spéci- 
fique est  de  1,0009  ;  du  reste,  elles  diffèrent  peu  de  la  première. 

A  quelque  distance  d'Acqui  se  trouve  encore  l'eau  froide  de 
Kavanasco^  située  près  du  petit  torrent  de  ce  nom.  Elle  est  beau- 
coup plus  chargée  de  sulfhydrate  et  parait  devoir  mériter  la  pré- 
férence comme  boisson  dans  la  plupart  des  afi'ections  du  système 
lermoïde  ;  tandis  que  les  premières,  en  raison  de  leur  tempéra- 
ture naturelle,  sont  plus  utilement  employées  sous  forme  de  dou- 
ches et  de  bains,  non-seulement  contre  ces  maladies  mais  encore 
dans  le  traitement  des  rhumatismes  chroniques,  des  ankyloses, 
des  douleurs  articulaires,  etc. 

Aix  (Savoie,  France).  —  Yille  située  au  pied  du  mont  Revel  à 
deux  lieues  de  Chambéry. 

La  construction  de  ses  bains  remonte  au  temps  des  Romains. 
On  y  distingue  deux  sources  principales  connues  sous  les  noms 
féaux  de  soufre  et  d'eaux  (Talun,  quoique  cette  dernière  ne  con- 
tienne aucune  particule  de  ce  sel.  if.  Joseph  Bonjean,  pharma- 
<âen  à  Chambéry,  en  a  fait  une  analyse  très-soignée  dont  voici 
les  résultats,  pour  1  kilogramme  d'eau  : 

Eau  de  soafre.    Eau  d'alun. 

Témpéraiiire 44»  45* 

Gax  dîMOBs.  eeot.  eabe.      cent.  cube. 

Aiote 13,02  6,32 

Acide  carhooiquc 25,27  6,74 

Oxygène »  1,29 

Acide  sulfhydriquc  27,00  » 

Self  anhydres.  gmamei.         grÙBMei 

Sulfate  d'alumine 0,0548         0,0620 

—      de  magnésie 0,0353         0,0310 

A  reparler 0,0901  0,0930 
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grammes.  grammet. 

Report 0,0901  0,0930 

Sulfate  de  chaux 0,0160  0,0i$0 

—  de  soude 0,0960  0,0424 

Chlorure  de  magnésium 0^0772  0,0220 

—  de  sodium 0,0080  0,0140 

Carbonate  de  chaux 0,1485         0,1810 

—  de  magnésie 0,0259  0,0198 

—  defér 0,0089  0,0094 

Silice 0,0050  0,0043 

Phosphate  de  chaux i 

—  d'alumine 0,0025  0,0026 

Fluorure  de  calcium ) 

îîdt?"'!^.^  ^^.  **'''"^''!"' :  :  :  :  :  I    ^'^'^'-    ^^*^^- 

Qai^ii^e;;;;;;;;;;:::;;:::;  inatte. ^ 

0,4081  0,4735 

Les  eaux  de  soufre  présentent  un  phénomène  fort  singulier,  qni 
consiste  en  ce  que  l'atmosphère  des  cabinets  où  l'on  prend  les 
douches  contient  de  l'acide  sulfurique  qui  s'y  forme  par  l'oxygé- 
nation du  sulflde  hydrique  dégagé  de  l'eau,  et  qui  corrode  les  ma- 
tières organiques  soumises  à  son  action,  tels  que  le  bois  et  la 
toile,  ou  sulfatise  les  métaux  et  les  pierres  (I). 

L'eau  de  soufre  d'Aix  parait  être  une  eau  sulfureuse  secondaire 
produite  par  l'action  désoxygénante  de  la  glairine  sur  les  sulfates 
qu'elle  contient.  Quant  àl'eau  d'alun,  qui  ne  diffère  presque  delà 
première  que  par  l'absence  du  sulûde  hydrique,  ou  c'est  l'eau  sa- 
line primitive  non  altérée,  ou  bien  c'est  de  l'eau  de  soufre  digé- 
néreeyOu^  pour  mieux  dire,  de  l'eau  saline  régénérée,  slu  moyen  delà 
combustion  du  suUide  hydrique  par  l'oxygène  de  l'air,  dans  les  ca- 
vernes que  l'eau  traverse  avant  d'arriver  à  l'établissement  thermal. 

Aix-la-Chapelle  (Prusse  rhénane),  Aquœ  Grani.  —  Ville  située 
à  huit  lieues  de  Spa  et  à  douze  de  Cologne.  Elle  est  célèbre  pour 
avoir  été  la  principale  résidence  de  Charlemagne,  qui  fit  restaurer 
et  embellir  ses  bains. 

La  source  principale  de  ses  eaux,  située  au  milieu  de  l'hôteldil 
Bain  de  t Empereur,  marque  57®,3  au  thermomètre  centigrade. 
Elles  sont  à  la  fois  sulfureuses,  salées,  alcalines,  et  dégagent  une 
grande  quantité  de  gaz  azote,  mélangé  d'acide  carbonique.  Elles 
ont  été  analysées  plusieurs  fois,  et  notamment  en  185i,  par 
M ,  Liebig,  qui  y  a  trouvé  : 

(I)  Peut-être  Tacide  sulfurique  n*existe-t-il  pas  dans  Tair  des  cabinets  et  ne 
se  forme-t-il  qu'après  la  condensation  do  Teau  chargée  de  sulflde  hydrique  sur 
les  corps  poreux.  Ce  qui  semble  indiquer  que  les  choses  se  passent  ainsi,  c'est 
que  les  métaux,  qui  ne  sont  pas  poreux,  se  convertissent  en  sulfures  avant  de 
passer  à  l'état  de  sulfates. 
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Source  de       Source  de  Source       Source    de 

l'Empereur.      Cornélius.        des  Roiei.      Quirinus. 

Chlorure  de  sodium 2^63940  2,463i0  2,54588  2,59595 

Bromure  de  sodium 0,00360  0,00360  0,00360  0,00360 

lodure  de  sodium 0,00051  0,00048  0,000^9  0,00051 

Sulfure  de  sodium 0,009g0  0,00544  0,00747  0,00234 

Carbonate  de  soude 0,60540  0,49794  0,52926  0,55267 

Sulfate  de  soude 0,28272  0,2866 1  0,28225  0,29202 

—  dépotasse 0,15445  0,15663  0,45400  0,15160 

Carbonate  cie  chaux 0,15851  0,13178  0,18394  0,17180 

->         de  magnésie 0,05147      0,02493      0,02652      0,03346 

fer  . . .    ^^  P"^*^''^^®  ^®  I    0,00955      0,00597      0,00597      0,00525 

SiUce".'.!!!'.'.*.'.*.'.'.*.*.'.'.*.*.*'  0,06611  0,05971  0,05930  0,06204 

Matière  organique 0,07517  0,09279  0,09151  0,09783 

Carbonate  de  lithine 0,00029  0,00029  0,00029  0,00029 

—  desirontiane...  0,00022  0,00019  0,00027  0,00025 

—  de  manganèse..  \ 

Phosphate  d'alumine.....       ^  ^  ^  ^ 

Fluorure  de  calcium  et  am-  (    ""^''''-        "»vc8.        ii^<u.cs>.       iiau^o. 

moniaque j 

Cent  volumes  du  mélange  gazeux,  qui  s'échappent  librement  à 
la  source,  renferment  : 

Source  de  Source  de 

l'Empereur.         de  Cornélius. 

Aiote 66,98  81,68 

Acide  carbonique 30,89  1 7,60 

—   sulfhydrique 0,31  0,00 

Gaz  des  marais 1,82  0,72 

Oxygène 0,00  0,00 

100,00  100,00 

Aix  en  Provence  (Bouches  du  Rhône,  France),  Aquœ  SexU'œ.  — 
Ville  fondée  121  ansavant  J.-C.,parC.Sexlius  Calvinus,  proconsul 
romain.  Il  la bàtitdansun  lieu  rempli.desourceschaudes,aprè8avoir 

battu  les  Salies,  peuple  de  Ligurie  qui  habitait  ces  contrées. 

Les  eaux  surgissent  aujourd'hui  dans  le  local  de  Ma3rne  ou 
Mayenne,  où  se  trouve  la  maison  des  bains;  leur  température  va- 
rie de  34  à  37  degrés;  elles  diffèrent  peu  de  l'eau  pure  par  leur 
densité,  leur  limpidité  et  leur  défaut  d'odeur  et  de  saveur  parti- 
culières; elles  n'offrent,  à  l'analyse,  par  kilogramme  de  liquide, 
que: 

gram. 

t        Carbonate  de  chaux 0,1072 

—  de  magnésie 0,0il 8 

Sulfate  de  soude 0,0i2:i 

—  de  magnésie 0,0080 

Chlorure  de  magnésium 0,0120 

—  de  sodium 0,0073 

Silice j  0  0170 

Matière  organique  azotée  et  bitumineuse. .  j  ' 

fQY trnroji. 


5i2  EAU. 

L'analyse  ayant  été  faîte  par  M.  Robiquet,  sur  de  l'eau  trans- 
portée à  Paris,  les  gaz  n'on  pu  être  déterminés. 

Alfter,  voyez  Roisdorff. 

âmélie-les-Bâins,  voyez  Bains  d'Arles. 

Arles,  voyez  Bains  d'ârles* 

Ax  (Ariége,  France).  —  Ville  à  quatre  lieues  de  Tarascon,  Oo  y 
compte  jusqu'à  cinquante-huit  sources  d'eaux  thermales  solfa* 
reuses,  jaillissant  des  montagnes  graniteuses  qui  environnent  la 
ville.  En  1200,  on  y  avait  établi  une  léproserie  qui  n'existe  plus. 

Il  y  a  aujourd'hui  trois  établissements  de  bains  connus  soos 
les  noms  de  Couloubret^  du  Teix  et  du  Breil,  dont  les  eaux  ont 
élë  analysées  par  MM.  Magnes — Lahens  et  ûispan  (1). 

Eaa,  1  kilogramme  (2).  Eau  du  Breil  Eau  du  Te». 

Température,  59sS.         Température,  70*. 

Acide  sulfhydriquc quantité  indét.      quantité  indél. 

Chlorure  de  sodium 0,0354  0,0163 

Carbonate  de  soude  desséché 0,0814  0,1090 

Matière  organique  azoléc 0,0387  0^0052 

Silice  dissoluble 0,0387  0, 1 090 

Silice  non  dissoute »  0,0509 

Carbonate  de  chaux »  0,0066 

Oxyde  de  manganèse 0^0035  » 

Alumine 0,0017  » 

Fer  et  alumine »  0,0044 

Magnésie »  trace. 

Eau  et  perle 0,0^72  0,0510 

Produit  de  Tévaporation  à  siccilé .  0,2366  0,3o24 

Ces  analyses,  qui  peuvent  être  exactes,  sont  cependant  à  corri- 
ger en  ce  sens  que  Tacide  sul£hydrique  se  trouve  dans  Teau  à  l'état 
de  sulfure  de  sodium,  dont  la  quantité  parait  être,  pour  Teau 
du  Breil,  de  0>%0152  et,  pour  Teau  du  Teix,  de  0,0109. 

Baoe  ou  Baden  (grand-duché-  de  Bade),  Thermœ  tnferiores,  — 
Ville  près  du  Rhin,  à  deux  lieues  de  Rastadt  et  à  huit  de  Slns- 
bourg.  Les  eaux  thermales  situées  dans  son  voisinage  sont  irès- 
anpiennement  connues  et  sont  encore  chaque  année  le  rendes- 
vous  de  la  plupart  des  gens  riches  et  désœuvrés  de  l'Europe,  qui 
viennent  pour  y  puiser  les  émotions  du  jeu  et  de  Tintrigue  plulôl 

(i)  Journal  de  pharmacie,  t.  IX.  p.  319. 

(2)  Toutes  les  analyses  que  Je  citerai  étant  rapportées  au  Hhgrammej  qui  se 
confond  presque  toujours  avec  le  litre,  lorsque  la  densité  de  l'eau  minérale  ne 
diffère  pas  sensiblement  de  celle  de  Teau  distillée,  il  pourra  m*arriver  souvent 
de  négliger  de  le  dire.  Le  grand  avantage  de  prendre  le  kilogramme  pour  unité  de 
l'eau  analysée,  et  d'exprimer  en  grammes  le  poids  des  substances  trouvées,  est 
que  chaque  gramme  de  matière  fixe  répond  à  un  millième  du  poids  de  l'eau. 
Les  températures  citées  sont  toutes  rapportées  au  thermomètre  centigrade. 
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que  pour  y  rétablir  leur  santé.  Il  y  existe  deux  espèces  d*eaux  bien 
distinctes,  des  eaux  salines  et  des  eaux  ferrugineuses  ;  mais  les 
premières  sont  presque  les  seules  usitées.  Elles  sont  claires  et  lim- 
pides, pourvues  d'une  odeur  fade  ou  faiblement  sulfureuse  et 
d'une  saveur  salée.  Leur  température  varie  de  45  à  65  degrés,  et 
leur  densité  est  d'environ  1,030.  Elles  ne  laissent  dégager  pres- 
que aucun  gaz.  Voici  l'analyse  faite,  en  1857,  par  M.  Bunsen  : 

Source  principale.  Bruhquelle.        Source 

des  Jaiff. 

Pour  un  Ikre  d'eaa  :  gr.  gr.  gr. 

Bicarbonate  de  chaux 0,1 6o7       0,1 937       0,  i  672 

—  de  magnésie 0,0055        0,0040        0,0024 

—  de  protoxyde  de 

fer 0,0048        0,0061        0,0043 

—  do  protoxyde  de 

manganèse .....  traces.  traces.  traces. 

—  d'ammonîaqnn 0,0066  »  » 

Sulfate  de  chaux 0,2026  0,21 53  0,2090 

—  dépotasse 0,0022  0,0020  0,0065 

Phosphate  de  chaux 0,0028  0,0022  0,0023 

Ârséniate  de  fer traces.  traces.  traces. 

Chbrure  de  magnésium 0,0127  0,0136  0,0130 

—  de  sodium 2,1511  2,2266  2,1849 

—  de  potassium 0,1638  0,1729  0,1645 

Bromure  de  sodium traces.  traces.  traces. 

Silice 0,H90  0,1155  0,1124 

Alumine 0,0011  0,0009  0,0011 

Nitrate.  • traces.  traces.  traces. 

Acide  propioniquo  en   com- 
binaison. ..•..•.. »  »  I» 

—  carbonique  libre 0,0389        0,0436       0,0373 

Azote  libre »  (races.        traces. 

2,8768        3,0014        2,9089 

Bade  ou  Baden  (Argovie,  Suisse)  Thermœ  superioresy  Aquœ  helve- 
itcœ.  —  Très-ancienne  ville  de  Suisse,  sur  la  Limât,  à  quatre  lieues 
de  Zurich,  dont  les  bains  étaient  déjà  célèbres  du  temps  de  Tacite. 
Les  sources  thermales  sont  au  nombre  de  dix-huit  et  leur  tempé- 
rature varie  de  41*^  à  52^,50.  L'eau  est  légèrement  opaline,  vue 
en  masse.  Elle  a  une  odeur  sulfureuse  assez  marquée,  une  saveur 
fade  et  nauséeuse,  un  toucher  doux  et  savonneux.  Elle  rougit  le 
linge.  Elle  contient,  d'après  l'analyse  de  M.  Pfugger  : 

Acide  carbonique 0>",09 1 

Chlorure  de  sodium 1 ,053 

—       de  manganèse 0,288 

A  reporter 1,341 
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Hymnes* 

Report 1,341 

Sulfate  de  chaux 1,019 

—  de  soude 0,612 

—  de  magnésie 0,462 

Carbonate  de  chaux 0,176 

—  de  magnésie 0,0^7 

—  de  fer 0,003 

3,640 

Cette  eau  est  donc  une  eau  salée-séléniteuse  qui  ne  devient  sul- 
fureuse que  par  la  réaction  de  la  matière  organique,  dont  l'ana- 
lyse ne  parle  pas,  sur  le  sulfate  de  chaux. 

Baden  (Autriche),  Thermœ  austriaccBy  Aquœ  parmonicœ.^?^ 
tite  yille  à  quatre  lieues  de  Vienne,  dans  un  yallon  fertile,  entre 
plusieurs  montagnes  escarpées. 

Les  eaux  sont  un  peu  laiteuses  et  d'une  odeur  légèrement  sal- 
fureuse.  La  saveur  en  est  salée  et  désagréable  ;  leur  température 
varie  de  31  à  35  degrés.  Elles  dégagent  de  l'acide  carbonique  et 
de  l'acide  sulfhydrique  et  contiennent  des  chlorures  de  sodium  et 
de  magnésium,  des  sulfates  de  soude  et  de  magnésie  et  des  car- 
bonates de  magnésie  et  de  chaux.  D'après  ces  données,  on  doit 
la  considérer  comme  une  eau  sulfureuse  secondaire. 

BaGNÉRES  SUR  l'AdOUR  ou  BAGNÉRES-DE-BlGORRE(HauteS-PjréDM 

France).  —  Ville  dans  la  vallée  de  Campan,  sur  l'Adour,  au  pied  do 
mont  Olivet.  Elle  est  à  cinq  lieues  de  Baréges,  cinq  lieues  et  de 
mie  de  Tarbes^  vingt-trois  lieues  de  Toulouse,  deux  cent  vingt 
lieues  de  Paris.  On  n'y  trouve  pas  moins  de  trente  sources  d'eaux 
thermales,  dont  quelques-unes  sont  ferrugineuses  et  une  sulfu- 
reuse. Toutes  les  autres  sont  salino-séléniteuses  et  alimentent  ud 
grand  nombre  d'établissements  de  bains,  tant  communaux  que 
particuliers.  Le  plus  considérable  est  celui  que  la  ville  a  fait  éle- 
ver sous  le  nom  de  Thermes  de  Marie- Thérèse^  en  le  décorant,  avec 
profusion,  des  plus  beaux  marbres  des  Pyrénées.  On  y  a  réuni  les 
sources  dites  de  la  Reine^  du  Dauphin^  de  la  Fontaine  nouvelle^  de 
Rocde-LanneSj  de  Foulon,  de  Saint- Roch  et  des  Yeux,  qui  diffè- 
rent un  peu  par  leur  température  et  leur  composition.  Mais  la 
principale  est  la  source  de  la  Heine,  qui  fournit  par  heure  19,740 
mètres  cubes  d'eau  à  47°,5  centigrades,  et  dont  voici  la  compo- 
sition déterminée  par  M.  Rozière,  pharmacien  àTarbes: 

Acide  carbonique quantité  indéterminée. 

Sulfate  de  chaux 1,080 

-  demagnésie 1 

—  de  soude (  ' 

A  reporter 2,078 
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Report 2,070 

Chlorure  de  magnésium 0,130 

—  de  sodium 0,062 

Carbonate  de  chaux 0,2G6 

—  de  magnésie 0,044 

—  de  fer 0,080 

Silice 0,036 

Matière  exlractive  végétale 0,006 

Matière  oléo-résineuse 0,006 

Perle 0,054 


2,760 


Ba6nères-db-Luchon  (Haute-Garonne,  France).  —  Petite  ville  à 
deux  lieues  des  frontières  d'Espagne.  A  peu  de  distance  de  la  yille  el 
au  pied  d'une  montagne,  se  trouve  le  bâtiment  dit  de  Y  Hôpital, 
dans  le  fond  duquel  est  une  petite  grotte  voûtée,  d'où  sort  la  source 
principale,  dite  source  de  la  Grotte.  Elle  est  très-abondante,  forte- 
ment sulfureuse  et  chaude  à  65  degrés.  Dans  une  cour,  dépendant 
du  même  établissement,  se  trouve  une  autre  source  également 
abondante  et  sulfureuse  dont  la  température  est  de  49  degrés  ;  on 
la  nomme  source  de  la  Reine;  et  immédiatement  à  côté  est  une 
autre  fontaine  très-abondante  qui  se  divise  en  deux  parties  :  la 
première  contiguô  à  celle  de  la  Heine,  est  encore  sulfureuse  et 
marque  de  30  à  39  degrés  centigrades,  on  la  nomme  source  Blan- 
che; la  seconde,  nommée  source  Froide^  varie  de  21  à  26  degrés,  et 
n'est  qu'à  peine  sulfureuse.  On  connaît  en  outre  un  nombre  con- 
sidérable de  sources  sulfureuses  (cinquante  environ)  et  quatre 
sources  ferrugineuses. 

Bayen,  qui  a  fait  en  1766  une  analyse  remarquable  de  ces  eaux, 
les  a  considérées  comme  participant  plus  ou  moins  les  unes  des 
autres.  La  Froide  lui  a  paru  n'avoir  originairement  aucune  odeur, 
et  lui  a  présenté  d'ailleurs  des  principes  différents,  de  sorte  qu'elle 
ne  doit  probablement  sa  température  un  peu  élevée  et  sa  légère 
qualité  sulfureuse  qu'à  son  mélange  avec  la  Blanche,  qui,  à  son 
tour,  reçoit  son  odeur  de  la  source  de  la  Reine  ;  et  celle-ci  n'est 
peut-être  elle-même  qu'une  branche  un  peu  altérée  de  la  source 
de  la  Grotte.  Il  en  est  de  môme  encore  d'une  source  dite  de  la 
5a/&,  que  Bayen  a  démontré,  au  moyen  de  fouilles  intermédiai- 
res, être  une  dépendance  de  celle  de  la  Reine.  C'est  en  faisant  ces 
fouilles  qu'il  a  découvert  d'anciens  autels  consacrés  par  la  re- 
connaissance aux  nymphes  et  au  dieu  de  la  fontaine  de  Lu- 
chon,  ce  qui  en  montre  à  la  fois  l'antiquité  et  l'efûcacité  cons- 
tante. 

Voici,  d'après  M.  Filhol,  les  résultats  de  l'analyse  de  quelques. 
unes  des  sources  sulfureuses,  pour  un  litre  d'eau  : 
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La.  Beine.    Grotte  saper.    Blanche. 

Acide  sulfhydrique  libre traces,      traces,      traces. 

Carbonate  de  soude :, »  »  i 

«r-  g""-  p-« 

Sulfure  de  sodium 0,0550  0,0314  0,0338 

—  de  fer 0,0028  0,0027  0,0011 

—  de  manganèse 0,0033  0,0013  traces. 

--      de  cuivre traces,  traces,  traces. 

Sulfate  de  potasse 0,0087      0,0059      0,0038 

—  de  soude 0,0222      0,0682      0,0610 

—  de  chaux 0,0323         »  traces. 

Hyposulfite  de  soude traces,  traces,  traces. 

Chlorure  de  sodium 0,0674  0,0723  0,0500 

lodure  de  sodium traces,  traces,  traces. 

Acide  silicique traces.  0,0103  0,0105 

Silicate  de  soude traces.  0,0904  traces. 

—  de  chaux 0,0118  0,0376  0,0730 

—  de  magnésie 0,0083  0,0057  0,0067 

—  d'alumine 0,0274  0,0109  O,010l 

Alumine traces.  »             » 

Phosphate traces,  traces,  traces. 

Matière  organique »  indét.  indét. 

0,26:  l'      0,200?'      U,2;;29 

Bagnglrs  (Orne,  France).  —  Village  à  trois  lieues  de  Domfiront 
et  à  cinquante  lieues  de  Paris. 

On  y  trouye  une  eau  faiblement  sulfureuse,  d'une  température 
de  26  à  28  degrés  centigrades,  qui  dégage  continuellement  ane 
grande  quantité  d'azote  mêlé  d'acide  carbonique,  et  dans  laquelle 
Yauquelin  et  Thierry  ont  trouvé  du  sel  marin  et  des  quantités 
presque  insensibles  de  sulfate  de  chaux  et  de  chlorhydrates  de 
chaux  et  de  magnésie.  On  trouve  également  à  Bagnoles  des  sour- 
ces froides  d'eau  gazeuse  ferrugineuse. 

Bagnols  (Lozère,  France).  — -  Village  à  deux  lieues  de  Heade. 
Les  eaux  sont  sulfureuses  et  chaudes  à  43  degrés.  0.  Henry  en  a 
retiré,  pour  un  litre  (sels  anhydres)  : 

Azote j  .,.. 

Acide  carbonique ind6°ISninée. 

—   sulfhydnque ; 

Bicarbonate  de  soude 0,2265 

—  dechaux 0,0684 

—  de  magnésie traces. 

Chlorure  de  sodium 0,1428 

—  de  potassium , 0,0030 

Sulfate  de  soude 0,0890 

—  dechaux 0,0148 

Silice,  alumine  cl  oxyde  de  fer  ... .  0,0320 

Matière  organique  azotée 0,0358 

0,6123 
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Bains  (Vosges,  France).  —  Ville  à  trois  lieues  de  Plombières 
et  sept  lieues  d'Épinal.  On  y  trouve  au  moins  onze  sources  d'eau 
très-faiblement  salines,  dont  la  température  yarie  de  33  à  âi^ 
centigrades.  L'une  d'elles,  dite  le  Robinet  de  fer  (température  46%  5), 
a  donné  à  Vauquelin,  pour  i  litre  : 

Sulfate  de  soude  cristallisé 0,28 

—      de  chaux 0,08 

Chlorure  de  sodium 0,08 

Magnésie  et  silice traces. 

0,44 

Baiks  d'Arles  ou  Bains  près  d'Arles  ou  Amélie  (Pyrénées- 
Orientales,  France).  —  Ville  sur  le  Tech  et  à  trois  quarts  de  lieue 
d'Arles,  au  pied  d'une  montagne  sur  laquelle  Louis  XIV  a  fait  cons- 
truire un  fort  nommé  fort  des  Bains.  On  y  trouve  plus  de  vingt 
sources  d'eaux  sulfureuses,  dont  la  principale,  dite  le  gros  Escalda- 
dou,  ne  fournit  pas  moins  de  i  ,029,8iB8  litres  en  vingt-quatre  heures, 
à  la  température  de  61%25.  Cette  source  alimente  un  établisse- 
ment thermal  dont  les  constructions  colossales  remontent  à  une 
grande  antiquité.  Elle  a  fourni  à  M.  Poggiale,  en  1858,  par  litre  : 

Sulfure  de  sodium 0,012 

Chlorure  de  sodium 0,044 

Carbonate  de  soude 0,071 

—        dépotasse 0,010 

Sulfate  de  soude 0,049 

Silicate  de  soude 0,118 

Alumine  et  oxyde  de  fer 0,004 

Chaux  et  magnésie traces. 

Glairine 0,009 

0,317 

Ces  eaux  présentent  donc,  en  aussi  faible  quantité,  les  mômes 
principes  que  les  eaux  d'Aix,  de  Bagnères-de-Luchon,  de  Baré- 
ges,  et  doivent  jouir  des  mômes  propriétés. 

On  trouve  en  France  quelques  autres  villages  du  nom  de  Bains^ 
qui  doivent  devoir  leur  nom  à  des  sources  minérales  aujourd'hui 
négligées.  Remarquons. d'ailleurs  que  les  noms  de  Bad^  Baden^ 
Bath^  BagnoU  ou  Bagnoles  et  BagnèreSy  ont  la  môme  signification 
que  Bain^  de  môme  que  Acquit  AiXy  Ax^  et  DaXy  sont  des  déri- 
vés à*Aqua, 

Balarug  (Hérault,  France).  —  Bourg  à  cinq  lieues  au  sud-ouest 
de  Montpellier,  et  près  de  l'étang  salé  de  Thau,  qui  communique 
avec  la  mer  par  le  canal  de  Cette.  La  source  est  très  abondante, 


528  EAU. 

salée,  et  d'une  température  de  47   à  50  degrés  centigrades  , 
Les  yents  du  nord-ouest,  en  diminuant  la  hauteur  de  l'eaa  daims 
rétang  de  Thau,  diminuent  le  volume  et  la  température  de  Teao 
de  Balaruc,  et  les  vents  du  sud,  au  contraire,  qui  amènent  dans 
rétang  une*  plus  grande  quantité  d'eau  salée,   augmentent  le 
volume  ella  température  de  l'eau,  ce  qui  est  difficile  à  expliquer. 
Un  autre  fait  très-remarquable,  c'est  qu'il  existe  dans  Tétang 
môme  de  Thau,  très-près  de  Balaruc,  un  abîme  qui  pousse  sans 
cesse  à  l'extérieur  un  volume  très-considérable  d'une  eau  soate^ 
raine,  fraîche,  douce  et  bonne  à  boire. 

Plusieurs  chimistes  ont  publié  des  analyses  de  l'eau  de  Balaruc, 
dont  les  résultats  sont  assez  différents,  si  ce  n'est  sous  le  rapporl 
de  la  nature  des  éléments,  au  moins  sous  celui  de  leur  quantité, 
ce  qui  peut  s'expliquer  par  les  causes  mentionnées  plus  haut. 
Voici  les  résultats  de  la  plus  récente  et  de  la  plus  complète  ana- 
lyse faite  par  MM.  Béchamp  et  Gautier  (i)  : 

Par  litre  d'eau  :  gram. 

Chlorure  de  sodium 7,045i 

—  delithium 0,0072 

—  de  cuivre 0,0007 

—  de  magnésium 0,8890 

Sulfate  de  potasse 0, 1459 

--    de  chaux 0,9960 

Bicarbonate  de  chaux 0,8358 

■—  de  magnésie 0,2167 

Acide  silicique 0,0228 

—    borique 0,0080 

Oxyde  ferrique 0,0012 

Bromures traces. 

Nitrates traces. 

Alumioe j 

Manganèse \  0,001 1 

Acide  phosphorique ( 

Total  des  principes  fixes 10,1695 

ceat.  cubes 

Acide  carbonique  libre 0,0984 

Azote  et  oxygène 13,42 

L'eau  de  Balaruc  purge  à  la  dose  de  deux  à  trois  litres  par  jour; 
prise  à  la  dose  de  quelques  verres,  elle  donne  du  ressort  à  l'es- 
tomac, et  friit  cesser  les  symptômes  qui  sont  le  résultat  d'un  étal 
bilieux  ou  muqueux  des  premières  voies.  Son  plus  grand  usage 
est  sous  la  forme  de  bains,  contre  les  rhumatismes  chroniques  et 
articulaires,  les  engorgements  du  bas-ventre,  la  contracture  et  la 
débilité  des  membres,  qui  sont  la  suite  de  fractures,  etc. 

(1)  Béchamp  et  Gautier,  Montpeilifr  médical,  1861. 
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Baréges (Hautes-Pyrénées,  France).  —  Village  dans  la  vallée  du 
BastaD,  au  milieu  des  montagnes,  et  dans  un  pays  triste  qui  n'est 
habitable  que  pendant  quelques  mois  de  l'année.  C'est  cependant 
un  de  nos  principaux  établissements  thermaux.  L'État  y  possède 
an  hôpital  militaire  élevé  sous  Louis  XY,  et  renommé  par  le 
grand  nombre  de  soldats  et  d'ofûciers  qui  y  sont  guéris  chaque 
année.  On  y  compte  au  moins  seize  sources  d'eau  sulfureuse  dont 
la  température  varie  de  26  à  45  degrés  ;  mais  elles  sont  peu  abon- 
dantes. Elles  ont  été  analysées  par  un  grand  nombre  de  chi- 
mistes, mais  c'est  Borgella,  Anglada  et  M.  Longchamp  qui  en  ont 
fait  connaître  la  véritable  nature.  Ce  dernier  a  retiré  de  l'eau  de 
ia  Buvette,  par  litre  : 

Azole 0"',004 

Sulfure  de  sodium 0,04210 

Sulfate  de  soude 0,05004 

Chlorure  de  sodium 0,04005 

Soude  caustique 0,00510 

Potasse  caustique traces. 

Silice 0,06783 

Chaux 0,00290 

Magnésie 0,00034 

Ammoniaque traces. 

Barégine » 

0,20836 

M.  Longchamp  suppose  que  la  soude  est  complètement  à  l'état 
caustique  dans  l'eau  de  Baréges  et  qu'aucune  portion  ne  s'y  trouve 
carbonatée  (i).  Mais  il  me  semble,  au  contraire,  qu' Anglada  (2) 
a  prouvé  sans  réplique  l'existence  du  carbonate  de  soude  dans 
l'eau  de  Baréges.  Ce  qui  me  semble  raisonnable  de  conclure  de 
la  controverse  qui  a  eu  lieu  à  cet  égard,  c'est  que  le  sodium 
existe  dans  l'eau  de  Baréges,  de  même  que  dans  toutes  les  eaux 
sulfureuses  primitives  des  Pyrénées,  tout  à  la  fois  à  l'état  de  sul- 
fure et  de  chlorure  de  sodium,  et  à  l'état  de  sulfate,  de  silicate  et  de 
carbonate  de  soude, 

Bath  (Sommersetshire,  Angleterre),  à  quarante-quatre  lieues 
ouest  de  Londres.  —  Ses  eaux  thermales  sont  très-anciennement 
connues  et  très-fréquentées.  Leur  température  est  d'environ  4C 
degrés.  Voici  le  résultat  de  leur  analyse,  faite  par  M.  Philips,  avec 
la  correction  indiquée  par  M.  J.  Murray  (3).  Afin  de  rendre  cette 
analyse  comparable  aux  autres,  nous  l'avons  réduite  au  kilo- 
gramme et  au  gramme. 

(1)  Longchamp,  Ann,  de  chim,  et  de  phys,^  t.  XIX,  p.  188,  et  t.  \\V\,  p- 

\t)  Anglada,  t.  XX,  p.  2S2. 

(3)  J.  Murray,  Ann.  de  chim.,  t.  XCVI,  p.  268. 

GoiBOURT,  Drogues,  7«édit.  <      '• 
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Eau  de  Bath,  1  kilogramme.  D'après  H.  Philips.    D'après  11.  Marni. 

Acide  carbonique O'»S042  O»S042 

gr.  gr. 

Sulfale  de  chaux ^2317  0,7<  17 

Chlorure  de  calcium »  0,4243 

Chlorure  de  sodium 0,4516  » 

Sulfate  de  soude 0,2053  0,7527 

Carbonate  de  chaux 0,1095  0,1095 

Silice 0,0274  0,0274 

Oxyde  de  fer 0,0020  0,0020 

2,0275  2,0276 

La  première  colonne  de  chiffres  donne  les  résultats  de  l'analyse 
lels  que  M.  Philips  lésa  obtenus  ;  mais  M.  Murray  ayanl  observé: 
P  que  la  plupart  du  temps  les  sels  ainsi  obtenus  soût  produits  par 
l'analyse  et  en  quantité  variable,  suivant  les  procédés  mis  en 
usage  ;  i°  que  ce  sont  en  général  les  sels  les  plus  insolubles  qui 
puissent  se  former  entre  les  diverses  combinaisons  des  acides  et 
des  bases  contenues  dans  l'eau  minérale  ;  3*^  enfin,  que  ces  sels 
sont  peu  propres  à  expliquer  les  propriétés,  souvent  très-actives, 
des  eaux  minérales  ;  il  a  pensé  qu'on  représenterait  bien  mieux 
la  véritable  composition  de  ces  eaux  eu  combinant  les  acides  et 
les  bases  de  manière  à  remplacer  les  sels  insolubles  par  des  sels 
salubles.  Par  exemple,  M.  Philips  a  trouvé,  dans  l'eau  de  Baib, 
^  ,2317  grammes  de  sulfate  de  chaux,  dont  0,5200  ont  pu  être  pro- 
duits, ainsi  que  les  0,46 16  de  chlorure  de  sodium,  pendant  l'éva- 
poration  à  siccité,  par  la  réaction  de  0,4243  de  chlorure  de  cal- 
cium, sel  existant  primitivement  dans  l'eau  minérale,  sur  0,5174 
de  sulfate  de  soude.  Or,  il  est  certain  que  cette  quantité  de  sul- 
fate de  soude,  jointe  à  celle  trouvée  par  l'analyse  et  le  chlorure 
de  calcium,  est  plus  propre  à  justifier  les  qualités  purgatives  et 
fondantes  de  Teau  de  Bath  que  le  sulfate  de  chaux  et  le  sel  ma- 
rin. Tout  nous  porte  donc  à  croire  que  telle  est  en  effet  la  com- 
position naturelle  de  l'eau  de  Bath. 

Bonnes  ou  Eaux-Bonnes  (Basses-Pyrénées,  France).  —  Village 
à  quatre  lieues  de  Pau,  près  de  la  vallée  d'Ossau.  Ses  eaux  sulfu- 
reuses marquent  de  26  à  37  degrés.  Elles  sont  limpides  et  légère- 
ment pétillantes.  Elles  ont  été  analysées  par  M.  Filhol,  qui  assigne 
à  l'eau  de  la  Buvette  ou  source  Vieille,  de  toutes  la  plus  impor- 
tante, la  composition  suivante  : 

Pour  un  litre  d'eau  :  gr. 

Sulfure  de  sodium 0,0210 

—      de  calcium traces. 

Sulfate  de  chaux 0,1750 

A  reporiei' 0|i9(H) 
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Pour  un  litre  d'eau  :  gr. 

Report 0,1960 

Sulfate  de  potasse I 

—  de  soude '     traces. 

—  de  magnésie ' 

Chlorure  de  sodium 0,2640 

Silicate  de  soude 0,0310 

Silice 0,0320 

Borate  de  soude \ 

Iode ;    traces. 

Fer  (probablement  à  l'état  de  sulfure) ' 

Matière  organique ; ^        0,0480 

0,5710 

BOurbon-Lancy  (Saône-el-Loire,  France).  —  Petite  ville  possé- 
dant des  sources  thermales  qui  surgissent  à  une  demi-lieue  de  la 
Loire,  au  pied  de  la  colline  sur  laquelle  la  ville  est  bâtie.  On  y 
observe  sept  sources,  dont  la  principale,  nommée  source  du  Lymbe, 
marque  56^  centigrades.  La  température  des  autres  n'est  un  peu 
moindre  qu'en  raison  de  leur  volume  moins  considérable,  qui  est 
cause  qu'elles  se  refroidissent  davantage  en  traversant  la  couche 
supérieure  du  globe  ;  la  constance  de  leur  température  et  de  leur 
volume  est  d'ailleurs  un  indice  certain  qu'elles  partent  toutes 
d'une  profondeur  considérable.  Elles  dégagent  à  leur  sortie  une 
grande  quantité  d'acide  carbonique  ;  mais  elles  en  retiennent  peu. 
Elles  contiennent,  d'après  l'analyse  de  Berthier,  pour  1  kilo- 
gramme d'eau  (1)  : 

Chlorure  de  sodium 1,170 

—  de  potassium 0,150 

Sulfate  de  soude 0,130 

—  de  chaux 0,075 

Carbonate  de  chaux 9,210 

Silice 0,020 

Carbonate  de  magnésie  et  oxyde  de  fer. . .  trace. 

1,755 
Acide  carbonique 0,270 

2,025" 

BouRBON-L'ÀRcnANBAULT  (Allier,  France),  -r  Petite  ville  distante 
<le  six  lieues  à  l'ouest  de  Moulins  et  à  soixante-dix-huit  lieues  de 
Paris. 

Elle  contient  deux  sources  minérales,  de  températures  et  de 
natures  différentes.  La  source  thermale  surgit  au  midi  de  la  ville, 
sur  la  place  des  Capucins.  Elle  fournit,  en  vingt-quatre  heures, 
2,400  mètres  cubes  d'eau,  à  la  température  de  60  degrés.  Cette 

(1)  Berthier,  Ann.de  chim,  et  de  phys,,  t.  XXXVI,  p.  Î89. 
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source  est  dans  un  état  de  bouillonnement  permanent,  dû  à  on 
dégagement  d'acide  carbonique  et  d*azote.  Chaude,  elle  est  ino- 
dore et  limpide  ;  mais,  en  se  refroidissant,  elle  devient  un  peu  lou- 
che, se  couvre  d'une  pellicule  de  carbonate  de  chaux,  et  prend 
aussi  une  odeur  sulfureuse  due  à  la  décomposition  des  sulfates 
par  la  matière  organique  qu'elle  contient  en  abondance.  Cette  eau 
a  été  analysée  par  plusieurs  chimistes,  et,  en  dernier  lieu,  par 
0.  Henry  (i).  Mais  comme  son  analyse  faite  à  Paris,  tout  en 
nous  faisant  connaître  des  principes  nouveaux,  ne  me  parait  pas 
représenter  exactement  la  composition  de  Teau  à  sa  sou^ce,  je 
mettrai  en  regard  de  ses  résultats  ceux  obtenus  antérieurement 
par  M.  Saladin,  qui  me  paraissent  devoir  être  conservés  jusqu'à 
ce  qu'un  nouveau  travail  vienne  nous  fixer  définitivement  sur  la 
composition  de  l'eau  thermale. 

Eau,  1  litre.  0.  Henry.  Saladn. 

Acide  carbonique 0"*,  1 67  (2)       0,423 

Sels  desséchés 3,98  3,665 

Carbonate  de  chaux 0,309  1 ,120 

—  de  magnésie 0,300  0,470 

—  de  soude 0,260  0,365 

^" -*'' Se c"haux:: :::::: :;;:::  j  ^^^^^      ^'^^^ 

—  de  potasse 0,01 1  » 

Chlorure  de  sodium 2,240  1 ,075 

—  de  calcium |      nt\nt\ 

,  ,  .  [      0,070  » 

—  de  magnésium )        ' 

—  de  potassium traces.  » 

Bromure  alcalin 0,025  » 

Silicate  de  chaux )      ^  ^-^a 

alumine )       ' 

—  de  soude 0,060  »> 

Silice 0,265 

Oxyde  de  fer 0,017  0,095 

Matière  organique traces.  0,025 

Il  faut  ajouter,  à  la  liste  des  corps  indiqués  par  0.  Henry, 
dans  l'eau  de  Bourbon,  l'iode  et  le  manganèse,  trouvés  par 
M.  Boursier,  l'un  dans  les  concrétions  formées  dans  les  conduits, 
l'autre  dans  l'eau  môme  dans  la  proportion  de  0«%001266  pour 
1  litre. 

La  seconde  source  de  Bourbon-l'Archambault  porte  le  nom  de 
source  de  Jonas.  Elle  sourd  à  200  mètres  environ  de  la  première. 


(1)  Henry,  Bulletin  de  r Académie  de  médecine,  i.  Vil,  p.  748. 

(2)  Non  compris  celui  qui  convertit  dans  Teau  les  trois  carbonates  en  bic*^ 
bonates. 
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(lu  fond  d*un  réservoir  granitique  naturel.  Elle  marque  10  degrés 
centigrades,  est  abondante,  limpide,  gazeuse,  d*une  saveur  aci- 
dulé et  fortement  atramentaire.  Elle  forme,  en  coulant  à  l'air,  un 
dépôt  de  couleur  nankin,  formé  de  carbonates  et  de  silicates  ter- 
reux, de  crénate  de  fer,  etc.  Voici  les  résultats  des  analyses  faites 
par  0.  Henry  et  par  M.  Saladin,  pour  i  litre  de  liquide  : 

0.  Henry.      Saladin. 
gr-  gr. 

Sels  desséchés 1,25       3,105 

Carbonate  de  chaux  .  ; 0,503  1,225 

—  de  magnésie 0,050         » 

—  de  soude »  0,189 

Sulfote  de  soude 0,028  0,274 

—  de  chaux 0,042         » 

Chlorure  de  calcium »  1,185 

—  de  magnésium >  a  jaa 

—  desodium 1  ^'*^^         " 

Silicates  de  chaux  et  d'ulumine 0,500         » 

—  de  soude 0,020         » 

Oxyde  de  fer  a  l'élut  de  crénate  et  de  carbouate.       0,040      0,232 

11  existe,  à  trois  lieues  et  demie  de  Bourbon-i'Archambault, 
deux  autres  sources  minérales  connues  sous  les  noms  d'eaux  de 
Saini'Pardoux  et  delà  Trollière.  Voyez  Saint-Pardoux. 

Bourbonne-lbs-Bains  (Haute-Marne,  France).  *  Petite  ville  à 
dix  lieues  de  Chaumont,  dix  lieues  de  Langres  et  soixante-douze 
lieues  de  Paris,  célèbre  depuis  longtemps  par  ses  eaux  thermales, 
qui  sont  des  plus  salées  que  l'on  connaisse.  Un  hôpital  militaire, 
pouvant  contenir  500  malades,  y  a  été  fondé  sous  Louis  XV.  Il  y 
a  trois  sources,  dont  celle  de  la  place  marque  58*^,75,  celle  des 
bains  civils,  57^50,  et  celle  de  Thôpilal  militaire,  50**.  Les  analyses 
qui  en  ont  été  faites  à  diverses  époques  ne  s'accordent  pas  complè- 
tement, ce  qui  tient  peut-être  à  la  différence  des  sources  (1).  En 
1827,  M.  Desfosses,  pharmacien  à  Besançon,  y  a  constaté  la  pré- 
sence du  brome. 

M.  Miahle  et  Figuier  en  ont  donné  la  composition  suivante, 
pour  un  litre  d'eau  : 

Source  de  la       Source  des 
Place.  bains  civil:?. 

grammes.  grammes. 

Carbonate  de  chaux 0,108  0,098 

Sulfate  de  chaux 0,899  0,879 

—  dépotasse 0,149  0,129 

Chlorure  de  sodium 5,783  5,771 

—  de  magnésium 0,392  0,381 

A  reporter 7,331  7,258 

(I)  D'après  M.  Chevallier,  cependant,  la  salure  des  sources  varie  non-seule- 
ment d'une  année  à  Tautre,  mais  quelquefois  môme  dans  la  môme  saison. 
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Source  de  U       Source  de 
Place.  bains  citIU. 

grammes.  gramimt. 

Report 7,331  7,258 

Bromure  de  sodium 0,065  0,061 

Silicate  de  soude . . .  •» 0,120  0,1 20 

Alumine 0,030  0,029 

'7,546  7,471 

M.  Glievallier  a  signalé  des  Iraces  d'arsenic  dans  les  boues  el 
les  concrétions  de  ces  eaux. 

BussANG  (Vosges,  France).  —  Village  à  dix  lieues  de  Plombières 
et  près  de  la  source  de  la  Moselle. 

On  y  trouve  cinq  sources  ferrugineuses  froides,  trës-chargées 
d'acide  carbonique  et  contenant,  d'après  l'analyse  de  Barruel,  en 
principes  flxes  et  par  litre  : 

Carbonate  de  soude 0,770 

—  de  chaux 0,361 

—  de  magnésie 0,180 

—  de  fer...   0,016 

Sulfate  de  sodium 0,110 

Chlorure  de  soud»^ 0,080 

Silice 0,0.S6 

1,573 

MM.  Chevallier  et  Schaeuefifele  y  ont  trouvé  de  l'arsenic. 

Cannstadt  (Wurtemberg,  Allemagne),  sur  le  Neckar,  à  quatre 
kilomètres  de  Stuttgard. 

Cette  station  compte  environ  quarante  sources  très-abondantes, 
et  il  suffit  de  forer  le  sol  dans  les  environs  pour  en  obtenir  de 
nouvelles.  Leur  température  (18®  —  21°)  et  leur  composition  sont 
peu  différentes.  Voici,  d'après  M.  Fœhling,  l'analyse  de  deux 
d'entre  elles  pour  1  litre  d'eau  : 

Wilhemsqueile.     Sprudcl. 
cent,  cubes,    cent,  cubes. 

Acide  carbonique 127,33  149,9 

gr.  gr. 

Chlorure  de  sodium l,79o  1,990 

—  de  potassium »  » 

—  de  magnésium »  » 

Carbonate  de  chaux 0,943  1 ,087 

—  de  magnésio »  » 

—  de  fer 0,088  0,019 

Sulfate  de  soude 0,349  0,2'60 

--    de  magnésio 0,403  0,401 

—  de  chaux 0,749  0,738 

—  de  polassc 0,14«  0,16i 

Silice....-^ 0,019  0,0  :î 

4,602  4,700 
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Carlsbad  (Bohême).  —  Ces  bains  célèbres  de  l'empereur  Char- 
les sont  situés  en  Bohême,  dans  une  vallée  étroite  et  profonde, 
et  sont  peu  éloignés  de  l'endroit  où  cette  vallée  s'ouvre  dans  celle 
de  l'Éger.  Un  ruisseau,  nommé  le  Tepel,  coule  au  milieu,  et  les 
sources  chaudes  sourdent  en  très-grand  nombre  sur  ses  deux 
rives,  à  de  petites  distances  les  unes  des  autres.  Toqles  ces  sour- 
ces, dont  la  principale  se  nomme  le  Sprudel,  ont  une  origine 
commune,  et  sortent  à  travers  les  ouvertures  d'une  croûte  de 
calcaire  que  l'eau  a  formée  elle-même,  en  abandonnant  le  carbo- 
nate de  chaux  qu'elle  tient  en  dissolution. 

Cette  croûte  de  calcaire  fut  brisée  au  commencement  du  siècle 
dernier,  et  l'on  vit  au-dessous  plusieurs  grandes  cavités  remplies 
d'eau,  dont  le  fond  était  également  une  croûte  de  calcaire.  On 
perça  cette  seconde  croûte,  et  Ton  découvrit  sous  elle  des  cavités 
semblables  d'où  l'eau  sortit  avec  une  force  prodigieuse,  et  dont 
le  fond  consistait  en  une  troisième  croûte  épaisse,  comme  les 
précédentes,  de  1  à  2  pieds,  et  recouvrant  enfin  un  vaste  réser- 
voir d'eau  bouillante  nommé  le  Chaudron  du  Sprudel^  qui  s'étend 
sous  la  plus  grande  partie  de  la  ville  de  Carlsbad.  Ce  réservoir 
paraissait  avoir,  suivant  l'inégalité  du  fond,  de  11  à  14  pieds  de 
profondeur,  sauf  dans  une  certaine  direction,  où  l'on  ne  put 
atteindre  là  limite,  et  c'est  par  cet  endroit  que  l'eau  afflue 
avec  force  en  paraissant  venir  des  lieux  les  plus  profonds  du 
globe. 

Ce  qu'on  nomme  le  Sprudel  n'esi  proprement  qu'une  certaine 
ouverture  du  bassin-chaudron,  par  laquelle  l'eau  est  poussée, 
par  intervalle,  avec  de  grandes  quantités  de  gaz  acide  carboni- 
que; sa  température,  à  la  sortie,  est  de  73  degrés  centigrades  ;  les 
autres  sources  varient  de  62  à  50  degrés,  suivant  leur  élévation 
sur  le  terrain  et  le  refroidissement  plus  considérable  qu'elles 
éprouvent  avant  d'arriver  à  l'air.  La  quantité  d'eau  qui  en  sort 
est  prodigieuse,  et  on  a  calculé,  d'après  son  analyse,  qu'il  s'écou- 
lait avec  elle  annuellement,  sans  aucun  profil  pour  les  arts, 
200,000  quintaux  de  carbonate  de  soude  et  300,0C0  de  sulfate  de 
soude  cristallisé. 

L'analyse  des  eaux  de  Carlsbad  a  été  faite  par  Beccher,  Kla- 
prolh,  Reuss,  et  offrait  assez  de  concordance  pour  qu'on  pût  juger 
inutile  de  l'expérimenter  une  quatrième  fois.  Il  était  réservé  ce- 
pendant à  Berzélius  d'y  découvrir  des  principes  jusqu'alors  ina- 
perçus dans  les  eaux  minérales  ;  voici  les  résultats  de  son  ana- 
lyse (i),  modifiés  d'après  ceux  qu'a  obtenus  plus  récemment 
M.  Gottl  : 

(I)  Berzélius,  Annales  de  chimie  et  de  physique,  t.  XVIII,  p.  254. 
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Eau  du  Sprudelt  1  kilogramme. 

cent,  cubes. 

Acide  carbonique t!10,590 

Azole 0,850 

graromcs. 

Sulfate  de  soude  desséché 2,154 

—  de  potasse 0,053 

Carbonate  de  soude \  ,304 

Chlorure  de  sodium i  ,256 

Carbonate  de  chaux 0,290 

—  de  magnésie 0,057 

—  de  protoxyde  de  fer 0,004 

Silice 0,151 

Phosphate  d'alumine  avec  excès  de  )  ^  .^^^ 

base )        * 

5,299 

Cauterets  (Hautes-Pyrénées,  France).  —  Village  à  rexlrémilé 
de  la  vallée  de  Lavédan,  au  pied  des  Pyrénées,  à  dix  lieues  de 
Tarbes,  à  sept  lieues  de  Baréges.  On  y  trouve  des  sources  nom- 
breuses et  abondantes  d'eaux  sulfureuses  thermales,  dont  les 
principales  sont  celles  de  la  BaïUère^  des  Espagnols  et  de  Cé$or. 
Celles-ci,  dont  la  température  est  la  plus  élevée,  et  marque  51  de- 
grés centigrades,  est  en  même  temps  la  plus  sulfureuse  et  doitètre 
considérée  comme  le  type  de  l'eau  de  Cauterets  ;  les  autres  sour- 
ces devant  probiiblement  leur  température  inférieure  et  leur  moin- 
dre sulfuration  à  un  mélange  d'eau  des  terrains  supérieurs,  ou  à 
l'action  de  Tair  dans  les  conduits  qui  les  amènent  à  la  surface  de 
la  terre.  Les  eaux  de  Cauterets  sont  remarquables  par  la  minime 
quantité  de  substances  salines  qu'elles  contiennent,  et  elles  onli 
du  reste,  une  composition  analogue  à  celle  des  autres  eaux  sulfu- 
reuses primitives  des  Pyrénées.  M.  Longchamp  a  retiré  de  l'eau  de 
la  source  de  la  Uaillère,  pour  un  litre  d'eau  (1)  : 

litres. 

Azote 0,0004 

grani. 

Sulfure  de  sodium 0^0194 

Sulfate  de  soude 0,0443 

Chlorure  de  sodium 0,0496 

Silice 0,061  \ 

Soude  caustique 0,0034 

Chaux 0,0055 

A  reporter 0,1823 

(1)  Cette  analyse  laisse  à  désirer  au  moins  pour  la  manière  dont  les  résultats 
ont  M  interprétés.  On  a  reconnu  depuis  que  la  potasse  et  la  soude  ne  se 
rencontraient  jamais  à  l'état  caustique  dans  les  sources. 

Henry  prétend  que  la  source  de  la  Raillère,  et  probablement  les  autres,  con- 
tiennent de  riodure  de  sodium. 
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grtm. 

Repoi't 0,1823 

Magnésie 0,0004 

Potasse  caustique | 

Ammoniaque !  traces. 

Barégine . . .  .• ) 

0,1827 

MM.  Gintrac,  Filhol,  François  et  Buron  ont  fixé  de  la  manière 
suivante  la  quantité  de  monosulfure  de  sodium  contenue  dans  les 
différentes  sources  : 

Sulfure  de  sodium  . 
par  lilre. 
gram. 

Source  des  Espagnols 0,0254 

—  de  Bruzaud 0,01nO 

—  de  César 0,0267 

—  de  Pause 0,0245 

—  du  Pré 0,0223 

—  du  Bois 0,0161 

—  Maouhourat 0,0134 

Cauvallat  (Gard,  France).  —  Près  du  Yigan.  On  y  trouve  une 
eau  sulfureuse  secondaire,  froideet  d'une  composition  presquesem- 
blable  à  l'eau  d'Ëngliien.  Elle  a  été  analysée  par  0.  Henry  (i). 

Challes  (Savoie,  France).  —  Hameau  dépendant  de  la  com- 
mune de  Triviers,  à  trois  quarts  de  lieue  de  Ghambéry.  En  184i, 
M.  le  docteur  Domenget  y  a  découvert,  sur  sa  propre  propriété, 
trois  sources  d'une  eau  minérale  froide  fortement  sulfurée  et 
iodurée,  qui  contient  sur  1000  parties,  d'après  l'analyse  faite  par 
0.  Henry  (en  sels  anhydres)  (i)  : 

gram. 

Sulfure  de  sodium 0,2950 

Sulfate  de  soude 1    ^  ^^^ 

—  de  chaux,  peu j      '    ^ 

Carbonate  de  soude 0,1377 

Chlorure  de  sodium 0,081 4 

—  de  magnésium 0,0t00 

Bromure  de  sodium 0,1000 

lodure  de  potassium 0,0099 

Silicate  de  soude 0,0 VIO 

—  d'alumine 0,0380 

Carbonate  de  chaux 0,0430 

—  de  magnésie 0,0300 

—  destronlianc 0,0010 

Phosphate  de  chaux |  ^ 

—  d  alumine ..)       ' 

Sulfure  de  fer  avec  un  peu  de  manganèse.  0,0015 

Matière  organique  nzdtée 0,0220 

Perte 0,0325 

0,8460 

(1)  Henry,  Bulletin  de  VAcad,  royale  de  médecine,  t.  VII,  p.  743. 

(2)  lo.  llnd,  U  VXIl,  p.  94. 
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Chateldon  (Puy-de-Dôme,  France).  —  Petite  ville  à  trois  lieues 
de  Vichy  et  à  neuf  de  Clermont.  On  y  trouve  cinq  sources,  dont 
deux,  dites  des  Vignes,  sont  peu  éloignées  de  la  ville  et  sont  les 
seules  exploitées.  Les  trois  autres,  dites  de  la  Montagne^  sont 
i\  1600  mètres  de  la  ville,  et  ii  mi-côte  d'une  montagne  ;  elles  sont 
presque  abandonnées  aujourd'hui. 

Les  eaux  de  Chateldon  sont  froides,  limpides,  très-gazeuses  et 
dégagent  à  la  source  une  grande  quantité  d'acide  carbonique 
presque  pur.  Elles  verdissent  le  sirop  de  violettes,  prennent  uoe 
teinte  vineuse  par  la  noix  de  galle,  et  se  colorent  en  bleu  parle 
cyanure  ferroso-polassique.  0.  Henry  père  et  fils  et  Gonod  ont 
retiré  pour  un  litre  : 

Source  da 
Source  And  rai    MuDt-€«raK. 
gram.  gram. 

Acide  carbonique  libre 2,178  \  ,885 

Bicarbonate  de  chaux 0,516  0,666 

—  de  magnésie 0,268  0,198 

—  de  soude 0,381  0,424 

—  de  potasse 0,003  0,005 

—  de  proloxyde  de  fer 0,035  0,030 

Sulfates  de  soude  et  de  chaux 0,050  0,090 

Chlorure  de  sodium 0,030  0,025 

lodure  et  bromure  alcalin;» non  douteux,  non  douteux. 

Silice,  alumine,  phosphates  terreux,)  ' 

principe  arsenical  sans  doute  uni  au  >     0,110  0,101 

fer  et  à  la  soude,  matière  organique,  j 

3,577"         3,424 

Chatel-Guyon  (Puy-de-Dôme,  France).  —  Village  qui  possède 
sept  sources  d'une  eau  acidulé,  saline,  calcaire  et  ferrugineuse, 
dont  la  température  varie  de  30  à  35  degrés  centigrades.  Une  ana- 
lyse de  la  source  /?rosson,a  donné,  pour  1  litre,  à  M.  Gonod  : 

gram. 

Acide  carbonique  libre 1 ,550 

Chlorure  de  sodium 1 ,874 

—  de  potassium 0,160 

—  de  magnésium 0,989   • 

lodure  et  bromure  de  sodium 0,002 

Bicarbonates  de  chaux  et  de  strontiane \  ,937 

—  de  magnéàie 0,345 

—  de  protoxyde  de  fer j  ^  .  «g 

—  de  mangani^so j      ' 

Sulfate  de  soude '  0;610 

Arséniale  de  fer traces. 

Silice  et  alumine 0,166 

Matière  organique ? 

7,2819 
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Chaudes-Aigues  (Cantal,  France).  —  Pelile  ville  à  cinq  lieues 
sud  de  Saint-Flour,  qui  doit  son  nom  aux  nombreuses  sources 
d'eaux  thermales  dont  elle  est  environnée.  La  principale,  nommée 
fontaine  du  Pa}\  se  trouve  au  milieu  de  la  ville.  Sa  température 
est  de  81,05  degrés  centigrades.  Cette  eau  dépose  dans  la  pre- 
mière partie  du  conduit  qui  la  reçoit,  à  la  sortie  de  la  source,  du 
sulfure  de  fer  arsenical,  sans  que  l'on  puisse  dire  s'il  était  tenu 
en  dissolution  par  Teau  bouillante  dans  l'intérieur  de  la  terre,  ou 
s'il  a  été  seulement  détaché,  en  particules  très-ténues,  des  ro- 
ches traversées  par  l'eau.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'analyse  des  eaux  de 
Chaudes-Aigues  a  été  faite  par  différents  chimistes,  et  suivant  Tor- 
dinaire,  leurs  résultats  sont  assez  dillérents.  Voici  ceux  qui  ont 
été  obtenus  par  M.  Blondeau  de  Rodez  : 

grammes. 

C  irbonate  de  soude ' 0,47 1 

—  de  chaux 0,050 

—  de  magnésie 0,010 

Oxyde  de  fer .^ 0,001 

Sulfate  de  soude .' 0,045 

—  de  chuux 0,0U 

—  de  magnésie 0,006 

Sulfure  d'arsenic traces. 

—  de  fer » 

Chlorure  de  sodium 0,063 

—  diî  magnésium 0,007 

Bromure  de  sodium 0,020 

lodure  de  sodium 0,018 

Silicate  de  soude 0,082 

Silice 0,0i3 

Alumine 0,001 

Matière  organique 0,0i0 

0,8il 

CHELtENHAM  (Gloucestershirc,  Angleterre). — D'après  MM.  Par- 
kes  et  Brande,  qui  ont  fait  l'analyse  des  eaux  minérales,  il  y  en  a 
trois  sources  qui  diffèrent  par  leur  nature  sulfureuse,  ferrugi- 
neuse ou  purement  saline.  En  voici  les  résultats  (1)  : 

Eau  Eau  Eau 

Eau,  1  kilogramme.  saline.      ferrugineuse,    sulfureuse. 

litres.  litres. 

Acide  carbonique »  0,087  0,052 

—    sulfhydrique; »  »  0,087 

grammes.        grammes.        grammes 

Chlorure  de  sodium 6,844  5,654  4,791 

Sulfate  de  soude 2,053         3,107         3,217 

A  reporter 8.8U7  8,761  8,008 

(I)  Journal  de  Pharmacie,  t.  VI,  p.  499. 
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Eau 
Eau,  1  kilogramme  saline. 

grammes» 

Report 8,897 

Sulfate  de  magnésie 1 ,50G 

—     de  chaux 0,616 

Carbonate  de  soude » 

Oxyde  de  fer » 


Eau 

Eau 

ferrugineuse. 

sulfureuse. 

grammes. 

grammes* 

8,761 

8,008 

0,821 

0,688 

0,342 

0,165 

0,068 

» 

0,109 

0,041 

11,019         10,101  8,902 

On  consultera  également,  sur  la  composition  réelle  de  l*eaumi- 
nérale  de  Cheltenham,  les  observations  de  M.  John  Murray(l). 

CoNTREXEViLLE  (Vosgcs,  France).  —  Village  à  six  lieues  de 
Bourbonne  :  on  y  trouve  trois  sources  d'une  eau  froide  et  séléni- 
teuse,  qui  est  vantée  dans  les  affections  des  voies  urinaires. 
0.  Henry  assigne  à  l'une  de  ces  sources  {source  du  Pavillon),  la 
composition  suivante.  Pour  un  litre  d'eau  : 

gram. 

Acide  carbonique  libre.   0,(il9 

Oxygène indélerminé. 

Bicarbonate  de  chaux 0,675 

—  de  magnésie 0,*.20 

—  de  soude 0, 197 

—  de  fer  et  de  manganèse 0,009 

—  de  stronliane indices. 

Sulfate  de  chaux I,lo0 

—  de  magnésie 0,190 

—  de  soude 0,  !  30 

—  de  potasse indices. 

Chlorures  de  sodium,  de  potassium,  de  ma-  j       q  j  qa 

gnésium )         ' 

lodure,  bromure indices. 

Acide  silicique j  ^0 

Alumine )         ' 

Azotate indices. 

Phosphate  de  chaux  et  d'alumine i 

Matière  organique  et  arsenic [      0^070 

Perte \ 

2,941 

Cransac  (Aveyron,  France).  —  Village  à  une  demi-lieue  d'Au- 
bin, dans  une  étroite  vallée  formée  par  deux  collines  élevées,  dont 
l'une  présente  dans  son  intérieur  unechaleur  considérable  et  laisse 
souvent  échapper  des  flammes  accompagnées  de  vapeurs  sulfureu- 
ses. Ces  phénomènes,  qu'on  pourrait  supposer  de  nature  volcani- 
que, ne  paraissent  dus  qu'à  une  houillère  embrasée.  Ils  doivent  être 
d'ailleurs  circonscrits  dans  un  assez  petit  espace,  puisque  les  eaux 

(I)  Ànn.de  chimie^  t.  XCVI,  p.  276. 
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de  Cransac,  produites  par  des  sources  très-rapprochées  de  la 
montagne,  sont  froides  et  offrent  une  température  à  peu  près 
constante  de  10  à  12  degrés  centigrades.  Plusieurs  de  ces  sources 
sont  très-remarquables  par  leur  nature  fortement  vttriolique,  qui 
les  rend  plutôt  toxiques  que  médicinales,  et  par   la  présence 
d'une  certaine  quantité  de  sulfate  4e  manganèse ^  qui  y  a  été  si- 
gnalé par  Yauquelin.  Mais  les  proportions  relatives  des  différents 
sulfates  qui  les  constituent  sont  très-variables,  ainsi  qu'il  résulte 
des  analyses  qui  ont  été  faites  par  MM.  Henry  et  Poumarède.  Les 
sels  sont  anbydres  et  fournis  par  1000  grammes  d'eau. 

I.  n.  III.  IV.  V.  VI. 

Sulfate  de  fer »  0,15  \,n  1,35  4,0  9,0 

—  de  manganèse.  0,40  0,14  l,oo  0,42)  0,2 

—  de  magnésie  . .  1 ,12  2,20  0,99  1  a  49  [  2,2  ) 

—  de  chaux 1,21  2,43  0,75)  "'     )         }  0,4 

—  d'alumine 0,95  1,15  0,47  0,21  »  ) 

Silice »  0,02  0,07         »  »  » 

Matière  organique  bi- 1  ^                     ^            ,>  «  « 

tummeuse ]  ' 

3,68      6,11       5,08        2,10      6,2        9,6 

I.  Source  douce^ou  basse Beselgues.  —  Elle  est  usilée  en  boisson. 

II.  Source  douce,  ou  basse  Richard.  —  C'est  la  plus  utilisée 
comme  eau  médicinale.  Elle  a  l'inconvénient  d'être  fortement 
séléniteuse. 

III.  Source  haute,  ou  forte  Richard.  —  Elle  est  fortement  styp- 
lique  et  le  sulfate  de  fer  y  est  en  partie  au  maximum  d'oxydation. 
Elle  est  trop  active  pour  ne  pas  être  employée  avec  précaution. 

iV;  Source  d'Omergue. 

V.  Source  du  fossé  Gaitier.  —  Elle  paraît  sortir  d'une  houillère 
abandonnée.  Le  fer  est  en  partie  au  maximum  d'oxydation.  Elle 
est  trop  active  pour  être  employée  en  boisson. 

VI.  Source  haute^  ou  forte  Beselgues,  —  Celle  eau  peut  donner 
lieu  à  des  symptômes  d'empoisonnement,  en  raison  de  la  forte 
quantité  de  sulfate  de  fer  qu'elle  contient. 

A  un  mille  environ  d'Aubin,  en  remontant  le  ruisseau  de 
Cransac,  on  aperçoit  sur  la  gauche  une  source  très-abondante, 
connue  sous  le  nom  de  source  du  pré  Gaitier,  dont  la  composition 
diffère  complètement  de  toutes  celles  que  nous  venons  d'énu- 
mérer.  Cette  eau  est  acidulé,  gazeuse  et  ferrugineuse.  Elle  ne 
fournit  que  6  décigrammes  de  résidu  sec  par  kilogramme,  et  ce 
résidu  est  composé  principalement  de  carbonate  de  fer  et  de 
manganèse,  d'une  petite  quantité  de  carbonates  de  chaux  et  de 
magnésie,  et  de  quelques  traces  de  sulfate  de  chaux.  Cette  eau 
mériterait  peut-être  de  remplacer^  pour  l'usage  médical,  toutes 
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les  eaux  de  Gransac,  dont  la  composiiioQ  est  si  variable  et  dont 
i*usage  peut  ne  pas  être  à  Tabri  d'inconvénients. 

Dax  (Landes,  France).  —  Ville  sur  la  rive  gauche  de  TAdour, 
à  dix  lieues  de  Bayonne.  On  y  trouve  un  grand  nombre  de  sources 
dont  la  température  varie  de  66  degrés  à  30  degrés,  el  dontii 
composition  est  peut-être  aussi  variable  que  la  température.  L'eâo 
de  la  fontaine  Chaude  a  fourni  à  MM.  Thore  et  Moyra  : 

gram. 

Sulfate  de  chaux 0,no 

—  de  soude 0,131 

Chlorure  de  sodium 0,032 

—  de  magnésium 0,095 

Carbonate  de  magnésie 0,027 

0,475 

Eger  ou  Egua  (Bohême,  Autriche).  —  Ville  près  de  laquelle  se 
trouvent  des  sources  d'eaux  minérales,  qui  ont  été  très-vanlées 
par  Frédéric  Hoffmann.  Elles  naissent  d'un  terrain  volcanique  ; 
elles  sont  froides,  pétillantes,  et  sont  à  la  fois  acidulés-alcalines  et 
salines.  Elles  contiennent  en  sels  anhydres,  suivant  l'analyse  de 
Berzélius  : 

gram. 

Sulfate  de  soude 2,610 

Chlorure  de  sodium 1 ,000 

Carbonate  de  soude 0,560 

~         de  chaux 0,221 

—  de  magnésie 0,070 

—  delithine 0,004 

—  de  strontiane 0,001 

—  de  protoxydede  fer.. .  0,017 

—  de  manganèse 0,00.3 

Phosphate  de  chaux 0,024 

—  d'alumine 0,012 

Silice 0,048 

~~4,567 

Ems  (Prusse).  —  Village  à  deux  lieues  de  Coblentz,  célèbre  par 
ses  eaux  minérales.  On  y  trouve  une  source  d'eau  froide  et  plu- 
sieurs sources  d'eaux  thermales,  dont  la  température  varie  de  23* 
à  55^,  mais  dont  la  nature  paraît  être  semblable.  Elles  sont  aci- 
dulés-alcalines, ainsi  qu'il  résulte  des  analyses  suivantes,  dues  à 
M.  Frésénius  : 

Krânehea-BruDoen.     Neuqoellc. 
cent,  cubes.         cent,    cubes. 

Acide  carbonique '     109,8  77,2 

gr.  gr. 

Bicarbonate  de  soude 1 ,93 198  2,09252 

—  de  chaux 0,224ori  0,23319 

A  reporter 2,15654  2,'«I2571 
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Peport 

Bicarbonate  de  magnésie 

—  de  fer 

—  de  manganèse.... 

—  de  strontiane  et  baryte 

Chlorure  de  sodium 

Sulfate  de  potasse 

—      de  soude 

Phosphate  d*alumine 

Silice 

Carbonate  de  lithine 

lodure  de  sodium 

Bromure  de  sodium 
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Krùucheu-Brunneu 

.     Neuquelle. 

cent,  cubes. 

cent,  cubes. 

2,15654 

2,32571 

0,19598 

0,21089 

0,00217 

0,00311 

0,00094 

0,00156 

0,000  J  5 

0,00034 

0,92241 

0,94891 

0,04279 

0,05684 

0,00179 

0,00141 

0,00042 

0,00142 

0,04919 

0,04925 

traces. 

traces. 

faibl.  traces. 

faibl.  (races. 

très-douteiix. 

très-douteux. 

3,37264  3,59947 


Encausse  (Haute-Garonne,  France).  —  Village  à  une  lieue  de 
Sainl-Gaudens.  On  y  trouve  trois  sources  d'une  eau  séléniteuse, 
dont  la  température  est  de  23^,7.  Elle  contient,  d'après  l'analyse 
de  M .  Filhol  : 

Grande  et  petite   Source  d'Argut. 


Acide  carbonique 

Azote  et  oxygène 

Carbonate  de  chaux ... 
—       de  magnésie 
Sulfate  de  potasse 

—  de  soude 

—  de  chaux 

—'    de  magnésie... 

Chlorure  de  sodium. . . 

Silicate  de  soude 

Acide  silicique..*. 

Iode 

Oxyde  de  fer 

Arsenic 

Matières  organiques . . . 


Eii6BiEN-M0NTM0RENCT(Seine-el-0ise,  France). — Hameau  situé 
dans  la  vallée  de  Montmorency,  sur  le  bord  de  l'étang  de  Saint- 
Gratien,à  un  quart  de  lieue  de  Montmorency  et  à  quatre  lieues  de 
Paris.  On  y  trouve  des  eaux  sulfureuses  froides,  dont  la  plus  an- 
ciennement conque,  produite  par  la  source  Cotte  ou  source  du  Roi, 
a  été. le  sujet  d*une  fort  belle  analyse  faite  par  Fourcroy  et  Yau- 
quelin.  Depuis  on  a  découvert  plusieurs  autres  sources.  Ces  eaux 
ont  été  analysées  par  M.  Frémy,  pharmacien  à  Versailles  ;  par 


ftuurce. 
litr. 

litr. 

0,005 

0,005 

gf- 

g»*- 

0,0270 

0,0258 

0,0155 

0,0150 

traces. 

traces. 

0,0204 

0,0189 

2,1390 

2,1130 

0,5420 

0,4610 

0,3202 

0,3225 

traces. 

» 

0,0100 

0,0120 

» 

traces. 

traces. 

» 

3,0741 

2,9682 
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MM.  De  Piiisaye  et  Leconte  et  par  M.  Bois,  M.  Longchamp,  sur- 
tout par  Henry  fils,  qui  a  mis  à  la  détermination  exacte  de  leurs 
principes  une  rare  sagacité  et  une  grande  persévérance.  Ceux  qui 
voudront  apprécier  toutes  les  difûcultés  d'un  semblable  travail 
pourront  consulter  le  Journal  de  Pharmacie  (1),  mais,  ici,  nousne 
pouvons  guère  que  présenter  les  résultats  comparés  de  Fourcroj 
et  de  Henry  fils  et  de  MM.  de  Puisaye  et  Leconte  : 

Fourcroy.  Henry  fils.  De  Paiuye 

et  Lecottte. 
Eaa  d'Enghien,  Source       Source  Source  Soorte 

1  litre  ou  1,000  grammei  du  Roi.        du  Roi.      de  la  pêcherie,      da  Roi. 

»•*•  P".  gr.  gr- 

Azote »  0,017  0,010  n,0195« 

Acide  carbonique 0,2007  0,248  0,254  0, 1  \  958 

—  sulfhydrique 9,0967  0,018  0,016  0,02351 

Suirhydrate  de  magnésie. .  »  OJOi  O^iiO             > 

—  de  chaux »  0,H0  »  » 

Sulfate  de  chaux 0,3613      0,450         0,061        0,31909 

—  de  magnésie 0,1714  0,105  0,073  0,09051 

—  de  potasse »  »  »  0,00890 

—  de  soude »  »  »  0,03031 

—  d'alumine »  »  *  0,03904 

Carbonate  de  chaux 0,2322  0,330  0,400  0,21785 

—  de  magnésie. . .  0,0145      0,038  0,030  0,01676 
Chlorhydrate  de  magnésie.  0,0868      0,010            »  • 

Chlorure  de  sodium 0,0260      0,050  0,0205  0,03i«3 

Silice traces.     0,040  0,05 1  0,02878 

Matière  organique traces,  quant,  ind.  0,0i>5  indéterm. 

1,!896       1,423  i  ,0595         i,49lo 

Les  0,01)67  grammes  d'acide  sulfhydrique,  trouvés  par  Four- 
croy, et  les  0,11938  trouvés  par  De  Puisaye  et  Lecomte,  repré- 
sentent la  totalité  de  cet  acide  libre  ou  combiné  ;  tandis  que 
les  nombres  correspondants  de  Henry  (ils  n'expriment  que  la 
quantité  d'acide  libre.  Aussi  les  résultats  de  Fourcroy  et  de 
MM.  de  Puisaye  et  Leconte  ne  présentent-ils  pas  les  sulfhydra- 
tes  indiqués  dans  ceux  de  M.  Henry.  Je  dois  faire  remarquer, 
cependant,  que  la   quantité   d'acide  sulfhydrique  trouvée  par 
M.  Henry,  dans  ses  deux  analyses,  ne  s'élève   qu*à  0,063  el 
0,064  grammes  ;  mais  de  nouveaux  essais  lui  ont  donné  0,0B5, 
quantité  beaucoup  plus  rapprochée  de  celle  trouvée  par  Four- 
croy. Au  surplus,  l'acide  sulfhydrique  est  un  principe  si  fugitif 
et  si  altérable  par  le  contact  de  l'air,  qu'il  est  extrêmement  dif- 
licile  d'en  déterminer  la  quantité  avec  exactitude.  M.  Longchamp 
admet  dans  l'eau  d'Enghien  du  chlorure  de  potassium  en  place 
de  sel  marin,  et  M.  Frémy  en  a  extrait  une  petite  quantité  de  fer 
qui  paraît  effectivemei^t  devoir  s'y  trouver. 

(1)  T.  IX,  p.  482;  t.  XI,  p.  Cl,  83  et  124  ;  et  t.  XII,  p.  3)1  et  66i. 
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Epsom  (Surrey,  Angleterre).  — ^  Village  à  22  kilomètres  de  Lon- 
dres. On  y  trouve  des  eaux  amères  et  salées  qui  contiennent  0,03 
de  sulfate  de  magnésie,  et  qui  fournissent  de  très-grandes  quan- 
tités de  ce  sel  au  commerce.  Ces  eaux  sont  donc  purgatives, 
mais  à  un  moindre  degré  que  celles  de  Sediitz  et  de  Seidschutz 
en  Bohème. 

Forges-les-Eaux  (Seine-Inférieure,  France),  à  40  kilomètres  de 
Rouen  et  à  111  kilomètres  de  Paris.  On  y  trouve  des  eaux  ferrugi- 
neuses qui  ont  acquis  quelque  célébrité  par  l'usage  qu'en  firent,  en 
1633^  la  reine  Anne,  stérile  encore  après  dix-huit  années  de  ma- 
riage, Louis  X11I  elle  cardinal  de  Richelieu.  Ce  fut  alors  qu'on  isola 
les  trois  sources  qui  les  fournissent,  et  que  le  nom  de  Cardinale  fut 
donné  à  la  source  la  plus  active,  celui  de  Royak  à  la  source 
moyenne,  et  celui  de  Reinette  à  la  plus  faible.  Elles  ont  conservé 
jusqu'aujourd'hui  leurs  noms  et  leur  force  relative,  ainsi  quMl  ré- 
sulte de  l'analyse  qui  en  a  été  faite  par  Robert  en  1814,  et  en  1845 
par  M.  0.  Henry  (1).  Voici  ces  analyses,  calculées  pour  1  litre  : 

Robert.  Reinette.  Royale.  Cardinale. 

litres.  litres.  litres. 

Acide  carbonique 0,250  \  ,250  2 

grammes.        grammes.  grammes. 

Carbonate  de  chaux 0,01 33  0,0398  0,0308 

—  •  de  fer 0,006^5  0,0266  0,0443 

Chlorure  de  sodium 0,0398  0,0«54  0,0478 

Chlorhydrate  de  magnésie .  0,0t06  0,0066  0,0  i  06 

Sulfote  de  magnésie »  0,0465  0,0478 

—  de  chaux 0,0177        0,0266        0,0266 

Silice 0,0053        0,0044        0,008« 

0,0933        0,1970        0,2257 

0.  Henry.  Reinette.      Royale.     Cardinale. 

litres.  litres.  litres. 

Acide  carbonique  libre 1,1 66      0,250      0,225 

grammes,   grammes,   grammes. 

Bicarbonate  de  cha^ux^^.^. ...... . .....  |    ,^,^     ^  ,,^3      ^  „^^^ 

Chlorure  de  sodium 0,054      0,017      0,0!2 

—     de  magnésium 0,030      0,008      0,003 

Sulfate  de  chaux 0,010      0,024      0,040 

•  I  d'ernSésiV.::::::::::::::::!  «'«•>«  »''^«»  «.««« 

Crénate  de  potasae? traces.  0,002  0,002 

—  deproloxydedefer 0,022  0,007  0,098 

—  de  manganèse traces,  traces,  traces. 

Silice  et  alumine 0,038  0,034  0,033 

Sel  ammoniacaL traces,  fraccs.  sonsiblc. 

0,260      0,255      0,270 
(I)  O.  Henry,  BuUet.  de  CAcad,  de  méd,^  t.  X,  p.  985. 

GuiaooBT,  Drogues,  ?•  édit.  T.  I.  '—  35 
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Forges  (commune  de  la  Chapelle  sur  Erdre,  déparlement  de  la 
Loire-Inférieure),  village  à  9  kilomètres  de  Nantes  où  Ton  trouve 
une  eau  très-ferrugineuse,  qui  porte  le  nom  dVati  de  Forge$,  Elle 
a  été  analysée  par  MM.  Prevel  et  Lésant,  pharmaciens  à  Nantes  (1). 

Forges-suk-Briis  (Seine-et-Oise,  France),  à  38  kilomètres  au  sud 
de  Paris,  et  à  ^kilomètres  de  Limours,  village  dans  lequel  on  trouve 
plusieurs  sources  d'une  eau  presque  pure,  à  laquelle  on  a  at- 
tribué, dans  ces  dernières  années,  la  propriété  de  guérir  les 
scrofules  (2).  11  est  certain  qu'un  assez  grand  nombre  d'enfants 
scrofuleux,  qui  ont  été  traités  dans  ce  village,  ont  été  guéris  ou 
ont  éprouvé  une  grande  amélioration  dans  leur  état;  mais  cet 
heureux  résultat  doit  être  attribué  plutôt  à  la  nature  du  sol  et  à 
l'heureuse  exposition  du  pays  qu'à  la  composition  des  eaux.  Il  ne 
mérite  pas  moins  d'être  pris  en  grande  considération. 

Gravillb- l'Heure  (Seine-Inférieure,  France),  village  à  4  kilo- 
mètres à  Test  du  Havre,  dans  lequel,  en  creusant  un  puits,  on  a 
découvert,  à  la  profondeur  de  2  ou  3  mètres,  une  source  d'une 
eau  très-remarquable,  en  ce  qu'elle  réunit  la  présence  du  fera 
celle  de  Tiode.  D'après  MM.  Leudet  et  Duchemin,  pharmaciens  da 
Havre,  qui  ont  d'abord  reconnu  ces  principes  dans  l'eau  de  Gra- 
ville,  cet  iode  serait  à  l'état  d'iodure  de  potassium  ou  de  sodium; 
suivant  M.  Henry,  dont  voici  l'analyse,  il  y  serait  à  l'état  d'iodby- 
drate  d'ammoniaque.  Produits  secs  pour  un  litre  d'eau  : 

gram. 

Chlorure  de  sodium 0,700 

—  de  petassium 0,060 

—  de  calcium 0,211 

—  de  magnésium 0,086 

lodlivdrale  d'ammoniaque 0,012 

Sulfates  de  soude  et  de  chaux 0,014 

Silicates  de  chaux  et  d'alumine. . .  0,088 
Bicarbonates  de  chaux  et  de  ma- 
gnésie    1,699 

Peroxyde  de  fer 0,042 

Matière  organique indét. 

2,903 

GaÉouLX  (Basses-Alpes,  France).  —  On  y  trouve  une  eau  sulfu- 
reuse secondaire,  ayant  une  température  de  35  degrés,  et  qui  pa- 
rait avoir  été  connue  des  Romains.  En  1835,  on  a  découvert  une 
nouvelle  source,  dont  la  température  n'est  que  de  16  à  22  degrés, 
dont  la  qualité  sulfureuse  est  nulle  ou  douteuse,  et  qu'on  doit  re- 

(1)  Jourti,  pharm,,  t.  VII,  p.  306. 

(2)  Bulletin  de  l'Académie  de  médecine^  t.  Vin,  p.  306. 
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garder  comme  uq  mélange  de  l'eau  ancienne  avec  des  infiltrations 
superficielles.  L'analyse  de  Teauanciennea  été  faite  parM.  Grange, 
et  a  donné  pour  un  litre  : 

Carbonate  de  chaux 0,155 

— -       de  magnésie 0,039 

Sulfure  de  calcium 0,050 

Sulfate  de  soude 0,iSO 

—  de  chaux 0,456 

Chlorure  de  sodium 4 ,541 

—  de  magnésium 0,195 

lodure  et  bromure 0,064 

Acide  silicîque 0,120 

Alumine 0,049 

Matière  organique 0,029 

Hamman-Meskoutine  (province  de  Constanline,  Algérie).  — 
On  y  trouve  des  sources  thermales  incrustantes,  connues  sous  le 
nom  de  Bains  maudits^  et  qui  paraissent  avoir  formé  un  plateau 
très-considérable  de  travertin  calcaire,  surmonté  de  plusieurs 
centaines  de  pyramides  ou  de  montioules  coniques,  dus  pareille- 
ment au  carbonate  de  chaux  déposé  par  les  eaux.  Ces  eaux  d'ail- 
leurs ne  sont  pas  de  môme  nature  :  les  unes,  chaudes  à  95  degrés, 
sont  sulfureuses,  principalement  formées  de  sels  sodiques,  et  pré- 
sentent une  composition  analogue  à  celle  des  eaux  sulfureuses 
des  Pyrénées;  les  autres,  chaudes  seulement  à  62^,5,  sont  plutôt 
de  nature  calcaire  et  incrustante,  et  ce  sont  elles  principalement 
qui  ont  dû  former  le  dépôt  de  travertin  dont  il  vient  d'être  parlé. 
M.  Tripier,  pharmacien  militaire,  qui,  le  premier,  a  examiné  ce 
travertin,  a  trouvé  qu'il  contenait  de  l'arsenic,  très-probablement 
à  l'état  d'arséniate  de  chaux.  Ce  résultat,  qui  n'avait  pas  été 
confirmé  d*abord  par  les  expériences  de  0.  Henry,  a  été  re- 
connu exact  depuis,  et  0.  Henry  a  constaté  pareillement  la  pré- 
sence de  Tarséniate  de  chaux  dans  le  produit  de  l'évaporatioa  de 
l'eau  sulfureuse  (1).  Cet  exemple  a  conduit  d'autres  chimistes  à 
chercher  l'arsenic  dans  les  eâiux  minérales,  et  déjà  il  parait  à  peu 
près  certain  que  toutes  les  eaux  ferrugineuses  carbonatées  en  con- 
tiennent. 

Heilbrunn  (Cercle  du  Necker,  Allemagne).  —  Village  près  de 
Toiz;  on  y  voit  une  source  minérale,  dans  laquelle,  en  1825,  M.  Yo- 
gel  a  découvert  de  l'iodure  de  sodium.  Cette  eau,  dont  Tefilcacito 
contre  les  affections  scrofuleuses  a  été  constatée,  contient,  d'a- 
près Barruel  : 

(I)  Voyez  Bulletin  de  V Académie  de  médecine,  t.  ïïï,  p.  886;  t.  \, 
p.  1001,  et  Journal  de  phatmaciey  t.  XXV,  p.  247  et  525,  3*  série  ;  t.  \1I. 
p.  457. 
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btre. 

Hydrogène  carboné 0,025 

Acide  carbonique 0,005 

grwn. 

Chlorure  de  sodium 3,928 

lodure  de  sodium 0,098 

Bromure  de  sodium 0,032 

Sulfate  de  soude 0,048 

Carbonate  de  soude 0,506 

—  de  chaux 0,054 

—  de  magnésie ^  0,025 

Peroyde  de  fer 0,006 

Silice 0,013 

Matière  organique traces. 

4,710 

UoMBOURG  (Hesse-Électorale  ou  Hesse-Cassel,  Allemagne).  — 
Ville  située  sur  la  Lahn,  à  17  kilomètres  de  Francfort-sur- le-Meio 
et  à  17  kilomètres  de  Darmsladt.  On  trouve  aux  environs  un  grand 
nombre  de  sources  salées  froides,  qui  servaient  depuis  longtemps 
à  rextraclion  du  sel,  lorsque,  il  y  a  une  dizaine  d'années,  on  j 
a  fondé  des  établissements  de  bains  et  des  lieux  de  plaisir  et  de 
réunion  pour  y  attirer  les  étrangers.  L'analyse  des  principales 
sources,  faite  par  M.  Liebig,  a  d'ailleurs  montré  que  ces  eaux  de- 
vaient être  Irès-actives. 

Source  Source  Soaree 

Eau,  1  kilogramme.  des  bains.     d'Élitabetb.  dite 

NeubruDDCB. 

gram.  gram.  gram* 

Acide  carbonique 1,338  0,810  2JtiO 

.Chlorure  de  sodium 14,1  l3o  10,3066  10,399 

—  de  calcium 1,9902  1,0103  1,389 

—  de  magnésium 0,7678  1,0146  0,694 

—  de  potassium 0,0500  »  o»023 

Bromure  de  magnésium 0,<i002o  »  » 

SuUale  de  soude »  0,0497  » 

—      de  chaux. •     0,0276  »  0,019 

Carbonate  de  chaux 1,2628  1,4311  0,981 

—  de  magnésie 0,3236  0,2622           » 

—  de  protoxyde  de  fer 0,0625  0,0602  0,122 

Silice 0,02135  0,041 1  0,041 

Alumine 0,0070  »                » 

18,6275       14,1757      13,668 

Bien  que  les  analyses  ne  fassent  pas  mention  d'iodure,  et  qu'une 
seule  indique  une  minime  quantité  de  bromure,  cependant  toutes 
ces  eaux  contiennent  ces  deux  genres  d'éléments,  que  l'on  re- 
trouve en  quantité  très-notable  dans  les  eaux-mères  des  salines, 
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qui  sont  souvent  ajoutées  aux  bains  pour  en  augmenter  l'effica- 
cité. 

Krbutznach  ou  Creutznach  (Prusse  rhénane).  —  Sur  le  terri- 
toire de  la  ville  se  trouvent  des  eaux  salées  en  exploitation.  Les 
saux-mères  qui  en  proviennent  sont  employées,  sur  les  lieux,  au 
traitement  des  maladies  scrofuleuses,  et  sont  aussi  envoyées  à 
l'extérieur  pour  le  même  usage.  Elles  marquent  36  degrés  au  pèse- 
sels  de  Baume;  elles  ont  une  saveur  acre  et  salée,  et  contiennent 
une  si  grande  quantité  de  sels  calcaires  solubles,  qu'elles  se  soli- 
difient par  l'addition  d'une  quantité  convenable  d'acide  sulfurique 
concentré. 

Elles  diffèrent  peu  par  leurs  propriétés  physiques  et  leur  com- 
position. En  voici  deux  analyses  : 

Elisenquelle.     Oranienqucllc. 

Chlorure  de  sodium 8,745  13,044 

—  de  calcium j,600  2,739 

—  de  magnésium 0,4S8  » 

—  de  potassium 0.074  0,055 

—  de  lithium 0,073  ■ 

Bromure  de  magnésium 0,033  0,2t  3 

lodure  de  magnésium 0,004  0,00i 

Carbonate  de  chaux 0,203  0,030 

—  de  magnésie 0,012  0,015 

—  de  protoxyde  de  fer »  0,042 

Silice 0,0i  5  0,U9 

Phosphate  d'alumine 0,003  0,011 

4i,l*o6  1 6,209 

(UYÎg.)  (Lîebig.) 

• 

L'eau-mère,  complètement  évaporée  sons  forme  de  sel,  se 
trouve  aussi  dans  le  commerce.  L*un  et  l'autre  sont  très-propres 
à  l'extraction  du  brome^  dont  on  voit  qu'ils  contiennent  une 
grande  quantité. 

Lamalou  (Hérault,  France).  —  Près  de  Bédarieux,  dans  un  des 
Talions  latéraux  de  l'Orbe,  comprend  trois  établissements  :  Lama- 
lou, l'Ancien  ou  le  Bas,  Lamalou  le  Centre  et  Lamalou  le  Haut. 
Les  eaux  y  sont  administrées  en  bains  ou  en  boissons.  La  buvette 
la  plus  importante  est  celle  de  Capus,  qui  fait  partie  du  groupe 
du  Centre. 

Toutes  ces  eaux  sont  acidulés  et  ferrugineuses  et  sont  em- 
ployées comme  toni-sédatives  (surtout  celles  du  Haut  et  du  Cen- 
tre) et  antirhumatismales  (principalement  celle  du  Bas). 

Les  analyses  de  M.  Moitessier  ont  donné  les  résultats  suivants 
pour  un  litre  d'eau  : 
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Lamalou  le  Bas    Lamalou  le  Centre        LAmalou  le  H&ot 

Bains.         Capus.         Bains,      tempérés,    chtuds. 

Bicarbonate  de  soude 0,1702  0,0813  0,4495  0,3172  0,39(K 

—  dépotasse.,..  0,1574  0,0768  0,4424  0,1994  0,1878 

—  delithine traces,  traces,  traces,  traces,  traces. 

—  de  chaux 0,5729  0,0977  0,5891  0,6228  0,5Bo5 

—  de  magnésie.  0,2448  0,0758  0,1979  0,1960  0,liHO 
de  fer 0,0144  0,0780  0,0180  0,0229  0,i '2^9 

—  de  mangant^so  traces,  traces,  traces,  traces,  traces. 

Chlorure  de  sodium 0,0312  0,0020  0,0229  0,0234  0,0224 

Sulfate  de  chaux 0,2207  0,0665  0,0488  0,0286  0,0276 

Phosphate  de  soudo 0,0056  »  traces.  0,0036  0,0064 

Arséniate  de  soude 0,0004  0,0004  0,0001  0,0004  0,0o04 

Borate  de  soude ...  traces,  traces,  traces,  traces,  traces. 

Sulfate  de  cuivre traces,  traces,  traces,  traces,  traces. 

Silice 0,0287  0,0232  0,0225  0,0445  0,0433 

Alumine 0,0020  »  traces,  traces,  traces. 

Acides  créniqnc  ctapocr6-|  ,  ^^^^^^  j^^^^^  ^^^^^^  ,^^^, 

nique ) 

Somme  des  sels  dissous. . .      2,4483    0,5017    1,4915     1,4028    1,4623 

c.  c.       c.  e.         e.  e.  e.  c.        ce 

Acide  carbonique  libre..  450,0    73,7      393,3        32^,0    324,6 

Oxygène 3,0       1,5    traces.  2,5       1,0 

Azote 9,0     13,2  6,0  6,0       4,5 

La  Mahéquerie  (Seine-Inférieure,  France).  —  Nom  donné  àdeux 
fontaines  ferrugineuses  froides,  situées  dans  la  partie  est  de  )a 
ville  de  Rouen.  Ces  eaux  contiennent  de  l'acide  carbonique,  des 
carbonates  de  chaux  et  de  fer,  du  sulfate  de  chaux,  du  sulfate  el 
du  chlorhydrate  de  magnésie,  etc. 

La  Motte-les-Bains  ou  La  Motte-l' A  veillant  (Isère,  France). 
—  Village  à  3i  kilomètres  au  sud  de  Grenoble,  situé  sar  un  mon- 
ticule, à  475  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  dans  un  vallon 
ouvert  à  Test  et  à  l'ouest,  mais  borné  au  nord  et  au  sud  par  de 
hautes  montagnes.  Le  monticule  est  entouré  par  deux  ruisseaux 
qui  se  réunissent  pour  former  une  magniQque  cascade  qui  se  pré- 
cipite perpendiculairement  dans  le  Drak,  à  130  mètres  de  pro- 
fondeur. Tout  à  côté,  à  une  profondeur  de  263  mètres  au-dessous 
du  village,  se  trouvent  deux  sources  thermales,  vers  lesquelles 
on  descend  par  un  sentier  rapide,  bordé  d'arbres  de  haute  futaie. 
Les  eaux  de  ces  sources  sont  salées,  et  ont  une  température  de 
60  degrés.  La  plus  abondante  est  celle  du  Puits,  qui  sort  d'une 
voûte  creusée  dans  la  montagne  ;  l'autre  dite  de  la  Dame^  est  peu 
importante.  L'analyse  de  ces  eaux  a  été  faite  par  Nicolas,  et  par 
0.  Henry  (1).  En  voici  la  composition,  d'après  ce  dernier  chimiste  : 

(I)  Henry,  BulL  dt  CAcad,  de  médecine,  t.  VI,  p.  454. 
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Source  Souree 

de  la  Dame.  du  puiU. 

Acide  carbonique quant,  ind.    quant,  ind. 

gram.  gram. 

Chlorure  de  sodium 3,o6  3,80 

—  de  magnésium 0,42  0,14 

—  de  potassium 0,05  0,06 

Bromure  alcalin traces.  0,02 

Sulfate  de  chaux 1,40  1,65 

—  de  magnésie 1,10  0,12 

—  de  soude 0,67  0,77 

Carbonate  de  chaux /         ^  ^.  ^  ^^ 

—  de  magnésie j  '  * 

Silicate  d'alumine 0,05  0,06 

Carbonate  et  crénate  de  fer 0,01  0,02 

—  de  manganèse traces.  traces. 

6,60  7,44 

M.  Chevallier  a  reconnu  depuis  dans  les  dépôts  abandonnés  une 
certaine  proportion  d'arsenic. 

LouESCHB  ou  Leur  (Valais,  Suisse).  —  Bourg  sur  la  rive  droite 
du  Rhône:  àll kilomètres,  vers  le  nord,  à  une  hauteur  de  1494  mè- 
tres au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  et  dans  une  vallée  où  coule  la 
Dala,  se  trouvent  les  bains  de  Lovesche^  qui  jouissent  d'une  grande 
célébrité  en  Europe.  Il  y  a  plusieurs  sources  dont  la  température 
varie  :  la  source  principale,  dite  Source  Saint- Laurent,  est  à  51^,75. 
L'eau  en  est  limpide,  mais  de  temps  en  temps,  sans  cause  appré- 
ciable, elle  devient  trouble  pendant  quelques  jours.  Elle  est 
inodore,  et  ne  contient  naturellement  aucune  trace  de  sulfure; 
mais  trop  de  personnes  lui  ont  trouvé  une  légère  qualité  sulfu- 
reuse pour  ne  pas  croire  que,  dans  certaines  circonstances,  par 
rinfluence  de  la  matière  organique  sur  le  sulfate  de  chaux,  qui  est 
son  principal  élément  minéralisateur,  il  ne  s'y  forme  un  peu  de 
sulfure  de  calcium  et  d'acide  sulfhydrique.  Les  dernières  analyses 
qui  en  ont  été  faites  y  ont  montré  la  présence  de  la  stronliane. 

MM.  Bruaner 

et  M.  Pyrame  Moriu, 

Eau,  1  kilogramme.  Pagenstecber,  1846. 

1927. 
litre.  litre. 

Acide  carbonique 0,009  0,0024 

Azote 0,012  0,0015 

Ox\gène 0,007  0,00105 

gram.  gram. 

Sulfate  de  chaux 1,2106  1,5200 

—  de  magnésie 0,t  842  0,3084 

—  de  soude 0,0i80  0,0o02 

A  reporter 1,4428  \  ,8786 
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Eau,  1  kilogramme 


Report 

Sulfate  de  potasse 

—  de  strontiane 

Chlorure  de  sodium 

—  de  potassium 

—  de  magnésium 

—  de  calcium 

lodure  de  potassium 

Carbonate  de  chaux 

—  de  magnésie 

—  de  protoxyde  de  fer. . . 

Silice 

Alumine < 

Phosphate 

Nitrate 

Sel  ammoniacal 

Glairine 


MM.  Braoncr. 

•t 
Pagenttecber, 
1827. 

M.  Pjrame  Moîîd, 
li>46. 

gram. 

i  ,442S 

1,8786 

» 
0,003 1 

0,0386 
0,0048 

0,0051 

» 

0,0021 

0,0065 

0,0025 

» 

traces. 

• 

» 

traces. 

0,0330 
0,0002 
0,0022 

0,0053 
0,0096 
0,0103 

0,0099 

0,0360 

» 

traces. 

» 

traces. 

traces. 

traces. 

» 

traces. 

» 

quant,  non  dét. 

1,5009  2,0104 


Les  eaux  de  Louesche  possèdent  une  propriété  singulière,  et 
qui  n'est  probablement  pas  étrangère  à  la  réputation  dont  elles 
jouissent.  Elles  paraissent  changer  l'argent  en  or,  à  tel  point 
qu'une  pièce  d'argent  neuve  qu'on  y  laisse  plongée  pendant  quel- 
ques jours  prend,  à  s'y  méprendre,  la  couleur  et  l'apparence  d'une 
pièce  d'or.  Ayant  vu  ce  même  effet  se  produire  aux  eaux  d'Aix  en 
Savoie  (source  d'alun),  j'ai  cru  pouvoir  regarder  ce  phénomène 
comme  le  résultât  d'une  couche  infiniment  légère  de  sulfure; 
produite  dans  une  eau  dont  la  qualité  sulfureuse  est  à  peine  sen- 
sible. M.  Morin  l'attribue  au  dépôt  d'une  couche  mince  de  pe- 
roxyde de  fer. 

LucHON,  voyez  Bagnères-oe-Luchon. 

LucQUES  (Italie).  —  Ville  qui  possède  un  grand  nombre  de 
sources  thermales  dont  la  célébrité  est  fort  ancienne;  telles  sont 
entre  autres  la  source  de  la  Ville,  celle  de  BemabOy  la  Désespérée^ 
qui  a  reçu  ce  nom  à  cause  des  cures  merveilleuses  qu'on  lui  attri- 
bue, la  Mariée^  qu'on  a  regardée  comme  plus  propre  à  rétablir  la 
vigueur  de  Tappareil  génital,  etc.  De  chacune  de  ces  sources  dé- 
pendent un  certain  nombre  d'établissements  de  bains,  construits 
en  marbre  et  réunissant  l'élégance  à  la  commodité.  Leur  tem- 
pérature varie  de  39^  à  54°.  Elles  ont  toutes  été  analysées  par  le 
docteur  Moscheni  ;  mais  je  ne  relaterai  que  les  deux  analyses  qui 
se  rapportent  aux  deux  extrêmes  de  température  et  de  sels  dis- 
sous. 
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Source  Source 

de  la  Trastullina. 

au,  1  kilogramme.  Doccione,  Temp.  40». 

Temp.  53,07. 

litres.  litres. 

Acide  carbonique OJ  51  0,i46 

gram*  gram. 

Sulfale  de  chaux 1,46  0,85 

—  de  magnésie 0,38  0,38 

—  d'alumine  et  de  potasse.  0,03  0,09 
Chlorure  de  sodium 0,36  0,23 

—  de  magnésium 0,13  0,03 

Carbonate  de  chaux 0,07  0,05 

—  de  magnésie 0,05  0,04 

Silice  et  matière  extractive 0,02  0,14 

Oxyde  de  fer 0,09  0,07 

Alumine 0,04  0,0? 

2,63  l,7y 

LuxEuiL  (Haute-Saône,  France),  ville  à  i8  kilomètres  au  sud  de 
Plombières,  pareille  distance  de  Bains,  et  à  53  kilomètres  sud-est 
de  Bourbonne.  On  y  trouve  un  grand  nombre  de  sources  d'eaux 
thermales,  dont  une  seule  avait  été  analysée  par  Yauquelin  ;  mais 
toutes  l'ont  été  depuis  par  Braconnot  qui  les  a  toutes  trouvées 
composées  des  mêmes  principes,  mais  en  quantité  différente; 
ce  qui  lui  fait  penser  que  les  moins  salées  proviennent  du  mé- 
lange d'une  môme  eau  minérale  primitive  avec  des  filets  d'eau 
pure  qu'elle  rencontre  dans  son  trajet  (1).  Je  lui  emprunterai 
seulement  les  résultats  suivants  : 

Résidu  fixe 
Température,      pour  1000  part,  d'eau. 

Grand  Bain 55*  l,H30 

Bain  des  Dames 47»  l,16i9 

Bain  des  Bénédictins 45o  1,1349 

Source  chaude  du  bain  gradué 37'',5  1,0845 

Eau  n»  7  du  bain  gradué 36o  0,9771 

Sourcemoinschaude  du  bain  gradué.  3!'*  0,9616 

Eau  des  cuvettes 46*  0,8612 

Bain  des  Capucins 39*  0,5681 

Eau  savonneuse •. . .  29"  (»,275i 

Analyse  de  tenu  du  Grand  Bain. 

Chlorure  de  sodium 0,7471 

—  de  potassium 0,0239 

Sulfate  de  soude 0,1468 

Carbonate  de  soude 0,0355 

—  de  chaux 0,0850 

A  reporter 1 ,0383 

(I)  Journal  de  Pharmacie,  t.  XXIV,  p.  'M. 
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Analyse  de  Veau  du  Grand  Hain. 

Report 1,0383 

Magnésie 0,00;:0 

Silice 0,0659 

Alumine v 

Oxyde  de  fer i  0,0033 

—    de  manganèse ; 

Matière  organique  azotée 0,0025 

1,1130 

Plusieurs  des  sources  de  Luxeuil,  et  surtout  celle  du  bain  des 
Dames,  dégagent  une^assez  grande  quantité  d'azote  parfaitement 
pur. 

On  trouve  à  Luxeuil,  en  dehors  de  rétablissement  des  bains, 
deux  sources  d'eau  ferrugineuse,  dont  l'une  est  à  !22'*,25,  et  l'autre 
à  lO"",  50.  La  première  a  été  décrite  et  analysée  par  M.  Longchamp. 
Elle  est  parfaitement  limpide  lorsqu'elle  sort  de  terre;  mais  en 
deux  jours  d'exposition  à  l'air,  elle  se  prend  en  une  masse  gélati- 
neuse rougeàtre,  phénomène  dû  à  la  suroxydation  du  fer  et  à  l'or- 
ganisation qui  se  développe  dans  la  matière  azotée,  dont  elle  ue 
contient  cependant  qu'une  très-minime  quantité.  Voici  les  résul- 
tats comparés  des  analyses  faites  par  M.  Longchamp  et  par 
M.  firaconnot  : 

Longchamp.  Braconnot. 

Chlorure  de  sodium 0,0591      0,05 1 4 

—  de  potassium »  0,0074 

Sulfate  de  soude 0,01 25      0,0338 

—  de  chaux traces.  »> 

Carbonate  de  cimiix 0, 1078  0,0050 

Silice 0,0301  0,0294 

Oxyde  ferroso-ferrique 0,0129  » 

Crénate  de  fer 

Alumine '  »  0,0283 

Oxyde  de  manganèse ) 

Magnésie »  0,0075 

Carbonate  de  potasse »  quant,  ind. 

Matière  organique 0,0067      0,0070 

Perlo 0,00(i9  » 

0,2360      0,2706 

Mer,  eau  de  mer.  —  L'eau  de  mer  peut  être  comptée  au  nombre 
des  eaux  minérales  salines,  quoiqu'elle  appartienne  à  un  ordre 
de  faits  fort  éloignés  de  ceux  qui  donnent  naissance  à  ces  derniè- 
res. Elle  est  le  résultat  de  Téquilibre  qui  s'est  établi  naturellement 
entre  Tévaporation  produite  par  son  immense  surface  et  l'afflux 
continuel  des  lleuves  qui  viennent  lui  rendre  ce  qu'elle  a  perdu. 
On  conçoit  pourquoi  elle  est  plus  chargée  de  sels  que  la  plupart 
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des  eaux  terrestres;  c'est  qu'elle  ne  perd  que  de  l'eau  parl'évapo- 
ration,  et  que  celle  qui  lui  revient  de  la  terre  apporte  toujours 
avec  elle  quelques  substances  en  dissolution.  Il  semblerait, 
d'un  autre  côté,  en  raison  de  cette  cause  parmanente  d'augmen- 
tation des  principes  fixes,  que  la  proportion  des  sels  contenus 
dans  l'eau  de  la  mer  aurait  dû  s'accroître  jusqu'au  point  où  elle  en 
eût  été  saturée;  puisqu'il  n'en  est  pas  ainsi,  il  faut  bien  admettre 
qu'il  existe  des  causes  encore  inconnues  qui  limitent  la  salure  de 
la  mer  et  la  restituent  au  sol  bien  avant  qu'elle  ait  atteint  le  point 
de  saturation. 

Des  chimistes  d'un  grand  mérite  ont  aussi  pensé  que  l'eau  de 
mer  devait  en  tenir  en  dissolution  toutes  les  substances  trouvées 
dans  les  eaux  terrestres;  mais  jusqu'ici  l'expérience  n'a  pas  con- 
firmé cette  vue,  qui  semblait  une  conséquence  nécessaire  de  l'o- 
rigine des  eaux  marines,  soit  que  leur  degré  de  salure  en  exclue 
déjà  un  grand  nombre  de  composés  peu  solubles,  ou  que  nos  mé- 
thodes d'analyse  n'aient  pas  encore  acquis  un  assez  grand  degré 
de  précision. 

La  salure  de  la  mer  est  à  peu  près  uniforme  partout,  ou,  pour 
parler  plus  exactement,  elle  tend  sans  cesse,  par  le  mélange  de> 
eaux  des  différentes  régions,  à  toucher  ce  point  d'uniformité  sans 
l'atteindre  en  réalité.  La  raison  en  est  facile  à  dire:  les  grands 
fleuves  diminuent  sensiblement  la  salure  de  la  mer  environnante, 
surtout  s'ils  se  déchargent  dans  un  golfe  ou  dans  une  mer  inté- 
rieure'qui  n*ait  qu'une  communication  médiocre  avec  l'Océan  : 
telle  est,  en  Europe,  la  Baltique.  On  peut  dire  aussi  que  la  salure, 
vers  les  pôles,  ne  doit  pas  être  la  même  qu'à  Téquateur,  soit 
qu'elle  augmente  lorsque,  par  un  hiver  rigoureux,  l'eau  se  con- 
gèle sur  une  grande  étendue,  soit  qu'elle  diminue  quand,  dans 
une  autre  saison,  la  fonte  des  glaces  mêle  de  l'eau  douce  à  Teau 
salée;  dans  tous  les  cas,  d'immenses  courants  d'eau,  de  tempéra- 
ture et  de  salure  différentes,  observés  au  sein  de  l'Atlantique, 
démontrent  suffisamment  que  si  l'eau  de  l'Océan  ne  s'éloigne  pas 
sensiblement  d'une  salure  moyenne,  il  est  difficile  qu'elle  se 
maintienne  exactement  la  môme  partout. 

L'eau  de  l'Océan  est  généralement  inodore,  transparente,  légè- 
rement colorée,  ayant  une  saveur  salée,  acre  et  saumàtre.  Sa  pe- 
santeur spécifique  moyenne,  déterminée  par  Gay-Lussac,  est 
de  1,0286  et  le  résidu  salin  qu'elle  produit  par  une  dessiccation 
parfaite  au  rouge  obscur,  est  de  36,5  grammes  par  litre  (1). 

Dans  cette  évaluation,  le  chlorhydrate  de  magnésie  est  compté 
comme  chlorure  de  magnésium.  Si  on  le  supposait  à  l'état  de 

(I)  Gay-Lussac,  Ann.  chim,  et  phy$,,  t.  VI,  p.  i?8. 
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chlorhydrate,  comme  on  l'obtient  par  la  seule  dessiccation  à  400 
degrés,  la  quantité  de  résidu  serait  nécessairement  plus  considé- 
rable. 

Quant  à  sa  composition,  elle  a  été  Tobjet*  des  recherches  d'un 
grand  nombre  d'habiles  chimistes,  et  cependant  on  peut  dire 
qu'elle  n'est  pas  encore  exactement  connue.  L'analyse  de  Lavoi- 
sier,  faite  en  1772,  sur  de  l'eau  puisée  à  Dieppe,  doit  être  rejetée 
toute  la  première,  la  totalité  des  sels  déterminés  par  lui  ne  s'élevant 
qu'à  19,67  grammes  par  litre,  tandis  que  leur  quantité  moyenne 
est  de  36,5  grammes,  comme  nous  venons  de  le  dire.  Celle  de 
Bergmann  (1),  faite  sur  une  eau  puisée  à  la  hauteur  des  Canaries, 
et  à  la  profondeur  de  60  brasses,  pèche,  au  contraire,  par  uo 
excès  de  sel  marin  ;  enfin  celle  de  Bouillon-Lagrange  et  Yogel  (2) 
est  fautive  surtout  par  suite  d'évaluations  calculées  sur  la  com- 
position inexacte  des  sels.  En  y  faisant  les  corrections  nécessaires, 
on  est  amené  aux  résultats  suivants  : 

Bergmaiio.      B.  La^i^ange  et  YogéL 

Eau  de  m^r,  1  kilogramme.  Manche 

Atlantique.         et         Méditemaée. 
Atlantique, 
gram.  gram.  pram. 

Acide  carbonique »  0,23  0,11 

Chlorure  de  sodium 32,155  20,646  -^6,646 

Chlorhydrate  de  magnésie......  8,771  5,853  7,203 

Sulfate *de  magnésie »  6,465  6,99i 

—      decbaux i,039  0,to0  0,450 

Carbon,  de  chaux  et  de  magnésie.  »  0,200  0,450 

41,96?   39^14      41,140 

Depuis  le  travail  de  Bouillon-Lagrange  et  Yogel  deux  chi- 
mistes anglais,  d'un  éniinent  mérite,  ont  fait  l'analyse  de  Teau 
de  la  mer.  En  voici  les  résultats  : 

Eaju  du  golfe  de  Fort  h  j  près  de  Leitfi,  en  Ecosse  (3). 

Analyse  Analyse 

Eau,  1  kilogramme.  par  par 

évaporation.  précipitation, 
gram.  gnun. 

Chlorure  de  sodium 24,185  24,70 

—  de  magnésium 3,300  3,15 

Sulfate  de  magnésie 0,780  2,12 

—  de  soude 1 ,607  » 

A  reporter 29,932  29,97 

(1)  Bergmann,  Opuscules  chimiques,  1. 1. 

(2)  Bouillon-Lagrange,  Ann,  chim.,  t.  LXXXVII,  p.  190. 

(3)  John  Murray,  Ann.  de  chim.  et  de  phys,^  t.  VI,  p.  03. 
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Eau,  1  kilogramme. 


Analyse 

Analyse 

par 

évaporation. 

par 
précipitation. 

gram. 

29,932 

gram. 
29,97 

0,825 

0,07 

0,082 

» 

0,U9 

n 

Bepovt 

Sulfate  de  chaux 

Carbonate  de  chaux 

—         de  magoésie 

Sels  anhydres 30,988  (1)       30,94 

Gay-Lussac  a  remarqué  que  ce  résultat  était  trop  faible  ;  ce 
qu'il  fallait  probablement  attribuer  à  ce  que  la  salure  du  golfe 
d'Edimbourg  est  diminuée  par  les  rivières  qui  s'y  jettent. 

Eau  recueillie  au  milieu  de  V océan  Atlantique  nord  (2). 

Eau,  i  kilogramme.  Sels  desséchés. 

gram.  gran. 

Chlorure  de  sodium.  2H,600  ou  Chlorure  de  sodium 26,60 

—  de  magnésium ...  5,134  Chlorhydrate  de  megnésic. . .  9,91 

—  decalcium 1,232                 —          de  chaux 1,95 

Sulfate  de  soude 4,<î60        Sulfate  de  soude 4,66 

37,640  43,12 

Nous  donnerons  enfin  l'analyse  de  l'eau  de  la  mer  Méditerranée 
par  M.  Usiglio,  qui  a  donné  les  résultat»  suivants  :  1000  parties 
d'eau  contiennent  : 

Chlorure  de  sodium 29,424 

—  de  potassium 0,505 

—  de  magnésium 3,219 

Sulfate  de  magnésie 2,477 

Chlorure  de  calcium 6,080 

Sulfate  de  chaux \  ,357 

Carbonate  de  chaux 0,H4 

BromurQ  de  sodium 0,556 

Peroxyde  de  fer 0,003 

MoNT-DoRE  (Puy-de-Dôme,  France).  — Villagesilueaupied.de 
la  montagne  de  l'Angle,  à  35  kilomètres  de  Clermont.  Ses  eaux 
thermales  étaient  connues  des  Romains,  qui  les  avaient  recueillies 
dans  un  vaste  et  somptueux  édiQce^  dont  il  ne  restait  depuis  long- 
temps que  des  ruines  éparses.  Le  gouvernement  y  a  fait  cons- 
truire un  nouvel  établissement  de  bains,  destiné  à  devenir  un  des 
plus  beaux  de  la  France. 

(i)  Ces  résultats  ont  été  calculés  en  faisant  la  pinte  anglaise  égale  à  0  lit,  478, 
et  la  pesanteur  spécifique  de  l'eau  de  mer  =  1 ,0280.  En  partant  de  ces  don- 
nées, les  quatre  pintes  d*eau  analysée  pesaient  1050  grammes.  L'auteur  ou  le 
traducteur  a  oublié  [Annides,  p.  71)  de  tenir  compte  de  la  pesanteur  spécifique 
de  l'eau  de  mer,  pour  déterminer  la  quantité  qui  en  a  été  analysée. 

(})  Marcet,  Ann.  de  chim,  et  de  phys,,  t.  XII,  p.  3U9. 
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Les  sources  d'eau  minérale  sourdent,  à  difTérenles  hauteurs, 
du  bas  de  la  montagne.  On  désigne  les  principales  sous  les  noms 
de  fontaine  de  Sainte-Marguerite ,  bain  de  César ^  Grand-Bain  et  Fon- 
taine de  la  Madeleine;  nous  ne  parlerons  que  de  la  seconde,  qui  a 
été  examinée  par  Berthier. 

La  source  du  bain  de  César  marque  45  degrés  au  thermomètre 
centigrade.  Elle  est  limpide  ;  mais  elle  forme  dans  le  bassin 
même  qui  la  reçoit  un  dépôt  visqueux,  composé  de  peroxyde  de 
fer,  d'eau,  de  silice  gélatineuse  et  de  carbonate  de  chaux.  L'eau 
se  fait  jour  à  travers  les  fissures  d'un  porphyre  volcanique,  et  s'é- 
coule avec  un  bouillonnement  continuel  et  considérable  d'acide 
carbonique,  dont  une  portion,  qui  y  reste  dissoute,  lui  commu- 
nique une  saveur  acidulé.  Voici  d'ailleurs  quels  sont  les  prin- 
cipes fixes  qu'elle  contient;  les  quantités  sont  évaluées  pour  ud 
litre. 


Bicarbonate  de  soude. . 
Chlorure  de  sodium . . . 

Sulfate  de  soude 

Carbonate  de  chaux.. . . 
—       de  magnésie. 

Silice 

Oxyde  de  fer....* 


Sels 

Seli 

anhydres. 

crUtaili&éi, 

0,6330 

0,6930 

0,3804 

0,3804 

0,0655 

0,1489 

0,i600 

0,1600 

0,0600 

0,0600 

0,2100 

0,2100 

0,0i00 

0,0i00 

i,olS9         1,0623 


Néris  (Allier,  France),  bourg  situé  sur  les  borbs  du  Cher,  à 
4  kilomètres  de  Montluçon.  On  y  remarque  les  restes  d'un  cirque 
romain  et  d'un  monument  thermal,  qui  attestent  que  les  eaux 
de  Néris  sont  très-anciennement  connues.  Leur  température  est 
supérieure  à  50  degrés;  quant  à  leur  composition>  elle  a  été  dé- 
terminée par  une  analyse  directe  faite  par  M.  Lefort,  en  1857,  pour 
un  litre  d'eau  : 

Puils  de  C43sar.  Puits  de  la  Croit 
*  CCD  t.  cubes.       cent,  cubes. 

Acide  carbonique  libre 0,049  0,039 

Azote 13,000  iO,2(K) 

GxygèiH' »  \  ,iOO 

grain.  gf^ni. 

Bicarbonate  de  soude 0,4 t6U  0,4i67 

—  dépotasse 0,0129  0,0125 

de  magnésie 0,0057  0,0057 

—  de  chaux 0,1455  0,1463 

—  de  fer 0,00i2  0,0033 

—  de  manganèse traces.  traces. 

Sulfate  do  soude 0,3896  0,3848 

A  repor/et* 0,9748  0,9693 
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Puits  de  C(}sar.  Puits  de  la  Croix, 
grani .  gram. 

Rej^ort 0,9748  0,9<Î93 

Chlorure  de  sodium 0,1788  0,1782 

lodure  de  sodium |  ,  . 

Fluorure  de  sodium 1  *'«^^^-  *'«^^«- 

Silice 0,1121  0,1030 

Matière  organique  azotée traces.  1  races. 

1,2657  1,2503 

Les  sources  émettent  une  grande  quantité  de  gaz  libres  corn* 
posés  pour  100  parties  : 

Puits  de  César.    Puits  de  la  Croii. 

Aïole 80,55  88,17 

Oxygène 18,64  11,07 

Acide  carbonique 0,81  0,77 

D'après  M.  Robiquet,  la  matière  organique  est  à  l'état  de  par- 
faite dissolution  dans  l'eau  et  non  organisée,  tant  que  l'eau  est 
contenue  dans  ses  conduits  souterrains;  mais  au  contact  de  Tair 
et  de  la  lumière  cette  matière  s'organise  en  une  plante  con- 
férvoïde  de  la  tribu  des  oscillariées  {anabaina  monticulosa),  et  cette 
plante  renferme  alors,  au  milieu  de  ses  masses  gélatiniformes,  des 
bulles  de  gaz  qui  contiennent  40  pour  100  d'oxygène. 

Passy-Paris  (Seine,.  France),  quartier  de  Paris,  sur  la  rive 
droite  de  la  Seine.  —  Ses  eaux  ferrugineuses  froides  sont  con- 
nues depuis  un  grand  nombre  d'années,  et  sont  fournies  par  cinq 
sources,  dont  trois,  situées  à  mi-côte,  sont  désignées  sous  le  nom 
d'eaux  nouvelks^  et  deux,  placées  au-dessous  de  la  chaussée,  por- 
tent celui  d'eatix  anciennes.  Ces  eaux  ont  été  l'objet  des  recherches 
d'un  grand  nombre  de  chimistes,  et  leur  importance,  en  raison  de 
leur  proximité  de  Paris,  nous  engage  à  donner  un  extrait  de  la 
belle  analyse  faite,  en  1808,  par  Deyeux  et  Barruel. 

C'est  au  milieu  d'un  vaste  jardin  que  se  trouvent  les  nouvelles 
eaux  minérales  de  Passy.  Les  trois  sources  qui  les  fournissent 
sourdent  à  20  pieds  de  profondeur,  à  partir  du  sol,  dans  un  sou- 
terrain construit  exprès.  Celle  n*"  1,  située  à  l'entrée  du  caveau, 
au  bas  de  l'escalier,  fournit  36  à  40  pintes  d'eau  dans  l'espace 
d'une  heure;  celle  n*"  2,  placée  un  peu  plus  avant,  coule  goutte 
à  goutte,  et  est  abandonnée  aujourd'hui  ;  celle  n®  3,  située  au  fond 
du  caveau,  fournit  45  pintes  dans  une  heure,  est  la  plus  ferru- 
gineuse, et  est  celle  qui  a  été  soumise  à  l'analyse. 

Cette  eau  jouit  d'une  transparence  parfaite,  d'une  faible  teinte 
verdàtre  et  d'une  saveur  ferrugineuse  acide.  Elle  rougit  le  tour- 
nesol, et  les  réactifs  indiquent  de  fortes  proportions  de  sulfates 
de  fer  et  de  chaux. 

Deux  livres  d'eau,  soumises  à  la  distillation,  ont  dégagé  une 
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quantité  d'acide  carbonique  représentée  par  4  grains  de  carbo- 
nate de  cbaux,  et  ont  déposé  4  grains  d'un  précipité  ocracé,  que 
les  auteurs  ont  pensé  être  du  carbonate  de  fer. 

L'eau  concentrée  acquiert  une  saveur  plus  atramenlaîre  et  plus 
acide,  et  lorsqu'on  Tévapore  àsiccilé,  elle  exhale  une  odeur  très- 
sensible  d'acide  hydrochlorique. 

Le  résidu^  traité  par  l'alcool  à  40*",  lui  cède  des  indices  d'acide 
sulfurique  et  des  chlorures  de  sodium  et  de  fer,  sans  aucun  in- 
dice de  chaux. 

La  portion  du  résidu  insoluble  dans  l'alcool  a  été  traitée  par 
l'eau,  qui  en  a  dissous  des  sulfatesrde  soude  et  de  magnésie;  la 
portion  insoluble  dans  tes  deux  menstrues  était  un  mélange  de 
sulfate  de  chaux  et  de  sous-sulfate  de  tritoxyde  de  fer. 

Pour  déterminer  la  quantité  totale  de  fer,  les  auteurs  ont  aci- 
difié 10  livres  de  nouvelle  eau  par  un  peu  d'acide  nitrique,  afln 
de  retenir  la  magnésie  en  dissolution,  et  ont  versé  dans  la  li- 
queur un  excès  d'ammoniaque,  qui  a  formé  un  précipité  d'alu- 
mine et  d'oxyde  de  fer,  pesant  50  grains.  Ce  mélange,  redissous 
dans  l'acide  chlorhydrique,  et  précipité  de  nouveau  par  la  po- 
tasse mise  en  excès,  a  laissé  29  grains  A*oxyfk  de  fer  très-pur;  la 
liqueur  surnageante  a  été  précipitée  par  le  chlorhydraet  d'ammo- 
niaque, et  a  fourni  ainsi  de  l'alumine  pure,  qui,  redissoute  dans 
l'acide  sulfurique,  et  mêlé  à  6  grains  de  sulfate  dépotasse^  obtenue 
de  la  même  eau,  dans  une  expérience  subséquente»  a  donné 
37  grains  d'alun  bien  cristallisé. 

L'eau,  acidifiée  par  l'acide  nitrique  et  précipitée  par  l'ammo- 
niaque, a  été  évaporée  à  siccité,  et  le  résidu  lavé  à  Teau  distillée. 
Il  est  resté  216  grains  de  sulfate  de  chaux. 

L'eau  de  lavage  a  été  mêlée  avec  de  l'eau  de  chaux,  jusqu'à  ce 
qu'il  ne  s'y  formât  plus  de  précipité  de  magnésie.  Ce  précipité, 
combiné  de  nouveau  à  l'acide  sulfurique,  a  procuré  113  grains  de 
sulfate  de  magnésie  cristallisé. 

ta  liqueur  d'où  la  magnésie  avait  été  précipitée  par  la  chaux  a 
été  débarrassée  de  cette  dernière  par  l'oxalate  d'ammoniaque, 
puis  évaporée,  et  le  résidu  calciné.  Ce  résidu,  dissous  dans  l'eau 
et  mis  à  cristalliser  a  produit  deux  sels  différents,  dont  33  grains 
de  chlorure  de  sodium  et  6  grains  de  sulfate  de  potasse. 

Les  eaux  de  Passy  sont  tellement  ferrugineuses,  que,  depuis 
longues  années,  les  propriétaires  ont  imaginé  d'en  diminuer  la 
force  en  les  laissant  exposées  à  Tair  pendant  plusieurs  mois  dans 
des  jarres  de  terre.  L'eau,  décantée  de  dessus  le  précipité  qui  se 
forme  par  la  buroxydation  du  fer,  porte  le  nom  d'eau  épurée.  Cette 
eau  a  été  analysée  comparativement  à  Veau  non  épurée.  Voici  les 
produits  des  deux  analyses  : 
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Eau  Eau 

non  épurée.  épurée. 

Pes.  spécifiq.  1,00!6.  Pcs.spécifiq.  1,0033. 
grains.  grains. 

Sulfate  de  chaux 43,20  44,40 

Prolosulfale  de  fer  cristallisé...  17,24  1,21  (1). 

Sulfate  de  magnésie  cristallisé. .  Î22,60  22,70 

Chlorure  de  sodium 6,60  6,70 

Sulfate  d'alumine  et  de  potasse.  7,50  7,60 

Carbonate  de  fer 0,80                    n 

Acide  carbonique  libre 0,36                    » 

Matière  bitumineuse quant,  iiiappr.  » 

On  voit  par  ce  tableau  qu'indépendamment  d'une  frès-faible 
concentration  de  Teau,  qui  augmente  un  peu  la  proportion  des 
sels  dissous,  Teau  épurée  a  éprouvé  un  changement  important, 
qui  consiste  dans  la  disparition  presque  complète  du  fer;  et 
comme  d'ailleurs  cet  effet  doit  varier  suivant  la  température  et 
le  temps  d'exposition  à  l'air,  beaucoup  de  praticiens  sont  d'avis 
qu'il  vaut  mieux  employer  l'eau  de  Passy  non  altérée  et  telle 
qu'elle  sort  de  la  source,  et  la  couper  avec  une  proportion  dé- 
terminée d'une  boisson  appropriée. 

Cette  précipitation  presque  complète  du  fer  à  l'état  de  sous- 
sulfate  insoluble,  est  un  fait  d'autant  plus  curieux  que  le  dégage- 
ment d'acide  chlorhydrique,  observé  pendant  l'évaporation  de 
l'eau  de  Passy,  y  indique  un  léger  excès  d'acide  sulfurique,  qui 
devient  nécessairement  plus  sensible  dans  l'eau  épurée. 

Je  pense  que  ce  fait,  auquel  on  n'a  pas  encore  cherché  d'expli- 
cation^ est  dû  à  l'afGnité  du  sulfate  de  chaux  pour  l'acide  sulfu- 
rique, et  à  la  formation  d'un  sulfate  calcaire. 

L'analyse  indique  dans  l'eau  non  épurée  une  quantité  réelle, 
mais  si  faible  d'acide  carbonique,  qu'on  peut  la  négliger.  Je  ne 
pense  pas  non  plus,  en  raison  de  son  excès  d'acide  sulfurique, 
qu'aucune  portion  de  Ter  y  soit  à  l'état  de  carbonate;  enfin  la 
quantité  de  protosulfate  de  fer,  qui  répond  aux  29  grains  de  per- 
oxyde trouvés  par  l'analyse,  est  de  54»%44  de  sulfate  anhydre,  ou 
de  102«',395  de  sulfate  cristallisé,  ce  qui  fait  par  pinte  20«^,476. 
En  calculant  d'après  ces  données  la  composition  de  l'eau  de  Passy, 
on  trouve  pour  1  litre  d'eau  ou  1  kilogramme  : 

gram. 

Sulfate  de  chaux 2,3437 

Protosulfate  de  fer  cristallisé 1,1111 

Sulfate  de  magnésie  cristallisé 1,2261 

Chlorure  de  sodium 0,3582 

Sulfate  d'alumine  et  de  potasse 0,4069 

Acide  carbonique j  une  très-petite 

Matière  bitumineuse {  quantité. 

(I)  Sulfate  de  fer  au  maximum  d'oxydation.  5,4400 

GoiMinn,  Drogues,  7«  édit.  T.  I.  —    36 
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En  1827,  Henry  fils  a  eu  occasion  de  faire  une  observation 
intéressante  sur  Teau  de  Passy  conservée  pendant  un  certain 
temps  dans  de  grands  vases.  Celle  eau  élail  devenue  louche  el 
noirâtre,  dégageait  une  odeur  d'acide  sulfhydrique,  et  présentait 
une  foule  de  petites  paillettes  noires  et  brillantes  de  sulfure  de 
fer.  On  y  observait  des  flocons  volumineux  et  fort  abondants 
d'une  substance  glaireuse,  colorée  en  noir  par  le  même  sulfure  (1). 
Tous  ces  résultats  étaient  dus  à  la  décomposition  des' sulfates 
par  la  matière  organique  contenue  dans  Teau  de  Passy,  de  mAme 
que  cela  a  lieu  pour  toutes  les  eaux  séléniteuses  et  pour  un  grand 
nombre  d'eaux  minérales  (Seltz,  Yicby,  etc.)»  qui,  envoyées  loin 
de  leur  source,  même  dans  des  vases  de  verre  bien  bouchés,  n'of- 
frent le  plus  souvent,  au  bout  d'un  certain  temps,  qu'une  eau 
croupie  et  tout  à  fait  nuisible. 

Henry  fils  a  fait  également  l'analyse  des  eaux  de  Passy  :  l'eau 
nouvelle  n°  3  lui  a  présenté  à  peu  près  la  même  composiHon 
qu'à  M.  Deyeux,  et  les  autres  eaux  lui  ont  offert,  ainsi  qu'on  le 
savait  déjà,  beaucoup  moins  de  fer  en  dissolution;  voici  les  ré- 
sultats obtenus  pour  i  kilogramme  d'eau  : 


Source  nouvelle  n«  3 
Source  ancienne  n®  2 
Source  nouvelle  n"  I 
Source  ancienne  n°  i 

Plombières  (Vosges,  France),  à  421  mètres  au-dessus  du  niveau 
de  la  mer.  11  esl  à  17  kilomètres  de  Luxeuil,  13  de  Bains  el466de 
Paris.  On  y  trouve  de  nombreuses  sources  d'eaux  minérales  de 
température  el  de  nature  variables,  dont  les  principales  sont  :  le 
grand  Bain,  63\7o;  les  Éiuves,  54**,40;  les  Capucins,  5i°,50;  le 
Bain  des  Dames  y  Sâ'^joO;  le  Ci*ucifix,  4i9**,50;  la  Ferrugineuse  ^^li^ 
Bourdeille,  15. 

Yauquelin  avait  indiqué  dans  l'eau  du  Grand  Bain  pour  1  litre: 

gram. 

Carbonate  de  soude  cristallisé 0,1 175 

Sulfate  de  soude  cristallisé 0  J2GG 

Chlorure  de  sodium 0,0678 

Carbonate  de  chaux 0,0317 

Silice (',0723 

Matière  organique  gélatineuse 0,0588 


Tritoxydc  de  fer. 

Protosulfate. 
cristallisé. 

grain. 
0,4120 

grmm. 

1,4547 

2 0,0770 

0,0456 

0,2719 
0,1610 

0,0390 

0,1377 

0,4747 

0.  Henry  el  Lhéritier  ont  trouvé  dans  1  litre  d'eau  les  principes 
minéralisaleurs  suivants  : 

(i)  Journal  de  pharmacie^  t.  XIll^  p.  208. 
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Source  Source  Source 

du  Crucifix.        des  Daines.    Sainte  Catherine, 
gram.  gram.  grain. 

Silice 0,0200  0,01  !6  0,0428 

Alumine 0,0120  0,0100  0,OliO 

Silicate  de  soude 0,0518  0,0818  (  noiir 

—  dépotasse 0,00^0  0,0040 1  "'"^^^' 

I  feX'éiie:::::!   '>''''    «'«'^^    «'«^ôs 

Lithîne  silicatée  probable- 1  ..,  ...  ... 

.  *^  j      sensible,     sensible,      sensible. 

Chlorure  de  «odium |       ^^, 

—  de  potassium...  )         '  *  v,v^v 

—  de  calcium »  »  » 

^"inM%!'"^^  ^>^^'^  ^'^«-^  ^'^*^^ 

Arséniate  de  soude 0,0000  0,00)7  0,0006 

Sesquioxyde  de  fer trac,  sensib.  trac,  sensib.  trac,  sensib. 

lodure indices.  indices.  indices. 

Phosphate trùs-sensib.  très-sensib.  tr(>s-scnsib. 

Fluor  ou  fluate /      •  j-      o  •  j-      «  •  j-      » 

Acide  borique  ou  borale.  |      "^^^^^«^  '""^'^''^  '^^'^^'^ 

Matière  organique  azotée.  0,0200         0,0200  0,050) 

0,2838  '       0,2781  0,3lt8 

M.  Nicklès  a  établi  d'une  manière  évidente  la  présence  d'un 
fluorure,  indiqué  avec  doule  dans  les  analyses  précédentes. 

Fougues  (Nièvre,  France),  près  de  la  rive  droite  de  la  Loire,  à 
13  kilomètres  de  Nevers.  On  y  trouve  deux  sources  d'eau  acidulé 
froide,  dont  la  plus  abondante  est  employée  en  boisson,  j/eau 
bouillonne  à  sa  sortie  par  l'efTet  d'un  dégagement  d'acide  carboni- 
que ;  exposée  à  l'air,  elle  se  trouble  et  laisse  déposer  des  cristaux 
rhomboédriques  de  carbonate  de  chaux,  et  des  flocons  rougeâtres 
d'hydrate  ou  de  crénale  de  fer.  L'analyse  faite  par  0.  Henry  (1) 
a  donné,  en  acide  carbonique  et  en  sels  anhydres  : 

gram. 

Acide  carbonique  libre 1 ,583 

Carbonate  de  chaux 0,924 

—  de  magnésie 0,576     > 

—  de  soude 0,450 

—  de  potasse traces. 

Sulfate  de  soude 0,270 

—  de  chaux 0,t90i 

Chlorure  de  magnésium  (2) 0,350 

Silice  et  alumine 0,035 

Phosphate  de  chaux traces. 

A  reporter 2,7934 

(i)  Henry,  Bulletin  de  tAnadémi*  de  méUcine^  t.  II,  p.  492. 
(t)  On  a  peine  à  concevoir  la  présence  simultanée  du  carbonate  de  soudc'ot 
da  chlorure  de  magnésium. 
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gram. 

Report 2,19oi 

Peroxyde  de  fer 0,0201 

Malièrc  organique 0,030 

2,8458 

M .  Mialhe  y  a  constaté  depuis  une  assez  forte  proportion  d'iode. 

Provins  (Seine-el-Marne,  France),  à  53  kilomètres  de  Meauxel 
à  84  de  Paris.  De  deux  sources  d'eaux  ferrugineuses  qu'on  y 
voyait,  il  n'en  reste  plus  qu'une,  connue  sous  le  nom  de  fontaine 
Sainte-Croix,  Vauquelin  en  a  fait  l'analyse  avec  un  soin  tout  par- 
ticulier, et  en  a  retiré  par  litre  : 

litre.  litre. 

Acide  carbonique 0,55 0,55 

grain.  grain. 

Carbonate  de  chaux 0,554 0,55i 

Oxyde  de  fer 0,076        j  Carbonate  de  fer. .  0,1  H 

Magnésie 0,035  ou  |  —  de  magnésie. .  0,083 

Oxyde  de  manganèse 0,017         (  —  de  manganèse.  0,042 

Silice 0,025 0,023 

Chlorure  de  sodium 0,042 0,042 

—       de  calcium )  ^  «   .«ix    •  x  •  1 1 

Matière  grasse J  ^^^^^s  inappréciables.        

0,749  0,837 

L'analyse  a  donné  à  M.  Bonis  (1). 

Résidu  insoluble 0,020 

Carbonate  de  proloxyde  de  fer.. . .  0,049 

—  de  chaux 0,451 

—  de  magnésie 0,028 

Sulfate  de  chaux 0,078 

Chlorure  de  sodium 0,020 

Manganèse 0,005 

Matières  organiques traces. 

0,051 
Un  fait  à  noter,  c'est  que  la  quantité  de  fer  et  de  manganèse  est 
moindre  dans  cette  dernière  analyse  que  dans  celle  de  1816. 

PuLLNA  (Bohême),  village  situé  à  quelques  lieues  de  Sedlitz  el 
de  Seidschutz,  dont  l'eau  est  plus  chargée  de  sels  magnésiens,  plus 
amère  par  conséquent,  et  plus  purgative  qOe  celle  de  ces  deux 
localités.  Elle  a  une  température  de  8**,25  à  son  point  d'émer- 
gence. L'analyse  faite  par  Barruel  a  donné,  par  litre  : 

gram. 

Sulfate  de  magnésie  cristallisé 33,556 

—      de  soude  cristallisé 21,889 

Chlorure  de  sodium 3,000 

Chlorhydrate  de  magnésie 1 ,860 

SulTale  de  chaux  cristallisé 1,184 

A  reporter 61,489 

(i)  Bouis,  Bulletin  de  r Académie  de  médecine,  Pari»,  I864-6S,  t.  XXX,  p.  574. 


EAUX  MINÉRALES.  —  RENNES-LES-BAINS.  o65 

gram. 

Report 61,4S9 

Carbonalc  de  magnésie 0,540 

—  de  chaux 0,010 

—  de  fer 0,001 

Maliùre  organique 0,400 

62,440 
Pybmoi^t  (WaldechyAllemagne),  châleausiluéà  iSkilomèlresde 
Hamelen,  et  dans  un  vallon  entouré  de  montagnes  boisées.  On  y 
voit  une  cavetme  vaporeuse  qui  contient  assez  d'acide  carbonique 
pour  frapper  de  stupeur  et  de  suffocation  l'homme  et  les  animaux , 
les  bougies  et  les  torches  s'y  éteignent  également;  mais  Pyrmonl 
doit  encore  plus  sa  célébrité  à  ses  eaux  minérales,  dont  il  y  a  plu- 
sieurs sources  qui  sont  de  nature  différente,  ce  qui  peut  expliquer 
la  différence  des  analyses  faites  par  divers  chimistes.  Les  princi- 
pales sources  sont  :  !•  le  Trinkbrunnen,  dont  l'eau  est  destinée  à 
la  boisson  et  sert  à  l'exportation;  2**  le  Brodelbrunnen,  qui  jaillit 
avec  bruit,  et  se  fait  entendre  à  une  grande  distance  pendant  la 
nuit;  3**  le  Sauerling,  qui  fournit  une  eau  agréable  et  légère  :  4®  le 
Puùs  salé  minéral;  5*  la  source  saline  ;  6®  le  Neubrunnen  ;  7**  le 
puits  des  Yeux;  8*^  le  petit  Badebrunnen.  Toutes  ces  eaux  sont  ga- 
zeuses, pétillantes,  et  ont  une  température  de  12  à  14  degrés.  Voici 
les  résultats  des  analyses  faites  par  M.  Wiggers  en  1857. 

Eau  :  i  litre.  Trinkbrunnen.  Brodelbrunnen  Neubrunnen. 

cent,  cubcf.        cent,  cubes,     cent,  cubes. 

Acide  carbonique  libre 777  555  089 

gram.  gram.  gram. 

Bicai'bonale  de  chaux i  ,0477  1 ,2257  1 ,2375 

—  de  magnésie 0,0171  0,1168  0,0124 

—  d'ammoniaqu6 ....  0,0003  traces.  traces. 

—  de  fer 0,0576  0,0536  0,0457 

—  de  manganèse 0,0044  0,0359  0,1012 

Sulfate  de  pelasse 0,0233  0,0311  0,0498 

—  de  chaux 0,9054  0,7419  0,0473 

—  de  magnésie 0,3888  0,6171  0,2950 

—  de  soude »  0,2043  0,2219 

Chlorure  de  sodium 0,0514  0,1588  0,8908 

—  de  lithium 0,0026  0,0021  0,001 3 

—  de  magnésium 0,0696             »                » 

Nitrate  de  soude traces.  traces.  traces. 

Silice 0,0026  0,0023  0,0287 

Alumine 0,0011  0,0089  0,0132 

Matières  organiques traces.  traces.  traces. 

Acide  arsénieux »  traces.  traces. 

2,5719        3,2195        2,9538 

Rennes-les-Bains  (Aude,  France),  village  à  26  kilomètres  au  sud 

de  Carcassonne,  et  dans  une  gorge  étroite  parcourue  par  la  Salz. 

On  y  observe  trois  sources  thermales  ferrugineuses,  *el  deux 
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sources  froides  qui  paraissent  provenir  du  mélange  d'une  source 
principale,  nommée  le  Bain  forty  avec  des  quantités  variables 
d'eaux  superflcielles.  C'est  ce  qui  ressort  clairement  de  la  tempé- 
rature variable  des  sources  et  de  leur  analyse,  faite  par  MM.  Julia 
et  Reboulh  (1).  Yoici  les  résultats  de  ces  analyses  pour  1  kilo- 
gramme d*eau. 

Baia  fort.      Bain  de  la    Bain  des    Bain  da 
Reine.        Ladres.       Pont. 

Température 5 1  •  c.         40*         40'    temp.  m. 

litre. 

Acide  carbonique 0,05  »  »  » 

—  sulfhydrique »        q.  inapp.        »  » 

Substances  fixes.  gram.  R^'m.         g^m.        gram. 

Chlorhydrate  de  magnésie.  0.6650  0,290  0,250  » 

—           de  chaux....  0,i250  0,415  0,575  0,t325 

Chlorure  de  sodium 0,0625  0,300  0,200  0,065 

Sulfate  de  chaux 0,2750  0,3625  0,2125  0,050 

—  de  magnésie. )>              »             •  1,100 

Carbonate  de  magnésie.. . .  0,2375  0,225  0,020  0,100 

—  de  chaux 0,2050  0,1 00  0,055  0,0375 

—  de  fer 0,1125  0,0875  0,075  0,0625 

Silice 0,0075          »  0,005  » 

Perte 0,0125  0,0125  0,0075  0,0025 

1,7025       1,5025  ' 1 ,4000    0,5500 

0.  Henry  (2)  a  publié  une  nouvelle  analyse  des  eaux  de 
Rennes,  dont  les  résultats  diffèrent  peu  des  précédents. 

RoiSDORFF,  à  4  kilomètres  du  Rhin,  i\  de  Bonn,  et  18  de  Cologne. 
La  source  se  trouve  à  l'entrée  du  village  et  dans  une  situation  des 
plus  agréables.  L'eau,  qui  porte  indiQéremment  le  nom  d*Alfter 
ou  de  Roisdorff,  est  très-froide  et  d'une  densité  de  1,0089.  Il  pa- 
raît que,  suivant  une  analyse  de  Vauquelin,  cette  eau  contient  un 
volume  d'acide  carbonique  égal  au  sien,  des  carbonates  de  soude, 
de  chaux  et  de  magnésie  ;  très-peu  de  carbonate  de  fer,  du  sulfate 
de  soude  et  du  chlorure  de  sodium.  Depuis,  on  a  publié  les  ré- 
sultats de  deux  analyses  de  l'eau  de  RoisdorfT,  l'une  par  M.  Fr. 
Pelazzi  (3),  et  l'autre  par  M.  Bischofr{4);  mais  comme  la  pre- 
mière analyse  présente  3  grammes  17G  pour  le  poids  total  des 
substances  fixes  contenues  dans  1  kilogramme  d'eau,  et  la  se- 
conde 4  grammes  9G2  (dans  la  supposition  que  l'auteur  de  l'ana- 
lyse s*est  servi  de  la  livre  de  12  onces  et  du  dragme  de  60  grains), 
dans  l'impossibilité  où  nous  sommes  de  donner  la  préférence  ù 
Tun  ou  à  l'autre  résultat,  nous  nous  bornons  à  indiquer  les  re- 

(1)  Ann,  de  chimie,  t.  LVI,  p.  119. 

(2)  Henry,  Bulletin  de  l* Académie  de  médecin'*^  t.  III,  p.  907.   . 

(3)  Petazzi,  Ann,  de  chinu,  t.  LXXXVII,  p.  109. 

(4)  BisClioif,  Journal  dechiin,  méd.j  t.  III,  p.  395. 
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cueils  où  ils  se  trouvent  consignés.  Nous  remarquerons  d'ailleurs 
que  suivant  M.  Petazzi,  la  source  de  RoisdorlT  se  trouve  entre 
deux  autres  distantes  seulement,  Tune  de  25  mètres,  qui  n'offre 
qu'une  eau  commune,  et  l'autre  de  66  mètres^  qui  est  tellement 
ferrugineuse  qu'elle  ne  sert  à  aucun  usage. 

Rouen.  Voyez  La  Maréquerie. 

RoTAT  ET  Chamalières  (Puy-dc-Dôme,  France),  à  2  kilomètres  de 
Clermont-Ferrand.  On  y  connaît  4  sources,  dont  la  température 
varie  de  19«  à  35\ 

La  composition  en  est  donnée  par  les  analyses  suivantes  de. 
M.  Lefort,  faites  en  1857. 

Royal.  CéidiT,    Saint-Mart.  LetRocbet. 

lit.  lit.  lit.  lit. 

Acide  carbonique  libre 0,377      0,620      0,:)32      0,831 

gram.         gram.         gram.  gram. 

Bicarbonate  de  soude i,3f9  0,392  0,421  0,428 

—  dépotasse 0,435  0,286  0,365  0,312 

—  de  chaux 1,000  0.686  0,953  0,822 

—  de  magnésie 0,677  0,397  0,611  0,5«4 

—  de  fer 0,040  0,025  0,042  0,042 

—  de  manganèse traces,  traces,  traces,  traces. 

Sulfate  de  soude 0,185  0,115  0,163  0,123 

Phosphate  de  soude 0,018  0,01  i  0,007  0,005 

Arséniate  de  soude traces,  traces,  traces,  traces. 

Chlorure  de  sodium 1,728  0,766  1,682  1,165 

lodure  de  bromure  de  sodium. .  indices,  indices,  indices,  indices. 

Silice 0,15'J  0,167  0,102  0,089 

Alumine traces,  traces,  traces,  (rares. 

Matière  organique indices,  indices,  indices,  indices. 

5,72»       4,007       5,396       5,146 

SAUfT-AiLTRE  (Poy-de-D6me,  France),  nom  d'un  faubourg  de  la 
Tille  de  Clermont-Ferrand  où  se  trouve  une  fontaine  tellement 
chargée  de  carbonate  terreux,  dissous  dans  Tacide  carbonique, 
qu'elle  a  formé,  en  coulant  à  Tair  libre,  une  muraille  de  80  mè- 
tres de  longueur  et  de  6  à  7  mètres  de  hauteur.  Cette  muraille 
forme  pont  sur  an  ruisseau  qu'elle  traverse,  et  n'a  cessé  de  s'aC' 
croître,  pour  se  reformer  ailleurs,  que  lorsque  le  cours  de  l'eau 
a  été  dérangé.  Depuis  longtemps  aussi,  on  proGte  de  la  pro* 
priété  incrustante  de  l'eau  de  Saint-Allyre  pour  recouvrir  d'une 
couche  calcaire  ou  pour  pétrifier^  comme  on  le  dit  improprement, 
une  foule  d'objets  naturels,  tels  que  des  fruits,  des  fleurs,  des 
plantes  entières,  et  de  petits  animaux  empaillés.  Cette  eau  sort 
de  terre  avec  une  température  constante  de  U  degrés  ;  la  quan* 
tité  qui  s'en  écoule  est,  d'après  M.  Gîrardin,  de  2i  litres  par  mi' 
nnte,  1440  litres  par  heure,  ^5€0  litres  par  jour. 

L'analyse  de  l'eau  de  Siiot-Allyre  a  été  faite  ps»r  Yauquelin 
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en  1799,  et,  en  i835,  par  M.  Girardin,  qui  lui  a  trouvé  une  com- 
position un  peu  différente.  Berzélius  s'est  le  premier  occupé  de 
la  composition  du  travertin,  et  M.  Girardin,  ayant  comparé  celui 
qui  forme  Tancien  pont  de  Saint-Allyre  avec  le  dépôt  actuel  des 
eaux,  a  reconnu  que  ces  dépôts  avaient  changé  de  nature;  que 
Tancien  était  beaucoup  plus  calcaire  que  magnésien  et  peu  ferru- 
gineux, tandis  que  le  dépôt  moderne  est  plus  magnésien  que 
calcaire  et  fortement  ferrugineux^  Cet  examen  indique  encore  que 
Teau  de  Saint-Allyre  a  dû  changer  de  composition. 

Analyse  de  Ceau de  Saint- A iiyre  (pour  1  kilogramme). 

Vauquelin.         Girardio. 
gram.  gram. 

Acide  carbonique  libre 0,412  0,4070 

Carbonate  de  chaux 1,il2  1,6342 

—  de  soude 0,724  0,4886 

--        de  magnésie 0,361  0,3856 

—  de  fer »  0,UtO 

Oxyde  de  fer 0,028  » 

Sulfate  de  soude traces.  0,^895 

Chlorure  de  sodium 0,773  1,2ol9 

Silice »  0,3900 

Phosphate  de  manganèse »     \ 

Carbonate  de  potasse »     |  0,0462 

Crénatedefer »     / 

Matière  organique  bitumineuse traces.        0,0130 

2,908        '  4,6400 
Composition  du  travertin  de  Saint-Allyre. 

Carbonate  de  chaux 40,224  24,40 

—  de  magnésie 26,860  28,80 

—  de  strontiane 0,043  0,20 

Peroxyde  de  fer 6,200  18,40 

Crénate  de  fer 5,000  5,00 

Sulfate  de  chaux 5,382  8,20 

Sous-phosphate  d'alumine 4,096  6,12 

Phosphate  manganeux 0,400  0,80 

Silice 9,780  5,20 

Matière  organique  non  azotée 1,200  0,40 

Eau .' 0,800  1,40 

Perle 0,015  1,08 

100,000        100,00 

Saint-Amand  (Nord,  France),  ville  à  13  kilomètres  de  Valen- 
ciennes.  Ses  eaux,  sulfureuses  accidentelles,  et  d'une  température 
de  18  à  SS"",  ont  joui  d'une  assez  grande  célébrité.  Il  y  en  a  quatre 
sources,  dont  deux  surtout,  dites  \à  fontaine  du  Bouillon  et  la,. fon- 
taine moyenne  y  ont  été  examinées  par  le  docteur  Pallas.  L'eau  de  la 
première  est  limpide  et  sans  odeur;  celle  de  la  seconde  est  légè- 
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remenl  opaque  et  laisse  surnager  des  flocons  blancs  d'une  odeur 
el  d'une  saveur  très-prononcées  d'œufs  couvés.  Cette  odeur  dis- 
parait promptement  à  l'air;  voici  du  reste  les  résultats  de 
l'analyse  (1). 

Eau,  1  kilogramme. 

Acide  carbonique 

Sulfate  de  cbaux 

—      de  magnésie 


—      de  soude, 
Cblorhydratc  de  magnésie, 

Chlorure  de  sodium 

Carbonate  de  chaux 

—         de  magnésie... 

Silice 

Fer 

Matière  résineuse 

Perte 


Fontaine. 

Fontaine. 

du  Bouillon. 

moyenne . 

gram. 

gram. 

O,55o 

0,332 

0,610 

0,538 

0,437 

0,2175 

» 

0.122 

0,0o0 

0,041 

0,038 

0,2015 

0,i94 

0,1085 

0,059 

0,2265 

0,010 

0,020 

0,025 

0,020 

» 

p 

0,021 

0,180 

1,450  1,675 

M.  Pallas  a  aussi  déterminé  la  nature  du  dépôt  boueux  des  eaux 
de  Saint-Amandy  dont  l'usage  en  bains  est  recommandé  contre 
diverses  maladies  chroniques.  Il  en  a  retiré  de  la  silice,  de  l'oxyde 
de  fer,  des  carbonates  de  chaux  el  de  magnésie,  une  matière 
extractive  d'une  odeur  alliacée,  et  une  assez  forle  proportion 
d'une  matière  végéto-animale.  Quant  au  soufre,  qu'il  pense  devoir 
y  exister  à  l'état  de  corps  simple,  il  est  possible  qu1l  s'y  trouve 
en  effet,  sous  cet  état,  en  petite  quantité  ;  mais  l'expérience  sur 
laquelle  M.  Pallas  se  fonde  pour  l'admettre  n'est  pas  concluante, 
par  la  raison  que  Teau  de  Saint-Amand  contient  une  forte  pro- 
portion de  sulfates,  que  ces  sels  doivent  exister  aussi  dans  les 
boues,  et  que  le  résultat  de  leur  calcination  avec  la  matière  orga- 
nique a  dû  produire  des  sulfures  décomposables  par  les  acides. 

Saint-Galmibr  (Loire,  France),  petite  ville  à  13  kilomètres  de 
Montbrison.  On  trouve  au  bas  d'un  des  faubourgs  une  fontaine 
minérale  nommée  Fonforte^  dont  l'eau  est  froide,  acidulé  et  cal- 
caire. L'analyse  en  a  été  faite  par  0.  Henry  (2)  qui  en  a  relire  : 

gram. 

Adde  carbonique  libre  (plus  d'un  litre) 2,082 

Bicarbonate  de  chaux.  |  ^^j^.  ^^^^^^^  j^^.„^  ^,3, 

—  de  magnésie )  ' 

—  de  soude  anhydre 0,238 

—  de  strontlane 0,007 

-à^i^^"- j     0,009 

—  de  manganèse. ..., )      * 

A  reporter 1,291 

(1)  Journal  de  pharm.j  t.  IX,  p.  ICI. 

(2)  O.  Henry,  Bulletin  de  C Académie  de  médecine^  t.  III,  p.  882. 


0,018 

0,030 

0,899 

1,080 

0,^73 

0,736 

0,368 

0,604 

0,037 

0,108 

0,081 

0,1  ;i5 

0,0o2 

0,070 

traces. 

traces. 
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gram 
Report 1,291 

Sulfate  de  chaux  anhydre 0, 1 80 

—      de  so'jde  anhydre 0,079 

Chlorure  de  sodium 0,21 6 

Nilrate  de  magnésie • 0,060 

Phosphate  soluble traces. 

Silice  et  alumine 0,036 

Matière  organique  non  azotée 0,024 

1,886 

Deux  nouvelles  sources  (source  Centrale  et  source  Durrel)  ont 
donné  à  M.  Bonis  (1)  : 

Source  centrale.  Source  Durret. 

Résidu  insoluble 

Bicarbonate  de  chaux 

—  de  magnésie 

—  de  soude 

—  de  protoxyde  de  fer. . . 

Chlorure  de  sodium 

Sulfate  de  chaux 

Muliùres  organiques 

'  1,928  2,783 

Saint-Nectaire  (Puy-de-Dôme,  France),  grand  village  situé  au 
pied  du  monlDore,  à  18  kilomètres  du  village  du  même  nom,  et  à 
peu  près  à  égale  dislance  de  Glermont  et  d'Issoire.  Ses  eaux  miné- 
rales, situées  à  2  kilomètres  du  village,  ont  été  connues  des  Ro- 
mains; mais  elles  étaient  tout  à  fait  tombées  dans  Toubli,  lors- 
que, en  1812,  on  découvrit  de  nouveau  la  source  principale,  qui 
s'était  obstruée  d'elle-même  en  empâtant  d'une  croule  calcaire  des 
débris  qui  la  recouvraient.  Dès  lors  ces  eaux  ont  flxé  Tatlenlion  du 
gouvernement,  et  il  n'est  pas  douteux  qu'elles  ne  forment  plus 
tard  un  établissement  susceptible  d'être  visité  par  un  grand  nom- 
bre de  malades. 

Indépendamment  de  celte  source,  nommée  la  Grande  Source  ou 
\e  Gros- Bouillon^  dont  la  température  est  de  40  degrés  centigra- 
des, on  en  trouve  d'autres  qui  ne  s'élèvent  qu'à  36,  34  et  24  de- 
grés, mais  qui,  d'après  Berthier,  contiennent  les  mêmes  prin- 
cipes, au  nombre  desquels  dominent  l'acide  carbonique  et  le 
carbonate  de  soude  :  ces  eaux,  supérieures  à  celles  du  Mont- 
Dore,  et  tout  à  fait  analogues  à  celles  de  Vichy,  peuvent  donc 
être  employées  aux  mômes  usages  que  ces  dernières.  Voici,  au 
reste,  les  résultats  de  l'analyse  qu'en  a  faite  M.  Lefort  : 

(1)  Bouis,  Bulletin  de  t Académie  de  médec,  Paris,  1836-61,  t.  XXIX,  p.  1061. 
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Source 
du  mont. 
Cornador. 

gram. 

Acide  carbonique  libre 0,9464 

Oxygène  et  azote indét. 

Chlorure  de  sodium 2, 1 4G4 

lodurc  de  sodium traces. 

Bicarbonate  de  soude. .  '. 2,000  i 

—  de  potasse 0,0^46 

—  de  chaux 0,6480 

—  de  magnésie 0,4384 

—  de  proloxyde  de  fer.  0,0122 
Sulfate  de  soude 0,1309 

—     deslronliane 0,0070 

Arséniate  de  soude traces. 

Phosphate  de  soude » 

Alumine 0,0171 

Silice 0,1044 

Matière  organique  bitumineuse,  traces. 


Source 
chaude  Boette. 

gram. 
0,8600 

indét. 

2,7633 

traces. 

1,9511 

0,0471 

0,06590 

0,4681 

0,0115 

0,1609 

0,0070 

traces. 

i» 
0,0230 
0,1128 
traces. 


Source 
tempérée 
Mandou. 

gram. 

1 ,2946 

indét. 

2,4921 

traces. 

1,0776 

0,0471 

0,68*2 

0,4745 

0,0226 

0,1401 

0,0070 

traces. 

» 
0,0106 
0,0884 
traces. 


6,5155        7,0642        6,2378 


SAiNT-PARDOux(Allier,  France),  hameau  de  la  commune  de  The- 
neuille,  à  13  kilomètres  sud-est  de  Bourbon-i'ArchambauIt.  On  y 
trouve  une  source  d'eau  froide  pétillante,  et  d'ungoût  aigrelet  fort 
agréable,  qui  sert  de  boisson  principale  aux  malades  de  Bourbon- 
TArchambault.  Les  analyses  qui  en  ont  été  faites  par  M.  Saladin  et 
par  M.  Henry  offrent,  quant  aux  carbonates  dissous,  une  diffé- 
rence assez  considérable,  qui  peut  s'expliquer  par  cette  circon- 
stance, qui  se  représente  très-souvent,  que  M.  Saladin  a  opéré  sur 
de  l'eau  prise  à  la  source,  et  Henry  sur  de  Teau  transportée  à 
Paris.  Yoici  les  deux  analyses 


Saladin. 
gram. 


0.  Henry. 


Acide  carbonique  libre 2,534    plus  d'un  litre. 


Carbonate  de  chaux 0,065 

—  de  magnésie a 

—  de  soude :.  0,075 

Sulfate  de  soude »     j 

—  de  chaux »     j 

Chlorure  de  sodium 0,085 

—  de  magnésium » 

Silicate  de  chaux »     | 

—  d'alumine »     j 

Silice 0,028 

Oxyde  de  fer 0,145 

Matière  organique » 

0,398 


0,020 
0,018 
0,010 

0,030 

0,070 

» 
0,020 

0,168" 
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On  trouve  dans  la  même  commune  de  Theneuille,  à  i  kilomè- 
tre de  Saint-Pardonx,  une  autre  source,  dite  source  de  la  Trol- 
hère,  qui  surgit  au  milieu  d'un  pré  dont  le  sol  est  tourbeux. 
Cette  eau  est  encore  plus  chargée  d'acide  carbonique  que  la  pré- 
cédente; mais,  indépendamment  des  bulles  de  cet  acide,  qui  s'é- 
lèvent incessamment  du  fond  du  réservoir,  on  en  voit  d'autres,  du 
volume  d'un  œuf,  qui  viennent  crever  à  la  surface,  en  répandant 
une  odeur  de  sulûde  hydrique.  Celte  qualité  sulfureuse  de  l'eau 
est  suffisamment  expliquée  par  l'action  du  sol  tourbeux  sur  les 
sulfates  de  l'eau  minérale;  et  le  dégagement  du  sulfide  hydrique, 
par  l'action  de  l'acide  carbonique  sur  les  sulfures  formés.  Cetle 
eau  sert  également  au  traitement  des  malades  de  Bourbon-l'Ar- 
chambault.  Elle  contient,  d'après  l'analyse  de  M.  Henry  : 

Acide  carbonique  libre ....       \  ^^S^ 

gram. 

Carbonale  de  chaux )  n  a^k 

—  de  magnésie.. ..  )  ' 

—  de  soude 0,017 

Sulfale  de  chaux I  ^  ^.^ 


—      de  soude 

Chlorure  de  sodium 

—  de  magnésium . . . 
Silicate  de  chaux 

—  d'alumine 

Oxyde  de  fer  crénalé 0,020 


0,040 
0,060 


1,180 


Saint-Sauveur  (Hautes-Pyrénées,  France),  village  dans  la  vallée 
de  Lavédan,  élevé  de  770  mètres  au-dessus  du  niveau  de  la  mer,  à 
4  kilomètres  de  Baréges  et  à  un  kilomètre  de  Luz.  Le  gave  de 
Gavarnie  coule  au  bas  de  la  terrasse  des  bains,  mais  à  80  mètres 
au-dessous.  On  y  trouve  cinq  sources.  Voici  d'après  M.  Filhol 
l'analyse  de  deux  d'entre  elles  : 


Eau  :  1  litre. 

Sulfure  de  sodium  . . . 
Chlorure  de  sodium. . 

Sulfale  de  soude 

Silicate  de  soude 

—  de  chaux 

—  de  magnésie.. 

—  d'alumine 

Matière  organique 

Acide  borique  et  iode. 


Source 

Source 

de 

de 

Saiut-Sauveur. 

Hontalade. 

gram. 

gram. 

0.0218 

0,0199 

0,0695 

0,0780 

0,0400 

0,0430 

0,0704 

0,0701 

0,0062 

0,0034 

0,0031 

0,0028 

0,0070 

0,0a60 

0,0220 

0,0310 

(races. 

traces. 

0,2o00 


0,2562 


Sedlitz  (Bohême),  village  près  duquel  Hoffmann  découvrit,  en 
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4724,  une  source  d'eau  purgative  qui  est  encore  exportée  dans 
toute  l'Europe,  bien  que  Tcau  de  Pnllna,  qui  est  tirée  de  la 
même  contrée,  lui  ait  enlevé  une  partie  de  sa  renommée.  Elle  a 
servi  pendant  longtemps  à  l'extraction  du  sulfate  de  magnésie, 
qui  en  avait  pris  le  nom  de  sel  de  Sedlùz,  L'analyse  de  l'eau  de 
Sedlitz  faite  par  M.  Steinmann,  a  donné  pour  iûOO  parties  : 

SeU  anhydres.    Sels  cristallisés. 

Acide  carbonique 0,45  » 

Sulfale  de  magnésie 10,36  20,81 

Chlorhydrate  de  magnésie 0,138 

Sulfate  de  soude 2,27  5,13 

—  de  potasse 0,57 

—  de  chaux 0,53 

Carbonate  de  chaux 0,70 

—  de  magnésie 0,02(5 

—  de  slrontiane 0,008 

Carbonate  de  fer \ 

—  de  manganèse |        0,007 

Alumine  et  silice ) 

15,050 

On  cite  une  analyse  de  Bouillon-Lagrange,  qui  présente,  pour 
ICOO  grammes  d'eau,  32  grammes  de  sulfate  de  magnésie.  En 
supposant  qu'il  s'agisse  de  sulfate  cristallisé,  la  dose  est  encore 
plus  forte  que  celle  indiquée  par  M.  Steinmann.  Celle-ci  paraît 
mériter  plus  de  conGance. 

Seidschutz  ou  Saidschitz  (Bohème),  bourg  voisin  de  Sedlitz, 
et  dont  les  eaux  sont  tellement  analogues  à  celles  de  ce  dernier 
endroit  que  Frédéric  HoCfmann  leur  accordait  une  seule  et  même 
origine.  Bergmann  en  a  fait  une  analyse  qui  s'est  trouvée  confir- 
mée, quant  aux  sels  principaux,  par  celle  de  M.  Steinmann  ;  car 
celui-ci  en  a  extrait  un  grand  nombre  d'autres  principes  que  le 
célèbre  chimiste  suédois  ne  pouvait  pas  y  soupçonner.  Il  parait 
qu'il  n'existe  pas  moins  de  vingt-quatre  sources  ou  vingt-quatre 
puits  d'eau  saline  à  Seidschutz  ;  mais  il  n'y  en  a  que  deux  qui  ser- 
vent à  l'exportation.  Le  produit  des  autres  est  employé  pour 
Texlraclion  du  sulfate  de  magnésie. 

Eau,  1000  parties  pondérales.  Puits  principal.    Puits  de  Kosc. 

Acide  carbonique 0,430  0,3SC 

Air  atmosphérique 0,0137         0,037 

sels  desséchés,  sels  desséchés. 

Sulfate  de  magnésie 10,251  i0,55 

Nilrale  de  magnésie 2,535  i,03 

Chlorhydrate  de  magnésie 0,308  0,173 

Carbonate  de  magnésie 0,i43  0,161 

A  reporter i3,237  11,914 
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self  dessécbéi.  sels  desséchés. 

Report i3,237  11,914 

Sulfate  de  potasse 2,986  1,82 

—  de  soude 3,530  2,88 

—  de  chaux 0,257  0,t02 

Carbonate  de  chaux 0,630  0,53 

—  destrontiane 0,0035  0,003 

—  defer 0,015  \ 

—  de  manganèse 0,004  r  ^ 

Sous-phosphate  d'alumine 0,002  (        ^'^^^ 

SUice 0,008  / 

Alumine 0,051  0,055 


im 


20,7235         17,325 

Selten,  Seltz,  ou  Selsters  (duché  de  Nassau),  village  situé  sur 
la  Lahn,  à  22  kilomètres  de  Francfort.  Il  est  célèbre  par  ses  eaux 
gazeuses,  dont  il  se  fait  un  grand  débit  dans  toute  TEurope.  L'a- 
nalyse en  a  été  faite  par  Bergmann,  qui  en  a  retiré  par  litre  : 

lit. 

Acide  carbonique 0,50  à  0,60 

gram. 

Carbonate  de  chaux 0,40 1 3 

—  de  mognésie 0,6970 

—  de  soude  cristallisé..  0,5665 
Chlorure  de  sodium 2,5850 

4,2i98 

Suivant  les  observations  de  M.  J.  Murray,  dont  nous  avons  déjà 
plusieurs  fois  fait  mention,  il  est  permis  de  douter  que  l'eau  de 
Seltz  contienne  réellement  une  aussi  grande  quantité  de  carbo- 
nate de  chaux  et  de  magnésie,  puisque  ces  sels  insolubles  peuvent 
être  le  résultat  d'une  double  décomposition  opérée  pendant  la 
concentration  de  Teau,  entre  des  quantités  correspondantes  de 
bicarbonate  de  soude  et  de  chlorhydrates  de  chaux  et  de  magné- 
sie. {Nota,  Le  carbonate  de  soude  est  nécessairement  à  l'état  de 
bicarbonate  dans  Teau  de  Seltz,  et  n'a  été  obtenu  à  l'état  de 
simple  carbonate,  de  même  que  ceux  insolubles  qui  se  sont  pré- 
cipités, que  par  l'action  du  calorique.)  Ainsi  les  0«%40i3  de  car- 
bonate de  chaux  peuvent  être  produits  par  la  décomposition  de 
08%6699  de  bicarbonate  de  soude,  et  de  0»'8729  de  chlorhydrate 
de  chaux,  tous  deux  cristallisés;  et  les  0^,697  d'hydrocarbonate 
de  magnésie  le  sont  par  la  décomposition  de  iK',4043  de  chlor- 
hydrate de  magnésie  et  de  i>%2724  de  bicarbonate  de  soude. 
Ajoutant  à  ces  deux  quantités  de  bicarbonate  de  soude,  celle  qui 
répond  au  carbonate  cristallisé  obtenu  par  l'analyse  (9«%3334),  et 
retranchant;  au  contraire,  du  chlorure  de  sodium,  celui  qui  est 
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résulté  de  la  décomposition  des  deux  chlorhydrates  terreux 
(1»%3529),  on  arrive  à  un  ordre  de  combinaisons  qui  représente 
probablement  mieux  la  véritable  composition  de  l'eau  de  Seltz, 
et  que  voici  : 

Eau  de  Seltz \  \u. 

Acide  carbonique,  toujours 0,50  à  0,60 

gratn. 

Bicarbonate  de  soude  cristallisé 2,2758 

Chlorure  de  sodium t  ,232 1 

Chlorhydrate  de  magnésie  cristallisé. . .  i  ,4043 

—  de  chaux  cristallisé  ......*  0,8729 

5,785i 

L'exactitude  de  l'analyse  de  Bergmann  n'a  pu  que  se  trouver 
conûrmée  par  celles  qui  ont  été  faite% depuis.  Cependant,  comme 
celles-ci  font  mention  de  quelques  principes  nouvellement  décou- 
verts, je  rapporterai  celles  faites  par  BischoCf  et  0.  Henry. 

Eau,  1000  grammes.  Bischoff.  0.  Henry. 

gram.  gram. 

Acide  carbonique  libre indéterminé.      2,749 

.Bicarbonate  de  soude  anhydre i  ,029  0,999 

—  de  chaux 0,46i  0,551 

—  de  magnésie. 0,418  0,209 

—  de  strontiane »  traces. 

—  de  protoxyde  de  fer...  0,027  0,0;10 
Chlorure  de  sodium 2,796  2,040 

—       de  potassium »  0,001 

Bromure  alcalin »  traces. 

Sulfate  de  soude  anhydre 0,043  1 ,  i  50 

Phosphate  de  soude 0,040  0,040 

SilicQ  et  alumine 0,048  0,050 

Matière  organique »  traces. 

'4,871  4,070 

Selters  (Moravie),  ville  qui  produit  une  eau  salée. 

Seltz  (Alsace,  Allemagne),  bourg  qui  produit  une  eau  miné- 
rale, et  qui  a  été  indiqué  à  tort,  par  quelques  auteurs,  comme 
étant  celui  qui  fournit  l'eau  de  Seltz  du  commerce. 

SouLTz-sous-FORÊTS  (Alsacc,  Allemagne),  source  salée  exploitée. 

Soultz-les-Bains  (Alsace),  à  22  kilomètres  de  Strasbourg,  ar- 
rondissement de  Strasbourg;  établissement  de  bains. 

SouLTZ  (Alsace),  près  Guebwiller,  à  24  kilomètres  de  Colmar. 

SouLTZBACH  (Alsace),  petite  ville,  à  13  kilomètres  sud-ouest  de 
Colmar,  qui  possède  plusieurs  sources  d'eaux  minérales  froides  et 
acidulés,  dont  deux  surtout  sont  usitées  en  boisson  et  pour  les  bains* 
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SouLTZMAcn  OU  SuLZMATT  (Alsace),  à  19  kilomètres  de  Colmar, 
eaux  minérales  exploitées. 

Spa  (Belgique).  —  Bourg  à  26  kilomètres  de  Liège.  On  y  observe 
six  fontaines  d'eaux  ferrugineuses  froides  très-renommées  :  la  pre- 
mière est  lePouhoriy  située  dans  le  village  même;  la  seconde  est 
la  Géronstère,  placée  dans  une  forêt  au  midi  de  Spa  ;  les  autres, 
plus  nouvellement  connues,  en  sont  plus  ou  moins  éloignées. 
C'est  encore  à  Bergmann  qu'on  doit  l'analyse  des  eaux  de  Spa. 
Ce  chimiste  y  a  trouvé,  par  litre  : 

lit. 

Acide  carbonique 0,45 

g^am. 

Carbonate  de  fer 0,077 

—  de  chaux 0,201 

—  de  magnésie .. .  0,480 

—  ë#  soude 0,201 

Chlorure  de  sodium 0,027 

0,980 

Plusieurs  chimistes  ont  analysé  plus  récemment  les  eaux  de 
Spa,  et  particulièrement  celle  produite  par  la  source  du  Pouhoo. 
Je  ne  citerai  que  les  deux  suivants  : 

EaU;  1  kilogramme.  E.-G.  Jopes.     Monhciro. 

litres.  litres. 

Acide  carbonique 1,134  0,86 

gram.  gram. 

Carbonate  de  fer 0,0888  0,095 

—  de  chaux 0.1143  0,081 

—  de  magnésie...  0,0207  0,034 

—  de  soude 0,0259  0,098 

Sulfale  de  soude 0,011'»  » 

Chlorure  de  sodium 0,oi  30  0,022. 

Alumine 0.0034  0,003 

Silice 0,0259  0,030 

0,3035        0,36J 

Tarascon  (Ariége,  France).  —  Petite  ville  à  7  kilomètres  au  sud 
de  Foix.  On  y  trouve,  à  une  petite  distance,  au  nord-ouest,  la 
fontaine  de  Sainte-Quêterie,  nommée  aussi  Fon  faine  rouge,  à  cause 
de  l'abondant  dépôt  ocracé  qui  la  tapisse.  L'eau  en  a  été  analysée 
par  M.  Magnes,  de  Toulouse,  qui  en  a  retiré  de  l'acide  carbonique 
libre,  du  sulfale  de  chaux,  du  carbonate  de  fer,  du  sulfate  et  du 
chlorhydrate  de  magnésie,  du  chlorure  de  sodium,  de  la  silice  et 
une  matière  grasse  résineuse  (4).  M.  Filhol  a  retiré  du  dépôt 
ocracé  des  traces  d'arsenic  et  de  manganèse. 

(1)  Jour»,  de  pharm,,  t.  IV,  p.  385. 
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TcBPUTZ  (Bohême),  pelile  ville  renommée  par  les  nombreuses 
sources  thermales  qui  l'entourent,  et  qui  depuis  plus  de  mille 
ans  servent  à  alimenter  des  établissements  de  bains. 

L'analyse  de  la  source  Hauptquelle  a  donné  à  M.  Ficinus  : 

gram. 

Carbonate  de  soude 2,844 

—  delithine 0,0i8 

—  de  manganèse 0,084 

—  de  fer 0,039 

—  de  magnésie 0,057 

—  de  chaux 0,344 

—  de  slronlione 0,020 

Sulfate  de  potasse 0,459 

Chlorure  de  sodium 0,458 

—       de  potassium 0,i10 

lodure  de  sodium 0,060 

Phosphate  d'alumine 0,023 

Silice 0.33C 

Acide  crénique  et  matière  organique.  0,095 

Perte 0,002 

4,943 

ToN6RES(Belgique),ville  à  cinq  lieues  de  Maestricht.A  un  quart 
de  lieue  de  la  ville,  on  trouve  deux  sources  d*eaux  ferrugineuses, 
dans  lesquelles  M.  Payssé  a  constaté  la  présence  des  carbonates 
de  fer  et  de  magnésie. 

Uriage  (Isère,  France),  village  à  deux  lieues  de  Grenoble.  On  y 
trouve  une  source  ferrugineuse  et  une  source  sulfureuse  secon- 
daire tout  à  fait  analogue,  pour  sa  composition,  à  l'eau  d'En- 
ghien,  près  Paris.  Cette  eau,  n'étant  qu'à  une  température  de  22 
à  25  degrés  centigrades,  on  la  fait  chauffer  pour  l'employer  en 
bains;  elle  a  été  analysée  par  M.  Y.  Gerdy,  qui  en  a  retiré  : 

Eau,  1  litre, 
gram. 

Carbonate  de  chaux )  ^  « am  .  /v 

-       de  magnésie j  ^'^^^^^ 

Sulfate  de  chaux i  ,80454 

—  de  magnésie 2,56665 

—  de  soude 2,299il 

Chlorure  de  sodium 7,23617 

lodure  de  calcium 0,00038 

Arsenic quant,  indét. 

Acide  sulfhydrique  libre 0,01 597 

Adde  'carbonique  ! ..'.  !  !  !  '.  !  '.  '.  '.  j  q"^"^'  ^^àéi. 

14,12792 

(l)  Ann»  Mm.,  t.  XXXYI,  p.  161. 

GuiBouar,  Drogues,  ?•  «Ull,  T.  f.  ^  S 7 
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;  UssAT  (Ariégc,  France),  petite  ville  à  une  demi-lieue  de  Taras- 
con  et  à  trois  lieues  d'Aix;  elle  est  renommée  pourses  bains,  creu- 
sés dans  le  sol  môme  d'une  des  montagnes  qui  forment  la  gorge 
étroite  oh  coule  l'Ariége  ;  Teau  s'élève  continuellement  du  sol  qui 
constitue  le  fond  des  cuves  et  les  remplit.  Cette  eau  est  limpide, 
inodore,  peu  sapide,  onctueuse  au  toucher,  et  d'une  température 
qui  varie,  suivant  les  cuves,  de  34  à  37  degrés  centigrades.  Elle 
dégage  aussi  de  temps  en  temps  quelques  bulles  de  gaz  acide 
carbonique.  Suivant  l'analyse  de  M.  Filhol,  cette  eau  contient 
par  litre  : 

cent,  cubes. 

Acide  carbonique \ 6,57 

Azote 20,38 

Oxygène ^,0o 

3a,0u 

çrftin. 

Carbonate  de  chaux 0,6995 

—  de  soude 0,038« 

—  de  magnésie (races. 

—  de  Ter » 

Sulfate  de  magnésie 0,1791 

—  de  soude 0,0383 

—  de  potasse 0,0200 

—  de  chaux 0,1920 

Chlorure  de  magnésium 0,0420 

Matière  organique  et  perle 0,0471 

i,276t 

Les  eaux  d'Ussat  portent  aussi  le  nom  d'eaux  d'A?*nolat^  com- 
mune sur  le  territoire  de  laquelle  elles  sont  en  partie  situées.  On 
les  appelle  encore  eaux  de  Tarascon,  à  cause  de  leur  proximité 
de  cette  ville;  mais  il  vaut  mieux  appliquer  ce  dernier  nom  aux 
eaux  ferrugineuses  de  Sainte-Quôterie,  qui  en  sont  encore  plus 
rapprochées. 

Vals  (Ardèche,  France),  bourg  à  biut  lieues  ouest-sud-ouest  de 
Privas  et  à  trois  quarts  de  lieue  de  la  petite  ville  d'Aubenas.  On  y 
trouve  quatre  sources  d'une  eau  gazeuse,  alcaline  et  ferrugineuse, 
la  plus  riche  de  toutes  les  eaux  de  France  en  carbonate  de  soude,  à 
tel  point  que  l'extraction  de  ce  sel  serait  une  exploitation  très- 
profitable,  si  l'eau  était  plus  abondante.  L'eau  de  la  source  prin- 
cipale, nommée  la  Ala7*quise,  a  été  analysée  par  Berthier,  qui  en  a 
retiré,  par  litre  : 

.     Sels  anhydres.  Sels  cristallisés, 
grain.  gram. 

Bicarbonate  de  soude........        7,154  9,701 

Sulfate  de  soude 0,053  0,120 

A  repwter 7,207  9,821 
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SeU  anhydres.  Sclscristallisé«. 
gram.  gram . 

Report 7,207  9,821 

Chlorure  de  sodium 0,160  0,060 

Carbonate  de  chaux 0,iS0  0,180 

—  rie  magnésio 0,!25  0,125 

Silice (»,H6  0,116 

Oxyde  de  fer 0,0li)  (»,0I5 

7,803  10,  H7 

En  1845,  on  a  découvert  à  Vais  une  nouvelle  source,  dite  la 
Chloé^  de  môme  nature  que  les  précédentes,  mais  plus  complète- 
ment saturée  d'acide  carbonique,  et  ne  contenant  que  5«%289 
de  bicarbonate  de  soude  sec  par  litre  d'eau.  Elle  est  beaucoup 
plus  abondante  que  les  anciennes  sources,  et  produit  88,160  litres 
en  vingt-quatre  heures.  Elle  se  rapprocbe.beaucoup,  par  sa  com- 
position, des  eaux  de  Bussang  et  de  Vichy.  Depuis,  de  nouvelles 
sources  {la  Juliette  y  Saint- Jean,  la  Capricieuse,  la  Désirée^  la  Rigo- 
lette)  ont  été  trouvées  dans  la  môme  station.  Elles  ont,  d'après  les 
analyses  de  M.  Bouis  (t),  une  composition  analogue  aux  précé- 
dentes. 

Vernet  (Pyrénées-Orientales,  France),  village  situé  au  pied  dii 
mont  Canigou.  On  y  observe  onze  sources  d'une  eau  sulfureuse 
thermale,  semblable  aux  autres  eaux  sulfureuses  des  Pyrénées,  et 
d'une  température  de  iS'^jO.  Klle  contient,  d'après  Anglada,  pour 
un  litre  : 

gram. 

Suiniydrale  de  sonde '. . .  0,0593 

Carbonate  de  soude 0,0571 

Sulfate  de  soude 0,0291 

Chlorure  de  sodium 0,0121 

Silice 0,0496 

Sulfate  de  chaux 0,0037 

Carbonaie  de  chaux 0,0008 

—        de  magnésie traces. 

Glairine 0,O0P0 

Perte 0,005 1 

0,2258 

Vic-suR-CÈRE,  Vic-en-Carladez  (Cantal,  France),  gros  bourg 
sur  la  Gère,  au  pied  du  Cantal,  à  seize  lieues  au  sud  deClernaonl. 
On  y  trouve  quatre  sources  d'une  eau  acidulé,  alcaline  et  saléç, 
qui  présente  la  plus  grande  analogie  de  composition  avec  l'eau 
de  Seitz,  sauf  qu'elle  contient  à  peu  près  deux  fois  autant  de 

(I)  Bouis,  Bull,  de  VAcaih  de  médecine^  Paris,  18C;-C4,  tomo  XXIX,  p.  liM. 
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Carbonate  alcalin.  Yoici  les, résultats  de  l'analyse  qui  en  a  été 
faite  par  Soubeyran,  en  1857  : 

cent,  cubes. 

Acide  carbonique  libre 766 

Air  atmosphérique 18,4 

gram. 

Bicarbonate  de  soude 1 ,860 

—  de  potasse 0,004 

—  de  chaux 0,668 

—  de  magnésie 0,601 

—  de  fer 0,OoO 

Sulfate  de  soude o 0,865 

Chlorure  de  sodium l  ,237 

Arséniate  de  soude traces. 

Silicate  de  soude 0,i60 

Phosphate  de  soude. 0,060 

Iode,  brome traces. 

Silice  et  alumine 0,054 

5,559 

Vic-LE-CoMTE  (Puy-de-Dôme,  France),  petite  ville  à  cinq  lieues 
de  Clermont.  On  trouve  auprès  deux  sources  d'une  eau  gazeuse, 
saline  et  froide. 

On  connaît  en  France  un  grand  nombre  d'autres  lieux  du  nom 
de  Vie  {vicus,  village). 

ViG-EN-LoRRAiNE  (Lorraine),  auprès  duqeul  on  a  découvert,  il 
y  a  plusieurs  années,  une  mine  de  sel  gemme. 

Vichy  (Allier,  France),  vicus  caltdus^  petite  ville  sur  la  rive 
droite  de  l'Allier,  à  quinze  lieues  deMoulins  età  six  de  Gannat.  Ses 
eaux  thermales,  qui  comptent  parmi  les  plus  renommées  de  l'Eu- 
rope, sont  fournies  par  plusieurs  sources  distinctes,  et  diffèrent 
beaucoup  entre  elles  en  volume  et  en  température  ;  mais  chacune 
d'elles  conserve  toujours  une  température  et  un  volume  cons- 
tants. La  température  des  quatre  sources  principales,  observées, 
le  30  juin  1820,  par  Berlhier  etPuvis,  s'est  trouvée  : 

Grande-Grille 38%o 

Puils  Chomel 40°,0 

Puits  Carré 4o%0 

Source  de  THCpilal 33«,0 

Les  eaux  de  ces  diverses  sources  jaillissent  en  bouillonnant  dans 
les  puits  qui  les  renferment,  et  en  entraînant  avec  elles  un  volume 
plus  ou  moins  considérable  d'acide  carbonique.  Celle  qui,  en 
proportion  de  sa  masse,  en  fournit  le  plus,  est  la  source  de  la 
Grande-Grille,  qui  en  dégage  de  28  à  30  mètres  cubes  en  vingt- 
quatre  heures,  c'est-à-dire  un  volume  presque  double  de  celui  de 
l'eau,  sans  compter  celui  qui  reste  en  dissolution.  Dans  les  temps 
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(Forage  le  dégagement  est  plus  considérable^  et  cet  effet,  qu'un  phy- 
sicien célèbre  a  révoqué  en  doute,  paraît  cependant  facile  à  ex- 
pliquer par  la  diminution  dépression  atmosphérique  qui  accom» 
pagne  ordinairement  les  temps  orageux.  Du  reste,  les  eaux  n'ont 
pas  d'odeur  bien  marquée,  et  leur  saveur,  sensiblement  alcaline, 
n'a  pourtant  rien  de  désagréable. 

L'eau  de  chacune  des  sources  a  donné,  à  l'analyse,  des  résul- 
tats si  peu  différents  les  uns  des  autres  qu'il  est  permis  de  croire 
que  leur  composition  est  identique. 

Nous  indiquerons,  d'après  M.  Bouquet,  la  composition  de  trois 
d'entre  elles  : 


Acide  carbonique  libre  dissous 

Bicarbonate  de  soude 

—  dépotasse 

—  demagnésic 

—  de  strontianc 

—  de  chaux 

—  de  proloxyde  de  fer. . . 

—  de  protoxyde  de  manganèse. 

Sulfate  de  soude 

Phosphate  de  soude 

Arséoiate  de  soude 

Borate  de  soude 

Chlorure  de  sodium 

Silice 

Matière  organique  bitumineuse 


GrandMïrille. 

L'Hôpital. 

CélMt'ms. 

graoï. 

grain. 

gram. 

0,908 

0,067 

1,049 

4,883 

5,029 

5,103 

0,352 

0,440 

0,315 

0,303 

6,200 

0,328 

0,003 

0,005 

0,005 

0,434 

0,570 

0,462 

0,004 

0,004 

0,004 

traces. 

traces. 

traces. 

0,'29 1 

0,291 

0,291 

0,130 

0,016 

0,091 

0,002 

0,002 

0,002 

traces. 

traces. 

traces. 

0,534 

0,518 

0,534 

0,070 

0,050 

0,060 

traces. 

traces. 

traces. 

7,914       13,222        8,244 


II  existe  des  eaux  plus  chargées  de  carbonate  de  soude  (celles 
de  Vais,  par  exemple)  ;  mais  l'abondante  production  de  celles  de 
Yichy,  qui,  pour  les  sept  principales  sources  seulement,  ne  s'élève 
pas  ta  moins  de  259  mètres  cubes  par  vingt-quatre  heures,  ou  de 
94,535,000  kilogrammes  par  année,  fait  sortir  de  terre,  dans  le 
môme  espace  de  temps,  440,000  kilogrammes  de  sels,  dont  une 
faible  partie  seulement  se  trouve  employée  pour  le  service  sani- 
taire. Aussi  a-t-on  pensé  à  procéder  à  son  extraction,  et  l'utilise- 
t-on  pour  la  préparation  de  pastilles,  et  pour  la  boisson  et  les 
bains  artificiels  dits  de  Yichy. 

WiESBADEN  (Prusse),  ville  à  deux  lieues  de  Hayence,  dont  les  eaux 
sont  très-fréquentées,  comme  la  plupart  de  celles  qui  avoisinent 
le  Rhin.  Près  de  l'édifice  thermal  jaillissent  vingt-neuf  sources, 
dont  deux  sont  froides.  Les  eaux  thermales  sont  à  68®  centigrades; 
elles  sont  très-abondantes,  dégagent  une  grande  quantité  d'acide 
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carbonique  et  déposent  à  l'air  un  limon  ocracé.  Elles  contiennent 
pour  un  litre  d'eau  : 

Kochbrunaeo.  Faulbninnen  (1). 

gram.  gram. 

Chlorure  de  sodium 6,83563  3,4058 

—  de  potassium O,i4o80  0,0900 

—  delilhium 0,00018  indéterminé. 

—  d'ammoniqm 0,01672  0,0138 

—  de  calcium 0,47099  0,2913 

—  de  magnésium 0,20391  0,i063 

Bromure  de  magnésium 0,00355  traces. 

lodure  de  magnésium vestiges,  indélerminé. 

Sulfate  de  chaux 0,0îl022  0,1081 

Acide  silicique 0,05992  0,0542 

Carbonate  de  chaux. 0,41804  0,2305 

—  de  magnésie 0,01039  0,0081 

—  de  baryte. j  ^^^^^^^  indéterminé 

—  de  slrontiane \ 

—  ferreux... 0,00565  0,0008 

—  de  cuivre traces.  » 

—  manganeux 0,00059 1 

Phosphate  de  chaux 0,00039  >  traces. 

Silicate  d'alumine 0,0005 1  l 

Fluorure  de  calcium.  —  Sel  nitralé »  trac.  douf. 

Matière  organique faîb.  trac.  » 

Acide  carbonique  libre 0,31653  0,8550 

Acide  carbonique  combiné  avec  les  car-  \ 

bonates  simples  pour  former  des  bicar-  [  0,19169  » 

bonates ) 

Azote 0,00200  » 

Acide  sulfhydrlquc trnco?. 

8,77273  6,1699 

(1)  La  première  analyse  est  de  M.  Fresénius,  la  seconde  de  M.  Philippi. 
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